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Métaux  qui  ne  sont  point  réductibles  à l’aide  du  charbon , et 
dont  les  oxides  constituent  les  terres  et  les  alcalis. 


I"  FAMILLE.  ZIRCONIUM. 

ESPÈCE  UNIQUE.  ZIRCOlf. 
(Zircone  silicatée.) 


Cette  espèce,  à laquelle  M.  Berzélius  donne  pour  signe 

chimique  ZrSi , se  partage  naturellement  en  2 sous-espèces 
très  distinctes  : le  jargon  et  Y hyacinthe. 

62g.  1"  sous-espèce.  Jargon. 

Caractères  essentiels.  Sa  cristallisation  dérive  d’un  octaèdre 
très  obtus  à base  carrée.  On  ne  le  trouve  que  cristallisé  ou 
en  grains  anguleux  qui  sont  des  fragmens  de  cristaux.  Les 
formes  dominantes  sont:  i°.  l’octaèdre  primitif  à base  carrée  ; 
20.  un  prisme  droit  à base  carrée  terminé  par  deux  pointemens; 
Tome  II.  1 
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ou  plutôt  c’est  un  seul  pointement  qui  termine  deux  prismes 
différais,  c’est-à-dire  qui  repose  sur  les  faces  du  premier  et 
sur  les  arêtes  du  second.  Il  arrive  souvent  qu’un  de  ces 
prismes  est  tellement  court,  que  le  cristal  paraît  être  un  dodé- 
caèdre rhombo'idal,  mais  toujours  imparfait,  puisqu’il  est  pro- 
duit par  le  rapprochement  de  ces  deux  pointemens. 

Les  cristaux  sont  petits,  le  plus  souvent  isolés  dans  des 
sables  ou  empâtés  et  terminés  en  tous  sens.  Leur  cassure  est 
concho'ide  ; l’éclat  est  très  vif,  adamantin,  un  peu  résineux. 
Le  jargon  est  rarement  diaphane  ; sa  réfraction  est  double,  très 
forte.  Il  raie  le  quarz,  mais  difficilement.  Sa  couleur  est  or- 
dinairement le  rouge  brun,  rarement  le  vert  et  le  blanc.  Il 
paraît  même  que  les  blancs  sont  des  cristaux  qui  ont  été  chauf- 
fés. Il  est  infusible  au  chalumeau. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  4>7* 

630.  Gisement.  On  en  a trouvé  en  Norwège  dans  unesiénite  ; 
aux  États-Unis,  au  Groenland;  dans  un  granité  du  Forêt;  mais 
on  le  trouve  plus  souvent  dans  les  sables  volcaniques.  Il  existe 
aussi  dan3  les  produits  de  volcans  éteints  près  Montpellier. 

63 1 . 2' sous— espèce.  Hyacinthe. 

Caractères  essentiel s.  La  couleur  dominante  est  le  roiige 
ponceau  ou  orangé.  La  texture  est  lamelleuse.  La  forme 
dominante  est  un  prisme  à 4 pans  terminé  par  une  pyramide 
à 4 faces  rhombo'idales  qui  correspondent  aux  arêtes  du 
prisme.  La  réfraction  est  simple. 

63 1 bis.  Gisement.  On  les  trouve  ordinairement  dans  des 
terrains  meubles,  près  des  terrains  pyrogènes;  elles  paraissent 
cependant,  comme  les  jargons,  appartenir  aux  terrains  pri- 
mitifs. 

632.  Usages.  On  emploie  les  hyacinthes,  comme  le  zircon  ou 
jargon , pour  obtenir  la  zircone.  Mais  comme  ces  pierres  sont 
souvent  mélangées  avec  des  corindons , il  faut  auparavant  les 
chauffer  daus  un  creuset  pour  séparer  celles  qui  n’auraient  pas 

t r 
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blanchi  etqui  seraient  des  corindons.  On  fait  rougitde  ntiuveau 
pendant  une  heure  une  partie  de  zircon  en  poudre  fl  rte  y avec 
deux  parties  de  potasse  à l’alcool,  dans  un  creuset  d’argent  ; on 
delaie  la  masse  dans  l’eau  distillée,  on  la  lave,  on  la  filtre. 

Le  résidu  resté  sur  le  filtre  est  composé  de  silice,  de  zircone 
et  d’oxide  de  fer  ; on  le  traite  par  l’acide  hydrochlorique 
qui  dissout  le  tout  ; excepté  la  silice. On  filtre  la  nouvelle  li- 
queur, on  y verse  de  l’ammoniaque  qui  précipite  la  zircone  et 
l’oxide  de  fer  à l’état  d’hydrates;  on  les  lave  bien,  etonsépate  Çî 
celui-ci  par  l’acide  oxalique  ; il  se  forme  un  oxalate  de 
lubie  et  un  oxalate  de  zircone  insoluble;  on  réitère  les  lavages,  T ‘ s 
et  on  obtient  par  la  calcination  la  zircone  parfaitement  pure. 

(Dubois  et  Silveira.  ) * 

Les  jargons  et  les  hyacinthes  sont  peu  estimés  des/bijou- 
tiers, de  sorte  qu’ils  ont  étendu  ce  nom  A différentes  pierres 
gemmes  de  qualité  ^inférieure  qui  no  sont  ni  jargons  ni  hya- 
cinthes. • 

IIe  FAMILLE.  ALUMINIUM. 

Cette  famille  comprend  vingt  espèctes. 

; ■ .;  , -h.  ■;  ; * * 

ESPÈCE.  COMIMVOX. 

(Aluminium  oxidé.) 

633.  Caractères  essentiels*.  Le  corindon  est  de  l’alumine 
pure  II  est  formé  de  i atome  d’alüminium  et  de  3 atomes 

d’oxigène.  Sa  formule  est  donc  Al. 

Son  système  cristallin  dérive  d’un  rhomboèdre  obtus  de 
86°  4’  et  g3°  56'. 

M.  Haüy  avait  d’abord  fait  deux  divisions  dans  les  co- 
rihdons,  la  théfésie  et  le  spath  adamantin  • mais  comme 
on  a observé  qu’il  existait  aussi  dans  les  thélésies  un  clivage 
rhomboïdal,  et  que  l’analyse  chimique  est  d’ailleurs  exacte- 
ment la  même,  il  les  a réunis  dans  la  seconde  édition  de  son 
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*'  Traité  de  Minéralogie.  Nous  diviserons  cette  espèce  en  deux 
J sous-espèces , qui  sont  le  corindon  cristallisé  (comprenant  la 
thélésie  et  le  spath  adamantin),  et  le  corindon  granulaire , qui 
n’est  autre  chose  que  l’émeri. 

; • 634-  ire  sous-espèce.  Corindon  cristallisé. 

En  cristaux  isolés  dans  des  sables  ou  empâtés  dans  des 
roches,  jamais  en  dvuzes.  Les  formes  dominantes  sont  : i°.  le 
**  rprisme  hexaèdre  régulier  ; a°.  plusieurs  dodécaèdres  triangu- 
laires isocèles  tous  aigus,  et  souvent  même  très  aigus;  3°.  on 
■^observe  aussi , mais  rarement,  le  rhomboèdre  primitif  et  un 
* rhomboèdre  tronqué.  Le  prisme  hexaèdre  est  quelquefois 
tronqué  sur  trois  angles  en  alternant,  et  les  trois  faces  pro- 
duites par  ces  troncatures  sont  celles  du  rhomboèdre  primitif; 
d’autres  fois  ce  même  prisme  est  tronqué  sur  trois  angles  et 
sur  toutes  les  arêtes.  Les  cristaux  prismatiques  sont  toujours 
plus  nets  que  les  autres,  mais  en  généra^,  malgré  la  dureté 
dont  ils  jouissent,  ils  se  présentent  très  fréquemment  avec  les 
arêtes  et  les  angles  tellement  émoussés  qu’on  peut  à peine  y 
reconnaître  des  formes  régulières.  Souvent  aussi  dans  les  cris- 
* taux  qui  sont  pyramides  , les  faces  des  pyramides  sont  recou- 
vertes de  stries  ou  sillons  transversaux  plus  ou  moins  sensibles, 
qui  leur  donnent  un  aspect  fusiforme  et  cylindroïdre.  On  ob- 
serve dans  le  corindon  des  indices  d’un  clivage  triple  ou  d’un 
clivage  perpendiculaire  au  prisme,  mais  quelquefois  on  ne  peut 
l’observer. 

Sa  transparence  varie  beaucoup,  sa  réfraction  est  double.  Il 
raie  tous  les  minéraux , excepté  le  diamant  et  peut-être  la  cymo- 
phane  et  le  spinelle  : quelques-uns  cependant,  qui  viennent  du 
Piémont,  se  laissent  rayer  par  l’acier.  Les  couleurs,  très  nom- 
breuses, varient  suivant  le  gisement.  Les  variétésqui  ontdescou- 
leurs  sales  sont  seulement  translucides  sur  les  bords.  Il  est  infu- 
sible au  chalumeau,  et  donne  un  bleu  sombre  avec  le  nitrate  de 
cobalt.  ...  t 
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Sa  pesanteur  spécifique  est  souvent  de  4- 

Ses  principales  variétés  sont  : 

Le  corindon  limpide,  ou  saphir  d’eau  ; 

Le  corindon  rubis , qui  est  le  minéral  le  plus  estimé  après  le 
diamant;  - f Jèfo' 

Le  corindon  vermeil ; 

Le  corindon  saphir,  qui  est  le  plus  estimé  après  le  rubis  ; 

Le  corindon  topaze  est  aussi  très  estimé  des  bijoutiers; (ainsi 
que  le  saphir , cette  gemme  perd  sa  couleur  au  feu,  et  devient 
semblable  au  diamant  ; 

Le  corindon  améthyste  ; , 

Le  corindon  girasot; 

Le  corindon  chatoyant  ; 

Le  corindon  astérie,  variété  très  remarquable , en  ce  qu’étant 
taillée  en  cabochon,  elle  présente,  dans  une  direction  perpen- 
diculaire à l’axe,  des  reflets  argentés  qui  se  divisent  en  une  e'toilç 
à six  rayons  qui  suit  les  mouvemeus  de  la  pierre  ; 

Le  corindon  jaunâtre ; 

L e cori ndbn  gris  / 

Le  corindon  noirâtre  qui  vient  de  la  Chine , et  qui , comme 
tous  tes  précédens , appartient  aux  terrains  primitifs. 

635.  Gisement.  Le  corindon  adamantin  paraît  -former  une 
partie  constituante  accidentelle  des  roches  primitives  : on  le 
trouve  en  cristaux  disséminés  dans  des  roches  granitoïdes  » 
composées  de  quarz , de  mica , de  felspÆth , de  grenat,  etc.  On 
le  trouve  ainsi  dans  différentes  parties  de  l’Asie.  Dans  l'Inde,  il 
est  accompagné  d’amphibole,  d’épidote,  de  zircon  jargon,  de  fer 
oxidulé , de  chlorite  et  des  minéraux  nommés  par  M.  de  Bonr- 
non  fibrolilee t indianite.  On  le  trouve  encore  en  Chine  et  au 
Thibet  dans  un  granité  à felspath  rougeâtrcet  à mica  argentin  ; 
en  Piémont,  disséminé  dans  un  micaschiste,  et  dans  le  fer  oxi- 
dulé de  Gellivara  en  Laponie. 

Le  corindon  thélésie  se  trouve  daiw  deux  sortes  de  gisemens 
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. différais  : j°.  dans  des  roches  anciennes,  comme  la  variété  pré- 


' ' çéidente  ; c’est  ainsi  qu’on  le  rencontre  en  cristaux  empâtés 
dans  la  dolomie  du  Saint-Gotliard;  20.  plus  fréquemment  dans 


x des  sables  qui  proviennent  sans  doute  de  la  décomposition  de 
roches  primitives;  ces  sables  renferment  en  outre  plusieurs 
minéraux  particuliers  et  surtout  des  zircons  (hyacinthes  et  jar- 
gons), des  topazes,  des  spinelles,  duquarz  et  du  fer  titane  : tels 

* sont  les  sables  de  plusieurs  rivières  de  l’Inde  (royaumes  de 
Pégu  etd’Ava),  de  l’île  de  Ceylan , et  ceux  de  quelques  ruis- 
seaux (Expailly,  Puy  en  Yelay  ).  On  en  rencontre  dans  le  voi- 
sinage de  terrains  volcanisés. 

636.  Usages.  Les  cristaux  transparens  sont  rarement 
gros.  Ceux  qui  sont  opaques  ont  quelquefois  la  grosseur  du 
poing.  Les  premiers  sont  employés  comme  pierres  gemmes 
pour  faire  des  bijoux  (ce  sont  les  tbélésies),  les  autres  sont 
peu  employés  ; on  se  sert  de  leur  poudre  pour  polir’  les  pierres 
fines. 

637.  2*  sous-espèce.  Corindon  granulaire  (émeri). 

Se  trouve  en  masses  souvent  mêlées  avec  d’autres  miné- 
raux. La  cassure  est  unie  en  grand  ; il  est  difficile  à casser,  sans 
éclat  et  sans  transparence.  Ces  masses  raient  le  quarz , elles  sont 
d’un  gris  cendré,  ou  bleuâtres.  L’émeri  est  toujours  mélangé 
de  minerai  de  fer,  dont  les.  quantités  sont  très  variables.  Il  est 

. infusible  au  chalumeau. 

♦ 

638.  Gisement.  11  paraît  se  trouver  dans  des  terrains  pri- 
mitifs. On  le  rencontre  en  Saxe,  disséminé  dans  une  roche 
talqueuse.  Il  vient  principalement  des  îles  orientales,  et  parti- 
culièrement de  celle  de  Naxos.  On  le  trouve  en  morceaux  rou- 
lés qui  contiennent  souvent  du  mica , du  talc , du  fer  oxidulé 
en  grains  distincts,  et  quelquefois  des  petits  cristaux  prisma- 
tiques de  corindon  thélésie  bleu. 

63cj.  Usages.  Il  est  employé  pour  polir  les  pierres  dures,  les 
métaux.  On  obtient  l’ciqpi  de  différentes  grosseurs  en  le  dé- 
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layant  dans  l’eau,  et  decantant  cette  eau  après  un  temps  plus 
ou  moins  long. 

. 2e  ESPÈCE.  tTEBSTERlTE. 

{Alumine spus-sulfalée  hydratée .) 

640.  Caractères  essentiels.  Cette  substance,  encore  fort  rare, 
se  présente  sous  forme  de  masses  spongieuses  d’un  blanc  mat. 
Elle  est  tendre,  douce  au  toucher,  se  laissant  aisément  racler 
par  le  couteau,  happant  à la  langue,  insipide  et  insoluble; 
elle  ressemble  beaucoup  à la  craie,  mais  est  soluble  dans  l’acide 
nitrique  sans  effervescence.  Mise  dans  l’eau , el^  s’imbibe 
d’une  quantité  de  ce  liquide , égale  à environ  ~ de  son  poids. 
Elle, présente  dans  sa  poussière  lavée  des  cristaux  prismatiques 
assez  nets. 

Elle  pèse  1,66. 

Sa  composition  = AÏS  -+-9  Aq. 

On  en  distingue  trois  variétés,  suivant  les  lieux  où  elle  so 
trouve. 

La  websterite  de  Hall.  Elle  est  en  nodules  concrétionnés , 
disséminés  dans  un  terrain  d’argile.  On  la  trouve  en  Saxe.  On 
l’appelait  autrefois  argile  native. 

La  websterite  de  New-Haven , trouvée  auprès  de  New-Haven 
en  Angleterre.  Elle  est  en  masses  blanches , traversées  par  des 
lignes  rougeâtres  qui  sont  du  gypse  et  de  l’argile  ferrugineuse. 
Elle  est  quelquefois  pulvérulente. 

La  websterite  de  Bernon,  près  d’Épernay  en  France.  Elle  est 
d’un  blanc  mat,  accompagnée  de  gypse  et  d’argile  limoneuse. 
Elle  ne  renferme  que  39  pour  cent  d’eau. 


Digitized  by  Google 


8- 


ÉLÉMENS 


3*  ESPÈCE.  AL.VU1BE  TRJ-SU  LFATES. 

V 

64o  bis.  Caractères  essentiels.  Substance  blanchâtre,  soluble 
dans  l’eau , se  trouvant  tantôt  en  petites  masses  mamelonnées 
à fibres  divergentes  du  centre  à la  circonférence , tantôt  en 
petites  masses  fibreuses , à fibres  entrelacées,  contournées.  Sa 
solution  donne  un  précipité  gélatineux  d’alumine  par  l’ammo- 
niaque, 

> ^ ' \ 

Sa  composition  ■=  ’ÂIS3  -f-  i8Aq. 

640  ter.  Gisement.  Cette  espèce , fort  rare  dans  la  nature,  a été 
trouvée  par  M.  Boussingault  dans  des  schistes  noirs  de  transi- 
tion des  Andes  de  Colombia.  Elle  paraît  particulière  à d’autres 
schistes  argileux  de  l’Amérique  méridionale  , car  M.  de  Huiri- 
boldt  l’a  observée  dans  ceux  de  la  péninsule  d’Araya,  près  de 
* Cumana.  Elle  existe  encore  dans  d’autres  localités  analogues. 
Dans  ces  divers  pays  on  la  ramasse  ; et  après  l’avoir  dissoute , 
on  évapore  la  dissolution  jusqu’à  ce  qu’elle  soit  assez  concen- 
trée pour  se  prendre  en  masse  par  le  refroidissement.  La  ma- 
tière ainsi  obtenue  se  rencontre  dans  le  commerce  sous  forme 
de  calottes  sphériques,  qui  ressemblent  assez  aux  pains  de 
camphre  ; sa  texture  est  celle  du  sel  ammoniac.  Elle  n’attire 
pas  l’humidité  de  l’air,  elle  s’effleurit  seulement  à l’extérieur. 
Dans  le  pays,  on  la  nomme  alumbre  (alun),  et  on  l'emploie 
aux  mêmes  usages  que  ce  sel. 

. I 

4'  ESPÈCE.  JVAVBLLITB. 

{Alumine  phosphatée  hydratée.  Devonite  ; lasionite ; 

hydrargilite.  ) ' » 

64»  • Caractères  essentiels.  Se  présente  généralement  en  pe- 
tites masses  comme  concrétionnées , sphéroïdales , composées 
d’aiguilles  radiées , ayant  un  éclat  vif  et  nacré , et  une  couleur 
grise  j est  un  peu  plüs  dure  que  le  quarz  ; ne  fond  pas  au 
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chalumeau , mais  devient  blanche  et  friable  ; dans  le  matras  , 
dégage  une  eau  dont  les  dernières  gouttes  sont  acides , ont  une 
consistance  gélatineuse  en  raison  de  la  silice  qu’elles  contien- 
nent, et  colorent  en  jaune  le  papier  de  Fernambouc. 

Sa  densité  est  de  2,22. 

. v . • 

Composition.  = ADP3-!-  i2Âq. 

Gisement.  On  la  trouve  en  Angleterre,  en  Islande , en  Bo- 
hême, en  Bavière  et  dans  l’Amérique. 

V 5*  ESPÈCE.  TVRQUOJSB. 

■J 

( Alumine  phosphatée  hydratée  impure.  Calaïte ; agaphite.) 

642.  Caractères  essentiels.  La  turquoise,  dite  de  la  vieille 
roche,  est  une  substance  d’un  bleu  clair  ou  verdâtre,  compacte 
ou  terreuse , rayant  le  verre  et  même  le  quarz , inaltérable  par 
les  acides.  Sa  densité  est  de  2,4- 

Composition.  M.  Berzélius  regarde  cette  substance  comme 
un  phosphate  d’alumine  ferro-cùprifere.  Dans  son  Essai  du 
chalumeau , le  même  auteur  considère  cette  substance  comme 
un  mélange  de  phosphate  d’alumine , de  phosphate  de  chaux 
et  de  silice , coloré  en  vert  ou  bleu  verdâtre  par  du  carbonate 
et  de  l’hydrate  de  cuivre. 

On  donne  encore , dans  le  commerce , lé  nom  de  turquoises 
à des  os  fossiles  pénétrés  de  phosphate  de  fer  (56o). 

Cette  substance  vient  de  Nichabour,  dans  le  Khorasan 
( Perse  ). 

6*  ESPÈCE.  AMBLIGONITE. 

( Alumine  et  lithine  sous-phosphatées.  ) 

i • , «. 

. 643.  Caractères  esscntj*;ls.  Substance  verdâtre;  cassure  vi- 
treuse’;, peut  se  cliver^n^mme  de  1060  10'  et  73°  5o'. 

Pesanteur  spécifique  d?  9. 

" ( 
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Composition.  = Lâ  P -f-  Al<P3.  Contient  un  peu  cl  acide  fluo- 
rique. 

Indiquée  à Scliursdorf  en  Saxe. 

7*  ESPÈCE.  TOPAZE. 


( Alumine  Jluo~silicalée.  Pjrophjsaliie;  pychnite.) 

644.  Caractères  essentiels.  Sa  cristallisation  se  rapporte  à 
un  prisme  rhomboïdal,  dont  l’angle  est  de  1 24°  22'.  Les  cris- 
taux de  pychnite  offrant  d’ailleurs  la  même  forme  que  ceux 
de  la  topaze,  ont  été  rangés  avec  cette  dernière  espèce. 

La  topaze  se  trouve  tpujours  à l’état  cristallin  ou  roulée.  Sa 
forme  dominante  est  tantôt  un  prisme  rhomboïdal  dont  les  deux 
arêtes  aiguës  sont  remplacées  par  un  biseau , tantôt  un  prisme 
à 6 faces  symétriques.  Les  cristaux  sont  assez  souvent  terminés 
par  un  pointement  à 4 faces , qui  repose  sur  les  faces  latérales 
du  prisme  de  124°  22'.  L’angle  des  troncatures  est  deg3°.  Dans 
d’autres  cas , il  y a un  biseau  obtus  qui  termine  le  prismë.  Il 
arrive  aussi  que  ce  biseau  se  combine  avec  les  4 faces  du  poin- 
tement , et  produit  une  espèce  de  pointement  à 6 faces.  Le 
biseau  offre  aussi  quelquefois  trois  petites  facettes  sur  les  arêtes. 
On  trouve  encore  ce  prisme  tronqué  sur  les  arêtes  de  sa  base. 
Les  cristaux  sont  souvent  prismatoïdes  ; les  faces  latérales  du 
prisme  sont  fréquemment  striées  en  longueur.  On  a trouvé  en 
Suède  des  cristaux  que  l’on  avait  nommés  pjrop hjrsalite , qui 
ont  jusqu’à  6 pouces  de  diamètre. 

La  cassure  est  éclatante;  on  trouve  des  variétés  diaphanes , 
translucides.  Elle  raie  le  quarz.  Sa  couleur  est  le  plus  souvent 
jaune,  tantôt  pâle,  tantôt  brunâtre  ou  verdâtre;  elle  passe  à 
l’orangé  et  au  rouge  cerise  ; ces\d entières  sont  très  rares , mais 
on  se  les  procure<.artificiëllêmcpt  en  chauffant  ceHfcs •'  quf.softt 
brunes.' On  les  connaît  alors  sous  lè'nom  de  topazcsTWdlées. 
11  y a aussi  des  variétés  verdàtresvHvl^ltüâlfcs.  Les  topazes 
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sont  électriques  par  la  chaleur,  infusibles  au  chalumeau , et  de 
peu  de  valeur  relativement  aux  autres  gemmes.  Les  variétés 
rouges  sont  les  plus  estimées. 

La  pesanteur  spécifique  est  de3,6,  de  même  que  la  pychnite. 
Composition  On  observe  une  légère  différence  dans  la  com- 
position des  topazes  et  des  pychnites.  Les  premières  sont  for- 
mées de  6 atomes  de  silicate  d’alumine , et  de  i atome  de  sous- 

fluate  d’alumine  = 6AlSi  -J-Al'FJ,  et  les  secondes  de  6 atomes 
de  silicate  d’alumine , et  de  i atome  de  fluate  de  la  même  base 

= 6’ÀlSi + AHË*. 

645 . Gisement.  On  trouve  les  topazes  dans  les  terrains  primi- 
tifs. Elles  existent  dans  les  granités  graphiques,  empâtées  avec  du 
felspath.  En  Saxe,  elles  forment  des  veines  granuliformes  dans 
certaines  roches.  On  les  rencontre  assez  fréquemment  dans  les 
filons  d’étain.  La  variété  pycünite  se  t^uve  en  Saxe  en  longs 
cristaux  fendillés,  empâtés  dans  un  schiste  micacé.  Il  en  vient 
beaucoup  du  Brésil;  ou  en  a trouvé  en  Suède  en  gros  cristaux 

dans  du  quarz.  Celles  de  la  Nouvelle— Hollande  sont  incolores. 

• ' * * 

8*  ESPÈCE.  COLLYBJTS. 

(. Alumine  silicatée  hydratée.  Kollyrile.) 

646.  Caractères  essentiels.  Substance  opaline  d’un  éclat  vi- 
treux et  résineux , se  décomposant  un  peu  à l’air,  et  donnant 
de  l’eau  par  la  calcination. 

Composition.  = Â1  Si  — f-  1 8Acj. 

Gisement.  Se  trouve  dans  la  mine  d’Étienne,  à Schemnitz, 
en  Hongrie,  dans  un  grès  et  à Weissenfels  en  Thuringue. 

9'  ESPÈCE.  HJLLJLOYS1TE. 

\ 

( Alumine  silicatée  hydratée.) 

647-  Caractères  essentiels.  Substance  compacte  d’un  blanc  pur 
ou  légèrement  nuancé  de  bleu  grisâtre,  translucide  sur  les  bords; 
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à cassure  conchoïde  cireuse.  Elle  happe  fortement  à la  langue,  se 
laisse  rayer  par  l’ongle;  mise  dans  l’eau,  elle  devient  transparente 
cômme  l’hydrophane  ; il  s’en  dégage  de  l’air,  et  son  poids  aug- 
mente d’environ  un  cinquième.  Elle  donne  de  l’eau  par  la  cal- 
cination , acquiert  de  la  dureté,  et  devient  d'un  blanc  de  lait. 

Composition.  = sÂl  Si*-f- Al  Aq6. 

647  bis.  Gisement.  Cette  substance,  décrite  et  analysée  par 
M.  Berthier,  a été  découverte  par  M.  Omalius  d’Halloy,  à An- 
gleure,  près  Liège.  Elle  se  trouve  en  rognons  ou  tubercules 
quelquefois  plus  gros  que  le  poing,  dans  un  de  ces  amas  de  mi- 
nerais de  fer,  de  zinc  et  de  plomb , qui  remplissent  les  cavités 
du  calcaire  de  transition  du  nord , et  qui  sont  surtout  si  com- 
muns dans  les  provinces  de  Liège  et  de  Namur. 

Usages.  Selon  M.  Berthier,  on  pourrait,  si  cette  substance 
était  plus  abondante,  l’employer  avec  avantage  pour  la  fabri- 
cation de  l’alun. 

10f  ESPÈCE.  VISITE. 

( Alumine  silicatée.  ) 

647  ter.  Caractères  essentiels.  La  cristallisation  paraît  se  rap- 
porter à un  prisme  hexagonal  régulier.  On  la  trouve  eu  cris- 
taux qui  sont  toujours  empâtés;  on  y observe  le  prisme  hexa- 
gonal , le  même  tronqué  sur  les  arêtes , et  offrant  par  consé- 
quent 12  faces  ; il  est  rarement  tronqué  sur  sa  base.  On  y 
observe  aussi  le  prisme  quadrangulaire  portant  un  biseau  sur 
ses  arêtes  ; ce  n’est  autre  chose  que  le  prisme  hexagonal  dont 
plusieurs  troncatures  ont  pris  assez  d’accroissement  pour  faire 
disparaître  presque  entièrement  les  faces  du  prisme.  On  trouve 
une  cassure  un  peu  luisante , un  clivage  en  général  très  facile 
parallèlement  à la  base.  Le  luisant  paraît  être  du  à des  pail-. 
lettes  de  mica  extrêmement  fines.  Sa  couleur  est  le  gris  brun 
le  verdâtre  ou  le  rougeâtre.  Exposée  au  chalumeau,  elle  ne 
fqpd  pas  entièrement,  mais  se  couvre  de  petites  bulles.  Il  y 
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a ccpendaut  des  variétés  ferrugineuses  qui  fondent  plus  faci- 
lement. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,9. 

Composition.  On  devrait  peut-être  faire  deux  espèces  dis- 
tinctes des  pinites  trouvées  en  Saxe  et  en  Auvergne.  Quoique 
toutes  deux  soient  des  silicates  d’alumine , la  proportion 
de  leurs  élémens  est  différente.  La  formule  de  celle  d’Auvergne 

?=  Al  Si’,  mélangé  d’une  plus  ou  moins  grande  quantité  d’hy- 
drate d’alumine  et  d’hydroxide  de  fer.  La  formule  de  celle  de 

Saxe  = Al*Si. 

648.  Gisement.  La  pinite  de  Saxe , à laquelle  il  faut  rap- 
porter celles  du  mont  Saint-Michel  en  Cornouailles,  de  la  vallée 
de  Chamouni,  de  Saint -Honorine  près  Falaise  (Calvados), 
de  Yir  et  des  environs  du  Mans , de  Limoges  , du  Con- 
necticut et  de  Lancaster,  dans  le  Massachuset  (États-Unis 
d’Amérique  ) , appartiennent  aux  terrains  cristallisés  gva- 
nitoïdes  les  plus  anciens.  La  pinite  d’ Auvergne,  que  l’on  a 
observée  aussi  dans  quelques  autres  lieux , appartient  à des 
terrains  granito'ides  voisins  de  la  formation  des  porphyres 
pyrogènes.  Les  localités  d’Auvergne  où  elle  se  présente  dissé- 
séminée  sont  Pontgibaud,  Saint-Avit,  Saint-Pardoux , Mauzat, 
sur  la  route  de  Clermont  à Menât. 

Il*  ESPÈCE.  DlSrnÈHB. 

• * * * 

{Alumine  silicalée.  Çyanile;  sappare ; rhætisite  du  Tjrrol ; 
kjanile ; schorl  bleu.) 

649.  Caractères  essentiels.  Les  cristaux  se  rapportent  à un 
prisme  obliquangle  à base  oblique  reposant  sur  une  face. 
L’incidence  de  sa  base  sur  le  pan  rectangulaire  est  de  io6°6',  et 
celle  des  pans  l’un  sur  l’autre  de  io2°5o'  et  77°5o'.  Se  trouve 
le  plus  souvent  en  masses  composées  de  cristaux  aplati^et  ac- 


Digitized  by  Google 


i4  ( ÉLÉMENS 

% 

colés,  toujours  placés  parallèlement  aux  feuillets  de  roches 
schisteuses.  Les  formes  dominantes  sont  : ce  prisme  portant  des 
troncatures  sur  les  arêtes;  d’autres  présentent  un  biseau.  Les 
cristaux  sont  en  général  aplatis,  c’est-ù-dire  que  deux  des 
faces  du  prisme  sont  beaucoup  plus  grandes  que  les  deux 
autres,  et  ces  deux  faces  sont  très  éclatantes,  tandis  que  les 
autres  le  sont  très  peu.  Il  y a un  clivage  très  facile  parallèle- 
ment à l’axe  du  prisme.  Les  cristaux  sont  électriques  par  frot- 
tement. On  obtient  l’électricité  vitrée;  mais  dans  quelques 
cas  cependant  on  a obtenu  aussi  l’électricité  résineuse  : de  là  le 
nom  de  disthène  (deux  forces).  On  l’a  nommé  aussi  ryanile, 
à cause  de  sa  couleur  qui  est  le  bleu  pur,  rarement  blanchâtre 
ou  rougeâtre.  Cette  dernière  couleur  s’v  manifeste  par  la  cal- 
cination. Il  raie  le  verre,  est  infusible  au  chalumeau. 

Sa  pesanteur  spécifique  est.  de  3, 5i. 

1 • • #•  r { » . 

Composition.  = AlaSi. 

65o.  Gisement.  On  ne  l’a  encore  trouvé  que  disséminé  dans 
les  terrains  primitifs,  accompagné  de  quarz,  de  grenat,  de 
mica,  de  tourmaline,  etc.  Il  existe  au  Saint-Gothard  avec  de 
la  staurotide  dans  des  roches  talqueuses  ; on  trouve  même  des 
cristaux  de  staurotide  accolés  à ceux  de  disthène.  On  en  trouve 
quelques  variétés  tout-à-fait  blanches.  Il  existe  dans  toute  la 
chaîne  des  Alpes,  dans  l’Inde,  les  deux  Amériques,  etc.  Comme 
il  est  infusible,  on  Ta  employé  pour  soutenir  des  objets  à 
exposer  au  chalumeau.  On  les  y colle  avec  un  peu  de  gomme 


arabique. 

. e v • 

’ * 

• A' 

Ift®  ESPÈCE.  FAHLOMTE. 

# 

( Alumine  silicatée.  Triclasile.) 

65 1.  Caractères  essentiels.  Substance  ordinairement  d’uii 
brun  rougeâtre,  rayant  le  verre;  donne  de  l’eau  par  la  cal- 
cination; blanchit  aü  chalumeau,  et  se  fond  sur  les  bords  eh 
un  vecre  blanc  et  bulleux.  Cassure  légèrement  cireuse.  Sa  forme 
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primitive  est  un  prisme  rhomboïdal  oblique  de  io9°3o'  et 
70°  3o'  ? - 

II  pèse  2,6. 

Composition,  dtz  AlSi-f-  3Aq. 

Gisement.  Elle  a été  trouvée  à Fablun  en  Suède , dans  un 
talc  scliistoide. 

i3e  espèce.  ctmothahe. 

( Alumine  silicalée  et  glucine  aluminalèe.  Chrjsobtril ; 
chrysolite.  ) 

652.  Caractères  essentiels.  Substance  vitreuse,  d’un  jaune 
verdâtre,  rayant  fortement  le  quarz  ; à cassure  transversale 
conchoïde,  tantôt  inégale  et  presque  sans  éclat,  tantôt  légère- 
ment vitreuse;  ayant  une  réfraction  double;  infusible.  Sa 
forme  primitive  est  un  prisme  droit  rectangulaire. 

Sa  densité  est  de  3 , 796. 

Composition.  — Al'Si  + zGAl4? 

652  bis.  Gwernem. Ce  minéral  se  trouve  en  cristaux  épars  ou  en 
morceaux  arrondis  dans  les  terrains  de  transport  et  d’ail uvion, 
au  Pégu,  au  Brésil,  dans  l’ile  de  Ceylan.  A lladdam,  dans  le 
Connecticut  (États-Unis  d’Amérique),  il  fait  partie  d’une  roche 
granitoïde  composée  de  felspatb  ; de  qiîarz , de  talc  et  de 
grenat.  . • 

l4e  ESPÈCE.  ST  AU  ROTI  DE. 

I-  ■ r ■ - 

(Alumine  et  fer  silicatds . Pierre  de  croix ; croàelle ; granalite; 
:,i  Sçhorl  cruciforme, .)s  . 

653.  Caractères  essentiels.  Sa  cristallisation  dérive  d’un 

■ ; ; * *t.  . , \ 

prisme  rhomboïdal  droit  de  1290  20'  et  5o°  4o’;  ne  se  trouve 
que  cristallisée  en  prisme  rhomboïdal  , ou  plus  souvent 
hexagonal  symétrique,  ce  qui  n’est  autre  chose  que  le  prisme 
rhomboïdal  tronqué  sur  ses  arêtes  aiguës.  O11  voit  aussi 
une  troncature  sur  les  angles  obtus  de  la  base  du  prisme. 
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Les  cristaux  sont  ordinairement  groupés  et  croisés  à angles 
droits  ou  sous  des  angles  de  60  et  1 20°.  Dans  ceux  qui  sont 
croisés  à angles  droits , les  deux  arêtes  obtuses  viennent 
se  couper.  Les  cristaux  atteignent  rarement  un  pouce  et  demi 
de  longueur  ; ils  sont  empâtés  dans  des  roches  schisteuses  pa- 
rallèlement à leurs  feuillets  ; leur  surface  est  lisse  ; le  croise- 
ment a quelquefois  lieu  sur  trois  prismes.  On  observe  deux  in- 
dices de  lames  peu  marqués  ; la  cassure  est  par  conséquent 
indistinctement  lamelleuse.  Dans  les  cristaux  du  mont  Saint- 
Gothard,  on  observe  une  cassure  horizontale  très  plane,  qui 
paraît  être  plutôt  une  articulation  qu’un  clivage.  Il  y a or- 
dinairement peu  d’éclat  ; les  cristaux  sont  opaques  ou  un  peu 
translucides  ; la  couleur  est  le  brun  noirâtre  très  foncé  à l’in- 
térieur. Cette  substance  est  dure;  elle  raie  faiblement  le 
quarz  ; elle  est  infusible  au  chalumeau  ; se  fritte  à sa  surface. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,3. 

Composition  — 6 Al'Si  -4-  FesSi. 

654.  Gisement  La  staurotide  se  trouve  empâtée  dans  des 
schistes  micacés  du  gneis.  On  la  trouve  au  Saint— Gothard,  em- 
pâtée dans  un  schiste  micacé  avec  le  disthène.  Elle  existe 
aussi  dans  le  département  du  Yar,  dans  les  Pyrénées,  en  Ir- 
lande, enTyrol,  dans  le  Valais,  en  Transylvanie,  en  Es- 
pagne , en  Amérique. 

, l5e  ESPÈCE.  CARPHOL1TX.  • 

' *.  , * ; f \ « 

( Alumine  manganéso-silicatée.  ) 

A . . . 

655.  Caractères  essentiels.  Structure  fibreuse , couleur 
jaunâtre  ; donne  de  l’eau  par  la  calcination  ; pèse  2,g3. 

Composition  = > Si3*-f-  Al  Si  -f-  gAq. 

Fe3  ) 

Indiquée  dans  le  granité  à Schlakenwald  en  Bohême. 
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l6e  ESPÈCE.  ÈPIDOTE. 

{Alumine,  chaux  ou  bi-oxide  quelconque  silicatés.  Zoïzite ; 
thallite;  pistazite;  arendalile ; akanticone;  skorza;  delphi- 
nite;  sanalpite.)  • , . 

656.  Caractères  essentiels.  Cette  substance , dont  la  cris- 
tallisation , assez  irrégulière , se  rapporte  à un  prisme  rhom- 
boïdal  de  65°  3o'  et  xi4°  3o',  dont  les  déux^ôtés  sont  iné- 
gaux , se  trouve  cristallisée  ou  en  masses  cristallines , rare- 
ment compacte,  et  quelquefois  arénacée.  Elle  offre  pour  formes 
dominantes  deux  prismes  rhombo'idaux  ; mais  comme  les  arêtes 
nesont  pas  semblables  dans  ces  prismes,  il  en  résulte  que  les  mo- 
difications qui  s’y  font  sentir  sont  également  différentes.  Les 
lames  se  croisent  toujours  suivant  une  ligne  parallèle  à la  diago- 
nale, ce  qui  donne  à ces  cristaux  un  aspect  de  travers.  La  base 
des  prismes  est  droite;  on  observe  un  prisme  tronqué  sur  deux 
arêtes , terminé  par  .un  biseau  à deux  faces , reposant  sur  ses 
troncatures.  Il  y a aussi  des  cristaux  qui  sont  terminés  par 
une  seule  face  horizontale , de  sorte  que  l’on  dirait  que  les 
masses  ont  été  usées.  Il  en  existe  d’autres  prismatoïdes  très 
aplatis , d’autres  aciculaires  très  fins.  En  général , ces  cris- 
taux sont  allongés,  accolés  latéralement  et  peu  divergens;  ils 
Sont  très  cassans.  La  cassure  est  lamelleuse  dans  deux  direc- 
tions : celle  qui  a lieu  parallèlement  aux  faces  des  prismes  est 
assez  nette;  l’autre  l’est  beaucoup  moins.  La  cassure  est  aussi 
conchoide  dans  les  variétés  transparentes,  esqjui lieuse  dans 
les  variétés  opaques.  • 

L’éclat  est  vitreux , vif.  La  couleur  dominante  est  le  vert 
foncé,  noirâtre,  pistache,  offrant  toujours  une  teinte  jaune, 
surtout  dans  la  variété  akanticone.  IL  y a aussi  des  variétés 
blanchâtres  et  rosées  {zoizile)  ; elles  viennent  des  Pyrénées  et 
des  Alpes.  Cette  substance  raie  facilement  le  verre  ; elle  est 
rayée  par  le  quarz.  Elle  est  fusible  en  une  scorie  brune  qui , 
Tome  II.  a 
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chauffée  pendant  quelque  temps,  perd  la  faculté  de  se  fortdre. 
Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,5  à 3,8. 

.Composition.  L’épidote  est  composé  d’un  silicate  d’alu- 
mine toujours  constant , et  d’un  silicate  de  chaux  ou  de  fer. 
C’est  d’après  cette  variation  de  composition  que  plusieurs 
auteurs  l’ont  divisé  en  plusieurs  sous -espèces , caractérisées 
surtout  par  leur  'formule  de  composition.  C’est  ainsi  que 
M.  Beudant  le  partage  en  deux  sous- espèces. 

i.  Zoizite  ou  épidotc  calcaire , dont  la  formule  = 4ÀlSi 


-f-  Ca3  Si”. 

2.  Thallite  ou  épidotc  calcaréo-ferntgincux , dont  la  for- 


mule = ( 4AlS  -{-  Ca:i  Si*  ) -f-  ( 4 AlSi -f-  Fe3 Si'4). 


658.  Caractères  d’élimination.  On  distingue  l’épidote  de 
Y amphibole  aclinole  en  ce  que  celui-ci  fond  en  un  émail 
grisâtre;  delà  tourmaline,  en  ce  que  celle-ci  est  pyro-élec- 
trique ; du  béril  aigue-marine , en  ce  que  cette  dernière  se 
fond  très  difficilement  au  chalumeau  et  donne  un  verre  blanc. 


Enfin,  l’épidote  en  cristaux  déliés  diffère  de  Y asbeste  raide 
par  sa  poussière,  qui  est  très  rude.  " 


65g.  Gisement.  L’épidote  est  assez  abondamment  répandu  ; 
il  appartient  généralement  aux  terrains  de  transition  cristal- 
lisés, et  même  aux  terrains  primitifs.  Il  ne  forme  pas  de  ro- 
ches à lui  seul,  n’entre  dans  la  composition  d’aucune  d’elles 
comme  principe  constant , mais  existe  seulement  comme  prin- 
cipe accidentel  dans  quelques-unes  : tels  sont  le  granité  et  le 
gneis  en  Saxe,  en  Hongrie,  en  Nonvège,  en  Suisse,  etc.  ; la 
dioritc  de  l’Isère  et  du  Tyrol;  le  granité  alpin  du  Dauphiné, 
de  toute  la  chaîne  des  Alpes,  des  Pyrénées,  etc.  ; la  chlo- 
rite  scliistoïde  du  département  de  l’Isère,  et  dans  l’éclogitc. 
On  trouve  aussi  l’épidote  dans  les  mines  de  fer  d’Arendal  en 
Norwège,  et  dans  celles  d’argent  de  Konsberg  en  Saxe.  Le 
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quarz  et  la  chaux  carbonatée-  sont  les  gangues  les  plus  ordi- 
naires de  cette  espèce. 

: x 

if  ESPECE.  GRENAT. 

( Alumine  ou  peroxide  de  fer  silicaté  avec  chaux , magnésie , 
manganèse,  etc.,  silicatés.  Almandine ; aplôme y topazo- 
lithe;  sttccmile;  allochroite ; essonitej  rhot affile;  ramanza- 
■wite ; colophonite;  mêlanite ; pyrénèile ; pyrope.  ) 


660.  On  a décrit  plusieurs  fois,  sous  le  nom  de  grenat,  des 
substances  minérales  particulières;  mais,  en  éliminant  ces 
minéraux , l’espèce  grenat  renferme  encore  un  grand  nombre 
de  sous-espèees  dont  M.  Berzélius  a fait  beaucoup  d’espèces 
différentes,  à la  vérité,  dans  leur  composition,  et  que  par 
cela  même  il  a réparties  dans  les  différens  genres  de  sa  méthode. 
On  considère  comme  grenats  des  minéraux  dont  la  composi- 
tion chimique  = 2 atomes  de  silicate  d’alumine  ou  de  per- 
oxide de  fer,  avec  1 atome  d’un  silicate  d’un  bi-oxide  quel- 
conque , comme  la  chaux , la  magnésie , le  manganèse , etc. 

On  peut  exprimer  cette  formule  par  2Ü Si  -f- R Si®,  le  signe 
R signifiant  radical.  (Trolle  - Wachtmeister.  ) Comme  dans 
les  minéraux , en  général , les  oxides  qui  contiennent  le  même 
nombre  d’atomes  d’oxigène  peuvent  se  substituer  les  uns  aux 
autres  sans  changer  la  forme  cristalline , dans  le  grenat , l’oxide 
d’aluminium  peut  être  remplacé  par  le  tritoxidc  de  fer,  qui, 
comme  lui , contient  3 atomes  d’oxigène  ; et  la  chaux , dans 
la  même  espèce,  peut  être  remplacée  par  la  magnésie  et  l’oxide 
de  manganèse,  qui , comme  elle,  contiennent  2 atomes  d’oxi- 
gène. 

661 . Caractères  essentiels.  Le  grenat  cristallise  en  dodé- 
caèdre rhomboïdalc t en  trapézoedre,  qui  n’est  autre  chose  que 
ce  dodécaèdre  dont  les  arêtes  sont  tronquées.  Le  trapézoèdre 
lui-même  est  Aussi  quelquefois  tronqué  sur  ses  arêtes.  Le  gre- 
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nat  se  trouve  le  plus  souvent  en  cristaux  ou  en  grains  cristal- 
lins, qui  sont  des  cristaux  arrondis.  Ils  sont  assez  petits;  quel- 
quefois cependant  ils  sont  très  volumineux.  En  général , ils 
sont  assez  égaux  dans  leurs  dimensions  ; quelques-uns  pour- 
tant sont  un  peu  allongés  dans  le  sens  du  prisme  liexagonal. 
La  cassure  est  conclio'kle  ; celle  des  masses  granuleuses  est 
inégale.  Ils  sont  difficiles  à casser,  de  même  que  les  roches 
dans  lesquelles  ils  sont  disséminés.  L’éclat , faible  à l’exté- 
rieur, est  assez  vif  à l’intérieur.  Il  y a une  variété  qui  donne  des 
reflets  étoilés  à quatre  rayons  ( grenat  astérie).  Le  grenat  n’est 
que  translucide,  rarement  diaphane.  La  couleur  est  presque 
toujours  le  rouge  foncé  ou  noirâtre , ou  le  rouge  de  sang , ra- 
rement le  verdâtre,  le  jaunâtre  et  le  violet.  On  n’en  a jamais 
trouvé  de  blanc  ni  de  bUu  ; les  teintes  que  l’on  y observe 
sont  toujours  très  foncées.  Il  raie  le  quarz,  est  rayé  parla 
topaze.  Il  fond  au  chalumeau  en  un  émail  noir. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,5  à 4,3. 

662.  Caractères  d'élimination.  Les  substances  aveclesquelles 
on  pourrait  confondre  le  grenat  sont  le  zircon,  le  rubis,  Yamphi- 
g'ene  et  Y i doc  rase.  On  le  distingue  des  trois  premiers  par  leur-, 
fusibilité,  et  de  Yidocrase,  en  ce  que  cette  dernière  substance 
donne , par  la  fusion , un  verre  brillant , tandis  que  le  grenat 
donne  un  verre  terne. 

663.  M.  Berzélius  partage  les  grenats  en  six  sous-espèces, 
d’après  leur  composition  : 

1"  sous-espèce.  Grossulaire , dont  la  composition  = Ca3Si* 
-j-  2ÂISL 

2e  sous-espèce . Aplomc , dont  la  composition  =Ca3Si*-f-2FeSi. 

3*  sous -espèce.  Almandin,  dont  la  composition  = FesSia 

-j-  2 AliSi.  ’ t 1 ' ' *. 

4e  sous-espèce.  Magnésien. 
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5*  sous-espèce.  Manganésien,  dont  la  composition  =eMn3Si* 
-j-  2 ÂlSi. 


Ca«  ] 

6*  sous-espèce.  Pjrrope , dont  la  compos.  = ^ S >Sia+  a Al  Si. 


.v;  i . 

M. 


Fe3 
(fr3  ] 


Outre  ces  six  groupes , auxquels  on  peut  rapporter  les  diffé- 
rentes espèces  de  grenats  connus , M.  Berzélius  forme  un  ap- 
pendice , dans  lequel  il  range  sous  le  titre  de  grenats  mélangés 
tous  ceux  dont  la  composition  ne  peut  se  prêter  à aucune 

' *'*.  !*..«  ....  < ' ,, 

Ca* 

formule  simple , et  qu’il  désigne  par  le  signe 

" > ■ . ' . . . Fe3> 

Mn3 

664.  Gisement.  Les  grenats  sont  très  répandus  dans  la  na- 
ture. Suivant  M.  Brongniart,  ils  se  trouvent  dans  quatre  sortes 
de  terrain  de  formation  différente. 

i°.  Se  trouvent  comme  partie  constituante  accidentelle  dans 
la  plupart  des  roches  primitives,  ou  disposés  en  filons  dans 
ces  mêmes  roches.  Celles  dans  lesquelles  on  le  rencontre  le 
plus  fréquemment  et  en  plus  grande  abondance,  sont  le  gneis, 

. la  diabase , l’amphibole , et  surtout  la  serpentine , le  talc  et  le 
micaschiste.  , 1 ..  . . 

20.  Existent  dans  plusieurs  roches  des  terrains,  postérieurs 
aux  terrains  primitifs , telles  que  la  chaux  carbonatée  com- 
pacte du  pic  d’Érès-Lids  dans  les  Pyrénées , le  jaspe , le  grès 
et  quelques  schistes.  > : 

3°.  Disséminés  à des  profondeurs  variables,  et  quelquefois 
en  amas  très  volumineux  dans  des  terrains  d'alluvion  formés 
aux  dépens  de  roches  préexistantes.  Ces  terrains  sont  princi- 


â*+24l]àl 
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paiement  formés  de  débris  de  serpentine  et  de  basalte  en 
boules  réunies  par  une  marne  grise , dans  laquelle  sont  dis- 
persés les  grenats.  Suivant  M.  Reuss,  ils  s’y  trouvent  associés 
à des  bérils  émeraudes,  des  péridots  chrysolites,  des  zircons 
hyacinthes , des  corindons  saphirs  ,.  du  fer  magnétique  , du 
quarz  et  quelques  coquilles  pétrifiées. 

4°.  On  les  rencontre  enfin  dans  les  terrains  volcaniques  : 
tels  sont  les  grenats  mélanite  de  la  Somma,  ceux,  de  Frascaty, 
du  Vésuve,  etc. 

Les  localités  où  se  rencontre  cette  espèce  minérale  sont  en 
si  grand  nomhre , qu’il  est  impossible  de  Ira  énumérer. 

665.  Usages.  On  emploie  les  grenats  en  bijouterie.  On  dis- 
tingue ceux  qui  sont  d’un  beau  violet , sous  le  nom  de  grenats 
syriens ; ceux  qui  sont  d’un  rouge  hyacinthe,  sous  le  nom  de  gre- 
nats de  Bohême ; ceux  qui  sont  lie  de  vin  se  nomment  grenats  de 
Ceylan.  Les  plus  beaux  se  taillent  en  coupes  et  en  vases  ; on 
les  emploie  aussi  en  place  d’e'meri  sous  le  nom  d ’ émeri  rouge. 

Ils  sont  si  petits  -et  ai  communs  dans  certains  terrains  , qu’ils 
sont  employés  aux  mêmes  usages  que  le  sable.  Quand  on  en 
a beaucoup,  on  s’en  sert  avantageusement  comme  fondant 
dans  l'extraction  du  fer.  IjLs  contiennent  même  quelquefois 
3o  pour  cent  de  ce  métal.  Le  grenat  était  un  des  cinq  fragmens 
précieux  que  la  Médecine  employait  autrefois. 

■ ■ .....  i , . . 

l8*  ESPÈCE.  T O ü RM  A f.1  H JS . 

( Alumine  silicatée  avec  soude , lithine , potasse , magnésie, 
chaux,  etc.,  silicalées .RubelUte ; schorl,  indicolite; aphrisite.) 

666.  La  composition  dos  tourmalines  est  extrêmement  va-  « 
riable  ; cependant  ce  sont  des  silicates  d’alumine  doubles  à 
base  dé  sonde , de  potasse , de  lithine de  chaux  , de  roa- 
gue'sie,  etc,  M.-  Befzélius , guidé  parleur  composition,  en  a 
fait  plusieurs  espèces,  qu’U  a placées  chacune  dans  sa  famille 
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Mais  nous  croyons  plus  naturel  de  les  re'umr  ici  en  une  seule 
espèce,  en  adoptant  les  sous-espèces  que  M.  Beudant  a formées 
d’après  leur  composition.  ; , ’ 

667.  Caractères  essentiels.  Les  cristaux  de  tourmaline  dé- 
rivent d’un  rhomboèdre  très  obtus  de  1 33°  5o,  et  46°  1 o\  Elle 
offre  presque  toujours  pour  forme  dominante  des  prismes  à 6 , 
9 et  12  pans.  Se  trouve  toujours  cristallisée.  La  forme  la  plus 
commune  est  le  prisme  à 9 pans , qui  est  la  même  chose  qu’un 
prisme  hexagonal  dont  trois  arêtes  en  alternant  sont  fortement 
tronquées.  On  trouve  aussi  des  prismes  à 12  et  18  faces;  rarement 
le  prisme  à 6 faces  est  parfait.  On  trouve  encore  un  rhomboèdre  ; 
mais  il  est  très  rare  qu’il  ne  soit  pas  tronqué  sur  les  arêtes  in- 
férieures. On  a trouvé  des  cristaux  très  gros  ; mais  en  général  ils 
sont  minces  et  allongés,  le  plus  souvent  aciculaires,  et  forment 
des  niasses  rayonnées.  La  surface  des  prismes  est  souvent  striée 
en  longueur. 

La  tourmaline  raie  le  verre  ; sa  réfraction  est  double  à un 
degré  médiocre  ; sa  cassure  transversale  est  conchoïde,  à pe- 
tites évasures , quelquefois  articulée.  Quand  on  regarde  la  lu- 
mière dans  une  direction  perpendiculaire  à l’axe  du  prisme , le 
cristal  paraît  presque  touj  ours  transparent  ; mais  si  on  la  regarde 
dans  le  sens  de  cet  axe , et  par  conséquent  perpendiculairement 
aux  bases  du  prisme,  la  tourmaline  paraît  toujours  opaque, 
quand  même  le  prisme  aurait  moins  de  hauteur  que  d’épais- 
seur. Elle  devient  électrique  par  le  frottement  et  la  chaleur  : 
dans  le  premier  cas,  elle  prend  l’électricité  vitrée  ; dans  le  se- 
cond , les  deux  extrémités  s'électrisent  eh  sens  contraire , et 
jnsqu’à  présent  c’est  le  sommet  lé  plus  simple  qui  acquiert 
l’électricité  résineuse.  Elle  est  fusible  au  chalumeau  en  émail 
blànc  ou  gris.  ” . . 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3 à 3,4- 
La  couleur  ordinaire  est  un  noir  parfait,  (Quelquefois  le  vert 
olive , brunâtrë , vert  poireau  , jaunâtre.  D’autres  variétés 
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sont  d’un  brun  jaunâtre  ou  rougeâtre,  et  viennent  du  Brésil. 
Il  en  est  d’un  rouge  cramoisi , traversées  par  des  bandes  pur- 
purines perpendiculaires  à l’axe  du  prisme  ; elles  viennent  de 
Sibérie  et  des  États-Unis.  On  en  observe  aussi  dans  ces  mêmes 
endroits  qui  prennent  une  teinte  violette  et  passent  au  bleu 
indigo.  La  couleur  la  plus  rare  est  le  blanc  grisâtre.  On  trouve 
* la  tourmaline  qui  la  présente  au  Saint-Gothard,  empâtée  dans 
une  dolomie.  C’est  la  seule  variété  dont  les  cristaux  se  réu- 
nissent quelquefois  en  druzes.  J t. 

068.  Caractères  d’élimination.  La  tourmaline  diffère  de 
Y amphibole  en  ce  qu’elle  est  plus  dure  ( quoique  un  peu  moins 
que  le  quarz) , et  en  ce  qu’elle  offre  dans  sa  cassure  une  espèce 
de  triangle  équilatéral  que  ne  présente  pas  l’amphibole. 

ir'  sous-espèce.  'J'ourrnaline  de  soude,  ou  rubellite.  {A py- 
rite, daourile,  siberile.)  Couleur  généralement  rouge,  presque 
infusible. 

, - ’ * t • 

Composition.  =6  Al  Si  So?  Dans  plusieurs  tourmalines 
le  tri-oxide  de  manganèse  est  le  principe  colorant , et  se  trouve 
en  remplacement  d’une  portion  d’alumine.  . 

2e  sous-espèce.  Tourmaline  de  lithine,  ou dndicolite.  Presque 

infusible  ; couleurs  variées. 

* • 

• « • ■ • • 

Composition.  = , 6Â1  Si -f- L ? 

3e  sous-espèce.  Tourmaline  dépotasse',  magnésie,  chaux 
où  schorl.  Ordinairement  assez  fusible  ; couleurs  variées. 

Composition.  Elle  présente  presque  toujours  des  mélanges 
de  tourmaline  à base  de  potasse , de  soude , et  surtout  de  ma- 
gnésie , quelquefois  de  chaux.  Dans  plusieurs  on  trouve  du 
tri-oxide  de  fer  en  remplacement  d’une  portion  d alumine. 

06g.  Gisêment.  La  tourmaline  se  trouve  toujours  disséminée 
dans  les  roches  des  terrains  primitifs , .telles  que  le  granité, 
-le  gneis , lé  mica  schisto'ide , le  talc  schistoide,  le  felspath 
porphyrique , la  chaux  carbonatée  lamellaire,  la  dolomie.  Elle 
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n’a  pas  encore  été'  trouvée  jusqu’ici  dans  les  terrains  de  tran- 
sition ni  dans  les  terrains  secondaires.  Elle  est  une  des  parties 
constituantes  de  la  roche  à topaze,  appelée  par  Haüy  topa- 
zozème.  Souvent  la  tourmaline  cristallisée  a pour  gangue  le 
quarz.  On  la  rencontre  dans  les  mines  métalliques  de  certains 
pays  : les  mines  d’étain  de  Bohême,  celles  de  fer  de  Norvvège. 
Enfin , on  trouve  des  tourmalines  roulée.s  dans  les  terrains  de 
transport  au  Brésil,  à Ceylan , et  ailleurs. 

670.  Lisages.  On  emploie  quelquefois  la  tourmaline  en  bi- 
jouterie, mais  c’est  particulièrement  la  rubellite;  on  s’en  sert  ' 
aussi , à cause  de  sa  propriété  électrique,  pour  reconnaître  l’é- 
lectricité des  minéraux. 

19e  ESPÈCE.  GY  BS  J T JS. 

( Alumine  tlydrmée.  ) 

671.  Caractères  essentiels.  Minéral  blanc  ou  verdâtre,  en 
petites  stalactites  groupées  sur  leur  longueur , à structure 
fibreuse  et  radiée.  Sa  densité  est  de  2,40. 

Composition.  — A 1 -f-3  Aq. 

A été  trouvée  à Richemond , dans  une  mine  de  fer  hydraté. 

• ' ' * . ’ * \ *•  v 

20e  ESPÈCE.  DIASPORE. 

i • . . 2 ‘ • . 

( Alumine  hydratée.  ) 

672.  Caractères  essentiels.  Minéral  d’un  blanc  jaunâtre  ou 
verdâtre,  en  petites  lames  curvilignes  dont  les  joints  condui- 
sent à un  prisme  rhomboïdal  dont  les  angles  seraient  d’envi- 

s 

ron  i3o°  et  5o°.  Il  raie  le  verré  et  non  le  quarz,  décrépite 
fortement  par  l’action  du  feu , dégage  de  l’eau  par  une  calci- 
nation prolongée  , et  se  divise  en  une  multitude  de  petites 
paillettes  brillantes.  Le  résidu  de  la  calcination  rougit  le  pa- 
pier de  curcuma.  Sa  densité  est  de  3,43.  , j 
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Composition.  r=  . 

Fef 

Se  rencontre  dans  les  terrains  d’alluvion , au  milieu  d’une 
roche  argilo-ferrugineuse. 

APPENDICE. 

h • 

Argiles.  . 

6^3.  Caractères  essentiels.  Ôn  donne  le  nom  d’argiles  à des 
substances  qui  peuvent  former  avec  l’eau  une  pâte  onctueuse , 
ayant  assez  de  ténacité  pour  se  laisser  allonger  en  différens 
sens.  Cette  pâte  devient  solide  en  se  desséchant , et  se  durcit 
bien  plus  encore  par  la  cuisson  qui  lui  fait  perdre  entièrement 
la  propriété  de  se  délayer  dans  l’eau  et  de  faire  pâte  a\  ec  elle. 
C’est  à l’affinité  qu’elh#  ont  pour  ce  liquide  qu’elles  doivent 
la  propriété  de  happer  à la  langue.  La  plupart  répandent  une 
odeur  particulière  par  l’insufflation  de  l’haleine  ; presque  toutes 
sont  douces  au  toucher,  et  se  laissent  couper  facilement. 

Leur  composition  est  extrêmement  variable  ; leur  base  est  1 a- 
lumine  unie  à la  silice,  à la  chaux , aux  oxides  de  fer,  de  man- 
ganèse, etc.,  au  carbonate  de  chaux.  Celles  qüi  contiennent  du 
fer  deviennent  rouges  par  la  cuisson  : les  unes  sont  infusibles, 
d’autres  fondent  à une  température  assez  élevée  ; dans  tous  les 
cas  elles  éprouvent  un  retrait  plus  ou  moins  considérable,  sui- 
vant les  variétés. 

Il  existe  parmi  elles  un  très  grand  nombre  de  variétés , qui  de- 
viendront peut-être  un  jour  autant  d’espèces,  lorsque  l'analyse 
aura  fait  connaître  les  lois  de  leur  composition . J usqu’ici  on  les 
considère  comme  des  mélanges.  On  peut  leS  partager  én  trois 
divisions  : lés  argiles  apyres,  les  argiles  fusibles  et  les  argiles 
ocreuSes.  ' 

674*  On  doit  placer  dans  la  première  division  : 

Le  kaolin , qui  est  friable , maigre  au  toucher , fait  diffici- 
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lement  pâte  avec  l’eau.  C’est  le  produit  de  la  décomposition 
spontanée  du  felspath  (838). 

La  cymoliihe,  d’un  gris  de  perle;  rougit  un  peu  par  le  contact 
de  l’air.  Mie  est  assez  tendre,  douce  au  toucher  ; sa  texture  estun 
peu  feuilletée.  Elle  blanchit  au  chalumeau.  Elle  se  trouve  à l’ile 
de  Cymolis;  on  l’emploie,  comme  le  savon,  pour  blanchir  le  linge. 

h’ argile  plastique  forme  très  bien  pâte  avec  l’eau , ne  se 
fond  pas , et  sert  à faire  une  infinité  de  poteries  fines.  On  en 
fait  les  objets  en  terre  de  pipe , les  gazettes  pour  la  porcelaine, 
les  poteries  de  grès.  Elle  se  trouve  dans  les  terrains  tertiaires, 
immédiatement  au-dessus  de  la  craie. 

L ’ argile  lithomarge  paraît  contenir  de  la  magnésie  ; elle  se 
délaie  dans  l’eau  sans  faire  pâte  avec  elle.  Elle  est  tendre , très 
légère  ; sa  cassure  est  terreuse  à grains  très  fins.  Ses  couleurs 
sont  le  blanc , le  gris  jaunâtre , le  brun  ; il  y en  a une  variété 
bleue,  connue  sous  le  nom  de  terre  miraculeuse , qui  se  trouve 
en  Saxe,  alternant  avec  des  couches  de  houille.  La  lithomarge 
appartient  aux  terrains  primitifs  ; on  la  trouve  en  rognons  dans 
les  basaltes  et  dans  les  roches  amygdaloïdes.  Elle  forme  des 
filons  dans  les  porphyres,  les  gneis,  les  serpentines  ; elle  accom- 
pagne souvent  l’étain,  le  mercure,  les  topazes,  etc.  . 

675.  Parmi  les  argiles  fusibles , ou  distingue  : 

L 'argile  smectique  on  terre  à foulon.  Elle  a une  consistance 
ferme,  à peu  près  comme  le  savon  sec  ; elle  est  onctueuse  au 
toucher,  et  devient  luisante  sous  le  doigt  ; sa  cassure  est  con- 
choide.  Mise  dans  l’eau,  elle  se  sépare  en  morceaux  qui  se  lais- 
sent pétrir.  Si  l’on  bat  l’eau , elle  mousse  comme  avec  le  savon. 
Exposée  à un  feu  violent , elle  forme  un  verre  spongieux.  Elle 
est  employée  pour  enlever  aux  étoffes  l’huile  que  l’on  emploie 
dans  leur  fabrication.  Les  meilleures  terres  à foulon  se  trou- 
vent en  Angleterre , en  Écosse , en  Saxe  ; on  en  trouve  aussi  eu 
France  (Alsace). 

L’ argile  fguline  se  délaie  facilement  dans  l’eau , fait  sou- 
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vent  effervescence  avec  les  acides  ; d’une  coiffeur  foncée  ; de- 
vient rouge  par  la  cuisson,  et  se  vitrifie  à demi,  ce  qu’elle  doit 
en  grande  partie  au  fer  et  à la  chaux  qu’elle  contient.  Elle 
porte  ordinairement  le  nom  de  terre  glaise  : on  en  fait  les  po- 
teries de  grès  et  la  faïence  : on  y ajoute  souvent  du  sable.  La 
faïence  ne  diffère  de  la  poterie  grossière  que  par  le  plus  grand 
degre'  de  finesse  du  sable  qu’on  ajoute  à l’argile,  et  surtout 
par  la  couverte  d’émail  blanc  dont  on  l’enduit.  Cet  émail 
blanc  doit  son  opacité  à de  l’oxide  d’étain. 

h’ argile  légère.  Elle  est  extrêmement  légère,  surnage  l’eau 
tant  qu’elle  n’en  est  pas  imbibée.  Elle  est  sèche  au  toucher, 
contient  beaucoup  de  silice,  résiste  bien  au  feu,  et  conduit  très 
mal  le  calorique.  Elle  ne  fait  pas  d’effervescence  avec  les 
acides;  se  trouve  dans  les  terrains  volcaniques.  On  en  a fait 
des  briques  flottantes,  très  propres  pour  les  constructions  dans 
les  vaisseaux  et  pour  garnir  l’intérieur  des  fourneaux  , parce 
qu’elles  conduisent  à peine  le  calorique. 

676.  Parmi  les  argiles  ocreuses , nous  citerons  ; 

L’ocre  jaune  et  l’ocre  rouge-,  qui  peuvent  être  considérés 
comme  des  minerais  de  fer  argileux. 

Le  bol  d' Arménie  et  la  terre  de  Lemnos.  On  donne  le  nom 
de  terres  bolaires  à des  argiles  très  fines,  communément  co- 
lorées par  des  oxides  de  fer  qui  s’y  trouvent  plus  abondamment 
mêlés  que  dans  l’argile  commune.  C’est  ordinairement  dans  le 
voisinage  des  anciens  volcans  qu’elles  se  trouvent.  Elles  sont 
abondantes  dans  les  îles  de  l’Archipel , qui  sont  presque  toutes 
volcanisées. 

La  terre  sigillée  est  une  terre  bolaire  comme  le  bol  d’Ar- 
ménie , mais  que  l’on  délaie  dans  l’eau  afin  d’en  séparer  les 
parties  les  plus  grossières.  On  en  forme  ensuite  de  petites 
masses  que  l’on  fait  sécher,  et  sur  lesquelles  on  applique  un 
cachet  avant  leur  entière  dessication.  Elle  entre  dans  plu- 
sieurs préparations  pharmaceutiques. 
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La  terre  de  Ducaros,  qui  se  trouve  en  Portugal , près  d’Es- 
tremos.  Elle  acquiert  au  feu  une  belle  couleur  rouge,  et  l’on 
en  fait  des  vases  poreux , qui  servent  à faire  rafraîchir  de  l’eau. 
Les  alcarasas  que  l’on  fait  en  Espagne  ont  la  même  pro- 
priété ; ils  sont  de  couleur  grise,  et  l’argile  avec  laquelle  on  les 
fabrique  se  trouve  près  d’Anduxar,  en  Andalousie. 

La  terre  de  Palna  est  encore  une  terre  bolaire  que  l’on 
trouve  près  de  la  ville  de  Patna , sur  le  bord  oriental  du 
Gange.  Elle  est  d’une  couleur  jaunâtre,  et  sert  à faire  de  jolis 
vases  très  légers. 

h' argile  ocreuse  brune  (terre  d’ombre).  Substance  terreuse 
d’une  couleur  brune,  d’une  texture  compacte  , offrant  un  éclat 
un  peu  gras  à l’intérieur,  une  cassure  couclioïde  dont  les  frag- 
mens  ont  les  bords  obtus  ; maigre  au  toucher,  tache  forte- 
ment le  papier,  happe  à la  langue  et  se  délite  en  morceaux  dans 
l’eau,  foud  à une  température  très  élevée,  et  ne  donne  jamais 
d’odeur  bitumineuse.  C’est  une  argile  hydratée  qui  contient  une 
assez  grande  proportion  d’oxide  de  fer  et  de  man'g&nèse . 

Se  trouve  en  couches  dans  l’ile  de  Chypre , en  Ombrie  dans 
l’île  de  Crocera. 

On  emploie  la  terre  d’ombre  en  peinture  ; elle  entre  dans  la 
composition  des  pastels  ; on  s’en  sert  pour  faire  des  fonds 
bruns  sur  la  porcelaine. 

>•  . Gisement  général  des  argiles . 

676.  bis.  Les  argiles , très  répandues  à la  surface  de  la  terre , 
appartiennent  en  quelque  sorte  à tous  les  terrains.  Mais  les 
mêmes  variétés  ne  font  pas  également  partie  des  terrains  an- 
ciens et  modernes.  ^ 

Les  terrains  anciens  ne  contiennent  que  les  argiles  kaolin 
et  lithomarge.  Les  terrains  de  transition  et  secondaires  an- 
ciens offrent  assez  souvent  des  collines  d’argile,  remarquables 
en  ce  qu’elles  ne  présentent  jamais  le  moindre  escarpement 
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et  sont  d’une  stérilité  complète.  Dans  les  terrains  secondaires  plus 
modernes,  elles  forment,  comme  dans  les  terrains  tertiaires, 
des  couches  ordinairement  horizontales,  souvent  fort  étendues, 
et  généralement  situées  à des  profondeurs  peu  considérables. 
Telles  sont  la  plupart  des  argiles  dont  les  arts  font  une  si  grande 
consommation.  La  densité  de  ces  couches  et  leur  disposition, 
qui  ne  permet  pas  à l’eau  de  les  traverser,  influent  considérable- 
ment sur  la  direction  souterraine  des  eaux  des  sources. 

Il  se  dépose  encore  de  nos  jours  des  matières  argileuses,  tantôt 
seules,  tantôt  mélangées  avec  les  débris  d’anciennes  roches  ou 
des  terrains  environnans,  et  qui  forment  des  alluvions  plus  ou 
moins  considérables  ; enfin  plusieurs  argiles  ne  se  trouvent  que 
dans  les  terrains  volcaniques , et  paraissent  provenir  de  la  dé*- 
composition  lente  et  séculaire  des  laves  qui  constituent  ces 
terrains , et  de  l’action  que  l’eau  exerce  sur  elles.  Quelquefois 
des  argiles  se  trouvent  dans  le  voisinage  de  houillères  em- 
brasées, et  éprouvent  une  vitrification  qui  leur  donne  un  as- 
pect particulier:  elles  ressemblent  à de  la  porcelaine,  et  leurs 
couleurs  sont  ordinairement  assez  agréables*  Leur  cassure  est 
conchoïde,  leur  éclat  faible,  et  leur  dureté  assez  forte  pour 
rayer  le  verre.  On  les  désigne  quelquefois  sous  le  nom  de 
porcelanite 

III*  FAMILLE.  YTTRIUM.  4 

” y : > 

Cette  famille  comprend  trois  espèces. 

l”  ESPÈCE.  YTT  ROC  È RITE . 

( Yttria  et  cérium  finales.) 

677.  Caractères  essentiels.  Minéral  très  rare , dont  les  cris- 
taux paraissent  être  des  prismes  hexaèdres , dont  les  arêtes  de 
la  base  sont  tronquées.  Ces  cristâux  ont  une  teinte  brunâtre 
ou  rougeâtre  ; leur  cassure  est  résineuse.  Ils  ne  fondent  pas  : 
sur  les  charbons,  mais  prennent  une  couleur  plus,  sombre; 
l’acide  nitrique  les  attaque  à chaud. 
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Composition.  = çe 
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Se  trouve  dans  des  roches  primitives;  il  a souyent  pour 
gangue  le  quarz,  qui  renferme  aussi  du  tantale  oxide  yttrifère. 

2e  ESPÈCE.  Y TT  RO— TANTALE. 

( Yttria  lantalatée.) 

678.  Caractères  essentiels.  Minéral  également  très  rare  ; n’a 
encore  été  trouvé  que  dans  quelques  roches  granitiques.  Sa 
couleur,  tantôt  noire,  tantôt  jaune  ou  brunâtre , varie  suivant 
les  variétés. 


Composition. 


bl’uu 


jaune 


3e  ESPÈCE.  CADOLIHITE. 

(Yttria  silicatée.  Ytterbite.) 

67g.  Caractères  essentiels.  Substance  noire , vitro-métal- 
loide,  à cassure  vitreuse,  quelquefois  esquilleuse,  rayant  lé- 
gèrement le  quarz,  quelquefois  sensible  à l’aimant.  Sa  den- 
sité est  de  4;  elle  donne  un  verre  jaune  avec  le  borax  ; se  dis- 
sout dans  l’acide  nitrique , et  se  décolore  ; soluble  à l’état  dé 
gelée;  solution  précipitant  tous  ses  principes  par  la  solution 
de  potasse  caustique.  Sa  forme  primitive  est  un  prisme  oblique 
rhomboïdal  d’environ  1 1 5°  et  65°. 
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Composition.  — Y3 Si*?  Ce  minéral  est  toujours  mélangé 
de  silicate  de  fer,  auquel  il  doit  sans  doute  sa  couleur,  ou  de 
silicate  de  cérium  ; quelquefois  on  y rencontre  de  l’oxide  de 
manganèse,  de  la  chaux,  de  l’alumine,  de  l’eau  et  de  l’acide 
borique.  * 

Se  trouve  à Ytterby,  dans  des  filons  de  felspath  coupés  par 
des  veines  de  mica,  et  à Finbo , Broddbo,  Afvestad,  etc. , 
près  de  Fahlun  en  Suède.  ' ' 

679  bis.  C sages.  On  emploie  lagadolinitedans  les  laboratoires 
de  Chimie,  pour  l’extraction  de  l’yttria  : à cet  effet  on  la  pulvérise, 
on  la  traite  par  cinq  à six  fois  son  poids  d’acide  nitrique  étendu; 
on  chauffe  un  peu  pour  augmenter  l’action  de  l’acide  : tous  les 
élémens  de  la  pierre  se  dissolvent,  excepté  une  portion  d’oxide 
de  fer  qui  reste  avec  la  silice.  Quand  la  liqueur  a bouilli  pen- 
dant quelque  temps,  on  l’étend  d’eau  et  on  la  filtre;  on  l’éva- 
pore jusqu’à  siccité,  pour  chasser  l’excès  d’acide  et  décomposer 
une  partie  du  nitrate  de  fer  ; on  verse  de  l’eau  sur  la  matière 
sèche:  les  nitrates  d’yttria,  de  chaux,  de  cérium,  de  manganèse 
se  dissolvent  à la  fois.  On  filtre  une  seconde  fois , et  on  verse 
dans  la  liqueur  un  grand  excès  de  sous-carbonate  d’ammo- 
niaque, qui  précipite  la  chaux,  le  fer  et  le  manganèse  à l’état 
'de  sous-carbonates  insolubles.  On  évapore  pour  volatiliser  le 
sous-carbonate  d’ammoniaque  qui  tenait  les  sous-carbonates 
de  cérium  et  d’yttria  en  dissolution.' On  sépare  l’yttria  du 
cérium  en  dissolvant  ces  deux  basés  dans  l’acide  nitrique, 
chassant  l’excès  d’acide  par  l’évaporation , versant  le  tout  „ 
dans  environ  cent  fois  son  poids  d’eau , et  mettant  dans  la 
bqueur  des  cristaux  de  sulfate  de  potasse.  Au  bout  de  vingt- 
quatre  heures , il  s’est  formé  un  sel  double  de  potasse  et  de 
cérium  qui , étant  insoluble , se  précipite  ; on  filtre  la  liqueur, 
on  y ajoute  de  l’ammoniaque  qui  précipite  l’yttria,  qui  n’a 
plus  besoin  que  d’être  lavée  et  calcinée  pour  être  pure;  v 
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IV*  FAMILLE.  GLÜtlVM. 

Cette  famille  renferme  deux  espèces. 

. t' 

1*  ESPÈCE.  BERIL. 

( Gîucine  alumino-silicatée.  Émeraude  ; aigue-marine  ; 

aguslite.) 


680.  Caractères  essentiels.  Sa  cristallisation  de'rive  d’un 
prisme  hexagonal  régulier.  Ses  formes  dominantes  sont  tou- 
jours le  prisme  hexagonal , dont  les  arêtes  latérales  sont  quel- 
quefois tronquées.  Le  pointeinent  n’est  jamais  complet;  la 
hase  existe  toujours.  Dans  beaucoup  de  gisemens,  on  voit  des 
cristaux  qui  ne  présentent  pas  de  terminaison  régulière.  On 
observe  aussi  des  prismes  qui  paraissent  être  soudés  les  uns 
aùx  autres  ; ils  sont  souvent  cannelés  et  comme  arrondis.  Les 
cristaux  sont  quelquefois  très  gros,  surtout  ceux  de  Limoges, 
qui  ne  sont  pas  terminés,  et  qui  atteignent  1 8 pouces  de 
hauteur.  Très  rarement  ils  tapissent  des  cavités  sous  forme 
druzique. 

Le  béril  a une  cassure  conchoïde  très  éclatante  ; sa  trans- 
parence varie  beaucoup.  La  couleur  est  le  vert;  quelques 
variétés  passent  au  jaune  de  vin  ; il  y en  a de  blanchâtres.  Il 
est  peu  dur  relativement  aux  autres  pierres  fines , raie  à peine 
le  quarz , est  rayé  par  la  topaze.  Sa  pesanteur  spécifique  est  2,7. 
11  fond  au  chalumeau  en  un  verre  blanc  assez  bulleux. 

• • ••  , < r K ' 

Composition  = 2’ÂlSi*  -f-GSi*. 

On  peut  partager  cette  espèce  en  deux  sous-espèces. 

i'e  sous-espèce.  Béril  aigue-marine . Sa  couleur  est  ordi- 
nairement d’un  vert  pré , d’un  vert  d’eau  ou  d’un  vert  de 
montagne,  quelquefois  bleuâtre,  mais  jamais  d’un  vert  pro- 
noncé comme  l’émeraude.  Il  doit  sa  couleur  à une  très  petite 
quantité  d’oxide  de  fer. 

Tomf.  II.  3 
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(iisement.  L’aigue-lharine  est  disséminée  et  rarement  im» 
plantée  dans  les  roches  cristallisées  dés  terrains  primitifs , et 
surtout  dans  le  granité  graphique.  C’est  ainsi  qu’on  la  trouve 
en  France,  en  Saxe,  en  Sibérie , au  Brésil.  Ses  associations  les 
plus  communes  sont  avec  le  fer  arsenical , l’argile  ferrugineuse , 
le  mica , la  topaze,  l’étain  oxidé , le  scliéélin  ferrugineux  , etc. 

Usages.  On  se  sert  de  l’aigue-marine  pour  obtenir  la  glucine 
dans  les  laboratoires  de  Chimie  : pour  cela , on  traite  la  pierre 
successivement  par  la  potasse  et  l’acide  hydroclilorique  ; on 
évapore  à siccité;  on  délaie  le  résidu  dans  l’eau,  et  on  filtre. 
On  verse  dans  la  liqueur  filtrée  un  excès  de  sous-carbonate 
d’ammoniaque  ; on  filtre  une  secondefois,  et  l’on  fait  bouillir; 
le  carbonate  de  glucine,  qui  était  rendu  soluble  par  l’excès  de 
sous-carbonate  d’ammoniaque,  se  dépose;  on  le  lave  et  on  le 
calcine  fortement  pour  dégager  l’acide  carbonique. 

2*  sous— espèce.  Béril  émeraude  ( smaragdite ).  Il  doit  sa 
belle  couleur  à quelques  centièmes  d’oxide  de  chrême  ; il  est 
plus  dur  et  moins  lamelleux  que  le  béril  aigue-marine  ; ses 
cristaux  ne  sont  jamais  volumineux  , et  leurs  stries  sont  moins1 
nettes  que  dans  la  sous-espèce  précédente. 

Gisement.  I/éroeraude  appartient  à des  terrains  plus  mo- 
dernes que  l’aigue-marine;  car  elle  se  trouve  engagée  quel- 
quefois dans  un  schiste  argileux  très  carboné , qui  a de  l’ana- 
logie avec  plusieurs  schistes  intermédiaires.  M.  de  llumboldt 
la  regarde  néanmoins  comme  renfermée  en  général  dans  une 
roche  ainpliiboliquc  schisteuse  subordonnée  au  micaschiste. 
C’est  principalement  du  Pérou,  de  Santa-fé  et  de  Carthagène 
que  nous  viennent  les  émeraudes.  On  en  trouve  aussi  dans  les 
déserts  de  la  HaUte-Égypte,  près  de  la  mer  Rouge.  - k 

On  les  emploie  en  bijouterie.  On  donne  encore  le  nom  d’é- 
meraude aux  corindons  verts,  mais  ils  sont  très  rares 
*>  - . • * •«  . - * **  V •.  *•>*},  * . * . .4V*  ' /**'  < 


Digitized  by  Google 


% . 


■ , DE  MINÉRALOGIE.  ,35 

. **  ■ 

/ 

# , 3*  ESPÈCE.  EU  CCA  SE. 

1 ‘ ,W  •'  * • . V • **  ' . f m 

f . . ■>  ( Clucine  alumino-silicatée.  ) 

i.  ■**  ; \ ' _ 

681 . Caractères  essentiels.  Substance  vitreuse,  rayant  le 
quarz  , et  en  même  temps  fragile  et  se  séparant  facilement  en 
lames  par  une  légère  percussion.  Cassure  transversale  con- 
choïde;  réfraction  double  à un  haut  degré;  devient  très 
électrique  par  la  simple  pression , et  conserve  le  fluide  pen- 
dant vingt-quatre  heures.  Couleur  d'un  vert  bleuâtre , ordi- 
nairement peu  intense.  Au  chalumeau,  l’euclase  perd  sa  tràn- 
parence  et  se  fond  ensuite  en  émail  blanc. 

Pesanteur  spécifique  de  3,o6. 

Sa  forme  primitive  est  un  prisme  rectangulaire  oblique.  Le* 
cristaux  se  présentent  toujours  en  prismes  tendant  au  prisme 
rhomboïdal , modifié  par  des  facettes  terminales  plus  ou 
moins  nombreuses. 

• • • • 

• • • •)»  • • # ^ 

Composition  =.  2AI  Si  -f-  G Si*. 

Gisement.  Elle  vient  du  Pérou  et  du  Brésil.  L’euclase  du 
Brésil  se  trouve  dans  des  schistes  chlorite's  décomposés  : elle 
y est  accompagnée  de  topaze , et  peut-être  de  cymophane.  Lé 
gisement  de  celle  du  Pérou  est  encore  ignoré. 

' ; ' ’ > .*-  • * \ 1*  . ; 1 t 

V FAMILLE.  MAGNÉSIUM. 

Cette  famille  comprend  dix-sept  espèces. 

• * • - , . f v- 

i”  ESPÈCE.  EFSOMITE. 

K , 

( Magnésie  sulfatée  hydratée.  Sel  d’epsom;  sel  de  Sedlitz.) 

' . ; . ..•  - * •';  •. 

682.  Caractères  essentiels.  Substance  blanche  très  tendre, 
ayant  une  saveur  très  amère,  une  réfraction  doubla,  une 
cassure  transversale  et  souvent  longitudinale,  conchoïde; 
éprouve  la  fusion  aqueuse  à un  léger  degré  de  chaleur,  se 

3..  ' ''T 


Digitized  by  Google 


« % 


* • ", 

£6  . ÉLÉMENS 

dissout  dans  une  quantité'  d’eau  froide  moindre  que  le  double 
de  son  poids  et  dans  la  moitié'  de  son  poids , d’eau  bouillante, 

La  solution  précipite  en  blanc  par  là  potasse  ou  la  soude.  Sa  ÿ 
densité  est  de  1,66. 

Sa  forme  primitive  est  un  prisme  droit  à base  carrée  ; mais 
les  cristaux  que  l’on  trouve  dans  la  nature  ne  présentent  ja- 
mais cette  forme  bien  déterminée.  Ce  sont  ordinairement  des 
aiguilles  prismatiques  à quatre , six  ou  huit  pans , terminées 
par  des  sommets  à deux  faces  culminantes  reposant  sur  les 
pans  du  prisme , et  souvent  modifiées  par  quelques  facettes.  » 

Composition  = Mg  S1  + iaAq. 

683.  Caractères  d'élimination.  L’epsomite  se  distingue  d’a- 
bord de  tous  les  autres  sels  naturels  par  sa  saveur  amère  ; 

De  la  potasse  nitratéc , en  ce  qu’elle  ne  détonne  pas  aVec  un 
corps  combustible  ; 

De  la  soude  muriatée,  en  ce  Qu’elle  ne  décrépite  point  au 
feu  ; 

De  la  soude  boratèe,  en  ce  qu’elle  ne  se  fond  pas  en  verre; 

Dé  la  soude  carbonatée , en  ce  qu’elle  ne  se  dissout  pas  avec 
effervescence  dans  l’acide  nitrique  ; 

De  Y ammoniaque  muriatée , en  ce  que,  projetée  sur  les 
charbons  incandescens , elle  ne  se  volatilise  pas  ; 

De  la  soude  sulfatée , en  ce  qu’elle  forme  un  précipité  blanc 
par  la  potasse  ou  la  soude  ; • 

De  Y alun  ou  alumine  et  potasse  sulfatées , par  sa  saveur 
amère  et  non  astringente , et  par  la  forme  de  ses  cristaux , qui 
ne  sont  jamais  cubiques  ni  octaédriques  ; 

Du  zinc  sulfaté , en  ce  que  celui-ci  a une  saveur  styptique , 
non  amère , et  qu’exposé  au  feu , il  donne  des  flocons  blancs 
accompagnés  d’une  flamme  brillante. 

684-  L’epsomite  se  trouve  sous  deux  états  dans  la  nature , à 
l’état  solide  et  en  dissolution  dans  les  eaux. 

À l’état  solide , on  en  distingue  deux  variétés  t 

-%  ' 
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L ’epsomite  granulaire,  qui  est  toujours  impure,  renferme 
du  fer  oxide,  et  quelquefois  du  cobalt  oxide. 

'#  L ’epsomite  soyeuse,  qui  se  présente  sous  forme  de  longues 

aiguilles  blanches  parallèles  qui  ont  un  aspect  nacré , s alté- 
rant à l’air  et  finissant  par  se  réduire  en  poudre. 

685.  Gisement.  L’epsomite  se  trouve  en  efflorescence  à la 
surface  de  plusieurs  roches  magnésiennes  et  pyriteuses , dans 
les  terrains  schisteux  et  de  serpentine,  dans  les  mines  de  sel 
gemme.  Elle  paraît  devoir  sa  formation  à la  décomposition  des 

* roches  qui  contiennent  à la  fois  de  la  magnésie  et  des  pyrites. 
C’est  surtout  pendant  les  grandes  chaleurs  que  ce  sel  paraît 
sous  forme  d’efilorescence  * la*  surface  du  sol. 

On  en  a trouvé  à Ménilmontant  près  Paris , à Salinelle  près 
Montpellier,  en  Espagne,  eu  Bavière,  à la  Guadeloupe,  en 
Asie,  etc.  Il  est  un  fait  assez  remarquable,  c’est  que  les  ter- 
rains houillers  offrent  fréquemment  ce  sel , dont  la  houille 
elle-même  est  quelquefois  pénétrée.  On  observe,  dans  ce  cas  , 
qu’il  remplace  le  sulfate  de  fer  qui  s’y  trouve  ordinairement 
disséminé.  On  trouve  aussi  quelques  indices  de  magnésie  sul- 
fatée dans  les  solfatares  et  près  des  cratères  des  volcans.  Dans 
cette  dernière  localité,  c’est  un  des  produits  journaliers  des 
réactions  qui  s’y  opèrent. 

En  dissolution  dans  les  eaux , l’epsomite  se  trouve  dans 
celles  d’Epsom  en  Angleterre,  de  Sedlitz  en  Bohême.  Elle 
existe  aussi  dans  celles  d’Égra  en  Bohême , et  dans  plu- 
sieurs autres  fontaines.  Les  eaux  de  la  mer  en  contiennent 
une  petite  quantité  ; et , selon  M.  Chaptal , on  peut  en 
retirer  de  toutes  les  eaux  potables  des  environs  de  Mont- 
pellier. 

686.  Usages  et  préparation.  Cétte  substance  est  d’un  usage 
très  fréquent  en  Médecine , comme  purgatif  ; on  en  consomme 
encore  une  très  grande  quantité  pour  la  préparation  du  car- 
bonate de  magnésie  artificiel;  mais  on  ne  l’emploie  pas  telle 
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que  la  nature  nous  la  présente.  On  se  la  procure  à l’état  Je 
pureté  par  différens  procédés. 

i°.  Quand  elle  se  trouve  en  dissolution  dans  les  eaux,  il  • 
suffit  de  faire  évaporer  ces  eaux  jusqu’à  pellicule , de  laisser 
déposer  et  de  décanter  la  liqueur  encore  chaude  dans  des  vases 
où  elle  cristallise  par  le  refroidissement. 

2°.  Quand  ses  élémens  sont  contenus  dans  des  schistes,  , 
on  èxpose  ceux-ci  à l’air  pendant  plusieurs  mois  , et  on  les 
arrose  de  temps  en  temps.  Les  pyrites  contenues  dans  ces 
schistes  ne  tardent  pas  à se  décomposer  et  à former,  aux  dé-  4 t 
pens  de  l’oxigène  de  l’air,  de  l’oxide  de  fer  et  de  l’acide  sulfu- 
rique. Ce  dernier  ayant  plus  d’affinité  pour  la  magnésie  que 
pour  l'oxide  de  fer,  s’en  empare  et  forme  du  sulfate  de  ma- 
gnésie, que  l’on  obtient  en  lessivant  les  schistes  et  faisant 
évaporer  la  liqueur.  ^ , 

3®.  On  se  procure  encore  le  sulfate  de  magnésie  en  calcinant 
la  dolomie  (carbonate  double  de  chaux  et  de  magnésie),  afin 
d'en  chasser  l’acide  carbonique,  puis  y ajoutant  de  l’eau  pour 
former  un  hydrate.  On  traite  cet  hydrate  par  l’acide  hydro— 
chimique , mais  en  quantité  seulement  nécessaire  pour  dis- 
soudre la  chaux.  11  reste  alors  de  la  magnésie,  que  l’on  trans- 
forme en  sulfate  en  la  traitant  par  l’acide  sulfurique  ou  le 
sulfate  de  fer.  s 

Si  l’on  voulait  obtenir  cette  substance  très  pure , il  faudrait 
la  dissoudre  dans  l’eàu , faire  bouillir  la  solution  avec  un  peu 
de  magnésie  pour  séparer  le  peu  d’oxides  de  fer  et  de  manga- 
nèse qu’elle  contient  toujours,  clarifier  avec  du  blanc  d’œuf , 
écumer,  décanter  et  faire  cristalliser  de  nouveau. 
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3*  ESPÈCE.  ÜIOBERT1T*. 

~.  • • .•  *•  :, 

( Magnésie  carbonatée.  ) 

j . • ‘ 

687.  Caractères  essentiels.  Se  trouve  en  masses  uu  peu  ca- 
verneuses, souvent  mamelonnées  à la  surface,  fibreuses  à l’in- 
térieur, d’un  blanc  quelquefois  jaunâtre.  La  cassure  est  tantôt 
conchoïde , tantôt  fibreuse.  En  général , la  giobertite  est  tendre, 
facile  à casser  ; quelquefois  cependant  elle  est  très  dure  : c’est 
quand  elle  a reçu  des  infiltrations  siliceuses.  Elle  happe  un 
peu  à la  langue.  Elle  fait  effervescence  avec  les  acides , mais  à 
cliaud  ; est  infusible  au  chalumeau.  Mêlée  avec  du  nitrate  de  co- 
balt, elle  donne  un  verre  couleur  de  chair.  Elle  ne  cristallise  pas. 

Sa  pesanteur  spécifique,  correction  faite  de  l’imbibition , 
paraît  être  de  2,8. 

. if  ■ ^ 

Composition.  — MgC‘.  Elle  contient  souvent  en  outre  de 

V • # • t 

l’eau  (MgC  + 6Aq),  de  la  chaux  carbonatée  et  de  la  magnésie 

'j*  • “ 4 v / 

hydratée  (MgAq8  4-  3Mgè*).  C’est  d'après  leur  composition 
que  l’on  distingue  les  trois  variétés  plastique , silicifere  et 
calcarifère.  „ • , . ■- 

688.  Gisement.  La  giobertite  se  trouve  tantôt  en  veines,  tan- 

tôt en  nodules , tantôt  en  masses  quelquefois  considérables , 
mais  jamais  homogènes , dans  les  terrains  de  serpentine;  quel- 
quefois aussi  elle  se  trouve  en  bancs  interrompus,  telle  est 
particulièrement  la  giobertite  calcarifère.  Associée  comme  par- 
tie intégrante  à la  chaux  carbonatée , elle  constitue  la  dolo- 
mie. La  variété  silicifère , qui  se  trouve  particulièrement  aux 
environs  de  Turin,  a été  employée  pendant  long-temps  avec 
succès , au  lieu  de  kaolin , dans  plusieurs  manufactures  de 
porcelaine  . 


y 
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3*  ESPÈCE.  BOKAC1TM. 

„ V , 

...  ; : s 

( Magnésie  boralée.  Spath  sédatif  on  boracique;  quarz  cubique  ; 
borate  magnésio-calcaire .) 

689.  Caractères  essentiels.  Sa  cristallisation  dérive  du  cube.- 
On  la  trouve  toujours  cristallisée.  Ses  formes  dominantes  sont 
le  cube  et  le  dodécaèdre  rhomboïdal  régulier  : on  ne  trouve 
jamais  le  cube  parfait;  il  a toujours  des  modifications  , et 
quand  il  n’en  a pas,  certains  angles  sont  arrondis;  d’autres 
fois  ses  arêtes  sont  tronquées , et  quand  les  troncatures  attei- 
gnent leurs  limites,  elles  donnent  le  dodécaèdre  rhomboïdal. 

On  observe  dans  les  cristaux  qui  sont  tronqués  sur  les  arêtes  , 
que  les  angles  offrent  aussi  des  modifications.  Dans  certains 
cas  , le  nombre  des  facettes  est  différent  sur  les  angles  oppo—  ^ 
sés.  Quatre  angles  du  cube  opposes  en  diagonale  présentent 
constamment  moins  de  facettes  que  les  quatre  autres  ; mais 
cette  substance  est  électrique  par  la  chaleur.  Les  angles  qui 
offrent  le  plus  de  facettes  donnent  l’électricité  vitrée , et  ceux 
qui  en  ont  le  moins  donnent  l’électricité  résineuse  , en  sorte 
qu’il  y a dans  ces  cubes  quatre  axes  et  huit  pôles  électriques  : 
les  centres  d’action  électrique  des  axes  sont  très  voisins  de  leur 
extrémité.  On  peut  supposer  qu’au  moment  où  ces  cristaux  se 
formaient , l’électricité  exerçait  son  action , et  qu’alors  ils  ont 
éprouvé  d’un  côté  des  modifications  tju’ils  ne  devaient  pas 
éprouver  de  l’autre.  Les  cristaux  sont  petits  ; les  plus  gros  at- 
teignent 6 lignes  , mais  ils  sont  très  rares  : ils  ne  sont  jamais 
accolés  ni  implantés,  mais  empâtés  dans  du  gypse.  La  surface 
est  lisse,  quelquefois  un  peu  rude,  et  présénte  des  cavités  : 
dans  ce  cas , ils  donnent  difficilement  des  signes  d’électricité. 

L’éclat  est  faible  ; la  cassure  est  imparfaitement  concho'ide  ; 
la  translucidité  est  très  grande  ; la  dureté  est  assez  forte  ; elle 
raie  le  verre.  Sa  densité  est  de  2,6  ; sa  couleur  est  le  blanc  gri- 
sâtre, verdâtre  ou  jaunâtre.  Au  chalumeau,  elle  fond  avec 
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bouillonnement , et  donne  un  émail  jaunâtre , qui  se  hérisse 
de  petites  pointes.  Les  acides  sont  sans  action  sur  elle. 

Composition.  = ÀfgB*.  Elle  contient  ordinairement  5 l’état 
de  mélange  des  quantités  variables  de  fer,  de  silice,  et  aussi 
de  chaux  carbonatée,  qui  lui  ôte  alors  sa  translucidité. 

690.  Gisement.  Les  cristaux  de  boracite  se  trouvent  dissé- 
minés dans  une  espèce  de  roche  formée  de  chaux  sulfatée  gra- 
nulaire assez  compacte , près  de  Lunebourg,  au  mont  Kalk- 
berg  et  au  Segeberg  dans  le  Holstein.  Ils  sont  ordinairement 
accompagnés  de  chaux  carbonatée  magnésifère , et  selon 

M.  StefTens,  de  succin  ou  au  moins  d’un  fossile  bitumineux 
et  fétide. 

4*  ESPÈCE.  MAGüisiB,  NITRATEE. 

‘,4  ^ . , * ‘ 

691.  Caractères  essentiels.  Substance  incolore  quand  elle 

est  pure,  attirant  fortement  l’humidité  de  l’air,  susceptible 
de  cristalliser  en  prismes  rhomboïdaux.  Sa  solution  précipite 
par  l’ammoniaque. 

v * 

Composition.  = ÜgA*. 

Gisement.  Se  trouve  en  dissolution  dans  les  eaux  et  dans  les 
matériaux  salpêtrés,  accompagnant  les  nitrates  de  chaux  et 
de  potasse.  v . , , . . 1 

On  la  décompose  pour  la  transformer  en  nitrate  de  potasse 
(827). 

5e  ESPÈCE.  HTAGNERITE. 

( Magnésie  phosphatée.  ) 1 ' 

692.  Caractères  essentiels.  Substance  blanchâtre  ou  jau- 
nâtre , d une  texture  vitreuse , susceptible  de  se  diviser  en 
prisme  rhomboïdal. 

c 1 N 

aa  pesanteur  spécifique  est  de  3,i  1. 

Composition.  =.«Mg',Pa.  Elle  contient  toujours  une  certaine  < 
quantité  de  fluate  de  magnésie.  < 

• ‘ 1 . ( 
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On  a trouvé  ce  minéral  dans  des  schistes  argileux  et  des  mi- 
caschistes à Hollgraben  près  Werfen,  dans  le  Salzburg  et  aux 

États-Unis  d’Amérique. 

• , ♦ . « 

6e  ESPÈCE.  CORDROD1TB. 

. ' . * „ t 

( Magnésie  silicatée.  Maclurite.) 

6g3.  Caractères  essentiels.  Minéral  jaunâtre  ou  brunâtre, 
à cassure  vitreuse , à texture  laminaire , rayant  légèrement  le 
verre , opaque  ou  translucide.  Les  morceaux  translucides  dont  ^ 
la  surface  çst  lisse  , étant  isolés  et  frottés,  acquièrent  l’électri- 
cité résineuse.  Les  morceaux  bruns  agissent  sur  l’aimant , ce 
qui  est  dû  à un  peu  de  fer  inteiposé.  Sa  densité  est  de  3,1 . Sa 
forme  primitive  est  un  prisme  rectangulaire  oblique , dont  la 
base  est  inclinée  sur  un  des  pans  de  1120.  Il  fond  très  dif- 
ficilement au  chalumeau , mais  noircit , effet  qui  est  dû  à la 
présence  d’une  petite  quantité  d’un  corps  combustible. 

Composition.  = Mg3 Si* . Il  contient  en  outre  un  peu  de 
chaux,  d’alumine,  d’eau  et  d’acide  fluorique. 

Gisement.  On  l’observe  habituellement  sous  forme  de  la- 
melles ou  de  grains  à texture  lamelleuse , disséminés  dans  une 
gangue  calcaire.  On  le  rencontre  en  Finlande , en  Suède , aux 
États-Unis.  Dans  cette  dernière  localité , on  le  trouve  eu  pe- 
tits prisme  s hexaèdres  terminés  par  des  pointemeusà  six  faces. 

7*  ESPÈCE.  TALC. 

( Magnésie  silicatée.  Craie  de  Briançon.) 

694.  Caractères  essentiels.  Substance  douce  et  grasse  au 
toucher  ; se  laissant  facilement  rayer , et  laissant  souvent  des 
traces  blanches  et  nacrées  sur  les  corps  que  l’on  en  frotte  ; di- 
visible en  feuilles  minces,  flexibles,  non  élastiques.  Sa  texture 
est  le  plus  souvent  lamelleuse,  quelquefois  fibreuse;  son  as- 
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pect  est  luisant  et  même  nacre'.  Elle  est  quelquefois  pulvéru- 
lente. Le  frottement  lui  communique  l’électricité  résineuse,  et 
si  l’on  en  frotte  un  morceau  de  résine , elle  lui  communique 
l’électricité  vitrée , parce  qu’alors  une  grande  quantité  de  pe- 
tites lamelles  restent  attachées  à la  résine.  Ses  couleurs  sont  : 
le  blanc , le  jaunâtre,  le  verdâtre,  le  rosâtre  et  le  rougeâtre. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,5  à 2,8. 

On  la  trouve  quelquefois  cristallisée  en  prismes  hexaèdres,  ou 
en  petits  cristaux  triangulaires;  la  forme  primitive  paraît  être 
un  prisme  droit  à base  rhombdidale.  On  observe  deux  axes  de 
double  réfraction , attractifs , très  rapprochés  l’un  de  l’autre. 

Au  chalumeau,  elle  blanchit,  mais  ne  se  fond  que  très  diffi- 
cilement ; l’acide  sulfurique  la  dissout  en  partie  à chaud  ; elle 
donne  des  indices  de  magnésie  par  les  réactifs. 

Composition.  = MgSi’.  Peut-être  contient-elle  un  peu  d’eau. 

6g5.  Caractères  d’élimination.  Le  talc  et  le  mica  ont  la 
plus  grande  analogie  ; il  est  même  souvent  très  difficile  à l’as- 
pect de  pouvoir  les  distinguer  l’un  de  l’autre , surtout  lors- 
qu’ils sont  tous  deux  en  lames  transparentes.  Cependant  on 
différenciera  le  talc  du  mica  en  ce  que  celui-ci  raie  le  talc , et 
a une  élasticité  sensible,  qu’il  acquiert  l’électricité  vitrée,  et 
que  sa  surface  est  seulement  douce  au  toucher,  sans  être  onc- 
tueuse. > ... 

696.  Gisement.  Le  talc  fait  partie  des  terrains  qui  font  le 
pa96age  des  terrains  primitifs 'aux  terrains  de  transition  ; il  y 
forme  des  montagnes  entières , qui  sont  stratifiées  avec  beau- 
coup d’aùtres  substances.  On  le  rencontre  du  reste  dans  un 
grand  nombre  de  roches.  Il  se  trouve  sous  forme  de  veines  et 
de  filons  dans  celles  de  serpentine. 

697.  Usages.  Le  talc  est  fréquemment  employé  dans  les 
arts  ; on  s’en  sert  pour  les  papiers  satinés,  dans  la  pâte  desquels 
on  le  fait  entrer  à l'aide  d’une  pierre  à polir.  On  l’emploie 
pour  préparer  le  blanc  de  fard,  les  pastels,  etc.  Dans  le 
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commerce , on  donne  le  nom  de  craie  de  Briançon  au  talc 
écailleux  d’Haüy,  et  celui  de  talc  de  Denise  au  talc  laminaire 
du  même  auteur.  i 

8*  ESPÈCE.  STEATITE . 

, * . 

( Magnésie  silicatée  hydratée.  Pierre  de  lard}  talc  stéatite, 
Brongn.  ; vulgairem.  craie  d’Espagne.  ) 

698.  Caractères  essentiels.  Se  trouve  en  masses , sous  forme 
de  croûtes,  de  petites  couches,  de  petits  filons.  Elle  offre 
aussi  des  formes  cristallines , qui  appartiennent  à d’autres  es- 
pèces : on  y a observé  le  prisme  du  cristal  de  joche , le  rhom- 
boèdre obtus  de  la  chaux  carbonatée , les  formes  du  felspath 
\ et  du  pyroxène.  La  cassure  est  inégale , à petits  grains,  presque 
terreuse;  la  couleur  est  très  claire,  d’un  blanc  grisâtre  , jau- 
nâtre ou  rougeâtre , quelquefois  rubanée.  La  surface  des  . 
pseudo-cristaux  est  luisante.  La  stéatite  est  très  tendre  , se 
laisse  rayer  par  l’ongle , ne  happe  pas  à la  langue , prend  de 
l’éclat  par  le  frottement. 

Composition.  = Mg3Si*  -J-  xAq. 

Quelquefois  la  stéatite  offre  des  dendrites  dans  son  inté- 
rieur. On  les  a généralement  attribuées  à des  infiltrations 
d’oxide  de  fer  ou  de  manganèse  ; mais  M.  Linck  croit  que  ce 
sont  des  vestiges  de  véritables  corps  organisés , et  il  les  a dé- 
crits comme  étant  des  fucus  et  des  céramions  analogues  à ceux 
qu’on  trouve  dans  la  mousse  de  Corse  des  pharmacies  ( fucus 
helminthocorthon;  off).  . . 

Gisement.  Elle  se  trouve  en  petits  filons  qui  traversent  des 
terrains  de  serpentine  ou  des  roches  talqueuses.  On  en  trouve 
en  Angleterre , en  Allemagne , en  Écosse , en  Norwège  , etc. 

Usages.  Elle  a été  en  usage , comme  pierre  à porcelaine  , 
dans  les  fabriques  anglaises.  On  a quelquefois  gravé  sur  elle  , 
et  pour  lui  communiquer  ensuite  plus  de  solidité,  on  la  chauf- 
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fait  fortement.  On  en  fait  des  crayons  ; on  l’emploie  dans  quel- 
ques cas  comme  terre  à foulon j enfin , le^emmes  indiennes  en 
font  des  galettes  qu’elles  mangent  avec  delices^de  même  que 
la  magnésite  : elles  choisissent  de  préférence  celle  qui  contient 
le  plus  d’oxide  de  fer. 

1 1 

9*  ESPÈCE.  UJGNÊSITE. 

( Magnésie  silicalée  hydratée.  ) 

699.  Caractères  essentiels.  Substance  d’un  blanc  de  lait , 
opaque,  quelquefois  translucide  sur  les  bords,  surtout  quand 
elle  est  humectée  ; à texture  compacte  fine  ou  terreuse  ; en 
masses  assez  légères , tendres , mais  pourtant  tenaces , sèches 
au  toucher  ; à cassure  raboteuse  et  conchoïde.  L’acide  sulfurique 
la  dissout;  elle  se  ramollit  dans  l’eau,  mais  fait  une  pâte 
courte  avec  elle  ; elle  donne  de  l’eau  par  la  calcination , et 
prend  du  retrait.  Sa  densité  est  de  1,2  à 1,6. 

Composition.  :=  Mg§i* -f- 5 Aq. 

700.  Caractères  d’élimination.  Elle  est  souvent  difficile  à 
distinguer  à l’aspect  de  la  giobertite  ; elle  en  diffère  en  ce 
qu’elle  ne  fait  pas  effervescence  avec  les  acides. 

701.  M.  Brongniart  en  distingue  cinq  variétés  principales , 
qui  sont  : 

La  magnésite  écume  de  mer,  qui  se  trouve  en  Asie-Mineure, 
en  masses  ou  en  rognons  répandus  dans  du  calcaire  compacte. 
On  en  fait  des  pipes  très  estimées. 

La  magnésite  de  Madrid,  qui  se  trouve  près  de  cette  ville,  en 
couches  qui  alternent  avec  de  l’argile , du  silex  pyromaque  et 
du  silex  résinite.  On  l’emploie  pour  faire  de  la  porcelaine. 

La  magnésite  de  Salinclle  (pierre  à détacher),  qui  se  trouve 
dans  le  département  du  Gard , dans  des  terrains  formés  par 
des  débris  organiques  appartenant  aux  eaux  douces. 

La  magnésite  parisienne , qui  se  trouve  à Saint-Ouen,  Crécy 
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Ct  Coulommiers,  accompagnée  de  calcaire  et  de  silex  pyro— 
maque.  « * . 

La  magnésie  pulvérulente , qui  doit  peut-être  cet  état  à la 
pette  de  l'eau  qu’elle  contenait.  On  la  trouve  aux  États-Unis. 

Annotations.  On  a remarqué  qu’en  général  les  pierres  ma- 
gnésiennes, et  ici  nous  comprenons  la  plupart  des  espèces  de 
cette  famille,  frappaient  de  stérilité  les  terrains  dans  lesquels  . 
elles  se  trouvent. 

IO*  ESPÈCE.  SERPENTINE.  . 

( Magnésie  silicalée  hydratée.  Pierre  ollaire.  ) 

702.  Caractères  essentiels.  La  serpentine  a beaucoup  d’ana- 
logie avec  le  talc  ; elle  se  trouve  en  niasses  qui  forment  souvent 
des  couches  très  étendues.  La  cassure  est  esquilleuse,  à es- 
quilles fines,  nombreuses,  quelquefois  cireuse  ou  inégale,  ra- 
rement à larges  esquilles  ou  conchoïde  ; difficile  à casser.  Quel- 
ques variétés  sont  translucides  et  presque  jamais  entièrement 
opaques,  toujours  d’un  vert  foncé,  très  rarement  rouges;  pré- 
sente cependant  des  couleurs  mélangées  qui  sont  souvent  dues 
à des  mélanges  de  chaux  carbonatée.  Se  laisse  rayer  par  le 

pouteau,  quelquefois  même  par  de  la  chaux  carbonatée  ; elle 

■ 

contient  souvent  assez  d’oxide  de  fer  pour  être  attirable  à l'ai- 
mant. Sa  densité  est  de  2,5  à 2,7.  Elle  est  infusible,  sans 
addition,  et  donne  de  l’eau.par  la  calcination. 

Composition.  = Mg3Si>-4-  3MgAq*.  Souvent  une  portion  de 
magnésie  est  remplacée  par  de  l’oxidule  de  fer  ; elle  contient 
aussi  quelquefois  un  peu  d’oxide  de  chrême , et  M.  Peschier 
vient  de  découvrir  que  le  titane  est  un  de  ses  principes  consti— 
tuans.  Suivant  le  même  chimiste , toutes  les  serpentines  con- 
tiendraient une  certaine  quantité  de  soude. 

703.  Gisement.  La  serpentine  constitue  une  roche  particu- 
lière , qui  forme  des  masses  ou  des  couches  considérables  dans 
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• 

les  terrains  de  transition.  Cette  roche  est  la  base  des  terrains 
de  serpentine  : elle  ne  renferme  jamais  ni  débris  organiques 
ni  filons  métallifères , mais  on  y trouve  diverses  espèces  de 
minéraux , comme  le  fer  oxidé , le  fer  chromé , le  grenat, 
l’asbeste , la  diallage , etc. 

■jo3  bis.  lisages.  On  emploie  la  serpentine  comme  objet  de  dé- 
coration; on  en  fait  aussi  des  mortiers.  On  se  sert  de  la  pierre 
ollaire,  qui  n’est  qu’une  variété  de  se|pentine , pour  faire  des 
marmites , des  poêles,  des  fourneaux  et  autres  objets , qui  ré- 
sistent d’autant  mieux  à l’action  du  feu  qu'ils  sont  infusibles, 

et  durcissent  par  son  action  prolongée. 

( / 

* ' ’ . » ' 

IIe  ESPÈCE.  PÉJUDOT.  s 

' * ' * X 

( Magnésie  silicatée  ferrij'ere.  ) 

704.  Caraclbres  essentiels.  Substance  ordinairement  vitreuse, 
de  couleur  verdâtre  ou  noire , rayant  faiblement  le  verre,  jouis- 
sant à un  haut  degré  de  la  double  réfraction  (elle  a lieu  à tra- 
vers une  des  grandes  faces  du  sommet  et  le  pan  du  prisme  qui 
lui  est  opposé)  ; agissant  sur  le  barreau  aimanté  ; à cassure  con— 
choïde , éclatante , quelquefois  granulaire  ; infusible  au  chalu- 
meau, mais  y perd  sa  transparence  et  devient  brune. 

Sa  forme  primitive  se  rapporte  à un  prisme  droit  rectangulaire, 
dont  les  trois  côtés  sont  entre  eux  comme  les  nombres  25,  r4 
et  1 1 . Ses  cristaux  sont  des  prismes  rectangulaires  qui  sont  tou- 
jours modifiés;  ils  présentent  un  clivage  facile,  parallèlement  à 
la  face  du  prisme  qui  est  la  plus  étroite.  Les  modifications  sont 
des  troncatures  Sur  les  arêtes  latérales.  On  observe  une  espèce 
de  prisme  hexagonal , mais  c'est  le  prisme  ordinaire  avec  un 
biseau  sur  chacune  des  arêtes  latérales  ; deux  faces  s’étendent 
• jusqu’à  faire  disparaître  les  arêtes , ce  qui  donne  six  faces.  Ce 
prisme  devient  quelquefois  rhomboidal.  Les  cristaux  sont 
quelquefois  parfaitement  diaphanes;  mais  il  faut,  pour  bien 
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observer  ce  caractère , qu’ils  aient  été  polis , parce  que  les  faces 
n’offrent  pas  d’éclat. 

• • 

Compositioh.  = Mg1  S ia  -f- une  certaine  quantité  de  F e1  Si*. 

■jo5.  Caractères  d’élimination.  On  distingue  le  péridot  de 
la  chaux  phosphatée  en  ce  qu’il  est  beaucoup  moins  dur,  et 
de  Yidocrase  par  son  infusibilité. 

7o5  bis.  M.  Brongniart  établit  trois  variétés  principales. 

Péridot  chtysolile.  Il  est  couleur  vert  de  pistache.  Cas- 
sure tantôt  vitreuse,  tantôt  esquilleuse.  Se  trouve  toujours  en 
cristaux  assez  petits. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,4* 

Péridot  olivinc.  ( Chrysolile  des  volcans).  En  masses  granu- 
laires , à cassure  vitreuse  ; éclat  vitreux  légèrement  gras,  La  cou- 
leur des  masses  varie  ainsi  que  celle  qui  est  particulière  aux  petits 
grains  isolés,  depuis  le  vert  jusqu’au  rougeâtre  et  au  noirâtre. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,2. 

Sa  composition  paraît  différer  un  peu  de  la  composition  gé- 
nérale des  péridots. 

Les  masses  qui  sont  vertes  doivent  leur  couleur  au  fer  pro- 
toxidé,  celles  qui  sont  rouges  au  fer  peroxidé;  on  remarque 
que  les  premières  ne  tardent  pas  à passer  aux  secondes,  et  cette 
altération  est  quelquefois  même  beaucoup  plus  forte , si  bien 
que  l’on  ne  peut  plus  reconnaître  l’olivine. 

Péridot  limbilite.  (Schuzitc  de  Saussure).  En  grains  fria- 
bles , à texture  ordinairement  terreuse , opaque  et  présen- 
tant des  couleurs  sales,  dont  les  plus  communes  sont  le  jaune 
et  le  rougeâtre.  Il  paraît  provenir  de  la  décomposition  de  l’o— 
livine , qui  se  transforme  en  une  substance  argilloïde  plus  ou 
moins  colorée.  Sa  composition  paraît  la  même  que  celle  de 
j.  cette  variété. 

■jo5  ter.  Gisement.  Le  péridot  appartient  exclusivement  aux 
roches  basaltiques  j il  y est  toujours  disséminé.  L’olivine  se 
trouve  en  rognons  formés  d’une  multitude  de  petits  grains  em- 
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pâtés  dans  des  roches  volcaniques , ou  emplissant  les  cavités 
des  grosses  masses  de  fer  météorique.  Elle  est  toujours  ac- 
compagnée de  pyroxène  augite,  et  ne  se  trouve  daus  aucun 
terrain  trappéen , ce  qui  peut  aider  à distinguer  ce  terrain  de 
celui  de  basalte  : du  reste , elle  est  très  fréquente  dans  la  plu- 
part des  terrains  basaltiques.  Le  péridot  limbilite  se  trouve 
dans  les  mêmes  gisemens.  Quant  au  péridot  chrysolite,  on  pré- 
sume que  celui  qui  se  trouve  dans  le  commerce  a été  retiré 
de  sables  de  transport. 

Usages.  On  emploie  le  péridot  dans  la  joaillerie;  mais  son 
peu  de  dureté  , qui  ne  lui  permet  pas  de  conserver  long-temps 
le  poli  qu’on  lui  donne , empêche  qu’il  ne  soit  aussi  estimé 
que  les  autres  pierres  précieuses. 

12*  ESPÈCE.  VIALLAOS. 

- * • * • 

( Magnésie  et  fer  silicatés.  ) 

706.  Caractères  essentiels.  Cette  substance  offre  un  clivage 
particulier  qui  la  caractérise.  Elle  se  divise  toujours  en  lames 
rhoinboïdales , brillantes  sur  leurs  grandes  surfaces,  ternes  sur 
leurs  bords.  Ce  clivage  conduit  à un  prisme  oblique  rectan- 
gulaire , dont  les  angles  sont  de  75  à 85°  environ.  Elle  est  plus 
souvent  en  masses  lamellaires  ou  fibreuses , que  cristallisée.  Elle 
raie  à peine  le  verre , se  fond  au  chalumeau  en  un  émail  gri- 
sâtre. 4 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3. 

Composition.  Elle  n’est  pas  encore  établie  d’une  manière 
bien  certaine.  On  la  regarde  comme  composée  de  bi-silicate  de 
magnésie  et  de  bi-silicate  de  fer  quelquefois  remplacé  par  un 
silicate  de  chaux.  Quelques  variétés  renferment  une  grande 

quantité  d’alumine.  Sa  formule  = SMg3^  -|-  Fe3’SiL 

On  en  distingue  trois  variétés  principales. 

Tome  II . 4 
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D tallage  verte.  (Smaragdite  de  Saussure,  totalité,  émerau- 
dile  de  Daubenton.  ) Couleur  verte  grisâtre  ou  violâtre , 
e'clat  satiné  ou  nacré  opaque.  Elle  doit  sa  couleur  verte  à de 
l’oxide  de  clirôme. 

La  diallage  verte  est  une  des  parties  essentielles  de  deux 
roches  primitives  que  Haüy  a nommées  euclogile  et  euphotide. 
La  première  se  trouve  en  Carinlliie,  en  Styrie  et  dans  les  Alpes  ; 
la  seconde  dans  l’île  de  Corse,  aux  environs  de  Turin,  sur  la 
côte  de  Gênes  et  près  du  lac  de  Genève.  La  diallage.  est  tou- 
jours disséminée  en  petites  parties  cristallines , accompagnées 
de  jade  et  de  pétrosilex.  La  roche  dans  laquelle  elle  se  trouve 
prend  le  nom  de  marbre  vert  de  Corse. 

Diallage  chatoyante.  ( Spath  chatoyant  de  Brochant.  ) Cou- 
leur vert  bouteille  foncé  et  gris  satiné  métallique , opaque , 

, ayant  un  éclat  très  vif. 

Se  trouve  disséminée  dans  une  roche  de  serp’entine , quel- 
quefois dans  du  talc  schistoïde , à Dortsof  en  Banffshire , en 
Cornouailles , à Cultonliill  en  Écosse , etc. 

Diallage  métalloïde.  ( Bronzite , pistasite.)  Texture  lamel- 
laire, lames  courbées  légèrement  soyeuses,  aspect  métal- 
loïde du  bronze. 

Elle  est  disséminée  accidentellement  en  petites  masses 
pseudo-régulières , dans  la  serpentine  diallagiqne.  Se  trouve 
dans  plusieurs  beux  de  l’Allemagne  , pays  de  Bayreuth  , Car- 
niole  en  Autriche  ,•  et  en  France  dans  le  département  des 
Hautes-Alpes. 

ï3“  ESPÈCE.  HYPERSTENE. 

m 

{Magnésie  et  fer  silicalés.  Labradorische  hornblende;  paulite .) 

707.  Caractères  essentiels.  Sa  cristallisation  est  un  prisme 
droit  rhombo'dal,  de  ioo°  et  8o°  environ.  Se  trouve  en  masses 
laminaires , compactes , testacées  et  souvent  en  galets.  Sa  cas- 
sure estlamelleuse,  son  éclat  miroitant  sur  les  faces  parallèles 
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à la  base  du  prisme , avec  chatoyement  métalloïde.  Sa  couleur 
est  le  brun  noirâtre  ou  verdâtre  foncé;  les  reflets  sont  d’un 
rougç  de  duivre  : est  aussi  dure  que  le  felspath , et  plus  dure 
que  l’amphibole.  S’électrise  résineusement  par  le  frottement  ; 
fond  sur  les  charbons  en  un  verre  opaque. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,2  à 3,4- 

Sa  composition  = Mg3  S i*  + Fe3  S i*. 

Gisement.  L’hyperstène  se  trouve  dans  des  roches  qui  ap- 
partiennent aux  terrains  intermédiaires,  sur  la  côte  du  Labra- 
dor, dans  l’Amérique  septentrionale.  On  en  a trouvé  aussi  en 
Écosse , au  Groenland,  etc. 

On  en  fait  des  bijoux. 

t 

l4e  ESPÈCE,  en  LO  RITE. 

( Magnésie,  fer,  alumine  silicatés  hydratés  ? terre  verte.  ) 

708.  Caractères  essentiels.  La  chlorite  se  présente  sous 
forme  de  masses  plus  ou  moins  considérables , formées  par  la 
réunion  d’une  infinité  de  petites  paillettes  d’un  vert  très  foncé. 
Elle  répand  l’odeur  argileuse  par  l’insufflation.  Se  fond  au 
chalumeau  en  un  émail  noir  et  boursoufflé. 

Composition.  On  n’est  pas  d’accord  sur  la  composition  de 
cette  espèce.  Quelques  auteurs  la  regardent  comme  un  mélange 
de  plusieurs  espèces  et  comme  un  résultat. de  décomposition; 
d'autres  la  considèrent  comine  formée  d’un  silicate  à base  al- 

m 

câline  avec  silicate  de  magnésie  (parfois  remplacé  par  du  fer) 
et  avec  un  silicate  d’alumine. 

708  bis.  On  distingue  quatre  variétés  principales  de  chlorite. 

Chlorite  commune . (Chlorite  terreuse , Brochant.)  D'un  vert 
plus  ou  moins  foncé,  passant  quelquefois  au  brun  et  au  jaune 
roussàtre;  présenté  parfois  de  petits  cristaux  hexaédriques 
allongés  et  courbés. 

Se  trouve  en  petites  masses  et  souvent  en  croûtes  sur  des 

4.. 
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cristaux  qui  tapissent  des  cavités,  ou  bien  elle  pénètre  ces  cris- 
taux. Se  trouve  dans  beaucoup  d’endroits , dans  les  Alpes,  où 
elle  forme  assez  souvent  de  petits  filons  dans  des  serpentines. 

Chlorite  écailleuse.  ( Chlorite  schisteuse.  Brochant.  ) Est  en 
masses  solides  à structure  schisteuse , à feuillets  courbes.  Sa_ 
couleur  est  le  vert  foncé  presque  noir.  Elle  ressemble  telle- 
ment au  talc , que  M.  Haüy  la  regarde  comme  un  evariété  de 
celui-ci;  mais  la  présehee  du  fer  l’en  distingue.  On  la  consi- 
dère comme  une  roche  qui  forme  des  couches  assez  puissantes 
dans  les  montagnes  de  schistes  argileux.  Elle  renferme  des 
cristaux  de  fer  oxidule' , de  quarz , des  grenats.  On  la  remar- 
que surtout  en  Corse,  en  Norwège,  en  Suède,  etc. 

Chlorite  compacte.  ( Chlorite  baldogée ; talc  zograpliique , 
Haüy.)  Est  en  masses  d’un  vert  foncé  tirant  sur  le  bleuâtre,  à 
cassure  terreuse,  à grains  fins,  un  peu  onctueuses  au  toucher  et 
prenant  de  l’éclat  par  la  raclure. 

Se  trouve  ou  en  masses  assez  volumineuses,  ou  en  petits 
nodules  delà  grosseur  d’un  pois,  toujours  disséminés  sans 
régularité  dans  les  basaltes , les  porphyres , les  roches  amyg- 
daloïdes,  etc. , dans  les  mêmes  circonstances  géologiques  que  les 
agates. 

On  l’exploite  à Bentonico,  au  nord  de  Monte-Baldo  près 
Vérone.  Elle  prend  le  nom  de  terre  de  Verone.  Employée 
dans  la  Peinture. 

Chlorite  granulaire.  En  petits  grains  d’un  vert  plus  ou 
moins  pâle, "arrondis,  ressemblant  beaucoup  à des  grains  de 
cliennevis.  Quelquefois  elle  ne  contient  pas  de  magnésie.  C’est 
surtout  elle  qui  forme  le  sable  vert  disséminé  dans  les  roches 
crayeuses. 

Généralement  elle  se  trouve  disséminée  dans  les  terrains 
calcaires  de  formation  moderne,  comme  dans  le  calcaire  gros- 
sier des  environs  de  Paris. 
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{Alumine  et  magnésie  silicatées.  Dichroïte;  saphir  d’eau; 
iolile ; peliom  ; sleinheilite ; luchssaphir;  fahlunite  dure.) 

709.  Caractères  essentiels.  Substance  vitreuse , d’une  cou- 
leur bleuâtre  ou  violâtre , quelquefois  assez  pure  ; lorsque , en 
regardant  à travers  un  cristal  transparent  , on  dirige  le  rayon 
visuel  parallèlement  à l’axe,  la  couleur  est  d’un  bleu  violâtre  ; 
si,  au  contraire,  le  rayon  visuel  est  dirige'  perpendiculairement 
à l’àxe , la  couleur  est  d’un  jaune  brunâtre  : de  là  le  nom  de 
dichroïte.  Elle  raie  fortement  le  verre  et  légèrement  le  quarz. 
Sa  cassure  est  vitreuse  et  inégale,  quelquefois  imparfaitement 
conchoïde  ; elle  jouit  delà  double  réfraction  à travers  une  face 
parallèle  à l’axe  et  une  autre  qui  lui  est  oblique.  Sa  forme 
primitive  est  le  prisme  hexaèdre  régulier.  On  la  rencontre  tan- 
tôt en  cristaux , et  plus  souvent  en  petits  grains , recouverts 
d’un  enduit  d'un  blanc  bleuâtre. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,56. 

Composition.  — j?es  3 AlSi. 

Mns  J 

Gisement.  La  cordiérite  se  trouve  disséminée , soit  dans  des 
roches  de  micaschiste  en  place,  comme  en  Bavière,  soitdans  de^ 
fragmens  de  micaschiste  enveloppés  dans  des  débris  ignés, 
comme  au  cap  de  Gâte  en  Espagne.  On  en  a rencontré  aussi  au 
Saint-Gothard  ; près  d’Arendal  en  Norvège,  et  au  Groenland. 

J 6e  ESPÈCE.  Sl'lNELLE. 

( Magnésie  aluminalèe.  ) 

710.  Caractères  essentiels.  Substance  rayant  le  quarz,  à 
cassure  vitreuse,  quelquefois  conchoïde  et  aplatie;  à réfrac- 
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tion  simple;  infusible  au  chalumeau;  ayant  une  pesanteur 
spécifique  de  3,64  à 3,76. 

Se  trouve  toujours  en  cristaux  qui  dérivent  d’un  octaèdre 
régulier.  Les  formes  dominantes  sont  l’octaèdre  primitif, 
l’octaèdre  tronqué  sur  les  arêtes,  le  dodécaèdre  rhomboïdal 
présentant  quelquefois  huit  angles  triples  sur  lesquels  naissent 
des  triangles  équilatéraux,  qui  nesont  autre. chose  que  les  faces 
de  l’octaèdre  primitif.  On  observe  encore  quatre  facettes  sur 
chacun  des  angles  quadruples.  On  trouve  aussi  des  cristaux 
hémitropes  et  d’autres  dont  les  faces  sont  taillées  en  biseau,  «f 

Composition.  = MgÂl*. 

On  peut  partager  cette  espèce  en  deux  variétés  principales,  qui 
sont  le  spinelle  rubis  et  le  spinelle  pléonaste.  Plusieurs  auteur» 
en  admettent  une  troisième,  1 e spinelle  gahnile,  que  sa  compo- 
sition doit  faire  placer  dans  la  famille  du  zinc  (5 10). 

Spinelle  rubis.  ( Rubis  balais.)  La  couleur  est  le  rouge  vif 
passant  au  rouge  ponceau,  au  rouge  rose  et  au  rouge  violet, 
et  paraît  due  à de  l'acide  chromique  ; son  clivage  est  facile,  et 
les  cristaux  n’atteignent  jamais  de  grandes  dimensions.  Selon 
Klaproth,  il  contiendrait  un  peu  de  silice , d'oxide  de  fer  et  de 
chaux.  • 

Spinelle  pléonaste.  ( Spath  fusible  aluminifcre.)  Sa  cou- 
leur est  ordinairement  le.  noir  foncé  presque  opaque  ; quel- 
quefois cependant  elle  est  purpurine , bleuâtre  ou  verdâtre; 
elle  paraît  due  à de  l’oxide  de  fer.  Son  clivage  est  difficile.  Ses 
cristaux  sont  plus  gros  et  moins  durs  que  ceux  de  la  variété 
précédente.  Il  contient  aussi  un  peu  de  silicate  d’alumine. 

711.  Caractères  d'élimination.  On  distingue  le  spinelle  flu 
corindon  hjralin  rouge  dit  rubis  oriental,  en  ce  que  celui-ci  est 
plus  dur,  sa  densité  plus  grande,  qu’il  a une  double  réfrac- 
tion et  une  teinte  très  sensible  de  violet  lorsqu’on  le  regarde 
au  soleil.  On  distingue  le  rubis  balais  de  la  topaze  d’un  rouge 
de  rose  ( rubis  du  Brésil)  et  de  la  tourmaline  rouge  (rubellite) 
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en  ce  que  ces  deux  dernières  possèdent  la  double  r^fractloa  Çt 
deviennent  électriques  par  la  ebaleur.  Or.  iê  différencie  des 
variétés  de  grenat,  dites  grenat  syrien,  de  Bohême  et  de 
Ceylan,  en  ce  quelles  sont  moins  dures  et  qu’elles  agissent  sur 
l’aiguille  aimantée.  Enfin  on  pourrait  encore  le  confondre  avec 
le  zircon  primitif,  mais  l’octaèdre  de  ce  dernier  est  bien  plus 
surbaissé  et  sa  couleur  rouge  disparaît  au  chalumeau. 

7 1 1 bit.  Gisement.  Le  spineile  rubis  paraît  appartenir  aux  ter- 
rains de  micaschiste  ; on  le  connaît  aussi  dans  des  calcaires  ma* 

* gnésiens  lamellaires  et  dans  des  roches  quarzeuses , micacées , 
rapportées  de  Ceylan.  Il  est  accompagné  de  corindon  hyalin,  de 
tourmaline  noire , brune,  et  même  violette  % de  zircons , de 
grenats , de  topazes , enfin  de  plusieurs  autres  pierres  gemmes. 

Le  spineile  ple'onaste  se  rencontre  dans  les  mêmes  lieux  que 
le  rubis;  il  existe  à Ceylan  dans  une  gangue  calcaire;  aux 
États-Unis  d’Amérique  accompagné  de  felspath  ; en  Suède  sous 
forme  de  cristaux  dans  un  calcaire  mêlé  de  mica  et  de  ser- 
pentine ; aux  Indes  en  petits  cristaux  accompagnés  de  chaux 
phosphatée.  Il  se  rencontre  aussi  dans  les  produits  volcani- 
ques, tels  que  dans  les  débris  basaltiques  qui  se  trouvent  au 
pied  de  la  colline  de  Montferrier  (Hérault)  ; dans  des  rognons 
felspathiqucs  placés  dans  les  débris  del’Aach  (sur  les  bords  du 
Rhin)  ; enfin , il  existe  à la  Somma,  dans  des  roches  micacées 
avec  idocrase,  etc.,  que  l’on  indique  souvent  comme  rejetées 
intactes  par  le  Vésuve. 

, Usages.  Le  spineile  est  employé  en  joaillerie  ; il  est  assez 
estimé  des  lapidaires  à cause  de  sa  belle  teinte. 

I f ESPÈCE.  BRUC1TE.  . 

{Magnésie- hydratée.  Némalite.) 

712.  Caractères  essentiels.  Substance  blanche , nacrée,  la- 
melleuse  ou  en  filamens  nacrés  et  flexibles;  tendre,  douce  au 
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toucher,  tfanslucide,  devenant  opaque  au  contact  de  l’air, 

' donnant  de  l’eiU.  par  la  calcination;  infusible , colorant  en 
pourpre  le  nitrate  de  cobalt.  Sa  densité  est  de  2,63  à 2,1 3. 

Sa  forme  primitive , selon  Haüy , est  un  prisme  droit  symé- 
trique. 

Composition.  = Mg  -f  2Aq. 

71 3.  Caractères  d’élimination.  On  la  distingue  du  mica  en 
ce  que  ses  lames  sont  peu  flexibles,  et  du  talc  en  ce  que,  par 
le  frottement,  elle  acquiert  l’électricité  vitrée , tandis  que  celui- 
ci  acquiert  l’électricité  résineuse. 

Gisement.  Se  trouve  en  veines  dans  desroches  de  serpentine, 
à Hoboc,  dans  le  New-Jersey , et  aux  États-Unis,  aux  îles 
Chetlandes.  Très  rare. 

VI*  FAMILLE.  CALCIUM. 

Cette  famille  comprend  vingt-cinq  espèees. 

l”  ESPÈCE.  AMIYDRITE. 

(Chaux  anhydro-s  u Ifatée  .Karstenite;  muriacite;  spath  cubique  f 
phengile.  ) 

714*  Caractères  essentiels.  Comme  son  nom  l’indique , cette 
substance  est  de  la  cliàux  sulfatée,  moins  la  quantité  d’eau 
qu’elle  contient  ordinairement.  Sa  composition  chimique  est 

donc  Ca  S*.  , • 

Sa  cristallisation  dérive  d’un  prisme  droit  à base  rectangle , 
que  l’on  pourrait  aussi  rapporter  à l’octaèdre  à base  rectangle. 

On  partage  cette  espèce  en  plusieurs  sous-espèces,  qui  sont 
les  auhydrites  lamelleuse , fibreuse , saccharoïde , compacte . 

1"  sous-espèce.  Anhydrite  lamelleuse.  Presque  toujours 
laminaire , rarement  cristallisée.  Sa  forme  dominante  est  un 
prisme  droit  rectangulaire  tronqué  sur  deux  arêtes  et  sur  ses 
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x angles.  Les  cristaux  sont  en  general  entrecroises , souvent 
aplatis.  Ses  masses  laminaires  sont  toutes  fendille'es.  La  cassure 
est  lamelleusc  clans  trois  sens  perpendiculaires  entre  eux.  11 
existe  aussi  un  clivage  diagonal , mais  moins  facile  que  les  trois 
autres;  l’éclat  est  moins  nacré  que  dans  la  chaux  sulfatée  or- 
dinaire. Les  couleurs  sont  le  grisâtre,  le  bleuâtre,  quelquefois 
le  violet.  Les  cristaux  sont  rarement  parfaitement  diaphanes; 
la  réfraction  est  double  ; les  masses  ne  sont  que  translucides. 
Elle  raie  la  chaux  sulfatée  et  même  la  chaux  carbonatée,  mais 
' elle  est  moins  dure  que  la  chaux  fluatée;  elle  est  très  fragile, 
à cause  de  la  facilité  de  son  clivage. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,95. 

Au  chalumeau  elle  ne  s’exfolie  pas,  ne  blanchit  ni  ne  se 
fond , mais  se  couvre  d’un  vernis.  Le  verre  que  l’on  obtient 
avec  un  mélange  de  chaux  fluatée  et  de  chaux  anliydro-sul- 
fatée  est  opaque , et  finit  par  devenir  infusible  si  on  le  chauffe 
long-temps. 

Quelquefois  elle  reprend  de  l’eau  et  conserve  sa  structure. 
C’est  dans  cet  état  que  M.  Haüy  l’a  nommée  chaux  sulfatée 
épigene. 

2e  sous-espèce.  Anhydrile  fibreuse  ( poljhalile ).  En  masses 
assez  analogues  à celles  de  la  chaux  sulfatée  fibreuse  ordi- 
naire. Ses  couleurs  sont  le  rouge,  le  violet.  Quelques  minéra- 
logistes la  considèrent  comme  une  espèce  particulière. 

3*  sous  - espèce.  Anhjdrite  saccharoïde.  Forme  de  grapdes 
masses  disposées  par  couches.  On  y observe  assez  souvent  une 
apparence  concrétionnée.  On  voit  que  les  masses  sont  formées 
par  beaucoup  de  petits  grains  lamellaires  offrant  l’aspect  de 
petites  écailles.  En  grand , la  cassure  est  inégale  ; elle  est  la- 
mellaire en  petit.  Ses  couleurs  sont  le  gris  blanchâtre  ou 
bleuâtre , quelquefois  violet  ou  rougeâtre. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,9. 

La  sous -variété  bleuâtre  est  quelquefois  employée  , en 
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Italie , comme  marbre , et  elle  porte  le  nom  de  marbre  bleu 
de  Wurtemberg. 

4*  sous-espèce.  Anhydrite  compacte.  On  observe  des  pas- 
sages de  la  sous-espèce  précédente  à celle-ci.  On  la  trouve  en 
masses  ccftnpactes , un  peu  mamelonnées , aplaties , et  for- 
mant des  circonvolutions  sur  elles-mêmes  , se  joignant  les 
unes  aux'  autres , ce  qui  lui  a fait  donner  le  nom  de  pierre  de 
tripes.  Sa  cassure  est  un  peu  esquilleuse.  Ses  couleurs  sont  le 
gris  rougeâtre , bleuâtre , etc.  En  général  elles  sont  sales , 
excepté  une  variété  qui  est  d’un  beau  blanc. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,8. 

71 5.  Gisement.  La  cliaux  anbydro-sulfatée  saccharoïde  se 
présente  en  grandes  masses , autour  desquelles  se  trouvent  les 
autres  sous-espèces  en  petite  quantité.  Quand  on  trouve  de 
l’anhydrite , on  trouve  aussi  de  la  chaux  sulfatée  ordinaire  ; 
et  l’on  remarque  à Bex , canton  de  Berne , que  les  masses  sont 
formées  de  gypse  jusqu’à  une  certaine  profondeur,  et  ensuite 
d’anhydrite  saccharoïde,  ce  qui  peut  faire  supposer  que  la 
masse  entière  était  de  l’anhydrite , et  que  celle  qui  se  trouve 
le  plus  à l’extérieur  a repris  de  l’eau.  L’anhydrite  saccharoïde 
se  trouve  en  grandes  couches  dans  des  terrains  de  transition 
et  dans  des  terrains  secondaires  les  plus  anciens  ; on  en  ren- 
contre dans  les  Alpes.  La  sous-espècè  lamelleuse  forme  des 
amas , soit  dans  l’intérieur  des  masses  saccharoïdes  , soit  dans 
de  petits  filons  qui  traversent  les  roches  qui  leur  sont  subor- 
données. La  variété  lamellaire  épigène  vient  de  la  Savoie, 
dans  une  masse  de  gypse  qui  paraît  avoir  été  anhydre  origi- 
nairement. On  en  trouve  aussi  en  rognons  dans  le  même  pays. 

L’anhydrite  est  toujours  accompagnée  des  substances  qni 
ee  rencontrent  avec  le  gypse.  Ses  variétés  lamellaire,  fibreuse 
et  compacte  forment  des  couches  subordonnées  à la  soude  mu- 
riatée  dans  les  salines  de  Bex  en  Suisse , dans  celles  du  Tyrol 
et  de  la  Basse-Autriche , dans  celles  de  Vie  ( département  de 
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la  Meurthe).  Il  n’y  a pas  de  gîtes  de  sel  marin  rupestre  qui 
ne  contienne  de  l’anhydrite  ; mais  l’inverse  n’a  pas  également 
lieu. 

APPENDICE. 

On  peut  ajouter  à la  sui-te  des  précédentes  variétés  d’anhy- 
drites  deux  autres  qui  résultent  du  mélange  de  l’anhydrite  avec 
quelque  corps  étranger,  savoir  : 

i°.  Uanhjdrite  quarzifere  {vulpinite).  Elle  renferme  or- 
dinairement 8 pour  100  de  silice.  Sa  couleur,  d’un  blanc  gri- 
sâtre , est  uniforme  ou  mêlée  de  bleuâtre  ; elle  pèse  2,87  ; raie 
toutes  les  autres  variétés  ; se  fond  aisément  au  chalumeau  ; 
est  phosphorescente  par  collision  et  chaleur.  Elle  se  trouve  à 
Vulpino , dans  le  Bergamasc,  en  Italie.  On  l’emploie  à Milan 
comme  pierre  à bâtir;  on  la  connaît!  sous  le  nom  de  marbre 
Bardiglio  de  Bergame.  . 

.2°.  L ’anhjcdrite  murialifere  ( muriacile ).  C’est  un  véritable 
mélange  de  chaux  sulfatée , de  sel  marin , contenant  en  outre 
quelquefois  un  peu  de  chaux  carbo'natée.  Elle  jouit  d’une 
saveur  salée  très  sensible.  Elle  est  ou  radiée  ou  laminaire  ; à 
Salzbourg. 

2*  ESPÈCE.  GYPSE. 

t . * , 

{Chaux  sulfatée  hydratée.  Sélénite  ; pierre  à plâtre .) 

7x6.  Caractères  essentiels.  Substance  assez  teiyfoe  ; ne  rayant 
pas  la  chaux  carbonatée  , et  pouvant  être  rayœ  par  l’ongle; 
jouissant  d’une  réfraction  double  à un  degré  médiocre  ; elle 
a lieu  à travers  une  des  grandes  faces  de  la  lame  soumise 
l’expérience  et  une  face  artificielle  oblique  à la  précédente. 
Les  grandes  faces  des  lames  ont  quelquefois  l’éclat  nacré.  On 
•observe  souvent  des  joints  surnuméraires  qui  indiquent  un 
clivage  parallèle  à la  petite  diagonale  de  la  base  de  la  forme 
primitive.  Celle-ci  est  un  prisme  droit  à base  parallélogramme 
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obliquangle , dont  les  angles  sont  de  ii3#  8'  et  66°  5a'. 

Sa  densité  est  de  2,26  à 2,3 1 . ♦ 

Par  l’action  du  chalumeau  le  gypse  de'cre'pite  , blanchit , et 
devient  friable  ; il  perd  alors  22  pour  cent  de  son  poids.  Un  ' 
fragment  de  cristal , présente'  au  chalumeau  par  le  plat  de  ses 
lames,  ne  fait  que  se  calciner  sans  se  fondre;  mais  si  le  dard 
de  la  flamme  est  dirigé  vers  le  bord  des  lames , la  fusion  a lieu, 
et  le  fragment  se  convertit  en  émail  blanc,  qui  tombe  en  poudre 
au  bout  de  quelques  heures.  Les  molécules  intégrantes  étant 
. des  prismes  qui  ont  plus  de  hauteur  que  de  base,  doivent 
adhérer  plus  fortement  par  leurs  pans  ou  faces  latérales  que 
par  leurs  bases  , d’où  il  résulte  qu’elles  seront  plus  difficiles  à 
désunir  par  l’action  mécanique  ou  par  celle  du  calorique  dans 
le  sens  de  leurs  pans,  que  dans  celui  de  leurs  bases.  (Haüy.) 
Le  gypse  fond  sur-le-champ  si  on  le  mêle  à la  chaux  fluatée. 

Composition . = *CaSa  -f-  4Aq. 

On  peut  partager  cette  espèce,  comne  la  précédente,  en  plu- 
sieurs sous-espèces. 

t™  sous-espèce.  Gypse  cristallisé  ( sélériile ).  Les  variétés 
de  forme  ne  sont  pas  à beaucoup  près  aussi  multipliées  que 
celles  de  la  chaux  carbonatée , mais  les  cristaux  présentent  un 
caractère  qui  leur  est  particulier.  Les  arêtes  s’émoussent , leurs 
faces  semblent  s’arrondir , et  ils  prennent  alors  des  formes  qui 
ne  sont  plus  ni  régulières  ni  symétriques.  Cependant  on  trouve 
des  cristaux  4fii  ont  conservé  leurs  arêtes  et  qui  se  rapprochent 
beaucoup  de  la  forme  primitive.  Ils  sont  terminés  par  des  bi- 
seaux qui  représentent  des  trapèzes.  La  plupart  des  cristaux 
offrent  encore  un  fait  digne  de  remarque,  c’est  qu’on  peut  les 
courber  très  sensiblement  sans  les  briser,  mais  aussi  sans  qu’ils 
reprennent  leur  premier  état;  ils  sont  flexibles , mais  non  élas- 
tiques : cela  paraît  dépendre  de  ce  que  leurs  lames  11e  se 
brisent  pas  toutes  sur  la  même  ligne  et  restent  emboîtées  les  « 
unes  dans  les  autres,  quoique  déjà  brisées.  La  base  des  cris— 
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taux  offre  un  clivage  extrêmement  facile  qui  lui  est  parallèle. 

Outre  les  irrégularités  de  forme  auxquelles  ces  cristaux  sont 
presque  toujours  soumis,  ils  tendent  encore  beaucoup  à se 
réunir  et  à donner  naissance  à des  formes  lenticulaires,  qui  se 
réunissent  plusieurs  ensemble  pour  former  des  cr'etes , des 
roses , des  fers  de  lance.  Cette  dernière  forme  est  la  plus  com- 
mune ; elle  résulte  de  l’insertion  oblique  d’une  petite  lentille 
sur  une  plus  grande.  Les  cristaux  sont  ordinairement  blancs 
ou  jaunâtres,  quelquefois  rougeâtres.  \ 

2e  sous-espèce.  Gypse  laminaire.  Sa  structure  est  lamel-  / 
leuse  ; ses  lames  sont  quelquefois  très  grandes , tantôt  trans- 
parentes et  comme  nacrées,  tantôt  d’un  blanc  laiteux.  Quoique 
très  tendre , il  peut  recevoir  un  beau  poli.  On  en  trouve  de 
très  belles  masses  à Lagny , près  Paris.  Ses  lames  sont  quel- 
quefois petites  et  brillantes  comme  celles  du  mica;  elle  se 
rapproche  alors  de  la  variété  ni  vif  orme  qui  se  rencontre  à 
Montmartre,  près  Paris,  renfermée  au  milieu  des  masses  de 
pierre  à plâtre,  et  qui  est  formée  d’une  infinité  de  petites  la- 
melles d un  blanc  de  neige,  nacrées  et  légères. 


On  a essayé  d’employer  cette  dernière  variété  pour  falsifier 
le  sulfate  de  quinine  ; mais  On  préfère  maintenant  employer 
l’acétate  de  chaux.  En  traitant  par  l’alcool  bouillant  le  sul- 
fate de  quinine  soupçonné,  on  obtient  toüjours  le  sel  calcaire 
pour  résidu. 

,3*  sous-espèce.  Gypse  saccharoide.  Ressemble  beaucoup  à 
la  chaux  carbonatée  saccharoïde  ; elle  en  a même  quelquefois 
la  texture  grenue  ; mais  elle  est  plus  tendre,  et  se  laisse  rayer 
par  l’ongle.  Elle  est  susceptible  de  poli.  Elle  est  désignée, 
ainsi  que  la  sous-espèce  laminaire,  sous  le  nom  d 'albâtre 
gypseux,  et  employée  pour  sculpter  des  vases  d'ornement. 
Elle  est  presque  toujours  d’un  beau  blanc.  Quelquefois  ce- 
pendant elle  est  grisâtre,  et  doit  cette  couleur  à de  la  chaux 
carbonatée. 
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4*  sous-espèce.  Gypse  fibreux.  Se  trouve  en  plaques  minces 
composées  de  fibres  tantôt  droites , tantôt  contournées , mais 
perpendiculaires  aux  parois  des  filons  qui  les  contiennent.  Ce 
sont  des  cristaux  prismatiques  très  fins  accolés  latéralement. 
Ces  masses  ont  l’aspect  satiné , d’où  leur  est  venu  le  nom  de 
gypse  soyeux. 

5'  sous-espèce.  Gypse  compacte  ( pierre  à plâtre  ).  Elle  pré- 
sente un  grain  généralement  grossier  et  une  texture  compacte 
ou  un  peu  lamellaire.  Elle  est  mélangée  d’argile  , de  sable , 
ou  de  chaux  carbonatée , et , dans  ce  dernier  cas , elle  fait  ef- 
fervescence avec  l’acide  nitrique. 

C’est  avec  cette  pierre  que  l’on  fabrique  le  plâtre.  A cet 
effet , on  la  chauffe  dans  des  fourneaux  très  simples  jusqu’à  ce 
qu’elle  ait  perdu  l’eau  qu’elle  contient.  La  chaux  que  ren- 
ferme celle  des  environs  de  Paris  augmente  la  qualité  du 
plâtre  : c’est  un  mélange  de  chaux  vive  et  de  gypse  sulfaté 
anhydre.  Quand  on  le  gâche , il  absorbe  la  quantité  d’eau 
qu’elle  a perdue , et  donne  lieu  à une  cristallisation  confuse, 
dont  les  cristaux,  entrelacés,  forment  un  tout  d’une  grande 
solidité.  Presque  toujours , pendant  la  calcination , il  se  forme, 
par  l’intermède  du  charbon , un  peu  de  sulfure  de  calcium  ; et 
c’est  sans  doute  à cause  de  sa  présence  que  les  bâtimens  neufs 
sont  malsains  pendant  un  certain  temps.  > 

6e  sous-espèce.  Gypse  terreux.  Il  a l’apparence  de  la  craie 
et  tache  les  doigts  comme  cette  matière , mais  il  est  d’un  blanc 
moins  mat  et  passe  fréquemment  au  gypSe  niviforrac.  On  le 
trouve  en  Saxe.  On  l’emploie  pour  amender  les  terres.  Il  pa- 
raît qu’il  est  journellement  déposé  dans  les  fentes  des  mon- 
tagnes gypseuses. 

717.  Gisement.  Le  gypse  est  une  des  substances  minérales 
le  plus  répandues  dans  la  nature.  Il  forme  des  collines  peu 
étendues , souvent  arrondies , ou  bien  il  est  placé  sous  forme 
d’amas  au  pied  des  montagnes  ; mais  il  ne  forme  jamais  de 
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terrains  à lui  seul , car  ses  couches  (qui  sont  toujours  obliques) 
n’ont  jamais  plus  d’une  demi-lieue  d’étendue.  Les  terrains 
primitifs  contiennent  à peine  du  gypse , mais  presque  tous  les 
autres  en  renferment.  Le  gypse  que  l’on  trouve  dans  les  collmes 
des  terrains  tertiaires  se  divise  quelquefois  en  colonnes  prisma- 
tiques très  nettes  et  semblables  en  tout  aux  prismes  basaltiques  : 
tel  est  celui  de  Montmartre.  On  trouve  le  gypse  à des  hau- 
teurs très  différentes,  tantôt  à la  surface  du  terrain , tantôt 
sur  le  penchant  des  montagnes  primitives , à une  assez  grande 
élévation.  Les  bancs  de  gypse  des  terrains  secondaires  et  ter- 
tiaires alternent  presque  toujours  avec  des  bancs  plus  ou 
moins  épais  de  marne  argileuse  feuilletée  ou  de  marne  cal- 
caire compacte.  On  rencontre  dans  cette  marne  des  coquilles , 
des  poissons  et  des  végétaux  fossiles,  ainsi  que  lés  diverses 
variétés  de  gypse  cristallisé. 

Le  gypse  accompagne  presque  toujours  la  soude  muriatéet 
Il  se  trouve  aussi,  mais  plus  rarement,  dans  les  couches  de 
J houille  et  dans  les  filons  métalliques.  Il  contient  quelque- 
fois du  sulfure  de  plomb,  du  peroxide  de  manganèse  sous 
forme  globuleuse.  On  trouve  aus$i , dans  les  bancs  de  chaux 
sulfatée  des  terrains  tertiaires , des  débris  d’animaux , sur- 
tout des  mammifères,  et  môme  des  squelettes  d’oiseaux, 
et  quelquefois  des  empreintes  de  végétaux.  On  y trouve 
plus  rarement  des  coquilles,  tandis  qu’elles  sont  commu- 
nes dans  les  couches  de  marnes,  qui  séparent  les  bancs  de 
gypse. 

Enfin , on  rencontre  encore,  au  milieu  des  masses  de  gypse , 
des  silex  cornés  aplatis , qui  se  lient  avec  lui  par  des  nuances 
insensibles,  des  fragmens  de  chaux  carbonatée  compacte  (près 
Grenoble),  des  cristaux  isolés  de  grenat  dodécaèdre,  de  la 
magnésie  boratée , de  l’arragonite , du  soufre  pur  et  cristal- 
lisé, de  la  strontiane  sulfatée,  de  la  soude  et  de  la  magnésie 
sulfatées,  etc.  (Bex,  en  Suisse).  Les  silex  seuls  paraissent  ap- 


Digitized  by  Google 


ÉLÉMENS 


64 

partenir  au  gypse  des  terrains  tertiaires  ; les  autres  minéraux 
se  trouvent  dans  celui  des  terrains  secondaires. 

La  chaux  sulfatée  est  commune  aux  environs  de  Paris.  Oit 
la  retrouve  dans  divers  points  delà  France;  mais  il  est  des 
contrées  entières  , comme  l’Angleterre , la  Suède  , qui  en 
sont  entièrement  dépourvues.  (Brongniart,  Traité  de  Miné- 
ralogie. ) 

718.  Usages.  Outre  l’emploi  du  gypse  compacte  comme 
plâtre,  et  celui  du  gypse  lamellaire  pour  des  vases  d’orne- 
ment , on  l’emploie  encore  comme  pierre  à bâtir , mais  il  est 
peu  estimé  pour  cet  usage.  Les  usages  du  plâtre  sont  assez 
nombreux.  On  s’en  sert  pour  modeler , pour  amender  les  trè- 
fles et  autres  prairies-artificielles,  pour  faire  des  enduits  parti- 
culiers en  le  gâchant  avec  une  dissolution  de  colle-forte  {stuc) . 

3e  ESPÈCE.  CB  AUX  PLUATÉE. 

( Spath  fluor ; spath  vitreux ; spath  fusible ; spath  phos- 

phorique.) 

719.  Caractères  essentiels , Cette  espèce  offre  le  système 
cristallin  régulier,  le  cube  et  ses  dérivés,  l’octaèdre  et  le  do- 
décaèdre. On  la  rencontre  le  plus  souvent  à l’état  cristallin , 
quelquefois  cependant  compacte  ou  terreuse.  Chauffée  avec 
l’acide  sulfurique , elle  donne  lieu  à une  vapeur  qui  dépolit 
promptement  le  verre. 

Composition.  = CaF. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,1. 

On  partage  cette  espèce  en  trois  sous-espèces  distinctes. 

1”  sous-espèce.  Chaux  fluatée  cristallisée.  En  masses  la— 
melletises,  concrétionnées , quelquefois  pseudo-morphiques. 
Ses  formes  dominantes  sont  : i°.  le  cube  parfait;  2°.  le  cube 
tronqué  sur  tous  ses  angles,  qui  donne  des  triangles  équilaté- 
raux; 3®.  le  cube  tronque'  sur  toutes  ses  arêtes,  qui  conduit 
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au  dodécaèdre  ; 4°-  Ie  cube  portant  un  biseau  sur  chacune  de 
ses  arêtes;  5°.  le  cube  tronqué  sur  l’arète  du  biseau;  6°.  la 
combinaison  de  cette  dernière  forme  avec  la  troncature  sur 
les  angles;  rj°.  le  même  solide,  portant  sur  chacun  de  ses  an- 
gles trois  nouvelles  faces,  dont  chacune  est  semblablement 
placée  par  rapport  à ses  arêtes  ; 8°.  il  peut  arriver  que  les  24 
facettes  du  biseau  atteignent  leurs  limites,  et  donnent  24  faces. 
Quelques  cristaux,  bien  plus  composés,  ont  plusieurs  rangées 
de  troncatures  et  de  petites  faces,  qui  donnent  lieu  à des  so- 
lides qui  ont  72  faces.  On  en  cite,  trouvés  en  Angleterre, 
qui  avaient  432  facettes.  Les  cristaux  sont,  en  général,  grou- 
pés : il  y en  a d’empâtés,  mais  ils  sont  rares. 

On  trouve  des  masses  concrétionnées  composées  de  plusieurs 
couches  concentriques  et  présentant  une  cristallisation  assez  con- 
fuse. Chaque  zone  est  diversement  colorée,  de  sorte  que  la  masse 
sciée  dans  un  certain  sens  présente  des  couleurs  très  agréables. 
La  cassure  est  lamelleuse.  Le  clivage  est  quadruple,  parallèle 
aux  faces  de  l’octaèdre.  Il  a lieu  par  les  huit  angles  du  cube. 
La  surface  de  l’octaèdre  est  lisse  et  souvent  éclatante.  Le  cube 
est  quelquefois  strié  en  oscillations.  On  observe  des  cristaux 
octaédriques,  qui  sont  formés  de  l’agrégation  d’une  infinité 
de  petits  cubes  qui  démontrent  la  tendance  que  la  nature 
avait  à créer  cette  forme.  Ces  cristaux  sont  composés  de  petits 
cubes  étagés. 

Dans  la  cassure  on  observe  un  éclat  vitreux  très  vif.  La 
surface  est  miroitante  , mais  les  faces  du  cube  le  sont  moins 
que  celles  de  l’octaèdre.  On  trouve  pourtant  des  octaè- 
dres mats,  recouverts  d’une  matière  pulvérulente.  Les  cou- 
leurs sont  très  variables  : les  plus  communes  sont  le  gris  ver- 
dâtre, le  blanc,  le  jaune,  le  violet;  ensuite  le  bleu,  le  jaune 
de  miel,  etc.  ; le  rose  est  très  rare.  La  chaux  fluatée  est 
diaphane  ou  demi-diaphane  , rarement  opaque.  Elle  offre  le 
dicliroïsrae  d’une  manière  très  sensible  ; elle  est  facile  à casser  ; 
tWe  II.  5 
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raie  la  chaux  carbonatée  ; se  laisse  rayer  par  l’acier.  Certaines 
variétés  sont  phosphorescentes  par  frottement  ; d’autres  le  sont 
en  les  chauffant  et  les  portant  dans  l’obscurité.  Il  y en  a une 
variété  de  Sibérie  qui  donne  une  flamme  verte , et  que  l’on 
nomme  chlorophane.  On  en  a trouvé  qui  était  phosphorescente 
en  la  mettant  dans  l’eau  bouillante  Elle  décrépite  sur  les  char- 
bons incandescens , devient  grisâtre  au  chalumeau.  Quelques 
variétés  donnent  un  émail  qui  se  hérisse  de  petites  végétations.. 
- 2e  sous-espèce.  Chaux  Jluatée  compacte.  En  masses  com- 
pactes concrétionnécs , composées  de  petites  couches  ; facile  à 
casser  ; cassure  testacée  et  esquilleuse  ; couleur  gris  verdâtre , 
blanc  de  neige , jaunâtre  ; pas  d’éclat.  On  trouve  des  mélanges 
de  cette  sous-espèce  avec  la  précédente.  Elle  offre  une  forte 
translucidité  ; elle  est  assez  rare,  se  trouve  au  Hartz , en  Nor- 
wège , en  Daourie , en  Suède. 

3*  soüs-espèce.  Chaux  fluatée  terreuse.  Parties  friables  de 
chaux  fluatée  qui  incrustent  d’autres  minéraux.  On  en  trouve 
à la  surface  de  certains  échantillons  de  chaux  fluatée  en  Angle- 
terre. Ses  teintes  sont  en  général  claires  , d’un  blanc  grisâtre. 

720.  Gisement.  La  chaux  fluatée  est  très  répandue  dans  la 
nature,  mais  ne  forme  pas  de  couches  considérables  à elle  seule. 
Elle  se  présente  toujours  en  petites  masses  disséminées  dans 
les  filons  métallifères  des  terrains  primitifs  et  de  transition , 
dans  les  calcaires  secondaires , et  plus  rarement  dans  les  ter- 
rains volcaniques  ; on  l’indique  aussi  dans  les  dernières  assises 
du  calcaire  grossier  (Paris).  Les  filons  qu’elle  forme  sont  sou- 
vent puissans;  elle  y est  associée  au  quarz,  à la  chaux  phos- 
phatée , à la  chaux  carbonatée , à la  baryte  sulfatée , etc.  Les 
filons  métallifères  dans  lesquels  elle  est  le  plus  abondamment 
répandue  sont  ceux  de  cuivre  gris , de  plomb  sulfuré , de  zinc 
sulfuré  ; elle  est  plus  rare  dans  ceux  d’argent  et  d’étain.  Les 
localités  qui  fournissent  les  plus  beaux  échantillons  de  chaux 
fluatée  sont  : le  Hartz  , les  mines  de  Saxe , le  Derbyshire  ( Àn— 

. 1 
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gleterre) , le  New-Jersey  (Amérique  septentrionale),  la  Daou- 
rie , les  monts  Altaï  (mine  d’argent  de  Zmeof).  En  France,  on 
la  rencontre  dan3  les  de'partemens  de  l’ Allier  et  du  Puy-de- 
Dôme.  On  l’indique  à Neuilly-sur-Seine,  près  Courbevoie. 

720  bis.  Usages.  Les  plus  belles  variétés  servent  à faire  de 
très  jolis  vases.  On  en  exploite  un  filon  au  Hartz , pour  l’em- 
ployer comme  fondant  dans  l’exploitation  des  schistes  cui- 
vreux. En  Angleterre,  on  emploie  un  mélange  de  chaux  car- 
bonatée  et  Ouatée , dans  l’exploitation  de  quelques  mines  de 
plomb.  On  s’est  encore  servi  de  la  chaux  fluatée  pour  donner 
le  mat  à des  statues  de  porcelaine  que  la  cuite  avait  vitrifiées. 

...  / • 

4'  ESPÈCE.  CUAVX  CARBONATES. 

( Calcaire  rhomboédriijue,  Brongn.  spath  d’Islande ; spath 

calcaire.  ) 

4 - • 

721.  Caractères  essentiels.  Cette  espèce  offre  un  système 
cristallin  rhomboédrique  extrêmement  développé.  Le  rhom- 
boèdre primitif  est  de  io5°5'et  74°  55'  dans  les  variétés  les 
plus  pures,  mais  il  varie  entre  io4°  et  iq5°5o'  dans  les  varié- 
tés mélangées.  Les  faces  du  rhomboèdre  sont  inclinées  à l’axe 
d’environ  45°.  Elle  fait  effervescence  avec  les  acides.  Il  en  est 
cependant  quelques  variétés  qu’il  faut  réduire  en  poudre  pour 
obtenir  cet  effet.  Elle  donne  de  la  chaux  vive  au  chalumeau  , 
et  devient  quelquefois  magnétique , ce  qui  indique  alors  un 
ihélange  de  carbonate  de  fer. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,3  à 2,8,  selon  sa  pufèjté. 

Composition.  = CaC*. 

721  bis.  Caractères  «T élimination.  Elle  se  distingue  de  1 ’ar- 
ragonite  par  son  système  cristallin , qui  est  différent , et  en  ce 
que  cette  dernière,  chauffée  au  chalumeau,  se  détache  par 
parcelles  et  se  disperse  doucement,  taudis  que  la  chaux  car- 
bonatée  se  disperse  avec  force,  de  sorte  que  pour  en  obtenir 

5.. 
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la  chaux,  il  faut,  avant  de  chauffer  le  carbonate,  l’envelopper 
d’une  petite  feuille  de  platine.  On  reconnaît  la  chaux  en  la 
posant  sur  le  dos  de  la  main  un  peu  humectée  ; elle  y produit 
un  léger  picotement  de  brûlure. 

722.  Cette  espèce  est  extrêmement  répandue  dans  la  nature 
tantôt  elle  forme  des  masses  considérables , tantôt  elle  se  pré- 
sente en  cristaux  isolés  ou  réunis  dans  des  filons  métalliques  ; 
de  là  la  nécessité  de  la  diviser  en  plusieurs  sous-espèces , qui 
renferment  elles-mêmes  un  grand  nombre  de  variétés. 

Les  sous-espèces  sont  : 

1®.  Chr.ux  carbonatée  cristallisée  ou  lamelleuse  ; 


2®. 

fibreuse  ; 

3”. 

saccharoïde , 1 constituant  les  mar- 

4°- 

compacte,  J bres;  - 

5°. 

’ oolitique  ; 

6". 

concrétionnée  ; 

7°- 

crayeuse  ; 

8®. 

grossière  ; 

9°; 

terreuse  ; 

10®. 

mélangée. 

appendice. 

Marnes. 

722  bis.  1"  sous-espèce.  Chaux  carbonatée  cristallisée  ou  la- 
melleuse. ( Calcaire  spalhique.)  On  la  trouve  en  masses  lamel- 
leuses  ou  en  cristaux  réunis,  plus  rarement  isolés,  quelquefois 
pseudo-morphes,  ou  ayant  pris  la  place  de  certains  corps,  tels 
que  des  coquillages , etc.  Ses  formes  cristallines , excessive- 
ment variées , dérivent  toutes , comme  nous  l’avons  vu , du 
rhomboèdre  primitif  qui  donne  un  clivage  triple  rhomboé- 
drique  parfait.  On  peut  réduire  ses  formes  dominantes  à qua- 
torze , parmi  lesquelles  on  remarque  : 
i°.  Six  rhomboèdres  ; ' 

2°.  Deux  prismes  hexagonaux  réguliers  ; 
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3°.  Quatre  dodécaèdres  triangulaires  scalènes  ; 

4°.  Deux  rhomboèdres  extrêmement  aigus , que  l’on  trouve 
toujours  tronqués  dans  la  nature. 

M.  Haüy  a donné  à ces  six  rhomboèdres  les  noms  de  primi- 
tif, équiaxe,  inverse , contrastant,  mixte  et  cuboïde.  U inverse 
est  un  peu  plus  aigu  que  Y équiaxe , et  le  contrastant  plus  aigu 
que  Y inverse;  le  mixte  est  un  rhomboèdre  fort  aigu , et  le  cu- 
boïde , comme  son  nom  l’indique , se  rapproche  beaucoup  du 
cube.  Les  deux  prismes  hexagonaux  offrent  un  clivage  sur  les 
angles  du  prisme. 

Ces, formes  dominantes  donnent  lieu  par  leurs  combinaisons 
et  par  des  facettes  additionnelles  à un  nombre  infini  de  formes, 
dont  on  trouvera  les  descriptions  et  les  figures  dans  le  Traité 
de  Minéralogie  d’Haüy.  • 

Les  cristaux  de  chaux  carbonatée  offrent  assez  souvent  l’hé- 
mitropie  ; en  général , ils  sont  accolés  entre  eux , et  forment 
différens  groupes  ou  druzes.  Ils  se  trouvent  plus  rarement  iso* 
lés,  et  toujours  implantés  sur  une  gangue.  On  en  trouve  aussi 
de  lenticulaires,  qui  sont  le  rhomboèdre  équiaxe  extrême- 
ment aplati.  La  cassure  est  lamelleuse  ; elle  offre  aussi  des  cli- 
vages supplémentaires. 

Il  existe  aussi  des  cristaux  aciculaires  dont  il  est  assez  diffi- 
cile de  déterminer  la  forme  ; les  uns  sont  aigus , les  autres 
sillonnés  en  gouttière.  On  trouve  des  masses  composées  de  par- 
ties grenues,  formées  par  l’assemblage  de  cristaux  rliomboi- . 
daux;  on  trouve  également  des  masses  scapiformcs  composées 
de  cristaux  allongés  et  accolés  parallèlement  à leur  axe.  Il  existe 
des  cristaux  striés,  ce  qui  a lieu  principalement  sur  les  faces  du 
rhomboèdre  primitif. 

La  réfraction  est  double , très  sensible. 

La  chaux  carbonatée  est  souvent  incolore , parfois  grisâtre  ou 
jaunâtre,  très  rarement  bleue , rose  ou  noire;  elle  est  quelque- 
fois parfaitement  transparente.  L’éclat  est  toujours  très  vif  dans 
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la  cassure  lamelleuse.  Plusieurs  variétés  ont  un  e'clat  vitreux. 
Elle  est  très  facile  à casser,  est  rayée  par  une  pointe  d’acier, 
par  le  quarz , la  chaux  fluatée  ; mais  elle  raie  la  chaux  sulfatée. 
Quelques  cristaux  ont  une  odeur  fétide , mais  cela  est  rare. 

La  densité  de  celle  qui  est  pure  est  de  2,715. 

723.  2e  sous-espèce.  Chaux  carbonalée  jibreuse.  Plusieurs 
variétés  de  cette  sous-espèce  appartiennent  à l’arragonite.  Les 
masses  ont  un  tissu  fibreux , mais  les  fibres  sont  toujours  per- 
pendiculaires aux  filons  dans  lesquels  elles  se  trouvent.  Les  cou- 
leurs pures  sont  généralement,  le  blanc  de  lait  grisâtre  ou  bleuâ- 
tre. L’éclat  est  soyeux , et  présente  des  reflets  moirés,  ce  qui 
tient  à sa  grande  translucidité.  On  en  trouve  sous  forme  de 
duvet  extrêmement  fin , dans  les  cavités  de  certaines  roches.  11 
paraît  que  Y agaric  minéral  n’est  autre  chose  qu’un  dépôt  de 
ce  duvet  entraîné  par  les  eaux. 

La  chaux  ràrbonatée  fibreuse  ordinaire  se  trouve  dans  les 
terrains  calcaires  ; la  belle  variété  moirée  vient  de  Cumber- 
land . Ce  sont  des  cristaux  scapiforines  très  petits  et  très  allongés, 
accolés  latéralement. 

724.  3*  sous -espèce.  Chaux  carbonalée  snccharoïde.  Se 

» 

trouve  en  masses  assez  étendues  ; son  tissu  est  formé  de  petites 
lames  croisées  dans  tous  les  sens.  Les  couleurs  sont  peu  va- 
riées , souvent  mélangées  par  des  veines  ou  de  petites  fentes. 
La  cassure  est  grenue , et  l’éclat  est  produit  par  les  petites  fa— 
, cettes  qui  sont  mises  à découvert  ; elle  est  plus  difficile  à casser 
et  moins  translucide  que  la  chaux  carbonatée  lamelleuse. 

La  chaux  carbonatée  saccharoïde  renferme  quelquefois  des 
matières  étrangères,  telles  que  des  grenats , du  mica,  du  quarz, 
de  l’amphibole , du  talc , de  l’asbeste , etc.  Elle  ne  contient 
aucun  débris  de  corps  organisés,  et  diffère  par  là  de  la  sous-espèce 
suivante,  qui  en  contient  quelquefois  beaucoup.  On  la  trouve 
dans  beaucoup  de  pays,  en  France,  en  Piémont  près  Turin, 
■ en  Saxe,  en  Bohême,  en  Norwègë,  en  Suède,  en  Angleterre. 
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Usages.  Elle  donne  des  marbres  très  estimés.  C’est  princi- 
palement cette  sous -espèce  que  l’on  emploie  dans  les  labora- 
toires pour  se  procurer  l’acide  carbonique.  On  choisit  la  va- 
riété blanche,  qui  est  aussi  la  plus  commune , et  oi)  la  traite 
par  l’acide  sulfurique  ou  l’acide  hydrocldorique.  11  vaut  mieux 
employer  ce  dernier , parce  qu’il  forme  avec  la  chaux  un  sel 
solublé  qui  n’empêche  pas  le  reste  de  l’acide  de  réagir  ; il  suf- 
fit alors  de  laver  le  gaz  pour  l’obtenir  pur. 

725.  4“  sous-espèce.  Chaux  carbonatèe  compacte.  Elle  varie 
beaucoup,,  soit  par  elle-même , soit  par  des  mélanges  de  quarz, 
d’argile  et  de  corps  ofganisés , qui  sont  quelquefois  impercep- 
tibles ou  du  moins  très  difficiles  à reconnaître.  Il  en  résulte  une 
foule  de  différences  dans  les  caractères. 

La  cassure  est  terne  ; les  lames  brillaittes  que  l’on  y observe 
sont  dues  à de  la  chaux  carbonatèe  lamellaire , qui  s’est  substi- 
tuéeàdes  corps  organisés.  Elle  est  compacte  et  susceptible  d’un 
beau  poli  ; elle  présente  des  couleurs  vives  et  très  variées  ; on 
y remarque  quelquefois  des  arborisations  ou  dendrites , dues 
à de  l’oxide  de  fer  noir  ou  à de  l’oxide  de  manganèse  qui  s’est 
infiltré  , tantôt  entre  les  feuillets  de  la  pierre,  tantôt  daus  les 
Assures  nombreuses  qui  la  traversent.  Dans  le  premier  cas,  les 
dendrites  sont  superficielles;  dans  le  second,  elles  sont  pro- 
fondes, et  ne  deviennent  visibles  que  lorsqu’on  scie  la  pierre. 
On  connaît  sous  le  nom  de  pierre  de  Florence  ou  calcaire  rui- 
niforme,  une  variété  qui  offre  des  dendrites  disposées  de  ma- 
nière à représenter  grossièrement  l’image  d’une  ville  en  ruines. 

Parmi  les  variétés  nombreuses  que  présente  cette  sous-es- 
pèce , nous  citerons  la  pierre  lithographique  ( calcaire  com- 
pacte schistoïde  d’Haüy).  Elle  a un  grain  très  fin,  uniforme  , 
et  jouit  de  la  propriété  de  s’imbiber  d’eau  jusqu’à  un  certain 
point.  On  l’a  d’abord  trouvée  à Ingolstadt , sur  les  bords  du 
Danube,  en  Bavière . Depuis  on  en  a trouvé  à Chàteauroux  (Indre), 
à Belley  (Ain) , à Dijon  (Côte-d’Or),  etc. , et  meme  dans  les 
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environs  de  Paris  .dans  les  marnes  qui  accompagnent  le  gypse, 
726  bis.  C’est  ce^te  sous-espèce  qui  comprend  les  marbres , 
excepte'  quelques-uns  qui  appartiennent  à la  sous-espèce  pré- 
cédente. k , t . "" 

On  peut  partager  les  marbres  en  deux  séries , qui  diffèrent 
par  leur  mode  de  formation.  La  première  comprend  ceux  qui 
appartiennent  à la  sous-espèce  précédente  (chaux  carbonàtéesac- 
cliaroïde),  et  qui  sont  formés  par  voie  de  cristallisation  ; etla  se- 
conde ceux  qui  appartiennent  à la  sous-espèce  compacte , et  qui , 
par  conséquent,  sont  formés  par  voie  de  dépôt.  On  observe  ce- 
pendant souvent  dans  ces  derniers  des  indices  de  cristallisation  ; 
mais  ils. sont  dus  à de  la  chaux  carbonatée  lamellaire , qui  a rem- 
placé les  vides  produits  par  la  destruction  de  corps  organisés. 

I.  Les  marbres  à structure  cristalline  portent  communément 
les  noms  de  marbres  salins , marbres  blancs,  marbres  sta- 
tuaires ; ce  sont  ceux  qui  servent  ordinairement  aux  sculpteurs: 
On  les  distingue  dans  les  arts  en  marbres  antiques  et  modernes ; 
les  premiers  sont  ceux  dont  les  carrières  soiit  perdues.  Les  plus 
célèbres  d’entre  eux  sont  : 

Le  marbre  de  Paros,  dont  les  carrières  étaient  situées  clans  les 
îles  de  Paros,  de  Naxos  et  de  Tinos  : c’était  le  plus  estimé.  Il 
possède  la  translucidité  à un  haut  degré. 

Le  marbre  pentelique  ( cipolin  statuaire  ) , dont  les  carrières 
étaient  près  d’Athènes , sur  le  mont  Pentèles. 

Le  marbre  lhasien,  de  l’ile  de  Thaso  , dans  la  mer  Égée. 

Le  marbre  de  Chio,  que  l’on  tirait  du  mont  Pelleno. 

Le  marbre  cipolin,  qui  s’exploitait  en  Égypte.  Il  offre  des 
bandes  ondulées  blanches  et  vertes. 

Les  seconds  ou  modernes  sont  ceux  dont  les  carrières  en 
fournissent  encore  à l’architecture.  Les  principaux  sont  : 

Le  marbre  de  Carrare  ou  de  Luni,  à l’est  du  golfe  de  Gènes  : 
c’est  le  plus  estimé.  Il  était  aussi  employé  par  les  anciens.  Il  est 
quelquefois  veiné  de  gris,  il  y en  a même  de  noir. 
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Le  marbre  jaune  de  Sienne,  etc. 

II.  Les  marbres  à structure  compacte  sont  beaucoup  plu3 
nombreux  que  les  précédens , mais  ne  sont  jamais  employés  . 
par  les  statuaires;  leurs  couleurs  sont  extrêmement  varices , 
toujours  plus  ou  moins  vives,  mais  ils  n’offrent  jamais,  comme 
les  précédens , la  translucidité,  qui  ne  peut  dépendre  que  de 
l’arrangement  cristallin  de  leurs  parties.  On  les  partage  en 
marbres  unicolores  et  en  marbres  mélangés.  On  subdivise  en- 
suite ces  derniers  en  marbres  veinés  ou  tachés,  marbres 
brèches  et  marbres  lumachelles. 

A.  Parmi  les  marbres  unicolores  , on  distingue  : 

Les  marbres  noirs , qui  servent  à la  décoration  des  tom- 
beaux , des  édifices,  etc.  Ils  répandent  presque  toujours  une 
odeur  fétide  par  la  chaleur  ou  le  frottement  : tels  sont  ceux 
de  Dinant,  de  Namur,  de  Theux , de  Spa  (Pays-Bas)  ; ceux 
des  Hautes  - Alpes , du  Jura,  du  Tarn,  de  l’Arriège,  de 
l’Hérault , de  l’Isère  , etc. 

Les  marbres  rouges,  dont  lfes  plus  renommés  sont  le  rouge 
antique , .dont  lés  carrières  existent  entre  le  Nil  et  la  mer 
llouge  ; la  griotte  d’Italie , exploitée  à Canne  près  Narbonne  ; 
le  rouge  sanguin,  le  beau  Languedoc , tirés  de  la  Haute- 
Garonne  et  de  l’Hérault,  etc. 

Les  marbres  jaunes,  tels  que  le  jaune  antique,  etc. 

B.  Parmi  les  marbres  mélangés  se  trouvent  : 

Les  marbres  veinés  et  tachés.  Les  uns  sont  des  marbres 
blancs  veinés  de  gris,  de  violet,  de  rosâtre,  de  bleuâtre,  etc.; 
d’autres , à fond  noir,  sont  parsemés  de  taches  blanches  ou  de 
veines  jaunes.  Leurs  variétés  sont  excessivement  nombreuses, 
et  sont  connues  dans  les  arts  sous  des  noms  différens,  que 
nous  ne  pouvons  reproduire  ici. 

Les  marbres  brèches.  Ceux-ci  offrent  des  taches  dont  les 
contours  sont  limités  et  anguleux , et  le  plus  souvent  ils  sont 
composés  de  fragmens  de  diverses  couleurs  réunis  par  un  ci- 
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ment  calcaire.  Quand  ils  offrent  de  grandes  taches , ils  pren- 
nent le  nom  de  brèches,  et  celui  de  brocatelles  quand  les 
fragmens  sont  beaucoup  plus  petits.  On  en  exploite  dans 
l'Arriège,  dans  les  Basses-Pyréne'es , les  Bouches-du-Rhône, 
l’Aude,  dans  la  Tarentaise,  l’Andalousie,  etc. 

Les  marbres  lumachelles  (de  lumach,  limaçon)  sont  ceux 
qui  admettent  dans  leur  composition  des  débris  organiques 
assez  nombreux  et  transformés  en  calcaire.  Ces  débris  sont 
surtout  des  coquilles  fossiles,  des  madrépores,  et  principa-» 
lement  des  encrinites.  Il  en  est  quelques  variétés  qui  parais- 
sent être  entièrement  composées  de  coquilles  brisées.  On 
emploie  surtout  les  lumachelles  des  environs  de  Troyes , du 
Jura,  de  Brest,  des  Écaussines  près  Mons,  etc. 

726.  Gisement.  Le  calcaire  compacte  et  le  calcaire  sac- 
charoide  se  rencontrent  dans  les  mêmes  terrains  ; ils  for- 
ment des  couches  puissantes  et  très  étendues  dans  les  ter- 
rains primitifs  et  de  transition , quelquefois  même  dans  les 
terrains  secondaires  Le  calcaire  compacte  constitue  à lui  seul 
des  montagnes  entières  souvent  très  hautes',  et  offrant  quel- 
quefois des  escarpemens  et  un  sommet  ordinairement  terminé 
par  un  plateau  plus  ou  moins  étendu  ( centre  de  la  chaîne 
des  Pyrénées,  bord  de  la  chaîne  des  Alpes,  etc.).  Leurs  bancs 
sont  souvent  séparés  par  des  couches  d’argile , de  schiste  ar- 
gileux , de  houille.  Les  minéraux  que  l’on  y trouve , tantôt 
en  couches  subordonnées , tantôt  en  filons , en  amas  ou  dis- 
séminés , sont  : le  plomb  sulfuré  et  molybdaté , le  mercure 
sulfuré,  le  manganèse  oxide,  le  fer  oxide  rouge,  le  fer  sul- 
furé, le  cuivre  carbonaté,  la  baryte  sulfatée,  la  chaux  flua- 
tée,  des  grenats,  quelquefois  des  silex  et  du  felspath  ,■  etc. 
Enfin , on  y trouve  des  coquilles  et  autres  débris  marins  fos- 
siles, tantôt  entiers , tantôt  brisés  : ce  sont  principalement  des 
ammonites,  des  térébralules , Ae&entroques  et  des  bélemniles. 

Considérés  géognostiquement , les  marbres  et  les  calcaires 
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compactes  forment  des  couclies  indépendantes  et  plus  ou 
moins  puissantes  dans  les  divers  terrains.  Ces  couches  ont 
reçu,  relativement  à leur  position,  différens  noms,  tels  que 
ceux  de  calcaire  de  transition,  calcaire  alpin,  calcaire  juras- 
sique, etc. , et  ont  constitue'  des  variétés  bien  distinctes  dans 
la  série  des  roches.  Ce  n’est  pas  ici  le  lieu  d’examiner  leurs  ca- 
ractères géognostiques  ; nous  les  détaillerons  quand  nous  trai- 
terons des  roches  simples,  dans  le  livre  III,  consacré  à la 
Géognosie. 

726  bis.  Usages.  On  pourrait  employer  cette  sous-espèce, 
comme  la  précédente , pour  se  procurer  de  l’acide  carbonique  ; 
mais  celui  qu'on  obtient  emporte  presque  toujours  avec  lui  une 
odeur  désagréable,  quelquefois  sulfureuse,  qui  est  due  à ce  que  1 
plusieurs  variétés  contiennent  du  bitume , et  même  du  soufre. 

C’est  avec  les  nombreuses  variétés  de  cette  sous-espèce  que 
l’on  se  procure  la  chaux  pour  les  besoins  des  arts  et  de  la  Mé- 
decine. O11  prend  des  fragmens  qui  ne  soient  ni  trop  petits  ni 
trop  gros  ; on  en  remplit  un  grand  fourneau; vertical  et  cylin- 
drique, que  les  chaufourniers  désignent  sous  le  nom  de  foiir 
à chaux.  A la  partie  inférieure  de  ce  fourneau  existe  un  dôme 
où  l’on  fait  du  feu  avec  du  bois,  des  bruyères  ou  tout  autre 
combustible  ; on  entretient  ce  feu  pendant  plusieurs  jours,  en 
l’augmentant  graduellement  jusqu'à  faire  rougir  toute  la 
masse  ; on  laisse  refroidir,  et  quand  elle  est  assez  froidé  pour 
être  retirée  sans  qu’elle  puisse  brûler  les  ouvriers , on  la  ren- 
ferme dans  des  tonneaux  pour  la  priver  du  contact  de  l’air.  On 
doit  éviter  de  donner  un  trop  haut  degré  de  chaleur , parce 
que  la  pierre  contenant  presque  toujours  un  peu  de  silice , 
éprouverait  une  vitrification  qui  en  changerait  les  propriétés; 
on  dit  alors  vulgairement  qu’elle  est  brûlée.  On  reconnaît 
qu’elle  est  calcinée  convenablement  quand  elle  ne  fait  aur  . 
effervescence  avec  les  acides. 

-de  pai- 

On  suit  quelquefois  dans  les-  laboratoires  un  pr 
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ticulier  pour  se  procurer  de  la  chaux  pure;  il  consiste  à 
prendre  des  fragmens  de  marbre  blanc  appartenant  à la 
sous  - espèce  pre'cédente  ( chaux  carbonatée  saccharoïde  ) , à 
les  placer  dans  un  creuset  de  Hesse  muni  de  son  couvercle, 
et  à les  chauffer  très  fortement  pour  en  chasser  l’acide  car- 
bonique. Il  faut  que  la  tempe'rature  soit  beaucoup  plus  éle- 
vée que  lorsqu’on  préparé  la  chaux  pour  le  besoin  des  arts  ; 
car , dans  ce  dernier  cas , la  décomposition  se  fait  assez 
facilement , à cause  de  l’eau  contenue  dans  les  matières  com- 
bustibles, et  qui  s’unit  à la  chaux  pour  former  un  hydrate  , 
effet  qui  n’a  pas  lieu  quand  on  agit  dans  un  creuset. 

La  chaux  est  employée , en  Pharmacie , à différens  usages. 

On  s’en  sert  pour  opérer  plusieurs  décompositions  , pour 
la  préparation  de  l’ammoniaque,  pour  faire  l’eau  pliagédé- 
nique.  On  en  fait  un  usage  assez  fréquent  comme  réactif,  mais 
alors  on  l’emploie  en  dissolution.  Cette  dissolution  prend  le 
nom  d’eau  de  chaux.  Pour  la  préparer,  on  délaie  de  la  chaux 
dans  de  l’eau  ; on  agite , on  laisse  déposer , puis  on  filtre  la 
liqueur.  On  distinguait  autrefois  l’eau  de  chaux  première  et 
l’eau  de  chaux  seconde.  Cette  distinction , qui  paraît  ridicule 
au  premier  abord,  puisque  l’eau  ne  peut  dissoudre  qu’une 
quantité  donnée  de  chaux , 11’était  cependant  pas  sans  fonde- 
ment. Comme  la  chaux  contient  presque  toujours  un  peu  de 
potasse , provenant  de  la  combustion  du  bois  qui  a servi  à sa 
préparation , celle-ci  se  dissout  dans  la  première  eau  que  l’on 
fait  agir  sur  la  chaux,  et  facilite  la  dissolution  d’une  plus 
grande  quantité  de  cette  substance. 

727.  5e  sous-espèce.  Chaux  carbonatée  oolitique.  ( Chaux 
carbonatée  globuliforme  d’Haüy  ; calcaire  oolite , Brongn.  ; , * 
pierre  d’œuf.)  Ce  calcaire  est  en  globules  agglutinés  ordinai- 
rement par  un  ciment  calcaire,  d’un  volume  à peu  près  uni- 
forme dans  un  même  lieu,  mais  variable  d’un  lieu  à un  autre , 
depuis  la  grosseur  d’un  pois  jusqu’à  celle  d’un  grain  de  millet. 
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L’intérieur  de  ces  globules  est  compacte.  On  en  trouve , dans 
quelques  endroits , qui  présentent  des  indices  de  couches  con- 
centriques, mais  celles-ci  sont  peu  distinctes,  et  se  réduisent 
communément  à une  ou  deux , beaucoup  plus  rapprochées  de 
la  circonférence  que  du  centre , qui  n’est  jamais  occupé  par 
un  noyau  particulier , comme  cela  a lieu  dans  les  pisolilhes  et 
autres  variétés  de  chaux  carbonate'e.  Les  couleurs  sont  le 
blanc,  le  jaunâtre,  le  rougeâtre  ou  le  noir.  On  distingue  ce 
calcaire  , suivant  la  grosseur  des  globules , en 


Calcaire  oolile  milliaire, 
cannabin , 

globuleux  ou  noduleux. 


> 


727  bis.  Gisement.  Il  appartient  presque  exclusivement  à 
la  formation  du  calcaire  du  Jura  et  à ses  analogues.  Il  forme 
des  bancs  ou  masses  considérables  au  milieu  d’autres  couches 
calcaires.  Généralement,  ces  bancs  sont  placés  aux  pieds  de 
montagnes,  et  on  les  rencontre  surtout  sur  la  limite  intermé- 
diaire des  terrains  cristallisés  et  des  terrains  plus  modernes 
formés  par  voie  de  dépôt.  L’oolite  est  quelquefois  pénétré 
de  sable  au  point  d’acquérir  assez  de  dureté  pour  recevoir  le 
poli.  La  Suède  , la  Suisse,  la  Turinge  (Artern,  Eisleben ) , les 
environs  d’Alençon  ( Orne  ) , sont  les  localités  où  le  calcaire 
oolitique  se  trouve  en  plus  grande  abondance. 

Les  géologues  s’accordent  à regarder  ce  calcaire  comme 
formé  par  voie  de  dépôt  dans  de  l’eau  sans  cesse  agitée. 

lisages.  L’oolite  milliaire  est  employée  dans  quelques  pays 
comme  pierre  de  construction.  La  facilité  avec  laquelle  quel- 
ques variétés  se  décomposent  fait  qu’on  les  emploie  en  guise 
de  marne  pour  amender  les  terres. 

728.  6e  sous-espèce.  Chaux  carbonalée  concrétionnée.  Peut- 
être  pourrait-on  placer  dans  cette  sous-espèce  plusieurs  varié- 
tés des  sous-espèces  précédentes  , qui  paraissent  avoir  été  for- 
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niées  par  concrétions  ; mais  on  réserve  particulièrement  l’é- 
pithète de  concrétionnées  à celles  qui  paraissent  dues  évidem- 
ment à la  réunion  de  plusieurs  couches  concentriques , comme 
les  tufs , les  stalactites , les  albâtres. 

Les  variétés  contenues  dans  cette  sous-espèce  sont  compo- 
sées de  couches  minces  et  successives , tantôt  concentriques , 
tantôt  planes,  ordinairement  ondulées,  et  toujours  à peu  près 
parallèles  entre  elles.  Ces  couches  sont  souvent  composées  de 
fibres  ou  de  baguettes  déliées  ; mais  ces  fibres  ou  bé  guettes  ont 
la  cassure  transversale  lamelleuse , ce  qui  les  distingue  de  la 
chaux  carbonatée  fibreuse,  dans  laquelle  on  pourrait  peut-être 
placer  les  stalactites.  Elles  sont  tantôt  opaques  et  d’une  tex- 
ture lâche  et  comme  cariée,  tantôt  translucides,  compactes  et 
susceptibles  de  poli.  , 

C’est  dans  cette  sous-espèce  qu’il  faut  placer  le  tuf,  qui  est 
la  plus  poreuse,  la  plus  impure  et  la  plus  irrégulière  des  con- 
crétions calcaires.  Il  enveloppe , en  se  formant , des  feuilles  et 
d’autres  débris  de  corps  organisés.  On  le  trouve  en  grandes 
masses  dans  divers  terrains. 

Le  travertino  qui  a servi  à construire  les  monumens  de  Rome 
parait  avoir  été  formé  par  les  dépôts  de  l’Anio  et  de  la  solfa- 
tare de  Tivoli. 

La  variété  incrustante  ne  diffère  de  la  précédente  qu’en  ce 
qu’elle  se  moule  sut  des  corps  étrangers  qui  conservent  leur 
forme,  comme  des  végétaux  ou  des  corps  inorganiques.  C’est 
ce  qui  fait  que  les  eaux  qui  la  contiennent  obstruent  promp- 
tement les  couduits  par  où  elles  passent. 

Les  pysolilhes  ( dragées  de  Tivoli , orobites , bézoard  mi- 
néral) sont  des  concrétions  sphéro'idales  formées  de  couches 
concentriques  très  distinctes,  qui  ont  presque  toujours  pour 
noyau  un  grain  de  sable.  Elles  se  forment  dans  des  eaux  qui 
laissent  précipiter  des  matières  calcaires,  et  qui  sont  agi t^és 
par  urté  sortè  de  tournoiement.  Les  plus  connues  sont  celles 
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de  Saint-Philippe  en  Toscane,  celles  de  Hongrie  et  de  Perches- 
berg  en  Silésie. 

Les  stalactites  sont,  comme  les  autres  concrétions  calcaires, 
formées  de  couches  concentriques  et  parallèles  ; mais  on  ne  les 
aperçoit  que  dans  celles  qui  atteignent  un  certain  volume. 
Elles  se  présentent  sous  forme  de  cylindres  irréguliers  dont 
l’axe  est  souvent  creux.  Leur  structure  est  lamelleuse  ou  fi- 
breuse. 

L 'albâtre  calcaire  est  très  différent  de  V albâtre  gypseux.  H 
est  en  couches  parallèles , mais  ondoyantes.  Sa  texture  est 
grenue,  fibreuse  ou  lamellaire.  Les  différentes  couches  sont 
souvent  de  couleur  différente.  Quand  ces  couleurs  sont  bien 
tranchées  et  qu’il  peut  recevoir  un  beau  poli , il  prend  le 
nom  d 'albâtre  oriental,  et  sert  à faire  des  vases  d’orne- 
ment. Toutefois,  cette  concrétion  ne  prend  le  nom  dW- 
bâlre  qu’autant  qu’elle  se  trouve  en  grandes  masses  ; car  lors- 
qu’elle ne  forme  que  des  plaques  ou  des  incrustations  de  peu 
d’épaisseur  sur  le  sol  et  les  parois  des  cavernes,  elle  conserve 
le  nom  général  de  stalagmite.  L’albâtre  diffère  du  marbre 
par  les  couches  parallèles  et  ôndoyantes  que  l’on  remarque 
dans  l’intérieur. 

729.  7e  sous- espèce.  Chaux  carbonatée  crayeuse.  (Craie.) 
Sa  couleur  est  le  blanc  jaunâtre , quelquefois  le  blanc  de  neige 
et  le  blanc  grisâtre.  Elle  est  matte , opaque,  tendre. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,3 1 à 2,65. 

Sa  cassure  est  terreuse , à grains  fins.  Elle  liappe  légèrement 
à la  langue.  Elle  est  maigre,  rude  au  toucher  , est  tachante 
et  écrivante  ; se  laisse  couper  au  couteau. 

730.  Gisement.  La  craie  se  présente  toujours,  dans  la  na- 
ture , en  couches  puissantes , étendues  dans  toutes  les  dimen- 
sions. Elle  forme  des  collines  entières  peu  élevées  et  souvent 
dégradées.  Elle  constitue  les  dernières  assises  des  terrains  se— 
condaires;  assises  qui  reposent  le  plus  généralement  sur  le 
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grès  vert,  et  souvent  recouvertes  par  l’argile  plastique  (grès 
tertiaire  à lignites).  Ses  couches  renferment  fréquemment  des 
lits  d’argile,  de  sable,  de  grès,  de  silex  pyromaque,  très 
multiplies , et  dont  le  parallélisme  est  assez  constant.  Ces  si- 
lex sont  en  rognons  spliéroidaux  ou  de  formes  diverses , de 
couleurs  très  variées , tantôt  très  purs,  tantôt  mêlés  de  sable 
et  de  craie.  La  craie  renferme,  en  outre,  un  grand  nombre  de 
débris  de  corps  organisés,  et  surtout  des  coquilles  et  madré- 
pores de  divers  genres,  et  dont  les  noyaux  sont  formés  de 
silex.  Ces  débris  sont  loin  d’être  disséminés  également  dans 
toute  la  masse  ; ils  semblent  quelquefois  confinés  dans  des 
espaces  très  limités,  et  ne  laissent  aucune  trace  dans  la  craie 
environnante.  Le  sulfure  de  fer,  souvent  globuleux,  est  la 
seule  substance  métallique  qui  s’y  rencontre. 

J.a  craie  forme  des  terrains  très  étendus  en  Angleterre , dans 
le  nord  de  la  France  (Champagne , côtes  de  la  Manche,  envi- 
rons de  Rouen,  de  Paris,  etc.),  en  Galicie,  en  Pologne,  etc. 

Purification.  La  craie  , contenant  souvent  du  sable  ou  quel- 
ques corps  étrangers  ,jon  l’en  sépare  en  la  délayant  dans  l’eau, 
décantant  le  liquide  qui  la  tient  en  suspension,  après  avoir 
donné  le  temps  au  sable  de  se  déposer,  et  faisant  sécher  le 
dépôt  qui  s’y  forme.  On  la  moule  ordinairement  en  petits 
cylindres , que  l’on  connaît  sous  le  nom  de  blanc  d’ Espagne  , 
blanc  de  Meudon. 

D’après  M.  Berthier,  la  craie  de  Meudon  et  celle  des  envi- 
rons de  Nemours , dégagées , par  le  lavage , du  sable  qui  y est 
interposé,  sont  composées  ainsi  qu’il  suit  : 

Craie  de  Meudon.  Craie  de  Nemours. 
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••  Viages.  La  craie  est  employée  dans  les  laboratoires  pour 
opérer  diverses  décompositions.  Elle  sert  à falsifier  le  blanc 
de  plomb , et  certains  droguistes  en  préparent  des  trochisques 
dits  de  corne  de  cerf  calcinée.  - • 

73 1 . 8e  sous-espèce.  Chaux  carbonatée  grossière.  ( Calcaire 
grossier,  Brongn.  ; pierr^ù  bâtir  des  Parisiens,  calcaire  à cé- 
riles,  etc.)  Le  calcaire  grossier  est  la  pierre  à bâtir  des  en+- 
virons  de  Paris.  Sa  texture  est  lâche  et  son  grain  grossier.  Il 
est  facilement  entamé  par  les  instrument  tranchans,  ot  ne  .peut 
recevoir  aucun  poli.  Sa  couleur  est  le  blanc  sale  ou  jaunâtre. 
Quelques  variétés  ont  le  grain  fin,  assez  de  blancheur  et  peu  de 
dureté;  d’autres  ont  le -grain  plus- grossier , mais.. sont  encçro 
très  tend ix.‘S ; iPaOtrés  enfhiTqiw>iquo  d^-tuie  îeXInfce  très  lâcha  J 
d’un  grain  grossier  -et  parsemées  de-  coquilles.,  ont  une*  graiido 
dureté.  Cette  sous-éspèce  donne  de  .très  mauvaise  chaux. 

73i  bis.  Gisement.  Gomnre  plusieurs  des  s.ous-espèces  que 
nous  venonsd’étudier,  ce  calcaire  forme  des  bancs  puissans  et 
très  étendus,  mais  il  ne  constitue  jamais  de  hautes  montagnes. 
Les  colline^ qu’il  forme  sont  plus  ou  moins  arrondies;  leurs 
flancs  sont  parfois  escarpés.  Il  fait  aussi  la  hase  d’assez  grandes 
plaines  en  France  : telles  sont  celles  des  environs  de  Paris,  de 
Caen,  etc.  Ces  couches  distinctes , horizontales  , dont  l’épaisseur 
varie,  sont  quelquefois  séparées  par  du  sable  ou  de  la  marne, 
par  de  l’argile,  et  plus  rarement  par  des  masses  géodiques  de 
quarz  et  de  chaux  carbonatée  cristallisée  (Neuilly  près  Paris). 
Il  est  surtout  caractérisé  par  les.  coquilles  nombreuses  dont  il 
conserve  les  noyaux  , ou  même  le  test  : telles  sont  surtout  les 
cériles,  les  cjrtliérées , les  madrépores,  les  nummuliles , etc. 
(banc  de  Grignon  près  Versailles).  Les  silex  pyromaques,  si 
abondans  dans  la  craie,  sont  remplacés  ici  par  des  silex  cor- 
nés sphéroidaux  et  en  couches  horizontales  interrompues.  On 
11’y  observe  pas  non  plus  de  substances  métalliques , si  ce 
n est  quelques  traées  de  1er  bydroxidé  et  quelques  petits 
Tome  II.  5 
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amas  de  zinc  carbonate.  On  cite  aussi  de  petits  dépôts  de 
lignites.  •'*.  . • (\ 

Les  carrières  des  environs  de  Paris  qui  fournissent  les  meil- 
leures pierres'à  bâtir  sont  celles  de  Saint-Nom  dans  le  parc  de 
Versailles,  de  La  Chaussée  près  Saint-Germain  ,.de  Poissy,  de 
Nanterre , de  Saillancourt  près  Pohtgise , de  Conflans-Sainte- 
Honorine , de  Saint-Nicolas  prèsSenlis,  de  Saint-Leu  (Oise),  etc. 

■j32.  9e  sous-espèce.  Chaux  carbonatée  terreuse.  Cette  sous- 
espèce  comprend  : 

L’agaric  minéral,  qui  se  trouve  dans  les  fentes  ou  les  en- 
v droits  creux  des  montagnes  calcaires.  On  suppose  qu’il  y a été 

déposé  par  les  eaux  de  pluie  filtrant  à travers  les  roches.  11  est 
très  abondant  en  Suisse.  Sa  couleur  ordinaire  est  le  blanc  jau- 
nâtre , quelquefois  le  blanc  de  neige  ou  le  blanc  grisâtre.  Il  est 
composé  de  particules  pulvérulentes  sans  éclat,  qui  ont  peu 
de  cohérence  entre  elles.  Il  est  doux  au  toucher , fortement  . 
tachant.  Il  ne  happe  pas  à la  langue , est  léger,  et  presque 
surnageant;  . . 

La  farine  fassille,  qui  est  blanche , légère  comrqp  du  coton. 
Elle  se  réduit  en  poudre  par  la  plus  faible  pression.  Elle  re- 
couvre , sous  forme  d’un  enduit  d’un  centimètre  d’épaisseur, 
les  surfaces  inférieures  ou  latérales  des  bancs  de  chaux  car- 
bonatée grossière.  On  en  trouve  à Nanterre  près  Paris. 

■j33.  10' sous-espèce.  Chaux  carbonatée -mélangée. 

A l’exemple  de  plusieurs  minéralogistes,  nous  réunissons 
sous  ce  nom  diverses  variétés  de  chaux  carbonatée  qui  con- 
tiennent des  quantités  variables  de  matières  étrangères,  et  ‘ 
parmi  lesquelles  nous  citerons: 

A.  Chaux  carbonatée  quarzifere.  ( Grès  cristallisé  de  Fon- 
tainebleau.) 

Se  trouve  en  cristaux,  en  concrétions  mamelonnées  et  en 
masses  amorphes.  Les  cristaux  ont  pour  forme  dominante  le 
rhomboèdre  inverse ; ils  raient  le  verre  et  étincellent  sous  le 
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choc  du  briquet , effet  dû  à la  grande  quantité  de  quarz  qui 

s’y  trouve  interposée.  Il  est  d’un  blanc  grisâtre  A l’extérieur, 
d’un  gris  sombre  à l’intérieur , et  soluble  en  partie  et  avec  ef- 
fervescence dans  l’acide  nitrique.  11  pèse  2,6. 

On  le  trouve  dans  les  carrières  de  grès  voisines  de  Fontai- 
nebleau et  de  Nemours.  Ses  cristaux  sont  tantôt  implantés  dans 
des  cavités  qui  existent  dans  l’intérieur  des  masses  de  grès , 
tantôt  disséminés  dans  le  sable  qui  remplit  ces  cavités. 

B.  Chaux  carbonatée  siliceuse.  ( Calcaire  siliceux  de  Bron- 
gniart;  silicalx  de  Saussure.) 

C’est  un  mélange  intime  de  silice  et  de  chaux  carbonatée  ; 
aussi  est- il  assez  dur  pour  étinceler  avec  le  briquet,  et  ne  se 
dissout-il  qu’en  partie  dans  les  acides.  Il  n’affecte  pas  de 
formes  particulières,  et  offre  dans  son  intérieur  des  infiltra- 
tions de  quarz  hyalin , et  quelquefois , mais  très  rarement , 
des  débris  de  corps  organiques  fluviatiles  ou  ter  restres. 

Il  forme  des  couches  puissantes  entre  les  assises  supérieures 
du  calcaire  grossier  et  les  assises  inférieures  du  terrain  gyp- 
seux  (partie  méridionale  et  orientale  de  Paris  entre  la  Seine 
et  la  Marne). 

C.  Chaux  carbonatée ferrijére.  (Calcaire  jaunissant.) 

11  a pour  caractères  essentiels  de  jaunir  par  le  contact  de 
l’acide  nitrique,  de  laisser,  lorsqu’on  le  chauffe  au  chalumeau, 
un  globule  attirable  à l’aimant,  et  de  ne  pas  brunir  par  l’ac- 
tion delà  chaleur,  ce  qui  indique  l’absence  du  manganèse.  La 
couleur  varie  entre  le  gris  noirâtre  et  le  noir  brunâtre.  Il  pèse 
2,81 . Il  offre , à peu  de  chose  près,  les  mêmes  caractères  géo- 
métriques que  le  calcaire  pur  ; il  est  probable  que  c’est  une 
combinaisom  en  proportions  fixes  de  carbonate  de  fer  et  de 
carbonate  de  chaux. 

lise  trouve  engagé  dans  un  gypse  compacte  blanc  ou  gris , aux 
environs  de  Salsbourg  en  Bavière,  près  de  Ilall  en  Tyrol;  en 
' grqjé  dans  un  fer  oxidé  brunâtre  en  Espagne. 
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D.  Chaux  carbonatéeferro-manganésifere.  {Calcaire  brunis- 

sant, Brongniart  ; spath  brunissant,  Brochant;  spath  perlé} 
sidérocalcite  de  Kirwan.  ) . ' . 

Il  brunit  par  l’action  de  l’acide  nitrique , par  celle  du  feu, 
par  celle  de  l’air  ; il  se  dissout  lentement  dans  l’acide  nitrique. 
Ses  formes  sont  à peu  près  celles  du  calcaire  pur.  Ses  cristaux 
sont  généralement  courbes,  et  ont  un  éclat  perlé;  tantôt  ils  sont 
incolores,  et  tantôt  colorés.  Sa  densité  est  de  2,88. 

Il  se  trouve  le  plus  souvent  en  filons,  tantôt  en  masses,  tantôt 
en  petits  cristaux  groupés  en  stalactites  sur  d’autres  cristaux  ; 
accompagne  assez  souvent  la  chaux  carbonatcfe  ordinaire,  et 
se  rencontre  dans  beaucoup  de  filons  métallifères  (Sainte— 
Marie-au-Mines ; Baigorry  dans  les  Pyrénées;  Saxe,  Hartz, 
Hongrie,  Suède,  etc.). 

E.  Chaux  carbonalée  manganèsifere.  ( Calcaire  rose,  Bron- 
gniart. ) 

Il  est  rose , brunit  par  la  -chaleur , et  se  dissout  lentement 
dans  l’acide  nitrique;  il  est  opaque,  quelquefois  translucide  sur 
les  bords , plus  dur  que  la  chaux  carbonatée  pure  ; se  trouve 
ordinairement  en  petites  masses , et  plus  rarement  en  cristaux 
qui  présentent  le  rhomboèdre  primitif  de^  la  chaux  carbo  - 
natée. 

Il  accompagne  les  minerais  aurifères  de  Nagyag  en  Transyl- 
vanie. 

F.  Chaux  carbonalée  fétide.  {Calcaire  fétide,  pierre  puante. 

Brochant;  lucullite,  Jameson  ; pierre  de  porc.)  v 

Il  est  généralement  noir , exhale  une  odeur  d’œufs  pourris 
par  le  frottement,  effet  dû  à la  décomposition  des  pyrites 
qu’il  contient.  11  fait  une  vive  effervescence  dans  l’acide  nitri- 
que ; il  est  ou  en  prismes  fasciculés , qui  se  divisent  très  nette- 
ment en  rhomboèdres  primitifs , ou  plus  souvent  en  petites 
masses  terreuses  et  grossières,  qui  forment  des  amas. considé- 
rables dans  le  calcaire  de  transition. . i l r i'j  V 
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G.  Chaux  carbonatée  bituminifere. 

C’est  un  mélange  de  calcaire  et  de  bitume  employé  quelque- 
fois dans  certains  pays  comme  combustible.  Les  marbres  noirs 
de  Namur  et  de  Dînant  appartiennent  à cette  variété. 

APPENDICE. 

Marne. 

y34.  Les  marnes  sont  des  mélangés  d’argile  et  de  chaux 
carbonatée,  dans  lesqüels  la  proportion  de  cette  dernière  subs- 
tance est  assez  'variable.  D’après  cette  proportion  on  en  dis- 
tingue deux  variétés  principales  : la  marne  argileuse  et  là 
marne  calcaire.  Les  mamefe  ont  l’aspect  de  l’argile  ou  de 
la  craie;  elles  sont  tendres,  friables,  et  font  une  vive  effer- 
vescence avec  les  acides.  Elles  se  distinguent  des  argiles,  en 
ce  qu’elles  ne  forment  pas  une  pâte  liante  avec  l’eau  et  ne  se 
durcissent  pas  au  fetf , et  des  pierres  calcaires  pures , par 
le  résidu  considérable  qu’elles  laissent  quand  on  les  traite  par 
l’acide  nitrique. 

1 . Marne  argileuse.  Tantôt  compacte , tantôt  feuilletée  ou 
friable  ; se  délite  facilement  à l’air,  se  gonfle  et  se  délaie  dans 
l’eau.  Sa  couleur  est  ordinairement  grise , quelquefois  brunâtre 
ou  verdâtre  ;.  chauffée  au  chalumeau,  elle  donne  un  verre 
noirâtre. 

On  l’emploie  dans  la  composition  des  faïences  communes, 

2.  Marne  calcaire.  Elle  est  bien  plus  aride  au  toucher 
que  la  précédente;  elle  ne  se  délaie  pas  dans  l’eau,  et  ne  fait 
pâte  avec  elle  qu’aptès  avoir  été  long-temps  broyée.  Elle  est . 
bien  plus  dure  qu’elle,  mais  ordinairement  elle  se  délite  à 
l’air,  et  se  réduit  d’elle-même  en  une  poussière  assez  fine.  Scs 
couleurs  sont  le  blanc , le  gris , le  jaunâtre  sale , le  brun  pâle  ; 
elle  est  tantôt  compacte,  tantôt  friable. 

;34  bis.  Gisement.  Le  gisement  des  marnes  est  à peu  près 
le  même  que  celui  des  argiles.  Elles  se  trouvent,  comme  ces 
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matières , en  couches  ou  en  rognons  dans  les  terrains  secon- 
daires et  tertiaires.  Les  marnes  argileuses  paraissent  être  les 
plus  nouvelles , et  les  marnes  calcaires  compactes  les  plus  an- 
ciennes. Ces  marnes  forment  quelquefois  des  masses  sphéroï- 
dales  au  milieu  des  couches  d’autres  marnes.  Ces  sphères  sont 
souvent  creuses  et  composées  de  prismes  irréguliers,  dont  les 
intervalles  sont  quelquefois  remplis  d’une  matière  calcaire 
gpathique.  On  nomme  ces  masses  jeux  de  V anhelmonl.  Les 
marnes  calcaires  sont  généralement  situées  plus  profondément 
que  les  marnes  argileuses;  mais  ni  les  unes  ni  les^autres 
n’atteignent  jamais  une  grande  profondeur.  Les  dernières 
sont  fréquemment  superficielles  et  à peine  recouvertes  par 
quelque  dépôt  sablonneux. 

Usages , On  emploie  les  marnes  pour  amender  le»  terres. 
Celles  qui  sont  argileuses  exigent  des  marnes  calcaires , et  celles 
qui  sont  légères  des  marnes  argileuses.  (Brongniart,  Traité  de 
Minéralogie.) 

. Gisement  général  des  calcaires. 

735.  Il  n’y  a peut-être  pas  de  substance  minérale  aussi  ré- 
pandue que  la  cfiaux  carbonate'e.  Elle  se  trouve  dans  toutes  les 
époques  de  formations,  en  amas,  en  couches,  en  dépôts  plus 
ou  moins  étendus , et  constitue  même  des  montagnes  et  des 
chaînes  de  montagnes  tout  entières. 

Voici  la  liste  des  calcaires  purs  ou  mélangés,  placés  suivant 
l’époque  de  leur  formation. 
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Terrains  primitifs 


Terrains  de  transition. 

1 • Terrains  secondaires 
inférieurs. 


.u 


Terrains  secondaires 


moj-ens. 

Terrains  secondaires 
supérieurs. 


Calcaire  cristallisé. 

fibreux, 
saccliaroïde. 
ferro-manganésifüre . 
manganésifère  rose. 
Calcaire  compacte  sublamellaire  , 
noir  et  gris  (marbres). 

[ saccliaroïde  (marbres). 

S Calcaire  compacte  fin,  gris  noir  et 
jaunâtre. 

fétide  et  bituminifere. 

( Calcaire  compacte  blanc. 

I oolitlie. 

> Calcaire  craie. 


Terrains  tertiaires 
et  plus  modernes. 


Calcaire  grossier. 

concrétionné.  * • 
quarzifère. 
siliceux, 
marne.  ' 

_ terreux, 
incrustant. 


Nous  avons  indiqué  à la  suite  des  principales  variétés  les 
gisemens  particuliers  qu’elles  nous  offrent;  nous  observerons 
seulement  que  celles  d’entre  elles  qui  forment  des  couches  et 
même  des  terrains  très  étendus,  renferment  dans  leurs  cavités 
et  dans  les  filons  qui  les  traversent,  les  variétés  nombreuses 
du  calcaire  cristallisé  et  le  calcaire  fil^ux.  Le  calcaire  con- 
erétionné , dont  la  formation  est  toujours  beaucoup  plus  ré- 
cente que  celle  des  roches  dans  les  cavernes  desquelles  il  se 
rencontre,  tapisse  les  voûtes,  le  sol  et  les  parois  de  ces  ca- 
vernes , qu’il  finit  quelquefois  par  remplir  entièrement.  11  se 
forme  encore  de  nos  jours. 
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. ÉLÉMEMS  .. 

5*  ESPÊCB.  ARRAGOyiTE. 


(Chaux  carbonatée  prismatique,  Brongn.  • calcaire  excentrique 

de  ^Carsten  ; chaux  carbonatée  dure  de  M.  de  Bournon.) 

736.  Caractères  essentiels.  Cette  espèce  se  distingue  de  la 
pre'cédente  par  son  .système  cristallin , qui  peut  être  rapporté 
par  le  clivage  à un  octaèdre  symétrique  rectangulaire  de  1 1 5° 
56',  et  de  109* 28'.  Dans  Tarragonite , la  symétrie  est  donc  or- 
donnée par  les  nombres  2,4,8,  et  dans  la  chaux  carbonatéepar 
les  nombres  3,6, 1 2. 

Tantôt  l’arragonite  se  trouve  à l’état  de  concrétions,  et  dif- 
fère alors  très  peu  de  la  chaux  carbonatée  fibreuse  ; tantôt,  et 
c’est  le  cas  le  plus  ordinaire,  elle  se  trouve  en  cristaux  dissé- 
minés, ou  plus  souvent  réunis  en  masses  rayonnées,  à rayons 
divergens.  Ses  principales  formes  sont  : i°.  un  prisme  hexa- 
gonal irrégulier,  mais  symétrique  ; il  a deux  angles  de  1160, 
et  deux  de  128°;  20.  un  prisme  hexagonal  qui  n’est  pas  même 
symétrique  ; 3°.  un  autre  prisme  hexagonal  qui  n’est  ni  régu- 
lier ni  symétrique,  et  qui  présente  sur  une  de  ses  faces  uu 
angle  rentrant;  4°-  plusieurs  autres  prismes  hexagonaux  dans 
lesquels  il  y a deux  angles  rentrons  ; 5° . un  autre  qui  offre 
deux  faces  latérales  qui  11e  sont  pas  parallèles,  et  deux  faces 
avec  angle  rentrant  ; 6°;  l’octaèdre  primitif,  le  plus  souvent 
cunéiforme , et  offrant  quelquefois  une  troncature  ; 70.  un  autre 
octaèdre  cunéiforme,  mais  plus  aigu  dans  le  pointement. 

Lorsqu’on  casse  des  cristaux  prismatiques  d’une  certaine  di- 
mension , on  y observe  des  espèces  de  lignes  qui  se  coupent  à 
angles  droits;  d’autres  paraissent  hérissés  d’aspérités,  qui  ne 
sont  autre  chose  que  les  poihtemens  de  tous  les  petits  prismes 
qui  composent  le  gros.  Quelquefois  les  cristaux  présentent 
une  double  pyramide  très  aiguë  ou  dodécaèdre  triangulaire 
isocèle.  Il  arrive  souvent  que  l’on  n’apprçoit  pas  la  forme 
prismatique  dans  les  cristaux,  on  n’en  voit  que  le  pointement. 
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Ils  sc  trouvent  tantôt  isoles,  tantôt  reunis  ou  groupés,  mais 
très  rarement  parallèles.  Il  résulte  de  la  tendance  qu’ils  ont  à 
diverger,  que  lorsqu’ils  se  trouvent  en  grande  quantité,  les 
masses  sont  toujours  rayonnées.  La  cassure  est  c^icho'ide;  on 
y voit  quelquefois  des  indices  de  lames  parallèles  aux  faces. 

La  couleur  est  ordinairement  le  blanc  grisâtre  ou  verdâtre. 
Il  y en  a aussi  des  variétés  vertes,  des  rouges,  des  violettes, 
mais  elles  sont  plus  rares.  En  général , les  couleurs  sont  ternes 
et  pâles.  Extérieurement  l’éclat  est  tantôt  vif,  tantôt  terne;  il 
est  toujours  vif  à l’intérieur;  il  y a cependant  des  variétés  qui 
.sont  sans  éclat.  Certains  cristaux  sont  diaphanes;  mais  ils  le 
sont  toujours  moins  que  ceux  de  l’espèce  précédente.  La  ré- 
fraction est  double  , mais  à travers  deux  faces  non  parallèles  ; 
elle  est  aussi  moins  intense  que  dans  la  chaux  carbouatée. 
L’arragonite  est  assez  facile  à casser;  il  n’en  est  pas  de  même 
des  masses  composées  de  cristaux  groupés  en  travers.  Elle  raie 
la  chaux  carbouatée  et  la  chaux  lluatée.  Elle  donne  de  la  chaux 
pure  au  chalumeau,  mais  ne  décrépite  pas,  et  se  disperse  len- 
tement : c’est  un  assez  bon  caractère  pour  la  distinguer  de  la 
diaux  carbonatée  rhomboédrique. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,995. 

Composition.  = CaCJ,  la  meme  que  celle  de  l’espèce  pré- 
cédente. Elle  contient  ordinairement  en  plus  une  très  petite 
quantité  de  carbonate  de  strontiane  et  un  peu  d’eau.  Comme 
toutes  les  variétés  ne  contiennent  pas  de  strontiane , on  ne 
peut  attribuer  à la  présence  de  cet  alcali  la  différence  de  forme 
qui  existe  entre  elle  et  l’espèce  précédente. 

Ses  variétés  de  structure  sont  peu  nombreuses  et  assez  dis- 
tinctes; les  principales  sont  : 

Arragonile  aciculaire.  E11  petites  aiguilles  déliées , écla- 
tantes, tantôt  libres,  tantôt  réunies  et  radiées. 

Arragonile  baçcillaire.  En  grosses  baguettes  prismatiques  , 
d’une  longueur  souvent  très  considérable. 
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Arragonile  fibreuse. 

Arragonile  coralloîde  ( flos  ferri).  Formée  de  petits  cylindres 
blancs,  souvent  contournés  et  repliés  sur  eux-mêmes.  Leur 
intérieur  pqfpente  un  assemblage  d’aiguilles  convergentes.  Dans 
ce  dernier  cas , l’arragonite  est  difficile  à distinguer  de  la  chaux  ’ 
carbonatée  ordinaire , lorsqu’on  ne  peut  avoir  recours  à l'ob- 
servation de  la  forme  primitive  et  à celle  de  la  plupart  des 
caractères  physiques. 

Arragonile  compacte.  Il  est  presque  impossible  de  la  dis- 
tinguer de  la  chaux  carbonatée  romboédrique. 

737.  Gisemènt.  L’arragohite  ne  forme  jamais  de  terrains  à 
elle  seule  ; elle  se  présente  accidentellement  dans  les  roches 
de  serpentine , les  argiles  ferrugineuses , les  gypses  qui  accom- 
pagnent la  soude  muriatée,  et  dans  plusieurs  roches  pyrogènes, 
comme  les  basaltes,  les  tufs  basaltiques  et  quelques  laves.  On 
en  rencontre  aussi  dans  les  amas  et  filons  métallifères , tels 
que  ceux  d’argent , de  cuivre , de  plomb  argentifère , de  fer 
bydroxidé,  etc.  On  voit  d’après  cela  que  l’arragonite  accom- 
pagne toujours  le  gypse , les  roches  volcaniques  et  le  fer  oxidé. 
Ce  dernier  cas  est  le  plus  commun , et  c’est  à cette  circonstance 
particulière  qu’une  de  ses  variétés  doit  le  nom  de  fi os  ferri. 

Les  localités  où  l’on  trouve  principalement  cette  espèce 
sont  : près  de  Molina  en  Arragon  ( d’où  lui  est  venu  le  nom 
d’arragonite),  et  à Valence  en  Espagne;  une  grande  partie  de 
l’Allemagne,  le  Piémont,  l’Écosse,  et  en  France,  Bastènes  prçs 
Dax  ( Landes  ),  Faydel  ( Tarn  )y  Framont  (Vosges),  Ver- 
taison  (Allier) , etc. , etc.  Elle  éxBtë  Aü  Vésuve , à l’Etna,  à 
l’île  de  Bourbon,  dans  les  cellules  des  laves. 
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6e  ESPÈCE.  DOLOMIE. 

■ , •> 

(Chaux  et  magnésie  carbànalées . Chaux  carbonatèe  magné - 

sifère  d’Haüy  ; comte;  muricalcite  de  Kirwan  ; miemite ; 

’ calcaire  lent.  ) 

, ‘ * ' • . ‘ V ' . - 

738.  Caractères  essentiels.  Cette  espèce  se  trouve  à l’était  cris- 
tallin, soit  en  cristaux  isolés , soit  en  druzes  ou  en  masses  lami- 
naires. Sa  forme  primitive  est  un  rhomboèdre  peu  différent  de 
celui  de  la  chaux  carbonatc'e.  Ses  angles  sont  de  106°  i5'  et 
73°  45'.  Sa  dureté  est  plus  grande  que  celle  de  la  chaux  carbo- 
natéc.  Sa  densité  est  de  2,9. 

Composition.  ==  CaCa  MgC*.  ' 

^ On  peut  partager  cette  espèce  en  trois  sous-espèces. 

" i"  sous -espèce.  Dolomie  lamellaire.  (PicriÊ;  spath  magné- 
sien , Brochant.  ) C’est  à cette  sous-espèce  que  l’on  rapporte 
tous  les  cristaux  de  !a  dolomie.  Ils  ne  sont  pas  toujours  ter- 
minés ni  faciles  à reconnaître  au  premier  abord  ; mais  le  clivage 
amène  bientôt  à la  forme  primitive.  Les  formes  dominantes 
approchent  beaucoup  de  celle-ci;  quelquefois  cependant  on 
trouve  la  dolomie  sous  forme  de  prismes,  hexagonaux  et  V 
de  cristaux  lenticulaires.  La  couleur  est  ordinairement  brune 
ou  jaunâtre.  Comme  les  autres  sous-espèces , elle  fait  diffici- 
lement effervescence  avec  les  acides  ; il  faut , pour  que  cet 
effet  ait  lieu , la  réduire  en  poudre  et  la  chauffer  avec  ces  h- 

2e  sous-espèce.  Dolomie  granulaire.  Elle  est  grise  ou  blan- 
che ; formé  des  espèces  de  marbres  grenus  non  susceptibles 
de  poli.  Elle  est  presque  toujours  mêlée  de  talc,  d’arsenic 
sulfuré  et  de  la  sous-espèce  précédante.  Réduite  en  lames 
assez  minces , elle  devient  flexible  , ce  qui  tient  à ce  que  son 
tissu  est  assez  lâche  pour  permettre  à leurs  particules  de  jouer 
jusqu’à  un  certain  point , sans  cependant  perdre  leur  adhé- 
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rence.  Elle  est  d’autant  plus  flexible  qu’elle  est  plus  pénétrée 
d’eau. 

3e  sous-espèce.  Dolomie  compacte.  Se  présente  en  masses 
compactes , à structure  grenue , fine , tantôt  blanche , tantôt 
grise , ressemblant  beaucoup  au  calcaire  saccharoïde.  Sa  cohé- 
sion est  très  forte.  Elle  se  disgrège  au  contact  de  l’air,  comme 

4 

toutes  les  terres  magnésiennes.  Elle  rend  le  sol  sur  lequel 
on  la  jette  d’une  stérilité  complète;  mais  au  bout  d’un  cer- 
tain temps , ce  même  sol  devient  plus  fertile  qu’auparavant. 
Le  premier  effet  est  attribué  à la  magnésie , le  second  à la 
chaux.  . ; ‘ - 

739.  Gisement.  La  dolomie  se  trouve  dans  les  terrains  pri- 
mitifs en  cristaux  implantés  ou  disséminés,  ou  bien  en  couches 
puissantes , intercalées  avec  des  micaschistes  et  des  roches  de 
serpentine.  Ellfe  est  souvent  associée,  comme  au  Saint-Go— 
thard  >.  .aYèÇ  la  chaux  carbonatée.,  l’arsenic , l’antimoine  , le 
içr;e,t.le  zinc  sulfurés,  la  trémolite,  le  corindon,  le  mica,  la 
tourmaline , etc.  Mais  elle  appartient  aussi  à des  terrains  plus 
nouveaux,  dans  lesquels  elle  forme  des  masses  considérables, 
des  collines , des  montagnes  ; et  elle  y est  en  quantité  d’autant 
plus  grande  que  ces  terrains  se  rapprochent  davantage  des 
terrains  volcaniques , qui  contiennent  surtout  du  pyroxène. 
Aussi  certains  auteurs  pensent-ils  que  c’est  cette  dernièrd  subs-r 
tance  qui  a introduit  la  magnésie  dans  la  chaux  carbonatée , 
par  un  moyen  analogue  à celui  de  la  cémentation. 

Elle  est  commune  en  Angleterre , en  Thuringe  , dans  le 
Salzbourg , la  Carinthie , les  Alpes  ; on  la  cite  aussi  en  Suède , 
en  Espagne  , dans  la  vallée  de  Sésia  en  Italie  , et  au  mont 
Somma;  au  Mexique,  dans  les  filons  d’argent  aurifères,  etc. 

Usages.  La  dolomie  est  employée  pour  préparer  du  sulfate 
de  magnésie.  Voyez  Epsomite  (686). 


Digitized  by  Google 


DE  MINÉRALOGIE. 


93 


7*  ESPÈCE.  GAY—LUSSITE. 

( Chaux  et  soude  bi-carbonatées  hydratées.  ) 

739  bis.  Caractères  essentiels.  Cette  substance,  qu’on  n’a 
encore  trouve'e  qu’en  cristaux , est  tendre , aigre  et  très  facile 
à casser.  Sa  cassure  est  conchoïde , jouit  d’un  éclat  vitreux 
très  vif , passant  à l’éclat  adamantin.  Sa  poussière  est  d'un 
blanc  grisâtre , matte  au  toucher , et  tache  faiblement.  Ses 
cristaux  sont,  ou  diaphanes  et  sans  couleur,  où  demi-trans- 
parens  et  salis  par  une  très  légère  teinte  grise,  due  à la  présence 
d’une  très  petite  quantité  d’argile  disséminée  en  particules 
impalpables.  Ils  ne  sont  ni  pliosphorescens  par  frottement,  ni 
électriques  par  chaleur.  Chauffés  dans  le  petit  matras , ils 
décrépitent  légèrement , deviennent  opaques , et  abandonnent 
une  certaine,  proportion  d’eau.  Traités  au  chalumeau , ils  se 
fondent  rapidement  en  un  globule  opaque , qui , refroidi  et 
mis  sur  la  langue , y développe  une  saveur  alcaline  très  pro- 
noncée. » 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  1,9. 

La  forme  primitive  de  la  gay-lussite  est,  suivant  M.  Cordier, 
un  octaèdre  irrégulier  de  70°  3o',  109°  3o'  et  io4°4 5'.  On 
observe  plusieurs  formes  secondaires , qui  sont  composées  en 
grande  partie  de  facettes  additionnelles. 

Composition.  Cette  substance  est  un  double  carbonate  de 
chaux  et  de  soude , avec  une  certaine  proportion  d’eau  ■ sa 

formule  chimique,  suivant  M.  Boussingault  , ==  CaC1  -f- 

SoC*  + nAq.  . • 

Gisement.  La  gay-lussite  a été  trouvée  depuis  peu  par 
M.  Boussingault  dans  les  environs  de  Bogota,  à Lagunilla, 
petit  village  indien,  situé  à unjour  de  marche  au  sud-ouest  de  la 
ville  de  Merida.  Elle  se  trouve  en  très  grande  abondance  dis- 
séminée dans  un  terrain  argileux  qui  contient  de  gros  fragmens 
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de  grès  secondaire,  et  qui  repose  sur  une  couche  de  carbonate 
de  soude , nommé  urao  par  les  naturels.  Ce  dernier  sel , situé 
au  milieu  d’une  lagune  d’une  assez  grande  étendue,  est  ana- 
logue au  carbonate  de*  soude  ( trôna  ) de  Sukena  en  Afrique , 
et  a été  également  découvert  et  décrit  par  M.  Boussingault  et 
M.  Rivero.  (Annales  de  Chimie  et  de  Phys.,  tom.  XXIX, 
pag.  ijo.) 

8'  ESPÈCE.  DAT  H O LITE. 

, * 

( Chaux  boro-silicalée.  Botryolite ; esmarkite.  ) 

♦ 

'j^o.  Caractères  essentiels.  .Substance  vitreuse,  d’un  aspect 
nébuleux , jaunâtre  ou  verdâtre , rayant  la  cliaux  fluatée , et 
étincelant  sous  le  choc  du  briquet.  Exposée  au  chalumeau , 
elle  blanchit , devient  friable,  se  boursouffle  et  se  fond;  elle  9 
fait  gelée  dans  les  acides.  Sa  densité  est  de  2,98.  Sa  forme  pri- 
mitive est  un  prisme  droit  rhomboidal  de  1 og°  28'  et  70®  3?/. 

On  y est  amené,  non  par  le  clivage,  mais  par  la  considération 
de  la  forme  secondaire. 

•••  . 

Composition.  = Ca  Ba  + CaSi3  -}-  Aq. 

On  a donné  le  nom  de  botryolite  à une  datliolite  concré- 
tionnée , rougeâtre  à l’extérieur,  grise  à l’intérieur.  Sa  cassure 
est  écailleuse , et  son  tissu  quelquefois  fibreux  , à fibres  très 
déliées.  Quelques  chimistes  la  considèrent  comme  une  espèce 
particulière.  Elle  contient  moins  d’acide  borique  que  la  pré— 

• • • * 

* M 

cédente  ( Ca *lî  -f-  CaSi3  -j-  Aq.  ).  • 

Toutes  deux  se  trouvent  à Arendal  en  Norwège,  accom- 
pagnées de  talc  et  de  chaux  carbonatée  laminaire. 
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9®  ESPÈCE.  PHARMACOLITR', 

( Chaux  arseniatée.  ) 

74* • Caractères  essentiels.  Substance  d’un  blanc  de  lait, 
quelquefois  colorée  en  rose  par  du  cobalt  arsenical  ; insoluble 
dans  l’eau,  soluble  sans  effervescence  dans  l’acide  nitrique,  et 
donnant  une  odeur  d’ail  par  le  chalumeau.  Elle  est  toujours 
sous  forme  de  mamelons , dont  l’intérieur  est  légèrement 
nacré  et  strié  du  centre  à la  circonférence , quelquefois  en 
fils  déliés.  Selon  M.  Beudant,  elle  cristallise  en  prisme  hexa- 
gonal. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,54- 

Composition.  = Ca'Âs  + 6Aq.  Elle  est  quelquefois  mé- 
langée d’un  peu  de  magnésie  arseniatée.  Elle  constitue  alors 
un  minéral  connu  sous  le  nom  de  picropharmacolite , dont  la 

Ca5  1 •*• 

formule  est  V As*  -f-  3o Aq. 

Mg5  ) 

74 1 bis.  Caractères  d’ élimination.  La  chaux  arseniatée  peut 
être  confondue  avec  Y arsenic  oxidé  et  la  chaux  carbonatée. 
On  la  distingue  du  premier  en  ce  qu’il  est  soluble  dans  l’eau 
et  volatil  sans  résidu  ; de  la  seconde  , en  ce  que  celle-ci  fait 
effervescence  dans  l’acide  nitrique  et  ne  dégage  pas  une  odeur 
d’ail  par  la  chaleur. 

Gisement.  Elle  se  trouve  en  Souabe  dans  la  mine  appelée 
Sophie.  Sa  gangue  est  un  granité  à gros  grains , qui  est  accom- 
pagné de  chaux  et  de  baryte  sulfatées. 

IO®  ESPÈCE.  PROSPHORITE. 

( Chaux  phosphatée.  ) 

742.  Caractères  essentiels.  Son  système  cristallin  dérive 
d’un  prisme  hexagonal  régulier.  On  la  trouve , tantôt  à l’état 
cristallin , tantôt  à l’état  terreux. 
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Composition.  = (la’  Pa. 

On  peut  la  partager  en  deux  sous-espèces. 

ire  sous-espèce.  Phosphorile  cristallisée.  {Apatile , chry'so- 
litc , béril  de  Saxe  ou  agustile  de  Tromsdorff.)  Se  trouve 
rarement  en  masses.  Ses  formes  dominantes  sont  : i°.  le  prisme 
à six  faces,  régulier;  i°.  le  même , tronqué  sur  toutes  les  arêtes 
latérales;  3°.  le  même,  ayant  les  bords  de  la  base  tronqués: 
il  y à des  cristaux  à la  fois  tronqués  sur  les  bords  latéraux  et 
sur  ceux  de  la  base  ; 4°-  le  prisme  hexaèdre  tronqué  sur  les 
bords  de  la  base  et  sur  les  angles  : il  y a douze  facettes  à 
chaque  sommet;  5°.  le  prisme  hexaèdre  terminé  par  un  poin- 
tement  à six  faces,  reposant  sur  les  faces  latérales.  C’est  la 
même  forme  que  celle  du  quarz , mais  le  pointement  est  moins 
allongé.  Dans  tous  les  autres  cristaux  la  base  existe  , mais, 
comme  on  le  voit,  elle  n’existe  pas  dans  ceux-ci.  6°.  Le  prisme 
hexaèdre  tronqué  sur  les  arêtes,  tronqué  sur  les  angles.  Il  y 
a trois  facettes  qui  naissent  sur  chaque  arête , et  deux  fa,ces  qui 
sont  adjacentes. 

On  ne  trouve  jamais  dans  le  même  gisement  les  cristaux 
pyramidés  et  ceux  qui  ne  le  sont  pas  ; ils  sont  tantôt  isolés , 
tantôt  implantés  en  forme  de  druzes,  assez  petits.  Les  plus 
volumineux  viennent  delà  Norvvège.  On  en  trouve  quelque- 
fois des  masses  carnées  mélangées  de  quarz,  auquel  elles 
doivent  la  propriété  de  faire  feu  avec  le  briquet.  La  cassure 
est  souvent  conchoïde.  Des  fissures  indiquent  quelquefois  très 
nettement  trois  clivages  parallèles  aux  faces  et  un  parallèle 
à l’axe.  Il  arrive  souvent  que  les  faces  latérales  du  prisme  sont 
striées.  Il  y a aussi  des  cristaux  en  Norwège,  dont  les  faces  sont 
arrondies  et  présentent  quelques  bulles.  Les  couleurs  sont 
très  variées.  On  en  trouve  d’incolores  au  Saint-Gotliard.  Les 
variétés  blanc  de  lait,  bleues,  violettes,  appartiennent  à des 
cristaux  non  pyramidés;  les  variétés  vertes,  olives,  jaunâtres 
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ou  brunâtres  appartiennent  aux  cristaux  pyramides.  La  variété 
bleue  a été  désignée  sous  le  nom  d ’agustile  j la  variété  verte  a 
été  appelée  pierre  d’asperge,  asparagolile ; enfin  les  variétés 
de  diverses  couleurs  se  présentant  sous  la -forme  guttulaire  ont 
reçu  le  nom  de  moroxite.  La  cassure  offre  un  éclat  vif,  mais 
gras  et  résineux.  La  transparence  varie  beaucoup.  La  chaux 
phosphatée  cristalline  raie  la  chaux  carbonatée , et  non  la 
chaux  fluatéc , excepté  cependant  la  variété  cariée  qui  contient 
du  quarz. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,2. 

Les  variétés  qui  ont  la  base  du  prisme  sont  phosphores- 
centes. Elle  se  dissout  lentement  et  sans  effervescence  dans 
l’acide  nitrique  ; elle  est  infusible  au  chalumeau.  Si  on  la  fond 
avec  l’acide  borique , et  que  l’on  enfonce  dans  le  globule  un  fil 
de  fer,  et  que  l’on  chauffe  de  nouveau,  le  fer  est  attaqué,  et 
il  se  forme  un  peu  de  phosphure. 

Gisement.  On  la  trouve  dans  les  petits  filons  des  roches  an- 
ciennes , et  rarement  implantée  dans  ces  mêmes  roches , en 
Saxe,  en  Bohême,  en  Norwège , accompagnant  un  minerai  de 
fer;  en  Espagne,  au  Saint-Gothard , dans  les  fentes  des  roches; 
en  Moravie,  dans  des  masses  talqueuses.  Elle  se  trouve  près 
de  Nantes,  implantée  dans  une  espèce  de  granité.  Ses  associa- 
tions les  plus  commîmes  sont  avec  le  quarz , la  chaux  fluatée , 
la  baryte  sulfatée,  l’argile  lithomarge,  la  topaze,  le  felspath, 
le  fer  et  la  chaux  tungstatée,  le  fer  arsenical,  etc.  La  variété 
nommée  chrysolite  se  trouve  principalement  dans  les  produits 
volcaniques,  accompagnée  d’idocrase  (Vésuve,  cap  de  Gâte, 
environs  d’Albano  près  Rome,  Mont-Ferrier  près  Montpel- 
lier, etc.).  )■  . ! : 

2e.  sous-espèce.  Phosphorite  terreuse.  Se  trouve  en  masses 
solides  (Espagne),  et  en  masses  friables  (Hongrie).  Celles  qui 
sont  solides  ont  une  structure  un  peu  concrétionnée,  une  cassure 
inégale  ; elles  sont  un  peu  fibreuses,  opaques,  tendres,  se  lais- 
Tome  II. 
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*ent  rayer  par  l’ongle.  La  chaux  phosphatée  terreuse  contient 
quelquefois  du  quarz.  Sa  couleur  est  d’un  blanc  jaunâtre.  La 
variété  pulvérulente  est  grisâtre;  sa  poussière  est  phosphores- 
cente sur  les  charbons , phénomène  que  l’on  n’observe  pas  avec 
la  chaux  phosphatée  artificielle.  » 

La  variété  qui  vient  de  Hongrie  avait  été  regardée  pendant 
long-temps  comme  de  la  chaux  fluate'e  terreuse.  Celle  qui  se 
trouve  en  Espagne  constitue  une  roche  simple , disposée  par 
grandes  couches  entrecoupées  de  quarz  , aux  environs  du  vil- 
lage de  Logrosan,  juridiction  de  Truxillo , dans  l’Estrainadure. 
.On  trouve  dans  quelques  amas  de  fer  oxidé  magnétique  des 
terrains  primitifs  de  petits  nodules  verdâtres,  composés  de  chaux 
phosphatée,  contenant  38  pour  100  de  fer,  probablement  à 
l’état  de  phosphate  (Suède,  Laponie , INorwège).  Cette  variété 
se  présente  aussi  dans  des  terrains  assez  modernes,  comme  dans 
la  craie  (cap  de  la  Hève , près  le  Havre) , et  dans  l’argile  et  les 
terrains  de  lignâtes  (environs  de  Paris,  Auteuil).  . 

743.  Usages.  On  pourrait  employer  la  chaux  phosphatée 
■dans  la  préparation  du  phosphore  ; mais  on  préfère  employer 
pour  cet  usage  les  os  des  animaux,  qui  sont  formés  de  chaux 
phosphatée  et  de  gélatine.  Par  la  calcination , la  gélatine  est 
détruite,  et  le  phosphate  de  diaux  se  trouve  alors  dans  un 
état  de  friabilité  qui  permet  de  le  diviser  plus  facilement  que 
le  phosphate  de  chaux  naturel. 

; ;jl*  ESPÈCE.  CHAUX  KITRATJSB. 

, , . * t >.  # * : ■ **'  *.r:  Vv  , • * • . .* 

_ 744.  Caractères  essentiels.  Ce  sel  est  peu  abondantet  tombe 
facilement  en  déliquescence  ; il  fuse  lentement  sur  les  charbons 
enflammés , et  y laisse  un  résidu  blanc,  pulvérulent,  qui  n’at- 
tire plus  l’humidité  de  l’air  ; il  est  phosphorescent  dans 
l’obscurité  après  sa  calcination.  Quand  on  le  fait  cristalliser 
artificiellement,  sa  forme  est  un  prisme  hexaèdre  termine  par 
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Une  pyramide  à si*  faces  ; mais  dans  la  nature  on  ne  le  trouve 
que  sous  forme  d'efflorescences  ou  de  lioupes  soyeuses. 

' * V 

Composition.  = Ca  A®.'  : > 

Il  se  trouve  sur  les  parois  des  vieux  murs , des  cavernes , 
ou  des  roches  calcaires,  près  desquelles  se  trouvent  des  matières 
animales  en  décomposition.  Il  en  existe  dans  les  eaux  de  quel- 
ques fontaines,  et  dans  presque  tous  les  lieux  où  se  trouve  la 
potasse  nitratée.  On  emploie  les  substances  qui  en  contiennent 
dans  la  piéparation  du  salpêtre.  (Voyez  Potasse  nitratée,  827.) 

12e  ESPÈCE.  SCHÈÈLITE. 

- > . ' < • V 

{Chaux  schéélatée.  T’ungs taie  de  chaux  des  chimistes.) 

■ ’ » • - • •••;  '•  ' ■ ' ’ 1 ■ ■ » 

, 745.  Caractères  essentiels . Minéral  ordinairement  blan— 
.châtre,  quelquefois  couleur  de  rouille  ou  bleuâtre,  d’un 
aspect  gras  ; éclat  assez  vif  dans  le  sens  des  joints  parallèles  à la 
.£orme  primitive  ; structure  et  cassure  laminaires  ne  faisant 
pas  effervescence  avec  les  acides,  et  devenait t jaune  par  le  con- 
tact de  l’acide  nitrique. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  6,06. 

Sa  forme  primitive  est  un  octaèdre  symétrique  surbaissé , 
auquel  le  clivage  conduit  assez  facilement. 

• v '(imposition. 

Gisement.  Lasehéélite  accompagne  le  schéélin  ferrttgineüfx 
dans  plusieurs  mines  d’étain,  de  Bohême,  de  Saxe,  d’Angle- 
terre; on  l’a  rencontrée  aussi  en  Suède,  dans  un  terrain  de 
gneis.  ' ..v  . .. 

i3e  ESPÈCE.  SPJIÈNJB. 

, . • ■ ^ ,M  ./r.  ».  • , , -■  - 

. (Chaux  titano-siiicatée.  Titanite.) 

. ito'üff.  > v ; ir.-tjvs  ' >;iq  : •»  . < '•«  ' «*'•* 

v’'74^-  Caractères  essentiels.  Substance  fragile,  mais  assez 
difficile  à pulvériser,  rayant  la  chaux  phosphatée , et  rayéèpar 

r* 
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lefclspath,  ayant  une  cassure  vitreuse  et  raboteuse,  tantôt 
transparente , tantôt  translucide  ; infusible  au  chalumeau  sans 
addition  ; colore  le  phosphate  d’ammoniaque  et  de  soude  en 
jaune  à chaud,  et  en  violet  à froid.  Sa  forme  primitive  se  rap- 
porte à un  octaèdre  rhomboïdal  de  io3°  20'  et  i3i°  16'.  Les 
variétés  de  forme  sont  remarquables  par  la  tendance  qu’elles 
out  à se  réunir.  On  trouve  des  cristaux  dont  les  deux  sommets 
ne  sont  pas  identiques,  ce  qui  tient  à ce  qu’ils  sont  pyro- 
électriques. 

■■  . i- 

•• 

Composition.  = Ca  Si*  -f-  Ca  Ti1. 

746  bis.  Caractères  d’élimination.  Le  spbène  brunâtre  se 
distingue  de  Y étain  oxidé  en  ce  que  celui-ci  raie  le  verre , étin- 
celle sous  le  briquet , et  a une  pesanteur  spécifique  double  de 
la  sienne;  du  titane  oxidé , en  ce  que  celui-ci  raie  le  verre  et 
offre  un  clivage  qui  conduit  au  prisme  rectangulaire  ; de  Y épi— 
dote  et  de  Y amphibole  dit  actinote,  en  ce  que  ceux-ci  se  divi- 
sent parallèlement  à l’axe  de  leurs  cristaux,  tandis  que  le 
sphène  offre  un  clivage  qui  est  oblique  à l’axe. 

Gisement.  La  chaux  titano-silicatée  se  trouve  rarement  dans 
les  terrains  primitifs,  mais  assez  fréquemment,  au  contraire, 
dans  les  terrains  de  transition  qui  contiennent  beaucoup  de 
cristaux , comme  au  Saint-Gothard , et  aussi  dans  des  terrains 
volcaniques.  Les  cristaux  canaliculés  sont  toujours  implantés , 
et  les  cristaux  simples  et  réguliers  seulement  disséminés. 

♦ , . " i/  " \r  ' , . 

l4e  ESPÈCE.  trOLLASTOMTE. 

. ,r.  . .. 

( Chaux  silicalée.  Spath  en  table.  ) 

747-  Caractères  essentiels.  Minéral  d’un  blanc  grisâtre, 
tendre  et  friable,  devenant  phosphorescent  par  collision, 
faisant  une  légère  effervescence  avec  l’acide  nitrique , et  s’y 
divisant  ensuite  en  grains  qui  restent  au  fond  de  la  liqueur; 

» 
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fond  très  difficilement.  Sa  densite'  est  de  2,86.  Il  a une  struc- 
ture laminaire  très  sensible , qui  conduit  par  le  clivage  à sa 
forme  primitive,  qui  est  l 'octaèdre  rectangulaire  de  920  18'  et 
de  iZc)0^'. 

Composition.  = Ca3  Si*. 

Gisement.  Se  trouve  dans  des  terrains  de  transition,  à 
Dognatska  (Bannat)  ; dans  des  terrains  volcaniques , au  Vésuve. 
On  a aussi  rapporté  à cette  espèce  un  minéral  trouvé  en  Italie, 
à Capo  di  Bove , mais  qui  parait  en  différer. 

l5e  ESPÈCE.  AMPHIBOLE. 

( Chaux , magnésie , fer  silicatés.  ) 

748.  Caractères  essentiels.  On  a réuni  sous  le  nom  d’am- 
phibole des  minéraux  de  composition  différente , mais  qui  se 
rapprochent  du  reste  par  plusieurs  caractères , et  notamment 
par  leurs  formes  cristallines,  qui  dérivent  d’un  prisme  oblique 
rhomboïdal  d’environ  124°  3o'  à 127°?  et  dont  la  base  est  in- 
clinée sur  l’arète  obtuse  d’environ  io5°.  Ils  raient  le  verre , 
donnent  difficilement  des  étincelles  par  le  briquet , offrent  une 
texture  ordinairement  lamelleuse , et  un  éclat  assez  vif,  tirant 
sur  le  nacré.  Quelques  variétés  fortement  colorées  agissent  sur 
l’aiguille  aimantée. 

Exposés  au  chalumeau,  ils  fondent  et  donnent  un  émail  gri- 
sâtre , blanc  et  bulleux , selon  les  variétés  et  les  mélanges 
étrangers. 

La  pesanteur  spécifique  est  de  2,8  à 3,45. 

Composition.  Variable , généralement  formée  par  1 atome 
de  tri-silicate  et  1 atome  de  bi-silicate.  On  peut  l’exprimer  par 

la  formule  suivante,  R signifiant  radical,  = RSi*-f-  R3  Si*. 

M.  Beudant  partage  les  variétés  d’amphibole  en  trois  sous- 
espèces  , d’après  leur  composition  ; cfc  sont  les  suivantes. 
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549  i “ sous-espèce.  Amphibole  trémolite  ou  calcaréo-ma- 
gnésien  (amphibole  fibreux,  asbestc,  amiante,  grain  matité 
vitreuse  ).  Substance  blanche , ou  légèrement  grisâtre  ou  ver- 

_ A 

' (litre , ayant  un  éclat  nacré  ou  vitreux , une  translucidité  plus 
pu  moins  grande , une  structure  fibreuse  â fibres  plus  ou  moins 
cassantes.  Se  trouve  tantôt  en  cristaux  dérivant  d’un  prisme 
de  126°  â 1270,  tantôt  en  masses  plus  ou  moins  fibreuses  et 
plus  ou  moins  dures. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  0,6  à 2,55. 


*****  **  ijî," 

Composition.  = CaSi’-f-Mg  Si*. 

C’est  à cette  sous-espèce  qu’il  faut  rapporter  les  différentes 
variétés  d’asbcste  désignées  sous  les  noms  d 'amiante,  de  pa-> 
pier,  de  liège,  de  bois  de  montagne,  de  lin  minéral,  de  papier, 
de  carton  et  de  cuir  fossiles.  Ces  diverses  variétés  sont  remar- 
quables surtout  par  leur  tissu  fibreux , dont  les  fibres  sont  tan- 
tôt assez  dures  pour  rayer  le  verre , et  tantôt  assez  molles  et 
flexibles  pour  offrir  l’aspect  du  coton  et  se  laisser  imbiber  par 
l’eau.  Leur  densité  présente  les  deux  limites  indiquées  dans 
cette  sous-espèce.  Elles  peuvent  se  réduire  par  trituration  en 
une  poussière  fibreuse  ou  pâteuse , mais  sans  onctuosité. 

550.  2'  sous-espèce.  Amphibole  ac  lino  te  ou  calcarêo-ferru- 
gincux  (stralitc,  karintbine).  Substance  d’une  couleur  verte 
plus  ou  moins  foncée,  due  à de  l’oxide  de  chrome  ; se  présen- 
tant ordinairement  en  longs  prismes  déliés , très  fragiles,  d’un 
éclat  vitreux  , n’offrant  jamais  la  structure  fibreuse  de  la  tré- 
molite,  et  dérivant  d’un  prisme  de  125°  à 126°.  Fond  au  cha- 
lumeau en  émail  gris  ou  jaunâtre. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,3.  . 

Composition.  '=  CaS^-f-FeSi* , toujours  mélangée  d’une 
quantité  variable  de  trémolite, 

551.  3'  sous -espèce.  Amphibole  schorlique  (hornblende, 
pargassite).  Se  trouve  en  cristaux,  et  plus  souvent  en  masses 
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cristallisées,  tantôt  saockaroïdes , tantôt  rayonnées.  La  forme 
dominante  des  cristaux  est  un  prisme  rliomboidal  de  i24°3o', 
mais  le  plus  souvent  tronqué  sur  les  arêtes  aiguës.  11  en  résulte 
un  prisme  à six  faces  symétriques  ; la  terminaison  n’est  pas  très 
variée.  On  observe  rarement  des  cristaux  libres  ; ils  sont  presque 
toujours  liémitropes.  On  observe  aussi  des  troncatures  sur  les 
arêtes  obtuses  et  sur  les  arêtes  inférieures.  La  couleur  est  or- 
dinairement le  noir  ou  le  vert  bouteille  foncé , dû  à de  l’oxide 
de  fer.  Sa  texture  est  sensiblement  lamelleuse.  Quelques-unes 
de  ses  variétés  sont  attirables  à l’aimant. 

Composition.  M.  Beudant  considère  cette  sous-espèce  comme 

un  mélange  de  trémolite  et  d ’actinotc,  avec  une  matière  de  la 
• • 

formule  CaÂl4-f  Fe3Al*. 

■j52.  Caractères  d’élimination.  L’amphibole  noir  se  dis- 
tingue de  la  tourmaline  en  ce  qu’il  n’est  pas  électrique  par 
la  chaleur  comme  cette  dernière,  et  qu’il  fond  au  chalumeau 
en  verre  noir  ; de  Yépidole  par  la  forme  de  ses  prismes,  qui  sont 
de  124°  environ,  et  non  de  1 1 4°»  et  par  le  verre  qu’il  donne  au 
chalumeau  , verre  qui  n’est  jamais  gris.  Sa  fusibilité  et  la  me- 
sure des  angles , qui  est  de  x 24°  au  lieu  de  92°,  le  distinguent 
suffisamment  du pjrrox'ene. 

'j 53.  Gisement.  Les  diverses  variétés  d’amphibole  appar- 
tiennent aux  terrains  anciens  et  aux  terrains  volcaniques.  Dans 
les  premiers,  Y amphibole  schorlique  forme  à lui  seul  des 
couches  très  étendues,  tantôt  à l’état  lamellaire  et  constituant 
le  gemeine  hornblende  de  Werner,  tantôt  schistoide  et  for- 
mant le  hornblende-schiejer  du  même  auteur.  Uni  au  felspath, 
il  forme  la  diorite  ( grünstein  de  Werner);  il  se  trouve  aussi 
disséminé  dans  quelques  roches  ; mais  les  plus  beaux  cristaux 
proviennent  des  terrains  volcaniques , où  il  se  rencontre , soit 
dans  les  trachytes  , soit  dans  les  basaltes  et  les  laves  (comme 
en  Auvergne  , au  Vésuve,  au  mont  Etna , etc.  ). 

U amphibole  aelinote  se  rencontre  surtout  dans  les  terrains 
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primitifs  supérieurs  et  dans  ceux  de  transition.  Il  forme  des 
couches  dans  des  micaschistes , et  se  trouve  disséminé  dans  des 
roches  talqueuses  et  micacées,  comme  dans  les  Alpes  de  la 
Suisse,  duTyrol,  etc. 

L’ amphibole  trémolite , qui  contient  les  nombreuses  variétés 
d’asbeste , appartient  aussi,  soit  aux  terrains  primitifs  supé- 
rieurs , soit  aux  terrains  de  transition  ; les  roches  dans  les- 
quelles on  le  trouve  communément  sont  la  stéatite , des 
ophiolites , des  serpentines , etc.  11  tapisse  les  cavités  et  les  fis- 
sures de  ces  roches  ; il  se  mêle  souvent  avec  les  cristaux  qui 
l’accompagnent,  et  les  pénètre  dans  toutes  sortes  de  directions  : 
quelquefois  il  adhère  à la  surface  des  roches  qu  il  rev et  de  ses 
filamens.  On  en  trouve  dans  les  montagnes  de  la  Tarentaise  , 
en  Savoie , au  Brésil , et  surtout  à l’île  de  Corse. 

Usages.  La  variété  flexible  nommée  amiante  était  em- 
ployée autrefois  pour  faire  des  toiles  incombustibles , célèbies 
par  l’emploi  que  l’on  en  faisait  pour  recueillir  les  cendres  des 
morts.  , r 

16'  ESPÈCE.  PYROXÈXE. 

\ 

{Chaux,  magnésie,  fer,  manganèse  silicatés.) 

754.  On  a réuni  sous  le  nom  de  pjroxene  plusieurs  variétés 
qui  ont  été  décrites  comme  des  especes , telles  que  1 augite 
des  Allemands , qui  est  le  pyroxène  noir  ordinaire , la  mala- 
colite  de  Suède,  la  diopside,  qui  réunissait  Yallalite  et  la 
mussile,  la  coccolite  de  Nonvège,  la  lerzolile,  etc.  Les  motifs 
de  cette  réunion  sont  la  cristallisation  et  le  clivage  , et  non  la 
composition  chimique.  Cependant  cette  dernière  offre  aussi 
quelques  rapports , et  les  pyroxènes  sont  formés  par  t atome 
d’un  bi-silicate  de  bi-oxide  avec  1 atome  d’un  bi-silcate  d’un 
autre  bi-oxide.  On  peut  exprimer  cette  composition  par  la  for- 
mule suivante  dans  laquelle  R signifie  radical  ou  le  bi-oxide , 

JR>si  R^Si  < . Se  ulemen  t ilfaut  remarquerici,  comme  dans  le  gre- 


Digitized  by  Google 


DE  MINÉRALOGIE. 


io5 

nat  et  plusieurs  autres  minéraux,  que  certains  silicates  peuvent  se 
remplacer  dans  la  même  espèce  , sans  changer  la  cristallisation. 

754  bis.  Caractères  essentiels.  La  cristallisation  dérive  d’un 
prisme  rhomboïdal  à base  oblique  reposant  sur  une  are  te.  La  base 
sur  laquelle  l’arète  repose  est  un  an^le  aigu  de  87°5',  tandis  que 
dans  l’amphibole  il  est  obtus  et  de  1 24°.  La  composition  offre 
aussi  de  l’analogie  avec  celle  de  l’amphibole  ; c’est  en  général 
un  silicate  de  chaux  et  de  magnésie.  Les  variétés  colorées  con- 
tiennent du  fer  ou  du  manganèse  ; mais,  comme  nous  venons  de 
le  faire  observer,  on  ne  remarque  aucune  variation  dans  les 
angles  des  cristaux , tandis  que  dans  la  chaux  carbonatée  les 
angles  offrent  des  mesures  différentes,  selon  qu’elle  contient 
du  carbonate  de  fer  ou  du  carbonate  de  magnésie, 
v Le  pyroxène  se  trouve  le  plus  souvent  cristallisé , plus  ra- 
rement granulaire,  rayonné  ou  en  masses  compactes.  Il  ne 
présente  qu’une  seule  forme  dominante  , c’est  le  prisme 
rhomboïdal  primitif.  Ce  prisme  peut  être  tronqué  sur  ses 
arêtes  aiguës  et  sur  ses  arêtes  obtuses  ; il  en  résulte  un  prisme 
à 6 et  à 8 faces-:  mais  si  les  troncatures  sur  les  quatre  arêtes 
existent  à la  fois  et  sont  très  fortes , il  en  résulte  un  prisme 
rectangulaire  ou  un  octaèdre  cunéiforme  ou  à base  rectangle , 
irrégulier.  Dans  quelques  cas , la  base  du  prisme  existe  seule- 
ment avec  quelques  troncatures.  Les  cristaux  sord^antôt  ter- 
minés de  tous  côtés , tantôt  implantés  ou  amoncelés.  La  cas- 
sure est  lamelleuse  dans  cinq  directions  ; cependant  quelques 
cristaux  la  présentent  conchoïde.  L’éclat  est  ordinairement  vif 
à l’extérieur  et  à l’intérieur  ; il  est  nul  dans  les  masses  rayon- 
nées;  il  y a translucidité  sur  les  bords.  Le  vert  est  la  couleur 
dominante  ; il  est  souvent  noirâtre , brunâtre , vert  poireau 
(augite) , brun  jaunâtre , vert  grisâtre  (lerzolite) , vert  clair,  vert 
émeraude  (diopside,  allalite),  blancverdâtre  très  clair  (mussite). 
Il  existe  aussi  des  cristaux  blancs  qui  viennent  des  États-Unis. 
On  en  a trouvé  des  masses  rayonnées , qui  présentent  en  tra- 
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vers-  le  clivage  oblique  de  cette  espèce.  Le  pyroxène  raie  diffi- 
cilement le  verre.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,i5  à 3,4o. 
11  fond  difficilement  au  chalumeau , et  donne  un  émail  diver- 
sement coloré. 

■j55.  M.  Beudant  partagevette  espèce  en  quatre  sous-espèces  , 
d’après  la  composition. 

ire  sous-espèce.  Pyroxène  sahlite  ou  calcaréo- magnésien. 

{ Diopside ; allallite;  malacolite;  fassaïte;  mussilej  coccolile .) 

Sa  composition  = Ca3Si*+Mg3SiK  Une  portion  de  chaux  est 
souvent  remplacée  par  le  bi-oxide  de  fer  qui  donne  au  com- 
posé une  couleur  verte. 

2e  sous-espèce.  Pyroxène  hédenbergite , ou  calcarèo-ferru— 

gineux.  Sa  composition  = Ca^"Si*+Fe3SV. 

3"  sous-espèce.  Pyroxène pyrosmalite,  ou ferro-manganésien. 

Sa  composition  = Mu  Sil-J-  fV'Sih 

4*  sous-espèce.  Pyroxène  augit.  ( Lherzolile;  schorl volca- 
nique.) C’est  un  mélange  de  pyroxène  de  chaux  et  de  magnésie, 
de  chaux  et  de  fer,  avec  des  quantités  très  variables  de  di- 
verses substances  jusqu’à  5o  pour  cent. 

755  bis.  Caractères  d'élimination.  Le  pyroxène  se  distingua 
de  la  tourmaline  par  sa  moins  grande  fusibilité , et  sa  non 
pyro-électjf^té;  de  X amphibole , en  ce  qu’il  est  aussi  moins 
fusible  que  lui , et  de  la  staurotide  en  cristaux  croisés , en  ce 
que  chez  celle-ci  le  croisement  des  cristaux  se  fait  constam- 
ment sous  l’angle  de  6o°  et  de  90°,  tandis  que  daus  le  pyroxène 
il  a lieu  sous  d’autres  angles , qui  n’ont  rien  de  constant. 

756.  Gisement.  On  a trouvé  le  pyroxène  dans  les  terrains 
volcaniques , en  cristaux  nombreux  , empâtés  surtout  dans  les 
basaltes.  On  l’a  observé  aussi  dans  des  terrains  qui  ne  sont 
nullement  volcaniques,  tapissant  des  cavités  ou  en  filons, 
formant  des  veines  et  des  couches  dans  les  terrains  primitifs  > 
surtout  dans  les  terrains  talqueux. 
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1 7e  ESPÈCE.  irSRNERITE. 

. [•  ....  . 

( Chaux j soude  et  alumine  siliçatées.  Rapidolilej  scapolitej 
paranlhine ; micarellej  arklisite.) 

757.  Caractères  essentiels.  Substance  vitreuse  ou  litho'ide  , 
rayant  le  verre  et  étincelant  sous  le  choc  du  briquet,  translu- 
cide ou  opaque , d’une  couleur  verdâtre  ou  grisâtre , et  dont 
la  forme  primitive  est  un  prisme  droit  à base  carrée. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,6. 

Au  chalumeau , elle  se  boursouffle  et  fond  en  émail  blanc 
elle  est  phosphorescente  par  la  chaleur. 

r*3  j .*.  ■ 

Composition,  zsz  j SU  -j-  4^*  - 

So3  j „ 

757  bis.  Caractères  d'élimination.  Le  werneritc  diffère  de 
l 'épidole , de  i’idocrase  et  du  zircon,  par  sa  poussière  phos- 
phorescente et  sa  fusibilité  au  chalumeau , avec  boursouf- 
flement. 

Gisement.  Cette  substance  se  trouve  principalement  dans  les 
mines  de  fer  d’Arendal  en  Norwège,  où  elle" est  accompagnée 
de  quarz , de  felspath,  d’amphibole,  de  grenat,  de  chaux  car- 

bonatée  et  de  mica. 

> . . 

l8*  ESPÈCE.  PRÉIIMTE. 

(Chaux  et  alumine  siliçatées.  Koupholite ; sthral;zéolite  radiée ; 
chrjsolile  du  Cap.) 

768.  Caractères  essentiels.  Substance  assez  dure  pour  rayer 
le  verre  ; se  boursoufilant  beaucoup  avant  de  fondre  ; à cassure 
raboteuse  dans  deux  sens,  et  lainelleuse  dans  un  autre.' La 
cristallisation  dérive  d’un  prisme  rhomboïdal,  dont  l’angle  est 
de  102°  40>  Elle  s’électrise  parla  chaleur.  Les  cristaux  sont  gé- 
néralement composés  deiames  rhomboidales  au  hexagonale»,, 
isolées  ou  réunies  par  le  milieu,  et  implantées  dans  leur 
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gangue.  Ces  lames  sont  courbes  et  un  peu  divergentes  par  leur 
extrémité.  La  couleur  verte  paraît  commune  â toutes  les  va- 
riétés de  cette  substance.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,61  â 
2,69.  Il  en  existe  une  variété  en  masses  compactes , à texture 
fibreuse , et  souvent  même  radiée , remarquable  en  ce  qu’elle 
renferme  du  cuivre  natif. 

Composition.  = Ca3Si*4-4AlSi-f- Aq.  Elle  contient  aussi 
quelquefois  un  peu  d’oxide  de  fer  et  de  manganèse,  en  rempla- 
cement de  la  chaux. 

j 758  bis.  Caractères  d’é/iwina/ion.Onpeutlaconfondreavec 
la  stilbite,  la  mésolype  et  le  felspath.  La  première  de  ces  subs- 
tances n'est  pas  électrique  par  la  chaleur , est  rayée  par  le 
verre , blanchit  et  se  divise  sur  un  charbon  allumé  ; la  seconda 
se  réduit  en  gelée  dans  les  acides  ; la  troisième  ne  se  fond  pas 
en  se  boursoufllant  connue  la  préhnite. 

758  ter.  Gisement.  Se  trouve  en  petits  nids  et  en  veines,  dans 
les  roches  granitiques  des  terrains  primitifs.  Elle  y est  presque 
toujours  accompagnée  de  chlorite,  d’épidote , de  felspath,  etc. 
On  la  trouve  aussi  dans  les  roches  amygdaloïdes  du  terrain  de 
transition,  et  dans  quelques  roches  pyrogènes.  Elle  existe  en 
Angleterre , à Oberstein  (Deux-Ponts  ) , en  Écosse , en  Styrie  , 
à Fassa  (Tyrol),  à l’ile  de  Féroé , etc. 


19*  ESPÈCE.  C U AB  ASIE. 

{Chaux  et  alumine  silicatées  hydratées.  Zéolite  cubique.) 


759.  Caractères  essentiels.  Sa  cristallisation  a pour  type  un 
rhomboïde  obtus  très  voisin  du  cube,  dont  l’angle  au  sommet 
est  de  94°  4^  - Se  trouve  toujours  cristallisée  ou  en  masses 
cristallines.  La  forme  dominante  est  ce  même  rhomboïde 
tronqué  sur  ses  deux  arêtes  et  sur  ses  angles  latéraux.  Une 
autre  forme  dominante  est  le  dodécaèdre  triangulaire  isocèle, 
métastatique , très  aigu.  La  cassure  est  imparfaitement  lamel- 
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leuse  ; l'éclat  est  assez  vif,  vitreux  ; sa  couleur  est  le  gris  blan- 
châtre on  jaunâtre  ; raie  faiblement  le  verre  ; fond  facilement 
au  chalumeau  en  émail  blanc  écumeux  ; ne  forme  pas  de  gelée 
avec  les  acides. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,7.  • • 

Composition.  M.  Berzélius  distingue  deux  espèces  de  cha— 
basie,  une  à base  de  chaux  ( levjrne) , et  une  à base  de 
soude.  » 

Ca3 

La  première  a pour  formule  — So3 

Po3 

* Sn3  I . ■- 

La  seconde  = > Si*-f-3AlSi“  -f-  6Aq. 

. P03  I 

Ou  voit  que  dans  la  première  la  chaux  peut  être  remplacée 
par  la  soude  ou  la  potasse  , et  qu’elle  ne  diffère  de  l’autre  que 
par  la  présence  de  la  chaux.  . 1 

; 75g  bis.  Caractères  d’élimination.  On  pourrait  confondre 
avec  elle  la  chaux  carbonatèe  et  la  mésotype.  La  première  fait 
effervescence  avec  les  acides  ; la  seconde  est  électrique  par  la 
chaleur. 

Gisement.  Se  trouve  dans  des  cavités  de  roches  amygda- 
loïdes  et  volcaniques.  Onia  rencontre  èn  Islande,  en  Suède,  en 
Tyrol,  au  Groenland,  etc.  Elle  tapisse  l’intérieur  de  géodes 
d’agate.  Elle  est  commune  à Oberstein  (Deux-Ponts). 

. . v • « 

20*  ESPÈCE.  ST1ZBITX. 

> ; 

( Chaux  et  alumine  silicatées  hydratées.  Blatter  zéolite  ; 
crocoïle  ; sarcolile.  ) 

760.  Caractères  essentiels.  Ses  cristaux  dérivent  d’un  prisme 
droit  à base  rectangle;  le  clivage  est  facile,  et  découvre  une 
face  latérale  du  prisme.  Il  existe  un  autre  clivage  parallèle  h 


....... 

’ Si* -f- 3 Al  Si*  -f-  6Àq. 
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l’autre  face  ; mais  il  est  bien  moins  facile.  La  forme  dominante 
est  un  prisme  rectangulaire , termine'  par  un  pointenïent  moins 
aigu  que  celui  de  l’apophyllite  et  tronqué  au  sommet.  Elle 
offre  un  éclat  nacré  très  vif,  sur  les  faces  découvertes  par  le 
clivage  facile.  Elle  est  translucide,  raie  la  chaux  carbonatée,  et 
non  la  mésotype.  < : ; . • « . • . 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,5,  ■ b •.  i. 

Il  en  existe  une  variété  qui  est  d’un  blanc  nacré  sonvent 
très  éclatant,  offrant  des  feuillets  disposés  en  éventail  comme 
ceux  de  la  pré  Imite.  Üne  autre  est  en  feuillets  ,d’un  rouge 
orangé. 

Composition.  = CaSiJ-f-  2 Al  Si1  -|-  iaAq. 

760  bis.  Caractères  d’élimmalion.  On  la  distingue  de  la 
chaux  sulfatée  en  ce  que  celle-ci  se  fond  en  verre  sans  bouil- 
lonner , et  que  ses  lames  se  divisent  par  la  percussion  eu 
rhombes  de  r 1 3°  et  67°  ; de  la  mésotype , en  ce  que  celle-ci  est 
pyro-électrique  et  forme  une  gelée  avec  les  acides. 

Gisement.  La  stilblte  se  trouve  en  masses  globuleuses  lami- 
naires, empâtées,  ou  en  croûtes  recouvrant  d’autres  minéraux. 
Les  cristaux  sont  implantés  ou  groupés.  Cette  substance  se 
trouve  dans  les  cavités  des  terrains  basaltiques  ( île  de  Féroé, 
Fassa  en  Tyrol,  Vicentin  en  Italie)  et  dans  quelques  filons  des 
terrains  primitifs,  comme  à Arendal  en  Norwège , Andréasberg 
au  Hartz , Strontian  en  Écosse,  au  bourg  d’OisanS  (Isère)  ,é  te. 

....  . ;•  .V).  .. 

21e  ESPÈCE.  LAVMOKITE. 

( Chaux  et  alumine  silicatées  hydratées.  Zêolite  çfflorescente ; 
-,  ■>  - • zéolile  de  Bretagne.)  : 

761.  Caractères  essentiels.  Ses  cristaux  dérivent  d’un  oc— 
( ordre  à base  rectangle  de  98°  et  1 1 70  2'.  Ils  sont  groupés, 
entrelacés,  et  donnent  un,  octaèdre  cunéiforme  pour  forme  do- 
minante ; se  décomposent  à l’air  comme  un  sel  efilorescerrt.  Ils 
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deviennent  opaques,  et  se  délitent  parallèlement  au  clivage 
( on  les  conserve  en  les  vernissant  a\‘ec  une  solution  de  gomme 
arabique).  Ils  sont  incolores,  pèsent  3,4»  fondent  an  chalu- 
meau avec  boursouffleinent,  et  forment  une  gelée  avec  l’acide 
nitrique. 

Composition.  z=r  Ca3Si *■  — (-  BAl Si*  —4—  36 Àq/ 

Gisement.  La  laumonite  a d’abord  été  trouvée  dans  un  filon 
de  minerai  de  plomb  à Huelgoèt  en  Bretagne;  depuis  on  en  a 
retrouvé  en  beaucoup  d’autres  endroits  , au  Saint-Gothard , 
en  druzes  snr  des  cristaux  de  felspath  ou  sur  de  la  chaux  phos- 
phatée, en  Suède,  en  Chine,  etc.  Elle  appartient  généralement 
aux  terrains  primitifs,  dans  lesquels  elle  est  accompagnée  de 
chaux  fiuatée , de  chlorite , de  felspath , etc. 

• r 

23e  ESPÈCE.  1DOCRASE. 

( Chaux , alumine  et  fer  silicalés.  Vésuvienne  ; êgéran  ; cy— 
prine  ; frugardile  ; wilnite  ; loboïte  j hyacinthe  brune  des 
volcans  ; chrysolite  du  Vésuve.  ) 

762.  Caractères  essentiels.  Ses  cristaux  dérivent  d’un  prisme 
-droit  rectangulaire  ou  d’un  octaèdre  à base  carrée  ■ se  trouve 
en  cristaux  et  en  masses  cristallines.  La  forme  dominante  est 
le  prisme  rectangulaire  souvent  complet,  ou  tronqué  sur  ses 
arêtes  latérales , portant  un  pointement  à 4 faces,  reposant  lé 
plus  souvent  sur  les  arêtes,  et  plus  rarement  sur  les  faces.  Les 
sommets  sont  très  modifiés;  il  y a aussi  des  troncatures  entre 
la  jonction  des  faces  du  prisme  et  celles  de  la  pyramide,  llpeirt 
arrivèr  aussi  que  le  cristal  paraisse  dodécaèdre  par  le  rappetis- 
sement  des- faces  ; mais  les  angles  ne  sont  jamais  de  120':  Les 
cristaux  sont  souvent  prismatoïdes  et  comme  fibréux  sur  les 
faces  latérales.  Sa  cassure  est  conchoïde,  inégale',  à petits  grains  ; 
l’éclat  est  vif  : celui  des  masses  l’est  moins.  L’idocrase  est  ra- 
rement diaphane , offre  une  double  réfraction,  raie  le  verre  et 
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le  quarz.  La  couleur  est  le  brun  rougeâtre  noir , le  vert  jau- 
nâtre, le  jaune  topaze. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  environ  3,4- 

Composition.  ,Elle  varie  : elle  contient  de  la  silice , de  la 
chaux  , de  l’alumine , de  la  magnésie  ( lobo'ite  et  frugardite  ) , 
des  oxides  de  fer*  de  manganèse,  de  cuivre  (cyprine). 

63.  Caractères  d' élimination.  L’idocrase  se  distingue  du 
zircon  cristallisé  en  dodécaèdre , en  ce  que  celui-ci  a une  den- 
sité supérieure  dans  le  rapport  de  5 à 4 , une  double  réfraction 
plus  puissante;  du péridot,  en  ce  que  sa  couleur  jaune  ver- 
dâtre est  moins  foncée  ; de  la  méionite , en  ce  que  cette  der- 
nière se  fond  en  un  verre  spongieux  boursoufflé  ; de  la  tour- 
maline du  Brésil  taillée , en  ce  que  celle  - ci  est  électrique  par 
la  chaleur , tandis  que  l’idocrase  ne  l’est  que  par  le  frottement  ; 
enfin  du  grenat,  en  ce  que , dans  ce  dernier , les  angles  qua- 
druples terminaux  ne  sont  pas  tronqués , taudis  qu’ils  le  sont 
dans  l’idocrase. 

■j63  bis.  Gisement.  L’idocrase  se  trouve  principalement  dans 
les  terrains  anciens , disséminée  dans  des  micaschistes , des  ro- 
ches calcaires  et  magnésiennes.  C’est  ainsi  qu’on  la  trouve  en  Si- 
bérie, à Saint-Nicolas  près  du  Mont-Rose,  en  Tyrol , dans  les  val- 
lées d’Âla  et  de  Mussa  en  Piémont.  Elle  existe  aussi,  mais  moins 
abondamment,  dans  les  terrains  pyrogènes  (mont  Somma). 
En  effet , les  cristaux  qu’on  rencontre  dans  ces  terrains  sont 
toujours  très  nets;  or,  comme  ils  sont  très  fusibles,  ils  ne 
peuvent  pas  avoir  été  rejetés  par  des  éruptions  volcaniques. 
Ses  associations  sont  très  nombreuses  dans  ces  derniers  terr 
rains  ; elle  y est  accompagnée  de  spinelles , de  grenats , de 
méionite , de  mica , de  népheline , d’amphibole , de  fer  oli— 
giste , de  chaux  fluatée , etc. 

Usages.  On  l’emploie  quelquefois  comme  objet  d’ornement. 

» ‘ , . } 

* 

* » • > >» 
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a3c  ESPÈCE.  . AXltUT£. 

{Chaux,  alumine,  fer  silicates . Thumerstein;  schorl  violet ; 

janolile.  ) 

» 

f* 

764.  Caractères  essentiels.  La  forme  generale  des  cristaux  , 
si  l’on  fait  abstraction  des  facettes  qui  les  altèrent  un  peu,  est 
un  prisme  quadrangulaire  tellement  oblique  et  aplati , que  ses 
arêtes  s’amincissent  et  deviennent  tranchantes  comme  le  fer 
d’une  hache.  Son  système  cristallin  dérive  d’un  prisme  obli- 
quangle  à base  oblique,  de  i35°  10'  et  44°  5o'.  Elle  se  trouve  le 
plus  souvent  cristal lise'e  et  en  masses  cristallines.  Il  y a deux 
clivages  perpendiculaires  à la  base.  O11  observe  souvent  des  mo- 
difications différentes  aux  deux  extrémités  opposées,  ce  qui  tiqpt 
à ce  que  les  cristaux  sont  électriques  par  la  chaleur.  Ils, sont 
quelquefois  pénétrés  de  cliloritc , et  alors  moins  modifiés  que 
les  autres.  Ils  sont  accolés  assez  irrégulièrement  dans  des  cavi- 
tés; ils  se  croisent  et  se  pénètrent  quelquefois  tellement,  qu’on 
leur  a donné  le  nom  â’axinile  compacte.  L’éclat  est  vif , vi- 
treux ; elle  est  demi-diaphane  ou  translucide,  facile  ù casser;  la 
cassure  est  inégale  ; elle  raie  le  verre  et  non  le  quarz.  La  couleur 
est  le  rouge  violet.  O11  en  trouve  en  masses  grisâtres  ou  d’un 
brun  foncé.  Au  chalumeau  elle  bouillonne , et  donne  un  émail 
jaunâtre. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3.3. 

Composition.  Les  analyses  del’axinite  ont  toujours  indiqué 
des  mélanges  de  diverses  espèces  d’axinitc,  tantôt  à base  de 
chaux,  tantôt  à base  de  fer  ou  de  manganèse.  L’axinite  de 

. . 9 ' • • 

chaux  pure  serait  composée  de  Ca5  Si*-{-  2Al$i. 

764  bis.  Caractères  d’élimination.  L’axinite  pourrait  être 
confondue  avec  le felspath,  mais  on  l’en  distinguera  facilement 
en  ce  que  le  dernier  se  fond  en  émail  blane,  a une  deusité  plus 
grande  dans  le  rapport  de  5 à 4 » et  que  sa  dureté  lui  permet 
Tome  II.  8 
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de  rayer  le  quarz , ce  qui  n’a  pas  lieu  avec  les  cristaux  d’axis 
ni  te. 

Gisement.  Ce  minéral  est  peu  abondant.  On  le  trouve  en 
petites  veines  et  en  petits  filons  dans  des  roches  primitives  et 
de  transition  ; en  Saxe,  au  Hartz,  en  Norwège,  en  Angleterre, 
en  France,  dans  les  Pyrénées,  et  au  bourg  d’Oisans,  dans  le 
département  de  l’Isère. 

I 

24*  ESPÈCE.  GEJILÈnITX  . 

{Chaux,  alumine , Jer  silicalés  j stjlobal.  ) 

<j65.  Caractères  essentiels.  Minéral  vert,  infusible  au  cha- 
lumeau , cristallisant  en  prisme  droit  rectangulaire.  La  plu- 
part des  cristaux  ont  leurs  surfaces  couvertes  d’un  enduit  jau- 
nâtre qui  paraît  dépendre  d’une  altération  particulière.  Ils 
sont  ordinairement  accolés  les  uns  aux  autres  comme  les  pierres 
d’une  mosaïque. 

1 Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,98. 

Sa  composition  n’est  pas  assez  bien  connue  pour  en  donner 
la  formule.  Elle  paraît  composée  de  silicate  de  chaux  et  de 
silicate  d’alumine , qui  est  quelquefois  remplacé  par  du  sili- 
cate de  fer. 

On  la  trouve  prèsFassa  en  Tyrol,  dans  de  la  chaux  carbo- 
natée. 

25'  ESPÈCE.  AXTOP11YLL1TE. 

{Chaux,  alumine,  fer,  magnésie,  etc.,  silicatés . ) 

766.  Caractères  essentiels.  Substance  ayant  une  couleur  bru- 
nâtre jointe  à un  aspect  métalloïde  dans  le  sens  des  joints  les 
- plus  nets , rayant  fortement  la  chaux  fluatée , et  quelquefois 
légèrement  le  verre.  Infusible  au  chalumeau.  Sa  pesanteur  \ 
spécifique  est  de  3,?..  Sa  forme  primitive  est  un  prisme  droit 
rhombdidal  de  73°  44  et  1060. 
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Composition.  C’est  un  double  silicate  de  chaux  et  d’alu- 
mine, qui  admet  du  fer,  de  la  magnésie,  de  l’eau,  etc.,  dans  sa 
composition , qui , du  reste , est  trop  mal  connue  pour  qu’on 
puisse  établir  une  formule. 

Elle  se  trouve  toujours  en  cristaux  disséminés  dans  les  ro- 
ches des  terrains  primitifs,  comme  celles  de  quarz  et  de  mi- 
caschistes, en  Norwège,  au  Groenland  , etc. 

VII'  FAMILLE.  STRONTIUM. 

Cette  famille  comprend  deux  espèces. 

i"  ESPÈCE.  CÉLESTINE. 

( Slrontiane  sulfatée.) 

\. 

767.  Caractères  essentiels.  Substance  dont  le  clivage  con- 
duit à un  prisme  rhomboïdal  de  104°  48'  et  y5J  12'. 

. Chauffée  au  chalumeau , elle  décrépite  et  donne  un  globule 
d’un  blanc  laiteux  qui  devient  tout  hérissé.  Ce  globule  produit 
sur  la  langue  une  saveur  aigre  et  quelquefois  sulfureuse.  Dé- 
composée par  le  charbon  de  manière  à former  un  sulfure, 
que  l’on  transforme  en  hydrochlorate , elle  colore  en  pourpre 
la  flamme  de  l’alcool.  Cet  hydrochlorate  dissous  dans  l’eau 
précipite  en  blanc  par  un  sulfate , et  non  par  l'arseniate  de  ' 
soude. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,6. 

Composition.  = "SrS*. 

On  peut  la  partager  en  trois  sous-espèces. 

ir*  sous-espèce.  Cèles ti ne  cristallisée:  Se  trouve  en  cristaux 
ou  en  masses  cristallines  rayonnées.  La  fomre  qui  domine  le 
plus  souvent  est  un  prisme  obliquangle.  “Les  cristaux-  Ont  qn 
clivage  triple  parallèle  aux  faces  de  la  forme  primitive.  Ce 
clivage  est  plus  facile  que  ceux  qui  ont  lieu  parallèlement  à la 
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base.  En  général , ils  sont  moins  faciles  que  Ceux  de  la  baryte 
sulfatée.  Les  cristaux  et  la  cassure  des  masses  ont  un  éclat  vi- 
treux un  peu  nacré.  Ils  sont  tantôt  incolores,  tantôt  d’un 
blanc  grisâtre,  mais  le  plus  souvent  bleuâtre.  Il  y a une  va- 
riété jaunâtre.  Il  existe  des  cristaux  plus  ou  moins  diaphanes. 
Cette  substance  raie  la  chaux  carbonatée,  la  baryte  sulfatée, 
mais  non  la  chaux  fluatée.  La  réfraction  est  double  à travers 
une  des  bases  du  prisme  et  une  facette  oblique. 

2®  sous  — espèce.  Célesline  fibreuse.  En  masses  aplaties , 
composées  de  fibres  transversales  parallèles.  Elle  a été  for- 
mée dans  de  petits  filons  qui  ont  été  remplis  par  de  la  stron- 
tkme  sulfatée.  Quelquefois  les  fibres  sont  assez  grosses  pour 
qu’on  puisse  y observer  le  clivage.  La  couleur  est  le  bleu  de 
ciel  ou  d’indigo. 

3e  sous-espèce.  Célesline  compacte  (strontiane  sulfatée  cal- 
carifère  d’IIaüy.  ) Ce  sont  des  masses  rénifprmcs  ou  des  veines 
assez  étendues.  Elles  sont  souvent  crevassées  à l’intérieur,  et 
semblent  avoir  pris  du  retrait.  Les  cavités  de  ces  masses  sont* 
souvent  tapissées  dë  petits  cristaux.  La  cassure  est  esquillcuse. 
Les  fragmens  sont  à peine  translucides  sur  les  bords.  Elle  se 
présente  quelquefois  sous  la  forme  de  la  chaux  sulfatée  lenti- 
culaire , dont  elle  a pris  la  place.  Elle  contient  ordinairement 
io  pour  cent  de  chaux  carbonatée. 

768.  Gisement.  La  céléstine  ne  se  trouve  pas  sous  forme 
de  couches,  et  ne  forme  jamais  de  filons  ; mais  elle  s’olïre  en 
masses  globuleuses  pu  réniformes , ou  bien  en  cristaux  im- 
plantés. Peut-être  existe-t-elle  dans  les  terrains  de  transition  ; 
mais  elle  est  assez  fréquente  dans  les  terrains  plus  modernes, 
tels  que  les  secondaires  et  les  tertiaires.  Dans  les  premiers , 
elle  accompagne  le  plus  ordinairement  le  gypse , la  chaux  car- 
bonatée , quelques  * débris  organiques,  et  surtout  le  soufre. 
Les  plus  beaux  cristaux  qui  nous  viennent  de  Sicile  s<?  trou- 
vent dans  les  cavités  de  bancs  de  soufre  qui  alternent  avec 
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des  bancs  de gypse.  Dans  les  seconds  (les  terrains  tertiaires  ) , 
elle  est  tantôt  pure,  tantôt  mélangée  de  calcaire  et  de  marne 
argileuse.  Enfin,  quelques  auteurs  prétendent  qu’elle  existe 
dans  les  terrains  trappe'ens,  soit  disséminée,  soit  en  cristaux, 
et  remplissant  certaines  coquilles.  Les  localités  où  l’on  in- 
dique la  célestine  sont  peu  nombreuses;  on  cite  principale-  „ 
meut  la  Sicile,  Fassa  en  Tyrol,  Arau  en  Suisse,  Bristol  dans 
le  Devonshyre  (Angleterre) , environs  de  Toul  (département . 
de  la  Meurthe),  etc.  ; mais  en  France,  c’est  surtout  à Mont- 
martre près  Paris  qu’elle  se  rencontre,  sous  forme  de  rognons 
disséminés  dans  une  marne  qui  alterne  par  bancs  avec  la  chaux 
sulfatée. 

768  bis.  Usages.  Cette  substance  sert  à préparer  la  strontiane 
et  ses  différons  sels  dans  les  laboratoires  de  Chimie.  C’est  tou- 
jours la  célestine  compacte  qu’on  emploie  à cet  usage.  L’ex- 
traction de  cette  base  est  absolument  la  même  que  celle  de 
la  baryte;  seulement,  comme  le  sulfate  contient  une  certaine 
quantité  de  carbonate  de  chaux , il  faut , avant  de  le  traiter 
par  le  charbon , le  faire  digérer  quelque  temps  avec  deux  ou 
trois  fois  son  poids  d’acide  liydrochlorique  étendu  d’eau, 
pour  dissoudre  ce  sel. 

2e  ESPÈCE.  STR OIS TIANI TE . 

( Strontiane  carbonatée.  ) 

769.  Caractères  essentiels.  Substance  encore  très  rare.  Se 
trouve  en  masses  rayonnées , confusément  cristallisées  en  ai- 
guilles ou  en  cristaux  implantés  La  forme  primitive  est  un 
rhomboide  obtus  de  9 90  3o' ? Les  formes  secondaires  sont  peu 
nombreuses.  On  observe  un  prisme  hexagonal  simple , un 
prisme  hexagonal  annulaire , et  un  autre  prisme  hexagonal 
doublement  tronqué  sur  les  arêtes  de  la  base.  Les  masses 
présentent  la  cassure  rayonnée  un  peu  fibreuse.  En  travers,  la  m 
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cassure  est  ine'gale  ; la  couleur  est  le  blanc  jaunâtre , parfois 
grisâtre  ou  verdâtre.  Elle  raie  la  cliaux  carbonatée , et  non  la 
chaux  fluatée.  Sa  densité  est  de  3,65.  Elle  est  fusible  au  cha- 
lumeau, et  communique  à la  flamme  une  couleur  pourpre. 
Elle  fait  effervescence  avec  les  acides. 

■"  Composition.  — SrCV 

770.  Gisement.  Elle  a été'  trouvée  en  Écosse  près  de  Strontian, 
dans  un  fdon  contenant  du  plomb  sulfuré  et  de  la  baryte  sulfa- 
tée. On  en  a trouvé  depuis  en  Saxe  des  cristaux  mieux  prononcés. 

VHP  FAMILLE.  BARIUM. 

Cette  famille  comprend  trois  espèces. 

l"  ESPÈCE.  BAItYTIEE. 

( Baryte  sulfatée ; spath  pesant.  ) 

77 1 . Caractères  essentiels.  Le  clivage  donne  pour  forme 
primitive  un  prisme  rhomboïdal  de  îoG/ja’  et  78°  18'.  Elle 
raie  la  chaux  carbonatée,  et  non  la  chaux  fluatée.  La  réfrac- 
tion est  double.  On  l’observe  en  remplaçant  par  une  facette 
oblique  l’angle  obtus  de  la  base  du  prisme. 

Elle  fond  au  chalumeau , mais  décrépite  fortement  avant 
de  fondre.  Elle  donne  un  émail  blanc , et  colore  en  verdâtre 
la  flamme  qui  est  au-delà  du  morceau.  Cet  émail  se  réduit  en 
poudre  dix  à douze  heures  après.  Quand  on  met  le  petit  glo- 
bule d’émail  sur  la  langue , il  manifeste  un  goût  très  sensible 
d’œufs  pourris , et  ne  donne  pas  la  saveur  aigre  que  l’on  ob- 
serve dans  le  même  cas  avec  la  strontiane.  Sa  solution  dans  les 
acides  précipite  en  blanc  par  un  sulfate  et  l’arseniate  de  soude. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  4»7- 

Composition.  = EaS*.  Elle  contient  qutelqtiefois  un  peu  de 
# strontiane. 
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772.  Caractères  d1 élimination.  Cette  espèce  se  distingue  de 
la  célestine  par  la  mesure  des  angles  de  la  forme  primitive , par 
la  pesanteur  spécifique,  par  le  moyen  de  l’alcool  enflammé 
sur  leur  muriate , par  la  différence  de  saveur  que  présentent 
les  deux  globules  obtenus  par  l’action  du  chalumeau  et  par 
l’arseniate  de  soude.  Elle  diflere  du  plomb  carbonaté  baccil- 
lairc,  en  ce  que  ce  dernier  noircit  par  la  solution tl’un  hydro- 
sulfate alcalin , tandis  que  le  sulfate  de  baryte  n’éprouve  pas 
d’altération.  Elle  ne  fait  pas  effervescence  avec  les  acides,  ce 
qui  la  distingue  de  la  baryte  et  de  la  stronliane  carbonatées.  On 
pourrait  quelquefois  la  confondre  avec  la  chaux  Jluatée;  mais 
cette  dernière  ofTre  mie  densité  moindre  dans  le  rapport  de 
3 à 4,  des  angles  d’une  valeur  différente  ; et  sa  poussière , jetée 
sur  un  charbon  ardent , est  phosphorescente,  tandis  que  celle 
de  la  barytine  ne  présente  pas  ce  caractère. 

772  bis.  La  baryte  sulfatée  se  trouve  à l’état  cristallin  ou 
concrétionné,  tantôt  en  masses  fibreuses,  saccliaroïdes,  com- 
pactes , ou  à l’état  terreux  ; de  là  plusieurs  sous-espèces. 

1"  sous-espèce.  Barytine  cristallisée.  Les  lames  sont  faciles 
à séparer  par  la  division  mécanique.  Les  formes  secondaires 
peuvent  être  rapportées  à trois  principales  : 1».  une  table 
rhomboidale  droite  ; 20.  une  table  rectangulaire  ; 3°.  uif 
prisme  rbomboïdal.  Dans  la  table  rhomboidale , le  clivage  a 
lieu  parallèlement  aux  faces  ; dans  la  table  rectangulaire , il  a. 
lieu  sur  les  angles.  Ces  différentes  formes  sont  souvent  modi- 
fiées par  des  facettes.  Les  cristaux  eu  table  rectangulaire  sont 
très  communs.  Les  cristaux  prismatiques  sont  assez  rares,, 
ainsi  que  les  tables  rhomboidales.  Les  cristaux  qui  portent 
dans  leur  terminaison  les  deux  faces  du  prisme , les  présentent 
presque  toujours  sous  un  angle  aigu.  Dans  la  strontiane  sul- 
fatée , il  y a des  allongemens  semblables , et  les  cristaux  pré- 
sentent ces  faces  sous  un  angle  obtus.  En  général  les  cristaux 
de  barytine  sont  assez  volumineux.  Leur  surface  est  éclatante,. 
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surtout  sur  les  faces  de  la  forme  primitÿe  ; il  y a quelquefois 
un  e'clat  nacré.  Les  couleurs  sont  le  blanc  de  lait,  le  bleuâtre, 
le  jaunâtre,  le  bleu  de  ciel,  le  rouge  de  sang  produit  par 
l’arsenic  sulfuré  , le  rouge  carmin  produit  par  le  mercure  sul- 
furé. La  transparence  varie  beaucoup.  Les  différentes  ma- 
nières dont  les  cristaux  sont  groupés  donnent  beu  à plusieurs 
variétés. 

Baryline  crêtée.  C’est  un  assemblage  de  tables  minces,  dont 
la  réunion  simule  des  dentelures  sur  les  bords. 

Barytine  baccillaire.  Ce  sont  des  prismes  allongés  et  pro- 
fondément cannelés.  Une  autre  variété  est  en  cristaux  allongés, 
qui  ne  sont  que  le  produit  de  l’assemblage  bout  à bout  d’une 
infinité  de  petites  tables.  Ces  cristaux  s’entre-croisent  en  diffé- 
rens  sens , ce  qui  l’a  fait  nommer  vermiculaire. 

Baryline  radiée.  Se  rencontre  sous  forme  de  boules  à sur- 
face tuberculeuse , qui , dans  leur  cassure , sont  radiées  du 
centre  à la  circonférence.  Les  rugosités  extérieures  sont  dues  aux 
extrémités  cristallisées  des  prismes  déliés  qui  les  composent. 

On  la  trouve  en  Italie  , â Bologne.  Elle  est  engagée  dans 
une  marne  argileuse  grise , au  milieu  de  laquelle  elle  paraît 
s’être  formée.  On  la  trouve  aussi  roulée  dans  le  bas  de  la 
montagne.  On  la  connaît  sous  le  nom  de  phosphore  de  Bo- 
logne , parce  que,  réduite  en  poudre,  et  fortement  calcinée 
avec  un  rAucilage  destiné  à lier  ses  parties,  elle  luit  dans  l’obs- 
curité. 

Baryline  fétide.  Sa  structure  est  lamelleuse  et  quelquefois 
compacte.  Elle  répand  par  le  frottement  ou  par  l’action  du 
feu  une  odeur  fétide  d’hydrogène  sulfuré. 

2*  sous-espèce.  Baryline  fbreuse.  Se  trouve  en  masses  en- 
tièrement fibreuses,  réniformes  , mamelonnées  , botryoides. 
Elle  est  d’un  brun  marron.  Son  éclat  extérieur  est  gras.  Ses 
fibres  sont  divergentes.  C’est  de  la  baryte  sulfatée  pure  colorée 
par  du  fer.  . • 
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Sa  pesanteur  spécifique  est  de  4,8. 

On  la  trouve  à Liège  -,  dans  le  Palatinat  ; en  Angleterre. 

3e  sous-espèce.  Baryline  saccharoide.  Se  trouve  en  masses 
ou  en  filons.  Elle  paraît  formée  de  petits  grains  agglutines, 
qui  semblent  avoir  été  séparés  d’abord,  et  réunis  ensuite.  Il  y 
a quelques  points  brillans  dans  la  cassure.  Elle  est  d’un  blanc 
de  neige,  ou  noirâtre  ou  jaunâtre.  Cette  substance  est  assez 
rare  ; elle  contient  de  la  silice. 

On  la  trouve  en  Styrie  avec  du  plomb  sulfuré , en  Saxe , en 
Sibérie. 

4'  sous-espèce.  Baryline  compacte.  Se  trouve  disséminée 
ou  en  masses.  Ce  sont  des  cristaux  agglomérés  qui  se  sont 
détruits.  La  cassure  est  compacte.,  unie  , quoiqu’un  peu  es- 
quilleuse.  11  n’y  a pas  d’éclat. 

Se  trouve  dans  les  filons  en  Saxe , en  Suisse , et  dans  les 
Basses- Alpes. 

5*  sous-espèce.  Baryline  terreuse.  Se  trouve  en  masses  pul- 
, vérulentes  ou  friables  ; d’un  gris  jaunâtre  ou  rougeâtre  sale , 
quelquefois  d’un  blanc  de  neige.  Elle  11’est  pas  tachante.  Se 
trouve  dans  les  lieux  où  existe  la  baryte  sulfatée  cristalline, 
dont  elle  recouvre  assez  souvent  les  cristaux. 

Se  trouve  en  Hongrie , en  Bohême , en  Tyrol , en  Angleterre. 

773.  Gisement.  La  baryte  sulfatée  se  rencontre  sous  forme 
de  filons  qui  traversent  les  terrains  primitifs  et  de  transition , 
ou  bien  elle  accompagne  les  minerais  métallifères,  particuliè- 
rement ceux  d’antimoine  sulfuré,  de  plomb  sulfuré,  d’argent 
natif,  etc.  Ses  associations  les  plus  fréquentes  sont  avec  la 
blende,  les  pyrites,  le  fluor,  le  quarz , la  chaux  carbonatée, 
etc.  Son  gisement  diffère  essentiellement  de  celui  de  la  stron- 
tiane  sulfatée.  Cette  dernière  se  trouve  dans  les  terrains  mo- 
dernes, et  presque  toujours  en  amas,  tandis  que  la  baryte 
sulfatée  ne  se  rencontre  que  dans  les  terrains  anciens , et  tou- 
jours  en  filons. 
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7^4-  L sages.  La  première  sous-espèce^  étant  la  plus  ré- 
pandue , c’est  elle  que  l’on  emploie  comme  fondant  dans 
quelques  mines  pour  faciliter  la  fusion  de  leurs  gangues.  On 
s’en  sert  aussi  pour- se  procurer  la  baryte  et  ses  sels  dans  les 
laboratoires  de  Chimie.  On  choisit  à cet  effet  les  morceaux  les 
plus  purs  ; ou  les  pulvérise , et  après  avoir  tamisé  la  poudre , 
on  la  mêle  avec  le  sixième  de  son  poids  de  charbon.  On  place 
le  mélange  dans  un  creuset  de  terre,  que  l’on  remplit  et  que 
l’on  couvre.  On  expose  le  mélange , dans  un  fourneau  à ré- 
verbère ou  dans  une  forge,  à l’action  d’un  feu  violent  pendant 
deux  ou  trois  heures,  selon  la  quantité  sur  laquelle  on  opère. 
Le  sulfate  se  trouve  changé  par  le  charbon  en  sulfure  de  ba- 
rium. On  pulvérise  ce  sulfure  ; on  le  met  dans  un  vase  de 
terre  avec  huit  à dix  fois  son  poids  d’eau  : la  matière  s’y  délaie 
et  s’y  dissout  en  partie;  alors  on  y verse  peu  à peu  de  l’acide 
nitrique,  étendu  d’eau  jusqu’à  ce  qu’il  y en  ait  un  excès.  L’eau 
est  alors  décomposée  ; son  hydrogène  s’unit  à une  portion  du 
soufre,  et  forme  de  l’acide  hydrosulfurique  qui  se  dégage. 
L’autre  partie  du  soufre  se  précipite  ; l’oxigène  s’unit  au 
barium  , et  donne  lieu  à de  la  baryte,  qui  se  combine  à l’acide 
nitrique , et  forme  un  nitrate  qui  reste  en  dissolution  dans  la 
liqueur.  On  décante,  et  l’on  fait  bouillir  dans  une  chaudière 
de  fonte  ; et  quand  elle  est  suffisamment  rapprochée  pour 
cristalliser,  on  y verse  un  petit  excès  d’eau  de  baryte  pour 
r précipiter  un  peu  d’oxide  de  fer  qu’elle  contient.  On  filtre 
alors  la  liqueur,  et  l’on  sature  par  quelques  gouttes  d’acide 
nitrique  le  petit  excès  de  baryte  qu’elle  renferme  : le  sel  ne 
tarde  pas  à cristalliser.  C’est  avec  ce  nitrate  que  l’on  prépare 
la  baryte  pure  et  les  autres  sels  de  baryte. 
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a*  ESPÈCE.  W ITTHÈRITE. 

« 

( Baryte  carbonatée.) 

775.  Caractères  essentiels.  Son  système  cristallin  dérive 
d’un  rhomboèdre  légèrement  obtus,  de  88°6/  et  La 

forme  dominante  est  un  prisme  hexagonal  régulier  à la  base 
duquel  on  observe  une  troncature  sur  toutes  les  arêtes. 
Quelquefois  cette  troncature  atteint  sa  limite,  et  donne  un 
pointement  à six  faces';  elle  ressemble  beaucoup  alors  à du 
quarz,  d’autant  plus  que  l’on  trouve  quelquefois  les  doubles 
pyramides.  Enfin  on  observe  des  cristaux  qui  ont  trois  rangs 
de  facettes  sur  les  arêtes  de  la  base  du  prisme.  Les  masses  pré- 
sentent une  cassure  confusément  rayonnée,  esquilleuse.  On 
voit  que  ces  masses  rayonnées  sont  formées  par  la  réunion  des 
cristaux  prismatiques.  Il  y a quelques  cristaux  demi- dia- 
phanes. Cette  substance  raie  la  chaux  carbonatée , et  non  la 
fluatée.  L’intérieur  des  masses  est  souvent  jaunâtre.  Elle  fait 
effervescence  avec  les  acides;  mais  il  faut  que  ceux-ci  11e  soient 
pas  trop  concentrés.  Sa  poussière  est  phosphorescente  par  la 
chaleur;  sa  dissolution  acide  se  comporte  comme  celle  du  sul» 
fate  (771).  Elle  décrépite  fortement  au  chalumeau,  fond  en- 
suite en  un  émail  blanc;  colore  la  flamme  en  jaune. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  4,3.  • 

Composition.  — BaCa*. 

775  bis.  Caractères  d’élimination.  On  peut  la  confondre  avec 
la  baryte  et  la  slronliane  sulfatée ; mais  elle  en  diffère  en  ce 
qu’elle  peut  faire  effervescence  avec  les  acides  (772).  On  la  dis- 
tingue de  la  strontiane  carbonatée  en  ce  que  celle-ci -a  une 
densité  plus  faible , dans  le  rapport  de  6 à 7,  et  que  sa  disso- 
lution colore  en  pourpre  la  flamme  de  l’alcool. 

Gisement.  La  baryte  carbonatée  se  trouve  en  masses  ou  en 
croûtes  superficielles,  quelquefois  cariées;  elle  est  peu  répandue 
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dans  la  nature  ; on  la  trouve  en  Angleterre  dans  des  filons 
métallifères , en  Sibérie , en  Stirie  avec  du  fer  Carbonate. 

Elle  est  employée  pour  détruire  les  souris.  Le  carbonate 
artificiel  n’est  pas  si  vénéneux. 

3e  ESPÈCE.  Il ARMOTOME. 

{Baryte  et  alumine  silicatées  hydratées . Kreuzslein;  andréolilej 
andreasbergolile  ; ercinile  j pierre  cruciforme  ; hyacinthe 
blanche  cruciforme , de  l’Isle.) 

776.  Çaractères  essentiels.  Se  trouve  en  cristaux  qui  déri- 
vent d’un  octaèdre  symétrique  de  86°  36’,  assez  semblable  à 
celui  du  zircon.  Ses  formes  dominantes  sont  un  prisme  droit 
rectangulaire,  et  un  prisme  à six  faces  symétriques:  le  prisme 
rectangulaire  est  souvent  terminé  par  un  pointement  à quatre 
faces  , qui  repose  sur  les  arêtes.  Ces  prismes  sont  souvent 
croisés  dans  le  sens  de  leur  longueur  , en  sorte  qu’ils  semblent 
un  prisme  quadrangulaire , qui  porterait  une  rainure  ou  un 
angle  rentrant  sur  chacune  de  ses  arêtes.  On  trouve  aussi  des 
cristaux  implantés  ou  groupés.  Les  faces  du  pointement  dans 
les  cristaux  croisés  sont  striées  parallèlement  à la  face  étroite 
du  prisme;  l’éclat  est  vitreux,  un  peu  nacré;  la  couleur  est  le 
blanc  de  lait,  le  jaunâtre  ou  le  rougeâtre.  Cette  substance  raie 
le  verre.  Elle  est  phosphorescente  parla  chaleur;  fond  au. 
chalumeau  en  un  émail  blanc.  Elle  donne  de  l’eau  par  la  cal- 
cination. Sa  dissolution  dans  les  acides  précipite  par  l’acide 
sulfurique. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,35. 

Composition.  = Ba3Sia  -f-  8A1  Si0— j—  42  Aq. 

776  bis.  Caractères  d'élimination.  On  distingue  l’harmotome 
de  la  slilbile,  par  les  caractères  cristallographiques,  et  en  ce 
que  cette  dernière , exposée  pendant  quelque  temps  sur  un 
charbon  incandescent,  blanchit  et  s’exfolie;  de  la  mésotype. 
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en  ce  que  celle-ci  est  électrique  par  la  chaleur  ; du  zircori  do- 
décaèdre, en  ce  que  la  densité  du  zircon  est  plus  grande  dans 
le  rapport  d’environ  i5  à 8,  et  qu’il  est  infusible  au  chalumeau  ; 
enfin  de  la  méionite,  en  ce  que  celle-ci  n’a  pas  de  joints  paral- 
lèles aux  faces  de  ses  sommets,  comme  on  en  observe  dans 
l’harmotoine , que  ces  mêmes  faces  sont  inclinées  entre  elles 
de  122°  dans  l’harmotome,  et  de  1 36°  dans  la  méionite,  et 
que  celle-ci  est  fusible  en  un  verre  spongieux  avec  boursouffle- 
ment,  tandis  que  l’harmotome  est  fusible  en  un  émail  blanc. 

Gisement.  L’harmotome  se  trouve  presque  toujours  associée 
à la  chabasie,  la  slilbite,  Yanalcime,  la  mésotype,  et  les  autres 
substances  que  l’on  a désignées  autrefois  sous  le  nom  collectif 
de  zêoliles.  Elle  est  beaucoup  plus  rare  que  ces  espèces.  On  l’a 
trouvée  dans  des  filons  au  Hartz,  et  dans  des  cavités  d’amyg- 
daloïdes  en  Saxe , en  Écosse , etc. 

t 

IXe  FAMILLE.  LITHIUM. 

Cette  famille  contient  deux  espèces. 

l"  ESPÈCE.  TRIPIIJNE. 

( Lithine  et  alumine  silicatées;  spodumen  de  Dandrada.) 

777.  Caractères  essentiels.  Substance  ordinairement  ver- 
dâtre, chatoyante,  rayant  le  verre,  étincelant  par  le  choc  du 
briquet,  fusible  ; mêlée  avec  du  carbonate  de  soude  et 
chaullee  sur  une  lame  de  platine,  elle  colore  le  métal  en  jaune 
brunâtre  autour  de  la  masse  fondue.  Sa  pesanteur  spécifique 
est  de  3,ig.  Sa  forme  primitive  est  un  octaèdre  à triangles 
isocèles,  dont  quatre  ont  leurs  sommets  obtus , et  les  quatre 
autres  leurs  sommets  aigus. 

Composition.  — LSi^-f-  3ÂlSi“. 

Gisement.  Le  triphane  n’a  été  trouvé  jusqu’ici  qu’en  petites 
niasses  clivables , verdâtres , quelquefois  violâtres,  disséminées 
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dans  des  roches  granitiques , accompagnées  de  mica  et  de  fels- 
path  à Utô  en  Suède,  en  Bavière  dans  le  Tyrol , au  Groenland. 

a*  ESPÈCE.  PÉTALITE. 

„ t 

{Lithine  et  alumine  silicatèes.  Berzélile.) 

778.  Caractères  essentiels.  Substance  blanche,  rose  ou  ver- 
dâtre, à structure  laminaire  ou- lamellaire , donnant  pour  solide 
de  clivage  un  prisme  droit  rhomboidal  de  137°  10'  et  ^2°5o'. 
EHeraie  fortement  le  verre;  étincelle  par  le  choc  du  briquet; 
a un  éclat  vif  et  quelquefois  nacré  ; fusible  au  chalumeau , sans 
addition , en  un  verre  transparent  et  bulleux  ; fait  éprouver  à 
la  lame  de  platine  l’altération  particulière  à la  lithine  (777); 
insoluble  dans  les  acides. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,44-  * 

Composition.  — L Si*  + 3À1  Si3. 

779.  Gisement.  La  pétalite  se  trouve  à Utô  en  Suède,  dans 
des  filons  de  peu  de  largeur,  qui  traversent  les  couches  de 
mines  de  fer  que  l’on  exploite  dans  le  même  endroit. 

780  .Extraction  de  la  lithine.  C’est  de  la  pétalite,  du  triphane, 
et  quelquefois  de  la  tourmaline  d’Utô  , que  l’on  extrait  la  li— 
thine  dans  les  laboratoires  de  Chimie.  Ou  calcine  fortement 
dans  un  /'creuset  de  platine  un  mélange  à parties  égales  de 
carbonate  de  baryte , et  de  l’une  de  ces  pierres  pulvérisées. 
On  chauffe  au  moins  pendant  deux  heures.  Le  carbonate  de 
Baryte  est  décomposé,  et  la  baryte,  en  s’unissant  à la  pierre, 
eti  change  la  nature  , et  la  rend  attaquable  par  les  acides  On 
dissout,  â l’aide  de  la  chaleur,  la  masse  dans  de  l’acide  hydro- 
chlorique  étendu,  et  l’on  dessèche  ensuite  les  hydro-chlorates 
formés.  On  délaie  le  résidu  dans  l’eau , et  on  filtre  pour  en  sé- 
parer la  silice.  La  dissolution  ne  contient  plus  que  les  hydro- 
chlorates  d’alumine,  de  baryte,  de  fer  et  de  lithine.  Par 
l’acide  sulfurique , on  sépare  toute  la  baryte  ; on  ajoute  de 
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l’ammoniaque  pour  saturer  l’excès  d’acide.  Quand  la  liqueur 
est  bien  neutre,  on  verse  un  excès  de  carbonate  d’ammo- 
niaque , qui  de'compose  tous  les  sels , et  les  précipite  à l’état 
de  carbonate,  excepté  la  litlrine.  Ayant  eu  l’attention  de 
mettre  dans  la  liqueur  assez  d’acide  sulfurique  pour  décom- 
poser les  hydrochlorates , il  n’y  reste  que  du  sulfate  de  li- 
thine , du  sulfate  et  de  l’hydro-chlorate  d’ammoniaque.  On 
calcine  fortement  le  résidu  pour  décomposer  les  sels  ammo- 
niacaux , et  il  ne  reste  que  du  sulfate  de  lithine  pur  ; on  re— 
dissout  le  sulfate  de  lithine  dans  l’eau  distillée  , et  on  sature 
^ l’acide  sulfurique  par  l’eau  de  baryte.  Il  se  précipite  du  sul- 
fate de  baryte  insoluble,  et  le  nouvel  alcali  reste  en  dissolu- 
tion dans  la  liqueur  : on  évapore  celle-ci  jusqu’à  siccité  dans 
une  cornue  , pour  éviter  que  la  lithine  n’absorbe  l’acide  car- 
bonique de  l’air.  Il  est  préférable  d’achever  l’évaporation 
sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique. 

, . v . J «• 

Xe  FAMILLE.  SODIUM. 

Cette  famille  renferme  dix-neuf  espèces. 

l”  ESPÈCE.  TII  EN  AUDITE. 

( Soude  sulfatée  anhydre.  ) 

780  bis.  Caractères  essentiels.  Substance  saline,  cristalline  , 
transparente  quand  elle  sort  du  sein  de  la  terre , et  perdant  sa 
transparence  par  son  exposition  à l’air  en  absorbant  l’eau  qui 
s’y  trouve  répandue.  Sa  forme  primitive,  selon  M.  Cordier, 
est  Un  prisme  droit  à bases  rhombes , dont  les  angles  sont,  à 
peu  de  chose  près , de  125°  et  55°.  Le  clivage  peut  avoir  lieu 
dans  trois  sens , dont  l’un  surtout  donne  des  lames  parfaite- 
ment planes  et  miroitantes.  Les  formes  dominantes  sont  un 
octaèdre  symétrique  très  aplati  dans  un  sens,  et  ce  même  oc- 
taèdre portant  à chacun  de  ses  deux  sommets  une  facette 
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rhomboïdale , qui  est  parallèle  aux  bases  de  la  forme  pri- 
mitive. 

Sa  pesanteur  spéciGque  est  d’environ  2,73. 

Composition.  C’est  du  sulfate  de  soude  anhydre,  mélangé 
d’une  très  petite  quantité  de  carbonate  de  soude. 

■Gisement.  Cette  substance  a été  découverte  en  Espagne  par 
M.  Rodas , à 5 lieues  de  Madrid  et  à 2 lieues  et  demie  d’Aran- 
juez , dans  un  endroit  connu  sous  le  nom  de  salines  d’ Espar— 
tines.  1 

Dans  l’hiver , des  eaux  salines  transsudent  du  fond  d’un  bas- 
sin ; et  dans  l’été,  par  l’évaporation  , le  liquide  se  concentre  ; 
parvenu  à un  certain  degré  de  concentration,  il  laisse  dé- 
poser, sous  forme  de  cristaux  plus  ou  moins  réguliers,  une 
partie  du  sel  qu’il  retenait  en  dissolution. 

Usages.  Cette  substance  est  employée,  avec  beaucoup  d’a- 
vantage, pour  la  préparation  de  la  soude  artificielle;  on  est 
dispensé  de  transformer  l’hydrochlorate  de  soude  en  sulfate , 
comme  cela  a lieu  dans  les  fabriques.  ( Casaseca , Journal  de 
Pharmacie , t.  XII,  p.  3g3.) 

2e  ESPÈCE.  RRUSSIR. 

( Soude  sulfatée  hydratée.  Ilj  drosulfale  de  soude , Beudant  ; 
sel  de  Glauber.  ) 

781 . Caractères  essentiels.  Substance  très  soluble  dans  l’eau, 
d’une  saveur  amère,  fraîche  et  salée,  très  efflorescente  à l’air, 
ayant  une  transparence  parfaite  lorsqu’elle  est  pure , un  éclat 
vitreux  dans  les  cassures  récentes.  Sa  solution  ne  laisse  préci- 
piter sa  base  par  aucun  réactif;  fusible  à une  légère  chaleur, 
en  perdant  plus  de  la  moitié  de  son  poids  ; devient  ensuite 
assez  difficile  à fondre.  Sa  forme  primitive  est  un  octaèdre  sy- 
métrique de  ioon.  Elle  offre  peu  de  variétés  dans  la  forme  de 
ses  cristaux  ; elle  se  présente  quelquefois  à l’état  concrétionné, 
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sous  forme  d’aiguilles , ou  formant  des  incrustations  et  des  ef- 
florescences. Ses  couleurs  sont  le  blanc  jaunâtre  ou  grisâtre 
rarement  le  blanc  pur. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,9.4 • 


/ 


Composition.  — SoS*+2oAq. 

782.  Gisement.  La  soude  sulfate'e  existe  sous  deux  e'tats 
dans  la  nature,  à l’état  solide  et  en  dissolution.  Dans  le  pre- 
mier cas,  elle  est  toujours  sous  forme  d’une  poussière  ou  d’une 
efflorescence  à la  surface  de.  différons  corps,  et  principalement 
dans  les  mines  de  sel  gemme,  les  terrains  houillers,  sur  quel- 
ques schistes  houillers,  associée  presque  toujours  au  sel  marin 
et  au  gypse  ; scs  efflorescences  recouvrent  quelquefois  des  éten- 
dues considérables,  telles  que  les  plaines  de  Mariemberg  en 
Allemagne  (*).  On  l’a  trouvée  depuis  peu  dans  les  terrains  vol- 
caniques , près  de  Pouzzoles,  au  nord  de  la  Solfatare. 


A 1 état  liquide,  on  la  trouve  en  dissolution  dans  les  eaux 
de  plusieurs  fontaines,  particulièrement  de  celles  qui  contien- 
nent du  sel  marin , telles  que  les  sources  de  Dieuze , Château- 
Salins  , etc.  ; dans  les  eaux  de  la  plupart  des  lacs  qui  fournis- 
sent le- natron ; dans  beaucoup  d’eaux  minérales,  dans  les 
galeries  des  mines  et  dans  les  excavations  des  dépôts  salifié  res. 
La  formation  du  sulfate  de  soude,  dans  ces  diverses  circons- 
tances, paraît  provenir  de  la  réaction  du  sel  commun  et  du 


H M.  Charles  tic  Gimbernat  vient  de  découvrir  l’existence  de  la  soude 
sulfatée  cristallisée  dans  Je 'canton  d’Argovie  (Suisse).  Ce  sel  est  disséminé  en 
plaques  ou  concrétions  cristallines  de  plusieurs  lignes  d’épaisseur,  dans  un 
gypse  secondaire  exploité  à un  quart  de  lieue  du  village  de  Muhligues  sur 
la  rive  gauche  de  la  Reuss,  c!  qui  repose  sur  une  formation  salifère’  La 
sonde  sulfatée  s’y  présente  aussi  sous  forme  de  poudre  blanche,  par  suite 
de  son  efflorescence  *y  contact  de  l’air.  L’existence  de  ce  sel  dans  l’inté- 
rieur de  la  terre  rendrait  superflue  l’hypothèse  à l’aide  de  laquelle  on  ex- 
piique  la  présence  du  sulfate  de  sot, de  dans  les  eaux  minérales,  les  lacs,  etc. 
{Anif.  de  Ckirn.  et  de  Physiq. , tome  XXXIII , page  98.) 

Tome  II. 
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sulfate  de  magnésie , sels  qui  existent  toujours  dans  les  mêmes 
lieux  que  lui;  réaction  qui  se  manifeste. surtout  à de  basses 
températures.  Aussi  est-ce  en  hiver  que  le  sulfate  de  soude 
se  trouve  en  plus  grande  quantité  dans  les  lacs. 

■j83.  Préparation  ou  extraction.  On  obtient  le  sulfate  de 
soude  en  faisant  évaporer  l’eau  des  fontaines  qui  le  contien- 
nent, ou  bien  en  lessivant  les  efflorescences  qu’il  forme.  Dans 
l’un  ou  l’autre  cas , quand  la  solution  est  évaporée  à pelli- 
cule , on  l’abandonne  à elle-même  pour  la  laisser  cristalliser . 

Si  l’on  voulait  avoir  ce  sel  plus  pur,  il  faudrait  le  dissoudre 
dans  l’eau , clarifier  la  solution  , et  la  faire  cristalliser  de  nou-  ' 
veau.  Souvent  on  trouble  sa  cristallisation  pour  lui  donner 
l’apparence  du  sulfate  de  magnésie.  La  majeure  partie  du  sul- 
fate de  soude  employé  dans  les  arts  et  la  Médecine  est  pré- 
paré artificiellement,  en  décomposant  le  chlorure  de  sodium 
par  l’acide  sulfurique. 

783  bis.  Annotations . M.  Beudant  donne  le  nom  de  reussine 
à un  double  sulfate  de  soude  et  de  magnésie , dont  il  fait  une 
espèce  distincte , à laquelle  il  donne  pour  composition  la  for- 
mule (SoS*  -f  20  Aq)  -f-  (M(>  'Sa+  i2Aq).  Il  l’indique  en  prismes 
obliques  rhomboïdaux.  Elle  se  trouve  en  Efflorescence  avec  le 
sulfate  de  soude. 

3e  ESPÈCE.  GLAVBÈKITE. 

{Soude  et  chaux  sulfatées  anhydres.  Brongniartine.) 

784.  Caractères  essentiels.  Cette  substance  a la  même  sa- 
veur que  la  précédente.  Mise  dans  l’eau , elle  devient  d’un 
blanc  laiteux  à sa  surface , et  perd  sa  transparence , ce  qui  pa- 
rait provenir  de  ce  que  le  sulfate  de  soude,  en  se  dissolvant 
dans  l’eau , laisse  dans  le  sulfate  de  chaux  insoluble  une  mul- 
titude de  petits  vides  qui  se  remplissent  d’air,'  en  sorte  qu’elle 
devient  opaque  par  cette  interposition  d’un  corps  d’une  den— 
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site  si  différente.  Peut-être  ce  phénomène  provient-il  aussi  de 
ce  que  le  sulfate  de  soude , en  absorbant  de  l’eau , se  trans- 
forme en  sel  de  Glauber,  qui  a la  propriété  de  s’efileurir  dès 
qu’il  a le  contact  de  l’air. 

La  glaubérite  est  plus  dure  que  le  gypse.  Sa  couleur  domi- 
nante est  le  jaune  pâle.  Il  y a des  cristaux  qui  sont  presque 
limpides.  Elle  devient  électro  - négative  par  le  frottement; 
elle  décrépite  au  feu , et  se  fond  en  émail  blanc.  Sa  struc- 
ture est  sensiblement  laminaire;  sa  densité  est  de  2,73.  Ses 
cristaux  tabulaires,  à biseaux  unilatéraux  tranchans,  dérivent 
d’un  prisme  rhomboïdal  oblique  de  75°  32’  et  io4°28'. 

Composition.  = SoS*-f-  CaS*. 

Gisement.  On  .n’a  eftcore  trouvé  la  glaubérite  qu’en  Es- 
pagne, dans  la  Nouvelle-Castille.  Ses  cristaux  y sont  engagés 
dans  des  masses  de  soude  muriatée  laminaire. 

4e  ESPÈCE.  SEL  MARIN. 

( Sodium  chloruré.  Soude  muriatée  ou  hjdro  - chloratée;  sel 

commun ; sel  gemme  ; chlorure  de  sodium ; quadri-chlorure 

de  sodium,  Beudant.) 

785.  Caractères  essentiels.  Substance  aussi  soluble  dans 
l’eau  à froid  qu’à  chaud.  Saveur  salée  qui  lui  est  particulière. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,5. 

Sa  forme  primitive  est  le  cube. 

La  forme  dominante  est  également  le  cube  ; on  observe 
quelquefois  cependant  le  cubo-octaèdre  et  l’octaèdre. 

On  obtient  constamment  le  sel- marin  cristallisé  en  octaèdre 
lorsqu’on  emploie  l’urine  comme. dissolvartt.  On  pense  que  cet 
effet  est  déterminé  par  l’uréè  } avec-  laquelle  le  sel  se  mélange 
ou  se  combine  en  cristallisant.  Lorsque , dans  les  fabriques , 
on  fait  évaporer  les  eaux  qui  sont  chargées  de  sel  marin, 
on  l’obtient  sous  la  figure  d’uu  entonnoir  carré  ou  d’une 
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trémie  dont  les  faqes,  tant  intérieures  qu’extérieures,  sont 
cannelées  parallèlement  à leur  base.  Ces  trémies  sont  des 
pyramides  creuses,  qui  semblent  ptre  formées  de  cadres  di- 
minuant successivement  de  grandeur,  et  appliqués  les  uns  sur 
les  autres.  Voici  comment  ces  trémies  se  forment  : il  parait 
d’abord  un  petit  cristal  à la  surface  du  liquide,  dans  lequel 
il  s’enfonce  presque  en  totalité , ne  laissant  qu’une  de  ses 
faces  à découvert.  Ce  cristal  devient  un  centre  d’attraction  , 
autour  duquel  il  s’en  forme  continuellement  de  nouveaux,  et 
qui,  se  joignant  de  manière  à ce  que  leurs  bords  inférieurs 
touchent  les  bords  supérieurs  du  cristal  initial,  produisent 
ainsi  une  espèce  de  cadre.  Il  en  résulte  une  petite  masse 
creuse,  qui  s’enfonce  un  peu  plus  dans  le  liquide,  et  dont  les 
bords  s’élèvent  encore  par  la  réunion  de  nouvelles  molécules 
autour  des  précédentes.  C’est  cette  forme  que  M.  Ilaüy  ap- 
pelle soude  murialée  infundibuliforme.  Ce  qu’il  y a de  parti- 
culier, c’est  que  cette  forme  ne  se  présente  que  dans  les  fa- 
briques, et  jamais  dans  la  nature. 

Les  masses  cristallines  sont  assez  difficiles  à casser,  à cause 
du  croisement  des  cristaux,  ce  qui  fait  que  la  cassure  est  iné- 
gale. L’éclat  est  très  vif  sur  les  cassures  récentes  ; la  transluci- 
dité est  très  grande.  La  couleur  ordinaire  est  le  gris  sale , 
blanchâtre  ou  jaunâtre.  Quelques  variétés  plus  rares  sont 
rouges,  bleues,  violettes.  Les  masses  concrétionne'es  sont  sou- 
vent d’un  beau  blanc. 

Sa  solution  ne  précipite  sa  base  par  aucun  réactif.  Il  décré- 
pite au  feu , effet  dû  à ce  qu’il  contient  toujours  de  l’eau,  en- 
viron 6 pour  cent  : mais  les  chimistes  ne  la  regardent  pas 
comme  essentielle  à sa  composition.  Suivant  M.  Haüy,  le  sel 
gemme  retiré  du  sein  de  la  terre  ne  décrépite  pas,  et  si  l’on  en 
prend  qp  fragment  avec  une  petite  pince  de  platine , et  qu’on 
1’expose  à la  flamme  d’une  bqqgie  , il  se  fond  par  sa.  partie 
extérieure , et  s’arrondit  en  globule  qui  s’attache  à la  pince. 
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Selon  M.  Brongiiiart , le  sel  marin  setàit  plus  soluble  dans 
une  eau  chargée  de  sels  étrangers  que  dans  une  eau  pure. 

Composition.  — SoCM.  Il  est  rarement  pur  dans  la  nature  , 
tantôt  il  est  mélangé  de  chaux  sulfatée  * tantôt  il  est  coloré 
par  des  matières  argileuses,,  des  oxides  métalliques,  tels  que 
ceux  de  fer,  de  mangahèse,  etc. 

-j85  bis.  Caractères  d’élimination.  Il  diffère  de  toutes  les  au- 
tres substances  appelées  sels  par  sa  saveur  particulière  et  la 
forme  cubique  de  ses  fragmens.  * f>  Jrc-J v 

785  ter.  Gisement.  Le  sel  marin  se  présente  dans  la  nature 
sous  deux  états,  en  couches  plus  ou  moins  considérables  dans 
le  sein  de  la  terre , et  eô  dissolution  dans  certaines  eaux,  telles 
qaè  celles  de  la  ifter , des  lacs  ‘et  fontaines  salés. 

I.  Le  sel  marin  én  cOuehcs,  qüi  prend  alors  les  noms  par- 
ticuliers de  sel  gemme , de  sel  rùpestre,  paraît  s’être  formé  à 

• ‘ jj 

trois  époques  différentes , puisqu’on  en  trouve  dans  les  ter- 
rains dè  trànsitioh,  dans  les  terrains  secondaires,  et  dans  les 
terrains  tertiaires  ; on  n’en  connaît  point  encore  dans  les  ter- 
rains primitifs.  Examinons  successivement , mais  d’une  manière 
générale , ces  diverses  Sortes  de  formation.  • 

À.  Le  sel  gemme  est  très  peu  abondant  dans  les  terr&ihs  de 
-transition  ; il  paraît  .appartenir  aux  dernières  couches  dé  ces 
terrains.  Il  fait  pârtie  de  la  formation  du  calcaire  de  transi- 
tion, et  s’y  trouve  toujours  disséminé  dans  le  gypse  anhydre, 
qui  caractérise  particulièrement  ces  dépôts  salifères;  tels  sont 
ceux  de  B ex  en  Suisse  , ceux  de  la  montagne  de  Cardftna  en  Es- 
pagne, ceux  de  Colâncolan  (à  l’est  d’Ayavaca,  Andes  du  Pé- 
rou), et  les  petits  dépôts  de  Saint-Maurice  (Arbonnc  en  Savoie). 

B.  Mais  la  formation  principale  du  sel  gemme  appartient 
évidemment,  suivant  M.  de  Iliunbbldt,  au  calcaire  alpin  ou 
zeeLîtem  îles  terrains  secondaires  ; tel  est  lé  vaste  dépôt  de 
Zipaquira  dans  la  partie  septentrionale  du  plateau  de  Santa-Fé 
de  Bogota,  à i38o  toises  d’élévation  au-dessus  du  niveau  de 
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la  mer  : ce  dépôt,  de  plus  de  i3o  toises  d'épaisseur,  est  re- 
couvert de  grandes  masses  de  gypse  saccharoïde.  Tels  sont 
encore  les  dépôts  de  Sulz , de  Wimpfen  et  de  Friedrichshall 
dans  l’Allemagne  méridionale , sur  les  bords  du  Necker,  ceux 
du  grand-duclié  de  Bade,  etc.,  qui  sont  formés  de  couches 
alternantes  de  sel  gemme,  d’argile  salifère,  et  de  gypse  blanc 
et  grisâtre,  y. 

Mais  dans  le  calcaire  alpin , c’est  moins  aux  couches  de  gypse 
lamellcux  qu’à  une  formation  particulière  d’argile  nommée 
salzthon  ou  argile  muriatifere  par  M.  de  Humboldt , que  sont 
surbordônnées  les  masses  de  sel  gemme  qui  s’y  rencontrent. 
Cette  argile  caractérise  dans  les  deux  hémisphères  les  dépôts 
de  sel  marin , de  même  que  l’argile  schisteuse  ou  argile  à 
fougères  caractérise  les  dépôts  de  houille.  Cette  argile  salifère, 
diversement  colorée  par  le  charbon  et  l’oxide  de  fer , est  plus 
généralement  grise,  presque  toujours  mélangée  d’une  petite  . 
quantité  de  carbonate  de  chaux , offrant  quelquefois  des 
masses  tenaces  et  dures  mêlées  de  silice  , faisant  feu  .sous  le 
briquet.  Elle  ne  présente  ni  les  paillettes  du  mica , ni  les  em- 
preintes de  fougères  de  l’argile  schisteuse  des  houilles , cepen- 
dant On  y observe  quelquefois  des  corps  organisés  végétaux  , 
de  petites  coquilles  pélagiques  et  des  madrépores.  Elle  ren- 
ferme des  couches  subordonnées  et  plus  ou  moins  épaisses  de 
gypse  grenu  blanc-grisâtre,  rarement  anhydre,  mêlé  parfois 
de  calcaire  fétide  et  de  dolomie.  Généralement  le  gypse  y 
est  plus  abondant  que  dans  les  couches  de  sel  même  ; par- 
tout où  il  manque,  il  est  remplacé  par  des  cristaux  épars 
de  gypse  spéculaire.  On  y trouve  d'ailleurs  très  peu  d’autres 
matières  étrangères  disséminées , si  ce  n’est  cependant  du 
plomb  et  du  zinc  sulfurés , des  rognons  de  pyrites  et  de 
chaux  carbonatée  ferrifère  remplis  de  fer  spathique  fcris- 
tallisé.  C’est  à la  présence  des  pyrites  que  l’on  doit  rapporter 
l’odeur  d’hydrogène  sulfuré  qu’exhalent  si  souvent  les  sources 
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salées , quant  à celle  de  goudron , qu’elles  répandent  aussi  , 
elle  dépend  des  bitumes  qui  accompagnent  très  souvent  le 
sel  marin  : on  s’en  aperçoit  lorsqu’on  le  dissout  dans  l’eau , 
et  qu’on  fait  ensuite  évaporer  la  dissolution. 

Le  sel  gemme  s’offre  de  deux  manières  dans  l’argile  muriati- 
£ère , ou  disséminé  en  parcelles  plus-  ou  moins  visibles , ou  for- 
mant dés  couches  épaisses  alternant  avec  des  couches  argileuses. 
Dans  le  premier  cas , il  est  ou  en  grains  arrondis , ou  en  petites 
laines  ou  en  amas  entrelacés,  c’est-à-dire  en  petits  filons  qui 
se  croisent  et  se  ramifient  dans  tous  les  sens.  Sous  ces  di- 
verses formes,  il  remplit  toutes  les  fentes  qui  divisent  fré- 
quemment les  masses  argileuses  en  fragmens  polyédriques , 
de  telle  sorte  qu’il  en  résulte  des  brèches  argileuses  cimen- 
tées par  du  sel  gemme.  Quelquefois  de  grandes  masses  d’ar- 
gile (Hall  en  Tyrol)  sont  entièrement  privées  de  sel  ma- 
rin : on  peut  présumer , avec  quelque  fondement , qu’elles 
ont  été  lessivées  par  l’action  des  eaux  qui  circulent  dans- 
la  terre , et  qu’elles  ont  donné  naissance  à des  sources  salées. 

Mais  dans  les  terrains  secondaires  ; le  sel  marin  n’est 
pas  borné  au  seul  zeichstein  ; on  le  trouve  encore  en  très 
grande  abondance  daus  une  formation  plus  récente , dans  le 
grès  bigarré , ou , plus  exactement , dans  le  terrain  d’argile  et 
de  grès  bigarré.  C’est  à ce  terrain  arénacé  qu’appartiennent 
les  dépôts  de  sel  de  Northwich  en  Angleterre , ceux  de  Pam- 
pelune  en  Espagne,  et  le  riche  dépôt  découvert , en  1819,  près 
de  Yic  ( Meurthe ).  Dans  cette  dernière  localité,  le  terrain 
d’argile  bigarrée  renferme  de  petites  couches  de  calcaire  de 
Gœttingue,  et  est  recouvert  à son  tour  de  calcaire  jurassique. 

C,  Il  n’est  pas  encore  suffisamment  prouvé  que  le  muriate 
de  soude  existe , dans  les  terrains  tertiaires , au-dessus  de  la 
craie.  Suivant  le  célèbre  Humboldt,  à qui  nous  empruntons 
une  partie  de  ces  détails  géognostiques , les  immenses  dépôts 
saliferes  de  Wieliczka  et  de  Bochuia,  ceux  qui  s’étendent  de- 
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puis  le  Valide  jusqu'à  la  Bukawiu  et  en  Moldavie,  semblent 
reposer  immédiatement  sur  le  terrain  liouiller,  et  renferment  à 
la  fois-,  ce  qui  paraît  extraordinaire,  du  gypse  anhydre,  des 
tellines , des  coquilles  uni  valves  cloisonnées , des  fruits  à l’état 
charbonneux , des  feuilles  et  des  lignites  à odeur  de  truffes  ; 
mais  M.  Beudant  croit  que  ces  sables  et  ces  grès  sont  analo- 
gues à la  mollasse  d’Argovie , et  que  toutes  les  formations  sa- 
lileres  avec  lignites  de  Galicie  sont  contemporaines  à l’ar- 
gile plastique  du  terrain  tertiaire,  placée  entre  la  craie  et  le 
calcaire  grossier  de  Paris  (calcaire  à cérites).  Suivant  M.  Bron- 
gniart  les  sources  salées  du  Volterrannois,  dans  la  Toscane  * 
sourdent  de  couches  marneuses  alternant  avec  du  gypse 
grenu,  et  recouvertes  immédiatement  d’un  terrain  tertiaire. 
Quoi  qu’il  eu  soit,  M.  de  Humboldt  professe  l’opinion  qu’il 
existe  des  dépôts  salifères  dans  les  terrains  tertiaires,  et  il 
cite  pomme  tels , non  les  montagnes  de  sel  gemme  dans  les 
vastes  plaines  au  nord-est  du  Nouveau-Mexique,  qui  parais- 
sen/liées.  au  grès  houiller,  mais  d’autres  dépôts  très  problé- 
matiques j savoir  : les  argiles  salifères  superposées  à des  con- 
glomérats trachytiqués  de  la  Villa  d’Ibarra(  plateau  de  Quito* 
à i iqo  toises  de  hauteur),  les  énormes  masses  de  sel  exploitées 
à la  surface  delà  terre  (déserts  du  Bas-Pérou  et' du  Chili), 
dans  les  steppes  de  Buenos-Ayres  et  dans  les  plaines  arides  de 
l’Afrique , de  la  Perse  et  de  lâ  Trânsoxaüe , etc. , etc.  Dans 
ces  diverses  contrées  du  globe,  qUi  sont  ou  des  plateaux  ou 
des  plaines  peu  inclinées , le  muriate  de  soude,  ordinairement 
mêlé  de  différens  sels,  et  accompagné  de  pétrole  et  d’asphalte* 
endurci , est  sous  forme  d’efflorescence  à la  surface  du  sol. 

En  comparant  les  dépôts  de  sel  gemme 

D’Angleterre  à 3o  toises: 

De  Wieliczka  -,  < . . . .......  160 

De  Bex  220 

,De  Berehtolsgadeii ..■■■.  33o 

} 
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D’Aussée  . . .•.*'«  /• . . . . ...  . ...  4®°  toises. 

D’Ischçl  -.SJ  u;".  . i‘.  . .-.  . . 496  ' 

De  Iiallein  . .<.<■.  . • Ô2d 

: •;  » De  Hallstadt  . . . .V * . .■  « 660 

■ .•  D’Arbonne  (Savoie)  ....  . s . - .1.  .-  . *)5o 

Et  de  Hall  (ïyrol)  . Bob 

M.  dë  Btich  a judicieusement  observé  que  la  richesse  des 
dépôts  dimitfte  en  Europe  avec  la  hauteur  au-dessus  dü  ni- 
veau de  l’Océan.  Dans  les  Cordillères  de  la  N o u v elle-G  te  n a d é 
A Zipaqhira , d’itnmelises  couches  de  sel  gemme,  nôn  inter— 
fompues  par  de  l’argile,  se  trouvent  jusqu’à  i4oo  tbises  d’élé- 
vation ; il  n’y  a que  la  mine  de  Huaura , sur  les  côtes  du  Pérou , 
qui  soit  encore  plus  riche.  Oh  y exploite  le  sel  en  dallés , 
tomme  dans  uhc  carrière  de  marbre.  (Humhbldt.) 

On  remarque  dans  l’exploitation  des  mines  de  sel  géminé, 
que  les  eaux  très  abondantes  deviennent  tellement  rares  lors- 
qu’on est  arrivé  au  sel , que  souvent  l’on  est  obligé  d’en  trans- 
porter pour  le  besoin  des  ouvriers  : cela  doit  être,  en  effet, 
puisque  ces  mines  se  trouvent  placées  au-dessous  de  l’àrgite, 
qui  S’oppose  aüx  infiltrations  de  l’eau. 

Enfin,  pour  terminer  tout  ce  qui  est  relatif  A l’histoire  dü  sel 
marin  eh  couches,  nous  dirons  qu’on  le  cite  aussi  dans  lés 
terfains  volcaniques;  car  oh  en  a trouvé  à la  surlace  dés 
masses  ferrugineuses  provenant  de  l’éruptibn  du  Vésuve  , 
en  f8<a.  - : : • v • * • : ; 

II.  Le  sel  marin  se  trouvé  aussi  en  dissolution  dans  cer- 
taines eaux  , telles  que  celles  de  la  met,  des  lacs  e t 3e  plusieurs 
sourtes. 

La  mer  est  le  liquide  qui  renferme  le  sel  marin  eh  plus 
grande  abondance;  il  y est  réparti  partout  A ‘peu  près  en 
égale  quantité,  quel  que  soit  le  lieu  et  quelle  que  Soit  la 
profondeur;  cependant  quand  les  mers,  comme  la  Baltique, 
par  exemple  , reçoivent  beaucoup  d’eau  de  sources  ou  de 
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rivières,  elles  sont  moins  chargées  de  sels.  Nous  avons  déjà 
indiqué  la  composition  de  l’eau  dp  la  mer  (i  i5). 

Les  lacs  salés  ont  ceci  de  remarquable,  qu’ils  n’ont  aucune 
communication  avec  la  mer,  et  sont  le  produit  de  sources  ; 
leurs  eaux  ont  ordinairement  une  couleur  rougeâtre,  ét  cette 
teinte  est  d’autant  plus  prononcée  que  les  chaleurs  sont  plus 
fortes  ; ils  dégagent  aussi  presque  toujours  une  odeur  bitumi- 
neuse. Ils  se  rencontrent  principalement  en  Afrique,  en  Asie , 
en  Hongrie  etc. , etc.  . i ■ ,.r ... 

Dans  les  eaux  des  sources,  le  sel  marin  est  associjé  à d’autres 
sels , et  principalement  à du  gypse  et  à du  sulfate  de  niagné— 
sie.  Ces  sources  assez  nombreuses  viennent  de  terrains  salés, 
qu'elles  ont  lavés  sur  leur  passage;  et  telle  est  la  circulation 
des  eaux  dans  l’intérieur  du  globe,  que  les  plus  salées  peuvent 
souvent  être  les  plus  éloignées  du  lieu  où  elles  dissolvent  le 
sel  gemme.  On  cite  des  sources  salées  en  Allemagne,  dans  la 
grauwacke  schisteuse  du  terrain  de  transition , en  Westphalie  ; 
dans  le  porphyre  du  terrain  de  grès  rouge  ( Creuznacli  ) ; 
dans  le  grès  rouge  même  près  Waldenbourg  ; dans  le  gypse  du 
calcaire  alpin  sur  les  bords  du  Necker,  dans  la  formation 
d’argile  et  de  grès  bigarré  ( Dax  en  Fiance,  Allemagne-); 
dans  le  calcaire  de  Gœttingue  (Saxe)  ; dans  le  calcaire  du  Jura , 
et  peut-être  dans  la  mollasse  (grès  tertiaire  à lignites)  de  Suisse. 

786.  Extraction.  L’extraction  du  sel  gemme  qst  toujpurs 
très  simple;  il  suffit,  quand  il  est  pur,  de  l’extraire  du  sein 
de  la  terre , et  de  lui  faire  éprouver  une  nouvelle  cristallisa- 
tion, lorsqu’il  ne  l’est  pas.  Mais  quand,  au  lieu  d’être  en  cou- 
ches ou  en  masses  dans  les  terrains , il  s’y  trouve  dissémine 
de  manière  à ne  pas  y être  visible,  ou  du  moins  à ne  pas  être 
en  masses  assez  volumineuses  pour  qu’on  puisse  les  extraire  di- 
rectement , on  brise  la  mine,  et  l’on  y fait  arriver  de  l’eaü.  Après 
un  certain  temps,  on  relire  celte  eau  au  moyeu  de  pompes, et 
après  l’avoir  laissée  déposer,  on  la  soumet  à l’évaporation. 
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Comme  tous  les  pays  n’ont  pas  des  mines  de  sel  gemme,  on 
retire  aussi  une  très  grande  quantité  de  sel  des  eaux  de  la 
mer  et  des  sources  salées  : ou  suit  à cet  égard  des  procédés 
qui  ont  tous  pour  résultat  la  séparation  de  l’eau  d’avec  le  sel, 
mais  qui  varient  selon  les  localités  et  la  température  du  cli- 
mat. Quand  ce  sont  des  eaux  de  sources  qui  contiennent  1 4 ou 
i5  centièmes  de  sel,  on  l’extrait  en  concentrant  les  eaux  par 
le  feu  dans  de  vastes  chaudières  de  fonte  ; il  se  précipite  pen- 
dant l’évaporation  une  matière  formée  de  sulfate  double  de 
chaux  et  de  soude , que  l’on  appelle  schlot.  Ou  sépare  ce  dépôt, 
et  on  évapore  le  sel  presqu’à  siccité  ; on  le  fait  égoutter  et  sécher. 

Dans  les  pays  chauds,  on  a recours  à la  chaleur  du  soleil 
pour  l'évaporation  des  eaux  salées.  A cet  effet’,  on  creuse  sur 
le  rivage  des  bassins  tapissés  d’argile,  qu’on  appelle  marais 
salins.  Le  premier  de  ces  bassins  est  un  vaste  réservoir  qui  re- 
çoit l’eau  d’un  canal  au  moyen  d’une  écluse;  de  là ,‘  elle  se  dis- 
tribue par  un  plan  légèrement  incliné  dans  d’autres  bassins 
peu  profonds  et  très  larges , qui  communiquent  les  uns  avec 
les  autres  de  telle  manière  que  l’eau,  avant  d’y  entrer,  par- 
court une  glande  étendue.  Aussitôt  que  l’eau  diminue  , on  la 
remplace  par  de  nouvelle  ; quand  elle  est  sur  le  point  de  cristalli- 
ser, ce  que  l’on  distingue  aisément  à la  teinte  rougeâtre  qu’elle 
prend,  on  l’abandonne  à elle-même.  De  temps  en  temps  on  re- 
tire le  sel , et  on  le  met  égoutter  sur  le  bord  des  bassins , où  il 
se  dépouille  des  sels  déliquescens.  L’opération  , que  l’on  com- 
mence en  avril , est  ordinairement  terminée  en  septembre.- 

En  Normandie  , on  profite  de  la  chaleur  de  l’été  pour  ob- 
tenir le  sel  par  un  procédé  différent.  On  dresse  une  aire  bien 
unie  sur  le  rivage  de  la  mer  ; on  recouvre  cette  étendue  de 
sable  de  manière  à ce  qu’elle  puisse  être  baignée  par  l’eau  des 
hautes  marées.  Les  eaux  s’étant  écoulées , le  sable  se  dessèche 
et  se  couvre  d’efiloréscences  salines;  on  le  lave  avec  de  l’eau 
de  la  mer;  on  réitère  plusieurs  fois  cette  opération,  et  les 
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eaux  qui  se  trouvent  ainsi  contenir  beaucoup  de  sel  sont  éva- 
porées dans  des  chaudières  de  plomb. 

Dans  différens  pays  où  la  tempe'raure  n’est  pas  assez  forte  pour 
l’ évaporation  spontanée  des  eaux  salées , on  emploie  les  bâti- 
rhens  de  graduation  où  l’eau  est  élevée  parlemoyen  de  pompes, 
et  versée  sur  des  fagots;  en  les  traversant,  elle  se  divise  à 
l’infini,  et  se  concentre  en  raison  dû  courant  d’àir.  Elle  se  rend 
dans  un  autre  réservoir , où  elle  est  reprise  et  versée  de  nod- 
veâù  sur  des  fagots  jusqu’à  ce  qu’elle  marque  a5  degrés.  L’eau, 
concentrée  de  cette  maniéré,  est  évaporée  comme  ci-dessüs. 
Au  lieu  de  fagots,  on  emploie  quelquefois  des  cordes  tendues  >- 
et  .légèrement  inclinées,  sur  lesquelles  on  fait  couler  un  petit 
filet  d’eau  salée:  cette  eâu  s’étend  en  donnant  lieu  à uiie  très 
grande  surface,  qui  facilite  l’évaporation,  et  elle  laisse  déposer  le 
sel  qu’elle  contieüt.  Quand  les  cordes  sont  suffisamment  char— 
gées,  od  enlève  le  sel,  qui  s’y  est  amasse*  sous  forme  dé  con- 
crétions. 

Dans  le  Nord,  on  profite  du  froid  pour  l’extraction  du  sel, 
procédé  fondé  sur  la  propriété  qu’a  l’eau  de  se  congeler  à zéro 
lorsqu’elle  est  pure , et  de  ne  se  congeler  que  bien  au-dessous 
quand  elle  est  chargée  de  sel.  Ainsi,  en  exposant,  dans  un  en- 
droit qui  offre  beaucoup  de  surface , l’eau  de  la  mer  à un  grand 
froid,  on  obtient,  d’une  part,  de  la  glace  très  peu  salée,  et  de 
l’autre,  de  l’eau  fortement  salée  qui,  soumise  à l’évaporation, 
ne  tarde  pas  Adonner  du  sel. 

Obtenu  par  l’un  où  l’autre  de  cés  procédés,  le  sel  n’est  pas 
pur;  il  contient  toujours  un  peu  d’hydroclilorates  de  chaux 
et  de  magnésie  : on  le  ptariûe  en  le  dissolvant , filtrant  là  solu- 
tion et  lui  faisant  subir  une  nouvelle  cristallisation.  Il  est 
souvent  coloré  par  Un  peu  d’oxide  de  fer.  Si  l’on  voulait  l’Avoir 
très  pur,  il  fàudralt  ajoiiter  dans  la  solution  un  peu  de  carbo- 
nate de  soude  , afin  de  précipiter  la  petite  .quantité  de  chaux  , 
dè  maguésie  et  d’oxide  de  fer  qu’il  pourrait  retenir. 
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5*  ESPÈCE,  i SATROX. 

’*  i 

( Soude  carbonatée  hydratée.  ) 

’}&’].  Caractères  essentiels.  Substance  ayant  une  saveur  uri- 
neuse,  très  soluble  dans  l’eau,  efflorescente  par  l’action  de  l’air, 
verdissant  fortement  le  sirop  de  violettes , et  faisant  efferves- 
cence avec  les  acides.  Sa  forme  primitive  est  Y octaèdre  rhom- 
boidal de  1 20°.  Le  carbonate  de  soude  artificiel  est  bien  plus  ef- 
florescent  que  le  natron. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  i,36?  v 

Composition.  — S'o  C*  -f-  20  Aq.  (*). 

788.  Gisement.  Le  natron  existe  principalement  en  disso- 
lution dans  les  eaux  , ou  bien  en  dépôts  ou  en  efflorescences , 
qui  sont  produits  par  l’évaporation  spontanée  de  ces  eaux. 

C’est  surtout  dans  des  lacs  que  ce  sel  se  trouve  en  plus  grande 


(*).  On  a trouvé , près  de  Sukena  en  Afrique,  de  grandes  quantités  d’un 
carbonate  de  soude  en  masses  solides  striées,  qui  ne  s’altèrent  point  h l’air, 
et  dont  la  dureté  est  telle,  qu’on  assure  qtTe  les  murailles  de  Cassar,  fort  ac- 
tuellement tombé  en  ruine,  ont  été  bèlies  avec  ce  sel.  Ce  sel  est  appelé  trôna 
par  les  habitons  de  cçs  contrées.  D’après  l’analyse  de  KJaproth , il  parait  être 
un  mélange  de  qnadri-carbonatc  aqueux  (6uC4  rfi  aAq),  de  bi-carbonale 
aqueux  et  de  bi-carbonate  sec. 

MM.  Rivcro  et  Bonssinganlt  viennent  de  trouver,  dans  l’Amériqncdu  sud, 
un  sel  nommé  urao  par  les  naturels,  et  qui  est,  d’après  l’analyse  des  deux 
chimistes  cités , un  carbonate  de  soude  contenant  plus  d’acide  que  le  carbo- 
nate, et  moins  que  le  bi-carbonate.  11  a beaucoup  d’analogic  avec  le  trôna 
de  Sukena,  et  il  est  probable  que,  comme  ce  dernier,  c’est  un  mélange  do 
qnadri-carbonatc  et  de  bi-carbonate. 

Cet  urao  existe  en  assez  grande  quantité  dans  une  lagune  située  près  d’un 
petit  village  d’indiens  ( nommé  Lagunillas  ) , au  sud-ouest  de  Mc'rida  , et  h 
une  journée  de  distance  de  cette  ville,  dans  la  direction  de  la  Grita.  La 
couche  de  ce  sel  est  recouverte  par  une  argile,  au  milieu  de  laquelle  se 
trouve  disséminée  une  antre  espèce  minérale  découverte  par  M.  Roussingault, 
et  qu’il  anomméc  Gat  lcssite.  L’urao  est  extrait , dans  le  pays,  pour  don- 
ner du  montant  au  tabac.  {Ann.  de  Chim.etde  Phfs.,  t.XXIX.p.  no.) 
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quantité.  Ces  làcs  sont  communs  dans  différentes  contrées  ; 
on  les  rencontre  en  Égypte,  dans  une  vallée  qui  porte  le  nom 
de  Vallée  des  Lacs  de  Nairon,  et  qui  est  située  à 20  lieues  du 
Caire  ; en  Amérique,  au  Mexique,  et  dans  les  environs  de  Bue- 
nos-Ayrcs;  en  Asie,  en  Perse,  en  Arabie,  au  Tliibet,  à la  Chine, 
dans  l'Inde,  et  au  milieu  des  plaines  qui  avoisinent  la  mer 
Caspienne.  On  en  trouve  également  en  Europe,  dans  les  plaines 
de  la  Hongrie,  et  non  loin  des  côtes  de  la  mer  boire.  Quel- 
quefois ces  lacs  contiennent  en  même  temps  de  la  soude  mu- 
riatée  qui  cristallise  la  première  ; elle  est  ensuite  recouverte  par 
une  couche  de  natron , qui  est  elle-même  recouverte  par  une 
nouvelle  couche  de  soude  inuriatée;  et  ainsi  de  suite,  de  manière 
à former  des  couches  superposées , dont  le  nombre  augmente 
chaque  fois  que  l’eau  des  lacs  vient  à s’évaporer.  On  attribue 
le  sel  marin  que  contiennent  ces  eaux  aux  mines  de  sel  gemme 
qui  les  avoisinent.  On  rencontre  presque  toujours  dans  leur 
voisinage 'de  la  chaux  carbonatéc  en  masses  ou  même  en  solu- 
tion , et  dans  ce  dernier  cas , celle-ci  est  accompagnée  d’une 
certaine  quantité  de  sulfate  de  soude  et  de  sulfate  de  magnésie. 
Suivant  Berthollet , le  carbonate  de  soude  est  le  résultat  de 
l’action  réciproque  du  carbonate  de  chaux  et  du  sel  commun , 
action  aidée  par  l’humidité  du  terrain  et  par  la  chaleur  du 
climat,  probablement  encore  favorisée  par  la  tendance  qu’a 
le  natron  à s’effleurir  à la  surface  de  ces  lacs  desséchés,  et  par 
la  très  grande  solubilité  du  chlorure  de  calcium  qui  se  forme. 
Cette  théorie  est  appuyée  par  les  observations  de  M.  Beudant, 
faites  sur  les  lacs  des  environs  de  Debreczin  (Hongrie). 
Il  rapporte  que  ces  lacs  se  trouvent  au  pied  des  montagnes 
calcaires  qui  forment  les  avant-postes  des  hautes  montagnes 
de  la  Transylvanie , et  derrière  lesquelles  existent  des  dépôts 
salifères  considérables.  Il  est  même  à présumer,  dit  ce  savant , 
que  ces  dépôts  se  prolongent  dans  la  plaine,  et  que  ce  sont 
leurs  argiles  qui  forment  le  fond  des  lacs. 
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Lors  de  l'évaporation  des  eaux  des  lacs  natrifèrcs  par  la 
chaleur , le  natron  qu’elles  contiennent  s’efïleurit  à la  surface 
du  sol,  et  couvre  des  espaces  de  terrains  très  étendus.  On  le 
remarque  encore , sous  forme  d’efflorescence , à la  surface  de 
certaines  rdchcs , sur  de  vieilles  murailles , dans  les  caves  des 
villes , etc.  ; mais  il  est  beaucoup  plus  rare  dans  ces  dernières 
localités , et  l’on  ignore  au  justede  quelle  manière  il  se  prôduit 
ainsi  journellement  sous  nos  yeux. 

Enfin,  la  soude  carbonatéè  existe  encore,  mais  en  petite 
quantité , dans  certaines  eaux  minérales , telles  que  celles  de 
Vichy , et  une  grande  partie  de  celles.de  l’Auvergne. 

789.  Outre  la  soude  carbonatéè  qui  existe  toute  formée  dans 
la  nature , on  s’en  procure  encore  en  brûlant  les  plantes  qui 
croissent  sur  les  bords  de  la  mer  ; telles  sont  les  salicornia,  les 
slatice,  les  salsola,  les  alriplex,  etc. , dans  lesquelles  la  soude 
se  trouve,  suivant  M.  Gay-Lussac,  à l’état  d’oxalate.  On  fau- 
che ces  plantes  dans  le  moment  de  leur  plus  grande  vigueur, 
et  on  les  brûle.  Le  produitdela  combustion , qui  est  en  masses 
grisâtres,  contenant  beaucoup  de  substances  hétérogènes,  est 
expédié  dans  te  .commerce  sous  différens  noms,  selon  le  pays 
d’où  il  vient.  Les  soudes  d ’ Alicante,  de  Carihagene , de  Nar- 
bonne, et  celle  de  varek  ou  de  Normandie , sont  les  plus 
connues.  Elles  contiennent,  dans  cet  état,  du  carbonate  de 
soude , du  sulfate  de  soude , du  sulfure  de  sodium , du  sel 
marin , du  carbonate  de  chaux  , de  l’alumine,  de  la  silice , de 
l’oxide  de  fer,  du  charbon,  et  quelquefois  de  l’iodure  de 
sodium. 

790 .Soude artificielle.  Maintenant  onprépare artificiellement 
du  carbonate  de  soude  plus  pur  que  celui  qui  nous  est  fourni 
par  la  nature.  A cet  effet,  on  prend  180  parties  de  sulfate  de 
soude  sec,  180  parties  de  craie  en  poudre  fine,  et  1 10  de  pous- 
sier de  charbon  ; on  en  fait  un  mélange  exact;  pu  le  jette  dans 
un  four  à réverbère  dont  la  forme  est  elliptique  et  dont  la 


Digilized  by  Google 


r 


« 

■ 44  ÉLÉMEflS 

température  est  plus  élevée  que  le  rouge  cerise,  et  on  brasse 
de  quart  d’beure  en  quart  d’heure  le  mélauge.  La  matière  ue 
tarde  pas  à devenir  pâteuse  ; alors  on  la  pétrit  bien  avec  un 
ringard,  puis  on  la  retire,  et  ou  la  met  dans  des  chaudières. 
On  laisse  refoidir;  on  verse  de  l’eau  froide  sur  cette  masse. 
Tout  le  carbonate  de  soude  formé  par  la  décomposition  mu- 
tuelle de  la  craie  çt  du  sulfate  de  soude  se  dissout,  taudis  que 
le  sulfure  de  chaux  étant  très  peu  soluble  à froid,  n’est  pas 
sensiblement  attaqué.  On  réunit  les  diverses  lessives;  ou  fait 
évaporer  jusqu’à  siccité,  et  on  expose  à l’air,  afin  de  faire 
passer  à l’état  de  çarbonatc  la  soude  qui  pourrait  encore  être 
caustique.  Au  bout  de  i5  à 20  jours,  si  le  sel  est  effleuri,  on 
lessive  de  nouveau  , et  après  avoir  fait  évaporer  convena- 
blement, ou  laisse  cristalliser  la  liqueur  par  refroidissement. 

Dans  la  préparation  de  la  soude  artificielle,  il  est  probable 
que  le  charbon  réduit  le  sulfate  de  soude  à l’état  de  sulfure  de 
sodium,  qui , étant  en  contact  avec  le  carbonate  de  chaux , est 
transformé  en  sulfure  de  calcium  et  en  carbonate  de  soude. 
Quelle  que  soit,  au  reste,  la  manière  dont  la  réaction  se  fait, 
on  obtient  une  masse  composée  de  ces  deux  substances,  de 
sulfate  de  soude,  de  chlorure  de  sodium  échappés  à la  dé- 
composition , et  d’un  excès  de  charbon. 

6'  ESPÈCE.  BORAX. 

( Soude  boralée.  Tinkal.  ) 

■jqi . Caractères  essentiels.  Substance  ayant  une  saveur 
douçcàtre,  sensiblement  soluble  dans  l’eau  froide,  beaucoup 
.plus  dans  l’eau  chaude  ; verdissant  le  sirop  de  violettes  ; légè- 
rement; effloresceute  ; éprouvant  la  fusion  aqueuse,  puis  la 
fusipn  ignée , çt  se  convertissant  eu  un  veyçe  transparent  par 
l’action  prolongée  du  çalorique.  Elle  jouit  de  la  réfraction 
double  A un  assez  haut  degré , mais  ce  caractère  appartient 
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plutôt  au  borax  des  laboratoires  qu’à  celui  qui  existe  dans  la 
nature.  Sa  cassure  transversale  est  ondule'e  et  brillante.  Ses 
couleurs  sont  ordinairement  sales  ; rarement  elle  est  incolore, 
presque  toujours  blanchâtre,  ou  un  peu  verdâtre. 

Sa  densité  est  de  1,74* 

Sa  forme  primitive  est  un  prisme  rectangulaire  oblique 
de  1060  3o'  et  73°  3o'.  Ses  variétés  de  forme  sont  peu  nom- 
breuses , et  n’ont  été  observées  que  sur  des  cristaux  obtenus 
artificiellement. 

Composition.  SoB6  + i8Aq. 

792.  Gisement.  Le  borax  se  trouve  en  assez  grande  quan- 
tité dans  la  nature,  et  l’on  en  cite  dans  beaucoup  de  localités, 
telles  que  la  Perse,  la  Chine,  la  Tartarie  méridionale,  l’île 
deCeylan,  la  Transylvanie  et  la  Saxe.  Il  paraît  qu’il  existe 
aussi  en  grande  abondance  dans  les  mines  d’Escapa  et  de  Vi— 
quintizoa  (dans  le  Potosi  au  Pérou),  mais  c’est  principale- 
ment en  dissolution  dans  certains  lacs  de  l’Inde  , proche  des 
montagnes  du  Thibet,  qu’il  se  rencontre  avec  profusion.  Ces 
lacs  ne  reçoivent  que  des  eaux  salées.  Le  borax  forme  des 
masses  volumineuses  au  fond  et  près  de  leurs  bords;  au  mi- 
lieu, il  ne  se  trouve  que  du  sel  marin.  Il  paraît  que  le  borax  se 
rencontre  encore,  sur  plusieurs  autres  points  du  Thibet,  sous 
forme  de  couches  cristallines , à la  profondeur  de  deux  mètres. 

Il  est  probable  que,  dans  ce  cas,  il  provient  de  l’évaporation 
des  eaux  de  pareils  lacs.  1 

Le  borax  de  l’Inde  est  ordinairement  recouvert  d’une  ma- 
tière grasse,  qu’on  a originairement  nommée  tinkal,  nom  que 
l’on  a ensuite , par  erreur,  appliqué  au  borax  même.  Cette 
matière  grasse  empêche  son  efflorescence , et  l’on  remarque 
que  celui  qui  n’en  contient  pas  (comme  celui  de  Chander- 
nagor) est  très  efflorescent. 

On  pense  que  le  borax  se  forme  journellement  dans  les  lacs 
où  on  le  trouve,  par  la  combinaison  de  l’acide  borique  qui 
Tomk  II.  10 
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existe  dans  cés  terrains,  comme  en  Toscane,  avec  la  soude  libre 
ou  combinée , qui  paraît  aussi  appartenir  à ces  mêmes  terrains. 

7g3.  Extraction.  Le  borax  est  souvent  employé  dans  les 
arts , mais  non  pas  tel  que  nous  le  présente  la  nature  : il  faut 
auparavant  le  séparer  de  la  matière  grasse  avec  laquelle  il  est 
combiné.  MM.  Robiquet  et  Marchand  ont  fait  connaître  un  pro- 
cédé à l’aide  duquel  on  parvient  facilement  à le  purifier  sans 
que  la  perte  surpasse  10  pour  cent.  On  commence  par  mettre  le 
borax  brut  clans  une  cuve  ; on  y verse  de  l’eau  en  assez  grande 
quantité  pour  le  recouvrir  en  totalité  ; on  le  laisse  macérer  une 
demi-journée , après  quoi  on  ajoute  dans  la  cuve  1 partie  de 
chaux  éteinte  sur  400  de  borax,  et  on  abandonne  la  liqueur  à 
elle-même  jusqu’au  lendemain,  ayant  soin  cependant  de  brasser 
de  temps  en  temps  pour  renouveler  les  surfaces.  11  se  forme 
avec  la  matière  grasse  une  sorte  de  savon  calcaire  qui  se  dé- 
pose. On  sépare  ensuite  le  sel  par  le  moyen  de  tamis  à larges 
mailles;  on  le  redissout  à cliaud  dans  deux  fois  et  demie  son 
poids  d’eau , et  l’on  y verse  1 partie  d’hydrochlorate  de  chaux 
pour  5o  de  borax.  La  liqueur,  filtrée  et  concentrée  jusqu’à  20° 
de  l’aréomètre , est  versée  dans  des  cônes  de  plomb  pour 
qu’elle  cristallise.  Il  faut  que  le  refroidissement  s’opère  len- 
tement si  l’on  veut  obtenir  des  cristaux  tels  que  les  désire  le 
commerce.  On  fabrique  aussi  maintenant  beaucoup  de  borax 
en  combinant  directement  l’acide  borique , qui  vient  des  lacs 
de  l’Italie,  au  carbonate  de  soude  artificiel.  Il  suffit  de  chauf- 
fer convenablement  l’acide  et  la  soude  dans  l’eau  et  de  faire 
concentrer  la  dissolution  comme  ci-dessus. 

7e  ESPÈCE.  SOUnE  EITJIATÈE. 

\ 

( Nitre  cubique.  ) 

794.  Caractères  essentiels.  Sel  incolore  quand  il  est  pur, 
ordinairement  sali  par  quelques  matières  terreuses,  soluble 
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dans  l’eau , et  donnant  des  cristaux  qui  dérivent  d’un  rhom- 
boèdre obtus.  Sa  solution  ne  précipite  sa  base  par  aucun 
réactif. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2 , og6. 

Composition.  ~ SoA. 

Gisement.  Ce  sel  se  trouve  dans  la  nature  sous  forme  de 
couches  minces  et  très  étendues  (de  plus  de  5o  lieues),  offrant 
une  structure  granulaire , placées  près  de  la  surface  du  sol  et 
recouvertes  par  des  matières  sablonneuses  et  de  l’argile.  C’est 
au  Pérou , dans  le  district  d’Atacama  , près  du  Port-Yquique , 
qu’on  vient  de  le  découvrir.  Il  paraît  qu’il  est  pur  dans  quel- 
ques portions  de  ces  couches.  Ou  ne  l’a  point  encore  trouvé 
dans  d’autres  localités. 

8e  ESPÈCE.  CHRYOLITE. 

( Soude  et  alumine  flualèes.  Kryolile  du  Groenland.) 

7g5.  Caractères  essentiels.  Minéral  blanc  ou  un  peu  coloré 
en  jaune  de  rouille  ; rayé  par  la  chaux  fluatée  ; rayant  la 
chaux  sulfatée  ; ayant  un  éclat  un  peu  vitreux  , quelquefois 
gras  ; translucide  ou  opaque.  Réduit  en  petits  morceaux  et 
mis  dans  l’eau , il  y acquiert  de  la  transparence  et  présente 
l’aspect  d’une  gelée  ; fond  très  facilement  au  chalumeau.  Inso- 
luble dans  l’eau  ; donne  des  vapeurs  blanches  par  l’acide  sul- 
furique. 

Se  trouve  en  masses  laminaires  qui  offrent  un  clivage 
triple  , parallèle  à un  prisme  rectangulaire , qui  est  sa  forme 
primitive. 

Sa  densité  est  de  2 ,g5. 

Composition.  = 3SoF  Al*F3. 

Gisement.  lia  d’abord  été  trouvé  près  Copenhague  parmi  des 
pierres  qui  avaient  servi  de  lest  à un  vaisseau  venant  du 

10.. 
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Groenland , et  a ensuite  été  retrouvé  dans  cette  dernière  loca- 
lité en  veines  minces  dan^un  gneis. 

q®  ESPÈCE.  SODALITE. 

( Soude  et  alumine  silicalées.  ) 

796.  Caractères  essentiels.  Minéral  blanc  ou  légèrement  ver- 
dâtre ; ayant  un  éclat  un  peu  vitreux  avec  quelque  chose  de  gras; 
rayant  le  verre  ; à structure  laminaire;  iufusible;  soluble  en 
gelée  dans  l’acide  nitrique.  Sa  forme  primitive  est  le  dodé- 
caèdre rhomboïdal. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,37. 

Composition.  — -So3SH  -f-4AlSi. 

Gisement.  La  sodalite  a été  découverte  au  Groenland , dans 
une  roche  composée  de  felspath  blanc,  d’amphibole  noir  et 
de  grenat.  Plus  récemment,  on  l’a  trouvée  au  Vésuve  en 
cristaux  implantés  dans  les  roches  de  la  Somma. 

IO®  ESPÈCE.  LAZV LITE. 

S 

( Soude  et  alumine  silicalées.  Outre-mer ; pierre  d’azur ; lapis 
lazuli ; klaprolhile  ; -voraulite;  tjrolite.  ) 

797.  Caractères  essentiels.  Le  principal  caractère  de  cette 
pierre  consiste  dans  sa  couleur,  d’un  beau  bleu  d’azur,  jointe 
à l’opacité.  Elle  raie  le  vérre,  et  quelquefois  étincelle  sous  le 
choc  du  briquet.  Sa  structure  est  presque  toujours  compacte, 
parfois  lamellaire.  Sa  cassure  est  matte , à grains  très  serrés. 
Elle  acquiert  l’électricité  résineuse  par  le  frottement,  lorsque 
le  fragment  est  isolé.  A 100  degrés  du  pyromètre,  elle  conserve 
sa  couleur;  à un  feu  plus  violent,  elle  se  boursouffle  et  se  fond 
en  une  masse  d’un  noir  jaunâtre.  Si  la  température  est  encore 
plus  élevée,  elle  se  change  en  émail  blanchâtre.  Elle  est  soluble 
en  gelée  dans  les  acides , après  la  calcination.  Ses  cristaux  , qui 
sont  très  rares,  .sont  dçs  dodécaèdres  rhombo'idaux. 
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Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2 , 76  à 2 , g4- 

Composition.  — So3SiJ-f*  6AlSi , mais  elle  est  ordinairement 
impure;  renferme  un  peu  de  soufre.  Quelquefois  une  por- 
tion de  soude  est  remplacée  par  une  égale  portion  de  po- 
tasse. Plus  souvent  elle  renferme,  à l’état  de  simple  mélange, 
des  veines  de  fer  sulfuré.  ' 

79b.  Gisement.  Son  gisement  n’est  pas  encore  bien  connu . 
Le  lazulite  parait  appartenir  aux  terrains  primitifs,  comme 
eu  Sibérie  près  le  lac  Baikal.  On  le  trouve  encore  en  Perse 
en  Natolie , en  Chine , dans  la  petite  Ëucharie.  Il  est  ordinai- 
rement associé  dans  ses  giscmens  au  felspath,  au  grenat,  à la 
stéatite,  au  talc  nacré  et  au  fer  sulfure. 

79g.  Usages.  On  l’emploie  comme  ornement  et  pour  ex- 
traire Y outre-mer , qui  est  à la  fois  la  plus  belle  et  la  plus 
inaltérable  des  couleurs  bleues.  Pour  obtenir  cette  couleur , 
on  commence  par  faire  rougir  la  pierre,  puis  on  la  jette  dans 
l’eau,  pour  la  rendre  moins  dure;  ensuite  on  là  pulvérise  et 
ou  la  mêle  intimement  avec  un  mastic  formé  de  résine , de 
cire  et  d’huile  de  lin  cuite  ; on  met  la  pâte  qui  résulte  de  ce 
mélange  dans  un  linge  y et  on  la  pétrit  dans  l’eau  chaude  à 
plusieurs  reprises.  La  première  eau  est  ordinairement  sale , on 
la  jette  ; la  seconde  est  celle  qui  donne  le  plus  beau  bleu;  la 
troisième  en  donne  un  encore  très  beau  ; et  on  continue  ainsi 
les  lavages  j usqu’à  ce  que  l’eau  ne  donne  plus  de  bleu.  Le  der- 
nier qu’on  obtient  est  très  pâle  et  prend  le  nom  de  cendres 
'd’outre— mer.  Cette  extraction  est  fondée  sur  la  propriété  qu’a 
le  bleu  d’outre-mer  d’être  moins  adhérent  à ce  mastic  que  les 
matières  étrangères  qu’il  contient. 
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II*  ESPÈCE.  AlÉSOTYl’E. 

( Soude  et  alumine  silicatées  hydratées . Zéolithe ; mésolytcj 
nalrotite;  scolézite. 

800,  Caractères  essentiels.  Minéral  à cassure  vitreuse , 
rayant  la  chaux  carbonate'e,  offrant  une  réfraction  il tÿuble 
assez  difficile  à observer;  fusible  au  chalumeau,  avec  bouillon- 
nement, en  un  émail  spongieux  ; donnant  de  l’eau  par  la  cal- 
cination, et  formant  gelée  avec  les  acides. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2 , 1 . 

Sa  forme  primitive  est  le  prisme  droit  rhomboidal  de  f)3°22' 
et  86" 38'.  Il  se  présente  le  plus  souvent  sous  forme  de  cris- 
taux prismatiques  à quatre  pans  plus  allongés  dans  un  sens 
cpie  dans  l’autre,  et  ordinairement  disposés  en  faisceaux  di- 
yergens.  Ils  sont  terminés  d’un  coté  par  un  pointement  à 
quatre  faces  qui  repose  sur  les  faces  latérales  du  prisme; 
l’autre  bout  est  implanté,  mais  il  est  présumable  qüé  le 
nombre  des  facettes  du  pointement  serait  différent , puisqu’ils 
sont  pyro-électriques.  11  est  souvent  phosphorescent  par  frot- 
tement. 

Cette  espèce  peut  se  partager  en  quatre  sous— espèces. 

ir*  sous— espèce.  Mésotype  zéolithe.  Tantôt  limpide , tantôt 
légèrement  colorée  en  rose  (krocalite),  transparente , translu- 
cide ou  opaque.  Elle  perd  quelquefois  son  eau  de  cristallisa- 
tion, et  tombe  en  poussière.  Elle  se  présente  ou  en  baguettes 
cristallines , ou  en  fibres  déliées  ou  en  cristaux  filamenteux 
capillaires,  ou  en  masses  presque  compactes. 

Composition,  rr  SoSF-f-  2 ÂISi  —J—  4A q - 

Se  trouve  en  Angleterre , en  Écosse,  en  Irlande,  en  Islande, 
dans  l’île  deFeroë,  en  Suède,  en  Italie,  dans  les  Alpes  du 
Tyrol , dans  l’Amérique  septentrionale  (Baltimore,  New-Jer- 
sey, etc.).  En  France  on  la  cite  en  Auvergne,  dans  les  environs 
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deVayre,  de  Georgovia,  Saint-Sandoux,  au  lieu  dit  le  Puy-de- 
Marmant , et  dans  quelques  parties  du  Vivarais. 

nr  sous-espèce.  Mésotype  natrolile.  Couleur  jaunâtre  ou  rosée; 
se  trouve  en  masses  globuliformes,  fibreuses  ou  radiées,  ou  en 
masses  mamelonnées,  un  peu  granulaires. 

Composition.  Elle  est  la  mcnie  qi^e  celle  de  la  précédente. 

On  la  trouve  dans  un  plionolite  à Hohentwiel  (Souabe),  en 
Écosse  , en  Bohême,  etc. 

3e  sous-espèce.  Mésotype  scolésile.  Se  trouve  en  cristaux 
limpides,  blancs,  d’un  aspect  vitreux.  Elle  est  bacillaire, 
fibreuse  ou  radiée. 

Composition.  CaSi'-f- 2ÂlSi-f-6Aq. 

Onia  cite  en  Islande,  à Féroé,  à Pargas  (Finlande),  en  Tyrol 
et  à Staffa  (îles  Hébrides). 

4'  sous-espèce.  Misolype  farineuse.  Se  trouve  toujours  en 
pôudre,  ce  que  l’on  attribue  à la  perle  de  l’eau  qu’elle  contenait. 

Composition  Elle  est  la  même  que  celle  de  la  scolézite. 
On  la  rencontre  en  Écosse , en  Suède,  à l'île  de  -Féroé,  etc. 

800  bis.  Caractères  d’élimination.  On  peut  confondre  la  me'i 
sotype  avec  la  slilbile,  la préhnile , la  chubasie,  Yliarmotome,  l’a- 
nalcime  et  la  chaux  carbonatée.  radiée.  Ses  caractères  distinctifs 
d’avec  les  quatre  premières  substances  ont  été  donnés  plus  haut 
(■j58  bis,  75g  bis,  760  bis,  776  bis)  ; quant  à la  cinquième , elle 
s’en  distingue  par  ses  formes  cristallines  qui  dérivent  d’un 
prisme  droit  rhomboïdal,  et  non  du  cube;  et  quant  à la  der- 
nière, on  l’en  distinguera  toujours  facilement,  en  ce  qu’elle  est 
pyro-électique,  et  qu’elle  se  réduit  en  gelée  dans  les  acides, 
au  lieu  d’y  faire  effervescence  comme  cette  chaux  carbonatc'e. 

801.  Gisement.  La  mésotype  11e  se  rencontre  jamais  dans 
les  terrains  primitifs  ; on  la  trouve  presque  toujours  dans 
ceux  d’origine  ignée  , surtout  dans  les  basaltes  , dans  la 
wacke,  etc.,  où  elle  est  accompagnée  d’analcime , de  calcé- 
doine, de  chaux  carbonatéc,  de  chloritc,  etc.  Elle  est  tou- 
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jours  en  cristaux  implantes  dans  l’intérieur  des  cavités  de  ces 
roclies.  On  en  a trouvé  aussi  dans  des  amygdaloïdes  du  grès 
rouge,  mélangée  avec  la  chabasie,  l’analcime,  la  stilbite,  etc- 

:*  t ' . 

12e  ESPÈCE.  A LBITJE. 

( Soude  et  alumine  silicalées.  Felspalh  de  soude  de  Beudant  ; 
cléavelandite;  sanidin.) 

802.  Caractères  essentiels.  Elle  diffère  du  felspath  par  sa 
composition  et  par  la  mesure  de  ses  angles.  Sa  structure  est 
laminaire;  sa  couleur  ordinaire  est  le  blanc  mat,  quelquefois 
rosé  ou  rougeâtre.  Son  aspect  est  vitreux , et  sa  pesanteur  spé- 
cifique de  2,73.  Ses  masses  sont  quelquefois  radiées,  grenues 
ou  aciculaircs;  elle  sefond  très  difficilement. 

Composition.  = SoSia  + 3A1SF. 

Ses  cristaux , qui  ne  diffèrent  de  ceux  du  felspath  que  par  la 
mesure  de  leurs  angles,  sont  presque  toujours  hémitropes. 

803.  Gisement.  L’albite  se  trouve  dans  les  terrains  primitifs, 
près  de  Fahlun  en  Suède,  avec  le  quarz  et  le  mica,  et  à 
Penig  en  Saxe,  dans  un  granité.  O11  rapporte  à cette  espèce  la 
plupart  des  cristaux  de  felspath  qui  se  trouvent  dans  les  fis- 
sures des  granités  du  Dauphiné  et  des  Pyrénées , où  ils  sont 
souvent  accompagnés  d’épidote  fibreux-soyeux , ainsi  que  les 
cristaux  qu’on  observe  dans  les  produits  ignés  du  Tyrol. 

1, 

l3'  ESPÈCE.  AN.4LCIME. 

I 

( Soude  et  alumine  silicalées  hydratées.  Zéolithe  cubique 
zéolithe  dure ; cubicite y sarcolite.  ) 

804.  Caractères  essentiels.  Minéral  un  peu  plus  dur  que  le 
verre,  à peine  électrisable  par  le  frottement,  ayant  une  cassure 
un  peu  ondulée  lorsque  la  transparence  existe,  Compacte  à 
grains  très  fins  quand  elle  est  remplacée  par  l'opacité;  donnant 
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de  l’eau  par  la  calcination  ; soluble , à chaud , en  gelée  dans 
les  acides  ; fusible  au  chalumeau  en  un  verre  transparent. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,53. 

La  forme  primitive  est  le  cube.  Ses  formes  secondaires  sont 
peu  nombreuses  et  analogues  à celles  du  grenat.  On  la  trouve 
toujours  en  cristaux  ou  en  masses  cristallines. 

Composition.  ~ So3Si*+bAlsV‘ -f-]8Aq.  Quelquefois  elle 
se  trouve  mélangée  cl’une  substance  à base  de  chaux  de  même 
formule,  prend  une  couleur  de  chair  et  le  nom  de  sar- 
colithe.  , 

805.  Caractères  d'élimination.  Elle  se  distingue  de  1 ’am- 
phigène  par  sa  fusibilité  ; du  grenat,  par  sa  moindre  dureté , 
de  la  stilbite  et  de  la  mésotype,  par  les  caractères  déjà  ex- 
posés (760  bis,  800  bis). 

806.  Gisement.  Elle  se  trouve  dans  les  mêmes  terrains , et 
presque  dans  les  mêmes  localités  que  la  mésotype , en  cristaux 
implantés,  associée  au  felspath,  à la  strontiane  sulfatée,  à la 
chaux  carbonatée,  etc.  Elle  a quelquefois  pour  gangue  l’apo- 
phyllite  laminaire.  On  la  trouve  cependant  dans  les  ter- 
rains primitifs , puisqu’on  la  cite  dans  les  amas  métallifères 
d’Arendal. 

14*  ESPÈCE.  EU DY ALITE. 

• 4 * t « « 

{Soude,  chaux,  zircone,  etc.,  silicatées.) 

8or.  Caractères  essentiels.  Substance  rougeâtre,  ayant  un 
éclat  vitreux , une  structure  lamellaire  qui  conduit  à un  dodé- 
caèdre rhomboïdal,  qui  est  sa  forme  primitive.  Elle  raie  la 
chaux  phosphatée,  fond  très  facilement  en  un  verre  clair;  se 
dissout  en  gelée  dans  les  acides. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2, go.  . . 

Composition.  M.  Haiiy  considère  cette  espèce  comme  un  m 
mélange  de  sodalite  et  de  zircon. 
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So* 

Fe3 

M.  Berzélius  donne  la  formule  suivante:  2*i 

Ca1 
Mn3 

Gisement.  Elle  a été  trouvée  au  Groenland,  accompagnant 
l’amphibole  et  la  sodalite.  > ■ : 

I 5e  ESPÈCE.  EKERERGITE. 

J 

/ 

(Soude,  chaux  et  alumine  silicatées.  Natrolite  de  Tlesselkulla.'y' 

■ • *,  - : ••  • ■ ' i ’ 1 • » 

808.  Caractères  essentiels.  Cette  substance,  d'une  couleur 
verdâtre,  jouit  d’un  éclat  gras  ; elle  est  dure  ; sa  structure  est 
légèrement  lamellaire  , à Lamelles  conchoïdales  ; sur  le  char- 
bon elle  blanchit,  perd  sa  transparence,  se  boursouffle  un  peu, 
et  fond  ensuite  en  un  verre  bulleux  et  incolore. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,74- 

Composition.  M.  Beudant  donne  pour  formule  3 (GÀlSi 

-f-  Ca  Si*)  + (6ÂlSi  + So'Si  ) ; ce  qui  indique , comme  l’ob- 
serve judicieusement  ce  savant,  le  mélange  de  deux  subs- 
tances de  même  formule,  à bases  différentes,  qui  seraient 
des  analcimes  sans  eau , l’une  à base  de  chaux , l’autre  à base  . 
de  soude  ; mais  l’ékébergite  se  rapproche  aussi  du  werne- 

rite.  M.  Berzélius  donne  une  autre  formule  : Ca'Si'+SSo  Si* 

+ 8A1SÏ. 

Gisement.  Cette  espèce,  décrite  par  Ekeberg,  sous  le  nom  de 
natrolite  de  Hesselkulla,  n’a  encore  été  trouvée  que  dans  la 
mine  de  fer  de  Hesselkulla  en  Néricie  ( Suède). 
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• . l6*  ESPÈCE.  AC  H MIT}!. 

v . » ; ) ' 

( Soude  et  fer  silicalés.) 

8og.  Caractères  essentiels.  Substance  verte  ou  d’un  vert 
noirâtre , rayant  le  verre , en  cristaux  prismatiques  assez  al- 
longés terminés  par  des  facettes;  susceptible  de  clivage  pa- 
rallèlement aux  pans  d’un  prisme  rhomboidal. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,24- 
! ' Z.  V. 

Composition.  = SoSi4  -f-  aFeSjb 

8 io.  Gisement.  N’a  encore  été  trouvée  qu’à  Éger,  prèsKongs- 
berg  en  Norwège;  elle  s’y  présente  en  longs  prismes  rhom- 
boïdaux,  cannelés,  terminés  par  des  sommets  très  aigus  et 
engagés  dans  du  quarz  hyalin. 

. , f , , x%  . 

if  ESPÈCE.  JADE. 

(Soude,  potasse,  etc.,  silicatéés.  Néphrite j saussurite;  pierre 

de  hache.) 

8 1 1 . Caractères  essentiels.  Les  jades  sont  reconnaissables 
à l’aspect  gras  et  huileux  de  leurs  surfaces  polies,  à leur  cas- 
sure cireuse,  à leur  dureté  plus  grande  que  celle  de  l’acier. 
Ils  offrent  une  telle  ténacité,  qu’on  ne  parvient  à les  briser 
qu’avec  difficulté.  Ils  ont  un  éclat  vitreux  , de  la  translucidité, 
et  jamais  de  la  transparence.  Les  couleurs  sont  presque  tou— 
jours  vertes.  Ils  fondent  assez  facilement;  leur  densité  varie.  On 
ignore  leur  forme  primitive,  puisqu’on  n’y  observe  jamais  de 
structure  cristalline. 

On  peut  les  partager  en  trois  sous-espèces. 

8 12.  ire  sous-espèce.  Jade  néphrétique.  (Jade  oriental , né- 
phrite, céraunilc.)  Il  raie  le  verre , et  étincelle  par  le  choc  du 
briquet.  Sa  cassure  est  • écailleuse , et  sa  translucidité  imite 
celle  de  la  cire.  Il  est  fusible  en  émail  blanc.  Ses  couleurs  sont 
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le  verdâtre , le  blanchâtre  et  l’olivâtre.  Il  est  quelquefois  lâ- 
cheté. On  le  travaille  difficilement,  et  le  poli  qu’il  reçoit  a 
toujours  quelque  chose  de  gras.  Il  se  laisse  pénétrer  par  l’eau, 
et  augmente  de  pesanteur,  ce  qui  est  très  remarquable  dans 
une  pierre  aussi  dure. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3 environ. 

Composition.  Il  est  formé  de  silice  , de  chaux , de  soude , 
de  potasse  et  d’alumine;  il  renfermerait  quelquefois  de  l’oxide 
de  fer  et  de  l’oxide  de  chrome,  mais  en  faible  proportion. 

Gisement.  Le  jade  néphrétique  vient  de  la  Chine  j du  Japon, 
de  l’Inde  et  de  l’Amérique,  sur  les  bords  de  la  rivière  des 
Amazones.  Ses  relations  géologiques  sont  inconnues.  On  l'ap- 
porte taillé  de  diverses  manières,  et  souvent  à jour,  ce  qui 
fait  supposer,  dit  M.  Brongniart,  qu’il  a beaucoup  moins  de 
dureté  quand  on  le  travaille , et  que  probablement  alors  on 
le  laisse  s’imbiber  d’eau. 

/ 

On  a confondu,  pendant  long-temps,  sous  le  nom  de  jade 
des  substances  très  différentes,  telles  que  des  serpentines  dures 
et  autres  roches  hétérogènes,  des  variétés  de  jaspe,  des  fel— 
spaths  compactes,  de  la  préimite,  etc. 

8i3.  2*  sous-espèce.  Jade  de  Saussure.  ( Saussurile , lemanile 
et  felspaih  tenace  d'Haüy.  ) Il  est  aussi  dür  et  aussi  tenace  que 
le  précédent.  Son  éclat  est  un  peu  gras;  sa  couleur  d’un  vert 
bleuâtre;  sa  structure  un  peu  lamellaire  ou  compacte:,  il  est 
très  peu  fusible. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,38g. 

Composition.  Il  est  formé  de  silice , d’alumine,  de  soude , 
de  chaux  , et  de  quelques  traces  de  magnésie  et  d’oxide  de 
fer. 

Gisement.  Il  se  trouve  rarement  isolé  dans  la  nature;  il  fait 
la  base  d’une  roche  primitive  nommée  euphotide,  avec  la  dial- 
lage  verte  ou  métalloïde.  Quelquefois  il  est  accompagné  de 
talc.  On  le  rencontre  dans  les  Hautes- Alpes,  les  Apennins, 
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la  Corse.,  Turin,  sur  les  bords  du  lac  Léman  près  de  Genève, 
et  dans  l’Amérique  septentrionale. 

814.  3*  sous-espèce.  Jade  axinien  {Pierre  de  hache,  pierre 
de  la  circoncision,  pierre  des  amazones,  casse-tête.  ) Ce  jade 
est  très  dur,  très  sonore.  Sa  cassure  est  écailleuse;  sa  couleur 
est  le  vert  foncé  ou  le  vert  olivâtre  ; son  éclat  est  vitreux.  Il 
est  opaque  ou  légèrement  translucide.  Sa  structure  est  scliis- 
to'ide  ; il  fond  assez  difficilement  en  un  émail  blanc  mêlé  de 
noir;  il  est  susceptible  d’un  beau  poli. 

Composition.  Elle  est  inconnue;  mais  comme  il  est  très  hé- 
térogène, on  devrait  plutôt  le  considérer  comme  une  roche 
que  comme  une  espèce  minéralogique. 

Gisement.  On  sait  qu’il  existe  à Tavai-Poenammoo , partie 
la  plus  méridionale  de  la  Nouvelle-Zélande;  mais  on  n’a  rien 
de  certain  sur  sa  situation  géologique. 

Les  sauvages  en  forment  des  haches  et  des  coins. 

18e  ESPÈCE.  LABRADOR. 

{Soude , chaux  et  alumine  silicatées.  Pierre  de  Labrador ; fel\ 
spath  opalisant;  jclspalh  opalin,  Haiiy  ; labradorile,  de  La- 
mé therie.  ) 

8i 5.  Caractères  essentiels.  Sa  structure  est  laminaire,  et 
conduit  à la  forme  primitive , qui  est  celle  du  felspath  ordi- 
naire, mais  dont  la  mesure  des  angles  est  .différente.  Il  est 
moins  dur  et  un  peu  moins  fusible  que  le  felspath  ; il  est  dé- 
coinposable  par  l’acide  hydrochlorique  concentré  ; il  est  sur- 
tout remarquable  par  la  vivacité  des  reflets  blancs,  jaunes, 
verdâtres,  cuivrés,  etc.,  qu’il  présente  sous  diverses  inclinai- 
sons. Le  fond  de  la  pierre  est  ordinairement  gris  et  marqué 
dans  certains  morceaux  de  veines  blanchâtres,  qui  forment 
des  rhombes  en  se  croisant. 

Composition.  = Su  Si*  -f-  3Ca  Sia  4-  îaAl^Si. 
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Gisement.  Le  Labrador  appartient  au  granité  et  à la  siénite, 
qui  font  partie  des  terrains  primitifs;  il  est  quelquefois  accom- 
pagné de  pyrites,  d'amphibole , de  mica,  de  bismuth  natif. 
On  le  rencontre  au  Groenland,  sur  la  côte  de  Labrador;  dans 
l’Ingrie,  sur  les  bords  de  la  Neva,  en  Norwège  et  en  Finlande. 

On  l’emploie  comme  pierre  d’ornement. 

ig*  ESPÈCE.  11ÉTINIT£. 

{Soude  et  alumine  silicatées  hydratées.  Pierre  de  poix.  ) 

816.  Caractères  essentiels.  Substauce  ayant  un  éclat  vitreux, 
gras,  analogue  à celui  de  la  poix;  une  cassure  raboteuse  ou 
écailleuse;  une  dureté  très  faible;  une  translucidité  sensible. 
Se  fond  facilement  en  se  boursoufïlant.  Ses  couleurs  sont  le 
vert  foncé,  le  rouge  , le  jaunâtre.  Elle  ressémble  à de  la  poix 
noire. 

Composition.  Elle  est  formée  de  soude,  de  chaux,  d’alu- 
mine, de  silice  et  d’eau  ; elle  renferme  en  outre  un  peu  de 
bitume.  Sa  composition  ne  diffère  de  celle  de  l’obsidienne 
qu’en  ce  que  cette  dernière  ne  renferme  pas  d’eau. 

Gisement.  Le  rélinite  se  trouve  en  couches  dans  des  terrains 
trappéens,  en  amas  considérables , et  quelquefois  en  espèce 
de  fdons  au  milieu  des  grès  rouges.  On  le  rencontre  au  mont 
Cantal  en  Auvergne,  près  de  Frieberg  en  Saxe,  en  Écosse,  etc. 

XIe  FAMILLE.  POTASSIUM. 

Cette  famille  renferme  douze  espèces. 

ir*  ESPÈCE.  A1.CH. 

{ Alumine  et  bi-oxide  quelconque  sulfatés  hydratés.  Alumine 
• sulfatée,  Hâüy.) 

Cette  espèce , offrant  de  grandes  différences  dans  sa  compo- 
sition , peut  être  partagée  en  trois  sous-espèces. 
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817.  1”  sous-espèce.  Alun  potassé. 

Caractères  essentiels.  Sel  dont  la  saveur  est  légèrement  aci- 
dulé et  astringente , la  cassure  vitreuse , la  réfraction  simple , 
la  transparence  assez  complète , la  couleur  blanchâtre , quel- 
quefois un  peu  rosée  ; soluble  dans  l’eau , plus  à chaud  qu’à 
froid  ; solution  donnant  par  l’ammoniaque  un  précipité  géla- 
tineux et  une  substance  alcaline  en  solution.  Devient  bleu  par 
le  nitrate  de  cobalt , fond  avec  boursouflement  par  l’action 
du  calorique , et  laisse  une  niasse  spongieuse  après  la  calci- 
nation. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  1,71. 

La  forme  primitive  est  l 'octaèdre  régulier ; ses  formes  do- 
minantes sont  : l’octaèdre  primitif,  le  cube  dont  les  faces  sont 
toujours  ternes , le  cubo-octaèdre  dont  les  faces  parallèles  à 
l’octaèdre  sont  transparentes , tandis  que  celles  qui  sont  pa- 
rallèles aux  faces  du  cube  sont  opaques , ce  qui  indique  bien 
l’octaèdre  pour  forme  primitive;  et  le  trifonne,  qui  dérive  du 
cube,  de  l’octaèdre  et  du  dodécaèdre  rhomboïdal.  On  ne  trouve 
pas  ces  diverses  formes  dans  la  nature , mais  on  peut  les  ob- 
tenir artificiellement.  » , 

Composition.  — Î.A1S*  -f-  Po"Sa-j-48Aq. 

Les  variétés  de  structure  sont  peu  nombreuses  ; on  y re- 
marque surtout: 

Alun  vitreux.  C’est  celui  qui  est  cristallisé  ou  en  masses 
cristallines.  Il  est  ordinairement  limpide,  quelquefois  cepen- 
dant jaunâtre  ou  rosâtre,  ce  qui  dépend  de  substances  étran- 
gères qu’il  renferme.  Celui  dont  les  cristaux  sont  des  cubes, 
contient  ordinairement  de  l’alumine  interposée.  On  remarque 
dans  les  fabriques,  où  l’alun  cristallise  dans  de  grandes  cuves, 
que  les  cristaux  qui  tapissent  le  fond  de  ces  vases  sont  octaédri- 
ques , tandis  que  ceux  qui  sont  à la  surface  sont  cubiques. 

Alun  butjriformc  (beurre  de  montagne).  En  masses  concré- 
tionnées , mamelonnées , d’une  couleur  jaune  , ayant  une  sa- 
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veur  très  acide  , peu  de  durete'.  Il  paraît  qu’il  découle  des  ca- 
vités de  roches  schisteuses  en  Sibérie  ; on  l’a  trouvé  égale- 
ment dans  le  canton  d’Aubin  (Aveyron).  Dans  cette  dernière 
localité , il  paraît  provenir  de  l’embrasement  des  houillères 
que  contient  le  même  terrain. 

817  bis.  Caractères  d’élimination.  On  peut  confondre  l’alnn 
avec  la  soude  boralèe  et  la  magnésie  sulfatée  ; on  le  distingue 
de  toutes  deux  par  ses  formes  cristallines , bien  différentes  de 
celles  de  ces  dernières  substances , et  en  outre , de  la  première, 
en  ce  qu’il  ne  se  réduit  pas  en  verre  au  chalumeau  ; de  la  se- 
conde, par  sa  saveur,  qui  est  légèrement  astringente  , et  non 
amère. 

818.  Gisement.  L’alun  potassé  ne  se  trouve,  dans  la  nature, 
qu’en  très  petite  quantité.  On  le  rencontre  dans  plusieurs  es- 
pèces de  terrains  : i°.  dans  ceux  de  transition,  où  il  est  sous 
forme  d’efflorences  à la  surface  des  roches  schisteuses,  que  l’on 
a nommées  ampélites;  a0,  dans  les  terrains  secondaires , sur 
les  schistes  houillers;  3°.  dans  les  terrains  tertiaires,  dans  l’ar- 
gile plastique  supérieure  à la  craie , dans  les  tourbes  des  en- 
virons de  Soissons.  Ces  diverses  circonstances  géologiques 
prouvent  que  l'alun  se  forme  journellement  par  la  décompo- 
sition des  pyrites  qui  se  trouvent  disséminées  dans  différentes 
roches  schisteuses. 

On  le  trouve  rarement  en  dissolution  dans  les  eaux. 

Pour  son  extraction  et  ses  usages , voir  (824). 

819.  2e  sous-espèce.  Alun  ammoniacal. 

Cette  sous-espèce  , bien  moins  répandue  que  la  précédente , 
n’a  encore  été  trouvée  que  sous  la  forme  de  filamens  soyeux , 
engagés  entre  les  feuillets  des  lignites , des  schistes , etc.  On  la 
reconnaît  facilement  à l’odeur  ammoniacale  qu’elle  dégage  par 
sa  trituration  avec  la  potasse  caustique. 

Dans  ce  composé,  l’ammoniaque  remplace  la  potasse  en 
tout  ou  en  partie. 


Digitized  by 


t- 

DE  MINÉRALOGIE.  i6i 

M.  Berzélius  indique  la  formule  suivante  : A“IFS  + Al  S’ 

+ 26Aq. 

820.  3e  sous-cspèce.  Alun  ferrugineux.  ( Alun  capillaire, 
alun  de  plume,  sulfate  double  d'alumine  et  de  fer,  Beudant.) 

Caractères  essentiels.  Il  est  en  filaincns  blancs  reunis  par 
faisceaux,  quelquefois  disposés  confusément,  et  offrant  le 
brillant  de  la  soie;  il  est  presque  toujours  coloré  par  du 
fer. 

Composition.  — Al  S3  + FeS*  -f-  28Aq  (+).  Il  renferme  tou-  . 
jours,  suivant  M.  Berthier,  un  peu  de  sulfate  de  magnésie, 
que  ce  chimiste  considère  comme  accidentel,  et  qui  lui  donne 
sa  texture  capillaire. 

820  bis.  Caractères  d’élimination.  L’alun  ferrugineux  peut 
être  facilement  confondu  avec  la  chaux  sulfatée  fibreuse , le 
fie^ sulfaté  fibreux  et  Y amiante.  On  peut  le  distinguer  de  la 
première  de  ces  substances  en  ce  que  celle-ci  est  peu  soluble 
dans  l’eau,  insipide,  qu’elle  blanchit  et  se  réduit  en  pous- 
sière sur  les  charbons , au  lieu  de  s’y  fondre  avec  boursouffle—  • 
ment  ; de  la  seconde  (fer  sulfaté  fibreux) , par  la  saveur  beau- 
coup plus  astringente  de  celle-ci , et  en  ce  qu’elle  précipite 
très  abondamment  en  noir  par  l’infusion  de  noix  de  galle , 
l’alun  ferrugineux  précipitant  très  faiblement  en  noir  par  le 
même  réactif  ; enfin , de  la  troisième  (amiante) , par  sa  saveur 
et  sa  solubilité. 

Gisement.  Se  trouve  dans  les  mêmes  localités  que  l’alun  po- 
tassé , et  paraît  provenir  comme  lui  de  la  décomposition  des 
schistes  pyriteux. 

821.  Annotations.  L’ammoniaque  et  le  bi-oxide  de  fer  ne 
sont  pas  les  seules  substances  qui  puissent  remplacer  la  po- 
tasse dans  l’alun  ; il  se  forme  encore  accidentellement  dans  la 


(*)  Une  analyse  de  M.  Phillips  dodne  pour  formule  Al§*-f-3lîeS’+-48Aq. 
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nature  des  aluns  à base  de  magnésie , de  manganèse,  de  cuivre, 
et  rien  ne  s’oppose  à ce  que  l’on  en  trouve  un  jour  un  bien 
.''plus  grand  nombre.  M.  Mitscherlicb  a aussi  observé  que  l’alu- 
mine pouvait  être  remplacée  dans  les  aluns  par  plusieurs  tri- 
oxides  , comme  ceux  de  fer , de  chrême , de  manganèse  , etc. . 
On  connaît  en  effet,  dans  les  laboratoires,  un  sulfate  de  per- 
oxide  de  fer  et  de  potasse,  un  sulfate  de  peroxide  de  fer  et 
d’ammoniaque,  un  sulfate  de  chrême  et  d’ammoniaque,  uu 
sulfate  de  chrême  et  de  potasse , et  un  sulfate  de  manganèse  et 
d’ammoniaque , qui  tous  cristallisent , comme  l’alun , en  oc- 
taèdre , et  qui  contiennent  les  mêmes  nombres  proportionnels 
de  sulfate  et  d’eau.  ( Mitscherlicb , Annales  de  Chimie  et  de 
Physique.) 

2*  ESPÈCE.  ALTJUITE. 

( Alumine  et  potasse  sulfatées  et  alumine  hydratée.  Alumine 
sous-sulfalée  alcaline  d’flaüy.  Pierre  d'alun ; pierre  alu- 
mineuse de  la  Tolfa ; pierre  sarcophage.  > 

822.  Caractères  essentiels.  Substance  ayant  un  aspect  li- 
thoide,  une  couleur  blanche  ou  souvent  rosâtre,  une  texture 
compacte;  généralement  opaque , plus  dure  que  la  chaux  car- 
honatée  ; à cassure  inégale  et  vitreuse;  n’ayant  aucune  saveur, 
aucune  solubilité,  décrépitant  par  l’action  du  chalumeau  et 
devenant  en  partie  soluble  dans  l’eau  par  la  calcination;  cUe 
perd  en  même  temps  3o  pour  cent  de  son  poids.  Elle  oifre  la 
double  réfraction  lorsqu’elle  est  transparente.  Sa  forme  pri- 
mitive est  un  rhomboèdre  légèrement  aigu  de  920  5o'  et  87°  10  , 
cç  qui  l’a  fait  pendant  long-temps  considérer  comme  un  cubé- 
Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2 ,5  a 2, 7. 

Composition.  Suivant  M.  Cordier,  — 20AIS  + Po3S*  -f  42M- 
On  peut  la  considérer  comme  une  combinaison  de  56,  927  d a- 
lun  anhydre  et  de  43,o63  d’hydrate  d’alumipe. 
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On  peut  en  distinguer  deux  sous-espèces. 

i”  sous-espèce.  Alunite  cristallisée.  Se  trouve  en  petits 
cristaux  qui  sont  des  rhomboèdres  basés,  implantés  dans  les 
fissures  des  masses  compactes  d’alunite.  Ils  sont  quelquefois 
recouverts  superficiellement  par  une  pellicule  de  feroxidé  brun. 
On  les  rencontre  à la  Tolfa  et  en  Hongrie.  Quelquefois  aussi 
l’alunite  se  trouve  en  cristaux  lenticulaires. 

2'  sous-espèce.  Alunite  compacte.  Se  trouve  en  masses 
compactes,  ayant  beaucoup  de  ressemblance  avec  la  craie.  Il 
est  très  rare  qu’elle  ne  contienne  pas  de  silice,  et  on  ne  l’a 
encore  reucontrée  pure  qu’en  Toscane.  Presque  toujours  elle  Cn 
renferme  en  plus  ou  moins  grande  quantité,  et  se  présente 
alors  en  masses  compactes,  homogènes  et  blanches.  Cette  si- 
lice , dont  elle  renferme  quelquefois  60  pour  1 00 , rend  cette 
alunite  très  dure  et  lui  donne  la  propriété  de  faire  gelée  avec 
les  acides.  C’est  la  variété  alumine  sous  - sulfatée  silictfère 
d’Hatiy. 

8?.3.  Gisement.  L’alunite  silicifère  forme  des  collines  en- 
tières à la  Tolfa  et  à Piombino  en  Italie.  On  la  trouve  aussi  en 
Hongrie  et  dans  l’Archipel  grec.  M.  Cordier  vient  de  la  décou- 
vrir en  Auvergne,  en  assez  grande  quantité  pour  qu’on  puisse 
l’exploiter.  On  voit  d’après  cela  que  cette  substance  fait  partie 
des  terrains  anciennement  volcanisés.  On  la  trouve  au  milieu 
des  débris  de  ponce , de  terrains  tracliy  tiques , et  toujours  ac- 
compagnée de  felspath , dont  la  potasse  a peut-être  pu  contri- 
buer à sa  formation. 

82.4.  Préparation  de  l’alun.  L’alun  existe  tout  formé  dans 
la  nature,  comme  nous  venons  de  le  voir  en  étudiant  l’espèce 
précédente;  d’autres  fois  il  est  uni  à d’autres  substances, 
comme  cela  a lie»  dans  l’alunite;  ou  bien  on  trouve  seule- 
ment ses  clémens  disséminés  dans  des  schistes  ou  des  lignites 
pyriteux  : de  là  plusieurs  procédés  dont  nous  allons  donner 
une  idée. 

1 1.. 
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i°. Quand  l’alun  existe  tout  formé,  il  suffit,  pour  l’obtenir, 
de  lessiver  les  terres  qui  le  contiennent,  de  réunir  les  eaux  de 
lavage,  de  les  faire  évaporer  jusqu’à  un  certain  point,  et, 
après  les  avoir  laissées  déposer,  de  les  décanter  dans  des  cris- 
tallisoires. 

Tel  est  le  procédé  suivi  à la  Solfatare  près  Pouzzoles,  dans 
le  royaume  de  Naples , où  l’on  met  à profit  la  chaleur  natu- 
relle du  sol  (qui  est  de  \o°  cent.)  pour  évaporer  les  dissolu- 
tions salines. 

20.  Pour  obtenir  l’alun  de  Y alunite,  on  brise  la  roche  et  on 
calcine  les  fragmens  dans  des  fours.  On  retire  ensuite  le  pro- 
duit de  la  calcination  et  on  l’expose  à l’air,  ayant  soin  de  l’ar- 
roser de  temps  en  temps , pour  le  faire  effleurir  et  le  réduire 
en  pâte.  On  lessive  ensuite  la  masse  effleurie,  on  laisse  déposer 
les  eaux  de  lavage,  et  elles  donnent,  par  l’évaporation  et  la 
cristallisation,  de  l'alun  bien  plus  pur  que  celui  que  l’on  obtient 
par  les  autres  procédés.  La  théorie  de  cette  opération  devient 
très  simple , en  supposant  avec  M.  Cordier  que  l’alunite  est 
une  combinaison  d’alun  et  d’alumine  hydratée.  Ce  dernier 
composé  se  trouve  détruit  par  la  calcination , et  il  reste  un 
mélange  d’alun  et  d’alumine  que  l’on  parvient  facilement  à 
séparer  par  les  lavages.  Ce  procédé  est  particulièrement  suivi  à 
la  Tolfa , près  de  Civita-Vecchia , à Piombino  dans  la  cam- 
pagne de  llome,  et  même  à la  Solfatare. 

3°.  On  prépare  une  très  grande  quantité  d’alun  en  exposant  à 
l’air  et  à l’humidité  des  schistes  et  des  lignites,  qui  contien- 
nent en  même  temps  de  l’argile  et  du  sulfure  de  fer.  Ce  der- 
nier absorbe  peu  à peu  l’oxigène  de  l’air  et  se  transforme  en 
sulfate  ; mais  comme  l’acide  sulfurique  a pour  le  moins  au- 
tant d’affinité  pour  l’alumine  que  pour  l’oxide  de  fer,  il  en 
résulte  à la  fois  des  sulfates  de  fer  et  d’alumine.  Après  un 
temps  plus  ou  moins  long,  lorsque  les  tas  que  l’on  forme 
avec  les  schistes  ou  les  lignites  sont  couverts  d’efflorescences  „ 
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on  les  lessive  et  l’on  soumet  les  eaux  à l’e'vaporation.  Le  sul- 
fate de  fer  cristallise , et  les  eaux  mères  retiennent  le  sulfate 
d’alumine,  qui  est  Lien  plus  soluble.  On  ajoute  alors  à ce 
dernier  sel  du  sulfate  de  potasse  ou  d’ammoniaque , pour  le 
transformer  en  alun;  car  il  arrive  rarement  que  les  matières 
premières  contiennent  de  la  potasse,  ce  qui  alors  évite  cette 
addition.  Quelquefois  les  schistes  alumineux  ont  trop  de  den- 
sité' pour  pouvoir  s’eflleurir  au  contact  de  l’air  ; il  faut  alors 
employer  le  grillage,  et  pour  cela  on  commence  cl’abord  par 
les  exposer  au  contact  de  l’air  pendant  un  mois,  puis  on  les 
dispose  lit  par  lit  avec  du  bois  auquel  on  met  le  feu.  La  cora- 
bustiou  dure  très  long-temps  et  ne  donne  guère  pour  produit 
que  du  sulfate  d’alumine,  parce  que  le  sulfate  de  fer  ne  peut 
pas  se  former  à cette  température  en  présence  de  l’alu- 
mine. On  lessive  les  matières , on  fait  évaporer  les  eaux  de 
lavage  et  l’on  obtient,  par  la  cristallisation,  une  certaine 
quantité  d’alun  dont  la  formation  est  due  à la  potasse  conte- 
nue dans  le  bois  qui  a servi  au  grillage.  On  ajoute  dans  les 
eaux  mères  du  sulfate  de  potasse  ou  d’ammoniaque , et  l’on 
obtient  une  nouvelle  quantité  d’alun. 

Mais.il  s’en  faut  de  beaucoup  que  l’alun  obtenu  par  la  dé- 
composition des  schistes  et  des  lignites  pyriteux  soit  aussi  pur 
que  celui  qui  provient  de  l’alunite  ; il  contient  toujours  une 
plus  ou  moins  grande  quantité  de  sulfate  de  fer , dont  plu- 
sieurs cristallisations  ne  le  séparent  pas  entièrement.  11  arrive 
aussi  que  le  grillage  de  ces  schistes  a lieu  naturellement  par 
des  houillères  embrasées , comme  dans  le  département  de 
l’Aveyron  ; il  suffit  alors  de  les  lessiver. 

Ce  troisième  procédé  s'exécute  dans  un  assez  grand  nombre 
de  lieux , et  principalement  à Liège  et  en  Picardie,  dans  les 
de'partemens  de  l’Aisne  et  de  l’Oise. 

4°.  Enfin , on  prépare  encore  l’alun  de  toutes  pièces  en  faisant 
agir  l’acide  sulfurique  sur  des  argiles , les  plus  pures  possibles 
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et  préalablement  calcinées , afin  de  pouvoir  les  pulvériser  et 
pour  faire  passer  l’oxide  de  fer  qu’elles  contiennent  au  maxi- 
mum d’oxidation,  ce  qui  le  rend  insoluble  dans  l’acide.  Quel- 
quefois , au  lieu  d’acide,  on  fait  agir  sur  elles  le  sulfate  acide 
de  potasse  que  l’on  obtient  pour  résidu  de  la  fabrication  de 
l’acide  nitrique.  Autrefois,  lorsqu’on  préparait  ce  dernier 
acide  en  décomposant  le  salpêtre  par  l’argile , il  suffisait  de 
traiter  les  résidus  de  l’opération  par  l’acide  sulfurique , pour 
en  obtenir  de  l’alun. 

Usages.  Les  usages  de  l’aluu  sont  très  nombreux  ; on  s’en 
sert  dans  les  arts  pour  fixer  sur  les  tissus  les  couleurs  solubles 
dans  l’eau , pour  passer  les  peaux,  pour  donner  de  la  solidité 
au  suif,  etc.  En  Médecine,  on  l’emploie  comme  astringent  à 
l’intérieur',  et,  après  l’avoir  calciné,  comme  escbarrotique,  à 
l’extérieur. 

On  distingue  dans  le  commerce  plusieurs  espèces  d’alun , 
selon  les  pays  d’où  ils  proviennent  : tels  sont  ceux  de  Roche, 
de  Rome,  de  Liège,  de  Javelle,  de  Picardie,  à’ Angleterre,  etc. 
Tous  contiennent  une  petite  quantité  de  sulfate  de  fer,  mais 
en  proportions  variables  pour  chacun  d’eux.  Le  plus  impur  est 
celui  d’Angleterre,  qui  renferme  en  outre  une  matière  ani- 
male huileuse.  Le  plus  pur  est  celui  qui  porte  le  nom  à' alun 
fin,  et  qui  se  prépare  de  toutes  pièces,  principalement  à Pa- 
ris. 11  ne  renferme,  comme  celui  de  Rome,  que  o,«>5  de 
sulfate  de  fer,  et  ne  contient  pas,  comme  ce  dernier,  a ou  3 
centièmes  de  matières  insolubles  composées  de  sous-sulfate 
de  potasse  et  d’alumine  , de  silice  et  d’oxide  de  fer.  On  peut, 
à l’aide  de  cristallisations  réitérées , purifier  tous  les  aluns  et 
les  obtenir  aussi  purs  que  celui  de  Paris. 
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à*  ESPÈCE.  IT/TRE. 

( Potasse  nitratée.  Salpêtre.  ) 

8 7.5.  Caractères  essentiels.  Sel  dont  la  saveùr  est  d’abord 
un  peu  fraîche,  ensuite  désagréable,  soluble  dans  l’eau,  plus  à 
chaud  qu’à  froid  ; non  déliquescent  ; fuse  sur  les^'charbons  ar- 
dens.  Sa  forme  primitive  est  V octaèdre  rectangulaire  de  68° 
46’  et  6o°. 

Sa  pesanteur  est  de  1 ,q3. 

Corit position.  PoA*v 

Ses  cristaux  , qui  sont  toujours  le  produit  de  l’art,  sont  gé- 
néralement des  prismes  hexaèdres  simples  ou  pyramides , très 
allongés , profondément  cannelés , ou  dés  prismes  aplatis  rec- 
tangulaires à biseaux.  Ils  Sont  fragiles  ; leur  cassure  est  vi- 
treuse et  articulée. 

8?5  bis.  Caractères  d’ élimination.  La  potassé  nitratée  se 
distingue  des  différons  sels  solubles  autres  que  des  nitrates, 
en  ce  que,  mélangée  avec  un  corps  combustible,  elle  détonne 
lorsqu’on  la  projette  sur  des  charbons  ardens.  On  pourrait 
alors  lu  confondre  avec  la  chaux  nitratée , mais  la  déliques- 
cence de  cette  dernière  l’ert  fait  aisément  distinguer. 

826.  Gisement.  Le  nitre  èst  assez  abondamment  répandu 
dans  la  nature,  mais  il  est  rarement  pur.  Presque  toujours  il 
est  accompagné  des  nitrates  de  chaux  et  de  magnésie,  du  sel 
marin , etc.  Il  existe  à l’état  solide  et  en  dissolution  dans  les 
eaux. 

Dans  le  premier  état , c’cst-à-dîre  à l’état  solide  , le  salpêtre 
recouvre , sous  forme  d’efflorescences  ( salpêtre  de  houssage  j, 
la  surface  de  vastes  plaines  sableuses , en  Hongrie,  en  Perse, 
en  Arabie , en  Égypte,  au  Bengale,  etc.  Il  s'effleurit  journelle- 
ment à la  surface  des  vieux  murs  des  écuries,  des  caves  et  de 
v tous  les  endroits  habités  par  les  animaux  ou  renfermant  des 
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matières  animales  ou  végétales  en  putréfaction.  On  le  trouve 
aussi  à la  surface  de  collines  calcaires  ou  calcaréo-sableuses , 
en  Espagne , sur  la  rive  gauclic  du  Rhône  , dans  les  Landes , à 
la  Roclic-Guyon  près  Paris,  etc.  ; et  encore  sur  les  parois  de 
plusieurs  cavernes  des  terrains  calcaires  qui  sont  habitées  par 
des  hommes  ou  des  animaux. 

Le  nitre  en  dissolution  dans  les  eaux  est  beaucoup  plus  rare 
que  le  précédent.  Il  existe  dans  les  eaux  des  mares  et  des  lacs, 
que  l’on  rencontre  dans  les  plaines  où  sc  trouvent  les  efflores- 
cences salpétrécs,  ainsi  que  dans  les  eaux  des  puits  creusés  ' 
dans  ces  terrains,  ou  dans  les  grandes  villes,  comme  à Paris. 

827,  Préparation.  Lorsque  le  nitrate  de  potasse  vient  s’ef— 
fleurir  à la  surface  du  sol , il  suffit  de  balayer  et  de  lessiver  le 
produit;  mais  en  France  on  le  retire  presque  toujours  des 
vieux  plâtras , où  il  est  mélangé  avec  les  nitrates  de  chaux  et 
de  magnésie.  C’est  ce  qui  constitue  l’art  du  salpétrier. 

Ap  rès  avoir  pulvérisé  grossièrement  ces  plâtras,  on  les  met 
dans  des  baquets , où  on  les  lessive , faisant  passer  successive- 
ment l’eau  qui  s’écoule  d’une  série  de  baquets,  sur  les  plâtras 
contenus  dans  une  seconde  série,  et  ainsi  de  suite,  jusqu’à  ce  que 
l’on  ait  une  lessive  assez  chargée.  On  met  souvent  dans  le  fond  de 
ces  baquets  une  certaine  quantité  de  cendres,  afin  de  décom- 
poser la  majeure  partie  des  nitrates  de  chaux  et  de  magnésie, 
et  de  les  transformer  en  nitrate  de  potasse.  Quand  on  n’a  pas 
de  cendres , on  lessive  de  même  : on  réunit  les  lessives  dont  le 
degré  de  force  est  assez  considérable , et  on  les  fait  évaporer 
dans  une  chaudière  de  cuivre  ; on  a soin  d’enlever  l’écume  qui 
se  forme  à la  surface , et  de  séparer  le  dépôt  ( principalement 
formé  de  sulfate  et  de  carbonate  de  .chaux)  qui  se  forme 
dans  le  fond  de  cette  chaudière;  alors  on  ajoute  dans  la  li- 
queur du  sous-carbonate  de  potasse,  en  quantité  bien  plus 
grande  quand  on  n’a  pas  mis  de  cendres  dans  les  baquets , que 
lorsqu’on  a pu  en  employer.  On  peut  encore  décomposer  le» 
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nitrates  de  cliaux  et  de  magnésie  par  le  sulfate  de  potasse 
provenant  des  résidus  de  la  fabrication  de  l’acide  nitrique. 
Quand  la  réaction  a eu  lieu,  on  laisse  déposer  la  liqueur,  et 
on  la  décante  ; on  la  fait  évaporer  de  nouveau:  à une  certaine 
époque  de  l’opération , il  s’en  sépare  une  certaine  quantité  de 
chlorure  de  sodium , qui , n’étant  pas  plus  soluble  à chaud 
qu’à  froid , ne  peut  rester  en  dissolution.  On  continue  l’éva- 
poration : on  fait  cristalliser  le  sel , et  on  le  purifie  par  de 
nouvelles  solutions  et  de  nouvelles  cristallisations;  on  cla- 
Vifie  la  solution  avec  de  la  colle , et  on  achève  de  purifier  le 
sel  en  le  mettant  en  contact  pendant  un  certain  temps  avec 
une  solution  saturée  de  nitrate  de  potasse  qui  ne  peut  plus  en 
dissoudre , mais  qui  dissout  les  sels  étrangers  qui  en  altèrent 
la  pureté.  Il  est  rare , malgré  tout  cela , que  le  nitrate  de 
potasse  ne  contienne  pas  une  petite  quantité  de  chlorure  de 
potassium.  Si  l’on  voulait  l’avoir  très  pur,  il  faudrait  y verser 
goutte  à goutte  une  solution  de  nitrate  d’argent,  en  ayant 
bien  soin  de  n’en  pas  mettre  en  excès , jusqu’à  ce  qu’il  ne 
se  formât  plus  de  précipité. 

8a8.  La  formation  des  nitrates  n’a  jamais  lieu  que  dans  les 
cas  où  l’azote  etl’oxigène  peuvent  se  trouver  en  contact  à l’état 
de  gaz  naissans,  et  lorsque  l’acide  nitrique,  qui  doit  résulter 
de  cette  combinaison,  peut  rencontrer  de  suite  une  base  sa— 
lifiable  à laquelle  il  puisse  s’unir.  Il  est  même  nécessaire  que 
cette-  base  ait  beaucoup  d’affinité  pour  l’acide  ; sans  delà  la 
formation  de  ce  dernier  n’aurait  pas  lieu;  aüssi  ne  trouve- 
t-on  dans  la  nature  que  des  nitrates  alcalins  (*).  Comme  on  con- 


(*)  La  présence  des  matières  organiques  est-elle  indispensable  b la  produc- 
tion des  matériaux  salpétrés?  C’est  ce  qui  n’est  pas  encore  bien  démontré. 
On  sait,  en  effet,  que  certaines  pierres  calcaires  poreuses  se  convertissent  en 
nitrate  nu  seul'coutact  de  l’air,  et  sans  le  concours  des  matières  azotées.  Il  pa- 
raîtrait alors  que  l’acide  nitrique  proviendrait  seulement  de  l’azote  et  de  l'oxi- 
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naît  très  bien  les  circonstances  dans  lesquelles  ces  nitrates  peu- 
vent se  former,  comme  on  sait  qu’ils  ne  se  produisent  jamais 
que  dans  les  lieux  exposés  à des  e'manations  animales , quand 
une  humidité'  continuelle  favorise  la  réaction , on  a cherché  à 
établir  des  nitrières  artificielles,  et  l’on  y a très  bien  réussi  en 
réunissant  les  diverses  circonstances  que  nous  venons  d’indi- 
quer. On  a soin  seulement  d’employer  des  substances  terreuses 
ou  calcaires,  qui  ne  soient  pas  trop  denses,  et  qui  puissent 
être  facilement  pénétrées  par  l’eau  ! aussi  les  marbres , ainsi 
que  les  autres  pierres  calcaires  compactes  et  tous  les  minéraux 
quarzeux,  ne  donneraient  jamais  lieu  à la  formation  des 
nitrates , même  en  les  plaçant  dans  les  circonstances  les 
plus  favorables. 

En  Prusse , on  fait  un  mélange  d’une  partie  de  cendres  les- 
sivées avec  cinq  parties  de  terre  noire  végétale  ; on  gâche  ce 
mélange  avec  de  l’eau  de  fumier,  ayant  soin  d’y  ajouter  de  la 
paille , afin  de  rendre  la  matière  moins  compacte.  On  en  élève 
des  murs  de  vingt  pieds  de  long  sur  six  à sept  do  haut , dans 
lesquels  on  place  des  bâtons  que  l’on  retire  dès  que  ces  murs 
ont  pris  assez  de  consistance  ; ils  sont  alors  percés  de  trous 
qui  permettent  à l’air  et  à l’humidité  de  pénétrer  dans  leur 
intérieur.  On  construit  ces  murs  dans  des  lieux  humides , on 
les  abrite  du  soleil  en  les  couvrant  d’un  toit  de  paille  ; on  les 
arrose  de  temps  en  temps,  et  on  les  lessive  au  bout  d’un  an, 
pour  en  tirer  le  salpêtre.  (Cliaptal,  Chimie  appliquée  aux  arts , 
tome  IV  ) 

En  Suède  les  nitrières  artificielles  se  font  dans  de  petites 
cabanes  de  bois  dont  le  plancher  est  tantôt  en  bois , tantôt  en 


gène  de  Pair,  formation  déterminée  par  la  présence  de  la  base.  Cependant  il 
est  reconnu  que  les  matières  organiques , si  elles  ne  sont  pas  indispensable- 
ment nécessaires  i la  production  du  salpêtre,  influent  singulièrement  sur  la 
quantité  qui  peut  se  former.  • . y 
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argile  très  comprimée  et  compacte;  on  y met  un  mélange 
de  terre  ordinaire,  de  sable  calcaire  ou  de  marne  et  de  cendres 
lessivées,  et  on  arrose  ce  mélange  avec  de  l’iirine  de  bœufs 
ou  de  vaches  ; pendant  l’été  on  remue  cette  masse  une  fois 
par  semaine , et  pendant  l’hiver  une  fois  toutes  les  deux  ou 
trois  semaines.  Cela  se  fait  en  ménageant  un  petit  espace  le 
long  d’un  côté  de  la  cabane,  rejetant  la  terre  une  fois  vers  le 
côté-gauche,  l’autre  fois  vers  le  côté  droit,  et  prenant  soin  de 
ne  pas  comprimer  la  terre  dans  le  nouveau  tas  que  l’on  forme. 
Ce  tas  a ordinairement  de  deux  et  demi  à trois  pieds  de  hauteur 
sur  toute  l’étendue  de  la  cabane.  Celle-ci  est  pourvue  de  volets 
que  Don  ferme  pour  empêcher  le  soleil  d’y  pénétrer.(Berzélius.) 

82g.  Usages.  Le  nitrate  de  potasse  est  employé  pour  la 
préparation  de  V acide  nitrique,  de  Y acide  sulfurique,  de  la 
poudre  à canon.  Dans  les  pharmacies,  il  sert  à préparer  le  foie 
d’antimoine,  le  crocus  metedlorum,  Y antimoine  diaphorê  tique, 
le  fondant  de  Rotrou,  le  cristal  minéral  et  lés  carbonates  de 
potasse,  connus  sous  les  noms  de  nitre  fixé  par  les  charbons, 
nilre fixé  par  le  tartre.  On  s’en  sert  aussi  en  Métallurgie  pour 
préparer  le  flux  blanc  et  le  flux  noir,  et  quelquefois  aussi 
pour  brûler  le  soufre  et  l’arsenic  dans  le  traitement  de  quelques 
minerais. 

4*  ESPÈCE.  JMPUICiàNE. 

( Potasse  et  alumine  silicatées.  Leucite,  grenat  blanc;  leuco~ 
lilhe;  vésuvienne;  grenatite.) 

83a.  Caractères  essentiels.  Substance  plus  dure  que  la 
chaux  phosphatée , et  moins  dure  que  le  felspath.  Cassure  ra*- 
boteuse  ou  vitreuse  ; réfraction  simple  ; in  fusible  au  chalumeau, 
malgré  la  grande  quantité  de  potasse  qu’elle  contient,  et  très 
remarquable  ea  ce  qae , d’après  l’observation  de  M.  Berzélius, 
il  suffit  d’y  ajouter  0,2  de  potasse  pour  la  rendre  fusible.  Sa 
poussière  verdit  le  sirop  de  violettes. 
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Elle  se  rencontre  toujours  sous  forme  de  cristaux  sphéro'i- 
daux  à vingt-quatre  facettes  trapézoïdales,  lisses  ou  rugueuses  , 
mais  jamais  striées  comme  celles  du  grenat.  Ils  offrent  des 
joints  naturels  qui  conduisent  à deux  solides  simples  que  l'on 
peut  regarder  comme  étant  les  formes  primitives,  savoir  le 
cube  et  le  dodécaèdre  rhomboidal.  C’est  cette  circonstance  qui 
lui  a fait  donner  le  nom  d ’amphig'ene  (double  origine). 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,46. 

Ses  couleurs  sont  le  gris,  le  blanchâtre  et  le  gris  jaunâtre. 

Elle  est  opaque,  translucide  ou  transparente.  Souvent  son 
apparence  est  gélatineuse  ; presque  toujours  elle  s’altère  par  le 
contact  de  l’air  long- temps  prolongé  ; elle  devient  blanche  , 
opaque , terreuse  , analogue  au  kaolin , mais  elle  conserve  sa 
forme. 

Composition.  — Po3S’d  -f-  3AlSi*. 

83o  bis.  Caractères  d'élimination.  L’amphigène  pourrait  être 
confondu  avec  Yanalcime  trapézoïdal  et  le  grenat  trapézoïdal ; 
mais  on  l’en  distinguera  toujours  aux  caractères  que  nous 
avons  déjà  indiqués  (8o5  et  662). 

83 1.  Gisement.  Les  cristaux  d’ampliigène  se  trouvent  dis- 
séminés dans  les  roches  d’origine  ignée , parmi  les  déjections 
volcaniques  ; ils  sont  communs  aux  environs  de  Naples  et  dans 
diverses  contrées  de  l’Italie.  Ils  sont  tantôt  incorporés  avec 
des  laves  et  des  matières  compactes  qui  pénètrent  quelquefois 
dans  leur  intérieur  , et  que  l’on  regarde  comme  des  basaltes; 
tantôt  solitaires  et  dispersés  parmi  des  débris  de  substances  { 
volcaniques  ; tantôt  enfin  associés  en  proportion  plus  ou 
moins  grande  avec  le  ■ mica  , l’amphibole  , le  felspalh , la 
méïonite  , la  sodalite  ,1a  népheline,  etc.,  dans  des  blocs  qui  ont 
été  lancés  hors  des  cratères  sans  avoir  quelquefois  subi  l’ac- 
tion du  feu  ; telles  sont  les  roches  de  la  Somma , ap  Vésuve. 

Les  géologues  ne  sont  pas  d’accord  sur  l’époque  de  la  for- 
mation de  l’amphigène  ; les  uns  croient  qu’il  fait  partie  des 
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roclies  primitives  détachées  par  les  volcans;  les  autres  pensent 
qu’il  a été  fondu  et  qu’il  a cristallisé  dans  les  laves  quelque 
temps  après  leur  irruption  du  cratère.  Quoique  cette  dernière 
Opinion  soit  celle  qui  est  admise  le  plus  généralement,  on 
pourrait  cependant  la  mettre  en  doute,  attendu  que  l’on  a 
découvert  dans  les  Pyrénées  de  l’amphigène  , qui  ne  se  trouve 
nullement  dans  une  situation  volcanique,  mais  dans  une  roche 
granitique  composée  de  quarz , de  mica  et  de  grenat  rouge. 

5e  ESPÈCE.  MÉÏOÜITE  » ARFJVEDSOR . 

( Potasse  et  alumine  silicatées.  Méïonite  du  Vésuve.  ) 

832.  Caractères  essentiels.  Elle  se  présente  en  petits  grains 
irréguliers  , souvent  agglomérés  et  en  petits  prismes  droits  à 
quatre  ou  à huit  pans , terminés  par  des  pyramides  très  sur- 
baissées, à quatre  ou  à huit  faces,  reposant  tantôt  sur  les 
pans,  tantôt  sur  les  arêtes  de  ce  meme  prisme  dont  le  solide 
de  clivage  est  un  prisme  à quatre  pans,  aplati  et  symétrique. 
Les  cristaux  sont  incolores,  blancs , grisâtres  ; leur  cassure  est 
éclatante  et  ondulée  ; ils  raient  le  verre  , se  fondent  au  chalu- 
meau en  émail  spongieux  et  blanchâtre , avec  boursoufflement 
et  en  produisant  un  bruit  particulier. 

Sa  pesanteur  spéficique  est  de  2,6. 

Composition.  = PoSia  -j-  2AlSi3.  (Arfwedson.) 

Gisement.  On  11e  l’a  encore  trouvée  que  dans  les  cavités 
d’une  roche  micacée  à la  Somma  (Vésuve),  associée  à plu- 
sieurs autres  substances  de  même  origine , telles  que  la  socia- 
lité , l’amphigène,  la  népheline,  etc. 

832  bis.  Caractères  d' élimination.  On  peut  confondre  la 
méïonite  cristallisée  avec  Vharmotomc , le  wemerile , le  zir— 
con , Yidocrase , et  la  méïonite  granuliforme  avec  la  népheline 
amorphe.  Les  caractères  cités  plus  haut  suffiront  pour  la  faire 
distinguer  de  ces  diverses  espèces. 
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882  ter.  Annotations.  La  composition  de  cette  espèce  la  dis- 
tingue d’un  minéral  rose  qui  porte  également  le  nom  de  méïo- 
nile,  et  qui  se  présente  en  petites  masses  fendillées  ou  en  cris- 
taux prismatiques  carrés  ou  octogones , dérivant  d’un  prisme 
droit  à bases  carrées,  implantés  dans  une  lave  des  carrières  de 
Capo-di-Bove  près  Rome.  Cette  dernière  espèce,  dont  la  com- 
position n’est  pas  encore  bien  fixée , pourrait  avoir  pour  for- 
mule, suivant  M.  Beudant,  4 Al  Si  — }-  Ca’Si*,  qui  est  celle  de 

• • • 

l’épidote  zoïsite , et  peut-être  mieux  6ÀIS1  -f-  Ca1  Si* , qui  est 
celle  du  wernerite , dont  elle  se  rapproche  beaucoup  par  ses 
formes  cristallines.  Quoi  qu’il  en  soit , elle  paraît  renfermer 
toujours  quelques  traces  d’un  silicate  alcalin,  soit  de  soude , 
soit  de  potasse,  soit  de  lithine. 

6e  ESPÈCE.  JMVYIiB. 

■ (Potasse  et  alumine silicalées.  Lalialile  • saphirine.) 

833.  Caractères  essentiels.  Substance  hyaline  bleue  ou  d’un 
vert  bleuâtre;  rayant  sensiblement  le  verre,  quoique  fragile; 
devenant  électro-négative  par  le  frottement  ; soluble  en  gelée 
dans  les  acides,  fusible  en  un  verre  blanc  et  bulleux. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,33. 

Sa  forme  primitive  est  le  dodécaèdre  rhomboidal.  On  la 
trouve  en  cristaux  primitifs,  en  grains  irréguliers  et  en  masses 
compactes , peu  volumineuses. 

Composition.  — Po  Si* + 2 Al  Si? 

834.  Gisement.  L’haüyne  se  trouve  disséminée  dans  des 
roches  d’origine  ignée  , au  mont  d’Or  en  Auvergne , sur  les 
bords  du  lac  dé  Leaeli,  département  du  Rhin-et-Moselle , en 
Italie  , à la  Somma,  et  aux  environs  de  Neini , de  Frascati  et 
d’Àlbano  dans  les  montagnes  de  l’ancien  Latium  ( aujour- 
d'hui Campagne  de  Rome) , d’ou  lui  est  venu  le  nom  de  lalia- 

i 
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lile,  sous  lequel  elle  a été  primitivement  décrite  par  M.  l’abbé 
Gismondi.  Elle  est  toujours  accompagnée  de  mica,  de  py- 
roxène  vert , d’idocrase  , de  méïonite  et  de  felspath. 

5®  ESPÈCE.  FSLSFATB  (*). 

( Potasse  et  alumine  silicaiées.  ) 

835.  Caractères  essentiels.  Substance  vitreuse  ou  pierreuse, 
rayant  le  verre , étincelant  sous  le  cboc  du  briquet , jouissant 
à un  degré  médiocre  "de  la  réfraction  double,  phosphorescente 
par  le  frottement;  ayant  une  structure  laminaire  ou  vitreuse; 
fusible  au  chalumeau  en  émail  blanc. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,4  à 2,7. 

Sa  forme  primitive  est  un  prisme  oblique  rhomboïdal  dont 
les  faces  latérales  sont  inclinées  entre  elles  d’environ  120°  et 
6o°,  et  dont  la  base  est  inclinée  sur  les  pans , d’environ  1 12° 
et 68°.  (Beudant,  d’après  II.  Rose.) 

On  observe  toujours  deux  faces  ternes  et  deux  faces  bril- 
lantes ; le  clivage  est  assez  facile  dans  quatre  sens , et  difficile 
dans  deux  autres. 

Composition.  ~ Po'sV-J-  3AlSi'.  Elle  ne  diflere  de  celle 
de  l’albite  (802) , qu’en  ce  que , dans  cette  dernière , la 
soude  tient  la  place  de  la  potasse.  Il  est  rare  que  le  felspath 
soit  pur,  il  est  presque  toujours  plus  ou  moins  mélangé 
d’oxides  qui  le  colorent. 

M.  Pçsçhier  vient  de  reconnaître  que  le  titane  est  un  des 
principes  constituant  de  la  plupart  des  felspatbs.  {Ann.  de  Cliim. 
et  do  Phys.,  t.  XXXI , p.  294.  ) 

— — — ’T/*’ 

(*)  On  dit  souvent  fchf-spalh  an  lieu  dr  felspath  : ce  dernier  mot’,  signi- 
fiant spath  des  roches  , paraît  bien  préférable  au  premier,  «jui  signifie  spath 
des  champs.  (Kirnan.) 
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On  peut  le  partager  en  trois  sous-espèces. 

836.  iTC  sous-espèce.  Felspatli  lamellcux.  Se  trouve  en  pe- 
tites masses,  en  grains  cristallins  dans  lesquels  on  peut  voir 
le  clivage,  quelquefois  en  cristaux  druziques,  ou  empâtés 
très  nets  ou  en  masses  laminaires.  Les  principales  formes  do- 
minantes sont  au  nombre  de  deux  : i°.  un  prisme  hexaèdre, 
le  plus  souvent  aplati , et  termine'  par  un  ou  deux  biseaux. 
Ce  biseau  repose  sur  l’arète , entre  deux  faces  latérales  du 
prisme.  20.  Un  prisme  rectangulaire  à base  oblique,  dont  l’axe, 
comparé  à celui  de  l’autre  prisme,  ferait  un  angle  de  65°:  dans 
le  cas  où  les  facettes  de  ce  prisme  rectangulaire  disparaissent, 
"on  retrouve  toujours  un  arrondissement.  Assez  souvent , on 
observe  une  modification  sur  un  des  angles  de  la  base  du 
prisme,  tandis  que  l’on  n’en  trouve  aucune  sur  les  autres.  On 
pourrait  rapporter  cette  cristallisation  à un  prisme  hexagonal 
à base  oblique , mais  011  n’a  pas  encore  observé  cette  forme 
dans  les  cristaux  que  présentent  les  diverses  espèces  minérales. 
En  outre  , les  angles  , dans  le  prisme  hexagonal , offrent  tou- 
jours 1200,  tandis  que  dans  le  felspath  ils  ne  présentent  pas 
tous  cette  ouverture.  Les  biseaux  et  les  facettes  sont  aussi  sou- 
vent modifiés  par  des  troncatures , et  l’on  observe  souvent 
des  cristaux  liémitropes. 

Parmi  les  variétés  de  cette  sous-espèce,  on  distingue. 

Le  felspath  adulaireou  nacré.  Il  est  en  cristaux  transparens, 
quelquefois  simplement  translucides,  ayant  un  éclat  vitreux, 
des  .reflets  blanchâtres , souvent  avec  une  teinte  légère  de 
bleuâtre  ou  de  verdâtre,  qui  partent  d’un  fond  légèrement  lai- 
teux , effets  dus  à de  nombreuses  fissures.  Quelquefois  les  re- 
flets nacrés , au  lieu  de  partir  de  l’intérieur,  s’étendent  sur  la 
surface  comme  dans  les  perles.  C’est  à cause  de  cet  aspect  par- 
ticulier que  l’on  a donné  à cette  variété  le  nom  de  pierre  de 
lune,  œil  de  poisson,  argentine  j le  nom  d ’adulaire  lui  vient 
à! adula , mot  par  lequel  les  Latins  désignaient  le  mont  Saint- 
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Gotliard  où  on  la  trouve.  Ses  cristaux  sont  quelquefois  volu- 
mineux, et  ont  les  faces  profonde'ment  strie'es. 

Le  felspalh  vitreux.  Il  a l’apparence  de  1 ’adulaire , mais  un 
éclat  plus  Vitreux  et  non  nacre'.  Il  est  criblé  de  fissures  qui 
fout  croire  qu’il  a été  fondu.  Ses  couleurs'  sont  lé  blanc  ou  le 
grisâtre.  En  général,  ses  cristaux  sont  petits,  agrégés,  dissé- 
minés et  non  implantés  dans  des  roches  évidemment  volca- 
niques, comme  au  mont  d’Or,  au  mont  Etna , à la  Guade- 
loupe, etc.  ; il  fond  plus  difficilement  que  les  autres. 

Le  felspalh  commun.  On  rassemble  sous  ce  nom  les  fel- 
spatlis  que  l’on  ne  peut  rapporter  aux  variétés  précédentes.  Ils 
sont  généralement  opaques,  à structure  laminaire,  cristallisés 
ou  en  masses  saccharoïdes  ou  grenues. Les  couleurs  sont  le  blanc, 
le  rosâtre,  le  rouge  brunâtre,  le  verdâtre,  le  vert  foncé.  11 
est  quelquefois  d’un  beau  vert,  et  prend  le  nom  de  pierre  des 
amazones  ; ou  bien  il  offre  des  paillettes  brillantes  dues  à du 
mica  empâté  dans  un  fond  vert,  incarnat,  brun  jaunâtre,  etc. 
On  le  connaît  alors  sous  le  nom  de  pierre  du  soleil,  felspalh 
avenluriné. 

836  bis.  Caractères  d’élimination.  La  grande  mutabilité 
d’aspect  des  diverses  variétés  du  felspalh  permet  de  le  con- 
fondre avec  un  assez  grand  nombre  de  substances,  qui  au  pre- 
mier coup  d’œil , semblent  offrir  tous  les  caractères  qui  lui 
appartiennent  : parmi  ces  substances,  on  peut  citer  surtout 
la  chaux  carhonalée  (quelques  variétés),  la  diallage  verte 
(smaragdite) , le  corindon,  la  cymopliane , le  qitarz  chatoyant 
( œil  de  chat  ) , le  triphane,  etc.  Les  caractères  suivans  suffiront 
pour  distinguer  ces  espèces  des  variétés  de  felspalh  qui  leur 
ressemblent.  La  première  est  plus 'dure  que  le  felspalh  et  fait 
effervescence  avec  les  acides  ; la  seconde  est  rayée  par  lui 
et  ne  se  divise  nettement  que  dans  un  sens,  tandis  qu’il  est 
susceptible  de  deux  coupes  perpendiculaires  entre  elles,  d’un 
éclat  inégal  et  plus  vif  que  cc’ui  qui  a lieu  dans  la  diallage  ; la 
Tome  II.  12 
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troisième  (le  corindon)  est  beaucoup  plus  dure,  et  offre  une 
densité  plus  faible  dans  le  rapport  d’environ  10  à 7 ; la  qua- 
trième (la  cymopliane  ) est  bien  plus  dure , jouit  d’une  densité 
plus  forte  dans  le  rapport  de  7 à 5 , et  s’électrise  très  facilement 
pil  le  frottement,  ce  qui  n’a  lieu  qu’avec  peine  pour  le  felspath  ; 
la  cinquième  (quarz  chatoyant)  a une  cassure  raboteuse , est 
plus  dure,  et  11e  se  divise  pas  nettement  comme  le  felspath 
nacré  (pierre  de  lune),  qui  est  la  variété  dont  le  faciès  est 
analogue  ; enfin  , la  sixième  ( tripliane  ) s’exfolie  et  devient 
pulvérulente  avant  de  se  fondre  au  chalumeau , et  toutes  ses 
faces  sont  également  brillantes. 

Gisement.  Le  felspath  se  trouve  dans  deux  sortes  de  ter- 
rains, dans  les  terrains  primitifs  et  dans  les  terrains  volcani- 
ques anciens. 

i°.  Dans  les  terrains  primitifs , il  ne  forme  pas  à lui  seul  de 
dépôts  considérables,  mais  il  entre  comme  partie  constituante 
essentielle,  et  souvent  même  prédominante,  dans  la  composi- 
tion d’un  grand  nombre  de  roches.  Uni  à l’amphibole,  il  cons- 
titue les  s ié  ni  les;  à la  diallage,  Veuphotide;  au  quarz , les  roches 
nommées  pjrroméride , pegmatite  ; uni  au  quarz  et  au  mica  , 
il  constitue  les  granités , les  gneis , etc.  . 

Il  paraît  qu’il  ne  se  rencontre  que  rarement  dans  les  filons 
métalliques  ; cependant  il  s’associe  aux  mines  de  fer  d’Arendal 
en  Norwège.  Ses  associations  sont  assez  nombreuses  j ainsi,  on 
le  trouve  accompagné  dans  les  diverses  roches  dont  nous  ve- 
nons de  parler , de  quarz , d’épidote,  de  préhnite,  de  tour- 
maline , d’axinite  , de  mica , de  chlorite , d’asbeste , de  titane 
oxidé,  de  fer  oligiste , etc. 

2°.  Le  felspath  est  bien  moins  répandu  dans  les  terrains  vol- 
caniques; il  fait  partie  d’une  roche  nommée  trachyte.  Les  cris- 
taux que  l’on  rencontre  dans  ces  terrains  appartiennent  à la 
variété  vitreuse. 

837. 2*  sous-espèce.  Felspath  compacte.  ( Pétrosilex.)  Cette 
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sous-espèce  a une  texture  dense , de  la  translucidité , une  cas- 
sure écailleuse  et  cireuse  très  facile , une  dureté  considérable , 
un  aspect  cireux  ou  jaspoïde.  Elle  se  distingue  du  quarz  par  sa 
fusibilité,  et  du  jaspe  par  sa  cassure  facile.  Sa  composition  est 
souvent  altérée  par  des  mélanges  me'caniquçs.  M.  Brongniart 
qui,  maintenant,  considère  le  pétrosilex  comme  une  espèce  dis- 
tincte , admet  trois  variétés  principales. 

Peirosilex  céroïde.  Son  aspect  est  analogue  à celui  du  quarz- 
agate.  11  est  généralement  translucide;  sa  cassure  est  écail- 
leuse; ses  couleurs  varient  du  blanc  sale  au  jaunâtre , au  rou- 
geâtre, au  verdâtre. 

Pétrosilex  jaspoide.  Son  aspect  extérieur  ressemble  à celui 
du  quarz-jaspe.  Il  est  opaque;  sa  cassure  est  terne  , très  unie 
et  largement  conchoïde.  Il  est  peu  fusible.  Ses  couleurs  sont 
moins  vives,  et  varient  seulement  entre  le  blanchâtre  et  le  gri- 
sâtre. 

Pétrosilex  fissile.  Structure  généralement  fissile,  en  grand 
surtout;  cassure  raboteuse  en  grand,  écailleuse  en  petit,  un 
peu  translucide  ; couleurs  variant  entre  le  verdâtre  et  le  rou- 
geâtre seulement. 

Gisement.  Le  gisement  du  pétrosilex  est  tout-à-fait  différent  de 
celui  delà  sous-espèce  précédente , qui  ne  forme  jamais  de  ter- 
rains à elle  seule.  Celui-ci,  au  contraire,  constitue  des  montagnes, 
et  même  des  pays  entiers.  Il  est  souvent  traversé  par  des  filons 
métalliques,  et  fait  partie,  comme  le  felspatb  lamelleux,  des  ter- 
rains volcaniqueset  des  terrains  primitifs,  où  ilestlabase  deplu- 
sieurs  roches.  Quelquefois  il  empâte  de  petits  cristaux  de  fel- 
spatb lamelleux  ou  d’albite,  et  constitue  les  porphyres  dont  on 
trouve  de£  couches  dans  les  terrains  primitifs  et  de  transition , 
ainsi  que  dans  les  anciens  terrains  volcaniques.  On  le  cite  dans 
toutes  les  chaînes  de  montagnes  primitives. 

838.  3*  sous-espèce.  Felspalh  terreux.  ( Kaolin . ) Le  fel- 
spath  saccharoide  est  susceptible  d’éprouver  une  espèce  d’al- 
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tération  qui  le  change  entièrement.  1 1 perd , eu  toüt  ou  en 
partie,  la  potasse  qu’il  contient,  devient  très  friable,  se  dé- 
laie dans  l’eau  sans  y faire  pâte , devient  doux  au  toucher,  in- 
fusible au  chalumeau,  et  constitue  le  kaolin.  Le  pétrosilex  est 
susceptible  aussi  de  se  décomposer  en  kaolin,  comme  la  va- 
riété saccharo'ide  du  fclspath  laminaire , mais  cela  arrive  plus 
rarement,  et  l’altération  qu’il  éprouve  n’a  jamais  lieu  que  sur 
les  surfaces  exposées  à l’air.  Cette  altération  des  felspaths  est  plus 
ou  moins  complète  ; aussi  le  kaolin  passe  quelquefois  à la 
sous-espèce  compacte , et  même  à la  sous-espèce  lamelleuse. 
Quand  il  ne  contient  pas  de  potasse,  il  est  tout-à-fait  infu- 
sible; quand  il  en  contient  (ce  qui  est  dû  au  fclspath  lamelleux 
non  décomposé  qui  s’y  trouve  mélangé),  il  devient  fusible  et 
constitue  alors  le  petunzé.  Ces  deux  matières  (le  kaolin  et  le 
petunzé)  sont  employées  dans  la  fabrication  de  la  porcelaine  ; 
le  petunzé,  qui  sert  de  fondant  au  kaolin,  n’entre  dans  la. 
composition  du  mélange  que  pour  quinze  à vingt  centièmes, 
mais  il  en  forme  seul  la  couverte.  On  trouve  abondamment 
ces  deux  substances  à Saint— Yrieix  près  Limoges. 

On  peut  rapporter  à la  sous-espèce  terreuse  les  variétés  qui 
dominent  dans  certains  granités  graphiques  qui  se  trouvent 
en  masses  considérables.  Ces  granités  sont  très  faciles  à tailler, 
et  s’emploient  à bâtir  près  Limoges. 

8‘  ESPÈCE.  ÈLÉOLITJIE. 

( Potasse  et  alumine  silicalces . Lithrode; pierre  grasse ;feltstein.) 

839.  Caractères  essentiels.  Substance  ayant  un  aspect  gras  ou 
huileux  joint  quelquefois  à un  léger  chatoiement  ; "structure 
laminaire  daus  un  sens,  raboteuse  dans  un  autre;  plus  dure 
que  le  verre , étincelant  sous  le  choc  du  briquet  ; fusible 
en  émail  blanc  au  chalumeau  ; soluble  en  gelée  dans  les 
acides.  ‘ 
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Sa  pesanteur' spécifique  est  de  2,6. 

Sa  forme  primitive  paraît  être  le  prisme  droit  rhombo'idaî. 

On  ne  l’a  encore  trouvée  qu’en  masses  sublaminaires  ou  com- 
pactes. Les  couleurs  sont  le  gris  verdâtre  et  le  brun  rougeâtre. 

ê’i  j • ...  s. 

Composition.  = " SÏJ-4-3AlSi. 

Po3 

' ^ 

84o.  Gisement.  L fléolithe  se  trouve  disséminée  dans  des  ro- 
ches que  l’on  croit  pouvoir  considérer  comme  des  roches  grani- 
tiques. Elle  y*est  accompagnée  de  zircon,  d’amphibole,  de 
felspatli.  Elle  est  très  rare,  et  n’a  encore  été  trouvée  qu’à 
Friderischwern,  en  Norwège., 

M.  Beudant  la  considère  comme  une  espèce  très  voisine, 
ou  peut-être  une  variété  de  wernerite. 

9'  ESPÈCE.  APOPHYLL1TE. 

\ 

( Potasse  et  chaux  silicalées  hydratées.  Albin ; ictyophtalme ; 

Zéoliihe  d’hellesta.) 

84t.  Caractères  essentiels.  Substance  à structure  cristal- 
line, se  divisant  eii  lames,  plus  facilement  dans  un  sens  que 
dans  l’autre  ; plus  duré  que  la  chaux  Ouatée , ayant  un  éclat 
vitreux  nacré,  s’électrisant  vitreusement  par  le  frottement,  se 
délitant  en  feuillets  à la  flamme  d’une  bougie,  et  fondant  dif- 
ficilement, au  chalumeau,  en  un  émail  blanc.  Mise  en  con- 
tact avec  l’acide  nitrique  , elle  se  réduit  d’abord  en  feuillets  , 
puis  en  gelée. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,3. 

Sa  forme  primitive  est  le  prisme  droit  à base  rectangulaire. 

Sa  forme  dominante  est  un  prisme  rectangulaire  terminé  par 
un  pointement  à quatre  faces,  reposant  sur  les  arêtes  laté- 
rales. Le  sommet  est  ordinairement  tronqué , rarement  il  est 
entier;  de  là  le  nom  de  mésotype  épointée , que  M.  Haüy 
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donna  à cette  substance.  Quelques  cristaux  sont  incolores, 
mais  le  plus  souvent  l’apophyllite  est  blanchâtre  , grisâtre , 
verdâtre , ou  couleur  de  chair. 

Composition.  — Po'sV  + 8CaSiJ  -J-  i6Aq.  » 

842.  Caractères  d’élimination.  On  peut  confondre  cette  subs- 
tance avec  la  slilbite  et  quelques  variétés  de  felspalh  y mais 
sa  forme  primitive  et  sa  composition  l’en  feront  toujours  dis- 
tinguer. 

843.  Gisement.  Ce  minéral  se  rencontre  dan£  des  roches  ap- 
partenant aux  terrains  pyrogènes,  telles  que  les  waekes,  les 
cornéennes,  lesamygdalo'ides,  etc.,  comme  à la  vallée  de  Fassa 
(Tyrol) , à Dunvagen  dans  l’île  de  Skyre,  à Féroé  dans  l’Is- 
lande, au  Groenland,  àMoriaberg  (Bohème),  etc.  lise  ren- 
contre aussi  dans  les  terrains  primitifs  et  intermédiaires  , et 
quelquefois  dans  les  filons  métalliques  accompagnant  la  chaux 
carbonatée , dans  la  mine  de  fer  magnétique  de  Utô  en  Suède , 
à Strontian  (Écosse),  Cziklova  et  Oravieza  (Bannat),  à Nor— 
denfield  (Nonvègc) , dans  les  filons  de  plomb  du  Ilartz  , etc. 

844-  Annotations.  L’apopliyllite  est  susceptible  de  s’altérer 
en  perdant  l’eau  qu’elle  contient  ; elle  devient  alors  opaque, 
et  prend  le  nom  d’albin.  Le  nom  d’ apophyllite  ( dont  le  sens 
est  qui  s’exfolie)  lui  a été  donné  par  M.  Haiiy,  à cause  de  la 
tendance  qu’elle  a à se  réduire  en  feuillets  , soit  par  le  frotte- 
ment , soit  par  la  chaleur,  soit  par  l’acide  nitrique. 

IO*  ESPÈCE.  MICA. 

( Potasse , alumine , magnésie  et  fer  silicatés.) 

845.  Caractères  essentiels.  Le  mica  est  une  substance  feuil- 
letée , facilement  divisible  en  feuilles  minces , brillantes , 
flexibles,  élastiques;  très  facile  à rayer,  peu  fragile,  et  se 
laissant  plutôt  déchirer  que  briser  ; donnant  une  poussière 
blanche  et  onctueuse,  ayant  un  éclat  vitreux  tirant  sur  le  mé- 
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tallique  ; acquérant , à l’aide  du  frottement , l’électricité  vi- 
trée ; fusible , au  chalumeau , en  un  émail  blanc , quelquefois 
noir,  et  alors  attirable  à l’aimant. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,6  à 2,9. 

Les  formes  dominantes  sont  le  prisme  droit  rhomboïdal,  le 
prisme  rectangulaire  et  le  prisme  hexagonal  ; mais  les  cristaux , 
qui  sont  assez  rares,  sont  toujours  sous  forme  de  lames,  ou  du 
moins  très  courts.  On  remarque  généralement  que  le  mica  a 
une  tendance  à prendre  une  forme  sphérique.  Ses  lames  recour- 
bées ont  l’air  de  faire  partie  d’une  sphère , et  ne  paraissent 
pas  provenir  de  décroissemens  réguliers , comme  cela  a lieu 
pour  les  autres  substances  cristallisées  en  sphéroïde. 

Le  mica  a une  réfraction  double  répulsive  , triple  de  celle 
du  quarz.  Ses  propriétés  optiques  sont  très  curieuses  ; elles  in- 
diquent un  ou  deux  axes  de  double  réfraction , et  par  consé- 
quent au  moins  deux  systèmes  de  formes  incompatibles  : 
aussi  M.  Biot  en  a-t-il  conclu  que  l’on  devait  établir  plusieurs 
espèces  dans  ce  que  l’on  appelle  mica.  En  attendant  que  ces 
espèces  soient  définitivement  établies  , nous  en  ferons  tou- 
jours deux  sous-espèces , le  mica  à un  axe , et  le  mica  à deux 
axes. 

Les  variétés  de  structure  du  mica  sont  : 

Le  mica  lamelliforme.  Mica  en  petites  lames. 
foliacé.  Mica  en  grandes  feuilles. 

• fbreux.  Divisible  en  filamens  déliés. 

hémisphérique  ou  teslacé.  En  lames  courbes. 
pulvérulent  ou  pailleté.  Sable  doré. 

Les  variétés  de  couleur  du  mica  sont  assez  nombreuses  : 

Le  mica  blanc  argentin.  Argent  de  chat. 

vert.  Couleur  due  à de  l’oxide  de  cuivre. 
brun.  Ressemble  à des  minerais  de  plomb  et  de  fér. 
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On  pourrait  le  confondre  avec  un  sable 
métallique  ; uiais  la  poussière  de  ce  der- 
nier serait  noire , celle  du  mica  est  gri- 
sâtre. 

Le  mica  bronzé,  ou  d’un  jaune  d’or,  vulgairement  or  de 
chat. 

rosâtre.  Couleur  due  au  manganèse. 
range  dire.  Couleur  due  au  fer. 
noir.  Celui-ci  est  fort  rare.  (Le  mica  vert  paraît 
souvent  noir  par  réflexion.  ) Celte  variété 
est  toujours  opaque  lorsqu’on  la  prend  en 
masse. 

. % ’ f 

Composition.  Lqs  micas  sont  composés,  en  général , de  trois 
silicates,  ceux  de  potasse,  d’alumine  et  de  fer;  on  peut  y 
joindre  encore  les  silicates  de  magnésie  et  de  manganèse.  Ceux 
qui  contiennent  du  silicate  de  magnésie  appartiennent  au  mica 
à un  axe.  On  n’a  pas  encore  assez  de-  données  précises  pour 
pouvoir  discuter  les  nombreuses  analyses  du  mica,  et  eu  tirer 
des  formules  chimiques.  . , 

Selon  M.  Vauquelin,  les  micas  contiennent  un  peu  d’acide 
titanique.  Suivant  M.  üescliier,  cette  substance  y serait  en  as- 
sez grande  proportion.  Beaucoup  contiennent  des  traces  d’a- 
cide fluorique,  d’après  M.  Rose. 

8 j6.  ire  sous-espèce.  Mica  à un  axe.  L’axe  de  double  réfrac- 
tion est  répulsif  dans  les  uns,  et  attractif  dans  les  autres.  L’in- 
tensité de  la  double  réfraction  diffère  dans  divers  échantillons. 
Ces  deux  caractères  indiquent  plusieurs  subdivisions. 

Les  indications  cristallines  conduisent  à prendre  le  prisme 
hexagonal  pour  forme  primitive. 

Il  est  sensiblement  attaquable  par  l'acide  sulfurique  bouil- 
lant ; il  contieut  toujours  de  la  magnésie. 

On  rapporte  à cette  espèce  : 
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Le  mica  noir  defrbérie; 

vert  du  Vésuve ; " 

de  Moscovie ; 

vert  du  Groenland ; 

rouge  du  Piémont j 

cristallisé  verdâtre  de  C fÿ'lan  ; 

volcanique  des  bords  du  Rhin } 

verdâtre  des  États-Unis  (Topshain). 

847.-  2e  sous-espèce.  Mica  à deux  axes.  Axes  toujours  répul- 
sifs ; e'earts  des  axes  différens  dans  divers  échantillons  , ce  qui 
indique  plusieurs  subdivisions. 

Les  indications  cristallines  conduisent  à prendre  le  prisme 
droit  rliomboïdal  de  120°  et  6o°  pour  forme  primitive. 

A peine  attaquable  par  l’acide  sulfurique  bouillant.  Il  rou- 
git au  feu,  et  prend  un  aspect  plus  métalloïde  ; il  ne  contient 
pas  de  magnésie  ; renferme  quelquefois,  mais  rarement,  un  peu 
d’acide  borique. 

On  rapporte  à cette  espèce  : 

Le  mica  du  Mexique j 

rose  des  Etats-Unis j 
. de  K imilo  en  Finlande ; 

de  Eroddbo  j 
foliacé  de  Sibérie ; 
argentin  de  Russie j 
d’ Arendal  (Norvvègc)  ; 
hexagonal  du  Saint-Gothard ; 
du  Cotiserons  (Pyrénées); 
de  Zinwald  (Bohème). 

Il  est  à remarquer  que  plus  le  fer  est  abondant  dans  ces 
micas,  plus  les  axes  se  rapprochent.  Ainsi,  dans  le  mica  fer- 
rugineux de  Zinwald  les  deux  axes  font  entre  eux  un  angle  de 
5ô°,  tandis  que  dans  le  mica  des  État-Unis,  on  il  n’y  a pas  de 
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fer,  cet  angle  est  de  74  à 76°  : dans  tous  les  autres,  il  est  inter- 
médiaire. Il  paraîtrait  donc  que  dans  le  mica  de  fer  pur  l’angle 
des  deux  axes  devrait  être  très  petit  ; et  en  voyant  la  manière  dont 
il  décroît  dans  les  espèces  analysées,  on  serait  porté  à penser 
qu’il  devrait  être  alors  entre  20  et  3o°  ; d’où  l’on  voit  que  s’il 
se  joignait  de  la  magnésie  à ce  composé,  il  en  faudrait  proba- 
blement peu  pour  faire  réunir  les  deux  axes  en  un  seul.  (Beu- 
dant.) 

848.  Caractères  d’élimination.  On  distingue  le  mica,  i°.  de- 
là chaux  sulfatée  en  lames  minces , en  ce  qu’il  fond  au  chalu- 
meau en  émail  blanc,  quelquefois  noir,  et  alors  attirable  à 
l’aimant,  et  qu’il  donne  une  poussière  onctueuse  au  toucher1; 
20.  du  disthéne,  en  ce  que  celui-ci  est  infusible  et  beaucoup 
plus  dur  ; 3°.  de  Yurane  phosphatée,  laminaire , par  les  carac- 
tères déjà  indiqués  (487)  ; 4°*  du  molybdène  sulfuré  et  de  la 
plombagine , en  ce  que  ceux-ci  tachent  le  papier  sur  lequel  on 
les  passe  avec  frottement.  On  distingue  encore  le  mica  d’un  gris 
noirâtre  du  fer  oligisle  écailleux , en  ce  que  celui-ci  est  friable 
et  adhérent  aux  doigts  , qu’il  agit  souvent  sur  le  barreau  ai- 
manté, et  se  fond  en  une  scorie  noire  ; le  mica  gris,  delaV/m/- 
lage  grise  éclatante,  en  ce  que  celle-ci  raie  le  mica,  etestfran- 
gible  sans  élasticité  ; enfin,  le  mica  blanc  ou  verdâtre,  du  talc 
proprement  dit  (talc  de  Venise) , en  ce  que  ce  dernier  est  très 
onctueux  au  toucher,  et  communique  à la  cire  d’Espagne  l’é- 
lectricité vitrée  par  le  frottement,  tandis  que  le  mica  lui  com- 
munique l’électricité  résineuse. 

84q.  Gisement  des  micas.  Le  mica  est  une  des  substances 
les  plus  répandues  dans  la  nature  ; mais  il  n’existe  jamais  isolé 
en  grandes  masses.  Il  entre  comme  partie  essentielle  dans  la 
composition  de  certaines  roches,  ou  bien  il  est  disséminé  en 
petites  parties  isolées,  ou  encore,  implanté  de  champ,  et  cris- 
tallisé dans  les  cavités  de  quelques-unes. 

Il  existe  dans  les  terrains  primitifs,  uni  au  quarz  et  au  fel— 
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spath  , et  constituant  les  roches  que  l’on  a nommées  granité, 
gneis,  micaschiste.  On  lë  trouve  dans  les  terrains  de  transi- 
tion , moins  abondamment  que  dans  les  précédens,  et  faisant 
partie  de  différentes  roches,  telles  que  les psammiles , etc. 

Les  terrains  supérieurs  à ceuX-ci  n’en  contiennent  presque 
pas.  On  n’en  rencontre  pas  dans  le  calcaire  grossier,  mais  on  lfe 
retrouve  en  quantité  sensible  dans  les  parties  supérieures  de 
formation  moderne , comrfte,  par  exemple , dans  les  sables  des 
environs  de  Paris  et  autres  lieux.  11  paraît  avoir  été  transporté 
dans  ces  sables  de  quelque  terrain  plus  ancien.  Il  y est  sous 
forme  de  lamelles  disséminées , et  ce  sont  elles  qui  donnent  à 
ces  dépôts  arénacés  la  structure  schisteuse  qu’ils  présentent 
presque  toujours. 

On  retrouve  aussi  le  mica  dans  les  dépôts  d’origine  ign'e'e  ; 
il  y est  assez  abondamment  répandu , et  présente  presque  tou- 
jours une  teinte  noire  dans  les  diverses  variétés  de  roches  tra- 
cliy tiques,  quelquefois  dans  les  basaltes , les  tufs  basaltiques 
et  dans  les  laves.  On  le  trouve  quelquefois  implanté  de  champ 
dans  l’intérieur  des  cavités  des  roches.  Il  est  probable  que 
quelques  circonstances  particulières  lui  ont  permis  de  se  vola- 
tiliser. 

850.  Usages.  On  se  sert  du  mica  pulvérisé  au  lieu  de  sable  pour 
absorber  l’encre  du  papier  ; on  le  connaît  alors  sous  le  nom  de 
poudre  d'or.  On  s’en  sert  comme  porte-objet  dans  les  micros- 
copes et  pour  faire  des  carreaux  de  vitres , qui  sont  surtout  en 
usage  dans  les  vaisseaux , parce  qu’ils  résistent  $ux  décharges 
de  l’artillerie  qui  casseraient  le  verre  à vitre. 

• % * 

1 1 * ESPÈCE.  LÈP1DOL1TE. 

( Potasse , lithine  et  alumine  silicatées.  Lilalithe.  ) 

» 

85 1.  Caractères  essentiels.  La  lépidolite  se  présente  en 
masses  peu  volumineuses , composées  de  paillettes  brillantes, 
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très  petites,  de  diverses  couleurs,  flexibles  , tenaces,  translu- 
cides et  presque  transparentes.  Sa  couleur  dominante  est  le 
violet;  on  eu  trouve  aussi  de  blanclie,  de  jaunâtre  de  ver- 
dâtre, de  bleuâtre,  etc. 

Très  fusible  au  chalumeau;  s’y  boursoullle,  et  se  réduit  en 
émail  d’un  blanc  de  cire. 

Composition.  Encore  mal  connue,  mais  remarquable  par 
la  présence  de  la-lithine  et  de  l’acide  fluorique, 

852.  Gisement.  On  l’a  trouvée  en  petites  masses  disséminées 
irrégulièrement  dans  des  roches  granitoides,  à Ilosena  (Molda- 
vie) , aux  Etats-Unis,  en  Bohème,  à Pfitsch  en  Bavière , à l’ile 
d’Elbe,  à U tü  en  Suède  accompagnant  la  pétalite  , en  Fiance 
aux  environs  de  Chanteloup  près  Limoges , etc. 

Quelques  minéralogistes  considèrent  ce  minéral  comme  une 
variété  de  mica. 

12*  ESPÈCE.  JAMESOKITE. 

( Potasse  et  alumine  silicalées.  Andalousile  ; milcle.) 

M.  Brongniart  réunit  sous  ce  nom  deux  substances  qui , au- 
paravant, formaient  deux  espèces , V andalousile  et  la  mdcle. 
En  effet,  elles  ont  tant  de  rapports,  que  l’on  ne  peut  tout  au 
plus  les  considérer  que  comme  deux  sous-espèces,  et  peut-être 
même  deux  variétés. 

853.  Caractères  essentiels.  La  forme  primitive  est  le  prisme 
droit  rhomboidal  de  910  20'  et  88°  4°  ■ Ec  clivage  est  souvent 
assez  sensible. 

Composition.  = PoSP  -f-  GAl’Si. 

854.  ir*  sous-espèce.  Jamesonite  andalousite.  ( Felspath 
apjrre , Haüy;  micuphilitc j spath  adamantin  ; slanzaïle.)  Elle 
raie  ordinairement  le  quarz;  quelquefois  cependant  se  laisse  , 
entamer  par  l’acier  , mais  c’e*t  que , dans  ce  cas  , elle  est  mé- 
langée d’une  matière  talqueusc.  Scs  couleurs  ordinaires  sont 


Digitized  by  Google 


DE  MINÉRALOGIE. 


i8() 

le  rouge  violet  et  le  blanc  grisâtre.  Elle  est  fusible  aü  chalu- 
meau.  Elle  est  presque  toujours  enveloppée  de  talc.  Elle  se 
présente  ordinairement  cristallisée  en  prismes  simples , quel- 
quefois modifiés  sur  les  angles  solides  et  sur  les  arêtes  laté- 
rales obtuse.  ( Beudant.  ) 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3. 

( jisemenl . L’andalousite  se  trouve  dans  des  roclics  grani- 
tiques, accompagnant  le  felspath.  On  la  cite  dans  le  Forez, 
près  de  la  ville  d’Aix  ( France  ),  en  Castille,  dans  la  mon- 
tagne de  Stanza  (Bavière),  à Lisens  (Tyrol) , etc.,  etc. 

855.  2.®  sous-espèce.  Jamesonile  milcle.  ( Pierre  de  croix ; 
crucilej  cliiastolite.  ) Elle  /aie  le  verre  lorsque  son  tissu  est 
vitreux.  Sa  cassure  est  à grain  fin  et  serré.  Sa  poussière  est 
douce  au  toucher.  v. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,gj. 

La  rndcle  est  composée  de  deux  matières,  dont  l’une,  d’un 
noir  bleuâtre,  est  enveloppée  par  l’autre,  qui  est  d’un  blanc 
jaunâtre.  Ces  deux  matières  sont  toujours  réunies  de  manière 
à former  un  compartiment  soumis  aux  règles  d’une  exacte 
symétrie.  Quelquefois  l’une  de  ces  matières  disparaît , et  alors 
la  mâele  ne  se  distingue  en  aucune  manière  de  l’andalousite. 

Au  chalumeau,  la  partie  la  moins  colorée  donne  une  fritte 
blanchâtre  ; la  partie  noirâtre  se  fond  en  un  verre  noir. 

La  mâcle  présente  des  joints  naturels  assez  nombreux.  Quel- 
ques-uns d’entre  eux  sont  parallèles  aux  pans  du  prisme,  qui 
est  sa  forme  ordinaire.  Le  prisme  présente  lui-même  des  va- 
riétés assez  remarquables  dans  la  disposition  des  parties  noires 
et  blanches.  On  observe  : 

i°.  Un  seul  rhombe  noir  dans  le  milieu  du  prisme  blanc; 

2°.  Outre  le  rhombe  du  milieu,  quatre  rhombes  noirs  aux 
quatre  angles  du  prisme  blanc  ; 

3°.  Des  lignes  noirâtres  parallèles  aux  côtés  des  rhombes  * 
noirs; 
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4°.  Le  prisme  entièrement  noir , dont  les  pans  sont  seule- 
ment recouverts  d’une  pellicule  de  la  substance  blanche  nacrée. 

855  bis.  On  peut  expliquer  comment  a eu  lieu  la  disposi- 
tion particulière  de  la  matière  noire  au  centre  des  prismes  de 
mâcle.  On  sait  que  toutes  les  fois  que  des  cristaux  se  forment 
rapidement  au  milieu  de  matières  pulvérulentes  ou  réduites 
en  bouillie,  il  arrive  fréquemment  qu’ils  en  entraînent  une  por- 
tion dans  leur  intérieur , non  pas  disséminée,  mais  placée  à 
leur  centre , et  suivant  plus  ou  moins  leur  diagonale.  Or,  c’est 
ce  qui  est  arrivé  probablement  pour  la  màcle,  qui  se  trouve 
au  milieu  de  certaines  roches  formées  de  particules  de  mica  , 
souvent  très  divisées,  qu’on  peut  soupçonner  de  s’ètre  trou- 
vées dans  un  certain  momenfà  l’état  pâteux.  (Beudant.) 

La  singulière  disposition  des  matières  qui  composent  cette 
pierre  la  fait  aisément  distinguer  de  toutes  les  autres. 

Gisement.  La  mâcle  se  trouve  empâtée  dans  les  roches  schis- 
teuses des  terrains  anciens,  et  se  rencontre  dans  un  grand 
nombre  de  localités.  Les  principales  sont  la  vallée  de  Barrèges 
(Pyrénées) , près  de  Saint-Brieux  (Côtes-du-Nord),  à la  Lieue  de 
Grève  (Côtes-du-Nord),  près  de  Nantes  (Loire-Inférieure), 
en  Saxe,  en  Irlande,  aux  États-L-nis,  etc. 
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SECONDE  CLASSE. 

Corps  composés  d’après  le  principe  de  la  composition  orga- 
nique , c’est-à-dire  dans  lesquels  les  molécules  composées  du 
premier  ordre  contiennent  plus  de  deux  élémens. 

PREMIER  GENRE. 

Corps  provenant  d’une  décomposition  plus  ou  moins  lente  de 

substances  organiques.  ( Substances  pliytogènes  d’Haüy.) 

1”  ESPÈCE.  HUM  es. 

( Terreau.) 

856.  Caractères  essentiels.  Substance  terreuse,  d'üne  cou- 
leur foncée , assez  douce  au  toucher , pouvant  perdre  par  la 
dessication  l’eau  qu’elle  a absorbée,  et  brûler  alors,  en  répan- 
dant une  odeur  végétale  ou  animale.  Elle  contient  une  grande 
quantité  de  carbone  uni  à des  matières  végétales  ou  animales 
à demi  décomposées  ; se  dissout  en  partie  dans  l’eau,  et  lui 
communique  une  couleur  foncée. 

85^.  Gisement.  Le  terreau  ou  l’humus  se  forme  dans  tous 
les  lieux  où  se  trouvent  des  matières  organiques  en  décom- 
position. Sa  formation  est  favorisée  par  la  chaleur  et  l’humi- 
dité. Il  se  forme  continuellement  à la  surface  de  la  terre , se 
mélange  aux  matières  qui  constituent  le  sol  et  favorise  singu- 
lièrement la  végétation.  Le  sol  des  forêts  est  celui  qui  en 
contient  le  plus.  Il  paraît  que  lorsque  les  matières  végétales 
se  décomposent  sous  l’eau , elles  se  transforment  en  tourbe  au 
Ueu  de  se  changer  en  terreau. 
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2°  ESPÈCE.  TOURBE. 

858.  Caractères  essentiels.  Substance  plus  ou  moins  colo- 
rée en  brun,  renfermant  presque  toujours  des  débris  d’herbes 
sèches,  non  décomposées;  brûlant  facilement  avec  ou  sans 
flamme , donnant  une  fumée  semblable  à celle  du  foin  brûlé  , 
et  laissant  pour  résidu  une  braise  très  légère. 

Sa  texture  est  tantôt  compacte,  tantôt  grossièrement  fibreuse, 
ce  qui  est  dû  aux  végétaux  non  décomposés  qu’elle  conr 
tient. 

85g.  Gisement.  La  tourbe  se  forme  dans  les  dépôts  d’eau 
stagnante  ; mais  il  paraît  qu’elle  se  forme  plus  abondamment 
dans  les  pays  du  nord  que  dans  ceux  du  midi.  Elle  se  produit 
aussi  à toutes  les  hauteurs,  et  dans  de  très  petites  mares.  Elle 
doit  varier  de  nature  selon  les  espèces  de  plantes  qui  l’ont 
produite,  mais  la  différence  est  peu  sensible  dans  les  tour- 
bières d’Europe.  Il  paraît  que  les  plantes  marines  peureut, 
dans  quelques  circonstances  donner  Naissance  à de  la  tourbe  , 
mais  généralement  elle  est  formée  par  des  plantes  d’eau 
douce. 

Parmi  celles-ci,  il  faut  particulièrement  compter  les  utri- 
culaires,  les polamots , les  charognes , les  cornijles , les  mjrio- 
phjlles , les  confe.rves  , les  sphaignes , les  calli triches  , les 
lenticules , les  scirpes , les  carex , les  pesses , les  prèles,  etc. 

La  tourbe  se  forme  encore  de  nos  jours  en  assez  grande 
quantité;  on  en  trouve  souvent  de  grandes  masses  dont  la  for- 
mation a été  interrompus  par  un  dessèchement  plus  ou  moins 
long,  et  alors  elles  sont  coupées  par  un  banc  de  terre  végé- 
tale; d’autres  ont  éprouvé  les  effets  de  grandes  alluvions  qui 
les  ont  à diverses  reprises  couvertes  de  sable,  d’argile,  et  ont, 
par  conséquent,  formé  des  bancs  de  diverses  épaisseurs; 
d’autre  fois , les  mélanges  se  sont  faits  annuellement  et  eu  pe- 
tite quantité  ; aussi  est-il  rare  de  trouver  la  tourbe  pure  ; elle 
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contient  toujours  plus  ou  moins  de  sable,  plus  ou  moins  d’ar- 
gile , plus  ou  moins  de  terre  calcaire.  Lorsque  ces  matières 
sont  en  petite  quantité,  et  également  disïéminées  dans  sa 
masse , elles  en  améliorent  la  qualité,  parce  qu’elles  retardent 
sa  combustion  et  font  qu’elle  conserve  plus  long-temps  sa 
chaleur;  mais  lorsqu’elles  dépassent  une  certaine  proportion , 
elles  nuisent  beaucoup  à sa  qualité. 

Quelques  tourbes  contiennent  une  grande  quantité  de  co- 
quilles , toutes  d eau  douce , et  dont  les  animaux  se  sont  dé- 
composés avec  elles.  Les  arbres  charriés  dans  les  tourbières  s’y 
conservent  pendant  très  long-temps  sans  s’altérer,  mais  ils 
en  prennent  la  couleur  ; il  est  probable  qu’à  la  fin  , ils  se  dé- 
composent et  se  mêlent  à la  tourbe. 

Lorsque  la  tourbe  est  imprégnée  d’eau,  elle  est  très  dilatée 
et  très  compressible , aussi  le  terrain  qui  en  contient  bombe- 
t-il  toujours  dans  son  milieu , tremble-t-il  sous  les  pieds , 
repousse-t-il  les  corps  légers,  tels  que  les  pieux  que  l’on  y en- 
fonce, et  finit-il  par  absorber  les  corps  lourds  dont  on  le 
charge,  à moins  qu’ils  n’embrassent  une  grande  surface.  C’est 
ce  qui  explique  comment  on  rencontre  dans  les  tourbières  des 
instrumens,  des  objets  travaillés  par  la  main  des  hommes  et 
même  des  chaussées  entières,  qui  certainement  n'ont  pas  été 
recouvertes  par  une  formation  de  tourbe,  mais  qui  se  sont 
enfoncées  dans  de  la  tourbe  toute  formée. 

On  a observé  que  lorsque  la  tourbe  est  imbibée  de  toute  l’eau 
qu  elle  peut  absorber , elle  ne  la  laisse  plus  passer  ; aussi  l'em- 
ploie-t-on  avec  avantage  dans  quelques  contrées  pour  cons- 
truire des  digues  qui  ne  demandent  pas  beaucoup  de  solidité, 
mais  qui  exigent  une  grande  sûreté. 

Il  paraît  que  la  tourbe  se  régénère  dans  les  fosses  d’où  on 
l’a  extraite , mais  on  n’est  pas  d’accord  sur  le  temps  néces- 
saire à sa  reproduction.  Le  meilleur  moyen  d’accélérer  son 
renouvellement  dans  les  fosses  anciennement  exploitées  se- 
Tome  II.'  _ o 
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rait  de  former  sur  leurs  surfaces , avec  des  bottes  de  sphaignes, 
de  petites  îles  flottantes  dans  lesquelles  ou  ficherait  des  pieds 
de  carex,  de  roseaux,  etc.  Ces. petites  îles  croîtraient  tous  les 
ans  en  hauteur  et  en  largeur , et  s’enfonceraient  graduelle-i 
ment. 

Il  existe  des  tourbières  considérables  en  France  dans  les, 
environs  d’Amiens , en  Belgique  dans  les  environs  do, 
Liège,  etc. 

860.  Usages.  La  tourbe  est  employée  principalement 
comme  combustible.  On  en  fait  une  grande  consommation, 
en  Hollande , dans  la  plupart  des  manufactures,  pour  la  cuis- 
son des  briques , de  la  chaux , etc.  On  la  carbonise  en  vases 
clos,  et  le  charbon  que  l’on,  obtient  est  employé  aux  mêmes 
usages  que  le  charbon  de  bois.  On  s’en  sert  aussi  en  agricul- 
ture pour  amender  les  terres  sableuses  et  crayeuses.  Ses  cendres, 
fertilisent  singulièrement  les  prairies. 

3'  ESPÈCE.  ZiUKlTX. 

861.  Caractères  essentiels.  Matière  noire,  sans  éclat , char- 
bonneuse , quelquefois  cependant  assez  dure  pour  être  tra- 
vaillée au  tour  et  polie  , s’allumant  et  brûlant  facilémcnt  avec 
flamme , fumée  noire  et  odeur  bitumineuse , souvent  accom- 
pagnée d’odeur  animale  ; donnant  un  charbon  semblable  à la 
braise  et  une  cendre  analogue  à celle  du  bois. 

Le  lignite  diffère  de  la  houille  par  la  manière  dont  il  brûle  ; 
il  ne  se  boursouffle  pas , et  ses  parties  ne  se  collent  pas  comme 
celles  de  la  houille  : lorsque  celle-ci  est  retirée  du  feu , elle 
s’éteint  aussitôt  ; le  lignite , au  contraire , continue  à brûler  et 
se  recouvre  d’une  croûte  blanche. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  1,2  à 1,4. 

Sa  composition  chimique  varie  souvent,  mais  en  général, 
il  est  formé  de  charbon , de  bitume  ou  de  matière  huileuse  , 
d’eau  et  de  matière  terreuse. 
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Il  donne  à la  distillation  de  l’acide  acétique  en  partie  sa— 


turé  d’ammoniaque. 

On  peut  partager  les  liguites  en  plusieurs  sous-espèces  ou’.  .‘«V 
variétés.  ‘'y’-'-*1 

ire  sous-espèce.  I.ignile piciforme.  Noir,  luisant,  ayant  une 
cassure  droite  ou  conclio'ide , un  éclat  presque  résineux  ; brû- 
lant assez  bien  ; tantôt  massif  et  tantôt  fragmentaire  ; il  offre 
deux  variétés.  ... 

Le  lignite  commun.  Il  pèse  i,3  ; se  trouve  en  bancs  puis- 
sans  comme  la  bouille,  mais  jamais  plus  de  trois  au-dessus  les 
uns  des  autres.  Se  rencontre  en  Provence,  en  Suisse,  à Yevay  h 
à Zurich,  etc. 

. • • v 

Le  lignite  jayet.  Noir,  luisant,  assez  pur,  ayant  une  texture 
très  dense  qui  le  rend  susceptible  de  recevoir  uu  beau  pofi. 

Il  pèse  1,7  ; diffère  peu  du  précédent.  •.  p Y .', 

On  le  trouve  en  petites  veines  , en  nodules  ou  petits  amas 
au  milieu  du  lignite  commun  même,  ,, 

Il  est  assez  remarquable  que  le  jayet  se  montre  de  prèle-* 
rence  sur  les  empreintes  du  corps  des  poissons  pétrifiés;  il  rentrer 
place  dans  ces  empreintes  organiques  le  sulfure  de  fer,’ 

(dans  le  duché  de  Deux-Ponts)  le  mercure  natif  et  le  cinabre"  v'ïV  '!  •’ 
(Humboldt.  ) 

2*  sous-espèce.  Lignite  candellaire.  {Charbon  chandelle, 
,cannel-coal.)  Il  aune  texture  compacte;  sa  couleur  est  lenoirf  - jf'*'’'-  '* 
grisâtre  et  terne.  Il  se  laisse  tailler  et  même  polir  assez  facile- 
ment. Brûle  très  bien  et  donne  une  flamme  brillante,  sans 
cependant  produire  une  forte  chaleur. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  i . 

Se  trouve  principalement  dans  le  Lancashire.  Il  paraît  que 
ce  lignite  est  placé  sur  un  terrain  de  houille  ; on  le  - substitue 
au  jayet. 

3*  sous-espèce.  Lignite  terne.  Aspect  noir , terne , cassure 
raboteuse  ; structure  schistoïde  ou  fragmentaire , et  à frag- 

i3.. 
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mens  cubiques  ou  trapézoïdaux  ; texture  compacte  en  petit. 

Se  présente  tantôt  sous  forme  massive  schistoïde,  friable;  tan- 
tôt sous  forme  -terreuse,  ressemblant  à des  bois  altérés. 

4'  sous-espèce.  Lignite  fibreux.  ( Lois  bitumineux.  ) Bru- 
nâtre , à tissu  ligneux  ; aspect  variable  ; tantôt  en  grands  cy  - 

lindrcs  , tantôt  en  petites  baguettes. 

5e  sous-espèce.  Lignite  papy  racé.  ( Dysodile .)  En  masses 
peu  épaisses,  composées  de  feuillets  minces.  Se  trouve  àMélite 
près  de  Syracuse  en  Sicile. 

862.  Gisement.  Parmi  les  variétés  de  lignites  que  nous  ve- 
nons d’examiner , le  lignite  terne  est  le  seul  qui  constitue  une 
véritable  roche,  les  autres  n’existent  qu’acciden tellement.  Ce' 
que  nous  allons  dire  sur  le  gisement  de  cette  espèce  se  rap- 
portera donc  à cette  variété  de  lignite.  Il  se  présente  de  deux 
manières  dans  le  sein  de  la  terre , ou  en  lits  réguliers  plus  ou 
moins  étendus,  ou  en  amas  interrompus  qui  semblant  avoir 
rempli  de  vastes  cavités.  Dans  la  première  circonstance , il 
parait  ne  se  trouver  que  dans  un  seul  terrain;  dans  la  se- 
conde, il  se  rencontre  dans  des  formations  assez  différentes, 
depuis  les  terrains  liouillers  proprement  dits , jusqu’aux  tër- 
rains  les  plus  superficiels. 

I Le  lignite  en  bancs  continus,  que  l’on  peut  caractériser, 
en  le  nommant,  d’après  M.  Brongniart  , lignite  soissonnais  (à 
cause  des  grands  dépôts  qui  existent  autour  de  Soissons)  ap- 
partient aux  parties  inférieures  des  terrains  tertiaires  placées  au 

milieu  de  l’argile  plastique.  , 

II  est  recouvert  par  plusieurs  formations  de  ce  terrain, 
telles  que  le  gypse  à ossemens,  le  terrain  marin  supérieur  à ce 
gypse  , le  terrain  d’eau  douce  qui  le  surmonte  ; enfin , par  le 
terrain  de  transport.  Quelquefois,  mais  plus  rarement,  il  est 
recouvert,  comme  dans  quelques  parties  de  l’ Allemagne,  par 
le  terrain  basaltique.  Il  est  toujours  postérieur  à la  craie 
blanche  ; ü est  accompagné  de  différentes  substances  dont  la 
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quantité  varie.  Les  minéraux  les  plus  #bondans  et  qui  s’y  trou- 
vent disséminés  ou  eu  lits  ou  en  nodules , sont  : 

Le  quarz  soit  hyalin , soit  grossier  ; 

La  chaux  carbonatée  ; 

La  strontiane  sulfatée  ; 

Le  gypse  cristallisé  ■> 

Le  fer  hydroxidé  ; 

Le  fer  -pyriteux  prismatique; 

Le  succin  ; - 

Les  résines  succiniques  ; 

Le  mellite..  I 1 * 

On  y trouve  beaucoup  de  débris  organiques,  tant  végétaux 
qu’animaux.  Parmi  les  premiers,  on  remarque  surtout: 

Des  tiges  et  des  débris  de  feuilles , fruits  ou  graines  appar- 
tenant aux  végétaux  mono  et  dicotylédones.  La  plupart'de  ces 
plantes  n’existent  plus  à la  surface  des  terrains  qui  recèlent 
leurs  débris.  On  n’y  connaîf  aucune  plante  marine  , ni  aucun 
vestige  que  l’on  puisse  rapporter  à la  famille  des  fougères. 
Ces  deux  dernières  circonstances  distinguent  surtout  géologi- 
quement le  terrain  de  lignite  du  terrain  houiller. 

Parmi  les  restes  d’animaux , on  remarque  principalement  : 

Des  débris  de  mammifères  (anlhracotherium , Cuv.  ; mas- 
todonte} etc.)  ; 

Des  reptiles  ; 

Beaucoup  de  poissons,  de  mollusques,  de  testacés  d’eau 
douce  ; 

Et  des  débris  d’animaux  marins , qui  ne  s’observent  qu’à  la 
partie  la  plus  supérieure  de  ces  lignites. 

II.  Le  lignite  en  amas  épars  et  en  fragmens,  que  l’on  peut 
considérer  comme  roche  subordonnée,  a reçu  le  nom  de 
lignite  de  Vile  d’ A ix  (lieu  où  on  le  remarque  le  plus  distinc- 
tement). On  le  rencontre  dans  le  terrain  houiller  ancien  oju 
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ftlicijere,  dans  le  calcaire  jurassique  et  coquiller,  et  dans  des 
terrains  meubles  qui  semblent  appartenir  aux  terrains  de 
transport  postérieurs  au  terrain  d’eau  douce.  Le  lignite  du  cal- 
caire jurassique  est  accompagné  de  sable  vert,  de  marne  argi- 
leuse, de  silex  cornés,  de  quarz  hyalin,  de  fer  pyriteux  prisnfa- 
, tique,  de  résines  succiniques,  de  quelques  débris  de  végétaux 
appartenant  aux  dicotylédonés  et  quelquefois  aux  fucus. 
Quant  aux  débris  animaux,  on  ne  trouve  ni  mammifères  , ni 
. • V poissons,  ni  reptiles , mais  seulement  des  coquilles  marines  et 

r1  des  zoopliy  tes,  la  plupart  changés  en  silex.- 

. v Localités.  Les  lignites  sont  trop  abondamment  répandus  à 
la  surface  du  globe , pour  que  nous  puissions  énumérer  toutes 
les  localités  où  ils  se  trouvent.  Leurs  gites  principaux  sont  : en 
France,  dans  les  départëmens  de  l’Isère,  de  la  Drôme,  de 
Vaucluse,  des  Bouches-du-Rhône,  du  Var,  du  Gard,  de 
l’Aisue , du  Nord  , etc.  ; en  Suisse  , à Vevay , près  Lausanne , 
dans  le  pays  de  Vaux  , de  Zurich  ^ en  Allemagne,  dans  la  Hesse, 
la  Thuringe , la  Saxe , la  Bohême , la  Haute-Autriche , la  Hon- 
grie; en  Angleterre,  en  Irlande,  en  Italie,  en  Espagne,  en 
Islande , etc. 

863.  l’sages.  Le  jayet  est  employé  pour  faire  des  bijoux 
de  deuil  ; on  lui  substitue  quelquefois  le  lignite  candel- 
laire  (cannel-coal) , qui  est  assez  dur  pour  recevoir  le  poli. 
On  emploie  fréquemment  les  lignites  en  agriculture,  surtout 
dans  les  départemens  du  nord,  où  ils  sont  connus  sous  le  nom 
de  cendres  noires.  On  les  sème  en  petite  quantité  sur  les  terres, 
et  surtout  sur  les  prairies,  soit  au  moment  où  l’on  vient  de 
les  extraire,  soit  aptès  les  avoir  laissés  long  - temps  exposés 
à l’air.  Dans  le  département  du  Nord , où  le  plâtre  n’existe  pas, 
on  en  prépare  artificiellement  pour  amender  les  prairies  artifi- 
cielles, en  faisant  un  mélange  de  ces  lignites  pyriteux  et  de 
chaux  vive.  La  combustion  ne  tarde  pas  à se  développer,  et 
l’on  obtient  pour  résidu  un  mélange  de  plâtre , de  cendres  et 
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tle  tritoxide'de  fer.  Les  lignitës  sont  employés  très  avantageu- 
sement comme  combustibles.  Ils  donnent  une  flamme  claire 
etde  la  braise  semblable  à celle  du  bois  ; mais  on  ne  peut  em- 
ployer (du  moins  dans  les  appartemens  et  dans  les  villes)  que 
ceux  qui  ne  répandent  pas  une  odeur  désagréable  en  brûlant. 
Enfin  on  se  sert  deslignitcs  chargés  de  pyrites  pour  obtenir  de 
l’alun  et  du  sulfate  de  fer  par  l’action  de  l’oxigène  de  l’air, 
qui  change  le  sulfure  de  fer  en  sulfate,  dont  une  partie  réagit 
alors  sur  l’alumine,  et  forme  ainsi  des  sulfates  de  fer  et  d’alu- 
mine. (Voyez  Alunite  et  Fer  sulfaté. ) Le  résidu  lessivé,  prove- 
nant de  la  fabrication  de  ces  sels,  est  employé,  en  agriculture, 
sous  le  nom  de  cendres  rouges. 

appendice  aux. lignitës. 

Bois  altérés* 

864.  Caractères  essentiels.  Les  bois  altérés  diffèrent  des 
lignitës  par  une  moindre  altération  de  leur  tissu.  Le  plus  sou- 
vent, le  tissu  et  même  la  forme  du  bois  sont  conservés. 
Parfois  ils  offrent  un  aspect  terreux , comme  dans  la  terre 
de  Cologne.  Leur  couleur  est  foncée  ; leur  pesanteur  spé- 
cifique presque  toujours  moindre  que  celle  de  l’eau.  Ils  don- 
nent, à la  distillation,  les  mêmes  produits  que  le  bois  Ils 
brûlent  facilement , avec  ou  sans  flamme , et  répandent  sou- 
vent une  fumée  piquante  comme  celle  du  bois.  Ils  produisent 
une  odeur  bitumineuse  et  quelquefois  fétide.  Le  résidu  de 
leur  combustion  est  de  la  braise  .semblable  à celle  du  bois. 

865.  Gisement.  Les  bois  altérés  se  rencontrent  dans  les 
terrains  tertiaires  et  dans  les  terrains  d’alluvions  modernes. 
Les  bois  altérés  terreux  ne  se  trouvent  que  dans  la  partie  in- 
férieure des  terrains  tertiaires;  mais  ceux  qui  ont  conservé 
leur  forme  et  leur  tissu  existent  presque  toujours  sur  les  ri- 
vages de  la  mer  ou  dans  le  lit  et  sur  les  bords  des  rivières.  Ce 
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sont  des  amas  d’arbres  couchés  et  enveloppés  de  matières  ter- 
reuses. On  y distingue  des  chênes,  des  bouleaux,  des  ifs, 
bien  entiers  et  garnis  de  leur  écorce , des  fruits  de  palmiers^ 
des  insectes , des  bois  de  cerfs , et  même  des  Lnstrumens  do- 
mestiques, ce  qui  fait  voir  l’origine  moderne  de  ces  forêts 
souterraines.  On  a observé  de  ces  dépôts  dans  le  Dauphiné,  à 
1 100  toises  d’élévation,  dans  des  lieux  où  la  végétation  cesse 
actuellement  à 900  toises.  Il  en  existe  près  Paris,  au  Port-à- 
l’Anglais,  à l'ilc  de  Cliatou  près  Saint-Gerinain-en-Laye , près 
Morlaix  en  Bretagne,  en  Angleterre,  etc. 

866.  Usages.  Ces  bois  sont  employés  comme  combustibles 
quand  ils  ne  répandent  pas  de  trop  mauvaise  odeur  en  brû- 
lant. Le  résidu  de  leur  combustion  est  employé  avec  succès, 
en  agriculture  pour  l’amendement  des  terres. 

SECOND  GENRE. 

SUBSTANCES  RÉSINEUSES. 

r*  ESPÈCE.  SVCCIX. 

(Ambre  jaune  ; électrum ; k arabe j bernstein.  ) 

867.  Caractères  essentiels.  Substance  jaunâtre,  transpa- 
rente ; ayant  une  texture  vitreuse,  une  réfraction  simple;  cas- 
sante, susceptible  d’être  tournée  et  polie  ; acquérant  l'élec- 
tricité résineuse  d’une  manière  très  sensible  par  le  frottement, 
et  une  odeur  assez  agréable.  Cassure  conchoïde.  Combustible 
avec  bouillonnement,  et  eu  répandant  une  odeur  tantôt  ^ 
agréable,  tantôt  fétide;  donnant  presque  toujours  de  l’acide 
succinique  à la  distillation.  Soluble  dans  les  huiles  et  les  al- 
calis , peu  dans  l’alcool. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  1,07  à 1,08. 

Le  succin  se  trouve  en  masses  plus  ou  moins  volumineuses  , , 
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compactes,  granuliformes , feuilletées  ou  concrétionnées.  Ses 
couleurs  sont  le  jaune  plus  ou  moins  foncé,  et  même  le  bru- 
nâtre et  le  blanchâtre. 

868 . Caractères  d’ élimination.  La  résine  Copal  ressemble  beau- 
coup  au  succin  ; aussi  souvent  falsifie-t-on  celui-ci  avec  cette 
matière.  On  pourra  cependant  les  distinguer  l’un  de  l’autre  par 
le  moyen  suivant  : si  l’on  brûle  un  fragment  de  succin,  on  ob- 
serve qu’il  brûle  jusqu’à  la  fin  sans  couler;  la  résine  Copal, 
dans  le  même  cas , brûle  en  tombant  goutte  par  goutte.  Si  le 
fragment  du  succin  enflammé  tombe  sur  un  plan , on  le  voit 
courir  en  bondissant,  ce  qui  n’a  pas  lieu  pour  la  résine.  Le 
succin  est  très  électrisable ; la  résine  l’est  peu;  elle  est,  eu 
outre , moins  dure , et  ne  prend  pas  un  aussi  beau  poli  ; enfin , 
elle  ne  donne  point  d’acide  succinique  par  la  distillation. 

86g.  Gisement.  Le  succin  se  trouve  dans  des  terrains  meu- 
bles qui.sont  recouverts  ordinairement  par  l’argile  plastique, 
le  calcaire  grossier,  le  gypse , elles  autres  roches  qui  sont  au- 
dessus  de  ce  dernier.  Il  est  accompagné , dans  ces  terrains , de 
bois  fossiles , de  débris  organiques , et  souvent  de  matières 
métalliques,  telles  que  de  la  blende,  des  pyrites,  comme  à 
Auteuil  près  Paris.  Souvent  le  %uccin  renferme  des  insectes 
tout  entiers  et  d’espèces  différentes  de  celles  que  nous  con- 
naissons ; celui  qui  se  trouve  sur  les  bords  de  la  mer,  est  rem- 
pli de  corps  marins.  Il  y a des  morceaux  de  cette  substance 
qui  offrent  une  forme  analogue  à celles  de  certaines  gommes 
et  résines , et  qui  semblent  avoir  coulé  des  arbres  comme 
celles-ci  ; aussi  beaucoup  de  naturalistes  pensent— ils  que  le 
^ succin  provient  d’une  altération  particulière  des  résines.  Cette 
opinion  a acquis  encore  plus  de  probabilité  depuis  que  l’on 
a découvert  que  l’acide  succinique  existe  dans  les  térében- 
thines. 

• * • 

Le  succin  abonde  dans  la  Prusse  orientale , en  Poméranie ,. 
sur  les  côtes  de  la  mer  Baltique , où  il  accompagne  des  cailr- 
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loux  roules  et  diverses  substances,  surtout  du  bois  fossile.  On 
l’y  extrait  pour  le  compte  du  Gouvernement  ; mais  il  s’en  dé- 
tache des  portions  qui  sont  entraînées  par  les  vagues,  .et  les 
habitans  du  pays  profitent  de  la  marée  montante  pour  le  pê- 
cher avec  de  petits  filets.  On  trouve  aussi  du  succin  en  Au- 
triche, en  Belgique  près  des  frontières  de  France,  en  France 
du  côté  d’Aix , où  il  est  engagé  dans  l’argile  ; près  de  Saint- 
Paulet,  département  du  Gard,  sous  la  forme  de  rognons  aux- 
quels une  houille  brune  sert  d’enveloppe;  en  Espagne,  égale- 
ment dans  la  houille.  Enfin , on  a découvert  dans  le  Groen- 
land du  succin  granuliforme  disséminé  dans  une  houille 
schisteuse. 

870.  Usages.  Le  succin  est  employé  comme  objet  d’orne- 
ment. On  s’en  sert  aussi  en  Médecine.  Il  entre  dans  la  com- 
position du  sirop  de  karabé.  On  en  prépare  une  huile  volatile 
d’une  odeur  très  forte , et  l’acide  succinique  est  employé  aussi 
en  Chimie,  comme  réactif,  pour  séparer  le  fer  du  mangauèse. 

* APPENDICE. 
résines  succiniques. 

a . 

81}  1 . M.  Brongniart  donne  le  nom  de  résines  succiniques  à 
certaines  matières  résineuses  enfouies  dans  le  sein  de  la  terre, 
à peu  près  dans  les  mêmes  circonstances  que  le  succin , et  qui 
en  ont  pris  presque  tous  les  caractères.  Elles  se  brisent  par  la 
pression  du  doigt;  sont  très  fusibles;  ne  prennent  pas  un 
aussi  beau  polique  le  succin,  et  ne  fournissent  jamais  comme 
celui-ci  dé  l’acide  succinique.  Leur  position  géologique  est  v 
dans  les  parties  supérieures  de  l’argile  plastique  des  terrains 
tertiaires , argile  ordinairement  placée  sur  la  craie.  C’est  ainsi 
qu’on  les  trouve  aux  environs  de  Paris,  à Marly,  Auteuil  ; dans 
les  argiles  bleues  de  la  colline  d’Highgate  et  à Breutford,  près 
Londres , où  elles  sont  disséminées  en  petits  nodules  accom— 
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pagnes  de  coquilles  marines  non  déterminées , et  au  lieu  dit 
Cap-Sable,  sur  la  rivière  Magotliy,  dans  l’état  du  Maryland. 

2'  ESPÈCE.  RETIN  ASPHALTE. 

872.  Caractères  essentiels.  Substance  solide  , jaune  brunâtre 
et  quelquefois  ocçeuse  à la  surface,  opaque,  très  fragile,  à 
cassure  résineuse , quelquefois  terreuse  ; à structure  légèrement 
scbisto'ide  ; fusible  à une  faible  température  ; brûlant  avec 
une  flamme  claire,  en  répandant  une  odeur  d’abord  agréable, 
puis  bitumineuse,  accompagnée  de  fumée,  et  laissant  un  ré- 
sidu charbonneux  plus  ou  moins  abondant  ; soluble  en  partië 
dans  l’alcool  et  la  potasse. 

Elle  est  formée  de  résine,  d’asphalte  et  de  quelques  cen- 
tièmes de  matières  terreuses. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  1,1 5. 

Gisement.  Le  rétinasphalte.  se  trouve  dans  les  terrains  de 

lignites  et  de  bouille  en  Angleterre,  dans  le  Devonshire. 

« 

3*  ESPÈCE.  HATCHETIEE.  % 

873.  Caractères  essentiels.  Substance  blanchâtre  ou  jau- 
nâtre, offrant, un  éclat  gras,  quelquefois  nacré,  tantôt  trans- 
lucide, tantôt  opaque,  fondant  très  facilement,  et  donnant 
à la  distillation  une  odeur  de  bitume  et  une  matière  d un 
jaune  verdâtre  ayant  la  consistance  du  beurre  ; laissant  un 

résidu  charbonneux  dans  la  cornue. 

\ ' \ 

4*  ESPÈCE.  BITUME  ÉLASTIQUE. 

,( Êlalérile } dapeche } caoutchouc  fossile.) 

874.  Caractères  essentiels.  Corps  solide  ou  mou , brun» 
noirâtre  ou  roussâtre,  translucide,  souvent  flexible  et  élas- 
tique, surtout  lorsqu’il  a été  chauffé  dansTeau  bouillante;, 
se  déchire  par  fragmens  ; a une  odeur  bitumineuse  assez  forte 
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lorsqu’il  est  mou  ; fusible  à une  faible  température,  et  réduc- 
tible en  matière  grasse  ; donnant  par  la  combustion  une  flamme 
claire  et  une  odeur  assez  forte  ; laissant  un  résidu  terreux,  fu- 
sible en  émail  ; est  insoluble  dans  l’alcool. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  o,g  à i,23. 

875.  Gisement.  Le  bitume  élastique  se  trouve  en  petites 
masses,  tantôt  à la  surface  de  masses  pierreuses,  tantôt  dans 
les  cavités  qui  se  trouvent  entre  elles  ou  dans  des  filons  ; quel- 
quefois enfin  dans  l’intérieur  des  coquilles.  Il  est  ehtrelacé 
par  petites  veines  avec  des  substances  métalliques,  surtout  du 
plomb  sulfuré,  comme  dans  le  Derby shire,  où  il  est  dans  un 
schiste  argileux.  11  est  souvent  accompagné  de  chaux  carbonate'e, 
de  chaux  fluatée,  de  baryte  sulfatée.  En  Bretagne,  il  est  dans  des  , 
filons  de  plomb  sulfuré.  Sa  position  géologique  est  donc  sur- 
tout dans  les  filons  des  terrains  de  transition.  Il  est  assez  rare. 

M.  Ollivier  d’Angers  vient  de  le  rencontrer  dans  des  mines  de 
houille,  situées  dans  le  département  de  la  Loire-Inférieure. 

, TROISIÈME  GENRE. 

SUBSTANCES  BITUMINEUSES. 

ESPACE  UNIQUE.  BITÜUE. 

876.  Caractères  généraux.  Corps  liquide  ou  ayant  la  mol- 
lesse de  la  poix , ou  solide , mais  très  friable , et  s’égrenant 
facilement  entre  les  doigts  ; se  liquéfiant  à une  température 
peu  élevée;  répandant  à l’état  liquide  une  odeur  forte;  s’en- 

• . flammant  facilement,  et  brûlant  avec  flamme  et  fumée  épaisse, 
accompagnées  d’une  odeur  forte  et  âcre  ; ne  laissant  presque 
#pas  de  résidu,  et  ne  donnant  jamais  d’ammoniaque  Leur 
pesanteur  spécifique  varie  depuis  0,8  jusqu’à  1,6,  qui  est  le 
maximum,  aussi  les  trouve-t-on  souvent  à la  surface  de  l’eau. 

On  peut  partager  les  bitumes  en  quatre  sous-espèces,  qui 
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quelquefois  passent  de  l’une  à l’autre  par  des  nuances  in- 
sensibles. .. 

877.  sous-espèce.  Bitume  naphte.  Liquide  diaphane, 
d’un  blanc  un  peu  jaunâtre  ; répandant  une  odeur  forte  qui 
se  rapproche  de  celle  de  l’huile  de  térébenthine,,  qu’on  y 
ajoute  souvent  pour  le  falsifier.  Il  est  très  volatil , très  com- 
bustible sans  résidu  ; il  surnage  l’eau  et  la  plupart  des  li- 
quides. 11  se  colore,  s’épaissit  avec  le  temps,  et  se  rapproche  de 
l’état  du  pétrole. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  0,8. 

Gisement.  Le  naphte  est  le  plus  rare  des  bitumes.  On  ne  le 
trouve  presque  jamais  pur  dans  la  nature.  On  prétend  qu’il 
est  assez  commun  en  Perse , sur  les  bords  de  la  mer  Caspienne 
près  de  Bakou,  dans  la  presqu'île  d’Apcheron.  Dans  cette  lo- 
calité, il  sc  dégage  perpétuellement  du  sol  des  vapeurs  très  odo- 
rantes et  très  inflammables.  Les  gens  du  pays  s’en  servent  pour 
faire  cuire  leurs  alimens.  C’est  dans  des  puits  de  10  mètres  de 
profondeur , creusés  à 6po  mètres  de  distance  de  ces  feux  per- 
pétuels, que  se  rassemble  le  naptlie,  qui  n’est  pas  parfaitement 
limpide,  mais  d’une  couleur  ambrée.  On  le  distille  pour  en 
extraire  le  naptlie  pur  employé  en  Médecine. 

On  trouve  aussi  du  naptlie  en  Calabre  sur  le  mont  Zibio 
près  de  Modène  ; en  Sicile,  en  Amérique,  au  Pérou,  etc. 

878.  2e  sous-espèce.  Bitume  pétrole.  Le  pétrole  diffère  peu 

du  naphte.  Il  paraît  cependant  que  ce  dernier  ne  contiendrait 
que  de  l’hydrogène  et  du  carbone , tandis  que  le  pétrole  ad- 
uettrait  un  peu  d’oxigène  dans  sa  composition.  - . 

Le  pétrole  est  liquide,  mais  moins  que  le  naphte,  et  souvent 
d ue  consistance  huileuse  et  onctueuse  au  toucher.  Il  est  d’un 
brun  oirâtre  ou  rougeâtre  presque  opaque.  Son  odeur  bitumi- 
neuse i>  forte  ei  très  tenace.  Il  est  plus  léger  que  l’eau.  Il  est 
moins  c^bustiblc  que  le  naphte  ; laisse  un  peu  de  résidu  à la 
distillatio,  et  je  pr0CJuit  que  l’on  obtient  est  du  naphte  pur. 
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Sa  pesanteur  spc'cifique  est  de  o,85. 

Gisement.  Le  pétrole  est  plus  abondant  dan$  la  nature  que 
le  précédent.  On  en  trouve  en  France  à Gabiau,  près  de  Béziers. 
Il  sort  de  terre  avec  une  assez  grande  quantité  d’eau  sur  la-, 
quelle  il  (lotte.  On  l’appelle  dans  le  commerce  huile  de  Gabian. 
On  le  trouve  aussi  en  Auvergne,  en  Angleterre , en  Italie , en 
Sicile,  en  Hongrie,  en  Transylvanie,  aux  Indes,  au  Japon,  etc. 

879.  3e  sous-espèce.  Bitume  malle.  ( Pissasphalte , poix 
minérale.)  Ce  bitume  est  visqueux  ou  glutineux,  presque 
solide  dans  les  temps  froids;  se  liquéfie  à plus  de  4°°  ; a la 
même  odeur  que  les  précédens,  et  brûle  , comme  eux  , avec 
flamme  et  fumée  abondante  ; laisse  plus  de  résidu  que  le  pé- 
trole à la  distillation  ; est  un  peu  plus  dense  que  lui , mais 
nage  encore  sur  l’eau. 

Gisement  On  le  trouve  quelquefois  pur  dans, la  nature; 
mais  le  plus  souvent  il  est  entremêlé  de  sable , tantSt  quarzeux , 
tantôt  moitié  quarzeux  et  moitié  felspbatique.  On  le  rencontre 
dans  les  mêmes  lieux  que  le  pétrole  ; mais  plus  particulière- 
ment près  de  Clermont,  département  du  Puy-de-Dôme, 
dans  le  lieu  nommé  P ujr-de-la-P'ege . Il  enduit  le  sol  d’un 
vernis  visqueux  qui  s’attache  aux  pieds  des  voyageurs. 

880.  4*  sous-espèce.  Bitume  asphalte.  {Bitume  de  Judée.) 
11  est  tout-à-fait  solide , sec  et  friable;  sa  cassure  est  tantôt 
conchoïde  et  luisante , tantôt  raboteuse  et  terne.  Souvent  il 
est  parfaitement  noir  et  opaque , d’autrefois  il  a sur  les  bords 
une  demi-transparence  et  une  nuance  rougeâtre.  Il  ne  répand 
d’odeur  bitumineuse  que  lorsqu’il  est  échauffé  ou  frotté 
dans  ce  dernier  cas,  il  acquiert  aussi  l’électricité  résineuse  H 
brûle  avec  flamme , sans  entrer  en  fusion  parfaite. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  1 à 1 ,6. 

Gisement.  On  le  trouve  particulièrement  à la  s^ace  du 
lac  de  Judée,  nommé  lac  Asphaltique,  dont  les  eau  sont  très 
salées,  et  jouissent  par  conséquent  d’une  densité  upérieure  à 
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celle  de  l’asphalte.  Ce  bitume,  produit  par  des  Sources,  s’ac- 
cumule à la  surface  du  lac,  et  y prend  de  la  consistance.  Ou 
le  trouve  aussi  dans  le  Palatinat,  au  Hartz,  en  Suisse,  en 
Perse,  etc. 

88 1.  Gisement  général  des  bitumes.  Les  bitumes  ont  deux 
sortes  de  position  géologique  : une  originaire  et  une  de  dépôt  ; 
la  première  est  souvent  incertaine. 

Ils  commencent  à peine  à se  montrer  darfs  les  terrains  houil- 
lers  et  dans  les  terrains  secondaires  qui  leur  sont  supérieurs; 
mais  ils  se  rencontrent  en  quantité  plus  ou  moins  grande  dans 
les  terrains  tertiaires.  Quelquefois , cependant , ils  pénètrent 
dans  les  filons  des  terrains  de  transition.  Il  paraît  que  ces 
bitumes  se  volatilisent  de  l’intérieur  des  terrains  plus  anciens, 
et  viennent  se  répandre  dans, les  sables  des  terrains  plus  nou- 
veaux. . ( . 

Enfin,  on  trouve  ces  bitumes  en  assez  grande  abondance 
dans  les  terrains  d’origine  volcanique,  comme  au  Yéstave, 
autour  des  îles  du  Cap-Vert,  etc. 

882.  Usages  des  bitumes.  On  emploie  les  bitumes  pour 
imprégner  des  toiles  avec  lesquelles  on  couvre  les  bâliyiens. 
On  en  fait  aussi  des  espèce^  de  dalles  en  les  mélangeant  avec 
du  sable,  et  on  exploite  pour  cet  objet  des  bancs  de  sables 
bitumineux  qui  existent  dans  différentes  localités.  Ces  dalles 
ont  l’avantage  de  pouvoir  être  soudées  par  leurs  bords , au 
moyen  d’un  fer  chaud , et  de  former  alors  des  terrasses  entiè- 
rement imperméables  à l’eau. 

On  se  sert  des  bitumes  comme  combustibles,  soit  pour  cuire 
de  la  chaux,  soit  pour  cuire  des  alimens.  Ce  sont  principale- 
ment le  naptlie  et  le  pétrole  que  l’on  fait  servir  à cet  usage 
dans  les  contrées  où  ils  se  dégagent  naturellement  du  sol.  Il 
suffit  d’y  enfoncer  un  tuyau  et  de  mettre  le  feu  à la  vapeur  bitu- 
mineuse qui  s’en  dégage.  Ces  mêmes  bitumes  servent  aussi  à 
l’éclairage,  comme  cela  a lieu  en  Perse , à Parme  en  Italie,  etc. 
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On  emploie  le  napthe  pur  en  Médecine , en  Chimie  pour  con- 
server des  corps  qui , comme  le  potassium  et  le  sodium  , dé- 
composeraient les  liquides  qui  contiennent  de  l’oxigène. 
L’asphalte  servait  autrefois  aux  Égygtiens  pour  les  einbau- 
memens,  et  c’est  encore  ce  bitume  que  l’on  emploie  en  pein- 
ture sous  le  uom  de  momie. 

QUATRIÈME  GENRE. 

SUBS  TANCES  CFI  A RB  ONNÉES. 

/ 4 

i”  ESPÈCE.  ANTHRACITE. 

883.  Caractères  essentiels.  Substance  noire  avec  un  éclat 
métalloïde  assez  vif,  opaque,  friable,  brûle  avec  difficulté 
sans  flamme,  ni  fumée,  ni  odeur,  et  se  couvre  à peine  d’un 
enduit  de  cendres  blanches  en  se  refroidissant.  Sa  texture  est 
compacte , ordinairement  fragmentaire.  Sa  structure,  quelque- 
fois schistoide , semble  mener  à un  clivage  ; en  effet , l’an- 
thracite est  susceptible  d’être  divisée  mécaniquement , et  le 
résultat  de  cette  division  conduit  à un  prisme  droit  rhombo'v- 
dalde  i20°et6o°  suivanlHaüy,  ou  plutôt  à un  prisme  hexaèdre 
régulier.  Son  toucher  est  sec. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  i,5  à 1,8. 

L’anthracite  se  trouve  en  masses  compactes , schistoïdes , 
sublamellaires,  souvaut  réniforraes  ou  irrégulières,  offrant  un 
éclat  métalloïde  , quelquefois  irisé. 

Elle  est  composée  de  carbone  presque  pur,  uni  à deux  ou 
trois  centièmes  de  matière  terreuse , qui  est  composée  de  si- 
lice , alumine  et  chaux , et  quelquefois  d’un  peu  de  carbure  de 
fer.  Suivant  M.  Proust,  elle  contient  de  l’eau  et  un  peu 
d’azote. 

883  bis.  Caractères  d’élimination.  L’anthracite  diffère  de  la 
houille  par  son  éclat  métalloïde , sa  densité  plus  grande  dans 
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le  rapport  de  9 A 7 , et  sa  moins  grande  combustibilité;  du 
molybdène  sulfuré,  par  son  toucher  sec , et  en  ce  que  celui-ci 
acquiert  par  le  frottement , et  lorsqu’il  est  isolé , l’électricité 
résineuse  ; du  fer  carburé , en  ce  que  celui-ci  a une  densité  plus 
grande  dans  le  rapport  de  14  à 9 environ,  qu’il  tache  plus  fa- 
cilement le  papier,  et  y laisse  des  traces  d’un  gris  métallique. 

884.  G'  isement.  L’anthracite  estd’uue  formation  plus  ancienne 
que  la  houille  , et  d’une  formation  plus  récente  que  le  gra- 
phite ou  fer  carburé.  Elle  se  trouve  dans  les  terrains  anciens , 
non  pas  dans  les  terrains  primitifs,  mais  dans  ceux  de  transi- 
tion. C’est  là  son  gîte  principal , et  il  n’y  a que  ce  èorps  com- 
bustible dans  ces  sortes  de  terrains  ; elle  est  tantôt  en  petites 
couches,  tantôt  en  masses,  en  amas,  en  filons  au  milieu  des 
roches  arénacées  les  plus  anciennes,  qu’on  nomme  grauwackes,  «w 
des  roches  schisteuses , des  roches  amygdalo'ides , de  por- 
phyre , de  quarz,  de  micaschiste  intermédiaire  , etc.  Dans  la 
partie  supérieure  de  ces  terrains , les  roches  qui  accompagnent 
l’anthracite  renferment  des  débris  organiques  qui  appar- 
tiennent tous  à des  végétaux  que  l’on  doit  rapporter  à des 
plantes  herbacées  monocotylédones , comme  les  fougères , 
les  cquisetum , les  graminées,  etc.  Ces  débris  ne  se  trouvent 
que  dans  les  matières  sableuses  ou  terreuses  qui  accompagnent 
le  combustible,  jamais  dans  la  masse  même  de  l’anthracite,  où 
l’on  ne  voit  que  quelques  parties  fibreuses,  brillantes,  qui  res- 
semblent au  charbon  de  fusain , et  n’ont  aucune  forme  qui 
puisse  permettre  de  les  rapporter  à des  genres.  Souvent  ces 
débris  végétaux  sont  remplacés  par  du  talc  qui  a pris  leur  em- 
preinte. 

Les  terrains  liouillers  placés  immédiatement  sur  les  terrains 
de  transition  renferment  assez  souvent  de  l’antliracite,  tantôt 
sous  forme  de  nids  particuliers , tantôt  auprès  des  failles  qui 
traversent  les  couches  de  houille. 

Enfin,  les  ligniles  des  terrains  tertiaires,  lorsqu’ils  sont  en 
Tome  II.  14 
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contact  avec  les  basaltes,  se  transfonnent  en  anthracite.  Proba- 
blement que  cet  effet  est  dû  au  basalte,  qui,  par  la  chaleur, 
a fait  distiller  le  bitume  du  lignite  , et  a amené  ce  dernier  à 
la  nature  de  l’anthracite. 

Les  localités  où  se  trouve  l’anthracite  ne  sont  pas  très 
nombreuses  ; les  principales  sont  : les  Alpes  du  Daupluue , 
la  Savoie , le  Valais , le  Ilartz , la  Saxe , la  Bohême  , les  Pyré- 
nées et  l’Espagne , l’Angleterre , les  États-Unis , etc. 

885.  Usages.  L’anthracite  n’est  usitée  que  comme  com- 
bustible ; encore  n’est-elle  employée  à cet  usage  que  dans  les 
usines  où  l'on  a besoin  d’un  grand  feu,  car  elle  ne  peut  brûler 
qu’en  grande  masse.  L’absence  du  bitume  et  sa  forte  densité  la 
rendent  très  difficile  à allumer,  mais  quand  une  fois  elle  est 
éprise , elle  donne  une  chaleur  très  forte  et  sert  avec  avan- 
""tage  dans  les  fonderies.  Pulvérisée,  unie  à de  la  bouffie  et  a 
une  petite  quantité  d’argile,  on  en  fait  des  briquettes  et  des 
bûches  économiques  pour  placer  dans  le  fond  des  che- 


minées. 
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( Charbon  de  terre.  ) 


886.  Caractères  essentiels.  Substance  dun  noir  générale- 
ment pur  et  presque  toujours  éclatant , peu  dure,  friable, 
mais  jamais  assez  tendre  pour  se  laisser  rayer  par  l’ongle; 
inodore  par  le  frottement  et  non  électrique,  à moins  qu’elle 
ne  soit  isolée  ; brûle  facilement  avec  une  flamme  blanche,  une 
fumée  noire  et  une  odeur  bitumineuse  particulière  qui  a quel- 
que chose  de  fade  , mais  rien  de  piquant  ; elle  laisse  après  sa 
combustion  un  résidu  quelquefois  très  abondant  et  qui  est 
au  moins  de  3 pour  100.  La  cendre  de  la  houille  n’est  jamais 
complètement  pulvérulente  ; elle  se  présente  sous  la  forme  de 
scories  légères , ou  au  moins  sous  celle  d’une  poussière  mêlée 

de  scories. 
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Distillée  dans  dne  cornue,  elle  donne  du  gaz  hydrogène 
carboné  en  grande  quantilé,  un  peu  d’acide  acétique,  des 
produits  ammoniacaux,  de  l’huile  empyreumatique,  et  il  reste 
dans  la  cornue  un  charbon  volumineux,  dur,  brillant,  nommé 
coack  ou  coke. 

La  pesanteur  spécifique  dé  la  houille  est  de  i,3  à 1,8  ; va- 
riations qui  dépendent  de  mélanges  terreux. 

Elle  est  composée  de  60  à 70  de  charbon , de  3o  à 4o  de 
bitume  et  3 à 5 de  résidu  terreux  ; mais  ce  sont  les  meilleures 
qualités  de  houille  qui  offrent  cette  composition.  Le  bitume 
diminue  quelquefois  jusqu’à  manquer  entièrement,  et  la 
houille  passe , dans  ce  cas,  à l’anthracite.  Les  matières  terreuses, 
qui  sont  alors  accidentelles , vont  quelquefois  jusqu’à  âo  et 
plus  pour  100.  «*, 

La  houille  n’est  jamais  cristallisée,  elle  se  présente  toujours 
en  masses  considérables,  dont  la  texture  est  quelquefois  schis- 
teuse et  la  cassure  souvent  conchoïde,  mais  plus  ordinaire- 
ment droite.  Dans  ce  cas,  la  masse  se  divise  eu  fragments  rhoni- 
boidaux  ou  en  parallélépipèdes  assez  réguliers.  Enfin,  dans 
quelques  variétés , la  surface  des  fragmens  est  ornée  des  cou- 
leurs les  plus  vives  et  les  plus  variées. 

Les  différentes  variétés  de  houille  peuvent  toutes  se  ranger  en 
deux  sous-espèces,  qui  sont  la  houille  grasse  et  la  houille  sèche. 
Quelques  variétés  de  cette  dernière  sont  placées  maintenant 
parmi  les  lignites  : tel  est,  par  exemple,  le  lignite  candellaire  ou 
cannel-coal  des  Anglais.  . 

1”  sous-espèce.  Houille  grasse.  Elle  est  légère , assez  friable , 
très  combustible  ; brûlant  avec  une  flamme  blauche  et  longue. 
Elle  se  gonfle,  et  semble  presque  se  fondre.  Elle  s’agglutine  fa- 
cilement , propriété  qu’elle  doit  à la  grande  quantité  de  ma- 
tière huileuse  qu’elle  renferme.  Elle  laisse  peu  de  résidu.  On 
distingue  , parmi  ses  variétés , la  houille  cuboïde , la  houille 
schistoïde  et  la  houille  fragmentaire. 
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a*  sous-espèce.  Houille  sèche.  Elle  est  moins  noire  , beau- 
coup plus  solide  et  plus  lourde  que  la  première;  brûle  moins 
facilement , sans  se  gonfler  ni  s’agglutiner,  et  laisse  aussi  plus 
de  résidu.  Sa  flamme  est  bleuâtre.  Elle  ne  donne  dans  sa  com- 
bustion ni  ammoniaque  ni  odeur  bitumineuse,  tuais  beau- 
coup de  gaz  sulfureux , ce  qu’elle  doit  à la  grande  quan- 
tité de  pyrite  qu’elle  contient.  C’est  elle  qui  présente  le 
plus  souvent  les  variétés  à surfaces  irisées  et  les  variétés 
compactes. 

887.  Gisement  et  description  du  terrain  houiller.  La  bouille, 
sous  le  rapport  géologique,  joue  un  très  grand  rôle  dans  la 
nature.  Elle  se  trouve  toujours  en  masses,  quelquefois  en 
amas,  le  plus  ordinairement  en  couches,  et  rarement  en  filons 
dans  les  grands  dépôts  arénacés  désignés  sous  le  nom  de  grès 
liouiller,  et  par  lesquels  commence  la  série  des  terrains  se- 
condaires. Ce  grès  est  souvent  formé  par  des  fragmens  de 
quarz,  quelquefois  de  felspath  et  de  mica,  ce  qui  lui  a fait 
donner  le  nom  de  granité  recomposé.  Ces  fragmens  sont  plus 
ou  moins  gros.  C’est  surtout  dans  la  partie  inférieure  du  ter- 
rain que  l’on  rencontre  les  grès  dont  les  grains  sont  les  plus 
gros , et  que  quelques  géologues  regardent  comme  d’une  for- 
mation particulière.  Quand  le  grès  est  à grains  fins  et  le  mica 
abondant , il  devient  schisteux  ; ou  bien  si  le  mica  est  très 
divisé,  il  devient  semblable  à un  schiste  argileux , mais  il  ne 
faut  pas  le  confondre  avec  Y argile  schisteuse.  On  voit  quel- 
quefois dans  le  grès  houiller  de  grqs  interstices  remplis  par 
de  l’argile  blanche. 

La  seconde  roche  des  terrains  houillers  est  l’argile  schis- 
teuse peu  solide , se  fendillant  facilement,  même  par  le  seul 
contact  de  l’air.  Sa  couleur  est  un  gris  noirâtre  ou  bleuâtre. 
Elle  est  quelquefois  imprégnée  de  bitume,  et  prend  le  nom 
de  schiste  bitumineux , schiste  inflammable , argile  schis- 
teuse charbonneuse.  D’autrefois,  elle  est  micacée  et  passe  au  grès 
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schisteux.  C’est  dans  ces  argiles  schisteuses  que  se  trouvent  les 
empreintes  et  les  troncs  de  végétaux. 

L’argile  schisteuse , souvent  bitumineuse , sert  de  toit  et  de 
murs  aux  couches  de  houille.  Ces  couches  sont  plus  ou 
moins  nombreuses,  et  vont  quelquefois  jusqu’à  soixante , tou- 
jours séparées  les  unes  des  autres  par  l’argile  schisteuse  et  le 
grès  houiller.  Leur  épaisseur  varie  beaucoup  aussi , depuis  8 à 
i5  pouces  jusqu’à  ao  pieds  et  au-delà. 

L’argile  bitumineuse  qui  enveloppe  la  houille  contient  du 
fer  carbonaté  lithoïde  qui  forme  une  série  continue  d’amas  , 
de  rognons,  de  veines,  que  le  grès  houiller  même  renferme 
quelquefois.  Ce  fer  carbonaté  passe  facilement  à l’état  d’hy- 
drate , et  existe  assez  souvent  en  quantité  exploitable. 

On  observe  aussi  ‘quelquefois  dans  le  terrain  houiller  des 
roches  trappéetmes , en  général  de  couleur  noire , arnygda- 
loïdes  ou  porphyroïdes.  Ces  roches,  qui  ordinairement  sont 
un  mauvais  indice  pour  la  houille , sout  bien  plus  fréquentes 
dans  le  terrain  de  grès  rouge  que  dans  le  terrain  houiller. 

Enfin , on  trouve  aussi  des  roches  calcaires  dans  .ce  terrain  , 
mais  elles  n’existent  jamais  que  dans  les  couches  supérieures. 

888.  Stratification  des  terrains  houillers.  La  stratification 
de  ces  terrains  est  très  prononcée.  Ils  présentent  très  nettement 
les'  stratifications  périodiques,  c’est-à-dire  que  l’on  observe 
toujours  le  même  ordre  dans  la  disposition  des  couches  qui 
recouvrent  chaque  couche  de  houille.  Ces  couches  de  houille 
sont  toujours  parallèles  aux  couches  pierreuses  qui  les  accom- 
pagnent, et  ne  les  coupent  jamais.  Elles  sont  tantôt  presque  ho- 
rizontales , tantôt  fortement  inclinées  à l’horizon , mais  le  plus 
souvent  elles  ont  une  forme  que  l’on  nomme  en  bateau  ou  en 
cul  de  chaudron,  comme  on  peut  le  voir  dans  la  fig.  8,  pl.  IV, 
c’est-à-dire  qu’elles  se  relèvent  également  de  chaque  côté,  et 
suivent  toutes  les  sinuosités  des  collines  contre  lesquelles  elles 
sont  adossées.  D’autrefois,  comme  on  peut  l’observer  dans  les 


Digitized  by  Googl 


houillères  de  Mons  et  de  Valenciennes , les  couches  se  replient 
sur  elles-mêmes  en  zigzag,  et  forment  en  descendant  une 
suite  de  crochets  qui  conservent  une  sorte  de  régularité.  Les 
deux  lisières  schisteuses  suivent  les  mêmes  inflexions , de  sorte 
que  les  trois  couches  ne  cessent  pas  d’être  parallèles  entre 
elles;  mais  il  résulte  nécessairement  de  cette  disposition  que  la 
même  lisière  devient  alternativement  lit  et  toit  de  la  couche 
de  charbon.  On  ne  peut  guère  expliquer  ces  espèces  de  frac- 
tures ou  de  zigzags  , qu’en  supposant  que  quelques  parties  du 
sol  ont  éprouvé  un  affaissement  avant  que  les  matières  du 
terrain  houiller  ne  se  soient  entièrement  solidifiées.  Cela 
est  d’autant  plus  probable,  que  souvent  le  grès  houiller  n’a 
pas  subi  de  dérangement,  tandis  que  les  couches  de  houille 
et  d’argile  schisteuse  ont  été  reployées  , ee  qui  tient  à ce  que 
le  grès  était  solidifié  avant  les  matières  que  nous  venons  de 
citer.  Il  est  arrivé  encore , dans  ces  mêmes  houillères,  que 
des  strates  composés  de  plusieurs  couches  de  charbon  et  de 
plusieurs  couches  pierreuses  ont  glissé  tout-à- la-fois  dans  des 
excavations  formées  par  les  eaux , et  ont  éprouvé  les  mêmes 
flexions  que  Saussure  a observées  dans  les  couches  calcaires  des 
montagnes  d’Axenberg  et  de  Melberg , au  bord  du  lac  de  Lu- 
cerne, et  qui,  ne  pouvant  se  soutenir  dans  une  situation  trop  in- 
clinée sur  le  flanc  de  ces  montagnes,  se  sont  refoulées  sur  elles- 
mêmes  en  décrivant  plusieurs  courbes.  Mais,  dans  ce  cas,  plus  les 
strates  sont  épais,  moins  les  anfractuosités  sont  nombreuses. 

On  observe  encore  un  autre  accident  dans  ces  mines  ; c’est 
qu’au-dessus  d’un  assemblage  de  couches  qui  sont  dans  une 
situation  très  inclinée  et  onduleuse , on  en  voit  d’autres  qui 
sont  dans  une  situation  à peu  près  horizontale.  On  peut  sup- 
poser, dans  ce  cas-ci , qu’après  que  l’affaissement  qui  a mis 
les  anciennes  couches  dans  une  situation  inclinée  a eu  lieu  , il 
s’est  fait  de  nouveaux  dépôts,  et  que  ceux-ci  ont  pris  la  dis- 
position qui  est  ordinaire  à tout  dépôt  formé  dans  ur.e  eau 


Digitized  by  Google 


DE  MINÉRALOGIE. 


n5 

tranquille,  c’est-à-dire  la  situation  horizontale.  Ces  dépôts 
ont  commencé  par  combler  le  creux  formé  par  l’affaissement, 
et  graduellement  ils  sont  parvenus  à couvrir,  par  des  couches 
horizontales,  la  tranche  supérieure  des  couches  inclinées. 

Il  arrive  quelquefois  que  tout  d’un  coup  les  couches  de 
houille  sont  interrompues  par  des  fentes  remplies  par  des  ma- 
tières étrangères,  mais  en  général  par  des  débris  du  ter*- 
rain  ; il  faut  alors  traverser  ces  fentes  pour  retrouver  la  couche 
du  combustible,  qui  se  trouve  toujours  plus  basse  du  côté  où 
plonge  la  couche.  On  donne  à ces  fentes  le  nom  de  failles.  On 
nomme  brouillage  un  accident  qui  arrive  aussi  assez  fréquem- 
ment dans  ces  couches  ; c’est  que  le  combustible  se  trouve 
mêlé  avec  les  matières  pierreuses  qui  lui  servent  de  toit  ou  de 
lit,  au  point  que  l’exploitation  devient  impossible. 

88g.  Les  couches  de  charbon  de  terre  se  trouvent  ordinai- 
rement au  pied  des  chaînes  de  montagnes  primitives , dans  des 
localités  qui  annoncent , par  leur  disposition , qu’elles  furent 
jadis  des  vallées  sous-marines,  des  golfes,  des  bassins,  dans 
les  temps  où  la  contrée  était  encore  en  partie  couverte  par 
l’Océan.  On  voit  que  ces  couches  suivent  toutes  les  sinuosités 
des  terrains  qui  leur  servent  de  base  ; mais  on  n’en  a jamais 
trouvé  dans  l’intérieur  des  montagnes.  La  houille  parait  s’être 
déposée  dans  toute  la  longueur  des  vallées,  et  souvent  même 
dans  les  vallées  adjacentes  ; en  sorte  que  la  direction  de  ces 
vallées  étant  connue,  on  en  conclut  la  disposition  des  couches 
de  houille,  qui  forment  toujours  une  grande  quantité  de 
petits  bassins  disposés  dans  la  direction  de  la  vallée  prin- 
cipale. 

890.  Niveau  des  houilles.  11  existe  des  couches  de  houille  à 
des  hauteurs  très  considérables.  Leblond  en  cite  dans  les  Cor- 
dillères du  Pérou  près  de  Santa-Fé-de-Bogota , à la  hauteur 
de  2200  toises  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  M.  de  Hum- 
boldt  cite  les  mêmes  couches  à 1 36o  toises  ; mais  on  en  iur 
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dique  dans  les  Cordillères  de  Huarocheri  à a3oo  toises.  On  en 
exploite  dans* les  mines  de  la  Flandre  à 3oo  toises  au-dessous 
du  sol , qui , dans  ces  plaines,  n’est  élevé  que  de  5o  toises  au- 
dessus  de  la  mer,  en  sorte  que  l’on  trouve  entre  les  deux  li- 
mites connues  de  la  houille  l’espace  énorme  de  38oo  toises. 

8g  i . Substances  minérales  qui  se  rencontrent  dans  les  houilles. 
On  trouve  peu  de  substances  minérales  dans  les  couches  de 
houille  ; le  fer  pyriteux  est  une  des  plus  communes  ; il  donne 
à la  houille  l’odeur  sulfureuse  qu’elle  manifeste  pendant  la 
combustion , et  la  rend  impropre  à la  fonte  du  fer.  On  y 
trouve  du  fer  carbonate  lithoïde , du  plomb  sulfuré , et  assez 
souvent  du  quarz  et  de  la  chaux  carbonatée,  qui  en  remplis- 
sent les  fissures  sous  forme  de  lames  minces,  et  qui  nuisent 
également  à sa  qualité.  Il  arrive  quelquefois  que  la  houille 
est  privée  de  bitume,  et  devient  alors  semblable  à l’anthracite  ; 
c’est  ce  qu’on  observe  dans  une  des  exploitations  d’Anzin,  près 
de  Valenciennes. 

892.  Empreintes  et  corps  organiques  des  terrains  houillers. 
Les  corps  organisés  que  l’on  rencontre  dans  ces  terrains  sont 
principalement  des  empreintes  de  plantes  monocotylédones  , 
comme  des  fougères , des  roseaux , des  équisetacêes  et  des 
troncs  de  fougères  arborescentes . Ces  corps  se  rencontrent 
principalement  dans  une  argile  nommée  pour  cela  argile  à 
fougères.  On  trouve  cependant  dans  le  grès  houiller  des  arbres 
assez  gros,  disposés  perpendiculairement  aux  plans  de  ses 
couches;  leur  coupe  est  aplatie  ; l’intérieur  ne  conserve  pas 
le  tissu  ligneux , c’est  du  grès  ; et  la  partie  extérieure  est  à 
l’état  de  houille.  On  suppose  que  ces  troncs  étaient  creux 
(comme  ceux  des  bambous , etc.),  que  l’intérieur  a été  rempli 
de  grès , et  que  la  partie  ligneuse  s’est  changée  en  houille.  Ces 
tiges  de  végétaux  sont  toujours  des  stipes.de  fougères  arbo- 
rescentes, ou  peut-être  de  palmiers  : on  a cependant  cité  des 
troncs  dicotylédones , mais  ils  se  trouvaient  dans  le  terrain  de 
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grès  rouge , qui  quelquefois  contient  aussi  de  la  liouille , et 
non  dans  un  véritable  terrain  liouiller. 

On  cite  aussi  quelques  coquilles,  surtout  dans  l’argile  schis- 
teuse et  le  fer  carbonate  : ces  coquilles  sont  toujours  bivalves, 
et  ont  été  rapportées  à des  coquilles  fluviatiles  appartenant  au 
genre  Unio , qui  n’existe  que  dans  les  eaux  douces.  Ou  a cite 
des  ammonites  et  des  orthocératiles,  mais  il  est  possible  qu’elles 
n’aient  été  observées  que  dans  le  calcaire  inférieur  à ces  ter- 
rains, On  n’indique  pas  A’enlroques , niais  on  rencontre  des 
empreintes  de  poissons , principalement  dans  les  nodules  de 
fer  carbonate , auquel  ils  semblent  avoir  servi  de  centre  d’at- 
traction. 

893.  Position  du  terrain  houiller.  Le  terrain  Rouiller  repose 
le  plus  souvent  sur  des  terrains  primitifs , quelquefois  aussi 
sur  des  calcaires  de  transition,  comme  les  houillères  de  la 
Eclgique  et  de  l’Angleterre.  On  en  a cité  aussi  reposant  sur  des 
terrains  trappéens.  Presque  toujours  ce  terrain  est  inférieur  au 
terrain  de  grès  rouge;  mais  quelquefois  il  le  recouvre , en  sorte 
que  l’on  ne  sait  trop  auquel  des  deux  on  doit  donner  l’anté- 
riorité. Immédiatement  au-dessus  d’eux  vient  le  terrain  de  cal- 
caire alpin  et  les  autres  terrains  secondaires. 

894.  Embrasement  naturel  des  houillères.  On  entend  quel- 
quefois le  gaz  hydrogène  carboné  s’échapper  des  fissures  de  la 
houille;  il  s’y  produit  parfois  des  inflammations  spontanées, 
que  l’on  attribue  à la  décomposition  des  pyrites;  l’incendie  se 
communique,  la  houille  s’enflamme,  et  continue  à brûler 
pendant  des  années  entières.  Les  grès  sont  souvent  un  peu  vi- 
trifiés; l’argile  schisteuse  éprouve  une  demi-fusion , et  devient 
semblable  à de  la  porcelaine  ( porcellanite ),  souvent  d’un  beau 
bleu,  ou  offrant  des  teintes  jaunes , rouges , etc.  ; ou  bien  elle 
se  scorifie,  et  donne  lieu  à un  grand  nombre  de  variétés.  On 
observe  quelquefois , dans  ce  cas,  de  l’hydroclilorate  d’am- 
moniaque, qui  se  sublime  en  octaèdres  dans  les  fentes  des  ro- 


Digitized  by  Google 


y 


318  ÉLÉMENS 

ches , ce  qui  conduit  à penser  qu’il  a pu  se  trouver  des  ma- 
tières animales  dans  la  formation  de  la  houille.  11  se  forme 
aussi  du  sulfate  d’ammoniaque  (probablement  par  la  décom- 
position des  pyrites) , de  l’alun , et  de  petites  masses  d’acier 
qui  sont  fournies  par  la  réduction  de  petits  nids  d’oxide 
de  fer,  que  contiennent  assez  souvent  les  couches  d’argile 
schisteuse. 

8p5.  Opinion  généralement  admise  sur  l’origine  de  la 
houille.  On  regarde  généralement  ce  combustible  comme 
provenant  du  dépôt  de  substances  végétales  qui  ont  subi 
une  altération  particulière.  On  est  naturellement  conduit  à 
cette  conjecture , en  considérant  la  grande  quantité  de  car- 
bone contenue  dans  les  végétaux , en  observant  que  la  matière 
bitumineuse  est  presque  toujours  un  des  produits  de  leur  dé- 
composition , et  se  rappelant  que  les  schistes  qui  accompa- 
gnent la  houille  portent  de  fréquentes  empreintes  de  feuilles 
de  fougères , de  roseaux  , etc. , qui  croissaient  probablement 
sous  l’ombrage  des  végétaux  qui  se  sont  transformés  en  houille. 
Les  matières  animales  peuvent  aussi  avoir  contribué  à la  forma- 
tion de  cette  substance  ; mais  les  houilles  qui  contiennent  beau- 
coup d’ammoniaque  renferment  aussi  des  coquillages , que 
l'on  regarde  comme  d’eau  douce , sans  en  avoir  la  certitude  ; ces 
houilles  ne  sont,  à proprement  parler,  que  des  lignites posté- 
rieurs aux  véritables  houilles. 

896.  Localités.  Les  principales  mines  de  houille  de  la  France 
sont  situées  dans  les  départent  ens  de  l’Aveyron , du  Cantal , 
de  l’Isère,  de  la  Haute-Loire,  de  la  Loire , du  Nord,  de  la 
Nièvre,  du  Puy-de-Dôme,  du  Var,  etc.,  etc.  Les  houillères 
sont  encore  plus  nombreuses,  proportionnellement  à l’éten- 
due , en  Belgique  et  en  Angleterre  qu’en  France.  On  en  re- 
trouve au  Hartz  , en  Saxe , en  Bohême , en  Autriche , en  Hon- 
grie, etc.  ; il  en  existe  peu  en  Espagne,  en  Portugal,  en  Italie, 
en  Suède.  On  n'en  connaît  pas  en  Norwège , en  Russie  ; mais 
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on  en  retrouve  en  Sibérie,  à la  Chine,  au  Japon,  à la  Nou- 
velle-Hollande, en  Amérique , etc.,  etc. 

897.  Usages  de  la  houille.  La  houille  n’est  employée  que 
comme  combustible  ; mdis , sous  ce  point  de  vue , elle  est 
d’une  telle  importance,  que  sa  présence  fait  presque  toujours 
la  richesse  des  contrées  où  elle  se  trouve.  Elle  peut  remplacer 
le  bois  dans  la  plupart  des  circonstances  ; et,  à poids  égal, 'elle 
donne  une  chaleur  bien  supérieure.  Elle  exhale  presque  tou- 
jours en  brûlant  une  odeur  bitumineuse  , et  quelquefois  sul- 
fureuse lorsqu’elle  contient  des  pyrites.  Quelques  médecins 
ont  attribué  à l’ojdeur  bitumineuse  qu’elle  répand  des  effets 
salutaires  dans  les  maladies'de  poitrine. 

Lorsque  la  houille  contient  beaucoup  de  bitume , elle  se 
fond  en  brûlant,  et  s’agglutine  de  manière  à ne  former  qu’une 
seule  masse , ce  qui  devient  très  incommode  dans  les  four- 
neaux qui  ont  besoin  d’un  grand  courant  d’air.  Aussi  souvent, 
avant  d’employer  la  houille  dans  ces  fourneaux  , lui  fait-on 
subir  une  opération  particulière , qui  consiste  à la  calciner 
pour  lui  faire  perdre  son  bitume , et  la  rendre  en  quelque 
sorte  semblable  au  charbon  de  bois  ; on  la  connaît  alors  sous 
le  nom  de  coack.  Cette  calcination  dofcnc  lieu  a différens  pro- 
duits, que  l’on  peut  recueillir  si  l’on  opère  dans  des  vases 
distillatoircs , comme  on  le  pratique  pour  l’éclairage  au  gaz. 

On  peut  obtenir  le  gaz  du  charbon  en  plaçant«cette  matière 
dans  un  cylindre  de  fonte  de  forme  un  peu  aplatie.  On  inet 
ce  cylindre  dans  un  fourneau,  de  manière  qu’il  pose  sur  unp 
maçonnerie  en  briques  qui  est  percée  de  beaucoup  d’ouvertures, 
de  sorte  que  la  chaleur  parvient  facilement  sur  le  cylindre.  La 
chaleur  nécessaire  pour  obtenir  le  gaz  favorise  la  combinai- 
son d’une  certaine  quantité  de  charbon  avec  la  fonte  , et  le  c.y— 
* lindrc , quelquefois  assez  échauffé  pour  se  déformer , se  détruit 
en  peu  de  temps.  Après  la  distillation  , on  trouve  dans  le  cy- 
liml  re  une  masse  noire  qui  est  le  coack.  Ce  coack  est  léger . 
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volumineux  et  ne  présente  pas,  pour  fondre  les  mines  de  fer , 
les  mêmes  avantages  que  celui  que  l’on  prépare  dans  des 
fours.  Dans  ce  dernier , le  sulfure  de  fer  que  contient  presque 
toujours  la  houille  est  entièrement  brûlé  par  l’oxigène  de  l’air 
et  transformé  en  acide  sulfureux  et  eu  tritoxide  de  fer  qui 
forme  des  taches  rouges  dans  l’intérieur  de  ce  coack.  Dans  des 
vaisseaux  fermés,  la  même  chose  ne  peut  pas  avoir  lieu,  puis- 
que le  persulfure  de  fer  est  indécomposable  par  la  chaleur 
seule , et  peut  tout  au  plus  être  ramené  à l’état  de  proto- 
sulfure. Or,  comme  de  très  petites  quantités  de  soufre  rendent 
le  fer  cassant,  surtout  à chaud,  ce  coack  nepeut  pas  être  em- 
ployé daus  l’exploitation  de  ce  métal. 

Pour  distiller  too  kilogr.  de  charbon , on  en  brûle  les  deux 
tiers  ou  les  trois  quarts,  ou  67  à 75  kilogr. , et  l’on  obtient 
60  kilogr.  de  coack. 

Les  produits  de  la  distillation  sont  un  gaz  extrêmement 
fétide  , formé  d’hydrogène  carboné , d’hydrogène  sulfuré , 
d’acide  carbonique , d’ammoniaque  et  d’un  peu  de  carbure  de 
soufre  ; en  outre,  de  l’eau  à l’état  liquide  ou  à l’état  de  vapeur 
contenant  du  carbonate  d’ammoniaque,  et  mélangée  avec  une 
espèce  de  goudron  provenant  de  l’altération  d’une  certaine 
quantité  du  bitume  de  la  houille.  L’hydrogène  carboné  qui  se 
forme  en  premier  lieu , est  de  l'hydrogène  bi-carboné , mais 
par  la  suite , comme  la  température  devient  trop  élevée  pour 
que  ce  gaz  ne  soit  pas  décomposé,  on  n'obtient  que  de  l’hydro- 
gène proto-carboné , ou  un  mélange  des  deux  gaz. 

Le  gaz  au  sortir  du  cylindre  traverse  de  longs  tuyaux  ; il  en 
est  de  même  du  goudron , et  de  l’eau  qui  laisse  déposer  sur  les 
parois  de  ces  tuyaux  une  croûte  de  carbonate  d’ammoniaque 
concret.  Les  produits  liquides  s’écoulent  dans  des  réservoirs  par- 
ticuliers où  l’on  recueille  le  goudron,  et  les  produits  gazeux  sont  * 
conduits  dans  des  vases  où  on  les  purifie.  Cette  purification 
consiste  à débarrasser  l’hydrogène  carboné  des  autres  gaz 
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avec  lesquels  il  est  mélangé,  afin  qu’il  puisse  produire  une 
lumière  vive,  sans  répandre  de  mauvaise  odeur.  Four  cela,  on 
lui  fait  d’abord  traverser  une  bouillie  de  chaux  qui  décom- 
pose l’hydrogène  sulfuré  et  le  carbure  de  soufre,  en  s’empa- 
rant de  ce  dernier  corps  ; elle  absorbe  aussi  une  grande  quantité 
d’acide  carbonique,  mais  elle  a le  désagrément  de  décomposer 
le  carbonate  d’ainmoniaque  et  d’en  mettre  l’alcali  en  liberté. 
C’est  pour  cela  que  le  gaz , au  sortir  du  lait  de  chaux , est 
conduit  dans  un  vase  qui  contient  de  l’eau  légèrement  acidulée 
avec  l’acide  sulfurique  qui  s’empare  de  l’ammoniaque.  Le  gaz 
ainsi  purifié  est  un  mélange  d’hydrogène  carboné  et  d’un  peu 
d’acide  carbonique;  il  va  se  rendre  dans  les  gazomètres,  qui 
sont  de  grandes  cloches  de  métal  placées  sur  l’eau  et  soutenues 
par  uueontre-poids,  et  dont  la  pression  suffit  pour  chasser  le 
gaz  dans  tous  les  conduits  qui  doivent  le  mener  à sa  desti- 
nation. 

La  bouille  n’est  pas  la  seule  matière  que  l’on  emploie  pour 
la  préparation  du  gaz;  on  se  sert  encore  des  bitumes,  des 
résines,  des  graines  oléagineuses,  et  surtout  des  huiles  qui 
donnent  de  l’hydrogène  bien  plus  carboné  que  la  houille,  et 
dont  la  purification  est  bien  plus  facile. 

CINQUIÈME  GENRE. 

DES  SELS  ORGANIQUES. 

I**  ESPÈCE.  MXSCjtGNINJS. 

{Ammoniaque  sulfatée.) 

898.  Caractères  essentiels.  Substance  soluble  dans  deux  fois 
son  poids  d’eau  froide , volatile  en  partie  seulement  par  l’ac- 
tion du  feu  , et  dégageant  l’odeur  d’ammoniaque  par  l’addi- 
tion de  la, chaux.  Sa  forme  primitive  est  le  prisme  hexaèdre. 
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On  la  trouve  en  cristaux , en  petites  masses  concrétionnéés  et  à 
l’état  pulvérulent.  ' 

Composition.  — A II  “S  -f-  i2Aq. 

899.  Gisement.  On  trouve  ce  sel  en  solution  dans  les  eaux  de 
lagonis  situés  près  Siena  en  Toscane  ; on  en  trouve  aussi  près 
de  Turin,  et  en  France  dans  le  Dauphiné,  à la  surface  de 
plaines  sableuses.  Enfin , on  le  cite  aussi  sur  les  laves  récentes, 
dans  le  voisinage  de  quelques  volcans,  et  en  particulier  de 
l’Etna,  et  dans  les  houillères  embrasées. 

Usages.  Ce  sel  existe  en  trop  petite  quantité  dans  la  na- 
ture, pour  être  le  sujet  d’aucune  exploitation  ; on  le  prépare 
artificiellement  pour  les  usages  chimiques.  Il  11e  sert  pour 
ainsi  dire  qu’à  la  préparation  de  l’hydrochlorate  d’ammo- 
niaque. {V.  l’espèce  suivante.) 

9.'  ESPÈCE.  SEL  AMMONIAC. 

( Ammoniaque  hj  drochloralcc.  ) 

900.  Caractères  essentiels.  Substance  blanche  ou  grisa trè , 
ayant  une  saveur  urineuse  et  piquante  ; translucide  et  un  peu 
élastique  ; soluble  dans  six  fois  son  poids  d’eau  froide,  entiè- 
remerit  volatile  par  la  chaleur , et  donnant  de  l’ammoniaque 
par  la  chaux. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  i,45. 

Sa  forme  primitive  est  l’octaèdre  régulier.  On  obtient  aussi 
le  cube  et  le  trapézoèdre , mais  toujours  artificiellement,  ainsi 
que  la  forme  primitive.  On  trouve  cette  substance  sous  forme  de 
ramifications  semblables  à des  barbes  de  plume,  et  qui,  exa- 
minées à la  loupe,  paraissent  composées  de  petits  octaèdres 
implantés  les  uns  dans  les  autres,  ou  bien  en  masses  informes 
et  striées. 

Composition.  =x  AH6  -f  IlCh , ou  1 volume  de  gaz  am- 
moniac , ï volume  de  chlore  et  5 volume  d’hydrogène  = 
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i volume  d’acide  hydrochlorique , ou , suivant  M.  Ber- 
zclius  ATDChX  ( Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  t.  XXXI, 
p.  33.) 

goi.  Gisement.  On  trouve  l’ammoniaque  bydrochloratée 
dans  les  houillères  embrasées  et  les  produits  volcaniques,  sous 
forme  de  petites  masses  qui  ont  été'  produites  par  sublimation, 
comme  en  Sicile  ejt  en  Italie;  elle  est  très  rare. 

902.  Préparation.  Ce  sel  se  trouve  en  trop  petite  quantité 
dans  la  nature  pour  être  exploité , mais  comme  on  l’emploie 
assez  fréquemment  en  Médecine  et  dans  les  arts,  on  le  pré- 
pare artificiellement.  Il  existe  tout  formé  dans  la  fiente  des 
chameaux,  d’où  on  le  retire  en  Egypte.  Pour  cela,  on  fait 
sécher  cette  fieute,,  on  la  brûle  ensuite  dans  des  cheminées  un 
peu  tortueuses,  on  ramasse  la  suie  qui  en  provient,  et  on  en 
remplit  aux  trois  quarts  et  demi  des  matras  à fond  plat.  O11 
place  ces  matras  dans  un  fourneau  de  galère  , de  manière  à ce 
que  la  partie  supérieure  soit  en  contact  avec  l’air  froid.  On 
ménage  d’abord  l’action  du  feu,  on  l’augmente  graduellement 
et  on  soutient  son  action  pendant  trois  jours  environ  ; de  temps 
en  temps  on  débouche  l’ouverture  des  ballons,  pour  empêcher 
qu’elle  ne  s’obstrue.  On  laisse  refroidir,  puis  on  casse  les  bal- 
lons , et  on  en  détache  le  sel  ammoniac  qui  occupe  la  partie 
supérieure,  et  qui,  pour  cette  raison,  a pris  une  forme  hémi- 
sphérique. 

En  Europe , on  suit  un  autre  procédé  et  on  le  fabrique  de 
toutes  pièces.  Ce  procédé,  qui  est  dû  à Baume',  consiste  à intro- 
duire de  vieux  chiffons  de  laine , de  vieux  cuirs  et  autres  ma- 
tières animales  dans  des  cylindres  de  fonte  placés  horizontale- 
ment sur  des  fourneaux  à réverbère.  A une  des  extrémités  de 
ces  cylindres  , il  y a une  ouverture  que  l’on  ferme  à volonté  , 
et  par  laquelle  on  introduit  des  substances  ; à l’autre , il  y a un 
grand  tube  qui  plonge  dans  un  tonneaù  rempli  d’eau,  et  l’appa- 
reil est  terminé  par  un  tube  droit  pour  le  dégagement  des  gaz. 
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Les  produits  sout  ordinairement  de  l’acétate  et  de  l’hydro- 
cyanate  d’ammoniaque , de  l’huile  et  une  grande  quantité  de 
sous-carbonate  d’ammoniaque.  Lorsque  l’opération  est  termi- 
née, on  délaie  dans  ces  produits  une  certaine  quantité  de  sul- 
fate de  chaux  en  poudre  fine,  et  on  les  filtre  même  sur  plu- 
sieurs couches  de  ce  sulfate.  La  décomposition  s’opère  assez 
promptement;  il  se  forme  du  sulfate  d’ammoniaque  soluble 
et  du  carbonate  de  chaux  insoluble.  On  verse  un  excès  de 
sel  marin  dans  la  solution  de  sulfate  d’ammoniaque;  il  y a 
formation  d’hydrochlorate  d’ammoniaque  et  de  sulfate  de 
soude.  On  évapore  le  mélange  pour  faire  cristalliser  la  majeure 
partie  de  ce  dernier  sel  ; on  pousse  l’évaporation  jusqu’à  sic- 
cité  , et  on  sublime  le  résidu  comme  nous  venons  de  le  dire , 
en  parlant  de  la  préparation  du  sel  ammoniac  d’Egypte.  On 
l’emploie  souvent  (ou  bien  le  sulfate)  pour  la  préparation  de 
l'ammoniaque  liquide. 

3*  ESPÈCE.  GUJttO. 

( Chaux  uralée,  etc.  ) 

903.  Caractères  essentiels.  Substance  d’une  couleur  brune , 
d’une  odeur  forte,  noircissant  par  l’action  du  calorique,  et 
répandant  une  odeur  d’ammoniaque.  Soluble  avec  efferves- 
cence dans  l’acide  nitrique  à chaud  ; résidu  de  l’évaporation 
séché  avec  précaution , prenant  une  belle  couleur  rouge  (ca- 
ractère de  l’acide  urique  ).  (Beudant.) 

Elle  est  formée  d’acides  urique  , oxalique  et  phosphorique , 
de  chaux,  d’ammoniaque  et  d’une  matière  grasse  particulière. 

904.  Gisement.  Le  guano  se  trouve  très  abondamment  dans 
la  mer  du  Sud,  aux  îles  de  Chinche  près  de  Pisco  ;jnais  il  existe 
aussi  sur  les  côtes  et  îlots  plus  méridionaux,  à Ilo,  Jza  et 
Arica.  11  forme  des  couches  de  5o  à 60  pieds  d’épaisseur,  que 
l’on  travaille  comme  des  mines  de  fer  ochracé,  et  dont  on 
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emploie  le  produit  en  agriculture' comme  engrais.  Ces  mêmes 
flots  sont  habités  par  une  multitude  d’oiseaux , surtout  d’^r- 
dea,  de  Phenicopterus , qui  y couchent  la  nuit;  mais  leurs 
excrémens  n’ont  pu  former  depuis  trois  siècles  que  des  couches 
de  4 à 5 lignes  d’épaisseur.  Cependant  la  composition  chimique 
du  guano  porte  A croire  qu’il  a été  formé  par  des  excrémens 
d’oiseaux . , 

4*  ESPÈCE,  meeeite. 

( Alumine  mellatée  hydratée.  ) 

905.  Caractères  essentiels.  Substance  ordinairement  d’un 
jaune  de  miel,  translucide  ou  transparente,  résinoïde,  fra- 
gile, et  se  laissant  facilement  entamer  par  le  couteau;  possé- 
dant à un  haut  degré  la  réfraction  double  ; acquérant  l’élec- 
tricité résineuse  par  le  frottement.  Chauffée  fortement , elle 
blanchit,  perd  sa  transparence,  donne  de  l’eau,  ensuite  de- 
vient noire,  et  finit  par-  tomber  en  poussière  ; soluble  dans 
l’acide  nitrique;  solution  précipitant  en  gelée  par  l’ammo- 
niaque. Sa  forme  primitive  est  Y octaèdre  à triangles  isocèles. 
Ses  formes  dominantes  sont  le  dodécaèdre  irrégulier  ou  l’oc- 
taèdre primitif,  quelquefois  modifié  sur  ses  angles. 

-Sa  pesanteur  spécifique  est  de  i,58. 

Elle  est  composée  d’alumine , d’acide  mellitique  et  d’eau. 

906.  Gisement.  Le  mellite  est  rare.  On  l’a  trouvé  en  Thu- 
ringe , et  on  prétend  l’avoir  retrouvé  depuis  en  Suisse , accom- 
pagnant le  bitume  asphalte.  Sa  position  géologique  est  dans 
les  lignite»  des  terrains  tertiaires. 

• 

5*  ESPÈCE.  HVttBOLDTlTE. 

( Fer  oxalaté.  ) 

‘ 907.  Caractères  essentiels.  Substance  très  rare,  d’un  jaune 
serin  ; pesant  1 ,3  ; sa  solution  précipite  par  le  nitrate  de  ba- 
ryte, et  ensuite  par  le  cyanure  de  potassium. 

. , Tome  II.  i5 
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Elle  est  formée  d’acide  oxalique  et  de  bi-oxide  de  fer  • 
sa  formule  = FeO1? 

Gisement.  M.  Mariano  de  Rivero  l’indique  dans  un  lignite 
friable , découvert  à Kolowserun  près  Belin  en  Bohême. 

‘ APPENDICE  AU  LIVRE  II. 

N’ayant  pas  eu  le  projet  d’offrir  un  tableau  complet  des  es- 
pèces du  règne  minéral,  nous  avons  omis  volontairement 
toutes  celles  dont  la  composition  chimique,  et  par  conséquent 
la  pl  ace  qu’elles  doivent  Occuper  dans  cette  méthode,  est  en- 
core incertaine.  Nous  aurions  pu  les  réunir  en  un  appendice 
général  placé  à la  fin  de  cet  ouvrage  ; mais  comme  aucune  de 
ces  espèces  ne  présente  jusqu’à  présent  d’applications  utiles, 
nous  nous  contenterons  de  citer  les  principales , en  renvoyant , 
pour  leurs  caractères,  aux  différens  ouvrages  de  Minéralogie, 
tels  que  les  Annales  des  Mines,  les  Annales  de  Chimie  et  de 
Physique , les  Annales  des  Sciences  naturelles , le  Dict.  des 
Sciences  naturelles,  le  7 rai  lé  de  Mim!ralogiede  M . Beudant,  etc . 

Tels  sont  les  minéraux  suivaus  : Àllophane.  — Arffwedso— 
nite.  — Bergmanite.  — Brewstêrite.  — Breislackite.  — Bu- 
cholsite.  — Chamoisite.  — Chlorophéite.  — Chloropalc.  — 
Comptonite.  — Couzeranite.  ■ — Chuzite.  — Cronstedite.  — 
Cérium  carbonate.  — Dipyre  (leueolite).  — Divers  chlorures. 

— Fibrolite.. — Fortiérite.-— Gismondine  (abrazite,  zeagonite). 

— Gieseckite.  — Humite.  — Killinite.  — Helvine.  — Hisin- 
grit.  — Knebelite.  — Kirghisitte.  — Leelile.  — Lindzinite. — 
Lectrobite.  — Limbilite.  — Ligurite.  — Nacrite.  — Necro- 
nite.  — Néphéline  (sommité).  — Polymignite.  — Pagodite 
( agalmatholite  , koreite).  — Polyalite.  — Pierre  de  savon.  — 
Sordawalite.  — Sideroclepte.  — Stromnite.  — Spinellane.  — 
Thomsonite.  — Thulite.  — Yttrya  fluaté.  — Zurlile.  — Di- 
vers arseniures , etc.,  etc. 
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LIVRE  III. 

; 

CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES  SUR  LA  GÉOGNOSIE, 
APPLIQUÉES  A LA  MINÉRALOGIE. 


Nous  avons  partagé  ce  livre , qui  doit  servir  de  complément 
à la  Minéralogie,  en  deux  chapitres  dans  lesquels  nous  déve- 
loppons les  principales  considérations  géognostiques  que  le 
minéralogiste  ne  peut  ignorer.  Dans  le  premier,  nous  donnons 
quelques  généralités  sur  les  roches  et  sur  leur  manière  d’être 
dans  la  nature,  c’est-à-dire  sur  les  couches.  Dans  le  second, 
nous  examinons  la  manière  d’être  des  couches,  ou  la  structure 
intérieure  et  extérieure  des  terrains,  leur  âge  relatif,  et  les 
accidens  qui  dérangent  leur  stratification. 


>o«o< 


CHAPITRE  PREMIER. 

DES  ROCHES. 

908.  Nous  venons  de  passer  en  revue  la  majeure  partie  des 
espèces  minérales.  Nous  avons  décrit  leurs  caractères  et  leur 
manière  d’être  dans  la  nature,  c’est-à-dire  leur  gisement.  En 
supposant  que  nous  connaissions  assez  bien  ces  espèces  pour  les 

^ ,5.. 
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reconnaître  à la  seule  inspection  de  leurs  caractères  extérieurs, 
il  semblerait  qu’en  jetant  les  yeux  à la  surface  de  la  terre, 
nous  devrions  toujours  trouver  l’une  ou  l’autre  des  substances 
que  nous  avons  examinées;  mais  c’est  ce  qui  n’est  pas.  Ce  ne 
sont  pas  elles,  en  effet,  qui  composent  la  masse  du  globe  ter- 
restre; elles  ne  sont  pour  la  plupart  que  des  raretés  dissé- 
minées dans  d’autres  substances,  dont  la  masse  est  infiniment 
petite  relativement  au  volume  de  la  terre. 

On  se  demandera  alors  pourquoi  avoir  traité  avec  tant  de 
soin  d’objets  si  peu  répandus  dans  la  nature,  et  avoir  né- 
gligé jusqu’ici  l’étude  des  masses  qui  composent  notre  planète? 
Nous  répondrons  à cette  objection,  que  ces  substances,  qui 
sont  en  proportion  très  petite  devant  la  totalité  du  globe, 
sont  souvent  en  quantité  assez  considérable  relativement  à 
nous,  et  que  ce  sont  elles  particulièrement  qui  nous  procu- 
rent un  grand  nombre  de  matières  utiles , telles  que  les 
métaux,  les  combustibles,  etc.  En  second  lieu,  nous  aurions 
passé  beaucoup  de  temps  à étudier  ces  grandés  masses  dont 
l’étude  est  pour  ainsi  dire  faite  d’elle-même  maintenant, 
puisque  nous  connaissons  les  matières  dont  elles  sont  com- 
posées. 

Ainsi , après  nous  être  occupés  de  chaque  substance  iso- 
lée dans  le  sein  de  la  terre , ce  qui  est  le  cas  le  plus  rare,  nous 
allons  maintenant  examiner  ces  substances  mélangées  mécani- 
quement, ce  qui  est  le  cas  le  plus  fréquent. 

On  donne  à ces  mélanges , qui  constituent  toute  la  masse  de 
la  terre , le  nom  de  roches. 

gog.  On  voit  que  les  roches  différant  essentiellement  des 
especes , en  ce  qu’elles  sont  toujours  le  résultat  de  l’union  de 
plusieurs  espèces  en  proportions  indéfinies,  tandis  que  les  es- 
pèces sont  toujours  le  résultat  de  l’union  d’un  ou  plusieurs 
éléinens  en  proportions  définies,  et  quelquefois  aussi  de  plu- 
sieurs espèces  chimiques,  mais  toujours  en  proportions  définies, 
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ce  qui  donne  au  produit  de  cette  union  des  caractères  tout- 
à-fait  différens  de  ceux  des  composans.  C’est  ainsi  que  deux 
silicates  simples  qui  constituent  des  espèces  existant  dans  la 
nature,  peuvent  se  réunir  en  proportions  définies , et  former 
une  espèce  minéralogique  qui  aura  ses  caractères  et  sa  for- 
mule chimique,  taudis  que  lorsque  deux  ou  plusieurs  espèces 
se  réunissent  pour  former  une  roche , il  n’existe  jamais  de  pro- 
portions définies  ; il  n’y  a pas  de  combinaison , mais  un  mé- 
lange , et  quelquefois  tellement  grossier,  que  l’œil  peut  re- 
connaître les  composans  : exemple , le  granité. 

Lorsque  les  composans  sont  perceptibles,  les  roches  sont 
dites  phanerogènes  (de  ft;,  apparens,  et  yuteu*',  nasci ) , 
pour  indiquer  l’apparence  de  leur  composition  ; et  lorsqu’ils 
sont  imperceptibles  , on  les  a nommées  adélogènes  (de  , 

obscurus,  et  y utoftu,  nasci),  pour  indiquer  que  l'œil  ne  peut 
apercevoir  leurs  parties  mélangées.  I.e  granité  est  dans  le 
premier  cas,  V argile  est  dans  le  second. 

Quoique  le  nom  de  roches  ne  doive  s’appliquer  qu’à  ci  s 
mélanges  naturels  qui  se  trouvent  en  grand  dans  la  nature, 
on  l’a  étendu  aux  espèces  simples  qui  se  présentent  eu  grand  ; 
ainsi  le  marbre,  le  fer  oxide , etc.,  qui  sont  de  véritables 
espèces  minéralogiques,  prennent  le  nom  de  roches  lorsqu’on 
les  considère  dans  leurs  rapports  avec  la  composition  du  globe. 
w On  ne  sait  pas  alors  au  juste  où  6ontles  limites  de  cette  accep- 
tion ; et  telle  substance  que  l’on  n’a  pas  encore  trouvée  en  assez 
grande  quantité  dans  la  nature  pour  mériter  ce  nom,  pourra 
s’y  rencontrer  bientôt  en  quantité  plus  que  suffisante  pour  rece- 
voir cette  dénomination.  On  devrait  donc  réserver  le  mot 
roche  pour  désigner  les  substances  mélangées,  quels  que  soient 
leur  abondance  et  leurs  divers  caractères , et  ne  l’étendre 
aux  espèces  minéralogiques  que  lorsqu’elles  se  mélangent 
sous  deux  états  différens,  comme  dans  les  porphyres , etc. 

Une  grande  dureté  n’est  pas,  comme  on  le  croit  dans  le 
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monde,  un  caractère  essentiel  aux  roches,  la  plupart  le  pos- 
sèdent; mais  il  en  est  de  très  tendres,  comme  les  argiles,  etc.- 
910.  Dans  l’acception  la  plus  générale  du  mot  roche,  on 
les  distingue  en  roches  composées , c’est-à-dire  celles  qui  ré- 
sultent du  mélange  mécanique  de  plusieurs  espèces , ou  de  la 
meme  sous  deux  états  différens,  et  en  roches  simples , qui  sont 
toujours  des  espèces  minéralogiques . j- 

Les  roches  composées  ont  reçu  différens  noms , d’après  leur 
composition,  leur  structure,  leur  état  d’agrégation,  etc.; 
mais  les  coupes  ou  les  espèces  que  l’on  y a faites  n’ont  pour 
la  plupart  pas  de  limites,  elles  se  confondent  et  passent  sou- 
vent de  l’une  à l’autre  par  nuances  insensibles , quoique  leurs 
extrêmes  soient  bien  différens  (*).  C’est  encore  un  caractère 
qui  les  distingue  nettement  des  espèces  minérales,  qui  ne  pas- 
sent jamais  de  l’une  à l’autre. 

91 1 • On  emploie  pour  reconnaître  et  décrire  les  roches  la 
plupart  des  caractères  dont  on  se  sert  pour  décrire  les  espèces 
minéralogiques  ; mais  il  en  est  quelques-uns  qui  sont  entiè- 
rement différens,  et  qui  ne  peuvent  s’appliquer  qu’aux  roches 
composées:  telles  sont  particulièrement  la  composition  et  la 
structure.  - ; • 

912.  Composition.  La  composition  d’une  espèce  minérale 
est  une  composition  chimique  résultant  d’une  combinaison  , 
tandis  que  la  composition  d’une  roche  est  une  composition 
mécanique  résultant  d’un  mélange. 

On  distingue  dans  cette  dernière  composition  les  parties 
composantes,  essentielles , accessoires  et  accidentelles  : ainsi 
dans  la  roche  nommée  gneis  , le  felspath  et  le  mica  sont  des 


(*)  Il  en  résulte  que  le  nombre  de  roches  mélangées  est  indéfini , puisque 
toutes  les  espèces  peuvent  entrer  dans  ces  mélanges,  quoique  cela  n'ait  pas 
lien  réellement.  Ensuite,  le  passage  d’une  roche  à une  outre  donne  lieu  à 
tftic  infinité  de  uuauccs  très  difficiles  à décrire. 
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composans  essentiels;  le  quarz  est  accessoire;  le  grenat,  la  tour- 
maline, l’épidote  ne  sont  qu  accidentels,  paice  qu  on  ne  les 
rencontre  qu’accirlen tellement  dans  le  gneis. 

On  nomme  partie  prédominante  le  principe  qui  domine , 
c’est-à-dire  dont  la  quantité  l’emporte  sur  celle  des  autres; 
ainsi  le  felspatli  est  partie  prédominante  dans  ungrand  nombre 
de  roches.  On  conçoit  qu’il  devient  insignifiant  d indiquer  le 
principe  prédominant  d’une  roche,  quanti  sa  proportion  n est 
qu’un  peu  plus  forte  que  celle  des  autres.  ♦ 

ç)i3.  Structure.  On  ne  considère  plus,  dans  les  roches  corn* 
posées,  l’arrangement  des  molécules  comme  déterminant  la 
structure , mais  l’arrangement  des  parties  composantes  ; en 
.sorte  que  la  structure  d’une  roche  est  entièrement  différente 
de  celle  d’une  espèce  minéralogique.  Il  n’y  a que  certaines 
roches  adélogènes  ( dont  les  parties  composantes  sont  trop 
ténues  pour  que  l’on  puisse  les  distinguer)  qui  présentent  une 
structure  analogue  à celle  des  espèces  minérales. 

Outre  la  structure  que  nous  allons  examiner,  et  qui  est  dite 
structure  d'agrégation,  les  roches  en  présentent  encore  une 
autre,  nommée  structure  de  disgrégalion , qui  tient  à la  ma- 
nière dont  elles  se  divisent , et  que  nous  n’examinerons  qu’en 
parlant  de  la  manière  d’être  des  roches  dans  la  nature,  ou  dés 
couches.  , • 

On  peut  distinguer  dans  les  roches  sept  espèces  de  structure 
d’agrégation,  qui  sont  les  structures  granitoïde,  porphj-roi.de  > 
amjrgdaloidc , entrelacée,  arénacée , cellulaire  et  irrégu- 
lière. 

A.  Structure  granitoïde.  Se  dit  des  roches  formées  de  miné- 
raux cristallisés  contemporains  (c’est-à-dire  qui  se  sont  for- 
més et  mélangés  en  même  temps),  et  groupés  irrégulièrement , 
mais  avec  uniformité , de  manière  qu’un  des  minéraux  ne  se 
trouve  pas  en  plus  grande  proportion. dans  un  endroit  que.  dans 
uu  autre. Leur  cassure  est  saccbaroïde  ou  grenue.  Quelquefois  les 
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minéraux  semblent  y être  disposés  par  bandes  ; c’est  la  strucr 
tuve  grani tonie  rubanée.  ... 

B.  Structure  porphjroide.  Se  dit  d’une  roche  formée  deplu- 
sieurs  minéraux  ou  d’un  seul  sous  deux  états  différons,  dont 
l’uu  forme  la  pâte,  et  dont  l’autre  est  disséminé  en  cristaux 
au  milieu  de  cette  pâte , qui  est  ordinairement  compacte,  mais 
qui  peut  être  saecharoïde.  Lorsque  les  cristaux  sont  du  fel- 
spath  ou  de  l’albite,  les  roches  sont  dites  porphyriques  ou 
porphyres,  mais  quand  les  cristaux  sont  d’une  autre  nature , on 
nomme  les  roches  pseudo-porphyriques  ou  pseudo-porphyres . 

C.  Structure  amygdaloïde.  Se  dit  des  roches  qui  offrent  de 
petits  rognons  de  substances  diverses  empâtés  dans  une  masse 
minérale  de  nature  également  variable.  Parmi  ces  roches, 
M.  Brochant  de  Villiers  distingue  : 

i°.  Celles  à noyaux]  ou  rognons  contemporains  ; 

2°.  Celles  à noyaux  un  peu  postérieure  ou  douteux  ; 

3°.  Celles  à noyaux  postérieure. 

i°.  Dans  le  premier  cas , les  noyaux  ont  une  grande  tendance 
à cristalliser  ; on  y remarque  tous  les  passages  à la  structure 
porphyroïde.  La  nature  des  rognons  est  la  même  que  celle  de 
la  pâte , et  ils  adhèrent  ordinairement  si  fortement  à cette 
dernière,  qu’il  est  presque  impossible  de  les  séparer.  Leur  inté- 
rieur est  compacte  ou  cristallisé;  tels  sont,  par  exemple,  le 
granité  orbiculaire  de  Corse , dont  les  noyaux  sont  formés  de 
couches  concentriques  et  le  porphyre  orbiculaire  de  Corse  , 
dont  les  noyaux  cristallins  sont  formés  de  rayons  divergens 
vers  le  centre.  C’està  cette  structure  que  M.  Brongniart  donne  le 
nom  de  structure  empâtée  glanduleuse , réservant  le  nom  de' 
structure  empâtée  amygdaloïde  pour  les  roches  qui  con- 
tiennent des  noyaux  non  cristallisés  et  qui  se  trouvent  rangées 
dans  les  deux  variétés  suivantes. 

2°.  Dans  le  second  cas , les  noyaux  paraissent  avoir  été  for- 
més un  peu  après  la  pâte.  Ils  n’offrent  à l’extérieur  aucune 
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tendance  à cristalliser.  Leur  forme  est  aplatie,  quelquefois 
irrégulière  ; ils  offrent  intérieurement  une  structure  cristal- 
line, rarement  rayonnée,  non  concentrique.  On  n’y  observe 
pas  de  cavités  , et  l’on  peut  les  séparer  de  la  pâte. 

3°.  Dans  le  troisième  cas,  la  pâte  est  compacte,  quelquefois 
saccliaroïde  ; les  noyaux  ne  montrent  aucune  tendance  cristal- 
line à l’extérieur.  Ils  sont  sphéroidaux  ou  ellipsoïdes.,  formés 
de  couches  concentriques  plus  ou  moins  distinctes.  L’intérieur 
est  souvent  tapissé  de  cristaux  dont  la  pointe  est  dirigée  vers 
le  centre  (Pl.  III , Og.  3).  Il  semblerait  que  la  matière  qui  a 
formé  ces  rognons  a filtré  postérieurement  à travers  la  pâte 
et  a tapissé  ces  cavités  couche  par  couche.  Ces  noyaux  sont 
souvent  des  géodes  d’agate  dont  l’intérieur  est  tapissé  de  cris- 
taux d’améthyste. 

/ D.  Structure  entrelacée.  Se  dit  des  roches  composées  de 
deux  substances  dont  l’une  en  petites  veines  et  l’autre  en 
petites  masses,  autour  desquelles  ces  veines  viennent  se  con- 
tourner. On  n’observe  guère  cette  structure  que  dans  certains 
calcaires  de  transition,  où  le  calcaire  forme  les  noyaux  qui 
sont  enveloppés  par  des  veines  d’une  substance  argilo-tal* 
queuse  ; tel  est  le  marbre  Campan  et  plusieurs  autres. 
M.  Brongniart  donne  à cette  disposition  le  nom  de  structure 
entrelacée  amj'gdaline. 

E.  Structure  arénacée.  Se  dit  des  roches  qui  doivent  leur 
existence  à des  fragmens  de  roches  préexistantes;  gros  ou  pe- 
tits, réunis  le  plus  ordinairement  par  un  ciment.  On  donne ‘à 
ces  roches  le  nom  général  de  conglomérats. 

Quand  les  grains  sont  très  fins , la  roche  prend  le  nom  de 
grés  j quand  les  grains  sont  gros , elle  prend  ceux  de  poudding 
et  de  brèche  ; poudding , si  les  fragmens  sont  des  galets  ar- 
rondis , brèche , si  ce  sont  des  fragmens  anguleux. 

Les  pouddings  se  rapprochent  des  roches  atnygdalo'idcs , 
mais  ils  en  diffèrent  pas  leurs  noyaux  plus  arrondis  et  qui  ne 
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sont  jamais  ni  lame)  leux  , ni  cristallins,  ni  rayonnés , ni  formés 
de  couches  concentriques. 

F.  Structure  cellulaire.  Se  dit  des  roches  qui  offrent  un 

grand  nombre  de  vides,  cofmne  les  laves  et  plusieurs  autres 
produits  volcaniques.  • 

G.  Structure  irrégulière.  Se  dit  des  roches  formées  de  deux 
ou  plusieurs  minéraux  groupés  par  masses  irrégulièrês , mais 
dont  l’un  est  toujours  cristallisé.  Cette  structure  est  rare;  on 
l’observe  dans  la  roche  dite  vert  de  Corse,  qui  est  formée  de 
diallage  et  de  jade.  La  «hallage  y forme  des  amas  cristallisés , 
disposés  sans  uniformité.  Tels  sont  encore  quelques  marbres 
mélangés  de  serpentine. 

Classification  des  roches. 

914.  Les  géologues  et  les  minéralogistes  ont  souvent  dis- 
cuté quelle  était  la  meilleure  classification  des  roches,  et  se 
sont  rarement  accordés  sur  un  sujet  aussi  difficile.  Les  uns  les 
considérant  sou^  les  rapports  géologiques  seulement , obser- 
vant leur  disposition  dans  la  nature  par  lits  successifs,  et  par 
conséquent , formés  à des  époques  différentes,  veulent  quelles 
soient  classées  selon  leur  ancienneté  présumée.  C’est  en  effet 
la  classification  qui  offrirait  le  plus  d’intérêt.  Les  autres , d’a- 
près des  considérations  minéralogiques,  veulent  qu’elles  soient 
classées  d’après  leur  composition  et  leur  structure.  Ils  obser- 
vent avec  raison  que  dans  la  première  classification,  on  se- 
rait obligé  de  donner  des  noms  différens  à la  même  roche , 
quand  elle  se  représenterait  à des  époques  différentes , comme 
cela  arrive  assez  fréquemment , et  que  dans  une  distribution 
minéralogique  rien  n’empêche  d’indiquer  à chaque  roche 
l’époque  présumée  de  sa  formation.  Il  est  vrai  que  rien 
n’empêche  non  plus , dans  le  premier  cas , d'indiquer  la 
composition  et  la  structure  de  chacune  d’elles.  Quoi  qu’il  en 
soit,  comme  nous  ne  pouvons -étudier  les  roches  dans  cet 
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ouvrage  que  d’uue  manière  très  succinte , nous  allons  seule- 
ment passer  en  revue  les  principales  espèces,  comme  étude 
intermédiaire  à la  Minéralogie  et  à la  Gc'ognosie.  Nous  sui- 
vrons pour  cette  étude  l’ordre  dans  lequel  nous  avons  décrit 
les  espèces  minérales  ; nous  ne  ferons  que  désigner  les  roches 
simples,  en  renvoyant  au  numéro  de  l’espèce  pour  la  con- 
naissance de  leurs  caractères , et  nous  rapporterons  les  roches 
composées  à l’espèce  qui  prédomine  dans  leur  composition. 

Comme  il  est  un  assez  grand  nombre  de  roches  qui  ne  peu- 
vent être  distribuées  dans  une  classification  chimique,  et  qui 
offrent  d’ailleurs  beaucoup  trop  d’analogie  pour  qu’on  puisse 
les  séparer  dans  une  classification  minéralogique , nous  les 
placerons  par  appendice  à la  suite  des  autres.  Nous  formerons 
un  premier  appendice  des  conglomérats,  et  un  second  des  pro- 
duits volcaniques. 

ÉNUMÉRATION  SYSTÉMATIQUE 
DES  ROCHES. 

i 

PREMIÈRE  CLASSE. 

Roches  formées , en  totalité  ou  en  partie  prédominante , par 
des  corps  simples  ou  des  corps  composés  d’après  le  prin- 
cipe de  la  composition  inorganique , c'est-à-dire  dans  les- 
quels les  atomes  composés  du  premier  ordre  ne  contiennent 
que  deux  élémens.  ’ . ; 


ORDRE  PREMIER. 

Roches  formées,  en  totalité  ou  en  partie  prédominante,  par 
des  substances  métalloïdes. 

i 

9i5.  Cet  ordre  ne  renferme  aucune  substance  assez  abon- 
damment répandue  dans  la  nature  pour  pouvoir  être  consi- 
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derée  comme  roclic  ; le  soufre  est  la  seule  (|ui  pourrait  tout 
au  plus  mériter  quelque  considération  (79). 

L’eau , considérée  comme  masse  minérale , est  une  des  subs- 
tances qui  jouent  un  des  plus  grands  rôles  dans  la  nature  ; 1 liais 
comme  on  ne  l’admet  pas  dans  les  classiiications  des  roches , 
quoiqu’elle  s’y  trouve  réellement  placée  par  l’extension  don- 
née à ce  mot , nous  renvoyons  à l’espèce  pour  ses  détails  géo- 
logiques (120).  ‘ ; 

ORDRE  SECOND. 

* * • • 

Roches  formées,  eu  totalité  ou  en  partie  prédominante , par 
des  métaux  électro-négatifs,  ou  dont  les  oxides,  dans  leurs 
combinaisons  avec  d’autres  corps  oxides  , ont  une  plus 
grande  tendance  à jouer  le  rôle  d’acide  que  celui  de  base 
saliliable.  » 

GENRE  SILICIUM. 

» * l 1 

ESPÈCES  SIMPLES. 

916.  Espèce  1.  yu ARZ  HYALIN. 

Existe  comme  roche,  tantôt  compacte  ou  schistoïde,  état 
qu’il  doit  à un  composant  accidentel , qui  est  le  mica ; forme 
des  couches  dans  le9  terrains  primitifs,  de  transition , secon- 
daires et  d’alluvion. 

Dans  les  terrains  primitifs,  il  forme  des  couches  indépen- 
dantes {l tacolumite)  au  sud  de  l’équateur,  dans  les  montagnes 
du  Brésil,  dans  les  Cordilières  des  Andes  de  Quito,  en  Nor- 
wège , etc.,  et  des  couches  subordonnées  dans  les  granités , les 
gneis,  les  micaschistes,  les  schistes  argileux. 

Dans  les  terrains  de  transition,  il  constitue  des  couches  su- 
bordonnées aux  roches  calcaires  et  schisteuses  de  la  T aran— 
taise , de  Kemi-Elf  en  Suède,  et  de  Skeen  en  Norwège. 

Dans  les  terrains  secondaires  , on  observe  une  formation  de 
quarz  indépendante,  qui  est  parallèle  au  grès  rouge,  et  qui 
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pénètre  dans  le  calcaire  alpin  des  Andes  de  Contumaza  et 
Huaucavelica.  (Humboldt.) 

Il  existe  aussi , en  couches  énormes , à l’état  de  sable  ou 
qu«rz  arénacé,  qui  couvre  des  déserts  immenses , constitue 
des  monticules  quelquefois  doués  d’un  mouvement  de  trans- 
lation , et  dont  l’accumulation  est  due  à des  alluvions  et  aux 
vents  (182,  199,  982). 

On  trouve  comme  principes  accidentels , dans  la  formation 
indépendante  du  quarz  des  terrains  primitifs,  du  fer  oligistc 
spéculaire , de  l’or,  de  la  tourmaline , de  la  clilorite , etc.  Les 
couches  de  cette  formation  ont  jusqu’à  1000  pieds  d’épais- 
seur. Elle  se  trouve  ordinairement  recouverte  d’une  brèche 
ferrugineuse  très  aurifère,  ce  qui  a fait  penser  à M.  d’Eschwègc 
( Joum . von  Brasilien,  1,25)  que  les  terrains  de  lavage  dans 
lesquels  on  trouve  le  diamant,  l’or,  le  palladium  et  le  pla- 
tine , dans  différons  endroits  du  Brésil , doivent  leur  origine  à 
la  disgrégatiou  de  ces  roches. 

Forme  une  partie  essentielle , mais  très  rarement  prédomi- 
nante, d’nn  grand  nombre  de  roches  ( granité , gneis , mica- 
schiste, etc.),  et  se  rencontre  quelquefois  comme  partie  accès* 
soire  ou  accidentelle  de  plusieurs  autres.  ■ 

917.  Espece  2.  quarz  silex. 

En  couches  subordonnées  à des  dépôts  argileux  dans  les  ter- 
rains tertiaires;  renferme  souvent  des  coquilles  fluviatiles, 
telles  que  des  planorbem,  des  lymnées , et  quelquefois  même 
des  coquilles  terrestres  (190).  C’est  toujours  le  silex  meulière 
qui  constitue  ces  couches  , et  non  le  silex  pyromaque , qui  ne 
forme  que  des  lits  parallèles,  et  souvent  très  multipliés,  dans 
les  assises  supérieures  de  la  craie , comme  ou  peut  le  remar- 
quer aux  environs  de  Paris  (Meudon , Bougival,  etc.). 

918.  Espèce  3.  quarz  réopètre.  (Partie  des  hornslein 
de  W.) 

Forme  des  couches  d’une  épaisseur  considérable  dans  les 
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terrains  secondaires;  ces  couches  sont  subordonnées  au  cal- 
caire alpin  , et  ont  été  observées  dans  les  Cordilières  du  Pé- 
rou , au  milieu  des  mines  d’argent  de  Chota.  Ce  quarz  existe 
en  trop  petites  masses  en  Europe  pour  qu’on  puisse  l’y  consi- 
dérer comme  roche  (188).  Il  renferme  ( montagne  de  Gual- 
gayoc , Cordilières  ) un  grand  nombre  de  filons  d’argent  gris 
et  rouge , et  de  fer  magnétique. 

918  bis.  Annotations.  Cette  roche  passe  fréquemment  au  si- 
lex pyromaque  ( feuerstein ) et  au  jaspe.  C’est  à une  variété  de 
jaspe  argileux  à structure  schistoïde  épaisse  que  M.  llaüy  a 
donné  le  nom  de  phtanite  ( kieselschiefer) . Ce  phtanite  se 
trouve  dans  les  terrains  de  transition  en  couches  subordon- 
nées au  schiste  argileux  et  aux  psammites. 

ESPÈCES  COMPOSÉES.  1 

91g.  Espece  4.  greisun.  {Granité  slannifère,  Ilumboldt  ; 
Tljalomicte;  Graisen.) 

Roche  d’une  structure  granito'ide , composée  de  quarz  gra- 
nuleux et  de  paillettes  de  inica  dispersées  au  hasard.  Se  trouve 
dans  les  terrains  primitifs, où  elle  passe  à une  autre  roche  nommée 
micaschiste  lorsque  le  mica  devient  partie  prédominante , et 
forme  des  feuillets  séparés  par  des  feuillets  de  quarz  ; elle  passe 
aussi  au  granité.  Les  substances  que  l’on  rencontre  acciden- 
tellement dans  le  gfeisen  sont  : du  felspath,  de  la  topaze , de 
la  tourmaline , de  l’étain  oxide , qui  le  caractérise  particuliè- 
rement, du  manganèse  tungstaté  (scliéelin  ferruginé),  du 
schéelite. 
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ORDRE  TROISIÈME. 

Roches  formées,  en  totalité  ou  en  partie  prédominante,  par 
des  métaux  électro-positifs , ou  dont  les  oxides  ont  une  plus 
grande  tendance  à jouer  le  rAlè  de  base  que  celui  d’acide. 

PREMIÈRE  SOUS-DIVISION. 

Roches  formées , en  totalité  ou  en  partie,  par  des  métaux  dont 
les  oxides,  soumis  à l’action  d’une  haute  température , se 
réduisent , soit  par  eux-mémes,  soit  par  l’addition  du  char- 
bon, et  qui  sont  les  radicaux  des  anciens  oxides  métalliques 
proprement  dits. 

GENRE  ÉTAIN. 

926.  Espece  unique,  étain  oxidé. 

Se  trouve  en  amas,  en  filons,  ou  disséminé  dans  d’autres 
roches  des  terrains  primitifs,  comme  gnei»,  granité,  mais 
surtout  dans  des  roches  placées  entre  le  gneis  et  le  mica- 
schiste (3o4). 

GENRE  PLOMB. 

921.  Espece  unique,  galène.  (Plomb  sulfuré.} 

Se  trouve  en  couches  dans  les  terrains  de  transition.  Ces 
couches  sont  le  plus  souvent  subordonnées  à des  psam  mites 
schisteux  ou  grossiers,  ou  à des  calcaires  de  transition  ; on 
eu  trouve  aussi  des  couches  dans  les  terrains  secondaires,  sur- 
tout dans  le  calcaire  alpin  (3 1 3) . 

GENRE  CUITRÉ. 

922.  Espèce  unique.  cxtiprb  pyriteux.  (Sulfure  double  de 
cuivre  et  de  fer.) 

Se  trouve  en  amas  considérables  ou  en  filons  dans  des  ter- 
rains primitifs,  intermédiaires,  et  même  secondaires.  Dans 
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ces  derniers  terrains , il  est  mêlé  à des  argiles  ou  niâmes  schis- 
teuses, carburées  ou  bitumineuses,  et  constitue  alors  ce  que 
l’on  a appelé  schiste  cuivreux  ( kupfers-schiefer ) , dont  les  dé- 
pôts forment  des  couches  subordonnées  dans  le  calcaire  alpin. 
On  les  trouve  dans  les  deux  hémisphères , au  Mansfeld , dans 
les  plaines  du  Brésil , les  Andes  du  Pérou , etc.  ; ils  renferment 
des  poissons  fossiles  et  des  empreintes  de  plantes  qui  semblent 
appartenir  à la  famille  des  lycopodiacées  (373). 

GENRE  ZINC. 

923.  Espece  r.  zinc  0x1  dé  (4g 5). 

Espece  2.  zinc  carbonate  (Soi). 

Espece  3.  zinc  sulfuré  (4<}2). 

Ces  trois  minerais,  auxquels  M.  Haiiy  a assigné  une  place 
dans  sa  classification  des  roches,  se  trouvent  en  quantité  plus 
ou  moins  considérable  dans  les  terrains  de  transition  et  se- 
condaires. 

‘ GENRE  FER. 


924.  Espece  1.  fer  oxidulé. 

En  amas  ou  en  couches  étendues  dans  les  terrains  primitifs, 
comme  dans  le  gneis  primitif  (c’est  surtout  le  fer  magnéliqué), 
où  les  couches  de  20  à 3o  toises  d’épaisseur  sont  mêlées 
souvent  de  calcaire  grenu,  d’apophyllite , de  triphane,  d’a- 
mianthe , de  trémolite , d’actinote  et  de  bitume  ( Suède  et 
Laponie).  Mêlé  à la  diôrite  grenue  , et  accompagné  de  mena- 
kanite , de  zircon  et  de  zoïsite , il  constitue  des  couches  subor- 
données dans  la  même  formation  de  gneis  ( Taberg  eh  Suède  ) . 
Sous  forme  de  sables  ferrugineux  titaniftres , il  est  très  abon- 
dant dans  leé  terrains  d’alluvion  (546). 

925.  Espece  2.  fer  oligiste. 

En  amas  ou  en  couchés  encore  plus  puissantes  que  le  précé- 
dent, et  dans  les  mêmes  terrains  Se  substitue  quelquefois  au 
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mica  des  micaschistes,  et  constitue  alors  une  roche  accidentelle, 
composée  de  quarz  et  de  fer  oligistc.  Il  forme  aussi  des  cou- 
ches alternantes  puissantes , mêlées  de  quarz  aurifère  dans  la 
grande  formation  d ' Itacolumile  ou  quarz  élastique  chlorileux 
(roche  de  quarz* parallèle  au  schiste  argileux  primitif)  des 
montagnes  du  Brésil  et  des  Cordillères  de  Quito  (55o). 

926.  Espece  3.  fer  oxidé. 

La  mine  de  fer  rouge  forme  des  couches  puissantes  dans  les 
terrains  primitifs  (55a). 

927.  Espece  4.  fer  jiydroxidé. 

Se  trouve  abondamment  en  couches  compactes  ou  granuli- 
fornies  dans  les  terrains  primitifs,  de  transition , secondaires 
et  tertiaires.  Il  existe  aussi  dans  les  terrains  d’alluvion  : on  le 
désigne  alorà  sous  le  nom  de  fer  limoneux  (58o). 

928.  Espece  5.  fer  carboraté. 

En  amas  considérables  dans  les  terrains  primitifs  et  de  tran- 
sition, et  dans  les  terrains  secondaires  les  plus  anciens,  tels 
que  le  calcaire  alpin , dans  lequel  on  le  voit  pénétrer  et  cons- 
tituer des  couches  subordonnées,  tantôt  compactes,  tantôt 
grenues  et  caverneuses,  auxquelles  on  a donné  le  nom  de 
calcaire  ferrifere  ( Eisenkalk , Zuchlwand );  .couches  qui , dans 
certains  cas,  deviennent  assez  puissantes  pour  remplacer  les 
assises  inférieures  de  cette  formation.  Les  géologues  allemands 
ont  donné  le  nom  de  Rauchwacke  à cette  même  roche  chargée 
de  bitume,  caverneuse  et  d’une  couleur  noirâtre  (502). 

92g.  Espèce  6.  FER  SULFURÉ. 

En  masses  assez  considérables  dans  les  terrains  primitifs  et 
de  transition  (523). 

g3o.  Espece  7.  fer  arsenical. 

En  masses  dans  les  terrains  primitifs  et  de  transition  (54?.). 

g3o  bis.  Espèce  8.  fer  carburé.  {Graphite.) 

Appartient  aux  terrains  primitifs  et  de  transition  (538). 

» t • " » * 
•'•Y**'  1 • ‘ . 
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DEUXIÈME  SOUS- DI  VISION. 

Roches  formées,  en  totalité  ou  en  par tiepré dominante,  par  des 
métaux  non  réductibles  à l'aide  du  charbon,  cl  dont  les 
oxides  forment  des  terres  et  des  alcalis. 

931.  Obsen’ation.  Nous  venons  de  citer,  dans  la  sous-divi- 
sion précédente,  les  minéraux  qui  sont  assez  abondans  dans  la 
nature  pour  constituer  des  roches;  mais  toutes  ces  substances 
(le  quarz  excepté)  sont  en  proportion  infiniment  petite  rela- 
tivement à celles  que  nous  allons  examiner  dans  cette  se- 
conde sous-division,  et  qui  ont  toutes  pour  bases  les  oxides 
dont  les  métaux  sont  : l 'aluminium,  le  magnésium , le  cal- 
cium, le  sodium  ou  le  potassium.  En  ajoutant  à ces  cinq 
élémens  le  silicium  et  peut-être  le  fer,  on  a les  sept  corps 
simples  qui,  en  s’oxidant,  puis  se  combinant  de  différentes 
manières,  se  mélangeant  ensuite,  sans  suivre  de  lois  constantes, 
constituent  toute  la  masse  solide  du  globe  dans  laquelle  nous 
avons  pu  pénétrer.  Tous  les  autres  produits  minéraux  sont 
extrêmement  rares , quand  on  les  compare  à ceux  dont  nous 
venons  de  parler. 

I"  SECTION. 

I *' ' ' • 

ROCHES  A BASE  D’ALUMINE. 

GENRE  ARGILE . 

v 

g32.  Les  argiles  forment  des  couches  plus  ou  moins  étendues, 
très  fréquentes  dans  les  terrains  nouveaux  et  assez  rares  dans  les 
terrains  anciens,  où  elles  prennent  toujours  des  caractères  qui 
les  éloignent  des  argiles  proprement  dites.  Elles  résultent  alors 
quelquefois  de  la  décomposition  de  certaines  roches  dont 
l’alumine  et  la  silice  forment  des  parties  constituantes. 

Les  argiles  véritables  paraissent  avoir  été  formées  par  des 
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dépôts  très  lents  de  matières  alumineuses , siliceuses  et  cal- 
caires , dont  les  particules  très  fines  étaient  en.  suspension  dans 
les  eaux  (673).  . 

La  plupart  des  argiles  se  trouvent  en  couches  subordonnées 
à differentes  roches,  telles  que  les  porphyres  ctles  siénites, dans 
les  terrains  de  transition  (Cordillères  des  Andes)  ; le  grès  rouge, 
le  calcaire  alpin , le  grès  bigarré,  le  calcaire  jurassique , le  grès 
secondaire  à lignites  , etc. , dans  lés  terrains  secondaires.  Les 
formations  les  plus  remarquables  de  ces  derniers  terrains 
sont  : 

L 'argile  schisteuse  ou  argile  à fougères,  qui  accompagne  la 
bouille  et  alterne  avec  elle.  Elle  contient , comme  son  nom 
l’indique,  beaucoup  d’empreintes  de  végétaux  tnonocotylé- 
dones,  que  l’on  attribue  à des  fougères  arborescentes  dont  on 
connaît  des  espèces  analogues , mais  non  identiques. 

\’ argile  s ali f ère  o u muriatifère.  (Salzthon,  Humboldt.)  Cette 
argile  offre  des  couleurs  qui  varient  du  gris  au  noirâtre , au 
bleuâtre  et  au  rouge  brun.  Ses' couches  sont  puissantes*,  ou  bien 
on  la  trouve  disséminée  en  parties  rhomboïdales , soit  dans  le 
sel  gemme  même,  soit  dans  des  couches  de  gypse  subordonnées 
au  calcaire  alpin.  Sa  consistance  est  très  variable.  Selon  M.  de 
Humboldt,  cette  argile  offre  quelquefois  des  coquilles  péla- 
giques, mais  jamais  de  paillettes  de  inica  ni  d’empreintes 
de  fougères,  comme  l'argile  schisteuse  qui  accompagne  les 
houilles. 

Dans  les  terrains  tertiaires,  Y argile  plastique  constitue  une 
formation  indépendante  placée  au-dessus  de  la  formation  de 
craie,  et  recouvrant  celle-ci  dans  un  grand  nombre  de  lieux. 
Ses  couches  sont  d’une  épaisseur  très  variable,  et  sont  fré- 
quemment de  nature  différente  à leur  partie  supérieure. 
L’argile  noirâtre  , sablonneuse , contient  parfois  des  débris 
de  corps  organisés  qui  sont  généralement  très  rares  dans  la 
partie  inférieure  de  la  couche.  Dans  certains  cas,  cette  sépa- 
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ration  est  nettement  tranchée  par  une  couche  de  sable  plus  oit 
moins  épaisse.  Il  arrive  aussi  que  le  banc  supérieur  se  montre 
seul.  Dans  tous  les  cas  , c’est  toujours  dans  ce  banc  qu’exis- 
tent les  corps  organiques'  fossiles,  tels  que  des  ligniles  plus 
ou  moins  abondaus,  quelquefois  même  réduits  à quelques 
débris  de  feuilles  ou  de  rameaux  charbonnés.  Ces  lignites 
fréquemment  mélangés  de  pyrites  de  fer,  offrent  aussi  des 
troncs  d’arbres  entiers  pétrifiés,  mais  assez  bien  conservés 
pour  qu’on  puisse  reconnaître  l’organisation  de  végétaux 
dycotylédones.  Outre  les  lignites,  on  observe  encore,  dans 
cette  couche  , des  débris  de  végétaux  monocotylédones,  des 
nodules  de  succin , des  résines  succiniques  et  un  mélange  de 
coquilles  pélagiquesel  fluviatiles  (Sy  rênes,  Cériles  d’eau  douce 
ou  Potamides,  Mèlanies , Paludines,  Lymnées,  Huîtres,  Pla- 
norbes , etc.).  Il  faut  remarquer  cependant  'que  ce  mélange 
n’existe  qu’à  la  partie  supérieure  de  la  formation  d’argile  plas- 
tique, et  que  les  coquilles  que  l’on  trouve  à la  base  du  banc 
supérieur,  dont  nous  venons  de  parler,  appartiennent  aux 
coquilles  fluviatiles.  On  a trouvé  aussi  dans  certaines  argiles 
plastiques  (Paris,  Londres)  des  ossemens  d’animaux  vertébrés. 

Enfin,  dans  les  terrains  volcaniques,  on  observe  une  formation 
d’argile  avec  grenats  py  ropes.  Selon  M.  de  Humboldt,  cette  der- 
nière formation  semble  liée  à l’argile  avec  lignites  du  terrain 
tertiaire , sur  lequel  se  sont  souvent  répandues  des  coulées  de 
basalte.  ' 

GENRE  TOPAZE. 

. • 

g33.  Espèce  unique,  tovazosème.  ( Topazfels , Granité  à 
topazes.) 

Roche  formée  de  topaze , de  quarz  et  de  tourmaline , unis 
par  voie  de  mélange , et  dans  laquelle  on  trouve  des  cristaux 
distincts  de  topazes.  On  y rencontre  de  l’argile  lithomarge 
comme  principe  composant  accidentel.  Cette  roche  est  de  très 
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peu  d’importance  dans  la  nature , et  se  trouve  en  couches 
subordonnées  au  micaschiste. 

GENRE  DISTHENE. 

C)34-  Espèce  unique,  disttièxe  lamie  aire. 

Se  trouve  en  couches  subordonnées  dans  les  terrains  an- 
ciens (64g). 

GENRE  GRENAT. 

g35  Espèce  unique,  grerat  .massif. 

Il  constitue  quelques  couches  subordonnées  à du  mica- 
schiste dans  les  terrains  primitifs.  On  y rencontre , comme 
composans  accidentels,  du  mica , du  quarz , de  la  chaux  car- 
bonatée,  du  fer  oligiste,  du  fer  sulfuré  magnétique  (66o).  Les 
grenats,  disséminés  sous  forme  de  petits  amas,  pénètrent  depuis 
les  roches  primitives  (gneis,  eurite,  micaschiste,  serpentine), 
par  les  porphyres  de  transition , jusque  dans  les  trachy tes  et 
basalte?  volcaniques. 

Presque  tous  les  gneis  renferment  des  grenats. 

II*  SECTION. 

ROCHES  A BASE  DE  MAGNÉSIE. 

GENRE  DIALLAGE. 

• g36.  Espèce  unique,  èclogite. 

Roche  formée  de  diallage  verte  et  de  grenat.  On  y rencontre , 
comme  composans  accidentels,  le  dislhène,  le  quarz , l’épidote 
blanc  vitreux,  de  l’amphibole  laminaire  et  du  fer  sulfuré  ma- 
gnétique. Cette  roche,  qui  appartient  aux  terrains  primitifs,  est 
de  peu  d’importance , et  n’a  encore  été  trouvée  que  dans  une 
seule  localité  en  Styrie. 

La  diallage  disséminée  se  rencontre  dans  tous  les  granités 
de  nouvelle  formation. 
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GENRE  TALC. 

937.  Espece  unique,  talc  commun.  ( Talkschiefer , W.; 
Schiste  talqueux,  Haüy  ; Stdaschiste,  Brongn.) 

Forme  à lui  seul  des  montagnes  stratifiées , et  contient  T 
comme  composans  accidentels,  de  la  chaux  carbonatée , de  la 
dolomie,  de  l’amphibole,  du  disthène,  de  la  staurotide,  de 
la  tourmaline,  des  grenats  et  de  la  diallage  noire.  Il  constitue 
des  couches  subordonnées  dans  les  micaschistes  primitifs  et  le^ 
schistes  argileux  primitifs,  dans  les  deux  continens  (6g4) • 

GENRE  CHLORJTE. 

g38.  Espece  unique,  ciilorite  sciiistoïde.  ( Chloril-- 
schiejb’',  W.;  Stéaschisle  ch lori tique , Brongn.) 

Forme  des  couches  subordonnées  très  fréquentes  et  très 
étendues , et  contient , comme  composans  accidentels , du  gre- 
nat , de  la  tourmaline,  du  fer  oxidulé,  du  fer  sulffré , du 
sphène;  appartientaux  terrains  primitifs  (micaschistes,  schistes 
argileux)  et  de  transition  (708). 

GENRE  STÉATJTE. 

939.  Espece  unique,  stèatite  en  masse.  ( Speckstein  et 
Edler  serpentin , W.) 

Se  trouve  moins  abondamment  que  le  talc  et  la  clilorite, 
et  dans  les  mêmes  terrains.  Renferme  quelquefois  de  l’amphi- 
bole d’un  blanc  jaunâtre , comme  principe  accidentel  (898) . 

GENRE  SERPENTINE. 

. t 

g4o.  Espèce  unique,  serpentine  massive  et  sciiistoïde. 
( Gemeiner  serpentin,  W.;  ophiolite,  Brongn.) 

La  serpentine  se  trouve  dans  les  terrains  primitifs,  en  couches 
subordonnées  à 1 ’eurile , ou  bien  elle  constitue  une  formation 
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indépendante,  que  M.  de  Humboldt  considère  aussi  comme 
primitive.  Cette  formation  repose  sur  le  gneis,  et  n’est  recou- 
verte par  aucune  autre.  Les  roclies  de  serpentine  renferment, 
comme  principes  accidentels,  du  talc , de  l’amphibole  gramma- 
' tite , des  grenats , du  fer  chromé , de  la  diallage  métalloïde , 

. du  fer  hydroxidé. 

La  pierre  ollaire  ( Topfstein , W.),  qui  est  une  variété  de 
serpentine , se  trouve  en  couches  subordonnées  dans  les  mica- 
schistes primitifs.  Ses  composans  accidentels  sont  les  mêmes 
que  ceux  de  la  serpentine  proprement  dite.  On  y observe  du 
fer  oxide,  du  mica. 

Ces  roches  renferment  peu  de  métaux  exploitables,  si  ce1 
n’est  peut-être  du  fer  magnétique.  On  cite  aussi  une  mine 
de  cuivre  natif  exploitée  dans  la  serpentine  (702). 

Iir  SECTION. 

ROCHES  A BASE  DE  CHAUX. 

GENRE  ANHYDKITE. 

941.  Espece  unique,  auhydritb  saccharoidb.  ( Anhj- 
drit,  W.) 

Se  trouve  en  couches  subordonnées  dans  les  terrains  de 
transition  et  dans  les  terrains  secondaires  les  plus  anciens. 
Dans  les  premiers,  elle  renferme  presque  toujours  du  sel 
gemme  disséminé  et  de  petites  couches  subordonnées  de 
grauwacke  avec  de  l’amphibole  trémolite  ; elle  appartient 
au  calcaire  de  transition,  mais  probablement  aux  dernières 
couches  de  ces  terrains.  Elle  caractérise  particulièrement  les 
dépôts  saliferes  de  ce  même  âge.  Dans  les  terrains  secondaires, 
il  est  très  rare  qu’elle  contienne  du  sel  gemme , et  dans  ce  cas , 
elle  forme  des  couches  plus  ou  moins  épaisses  -dans  l’argile 
muriatifère  subordonnée  au  calcaire  alpin;  c’est  alors  la 
muriacite  (714). 
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GENRE  GYPSE. 

94a.  Espèce  i.  gypse  lamellaire  (716). 

g43.  Espèce  1.  erras  hbrbvx  (716). 

. g44-  Espèce  3.  or/'ajs  compacte  (716).  ( Gjrps,  W.  ) 

Ces  trois  roches  font  partie  des  terrains  secondaires  et  ter- 
tiaires. Très  rarement  on  les  rencontre  dans  les  terrains  de 
transition,  où  elles  sont  remplacées  par  l’anhydrite. 

A.  Dans  les  terrains  secondaires,  le  gypse  est  toujours  en 
couches  subordonnées , et  se  montre  dans  toutes  les  formations 
calcaires  au-dessus  du  grès  rouge,  dans  le  calcaire  alpin , dans 
le  grès  rouge  meme , dans  le  grès  bigarré , dans  le  calcaire 
coquillier  {Musckelkalk) , mais  très  rarement  dans  le  calcaire 
du  Jura. 

Le  gypse  ( ünterergjrps , ScWoHenn'j'/w.W.),  qui  appartient  au 
calcaire  alpin , se  trouve  , dans  cette  formation , de  deux  ma- 
nières différentes.  i*.  Il  accompagne  les  dépôts  salifères  de 
cet  âge,  et  se  trouve  en  couches  plus  ou  moins  épaisses  dans 
l’argile  salifere  ( Sallzllion  ) , où  il  est  plus  abondant  que 
dans  le  sel  gemme  ; son  volume  est  constamment  plus  faible  que 
celui  de  l’argile , et  quelquefois  il  est  mêlé  de  dolomie  cristal- 
lisée et  de  calcaire  fétide  ; 2°.  il  se  présente  en  couches  ou  plutôt 
en  amas  irréguliers  intercalés  avec  le  calcaire  alpin,  et  alterne 
avec  le  calcaire  fétide.  Il  est  compacte  ou  grenu , et  l’on  re- 
marque que  le  gypse  de  cet  âge  est  caractérisé  par  la  présence 
de  masses  grenues  {Albâtre  de  Saxe) , de  brèches  de  calcaire 
fétide  et  de  cavités  spacieuses  {Cjrpse  schlotteri).  fie  gypse  est 
quelquefois  superposé  au  calcaire  alpin  et  recouvert  par  le  grès 
bigarré  (Thuringe). 

Dans  le  grès  bigarré,  le  gypse,  un  peu chloriteux  ( 7 'Jwn- 
gjps ) , quelquefois  lamellaire,  plus  souvent  fibreux  et  dé- 
pourvu de  calcaire  fétide , forme  des  bancs  subordonnés , mê- 
lés d’argile  avec  des  arragonites,  du  soufre  disséminé.  Ce 
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gypse  contient  de  petits  dépôts  de  sel  gemme,  et,  en  Alle- 
magne et  en  France,  il  sort  de  ces  bancs  de  gypse  argileux 
un  assez  grand  nombre  de  sources  sale'es.  1 

Dans  le  calcaire  du  Jura , le  gypse  est  très  peu  répandu  et 
ne  forme  que  quelques  petites  couches  subordonnées , inclé 
nu  calcaire  fétide,  et  présente  parfois  de  faibles  dépôts  de  sel 
gemme. 

B.  Dans  les  terrains  tertiaires,  le  gypse  constitue  une  for- 
mation indépendante  (Aix  en  Provence,  Puy  en  Velay,  bas- 
sin de  Paris),  dont  les  rapports  géologiques  sont  surtout  bien 
connus  dans  le  bassin  de  Paris. 

Le  second  terrain  eTeau  douce  (Brongn.  et  Cuv.),  qui  sépare 
le  terrain  marin  inférieur  du  terrain  marin  supérieur,  est 
composé  de  calcaire  siliceux  et  de  gypse  à ossemens  alternant 
avec  des  marnes.  Le  calcaire  siliceux  ‘et  le  gypse  sont  super- 
posés l’un  à l’autre  et  intimement  liés  entre  eux  par  des 
marnes  argileuses  et  gypseuses , qui  alternent  également  avec 
tous  deux. 

Le  terrain  gypscux  proprement  dit  ( Gj-pse  de  Montmartre  ) 
est  composé,  dans  le  bassin  de  Paris,  d’aprèl  les  belles  re- 
cherches de  MM  Cuvier  et  Bcongniart , de  couches  alternantes 
de  gypse  saccharoïde , compacte  ou  feuilleté,  et  de  marnes  schis- 
teuses grises  ou  vertes.  Il  offre , vers  ses  parties  inférieures  et 
supérieures , des  productions  marines , et  il  renferme , au 
centre  et  dans  sa  plus  grande  masse , des  productions  terrestres 
et  d’eau  douce.  L’assise  inférieure  est  caractérisée  par  de  gros 
cristaux  lenticulaires  de  chaux  sulfatée  et  des  ménilites.  Dans 
le  centre  de  cette  formation , on  trouve  plus  particulièrement 
la  strontiane  sulfatée  et  des  squelettes  de  poissons;  les  bancs 
de  marnes  sont  beaucoup  plus  rares.  L’assise  supérieure  est 
remarquable  par  les  nombreux  ossemens  de  mammifères 
terrestres,  dont  les  analogues  n’existent  plus  à la  surface  du 
globe  ( plusieurs  P alœOlherium  et  Anoploterium  , le  Chœ- 
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ropolam  et  1 ' Adapis , Cuv.)  ; par  des  os  de  crocodiles  , ,de 
tryonix,  d’oiseaux , de  poissons  d’eau  douce.  Elle  est  recou- 
verte de  bancs  de  marnes  calcaires  et  argileuses,  dont  les 
unes  renferment  des  troncs  de  palmiers , des  Ijrmnées,  des 
planorbes  et  des  rjihérées  ; les  autres,  des  cérites,  de  grandes 
huîtres  et  des  venus.  Vers  la  limite  supérieure  de  la  formation 
gypseuse  , des  marnes  vertes  séparent  les  coquilles  d’eau 
douce  des  coquilles  marines  ; vers  le  bas , le  gypse  même  offre 
des  fossiles  marins.  Quelquefois  cette  formation  ne  s’est  pas 
développée  totalement  ; les  gypses' manquent , et  leur  place  est 
indiquée  par  des  marnes  vertes  accompagnées  de  strontiane. 
{Description  géologique  des  environs  de  Paris,  2e  édition.  ) 

GENRE  FLUOR. 

\ 

g45.  Espece  unique,  fluor  lamellaire.  ( Fluss , W.  ) 
Forme  quelquefois  des  couches  subordonnées  de  très  peu 
d’importance  dans  les  terrains  anciens.  11  est  fréquent  dans  la 
nature  comme  espèce  (gangue  de  beaucoup  de  matières  métal- 
liques) , et  rare  comme  roche  (719). 

» 

GENRE  CALCAIRE. 

ROCHES  SIMPLES. 


946.  Espece  1.  calcaire  lamellaire  et  saccb a roïde 
(72a  bis,  724). 

947.  Espèce  2.  CALCAIRE  COMPACTE  (725). 

948.  Espèce  3.  CALCAIRE  OOLITIQCE  (727). 

949.  Espèce  4 CALCAIRE  CRAYEUX  (729). 

g5o.  Espèce  5.  calcaire  grossier  (73 i). 

g5i.  Espèce  6.  calcaire  concrètiornê  (728). 

Les  diverses  espèces  de  calcaire  sont  très  fréquentes  comme 
roches  , et  se  rencontrent  dans  tous  les  terrains  , soit  en  cou- 
ches subordonnées,  soit  indépendantes,  et  forment  même 
quelquefois  des  terrains  à elles  seules. 
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A.  Dans  les  terrains  primitifs,  le  calcaire  ( saccharoïde  ) 
constitue  une  formation  indépendante  parallèle  au  gneis.  Il 
renferme  souvent  de  grandes  masses  de  pyroxène1,  et  est  ac- 
compagné de  couclies  de  diorite. 

Le  même  calcaire  Se  présente  en  couches  subordonnées  dans 
les  micaschiles,  les  schistes  argileux  et  l’eupliotide  de  ces 
mêmes  terrains.  Il  renferme  souvent  de  l’amphibole,  de  la 
tourmaline,  de  l’épidote,  du  talc,  de  la  lépidolite,  du  quart, 
du  corindon , du  fér  magnétique.  Ses  couleurs  varient  du 
blanc  pur  au  gris  bleuâtre. 

B.  Dans  les  terrains  de  transition,  les  calcaires,  ordinaire- 
ment saccbaroïdés  à la  base  de  ces  terrains,  et  compactes  à 
leur  partie  supérieure,  constituent  des  couches  indépendantes 
et  parallèles  à d’autres  roches.  Leur  étendue  est  quelquefois 
prodigieuse  ,*  puisqu’elles  forment  des  montagnes , et  même 
des  chaînes  de  montagnes.  Leurs  teintes  sont  plus  obscures 
que  celles  des  calcaires  primitifs. 

Ces  couches  se  montrent  dans  le  terrain  appelé  terrain  de 
la  Tarcniaise , où  elles  alternent  avec  des  roches  schisteuses 
et  des  grauwaekes  avec  anthracite.  M.  de  Humboldt  désigne 
ce  calcaire  par  le  nom  de  calcaire  grenu  talqueux  ( Ophicalce 
grenu  y Brongn.  ). 

D’autres  calcaires,  de  couleur  foncée  due  à des  matières 
charbonneuses , accompagnent  les  siénites  et  porphyres  de 
transition  qui  recouvrent  immédiatement  les  roches  primi- 
tives. 

La  formation  la  plus  considérable  et  la  plus  nouvelle  des 
calcaires  de  transition  est  le  calcaire  a orthocératites,  dont 
les  couches  puissantes  sont  isolées,  ou  alternent  avec  les 
schistes  argileux , la  diorite , la  siénite  et  les  porphyres.  Ce 
calcaire  renferme  des  couches  subordonnées  d’anhydrite,  dans 
lesquelles  on  observe  de  petits  dépôts  de  sel  gemme.  Il  est 
surtout  remarquable  par  la  grande  quantité  de  débris  or- 
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paniques  qu’il  renferme , quoique  souvent  des  espaces  con- 
sidérables en  soient  prives.  Ces  débris  sont  principalement  r 
dans  les  parties  inférieures,  des  entroques , des  madrépores  , 
des  liélemnites , des  ammonites , des  orthocératites  , des  asa— 
phes , et  quelques  coquilles  bivalves;  dans  les  parties  plus 
modernes,  des  calimènes,  Yasaphe  à queue  de  Brongniart, 
des  ammonites , des  térébratules  t des  orlhocératites , et  parfois 
des  gryphiles , des  encri ailes. 

Les  calcaires  de  transition , que  nüus  avons  cités  avaut  le 
calcaire  à orthoeératites  , et  qui  lui  .sont  antérieurs , con- 
tiennent rarement  des  débris  orgauiques. 

C.  Dans  les  terrains  secondaires,  on  observe  des  couches 
calcaires  tellement  abondantes  et  si  puissantes,  qu’elles  consti- 
tuent presque  entièrement  la  masse  de  ces  terrains,  dans  les- 
quels la  plupart  des  autres  roches  n’existent  qu’en  couches 
subordonnées.  Les  plus  anciennes  de  ces  couches  sont  formées 
par  le  calcaire  compacte ; les  moyennes , par  le  calcaire  ooli- 
tique,  et  les  plus  récentes  par  le  calcaire  crayeux. 

La  formation  calcaire  la  plus  ancienne  s’observe  en  couches 
subordonnées  dans  le  grès  rouge  , où  elle  est  accompagnée  de 
schistes  pénétrés  de  carbone  et  de  bitume.  Ce  calcaire,  remar- 
quable en  ce  qu’il  renferme  rarement  des  débris  organiques , 
est  désigné  sous  le  nom  de  calcaire  fétide. 

Le  calcaire  dont  la  formation  succède  à celle  des  couches 
subordonnées  que  nous  venons  de  citer,  est  celui  que  l’on  dé- 
signe, mais  à tort,  sous  le  nom  de  calcaire  alpin  (Zechslein , - 
Humboldt);  car  on  le  trouve  dans  un  grand  nombre  de 
chaînes  de  montagnes , telles  que  les  Pyrénées , le  Tyrol , les 
Andes,  et  seulement  dans  quelques  portions  des  Alpes,  dont 
la  majeure  partie  des  calcaires  sont  des  roches  de  transi- 
tion. 

Le  zechstein  constitue  une  formation  indépendante  extrê- 
mement développée,  que  M.  de  Humboldt  a observée  jus— 


P 


Digitlzed  by  Google 


DE  MINÉRALOGIE.  9.53 

qu’à  la  hauteur  de  29.07  tolses  (Huanca-Velica , Andes  du 
Pérou  )•. 

Sa  couleur  la  plus  ordinaire  est  le  grisâtre  ou  le  bleuâtre.  11 
passe  quelquefois  au  calcaire  saccharoïde  dans  les  régions 
élevées.  Le  calcaire  alpin,  qui,  dans  les  hautes  montagnes , 
est  toujours  d’une  composition  très  simple , est  composé , dans 
les  plaines , de  plusieurs  petites  formations  partielles  qui  al- 
ternent les  unes  avec  les  autres.  Les  couches  subordonnées 
qu’il  renferme  sont  : des  argiles  schisteuses  imprégnées  de 
charbon  et  de  bitume  ( dans  lesquelles  se  trouvent  les  schistes 
cuivreux  ) , de  la  houille,  du  sel  gemme,  du  gypse,  du  cal- 
caire fétide,  de  la  dolomie,  du  calcaire  à gryphites,  du  cal- 
caire ferrifère,  un  calcaire  celluleux  à grains  cristallins  (Rauch- 
y/acke) , du  grès,  de  la  calamine,  du  plomb  sulfuré  , du  fer 
hydroxidé,  et  du  mercure  sulfuré.  On  y trouve  du  soufre, 
du  quarz  néopètre , etc. , disséminés. 

Les  débris  organiques  qui  caractérisent  le  zechstein  sont  des 
entroques;  des  gryphites , des  pentacrinites,  des  lérébratulites , 
des  ammonites , des  orthoeé radies , un  trilobitc,  desossemens 
de  monitor,  de  crocodiles  ? des  poissons , des  empreintes  de 
végétaux  monocotylédones  (bambusacées , équisetacées)  , ja- 
mais de  fougères , et  des  feuilles  de  plantes  dicotylédones , que 
l’on  rapporte  à des  feuilles  d’un  saule.  Ces  débris  sont  inéga- 
lement répandus  dans  ce  calcaire,  dont  des  espaces  très  éten- 
dus sont  quelquefois  dépourvus. 

Après  le  zechstein  viennent  de  petites  couches  de  calcaire 
oolitique , alternant  avec  des  dépôts  arénacés  r et  qui  se  lient 
par  leurs  assises  supérieures  au  terrain  de  craie. 

Le  calcaire  COQUILLIER  ( Calcaire  de  Gœtlingue , Calcaire  à 
entroques,  Muschelkalk),  qui  repose  sur  le  grès  bigarré,  consti- 
tue une  formation  indépendante , placée  sous  le  Quadersohd- 
stein,  et  dont  la  puissance  égale,  dans  quelques  pays,  celle  du 
calcaire  alpin.  Il  est  surtout  caractérisé  par  la  grande  quantité 
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de  coquilles  en  partie  brisées  qu’il  renferme,  et  parmi  lesquelles 
on  distingue  : Chamites  striatus,  Belemnitespaxillosus , Am- 
monites amalteus,  A.  nodosus , A.  angulatus,  A.  papyraceus , 
Nautililes  binodalus,  Bucciniles  gregarius,  Trochilites  lævis, 
Turbinites  cerithrus , Myacites  ventricost(s , Pectiniles  reti- 
culatus  , Cslracites  sphondylioïdes  , Tercbraluliles  fragilis, 
,rf.  vulgaris , Grypliites  cymbium,  G.suillus,  mytulites  socia- 
lis , Pentacrinites  vulgaris,  Encrinites  liliiformis , etc;  On  y 
indique,  mais  avec  moins  de  certitude,  desossemens  à! oiseaux 
et  de  reptiles.  On  observe  dans  ce  calcaire,  en  couches  subor- 
données, du  gypse  fibreux  , du  fer  hydroxidé,  de  la  houille 
mêlée  de  schistes  alumineux  et  de  fruits  charbonnés. 

Le  calcaire  jurassique  constitue  une  formation  indépen- 
dante très  répandue  à la  surface  du  globe,  et  qui  forme, 
comme  son  nom  l’indique , la  chaîne  du  Jura.  On  désigne  sous 
ce  nom,  des  couches  différentes  de  calcaires  marneux  et  ooli— 
tiques , qui  alternent  entre  elles  et  qui  renferment  du  gypse  et 
un  peu  de  ' grès.  Le  terrain  jurassique  repose  sur  le  Quader- 
saiulstein  quand  il  existe , ou  sur  le  calcaire  alpin.  Supérieu- 
rement , il  est  séparé  de  la  craie  par  des  formations  aré- 
nacées,  telles  que  le  grès  ferrugineux  et  le  grès  vert.  Les 
géologues  anglais , en  raison  de  la  composition  complexe  de  ce 
terrain,  l’ont  partagé  en  quatre  assises  superposées , aux- 
quelles ils  ont  donné  les  noms  de  lias  ( assise  inférieure  ) , sys- 
tème inférieur  d’oolites , système  moyen  d’oolites  et  système 
supérieur  d’oolites. 

Les  couches  subordonnées  à la  formation  jurassique  sont  : 
du  quarz  néopètre , de  la  dolomie , du  calcaire  fétide  et 
gypse  salifère , du  grès  argileux  et  micacé , du  fer  hydroxidé 
globuliforme,  de  la  houille  mêlée  de  pyrites  et  offrant  des  im- 
pressions de  fougères  ? 

Les  fossiles  qui  se  rencontrent  dans  ce  calcaire  sont  nom- 
breux et  très  variés  ; on  cite  principalement , du  bois , des 
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ichiyolites  frequentes,  surtout  dans  les  assises  supérieures; 
des  ossemens  de  ché Ioniens  et  des  débris  de  grands  reptiles 
voisins  des  crocodiles  ( Ichtyosaurus  et  Plesiosaurus  ) j enfin 
des  coquilles  pélagiques  et  fiuviatiles , parmi  lesquelles  on 
remarque:  Chamiles  jurensis,  Belemni les  giganteus,  Am- 
monites planulatusj  A.  natrix , A.  comprimàlu sy  A.  discus , 
A.  bucklandi ; Mjacites  radialus  , Telliniles  solenoïdes , 
Donaciles  hemicardius , Peclinites  articulalus , P.  œquival- 
vis,  P.  lens;  oslracites  gryphœatus,  O.  cristagalli  j Terebra- 
tuliles  lacunosus,  T.  radialus  ; Grjphites  arcuatus , Mjtuliles 
modiolatus , Echinites  orijicialus , E.  miliaris ; Asteriacites 
panulatus , etc. 

C’est  surtout  dans  la  partie  supérieure  de  ce  calcaire  juras- 
sique que  sc  trouvent  les  grands  dépôts  de  calcaire  oolithique, 
dont  les  fraginens  globuliformes,  de  grosseur  variable , sont 
entremêlés  de  débris  de  coquilles. 

La  craie,  dont  la  formation  indépendante  et  quelquefois 
assez  étendue,  termine  la  série  des  formations  du  terrain  secon-* 
daire,  se  compose,  d’après  les  beaux  travaux  de  MM.  Brongniart 
et  Omalius  d’Halloy,  de  trois  assises  assez  distinctes  dans  leurs 
extrémités , quoique  passant  de  l’une  à l’autre  par  des  nuances 
insensibles.  La  plus  ancienne  est  la  craie  chlorilée , appelée 
plus  récemment  par  M.  Brongniart  glauconie  crayeuse  ; elle 
est  grisâtre , friable  et  toute  parsemée  de  grains  verts  qui  res- 
semblent beaucoup  à la  chlorite , et  de  nodules  verdâtres  ou 
rougeâtres  qui,  d’après  M.  Bertliier,  renferment  beaucoup  de 
fer,  et  souvent  tant  de  chaux  phosphatée  qu’ils  en  sont  presque 
entièrement  composés  (*).  L’assise  moyenne  est  la  craie  gros- 


{*)  Nodules  de  la  glauconie  crayeuse  du  Havre. 
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stère  ou  craie  tu/au , grisâtre  , sableuse , renfermant  des 
marnes,  et  au  lieu  de  silex  pyromaques,  des  silex  cornes  peu 
fonces.  L’assise  supérieure  est  la  craie  blanche,  qui  est  toujours 
mélangée  de  sable  siliceux  à grains  très  fins,  surtout  dans 
ses  parties  les  plus  rapprochées  de  la  surface  du  sol  ; c’est  ce- 
pendant la  plus  pure  de  ces  trois  couches.  * 

La  formation  de  craie  est  assez  répandue  ( Hanovre,  Wcst- 
phalie,  Holstein,  île  de  llugen,  Angleterre , France) , et  se 
remarque  surtout  dans  le  bassin  de  Paris,  dont  elle  est  l’assise 
la  plus  inférieure;  c’est  toujours  la  craie  blanche  qui  s’y 
montre. 

Elle  ne  renferme  que  quelques  couches  subordonnées  : des 
lits  d’argile , des  silex  pyromaques  et  cornés , soit  en  plaques 
ou  en  rognons  bien  alignés , soit  en  petits  liions , et  caracté- 
risant les  parties  supérieures  de  la  craie.  On  y trouve  aussi  des 
pyrites  globuleuses  et  de  la  strontiane  sulfatée  en  petits  cris* 
taux  transparens  et  bleuâtres,  offrant  les  variétés  nommées 
par  Haüy  apotome  et  dioxyniie  (Meudon , Bougival).  Mais  ce 
qui  caractérise  essentiellement  la  craie , ce  sont  les  débris  or- 
ganiques qu’on  y trouve;  Ces  débris , inégalement  répandus 
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II  n'y  a dans  les  grains  sens,  qui  ressemblent  tant  aux  nodules,  ni  ma- 
gnésie ni  chaux,  et  il  ne  se  trouve  conséquemment  aucun  rapport  de  com- 
position entre  ces  deux  substances,  disséminées  dans  la  craie.  M.  Brongniart 
donne  h ces  grains  verts  le  nom  de  fer  chloritcux  granulaire. 
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dans  la  masse,  diffèrent  non- seulement  de  ceux  qu’offrent  les 
terrains  plus  re'cens , mais  ils  présentent  aussi  de  très  grandes 
différences  d’espèce  et  même  de  genre , suivant  qu’ils  appar- 
tiennent aux  parties  inférieures  ou  supérieures  de  la  forma- 
tion crayeuse.  On  remarque  que  c’est  dans  la  craie  tuf  au  et 
dans  la  craie  chloritée  que  se  rencontre  la  plus  grande  por- 
tion de  coquilles  fossiles.  La  craie  blanche  du  bassin  de  Paris 
renferme,  suivant  MM.  Defrance  et  Brongniart , beaucoup  de 
lèrèbralules  ( Terebralula  Defrandii , T.  plicatilis , T.  alata, 
T.comea),  de  bélemnites  {Belemnilesmucronalus),  d’oursins 
( Ananchiles pustulosa,  A.  ovata,  Galeriles  vulgaris , Spatan- 
gus  coranguinum  , S.  bufo)  ; des  huîtres  ( Oslrea  vesicularis  , 
O.  serrala)  ^des  peignes;  le  Calillus  Cuvieri;  des  astéries , des 
alcjronium,  des  millepores , etc.  La  glauconie  crayeuse  et  la 
craie  tufau  renferment  (environs  de  Rouen , de  Honfîcur , dii 
Havre;  porte  du  Rhône  près  Bellegarde)  : Gryphea  auricularis, 
G.  aquila,  G.  columba;  Pecten  intextus,  P.  asper;  Terebralula 
semiglobosa,  T.  gallina;  Podopsis  truncala,  P.  striata;  Oslrea 
carinata,  O.  pectinata;  Cerithium  excavatum;  des  crassalelles, 
des  trigohies , des  encrinites  et  des pentacrinites  (Angleterre) , 
des  nautilites  et  plusieurs  ammonites.  Ces  deux  derniers  genres 
de  coquilles  sont  particuliers  à ces  deux  assises  inférieures,  caria 
craie  blanche  près  Paris,  ne  contient  ( à l’exception  dü  Trochus 
basteroli)  aucune  coquille  univalve  à spire  simple  et  régulière. 
C’est  toujours  dans  les  couches  les  plus  anciennes  que  se  pré- 
sentent les  ossemens  de  grands  sauriens  ( monitor ) et  de  tortue 
de  mer ^ des  dents  et  des  vertèbres  de  poissons  rapportés 
aux  squales.  {Voir,  pour  plus  de  détails,  la  Description 
géologique  des  environs  de  Paris  ; Steffens , Géogn.  Aufs, 
p.  121 , etc.  ) 

D.  Dans  les  terrains  tertiaires  qui,  dans  le  bassin  des  environs 
de  Paris,  offrent  la  série  complète  des  diverses  formations 
dont  ils  se  composent , il  existe  trois  formations  bien  carac— 
Tome  II.  17 
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térisées  de  calcaire',  savoir  le  calcaire  parisien , le  calcairç 
siliceux  et  le  calcaire  d'eau  douce. 

Le  calcaire  parisien.  {Chaux  car  b ouatée  grossière;  Calcairç 
grossier,  Calcaire  à cériies.)  Séparé  de  l’argile  plastique  ^ar  une 
couche  de  sable,  et  formé  de  calcaires  jaunâtres  plus  ou  moins 
durs , presque  toujours  mélangés  de  sables  fins,  et  alternant  très 
régulièrement,  sous  forme  de  bancs  minces,  avec  des  marnes 
argileuses  ou  calcaires , également  en  bancs  peu  épais  et  conti- 
nus. Cette  formation  constitue  le  terrain  marin  supérieur  de 
M.  Brongniart.  Ce  calcaire  renferme  beaucoup  de  coquilles  fos- 
siles , dont  un  grand  nombre  se  rapprochent  bien  plus  de  celles 
qui  viventactuellcment  dans  les  mers,  que  celles  que  nous  avons 
énumérées  dansles  calcaires  plus  anciens.  Elles  diffèrent  entière- 
ment de  celles  de  la  craie.  Ces  coquilles  ne  sont  pas  unifor- 
mément répandues  dans  toutes  les  parties  du  calcaire  ; ou 
remarque  au  contraire  que  chacune  d’elles  renferme  des 
espèces  qui  lui  sont  particulières  ; c’est  ainsi  que  les  couches 
inférieures  (ordinairement  arénacées  et  chloriteuses)  abondent 
en  nummulites  et  en  madrépores  ; que  les  couches  moyennes 
contiennent  des  ovuliles , des  cj'lhérées , des  millioliles, 
presque  point  de  cériies,  et  beaucoup  d’empreintes  de  feuilles 
et  de  tiges  de  végétaux  {P inus  DeJ. rancir,  Endogeniles  echina- 
tus,  Flaljellites  parisiensis) , et  que  les  couches  supérieures 
présentent  des  cériies  en  abondance  (près  de  soixante  espèces), 
des  ampullaires  , des  lucines,  des  corbules  striées.  Générale- 
ment cette  dernière  assise  est  moins  riche  en  corps  fossiles 
que  les  précédentes,  etsurtout  que  l’assise  moyenne,  ^ laquelle 
appartiennent  les  fossiles  du  falun  de  Touraine  et  l’énorme 
banc  coquillier  de  Grignon  près  Versailles. 

Le  calcaire  siliceux,  qui  appartient  au  second  terrain  d'eau 
douce  du  bassin  de  Paris , repose  sur  le  calcaire  parisien,  dont 
les  dernières  couches  offrent  quelquefois  des  infiltrations 
quarzeuscs,  et  se  lie  dans  le  haut  au  gypse  à ossemens , par  les 
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marnes  argileuses  et  gypseuses  qui  alternent  avec  lui.  Tantôt 
grisâtre , caverneux  et  à grains  très  fins  , tantôt  blanchâtre  et  ' 
tendre,  il  est  comme  pénétré  dans  toutes  ses  parties  de  matière 
siliceuse  ou  de  silex  qui  passent  quelquefois  à une  calcédoine 
en  plaques  et  à un  quarz  néopètre  mamelonné,  coloré  en 
rouge , en  violet  ou  en  brun.  11  ne  rqpferme  jamais  de  co- 
quilles marines,  mais  des  coquilles  fiuviatiles  analogues  à 
celles  de  nos  rivières,  et  toujours  placées  dans  ses  bancs  supé. 
rieurs. 

Le  calcaire  a LïMNÉES  ou  d’eaü  douce  ( Calcaire  lacustre, 
Brongn.)  appartient  au  grand  terrain  d'eau  douce  supérieur  ? 
reposant  sur  le  grès  de  Fontainebleau.  Ce  calcaire,  gui  ne  se 
rencontre  pas  dans  tous  les  points  de  cette  formation , alterne, 
dans  les  endroits  où  il  se  montre,  avec  des  silex  meulières  et  des 
marnes.  Il  est  tantôt  compacte , à grains  fins  et  pénétré  d’in- 
filtrations siliceuses  , tantôt  presque  terreux.  Il  renferme  des 
coquilles  fiuviatiles  assez  analogues  à celles  qui  vivent  actuel- 
lement dans  les  rivières , les  marais , telles  que  des planorbes , 
des  lymnées  , des  bu  limes,  des  potamides  et  un  seul  genre  de 
coquilles  terrestres,  des  hélices.  On  y trouve  aussi  des  em- 
preintes de  végétaux  (Chara  medicaginula , Culmites  anoma- 
lus , Lycopodites  squammatus , Nymphæa  arethusœ , Bron- 
gniart  fils). 

E.  La  chaux  carbonalée  concrétionnée  forme  aussi  des  dépôts 
plus  où-moins  étendus  qui  se  continuent  encore  de  nos  jours, 
et  qui  sont  reconnaissables  aux  nombreux  débris  de  corps  or- 
ganiques qu’ils  renferment.  Ces  débris  appartiennent  toujours 
à des  êtres  encore  existans  et  qui  la  plupart,  du  temps  se  ren- 
contrent près  des  lieux  memes  où  se  forment  ces  dépôts.  C’est 
à ce  calcaire  qu’il  faut  rapporter  les  tufs  calcaires , compactes 
ou  cariés,  et  tous  les  petits  dépôts  calcaires  qui  s’observent  dans 
les  cavités  des  divers  terrains. 

Parmi  les  dilférens  calcaires  que  nous  venons  d’examiner,  il 
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n’y  a que  les  calcaires  primitifs,  de  transition  et  quelquefois 
les  secondaires  (chaux  carbonatée  saccharoïde  et  compacte ) , 
qui  offrent  des  substances  me'talliques  en  quantité  exploitable  ; 
ces  substances,  que  l’on  y rencontre,  soit  en  filons,  soit  en 
couches  subordonnées , sont:  du  cuivre  pytiteux , du  plomb 
sulfuré,  du  fer  magnétique,  du  zinc  et  du  fer  sulfurés,  du 
cuivre  carbonate  vert,  etc. 

ROCHES  COMPOSÉES. 

' . . ' • • • * • • 4 > * , 1 

* 952.  Espbce  ■}.  ophicalce , Brongn. 

Roch«  formée  de  calcaire  et  de  serpentine , parfois  rem- 
placée par  du  talc  ou  de  la  chlorite. 

M.  Brongniart  distingue  trois  variétés  principales  de  cette 
roche. 

Ophicalce  grenu.  C’est  un  calcaire  saccharoïde  qui  contient 
de  la  serpentine  disséminée.  Nousenavonsparlé(g46à9Gi,  B). 

Ophicalce  réticulé.  Dont  la  masse  ofTre  des  noyaux  de  cal- 
caire compacte  , ovoïdes  , serrés  et  réunis  par  une  serpentine 
talqueuse  : tel  est  le  marbre  Campait. 

Ophicalce  veiné.  ( Marbre  vert , Vert  d’Egypte,  Vcrde  an— 
tiquo , etc.  ) Offrant  des  taches  irrégulières  de  calcaire , sé- 
parées et  traversées  par  des  veines  de  talc,  de  serpentine,  et 
offrant  la  structure  irrégulière  bien  prononcée. 

. Cette  roche  se  trouve  en  couches  subordonnées  dans  lés  mica- 
schistes primitifs,  et  dans  les  porphyres  et  siénites  de  tran- 
sition. 

Annotations . M.  Brongniart  forme , sous  le  nom  de  Calci- 
phyre,  une  espèce  de  roche  à pâte  calcaire,  enveloppant  des 
cristaux  de  diverse  nature.  Il  désigne , sous  les  noms  de  cal— 
ciphyres  felspalhique , pyropien  , mélanique,  pyroxénique , 
les  couches  calcaires  qui  contiennent  des  cristaux  de  felspath , 
des  grenats  pyropes,  ou  mélaniques,  ou  du  pyroxène. 
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GENRE  DOLOMIE.  «-■ 

. ■ V ■ • " ‘ ... 

tj53.  Espèce  unique,  dolomie  grae  claire  et  schistoidx. 

Forme  des  couches  très  puissantes  dans  les  terrains  de  tran- 
sition les  plus  anciens  et  dans  tes  terrains  secondaires , au- 
dçssus  du  grès  houiller,  où  elle  se  trouve  quelquefois  en  rem- 
placement d’un  calcaire  bituminifère.  C’est  principalement 
dans  le  calcaire  alpin  ( Zechstein ) qu’on  la  rencontre  en  couches 
subordonnées,  placées  entre  celles  de  houille  et  de  sel  gemme. . 
On  l’a  observée  aussi  subordonnée  au  grès  bigarré,  au  calcaire 
oolitique  du  Jura,  à la  craie;  on  la  cite  encore  dans  le  calcaire 
grossier  des  terrains  tertiaires.  Cette  roche  renferme , comme 
principes  constituans  accidentels,  de  l’amphibole  tréçaolite,  de 
la  tourmaline , du  fer  sulfuré , de  l’arsenic  sulfuré  rouge  , du 
cuivre  gris,  du  zinc  sulfuré  (738).  . 

* 

GENRE  PII OSPHORITE. 

954.  Espèce  unique,  phosphoritb  grossière.  ( Phos- 
phorit,  W.  ) 

Forme  des  couches  assez  étendues,  dont  on  ne  connaît  pas 
parfaitement  le  gisement,  mais  qui  cependant  appartiennent 
4 des  terrains  anciens  ( Logrosan , Espagne)  (742)- 

GENRE  AMPHIBOLE. 

' » 

ROCHES  SIMPLES. 

955.  Espèce  1.  amphibole  lamellaire.  (Gemeine-Hom- 

blende,  W.  ) . 

Forme  quelquefois  des  couches  composées  de  gros  cristaux 
noirs  , rassemblés  confusément , et  qui , par  leur  division , 
donnent  à la  masse  une  structure  lamelleuse  (748). 

956.  Espece  2.  amphibole  schistoïde.  ( Hornblende  sçhie— 
fer, , W.) 
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Forme  quelquefois  des  couches  composées  de  petites  ai- 
guilles couchées  à plat  les  unes  sur  les  autres , ce  qui  donne  à 
ces  couches  une  structure  de  disgrégation  un  peu  schisteuse. 
La  chaux  carbonatée  s’y  rencontre  quelquefois  comme  partie 
constituante  accidentelle.  M.  Brongniart  en  a fait,  dans  ce  cas, 
une  roche  à part,  sous  le  nom  d ' Hèmilhr'ene,  à laquelle  il  joint 
aussi  quelques  variétés  calcarifères  de  diorite  (748). 

Quand,  au  lieu  de  chaux  carbonatée , l’amphibole  offre, 
disséminés,  du  felspath,  du  mica,  des  grenats , de  la  ser- 
pentine, de  la  diallage , de  Yépidote,  etc. , il  constitue  diverses 
variétés  d’une  roche , que  le  même  géologue  a nommée  Am— 
phibolite.  vi  0.:' 

L’amphibole  schisto'ide,  ainsi  que  le  précédent,  appartient 
aux  terrains  primitifs  ; il  est  fréquemment  subordonné  à des 
gneis,  au  micaschiste  et  au  schiste  argileux. 

BOCHES  COMPOSÉES. 

957.  Espece  3.  diorite.  (Grünstein,  W.  ; Diabase,  Bron— 
gniart.  ) 

Roche  composée  d’amphibole  lamellaire  et  de  felspath  ordi- 
nairement blanchâtre  et  compacte.  Elle  est  d’un  vert  noirâtre, 
couleur  due  à l’amphibole , avec  des  points  blancs , dus  à du 
felspath.  Ces  grains  n’ont  jamais  une  teinte  rouge  comme  dans 
la  siénite,  dont  la  diorite  diffère  d’ailleurs  essentiellement,  en 
ce  que  l’amphibole  est  sa  partie  prédominante,  tandis  que 
dans  la  siénite  c’est  le  felspath.  Sa  cassure  est  raboteuse.  Elle 
passe  quelquefois  à une  roche  qui  a les  mêmes  principes  com- 
posans,  V Aphanite,  mais  dont  la  composition  paraît  adélogène. 
Cette  roche  offre  plusieurs  variétés , parmi  lesquelles  nous  ci- 
* terons  : 

La  diorite  globaire , ou  granité  globaire  de  Corse,  dont  les 
globes  sont  composés  de  couches  successives  d’amphibole  et 
de  felspath.  Sa  structure  est  amygdaloïde  glanduleuse.  ‘ 
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La  diorile  amjgdalaire.  Sa  structure  est  cellulaire,  à cavités 
vides  ou  remplies  par  une  matière  étrangère  , contenant  quel- 
quefois des  globules  calcaires. 

La  diorile  schistàïde.  ( Grünstein  schiefer,  W.  ) A feuillets 
minces  ou  épais. 

La  diorile  basalloïde.  ( Grünstein  basait , W.)  Approchant 
du  basalte  par  son  aspect  âpre  et  terne. 

La  diorile  porphjrique.  ( Grünstein  porphir,  W.  ) A petits 
grains  , ayant  une  apparence  presque  homogène , avec  des 
cristaux  de  felspath  disséminés. 

La  diorile  porphjrroïde . ( Porphirartiger  grünstein , W.  ) 

A grains  bien  distincts,  avec  des  cristaux  de  felspath. 

La  diorite  s’observe  fréquemment  dans  les  terrains  primitifs 
et  de  transition,  où  elle  constitue  des  couches  indépendantes, 
parallèles  et  subordonnées. 

A.  Dans  les  terrains  primitifs,  la  diorite  schisteuse  ( Grünstein 
schiefer)  constitue  une  formation  indépendante,  placée  entre 
le  gneis  et  les  schistes  argileux  , ou  entre  le  micaschiste  et  les 
schistes  argileux.  Elle  renferme  des  filons  argentifères  très 
anciens. 

* 

Les  couches  subordonnées  de  cette  roche  qui  se  rencontrent 
dans  ces  mêmes  terrains , sont  placées  dans  le  granité  stanni- 
fère  ( Graisen ) , dans  le  gneis  ( où  la  diorite  est  mêlée  de  fer 
magnétique  ( Taberg  en  Suède  ) , d’épidote  zo'izite , de  zircon 
et  de  fer  titaniaté  ) , dans  le  calcaire , le  micaschiste , et  les 
schistes  argileux. 

B.  Dans  les  terrains  de  transition,  elle  constitue  une  formation 
indépendante  et  parallèle  aux  porphyres  et  siénites  qui  se 
trouvent  à la  base  de  ces  terrains.  Cette  formation  renferme 
souvent  de  l’or , beaucoup  de  pyrites , de  l’amphibole  en  gros 
cristaux,  et  des  filons  de  pyroxène  verdâtre.  Au-dessus  de 
cette  formation , on  observe  la  diorite  en  couches  subordon- 
nées dans  le  schiste  argileux  et  l’cuphotide. 
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Entre  les  schistes  argileux  de  transition  et  l’euphotide , qui 
termine  la  série  de  ces  terrains,  se  trouve  la  grande  formation 
inde'pendante  de  diorile  porphyroide  ( Porphyrartiger  grüns- 
tsin) , alternant  avec  les  porphyres  , trachytes  et  sie'nites  du 
même  âge.  C’est  cette  formation  qui , au  nord  de  l’équateur, 
au  Mexique,  en  Hongrie  et  en  Transylvanie,  renferme  les  liions 
puissans  d’or  et  d’argent  qui  sont  exploités  dans  ces  contrées. 

C.  Enfin,  cette  roche  forme  encore,  à la  base  des  terrains  se- 
condaires, de  petits  dépôts  subordonnés  au  grès  rouge,  et  qui 
alternent  avec  lui. 

La  diorite  renferme , comme  parties  accidentelles , du  mica , 
du  talc  lamellaire  ( dans  la  diorite  globaire  ) , du  grenat , de 
l’épidote  laminaire  et  granulaire,  duferoxidulé,  du  fer  sulfuré, 
du  titane  silicéo-calcaire,  du  fer  carburé.  Quand  elle  contient 
du  quarz , il  y est  engagé  par  veines  ou  par  petites  masses. 

Cette  roche  est  souvent  traversée  par  des  filons  métallifères. 

p58.  Espèce  4.  aphanite,  Haüy.  ( Trapp , Dolom.;  Cor— 
nêenne.  ) 

Roche  composée  d’amphibole  compacte  et  de  felspath  fondus 
imperceptiblement  l’un  dans  l’autre , et  par  conséquent  d’une 
apparence  homogène.  Sa  couleur  est  ordinairement  noirâtre  ; 
elle  est  tenace,  difficile  à casser. 

Elle  se  trouve  en  couches  subordonnées  dans  les  terrains 
primitifs  et  de  transition;  elle  est  quelquefois  traversée  par 
des  filons  métalliques,  comme  ceux  de  cuivre,  d’étain,  etc. 

Elle  peut  contenir  différêns  minéraux,  et  constitue  alors  des 
roches  qui  ont  reçu  des  noms  particuliers , mais  dont  la  plu- 
part sont  désignées  sous  le  nom  d ’ amygdaloïdes  (*).  Ses  prin- 
cipales variétés  sont  les  suivantes  : 


(*)  On  n désigné  sous  le  nom  d 'amygdaloïdes , mandelstein,  ou  pierres 
d’amandes  , des  roches  diverses,  qui  offraient  cependant  pour  caractère 
commun  une  pâte  quelconque,  enveloppant  des  noyaux  quelconques,  qui 
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Aphanite porphjroide.  ( Ophite , Serpentin,  Porphyre  vert 
des  anciens,  Grimporphjr,'W .)  Sa  surface  polie  offre  des  taches 
ôblongues  dues  à la  coupe  des  cristaux  de  felspath  ; ce  sont  ces 
taches  que  l’on  a comparées  à celles  qui  existent  sur  la  peai* 
des  serpens,  et  qui  ont  fait  donner  à cette  roche  le  nom  à’ Ophite 
ou  de  serpentin. 

Aphanite  amjygdalaire.  ( Amjgdaloide , Spillite  de  Bon- 
nard, Mandelstein,  Blatterstein,  etc.)  Aphanite  renfermant 
des  noyaux  et  des  veines  , tantôt  calcaires , tantôt  quarzeux 
ou  cliloriteux , contenant  aussi , comme  parties  accidentelles  , 
la  lithomarge , la  mésotype , la  néphéline  , la  stilbite  , l’épi- 
dote,  lacliabasie,  l’harmotome  , lelelspath,  l’amphibole, 
la  baryte  sulfatée,  le  fer  oligiste , les  pyrites,  etc.  Telle  est  la 
roche  nommée  variolite  du  Drack. 

La  formation  des  cavités  occupées  par  des  globules  paraît 
indépendante  de  cellé  de  ces  globules  eux-mêmes  ; en  sorte 
qu  elles  ont  été  remplies  en  tout  ou  en  partie  par  la  matière 
des  globules. 

Aphanite  trappite.  Cette  roche  diflere  peu  de  la  précédente 
par  sa  composition;  c’est  de  l’aphanite  contenant  des  miné- 
raux disséminés  , tels  que  du  mica , dufelspath,  de  l’amphi- 
bole et  quelquefois  du  pétrosilex  ; mais  leur  formation  paraît 
contemporaine  a la  pâte,  et  non  postérieure. 

L aphanite  trappite  ofFre  des  passages  à Y aphanite  amyg- 
dalaire  età  certaines  variétés  de  basalte  (Basaniles,  Brong.). 

959-  Espèce  5.  sélagite.  ( P orphjrahnlicher-trapp , TV.) 

Roche  composée  d’amphibole  et  de  felspath  intimement 


avaient  plus  ou  moins  la  forme  d’une  amande.  Ces  roches  se  rapportent,  les 
unes  aux  aphanites , que  nous  Tenons  de  décrire,  les  autres  au  felspath 
compacte,  à la  wacke  (basalte  altéré),  et  h divers  pouddingues . On  voit  que 
1 on  doit  plutôt  considérer  l’expression  d’ amygdaloïde  comme  une  struc- 
ture particulière  (décrite  51 3,  C.),  que  comme  une  espèce. 
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mêlés,  et  de  mica  disséminé.  Cette  roche  diffère  peu  des  deux 
précédentes,  passe  assez  souventà  l’une  et  à l’autre,  et  se  trouve 
dans  les  mêmes  terrains. 

• GENRE  PYROXÈNE. 

960.  Espece  unique,  pyroxeee  massif. 

Forme  des  couches  subordonnées  à des  calcaires  primitifs. 

( 7'54-[) 

IVe  SECTION. 

ROCHES  A BASE  DE  SOUDE. 

GENRE  SEL  MARIN. 

961.  Espece  unique,  sel  gemme. 

Forme  des  couches  considérables  à la  partie  supérieure  des 
terrains  de  transition  et  jusqu’assez  avant  dans  les  terrains 
secondaires.  Ces  couches  sont  toujours  subordonnées  , soit  au 
calcaire  de  transition,  soit  au  calcaire  alpin,  au  grès  bigar- 
ré, etc.  (785.) 

Ve  SECTION. 

ROCHES  A BASE  DE  POTASSE. 

GENRE  FE  LS  P A TH. 

Le  felspath  est  de  toutes  les  substances  minérales  celle  qui 
forme  la  partie  prédominante  du  plus  grand  nombre  des 
roches.  Il  ne  faudrait  pas  conclure  de  ce  que  nous  rangeons 
ces  dernières  dans  la  section  des  roches  à base  de  potasse , 
que  cette  substance  soit  le  principe  composant  prédomi- 
nant du  felspath  ; mais , comme  nous  avons  suivi  dans  l’énu- 
mération des  roches  le  même  ordre  que  dans  la  description 
des  espèces,  nous  avons  été  forcés  d’admettre  les  mêmes  sous- 
divisions. 

Comme  les  roches  felspatliiques  sont  très  nombreuses , nous 
allons  d’abord  présenter,  en  un  tableau , l’ensemble  de  celles 
qui  ont  été  adoptées  par  le  célèbre  Haüy. 
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Espèce  1.  F'elspaih  laminaire  ou 
lamellaire. 


j Felspath  seul. . 


' -r* 


lelspath  jjans  Ua-J?spèce  a.  Felspath  compacte.. 

y J Espèce  3.  Felspath  leptvniteou 
[_  granulaire.  kËurite.) 

(Espèce  4.  Felspath  porphyriq. 

| Felspath  sous  deux  J Felspath  compacte 

états  tlifférens.  1 et  petits  cristaux 

de  felspath  dissé- 
v minés. 

Espèce  5-  Sicnite. 

Felspath  laminaire 
ordinairement  co- 
loré, et  amphibole 
laminaire. 


CEIÏKE 
FELSPATH, \ 


’ Felspath  uni  h une  , 
seule  substance. 


Felspath 
uni  h -une  ou 
plusieurs 
substances 
minérales. 


| Espèce  6.  Euphotide. 

Felspath  compacte 
tenace,  etdiallagc. 

Espèce  7.  PyromériSc. 

Felspath  et  quarz. 

EspèceS.  Pegmatitc, 

Felspath  laminaire 
avec  cristaux  de 
quarz  enclavés. 
(Granité  g raphiq.) 

> 

Espèce  9.  Granité. 

Felspath  laminaire, 
quarz  et  mica,  sous 
forme  de  grains  en- 
trelacés. 


j -Espèce  10.  Protogyne. 


Felspath  uni  à plu- 1 
sieurs  substances.  ’ 


Felspath  laminaire, 
quarz  et  chlorite, 
so  usfn  rm  e de  grains 
entrelacés. 


I Espèce  1 1 . Gneis. 


Felspath  laminaire, 
quarz  et  mica . Tissu 
feuilleté,  provenant 
de  ta  disposition  du 
mica. 


Digitized  by  Google 


:»68 


ÉLÉMENS 


Ces  différentes  roches  appartiennent  toutes  aux  terrains 
primitifs  et  de  transition,  dont  elles  constituent  la  masse  prin- 
cipale. Quelques-unes  se^rencontrent  tout  au  plus  à la  base 
des  terrains  secondaires  et  dans  les  produits  volcaniques. 

ROCHES  SIMPLES. 

962.  Espèce  t.  FELSPATH  LAMINAIRE  OU  LAMELLAIRE. 

En  couches  peu  considérables  , relativement  aux  roches 
felspathiques  composées  (835). 

g63.  Espèce  2.  felspatu  compacte. 

Forme  des  couches  considérables  dansles  terrains  primitifs. 
Il  est  souvent  traversé  par  des  filons  métallifères. 

On  le  rencontre  aussi  dans  les  terrains  volcaniques  j il  est 
alors  désigné  sous  le  nom  de  phonolile. 

C’est  le  pétrosilex  qui  fait  la  base  des  porphyres  (g65). 

Quelquefois  il  empâte  des  noyaux  arrondis,  de  même  subs- 
tance que  lui  et  d’une  couleur  plus  ou  moins  différente.  Il 
constitue  alors  une  roche  nommée  variolile  ( Amygdaloïde , 
Brongn. , non  mandelslein  des  géol.  allemands)  dont  la  pâte 
et  les  noyaux  paraissent  de  formation  simultanée , et  qui 
renferme,  comme  parties  accessoires  , des  petits  cristaux  de 
felspatli , des  grenats , de  l’épidote , etc. 

Cette  variolite  passe  au  porphyre,  à l’êurite,  à la  diorite, 
à l’aphanitc  porphyrique.  C'est  à elle  qu’il  faut  rapporter  la 
variolite  de  la  Durance,  qui  se  trouve  en  morceaux  dans  le  lit 
de  cette  rivière  et  en  couches  dans  le  calcaire  de  transition  et 
la  diorite  porpliyroïde. 

964.  Espèce  3.  FELSPATU  LEPTYNITE  OU  EU  RITE.  ( IVûS — 
tcin,'W . ; Eurite,  Brong.  ) 

Constitue  avec  la  serpentine  une  formation  indépendante  qui 
repose  sur  le  granité,  et  se  trouve  recouverte  par  du  gneis, 
plus  rarement  par  du  micaschiste  avec  lequel  elle  paraît  se* 
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Confondre.  Se  trouve  aussi  en  couches  subordonnées  dans  le 
granité  et  le  gneis  primitif. 

Il  contient  quelquefois,  comme  partie  constituante  acciden- 
tellc-,  du  grenat,  du  disthène,  de  l’amphibole,  du  mica,  du 
cuivre  pyriteux. 

Il  paraît  que,  dans  cette  roche , la  potasse  est  remplacée 
par  la  soude , ce  qui  forme  alors  de  l’albite. 

ROCHES  COMPOSÉES. 

g65.  Espece  4.  felspatu  porpiiyrique,.  ( Porphyre  des 
anciens  ; Felspalh  porphyr,  W.)  Roche  composée  de  fels- 
palth  compacte  et  de  cristaux  de  felspath  ou  d’albite  disse'— 
minés.  Quelquefois  il  se  décompose,  et  donne  lieu  à une  roche 
que  l’on  a nommée  porphyre  argileux  (thon  porphyr,  W.). 
M.  Brongniart  en  a fait  une  roche  particulière  sous  le  nom 
d 'A  rgilophyre. 

Il  forme  des  couches  assez  considérables  dans  les  terrrains 
primitifs,  de  transition  , et  à la  base  des  terrains  secondaires; 
il  disparaît  ensuite  complètement , et  reparaît  dans  les  ter- 
rains volcaniques,  où  il  présente  quelques  caractères  parti- 
culiers. 

A.  Dans  les  terrains  primitifs,  il  se  présente  en  couches  subor- 
données, dans  le  gneis  et  le  schiste  argileux;  il  paraît  consti- 
tuer aussi  une  formation  indépendante  qui  recouvre , tantôt  le* 
gneis , tantôt  le  granité , et  dans  laquelle  on  observe  des  filons 
d’étain  et  d’argent. 

B.  Dans  les  terrains  de  transition,  les  porphyres  les  plus  an- 
ciens , qui  présentent  des  rapports’  marqués  avec  les  tra- 
chytes,  constituent  une  formation  parallèle  avec  la  siénite, 
la  diorite  et  un  calcaire  noir  charbonneux.  Cette  forma- 
tion recouvre  immédiatement  les  roches  primitives  ; elle  est 
caractérisée  par  l’absence  de  filons  métallifères.  Au-dessus 
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d’elle  se  trouvent  des  couches  de  porphyre  subordonnées  aux 
schistes  argileux. 

Les  terrains  intermédiaires  offrent  encore  une  formation  de 
porphyre  plus  nouveau , et  parallèle  à la  siénite  et  à la  diprite 
porphyroïde.  Cette  formation,  dont  nous  avons  déjà  parlé  (957), 
est  très  développée  dans  certaines  contrées,  et  est  surtout  re- 
marquable par  la  puissance  et  la  richesse  des  filons  métalli- 
fères qui  s’y  rencontrent. 

C.  Dans  les  terrains  secondaires,  il  existe  aussi  des  porphyres 
alternant  avec  le  grès  rouge,  et  qui  le  surmontent  ensuite. 

D.  Enfin,  dans  les  terrains  volcaniques,  on  observe  aussi  des 
porphyres  auxquels  on  a donné  le  nom  de  phonolite.  ( Klings- 
tein).  Voyez  aux  Roches  volcaniques. 

Les  porphyres  contiennent , comme  composans  accidentels, 
de  l’amphibole,  du  quarz,  du  mica,  etc. 

Annotations.  M.  Brongniart  considère  comme  roches  por- 
phyriques,  des  roches  diverses  qui  ont  empâté  des  cristaux 
de  différente  nature,  et  qui,  par  conséquent,  offrent  la  structure 
porphyroïde.  Il  en  a fait  plusieurs  espèces,  qu’il  désigne  par 
les  noms  de  Mélaphyre , Mimophyre , Calciphyre , etc.,  en 
conservant  la  terminaison  phyre  à ces  roches,  pour  indiquer 
qu’elles  faisaient  partie  des  porphyres  des  anciens  minéralo- 
gistes. 

966.  Espèce  5.  siékite.  ( Siénit , W.;  Granilelle,  Saussure.) 

. Roche  cômposée  de  felspath  laminaire,  ordinairement  co- 
loré, et  d’amphibole  laminaire.  Ses  couleurs  varient  selon  la 
teinte  du  felspath  qui  entre  dans  sa  composition,  et  qui  est 
tantôt  rouge  incarnat,  tantôt  d’un  gris  obscur  ou  opalin.  Sa 
structure  est  granitoïde.  £>es  principales  variétés  sont  : 

La  siénite  commune. 

La  siénite  porphyrique  dont  le  felspath  a pris  une  texture 
compacte  et  enveloppe  l’amphibole  réuni  en  petites  masses  ; 

La  siénite  basaltoïde  ou  basalte  noir  égyptien;  basalte  antique. 
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Cette  roche  se  trouve  dans  les  terrains  primitifs  et  de  tran- 
sition. 

A.  Dans  les  premiers,  elle  existe  en  couches  subordonnées  dans 
le  gneis  et  le  micaschiste,  et,  suivant  M.  de  Humboldt,  elle 
constituerait  une  formation  indépendante  superposée  au  gneis 
ou  au  granité  , et  recouverte  par  le  micaschiste  ou  un  schiste 
argileux. 

B.  Dans  les  terrains  de  transition,  où  elle  est  beaucoup  plus 
répandue  que  dans  les  précédais,  elle  existe  d’abord  comme 
formation  parallèle  aux  porphyres  les  plus  anciens  et  non  mé- 
tallifères ; elle  est  alors  placée  ( Andes)  au-dessus  des  roches 
primitives , telles  que  le  grauite-gneis,  et  même  le  micaschiste  -r 
elle  passe  fréquemment  aux  trachy tes.  En  second  beu , on  la 
trouve  en  couches  subordonnées  aux  schistes  argileux  ; au 
Mexique  , elle  constitue  une  partie  du  terrain  dans  lequel  se 
trouvent  les  mines  argentifères  de  Valenciana.  Enfin,  au-dessus 
de  ces  terrains , elle  existe  comme  formation  indépendante  et 
parallèle  aux  porphyres  et  diorite  porphyroïde  métallifères. 
( Péninsule  du  mont  Sinaï,  Saxe,  etc.)  Une  partie  des  siénites 
de  cette  époque  (siénites  de  transition)  renferment  des  zircons 
en  abondance  (Groenland  méridional , vallée  de  Plauen , près 
de  Dresde.)  Elle  ne  se  montre  pas  dans  des  terrains  plus  nou- 
veaux (*). 

On  trouve  dans  la  siénite , comme  parties  composantes  ac- 
cidentelles , du  quarz,  du  mica , duzircon,  du  fer  oxidulé  en 
grains  disséminés. 


(*)  Il  serait  préférable  de  donner  (comme  l’a  fait  M.  Rosière  ) le  nom  de 
Sinaïte  h la  roche  que  Wemer  a appelée  Siénite , pnisqn’en  effet  la  roche 
de  Siènc  est  nn  granité  qui  contient  de  l’amphibole , et  qni , par  conséquent, 
n’est  pas  de  la  siénite.  Le  nom  de  sinaïte  est  un  nom  géographique  plus 
exact,  puisqu’il  rappelle  uon-sculcmcnt  des  rapports  de  composition  , maie 
aussi  des  rappoils  île  gisement,  comme  ceux  de  calcaire  tiu  Jura , grès  de 
IVebia,  etc.  (Humboldt.  ) • 
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II  faut  éviter  de  confondre  cette  roche  avec  le  granité , qui 
ne  contient  pas  d’amphibole , et  dont  elle  se  rapproche  sou- 
vent beaucoup  par  le  quarz  et  le  mica  qu’elle  renferme  acci- 
dentellement. Cette  dernière  substance,  ordinairement  de  cou- 
leur noire  , y remplace  quelquefois  une  portion  d’amphibole, 
comme  dans  la  siénite  d’Egypte. 

967.  Espece  6.  euphotide.  ( Gabbro , de  Buch  ; Ophiolite, 
Brong.  ; Schillcrfels  , de  Raumer  ; Serpentinite  ; Granité 
serpentineux ; Granité  de  diallage ; Granitone ; Granito  di 
gabbro ; Granito  dell'  Impruneta , Serpentinartigcr  urgriins- 
tein.  ) 

Roche  composée  de  felspath  compacte,  tenace,  de  felspath 
lamelleux  et  de  diallage  ; offre  deux  variétés  principales  : 
Y euphotide  à diallage  métalloïde , et  l’eupfiotide  à diallage 
verte.  Toutes  deux  sont  très  tenaces  : la  dernière  est  connue 
sous  le  nom  de  verde  di  Corsica;  elle  ne  contient  pas  de  fcl- 
spatli  lamelleux. 

La  serpentine  paraît  n’ètre  qu’un  euphotide  dont  les  grains 
seraient  indistincts. 

L 'euphotide  forme  des  couches  subordonnées  dans  le  fel- 
spath le  ptynite  (Weistein),  le  micaschiste  primitif  et  le  schiste 
argileux  de  transition.  Elle  constitue  deux  formations  indé- 
pendantes : l’une  placée  sur  la  limite  des  terrains  primitifs  et 
intermédiaires  (Norwège,  Hongrie  ),  et  renfermant , comme 
bancs  subordonnés , de  la  serpentine  avec  asbeste  et  diallage 
métalloïde , de  la  serpentine  accompagnée  d’opale , de  calcé- 
doine, de  chrysoprase,  et  un  calcaire  gris  compacte  ; l’autre 
placée  sur  la  limite  des  derniers  dépôts  intermédiaires  et  des 
premiers  dépôts  secondaires.  Celle-ci  est  presque  toujours  liée 
à des  roches  amplüboliques#  Elle  forme  souvent  des  couches 
alternantes  avec  de  la  serpentine , et  qui  renferment  de  la  dial- 
lage métalloïde  et  des  filons  remplis  de  minerais  de  cuivre , 
de  calcédoine  e.t  d’améthyste.  Ces  couches  donnent  issue  h 
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des  sources  de  pétrole  et  d’eail  chargée  d’hydrogène  sulfuré. 
(Humboldt.) 

On  remarque  que  le  fer  titaniaté  est  très  frequent  dans  l’eu- 
ph?tide  primitive,  et  qu’en  général  la  serpentine  se  lie  inti- 
mement avec  l’euphotide  de  toutes  les  époques. 

968.  Espece  y.  pyroméride. 

Roche  composée  de  felspath  et  de  quarz. 

Cette  substance  est  connue  sous  le  nom  de  porphyre  globu- 
* leux  de  Corse.  Sa  structure  est  amygdalo'ide,  glanduleuse,  à 
globes  formés  en  général  de  felspath , dont  le  centre  est  occupé 
par  un  noyau  de  quarz  , et  qui  offrent  une  disposition  radiée. 
Ces  globes  sont  empâtés  par  du  felspath  compacte. 

Cette  roche , qui  se  trouve  dans  les  terrains  anciens , ren- 
ferme quelquefois,  comme  partie  composante  accidentelle  , 
du  fer  oxide,  qui  en  imprègne  les  globes  ou  qui  s’y  trouve 
disséminé  en  petits  cristaux . 

969.  Espèce  8.  fegmatite.  ( Granité  graphique , Schrift- 

granit,  W.)  / 

Roche  composée  de  felspath  laminaire  et  de  cristaux  de 
quarz  enclavés.  ■ ■ , ■ 

Elle  ressemble.au  granité /dont  elle  diffère  surtout  pal,;  U 
disposition  des  cristaux  de  quarz  j qui  sont  toujours  nette- 
ment séparés  les  uns  des  autres.  • Selon  Patrin , la  pegmaïite 
présente  deux  modes  de  structuré;-  • 

La  pegmatite  de  Sibérie  est  une  roche  dont  le  fond  est  un 
felspath  d’un  blanc  roussâtre , d’un  tissu  lamelleux  et  cha- 
toyant. Dans  ce  felspath  sont  enchatonnés  des  cristaux  de 
quarz , ou  plutôt  des  carcasses  de  cristaux  qui  ont  jusqu’à  un 
pouce  et  demi  de  longueur  sur  un  diamètre  de  quelques  lignes. 
Ces  cristaux  sont  assez  souvent  parallèles  entre  eux , et  ne  sont 
séparés  les  uns  des  autres  que  par  un  intervalle  à peu  près 
égal  à leur  diamètre.  Ces  carcasses  ou  chemises  de  cristaux  sont 
formées  de  parois  presque  aussi  minces  que  celles  des  gâteaux 
Tome  II.  18 
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d’abeilles , et  leur  intérieur  est  rempli  «lu  mcine  felspat  li  qui 
l'ait  le  fond  de  la  roche.  Leur  surface  extérieure  offre  les  stries 
transversales  du  quarz  hyalin  ; elles  sont  même  très  pronon- 
cées. Comme  ces  carcasses  de  cristaux  ont  rarement  toutes 
leurs  faces  complètes,  et  qu’elles  n’en  offrent  quelquefois  que 
trois  ou  quatre , ou  même  deux  , il  arrive  que , lorsque  l’on 
scie  la  pierre  ou  qu’elle  se  divise  naturellement  dans  une  di- 
rection transversale,  c’est-à-dire  perpendiculaire  à l’axe  des 
cristaux , sa  surface  présente  des  portions  d’hexagones  qui  ne  * 
ressemblent  pas  mal  à des  caractères  hébraïques  ou  arabes, 
ou  même  à des  notes  de  musique  , suivant  le  sens  où  la  pierre 
a été  coupée  et  la  direction  plus  ou  moins  régulière  des  cris- 
taux quarzeux. - 

La  pe g matité  d’Ecosse  et  de  Corse  offre  une  structure  qui 
paraît  l’inverse  de  celle  de  Sibérie.  Ou  a vu  que  dans  celle-ci 
le  quarz  se  présente  sous  la  forme  d’hexaèdre  qui  lui  est  natu- 
relle , et  que  le  felspath  n’a  d’autre  indice  de  cristallisation  que 
le  tissu  lamelleux.  Dans  celle  d’Europe,  au  contraire,  c’est  • 
le  felspath  qui  paraît  avoir  cristallisé  en  prismes  rliomboï- 
daux  , qui  est  sa  forme  la  plus  ordinaire , et  le  quarz  n’a  fait 
que  remplir  les  interstices  de  ces  prismes;  de  sorte  que,  dans 
la  coupe  transversale  de  la  pierre , il  ne  présente  que  des  li- 
gnes droites  terminées  par  d’autres  lignes  qui  s’y  joignent 
presque  à angles  droits.  ( Patrin  , Hist.  liât,  des  Minéraux .) 

Cette  roche  forme  des  couches  ou  plutôt  des  amas  considé- 
rables dans  les  terrains  primitifs,  où  elle  est  subordonnée  aux 
gneis  et  aux  granités  postérieurs  au  gneis  et  antérieurs  au 
micaschiste.  C’est  dans  ceux-ci  que  se  trouvent  la  plupart  des 
pegmatites  qui  renferment  de  la  lépidolite. 

Elle  contient  en  outre , comme  principes  composans  acci- 
dentels, du  mica,  de  la  tourmaline,  du  felspath  nacré  (pierre 
de  lune).  Il  faut  remarquer  que  le  mica  n’est  ici  qu’acciden- 
tel , et  qu’il  est  essentiel  dans  le  granité.  Quelquefois  la  peg- 
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matité  se  décompose  et  constitue  le  kaolin , qui  sert  à la  fa- 
brication de  la  porcelaine  (838) , et  qui  renferme  parfois  des 
cristaux  de  quarz  disséminés. 

970.  Espece  9.  g subits.  ( Granit,  W.) 

Roche  composée  de  felspath  laminaire , de  quarz  et  de  mica , 
sous  forme  de  grains  entrelacés  et  toujours  très  distinct». 
C'est  le  type  de  la  structure  granitoïde , qui  dénote  presque 
toujours  une  formation  simultanée. 

On  a donné  le  nom  de  granité  à presque  toutes  les  roches 
qui  offrent  cette  structure , mais  les  géologues  ne  considèrent 
maintenant  comme  telles  que  les  roches  composées  essentiel- 
lement des  principes  que  nous  venons  d’énoncer , c’est-à-dire 
de  felspath , de  quarz  et  de  mica , sous  forme  de  grains  entre- 
lacés. Quand  avec  les  mêmes  principes  composans , ou  au 
moins  avec  le  felspath  et  le  quarz , le  granité  prend  une  struc- 
ture de  disgrégation  schisteuse , ce  qui  est  dû  à la  disposition 
du  mica,  on  le  nomme  gneis.  Quand  les  cristaux  de  felspath  et 
de  quarz  sont  nettement  séparés  les  uns  des  autres,  le  granité 
forme  la  pegmatite  d’IIaüy,  que  nous  venons  d’examiner.  Enfin, 
quand  l’amphibole  ou  la  chlorite  viennent  remplacer  le  mica , 
la  roche  prend , dans  le  premier  cas , le  nom  de  siénite , et , 
dans  le  second , celui  deprvtogyne. 

Le  granité , tel  que  nous  l’avons  défini , diffère  essentielle- 
ment de  ces  roches,  mais  il  y-pass(é  souvent  par  des  nuances 
insensibles , en  sorte  que , comme  nous  avons  déjà  eu  occasion 
de  l’observer,  on  est  obligé , pour  la  commodité  des  descrip- 
tions géologiques,  et  dans  l’intérêt  de  la  science,  de  partager 
les  roches  en  espèces  dont  les  extrêmes  présentent  deB  carac- 
tères rigoureusement  déterminés,  mais  auxquelles  on  serait 
parfois  très  embarrassé  de  rapporter  des  échantillons  inter- 
médiaires. 

Le  granité  offre  un  assez  grand  nombre  de  variétés,  dues  à 
la  grosseur  des  grains  dont  il  est  composé,  à la  couleur  du 
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mica , et  surtout  du  felspath , etc.  11  devient  quelquefois  por- 
phyroïde , lorsqu’e'tant  à grains  fins , il  contient  de  gros  cris- 
taux de  felspath. 

La  formation  indépendante  , qui  parait  la  plus  ancienne  de 
toutes,  est  du  granité  qui  ne  contient  aucune  couche  subor- 
donftée.  Immédiatement  au-dessus  d’elle , se  trouve  une  autre 
formation  indépendante  de  granité  et  de  gneis  en  couches  al- 
ternantes. On  observe  aussi  des  couches  de  granité  plus  récent 
qui  reposent  sur  l’eurite  et  le  gneis.  Au-dessus  de  ces  couches, 
et  après  la  grande  formation  de  gneis , on  rencontre  une  for- 
mation de  granité  parallèle  au  gneis  ; elle  comprend  surtout 
les  granités  avec  épidote  et  les  granités  à bancs  subordonnés 
d’eufile.  Après  ces  diverses  formations,  on  ne  trouve  plus, 
dans  les  terrains  primitifs,  que  des  couches  de  granité  super- 
posées au  micaschiste  et  au  schiste  argileux  dont  elles  dépen- 
dent. Ces  granités  de  nouvelle  formation  sont  particulièrement 
caractérisés  par  la  présence  de  l’étain,  de  l’amphibole,  du  gre- 
nat , de  la  diallage , du  fer  magnétique  (?) , et  par  la  tendance 
qu’ils  ont  à passer  à la pegmatite  et  à la  prologpne . 

Les  granités  se  continuent  jusque  dans  les  terrains  de  tran- 
sition, où  ils  sont  loin  pourtant  d’acquérir  l’importance  qu’ils 
ont  dans  les  terrain&primitifs.  En  effet,  ils  n’y  constituent  au- 
cune formation  indépendante , mais  se  trouvent  seulement  en 
petites  couches  partielles  dans  les  porphyres  et  siénites  non 
métallifères  qui  recouvrent  les  roches  primitives.  Ils  semblent 
séparer  les  siénites , qui  enchâssent  du  quarz  et  du  felspath 
commun  nacré , des  vrais  trachy  tes.  On  trouve  encore  des  gra- 
nités à petits  grains , semblables  aux  granités  primitifs  les  plus 
anciens,  dans  les  schistes  argileux  de  transition  et  dans  les 
porphyres  et  siénites  métallifères  postérieurs  à ces  schistes. 

Le  granité  est , de  toutes  les  roches , celle  qui  est  la  plus 
importante  géologiquement;  elle  supporte  tous  les  terrains, 
et  par  conséquent  doit  être  regardée  comme  la  plus  ancienne. 
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A.  telle  profondeur  que  l’on  ait  pénétre  dans  l’intérieur  du 
globe,  on  a constamment  rencontré  le  granité,  et,  dans  tous 
les  pays,  les  mineurs  ont  toujours  reconnu  cette  roche  quand 
ils  avaient  percé  les  autres  couches.  D’après  cela , il  semble 
que  le  granité  devrait  former  le  noyau  de  la  terre  ; mais  si  cela 
est , il  faut  que  sa  densité  augmente  considérablement  à 'me- 
sure que  l’on  approche  du  centre  de  notre  planète.  Peut-être 
alors  perd-il  sa  structure  granitoide  ; ce  qu’il  y a de  certain 
du  moins , c’est  que  généralement  les  granités  inférieurs  ont 
les  grains  bien  plus  fins  que  ceux  que  l’on  retrouve  plus  haut 
dans  les  terrains  printltifs  ,^et  qui  forment  des  couches  alter- 
nant avec  des  gneis.  Cependant  il  en  existe  dans  des  terrains 
de  transition,  qui  6ont  quelquefois  difficiles  à distinguer  des 
granités  à petits  grains. 

Le  granité  n’est  pas  toujours  en  couches;  il  constitue  le 
plus  souvent  des  masses  énormes  qui  n’offrent  pas  de  stratifi- 
cation , ou  dont  les  couches  sont  d’une  épaisseur  qui  nous  est 
inconnue.  Lorsqu’il  se  présente  ainsi  en  masses,  il  est  fréquem- 
ment composé  de  gros  blocs  arrondis,  formés  chacun  de  con- 
crétions distinctes , concentriques , testacées , et  les  intervalles 
qui  séparent  ces  blocs  sont  remplis  de  granité  plus  tendre , su- 
jet à tomber  en  poussière  quand  il  se  trouve  exposé  à-  l’action 
de  l’air.  On  le  trouve  aussi  en  gros  blocs  arrondis  et  isolés 
sur  differens  terrains. 

Le  granité  n’a  pas  autant  d’importance  pour  les  mineurs 
que  pour  les  géologues;  cependant  il  contient,  outre  le  fer 
oxidé,  de  l’étain,  quelquefois  de  la  blende,  du  plomb  sul- 
furé, et  quelques  minerais  de  bismuth,  d’argent,  de  cuivre, 
de  molybdène. 

971.  Espece  10.  PROTOGYNJS. 

Roche  composée  de  fclspath  laminaire,  de  quarz  et  de  clilo- 
rite,  de  talc  ou  de  stéatite,  sous  forme  de  grains  entrelacés. 

Elle  contient  quelquefois  du  quarz  et  du  mica  comme  par— 
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tics  composantes  accessoires,  et  comme  parties  composantes 
accidentelles,  de  l’amphibole,  de  la  tourmaline,  des  pyrites, 
du  fer  titania  té,  de  la  cymophane,  de  la  topaze  et  du  béril. 

Le  talc , qui  est  à cette  roche  ce  que  le  mica  est  au  granité , 
n’y  est  pas  dissémine'  irrégulièrement  comme  le  mica  dans 
eette  dernière  roche,  mais  plutôt  par  espèces  de  paquets 
étendus,  dont  les  feuillets,  souvent  parallèles,  tendent  à lui 
donner  une  structure  feuilletée.  Si  le  mica  se  substitue  au  talc, 
la  protogyne  passe  au  granité  et  à la  siénite.  Elle  passe  aussi 
quelquefois  à la  chloritc  schisto'ide. 

La  protogyne  constitue  une  formation  indépendante  pa- 
rallèle au  gneis.  Cette  formation  est  surtout  développée  au 
Mont-Blanc  et  dans  toute  la  chaîne  des  Alpes , entre  le  Mont- 
Cénis  et  le  Saint-Gothard.  Cette  roche  semble  aussi  se  mon- 
trer à une  époque  plus  nouvelle  des  terrains  primitifs,  et 
former  des  couches  superposées  au  micaschiste  et  au  schiste 
argileux  de  ce6  terrains. 

972,  Espèce  1 1 . assis.  ( Gneiss,  W.;  Granité  veiné  de  Saus- 
sure. ) 

Roche  composée  de  felspath  lamellaire  et  de  mica  disposé  à 
plat , donnant  à la  roche  un  tissu  feuilleté  ; contenant  souvent 
du  quart  comme  principe  composant  accessoire. 

Il  n’y  a pas  de  ligne  de  démarcation  entre  le  granité  et  le 
gneis , non  plus  plus  qu’entre  ce  dernier  et  les  schistes  mica- 
cés. En  général , les  granités,  les  gneis , les  micaschistes  et  les 
schistes  argileux  passent  insensiblement  de  l’un  à l’autre; 
aussi  certains  géologues  ont-ils  pensé  que  ces  quatre  forma- 
tions primitives  n’en  formaient  qu’une  seule  Sa  couleur  varie, 
mais,  le  plus  ordinairement,  il  est  formé  de  mica  grisâtre 
et  de  felspath  rougeâtre.  Werner  en  a distingué  trois  va- 
riétés. 

Le  gneis  ondulé , dans  lequel  le  felspath  , le  quarz  et  le  mica 
forment  des  couches  séparées  qui  sont  parallèles  entre  elles  , 
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fnnin  flexueuaes  : c’e&t  celui  dont  la  formation  a succédé  immé- 
diatement à celle  du  granité. 

Le  gneis  commun.  Il  est  grossièrement  schisteux,  etsespatv 
ties  composantes  sont  confondues  les  unes  avec  les  autres.  - 

Le  gntis  à feuillets  minces.  Il  est  composé  de  lames  fines 
bien  dressées,  et  ne  dillere  des  schistes  micacés  que  parce 
qu’il  contient  moins  de  mica. 

Le  gneis  est  la  roche  des  terrains  primitifs  que  l’on  regarde  • 
comme  la  plus  ancienne  après  le  granité.  Il  se  présente  d’a- 
bord eu  couches  alternantes  avec  lui , et  s’en  sépare  au-dessus 
pour  constituer  à lui  seul  une  grande  formation  indépem* 
dantc.  Cette  formation  est  remarquable  par  le  grand  nombre 
de  couches  subordonnées  qu’elle  renferme.  Nous  citerons , 
parmi  les  principales  : le  grenat  commun,  la  siénite,  la  serpen- 
tine, l’amphibole  schistoïde,  le  fer  magnétique,  la  pegmatite, 
les  porphyres,  le  kaolin , etc. 

Au-dessus  de  ces  gneis , se  présente  une  formation  indépen- 
dante et  considérable  de  gneis  et  de  micaschiste  en  couches 
alternantes , qui  repose  sur  le  gneÎ9  ou  sur  le  granité  le  plus 
' ancien,  lorsque  la  formation  de  gneis  seul  vient  à manquer^*). 

Dans  ce  dernier  cas , M.  de  Humboldt  la  considère  comme  pa- 
rallèle au  gneis.  Elle  s’élève  quelquefois , selon  ce  même  sa- 
vant, à 2000  toises,  et  renferme  des  filons  d’argent,  autrefois 
très  puissans  (plomb  sulfuré  argentifère  et  antimonifère , ar- 
gent rouge),  à Condorasto  et  Pomallaeta  dans  les  Cordillères 
des  Andes.  C’est  sur  cette  formation  que  se  trouvent  les  vastes 
forêts  de  quinquina , à l’ouest  de  Loxa.  Dans  les  Andes  de 
Quindiù , cette  même  formation  renferme  des  filons  de  soufre 


(f)  Dulomicu , cl  après  lui  M.  de  Humboldt , uni  observe  qu’en  general  les 
formations  mixtes  ou  d’ alternance  périodique  de  gneis  cl  granité,  de  gnais 
et  micaschiste,  sont  beaucoup  plus  frequentes  que  les  formations  simples  de 
granité,  gneis  et  inicascliistc.  ■ • • 
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exhalant  des  vapeurs  sulfureuses,  dont  la  température  s’élève 
à 4 8°  centigrades , l’air  ambiant  étant  à 20°  ( vallée  del  Mo- 
ral, à io65  toises).  Au-dessus  de  ces  terrains,  le  gneis  se  trouve 
en  couches  subordonnées  dans  les  granités  et  dans  le  mica- 
schiste, et  constitue  encore,  au-dessus  de  ces  couches,  une 
petite  formation  indépendante,  caractérisée  par  la  présence  de 
grenats.  Enfin , le  gneis  le  plus  nouveau  des  terrains  primitifs 
est  celui  qui  se  trouve  au-dessus  des  schistes  argileux  et  qui 

alterne  avec  le  granité. 

« 

Dans  les  terrains  de  transition , le  gneis  ne  se  trouve  qu’en 
couches  intercalées  dans  les  schistes  argileux  et  dans  les  sié— 
nites  postérieures  à ceux-ci.  . ? 

Quelquefois  legrapbite  semble  avoir  pris  la  place  du  mica  dans 
le  gneis.  Cette  roche  est  celle  qui  contient  le  plus  de  minerais 
métalliques , soit  en  couches , en  amas,  en  filons  ou  à l’état  de 
dissémination.  Il  serait  beaucoup  plus  long  de  citer  les  ma- 
tières métalliques  que  l’on  y rencontre  que  celles  qui  ne  s’y 
présentent  pas,  On  y trouve  la  majeure  partie  des  minerais 
usités,  et  presque  toujours  en  quantité  assez  considérable  pour 
qu’on  puisse  les  exploiter. 

C’est  dans  le  gneis  que  s’exploitent  la  plupart  des  mines  de 
Saxe,  de  Bohême,  de  Freyberg,  de  Norwège,  de  Sainte— Marie- 
aux-Mines  en  France,  etc.  11  parait  que  cette  richesse  du  gneis 
en  minerais  métalliques  ne  se  continue  pas  sur  toute  l’étendue 
duglobe , etqu’elle  diminue  considérablement  en  Amérique  (*). 


(*)  Le  gneis  indépendant,  très  riclie  en  minerais  d’or  et  d’argent  (Alle- 
magne, Grèce.  Asie-Mineure,  quelques  parties  de  la  France),  a été  ré- 
puté pendant  long-temps  comme  la  roche  la  plus  argentifère  de  la  terre  ; 
mais  on  sait  maintenant  que  les  métaux  précieux,  dans  les  deux  coutinens, 
appartiennent  à des  formations  bien  plus  récentes  que  le  gneis,  et  de  beau- 
coup postérieures  aux  autres  roches  primitives;  on  1111  mot,  qu’ils  sont  pla- 
cés dans  des  roches  de  transition,  de»  porphyres  sieniiiques,  et  même  des 
ttachytes.  (Humboldt.) 
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Usages  des  roches  felspathiques . 

' ,-v'v  * ’iv  ' f.v  ! .*  : :>  > 

Plusieurs  des  roches  que  nous  venons  d’examiner  sont  em- 
ployées comme  pierres  à bâtir  et  comme  piètres  de  décorât- 
lion.  ' • . ) , 

Comme  pierres  de  construction , on  emploie  principalement 
le  granité,  mais  la  plupart  des  autres  pierres  lui  sont  préfé- 
rables, en  ce  qu’elles  prennent  mieux  le  mortier  et  sont  beau» 
coup  plus  faciles  à tailler.  On  est  obligé  de  l’employer  dans 
les  pays  qui  n’offrent  pas  d’autres  substances  dont  on  puisse 
se  servir  dans  la  bâtisse.  Les  constructions  qui  en  sont  faites  ' 
ont  l'avantage  de  durer  très  long-temps  ; aussi , dails  les  pays 
mêmes  où  les  calcaires  sont  abondans , emploie-t-on  les  gra- 
nités pour  faire  des  bornes , des  trottoirs , etc. , qu’il  fau- 
drait renouveler  trop  souvent , si  la  pierre  qui  les  forme  n’é- 
tait pas  aussi  dure.  Cette  dureté  rend  le  granité  très  difficile  à 
tailler,  et  nous  fait  voir  la  difficulté  des  travaux  qui  ont  été 
exécutés  autrefois  pour  extraire  des  blocs  énormes  de  cette 
roche,  dont  on  a fait  des  obélisques  et  autres  monumens 
qui , malgré  les  siècles  qui  se  sont  écoulés  depuis  leur  éléva- 
tion, n’ont  éprouvé  aucune  atteinte.  Les  siénites , la  prolo- 
gjrne , et  autres  roches  granitiques  analogues,  sont  aussi  em- 
ployées , sous  le  nom  de  granités , comme  pierfes  à bâtir. 

On  se  sert  plus  souvent  des  roches  granitiques  dans  la  décora- 
tion ; on  les  désigne  en  général  sous  le  nom  de  marbres  durs ; 
mais  ces  décors  sont  toujours  d’un  prix  élevé,  à cause  de  la 
main-d’œuvre  qu’ils  exigent.  Il  n’y  a que  les  roches  graniti- 
ques , dont  les  couleurs  sont  assez  vives  et  nettement  tran- 
chées, que  l’on  emploie  à cet  usage.  11  faut  que  la  pâte  de  la 
roche  soit  agréablement  colorée , et  que  les  cristaux  ou  frag- 
rnens  de  cristaux  qui  s’y  trouvent  mélangés,  tranchent  assez 
nettement  par  leur  nuance  sur  le  fond  qui  les  supporte.  On 
trouve  ces  qualités  réunies  dans  diverses  variétés  de  siénite. 
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d’eupholide , dans  la pyroméride,  le  granité,  la protogyne , 
et  surtout  dans  les  porphyres. 

La  plupart  de  ces  roches , que  l’on  emploie  comme  décora- 
tion , sont  tirées  toutes  travaillées  des  anciens  monumens 
(Égypte,  Rome,  etc.).  Il  en  est  même,  comme  dans  les  mar- 
bres, dont  les  carrières  sont  inconnues  ; tel  est , par  exemple , 
le  porphyre  noir  antique,  dont  la  pâte  noire  est  parsemée  de 
cristaux  de  felspath  blanc. 

La  pegmatile  donne  lieu,  par  sa  décomposition,  à une 
substance  (kaolin)  précieuse  dans  les  arts , et  que  l’on  emploie 
pour  fabriquer  la  porcelaine.  \ 

GENRE  MICA. 

973.  Espèce  unique,  micaschiste.  ( Schiste  micacé , Mica 
schistoïdc,  Glimmerschiefer,  W.) 

Roche  composée  de  mica  lamellaire  et  de  quarz  inter- 
posé. 

Il  n'y  a pas  de  limite  bien  marquée  entre  le  gneis  et  cette 
roche.  Elle  en  diffère  par  l’absence  du  felspath , et  en  ce  que 
les  lamelles  qui  la  composent  sont  plus  étendues  et  plus  exac- 
tement sur  un  même  plan.  Quelquefois  le  quarz  y devient  si 
rare  qu’elle  semble  n'être  composée  que  de  mica  pur,  maiselle 
contient  toujours  un  peu  de  qiiarz  qui  lui  donne  de  la 
dureté. 

Dans  les  terrains  primitifs,  le  micaschiste  s’observe:  i°.  en 
couches  subordonnées  dans  le  granite-gneis  et  le  gneis  indé- 
pendant; 2®.  en  couches  alternantes,  avec  le  gneis  lui-même, 
et  constituant  alors  la  formation  indépendante  et  très  déve- 
loppée de  gneis-micaschiste,  dont  nous  avons  parlé  (972); 
3°.  constituant  seul  une  formation  indépendante  placée  entre 
le  gneis  et  le  schiste  argileux.  Il  renferme  alors  un  grand 
nombre  de  couches  subordonnées,  dont  les  principales  sont  : 
la  chlorite  schistoïde,  le  schiste  argileux  , le  calcaire  grenu  , 


Digitized  by  Google 


i 


DE  MINÉRALOGIE.  a83 

la  dolomie  avec  gypse  primitif,  la  diorite , la  serpentine  pure 
et  la  pierre  ollaire,  l’amphibole  commun,  le  grenat  avec  fer 
oxidulé,  la  chaux  fluatée,  etc.  ; 4°-  en  couches  subordonnées 
dans  le  gneis  grenatifère  postérieur  à la  formation  précédente, 
et  dans  les  schistes  argileux. 

Dans  les  terrains  de  transition , le  micaschiste , bien  moins 
répandu  et  développé  que  dans  les  précéden^  ne  se  présente 
que  dans  deux  circonstances  géologiques:  i°.  formant,  dans  la 
partie  la  plus  ancienne  de  ces  terrains,  une  formation  compo- 
sée de  couches  alternantes  de  micaschiste , de  calcaire  grenu 
talqueux  et  de  grauwacke  avec  anthracite.  Les  micaschistes 
passent  fréquemment  à des  schistes  noirs  bitumineux,  rem- 
plis d’empreintes  végétales , et  sont  associés  à des  anthracites. 
2°.  Formant,  uni  au  granité  de  transition , des  couches  subor- 
données dans  les  schistes  argileux. 

On  y rencontre,  comme  parties  constituantes  accidentelles, 
du  grenat,  de  la  tourmaline , dudistliène,  de  la  staurotide , 
de  l’amphibole,  de  l’émeraude.  Le  felspath  s’y  rencontre 
aussi , mais  non  comme  partie  constituante  ; il  s’y  trouve  en 
masses  irrégulières  ou  réniformes. 

C’est,  après  le  gneis  et  les  porphyres  siénitiques  de  transi- 
tion , la  roche  qui  contient  le  plus  de  minerais  métalliques  ; 
on  y trouve  des  couches  de  fer  magnétique  , des  pyrites , de 
la  galène,  des  pyrites  de  cuivre  contenant  de  l’or,  des  sul- 
fures de  zinc  et  de  mercure , du  cobalt , des  pyrites  magné- 
tiques, quelquefois  de  l’or  nqtif  (mines  de  Rio-San-Antonio 
au  Mexique) , et  des  filons  d’argent  rouge  ( riches  mines  de 
Tehuilotepec  et  de  Tasco,  non  loin  de  Mexico  au  Mexique). 

J 


Digitized  by  Google 


284  ■ ÉLÉMENS 

Appendice  au  genre  mica. 

SCHISTES. 

973  bis.  Nous  croyons  devoir  placer  ici  les  différentes  espèces 
de  schistes  : si  nous  avions  suivi  une  classification  géologique , 
nous  n'aurions  pas  hésité  à leur  donner  cette  place  ; mais 
dans  une  classiÿation  basée  sur  la  composition  des  roches , 
leur  place  devient  incertaine.  Peut-être  devraient-ils  être  pla- 
cés près  des  argiles,  auxquelles  ils  passent  fréquemment  ; mais 
d’un  autre  côté  , ils  passent  souvent  aussi  au  micaschiste , et 
sont  regardés , par  quelques  minéralogistes , comme  ayant 
pour  base  le  mica  à l’état  compacte.  Ces  considérations  nous 
ont  engagé  à les  placer  pâr  appendice  à la  suite  du  mica- 
schiste. • 

On  désignait  autrefois  , soüs  le  nom  de  schistes,  toutes  les 
substances  minérales  qui  offraient  la  structure  schisteuse;  aussi 
par  les  noms  de  schiste , schorl  et  quelques  autres , parvenait- 
on  à nommer  tous  les  minéraux  dont  la  détermination  était 
douteuse.  Walérius  est  le  premier  qui  ait  limité  cette  extension 
du  mot  schiste,  et  qui  leur  ait  assigné  des  caractères.  Aujour- 
d’hui , on  nomme  ainsi  toutes  substances  minérales  dont  les 
analyses  discutées  ne  peuvent  fournir  aucune  formule  chi- 
mique probable  , qui  contiennent  de  la  silice  ; de  l’alumine , 
de  l’oxide  de  fer , de  l’eau , souvent  du  carbone  et  quelques 
autres  principes , dont  la  structure  laminaire  est  due  à des 
lamelles  plus  ou  moins  ténues , la  dureté  variable , qui  sont 
opaques,  et  fondent  ordinairement  au  chalumeau  en  une  sco- 
rie noirâtre. 

Les  diverses  variétés  de  schistes  passent  non-seulement  de 
l’une  à l’autre,  mais  encore  à d’autres  roches  ; elles  constituent 
des  couches  très  puissantes,  souvent  inclinées,  et  quelquefois 
perpendiculaires,  dans  les  terrains  primitifs,  de  transition  et 
secondaires  inférieurs.  Dans  ces  deux  dernières  espèces  de 
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terrains,  Us  renferment  assez  souvent  des  empreintes  de  végé- 
taux qui  appartiennent  aux  graminées  , aux  fougères  , aux  cy- 
péracées,  etc.  ; dans  les  terrains  primitifs,  ils  sont  souvent 
traversés  par  des  filons  métalliques  quelquefois  très  puis- 
sans. 

D’après  leur  structure  et  les  différentes  matières  dont  ils 
sont  mélangés  ou  imprégnés,  on  peut  distinguer  les  variétés 
suivantes  ; 

Schiste  luisant.  ( L'r-thonschiefer,  W.)  Présente  un  aspect 
luisant  et  soyeux  dans  le  sens  de  ses  lames,  qui,  rarement 
planes,  paraissent  souvent  comme  plissées.  Ses  couleurs  va- 
rient du  gris  jaunâtre  au  gris  verdâtre  ou  bleuâtre.  Ne  fait 
pas  effervescence  avec  lesacides,  etfondfacilement  en  un  émail 
noirâtre  ou  jaunâtre,  qui  contient  beaucoup  de  bulles. 

Schiste  ardoise.  ( Uebergangs-thonschiejèr , W.)  Offre  un 
aspect  terne , quelquefois  un  peu  luisant.  Se  divise  facilement 
en  feuillets  sonores  quand  on  le  frappe  avec  un  corps  dur, 
« dont  la  couleur  varie  du  brun  bleuâtre  au  verdâtre  et  ail 
rougeâtre , tantôt  tendre , tantôt  assez  dur  pour  recevoir  la 

trace  du  cuivre.  Fond  assez  facilement  au  chalumeau,  en  une 

\ 

scorie  luisante,  et  ne  fait  pas  d’effervescence  avec  les  acides. 

On  l’exploite  en  grand  pour  la  fabrication  des  ardoises , qui 
sont  réputées  de  bonne  qualité  quand  elles  ne  contiennent 
pas  de  pyrites  disséminées,  et  qu’elles  n’augmentent  pas  de 
poids  quand  on  les  plonge  dans  l’eau. 

Schiste  argileux.  ( l'honschiefer , W.  ; Schiste  commun , 
Hau ^ Phyllade,  Brongniart.)  Cette  variété  diffère  de  la  précé- 
dente|  eu  ce  qu’elle  estplus  tendre,  qu’elle  se  divise  en  feuillets 
plus  épais,  souvent  rhomboïdaux  et  quelquefois  d’une  régularité 
remarquable,  qu’elle  absorbe  l’eau  assez  facilement.  Ses  cou- 
leurs sont  le  gris  bleuâtre,  le  brunâtre,  le  jaunâtre,  le  rou- 
geâtre et  le  verdâtre. 

Les  trois  précédentes  variétés  de  schiste , dont  les  différences 


Digitized  by  Google 


ÉLÉMENS 


minéralogiques  ne  sont  pas  toujours  fort  bien  tranchées , se 
rapprochent  encore  plus  par  les  circonstances  géologiques 
qu’elles  présentent.  En  effet,  elles  se  montrent  à peu  près 
de  la  même  manière  dans  le  sein  de  la  terre  et  se  trouvent 
dans  les  mêmes  terrains  ; aussi  réunissons-nous  dans  un  seul 
article  tout  ce  qui  est  relatif  à leur  gisement. 

C’est  le  schiste  argileux  qui , de  toutes  trois , est  sans  con- 
tredit le  plus  abondant  dans  la  nature.  Il  se  présente  dans  les 
terrains  primitifs  et  intermédiaires,  mais  non  avec  le  même 
développement , car’  tandis  que  dans  les  premiers , les  dépôt* 
ont  toujours  une  étendue  assez  limitée,  ils  acquièrent,  au 
contraire , dans  les  seconds,  un  volume  très  considérable , et 
les  localités  qui  les  offrent  sont  bien  plus  répandues  à la  sur- 
face du  globe.  On  peut  dire , avec  M.  de  Humboldt , que  la 
plus  grande  masse  des  schistes  argileux  appartient  aux  ter- 
rains intermédiaires,  dans  les  deux  continens. 

A.  Dans  les  terrains  primitifs,  les  schistes  argileux  se  rencon- 
trent d’abord  en  bancs  subordonnés  dans  le  gneis-micaschista, 
et  le  micaschiste  postérieur  à celui-ci.  Dans  la  première  de  ces 
formations,  ils  sont  toujours  accompagnés  d’actiuote-  En  se- 
cond lieu,  ils  constituent  une  formation  indépendante  placée 
entre  le  micaschiste , avec  lequel  ils  se  confondent  dans  bien 
des  cas  (le  mica  est  alors  fendu,  en  grandes  lames )*  et  l’eu- 
photide  indépendante  qui  termine  la  série  des  roches  primi- 
tives. Cette  formation  renferme,  comme  couches  subordon- 
nées r calcaire  grenu  bleuâtre,  porphyre,  micaschiste,  diorite, 
quarz  avec  épidote , chlorite  schisteuse  avec  sphène  et  Jwiais 
disséminés,  euphotidc.  En  général,  comme  nous  l’aoBdéjà 
dit  plus  haut , ces  schistes  argileux  ont  beaucoup  de  tendante 
à passer  insensiblement  au  micaschiste , au  gneis  et  au  gra- 
nité primitifs.  Ils  se  confondent  aussi , dans  bien  des  circons- 
tances, avec  les  schistes  argileux  de  transition,  surtout  lors- 
qu’ils sont  placés  sur  la  limite  des  deux  terrains  anciens  , et 
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quelquefois  il  est  très  difficile  d’indiquer  avec  précision  on 
cessent  les  schistes  argileux  primitifs  et  où  commencent  ceux 
de  transition.  En  les  considérant  en  grand  et  d’une  manière 
générale,  on  trouve  cependant  certaines  différences  caracté- 
ristiques dans  la  composition , qui  peuvent  servir  à les  distin- 
guer; tels  sont,  principalement  pour  les  schistes  argileux 
primitifs,  les  caractères  négatifs  suivans  : l’absence  de  débris 
organiques,  l’absence  de  couches  fragmentaires  (grauwakes, 
conglomérats),  l’absence  de  mâcle  disséminée  dans  la  masse, 
celle  de  bancs  subordonnés  de  calcaire  compacte , celle  de 
feuillets  de  schistes  argileux  luisans  et  fortement  carbnrés , 
enfin  celle  de  couches  fréquentes  de  diorite  globaire,  de 
schistes  alumineux  et  graphiques , de  pierre  lydienne  et  tle 
phtanite.Ccs  caractères  généraux  souffrent  cependant  plusieurs 
exceptions  partielles. 

B.  Dans  les  terrains  de  transition,  où  les  schistes  argileux  sont 
si  puissnns,  ils  se  présentent  d’abord  à la  partie  la  plus  infé- 
rieure en  roches  alternantes  avec  les  calcaires  grenus  tal- 
q lieux  et  les  quarz  compactes,  et  ils  renferment,  en  couches 
subordonnées,  de  la  diorite  et  de  l'anthracite  à l’état  de  dis- 
sémination. Ils  sont  ou  rubanés  ou  onctueux,  et  font  quel- 
quefois effervescence  avec  les  acides,  ce  qu’ils  doivent  à uu 
mélange  de  chaux  carbonatée  disposée  en  veines  ou  en  lames.  (Ce 
sont  les  Calschistes  de  M.  Brougniaït.  ) Daus  les  calcaires  noirs 
et  fortement  carburés  , qui  appartiennent  aux  porphyres  et 
aux  siénites  non  métallifères,  on  trouve  quelques  schistes 
argileux  également  très  chargés  de  carbone , tachant  les 
doigts,  et  renfermant  de  la  pierre  lydienne  en  assez  grande 
abondance  (moutague  de  Bareuth  ). 

En  troisième  lieu,  ils  se  montrent  postérieurement  aux  pré- 
cédens , en  formation  indépendante  et  reposant  presque  tou- 
jours immédiatement  sur  les  terrains  primitifs.  C’est  cette 
formation  qui  acquiert  tant  de  développement  dans  les  Alpes 
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de  la  Suisse  (entre  Ilantz  et  Glatis),  dans  les  Pyrénées  orien- 
tales, dans  le  nord  de  l’Allemagne,  depuis  le  Hartz  jusqu’en 
Belgique  , et  aux  Ardennes  ; dans  la  Norwège , le  Caucase  , 
le  Cotentin,  la  Bretagne;  dans  les  Cordilières  de  Venezuela, 
et  à Guanaxuato  au  Mexique.  Elle  alterne  toujours  avec  des 
grauwaekes  et  des  calcaires  noirs,  et  est  surtout  caractérisée 
par  le  nombre  de  bancs  intercalés  qui  s’y  trouvent , par  sa 
grande  mutabilité  d’aspect  et  de  composition , et  par  la  ten- 
dance qu’elle  a à passer  sans  cesse,  d’une  manière  insensible 
et  quelquefois  brusque , aux  autres  schistes  ( alumineux  et 
graphiques  ) , à la  pierre  lydienne , à la  diorite  , ou  à des 
roches  siénitiques  et  porphyroïdes.  Les  bancs  subordonnés, 
qu’on  remarque  plus  particulièrement  dans  cette  formation, 
sont:  grauwaekes  en  grande  abondance,  calcaires  noirs,  dio- 
rite , porphyre,  schistes  alumineux  et  très  carbures,  quarz  com- 
pacte , quarz  lydien  , plitanite  ; et  moins  fréquemment,  gneis, 
granité , siéuite  , schiste  novaculaire,  schiste  graphique  , fel- 
spath  compacte,  etc.  On  y trouve  une  assez  grande  variété  de 
débris  organiques , dont  les  principaux  sont  : des  plantes  nio- 
nocotylédones  ( arundinacées , bainbusacées  ) , qui  paraissent 
antérieures  aux  animaux  même  les  plus  anciens  ; despectinites, 
des  trilobites  aveugles,  des  entroques,  des  ammonites,  des 
coralites,  des  hyste'rolites,  des  orthocératites,  des  ogygies  et 
des  calymènes (Caljrmene  de  Tristan,  et  C.^nacroplualmc  de 
Brongn. ). 

' C’est  dans  des  schistes  argileux  de  même  âge,  et  accompa- 
gnés de  siénites  ,*  que  se  trouvent  le  liions  de  Guanaxuato , les 
plus  riches  en  argent  que  l’on  connaisse , ceux  de  Zacatccas  , 
et  une  petite  partie  de  ceux  de  Gatorce  (Mexique). 

Les  schistes  argileux  renferment  un  assez  grand  nombre  de 
minéraux  disséminés , parmi  lesquels  on  distingue  : la  stauro- 
tide,  le  grenat , la  tourmaline,  le  disthène,  le  fer  oxidulé  ,4e 
fer  sulfaté , le  fer  phosphaté , le  titane  oxidé  , etc. 
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' Viages.  Lès  schistes  argileux  sont  employés  à divers 
usages. 

Ceux  dont  le  grain  est  fin  sont  employés  comme  pierres  à re- 
passer, que  l’on  humecte  avec  l’huile  ou  avec  l’eau  ; mais  leur 
principal  usage  est  de  servir  de  couverture  pour  les  cons- 
tructions. On  choisit  ceux  qui  se  divisent  facilement  en  feuil- 
lets d’une  certaine  étendue,  c’est-à-dire  qui  présentent 
la  structure  schisteuse  et  fissile  la  mieux  caractérisée  ; telles 
sont  les  ardoises , qui  sont  exploitées  en  grand  pour  cet  usage. 
On  se  sert  aussi  de  schistes  beaucoup  plus  épais  qui , au  lieu 
de  s’appliquer  en  recouvrement,  comme  les  ardoises  , se  joi- 
gnent avec  un  ciment,  et  forment  des  couvertures  moins  élé- 
gantes , mais  qui  résistent  mieux  aux  ouragans. 

Schiste  bitumineux.  ( Brandschiefer,  W.  ; Schiste  inflam- 
mable, Kàhléus  chie  fer  de  Freiesleben).  Une  diffère  du  précé- 
dent qu’en  ce  qu’il  se  trouve  généralement  dans  des  terftins 
plus  nouveaux  que  les  terrains  primitifs  et  de  transition , qu’il 
est  souvent  imprégné  de  bitume , et  qu’il  renferme  fréquem- 
ment des  empreintes  de  végétaux.  Il  est  presque  toujours  en 
contact  avec  la  houille  ; en  effet,  c’est  dans  le  grès  rouge  qu’il 
se  montre  en  couches  subordonnées  ou  alternantes  ; outre  les 
débris  végétaux,  il  contient  encore  quelques  coquilles  fossiles, 
tandis  que  lAnasse  même  du  grès  rouge  en  est  privée. 

Schiste  co tic u le.  (Schiste  novaculaire , H.  ; Pierre  à rasoir, 
TVétzschiefcr. , W.)  Il  diffère  des  autres  par  sa  texture  plus 
dense  et  assez  compacte  pour  recevoir  la  trace  de  certains  mé- 
taux, sa  structure  moins  feuilletée  et  sa  cassure  qui,  au  lieu 
d’être  toujours  schisteuse,  est  tantôt  inégale  et  tantôt  conchoide 
ou  écailleuse. 

Sc  trouve  dans  les  terrains  primitifs  et  dans  les  schistes  ar- 
gileux de  transition.  ’ 

/ * 

Usages.  Il  est  employé^ sous  le  nom  de  pierre  à rasoir,  pour 
aiguiser  les  instrumens  dont  le  tranchant  est  fin  , comme  les 
ToMK  II.  !C) 
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rasoirs , les'  lancettes , etc.  Ces  pierres  sont  ordinairement 
formées  de  deux  lits  superposes , dont  l’un  est  jaunâtre  et 
* l’autre  brun  ou  noirâtre. 

Schkte  marneux  et  marno-bilumineux.  Se  distingue  facile- 
ment à la  propriété  qu’il  possède  de  faire  effervescence  avec  les 
acides , et  par  son  peu  de  dureté.  Il  est  quelquefois  bitumi- 
neux. 

Cette  espèce  de  schiste  se  trouve  en  couches  subordonnées 
dans  le  calcaire  alpin.  Ces  couches  sont  formées  par  des  bancs  al- 
lernans  d’argile  et  de  marne,  pénétrées  de  parties  bitumineuses 
et  quelquefois  remplies  de  pyrites-  Plusieurs  d’entre  elles  ren- 
ferment du  cuivre  et  du  plomb  argentifères,  et  constituent 
alors  les  schistes  cuivreux  ( Kupferschiefer ),  dont  nous  avons 
déjà  parlé  (922)-  C’est  dans  ces  schistes  marneux  et  bitumineux 
qu’on  trouve  encore  une  grande  partie  du  mercure  sulfure  ex- 
ploité (Idria  dans  la  Carniole). 

Schiste  aluni fere. {Schiste  alumineux,  Ampelite  alumineux, 
jflaunschiefer,  W.)  Ce  schiste  est  remarquable  par  l’éclat  de 
scs  feuillets,  qui  parait  dû  à de  l’antbracite  interposée  ; par  la 
propriété  qu’il  a de  se  décomposer  à l’air,  en  donnant  lieu  à 
des  efflorescences  d’alun  dont  la  saveur  indique  la  nature,  et 
par  son  infusibilité. 

Il  appartient  à la  grandé  formation  des  schisteftargileux  des 
terrains  de  transition , dans  lesquels  il  se  trouve  en  couches 
subordonnées,  pe  meme  que  les  autres  espèces  de  schistes,  il 
est  la  plupart  du  temps  très  charge  de  carbone. 

Il  parait  exister  aussi  dans  les  schistes  argileux  primitifs , en 
petites  couches  alternant  avec  du  titane  ruthile  et  traversées 
par  de  petits  filons  d’alun  natif  (chaîne  du  littoral  de  Vene- 
zuela , Araya,  etc. , Amérique  équinoxiale). 

U sages.  Ce  schiste  est  employé,  comme  nous  l’avons  dit 
(824) , pour  la  préparation  de  l’alun  v 

Schisfe  graphique.  ( Ampelile  graphique ; Zeichenschie- 
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Jér,Wf . ) Ce  schiste  est  assez  tendre  pour  se  laisser  couper  au  cou- 
teau , un  peu  onctueux  , tantôt  mat,  tantôt  un  peu  luisant,  de 
couleur  noire  et  laissant  des  traces  sur  le  papier.  Il  contient  du 
carbone  en  quantité  notable,  et  quelquefois  les  mêmes  prin- 
cipes que  le  schiste  alunifère,  qu’il  accompagne  fréquemment. 

C’est  également  dans  les  schistes  argileux  de  transition  qu’est 
son  gîte  le  plus  fréquent;  mais  il  se  montre  aussi  en  petites 
couches  dans  le  micaschiste  indépendant  des  terrains  primitifs 
(montagnes  du  Tuy,  république  de  Venezuela).  Dans  cette 
dernière  circonstance  géologique,  il  passe  au  talc  schistoide 
( Talkschiefer) . 

Usages.  On  l’emploie  pour  préparer  les  crayons  noirs,  soit 
en  le  taillant,  soit  en  le  réduisant  en  poudre  que  l’on  incor- 
pore avec  différentes  matières;'’** 

SECONDE  CLASSE. 

Ixoches  formées,  en  totalité,  ou  en  partie  prédominante,  par  des 
corps  composés  d'apres  le  principe  de  la  composition  orga- 
nique, c’est-à-dire  dans  lesquelles  les  molécules  composées 
du  premier  ordre  contiennent  plus  de  deux  élémens. 

GENRE  HUMUS.: 

974-  L’humus,  ou  la  terre  végétale,  toujours  plus  ou  moins 
mélangé  de  substances  alumineuses , siliceuses  et  calcaires  , 
constitue  la  couche  la  plus  extérieure  du  globe , et  sa  forma- 
tion se  continue  de  nos  jours  par  la  destruction  des  végétaux 
et  des  animaux  , dont  les  débris  se  mélangent  aux  parties  les 
plus  fines  des  alluvions  (856). 


l9"  ^ 
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GENRE  GUANO. 

. ' 

qn5.  Forme  des  couches  dans  des  terrains  très  nouveaux 

(9o3). 

GENRE  TOURBE. 

* • 

*>76.  Forme  des  couches  et  des  amas  dans  des  terrains  très 
, modernes  (858). 

GENRE  LIGNITE. 

/ 

977.  Forme  des  couches  étendues  dans  les  parties  supé- 
rieures des  terrains  secondaires , dans  les  terrains  tertiaires , 
et  se  continue  même  jusque  dans  les  alluvions  modernes 

(8G1).  • 

GENRE  ANTHRACITE. 

978.  Se  trouve  en  couches  ou  en  amas  .subordonnés  dans 

les  terrains  de  transition,  et  jusque  dans  les  terrains  secon- 
daires inférieurs,  où  elle  prend  du  bitume  et  passe  à la  houille 
(883).  . 

GENRE  HOUILLE. 

979.  Formé  des  couches  plus  ou  moins  puissantes  et  plus 
ou’moins  multipliées,  dans  les  terrains  secondaires  inférieurs 
(886). 

PREMIER  APPENDICE. 

CONGLOMÉRATS. 

980.  On  donne  le  nom  de  conglomérats  à des  roches  for- 
mées de  fragmens  de  roches  préexistantes,  gros  ou  petits, 
arrondis  ou  anguleux , et  le  plus  ordinairement  réunis  par  un 
ciment.  Ce  sont  toutes  les  roches  qui  ont  la  structure  are'nacée, 
caractère  quilesexclutpresque  totalement  des  terra insprimitifs. 

Nous  avons  déjà  vu , en  parlant  de  la  structure  des  roches. 
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qu’il  fallait  éviter  «de  confondre  là  structure  arénacée  avec 
la  structure  amygdalo'ide  ou  glanduleuse  : la  distinction  des 
roches  qui  présentent  ces  deux  structures  est  d’une  grande  * 
importance  pour  le'géologue',  puisqu’elle  peut  indiquer  si  elles 
appartiennent  à des  terrains  primitifs  ou  à des  terrains  posté- 
• rieurs. 

On  peutpresquè  toujours  décider  ce  problème,  en  consi-i 
dé ran  t les  caractères  suivans. 

*.  i°.  La  forme  et  la  structure  des  parties.  Quand  elles  sont 
arrondies,  elles  donnent  lieu  de  présumer  qu’elles  ont  été 
roulées,  et  que  par  conséquent  la  structure  est  arénacée  ; il  ne 
faudrait  pas  pour  cela , si  elles  sont  anguleuses,  en  conclure 
que  ce  ne  sont  pas  des  conglomérats,  puisque  les  brech.es 
offrent  presque  toujours  des  fragmens  qui  ont  cette  forme.  Il 
ne  faudrait  pas  non  plus  s’en  tenir  au  seul  caractère  de  parties 
arrondies  pour  les  admettre  au  nombre  des  conglomérats, 
puisque  la  pyroméride , par  exemple,  est  une  preuve  du  con- 
traire ; mais  ce  caractère  devient  plus  certain  quand  les  frag- 
roens  arrondis  ne  'présentent  aucune  apparence  de  concrétions. 

‘ 2°.  Le  rapport  entre  la  nature  de  la  pâle  et  celle  des  parties. 
Quand  la  même  substance  minérale  forme'  le  ciment  et  les 
fragmens,  cela  indique  plutôt  une  structure  ainygdaloïde 
qu’arénacée , surtout'  si  ce  ciment  et  les  noyaux  contiennent 
des  cristaux  de  même  substance  disséminés.  Si  le  même  ciment 
contient  des  fragmens  de  même  nature  que  lui  et  des  fragmens 
de  nature  hétérogène,  et  à plus  forte  raison,  s’il  contient 
divers  fragmens  de  nature  différente  entre  eux , et  de  nature 
différente  du  ciment,  on  devra  soupçonner  que  ces  fragmente 
ont?  été  empâtés,  et  que  par  conséquent  la  structure  de  la  roche 
est  arénacée.  ’ 

3°.  Le  rapport  de  la  structure  de  la  pdle^tvec  celle  des 
noyaux  qu’elle  contient.  Si  cette  structure  est  la  même,  il  est 
probable  que  la  pâte  et  les  noyaux  ont  été  formés  en  même 
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temps.  Si  celle  de  la  pâte  est  schisteuse,  .et  que  les  noyaux 
soient  compactes,  et  si,  à plus  forte  raison,  les  noyaux  sont 
feuilletés,  et  la  pâte  compacte,  on  devra  soupçonner  que  la 
roche  est  un  conglomérat.  '* 

4°.  Les  veines  ou  petits  Jilons  qui  traversent  la  roche.  Ce  ca- 
ractère est  très  important.  Si  les  noyaux  sont  traversés  par  de 
petites  veines  qui  ne  se  prolongent  pas  dans  la  pâte , on  a de 
fortes  conjectures , mais  cependant  pas  une  conviction  cer- 
taine que  la  roche  est  aréuacée  : si  au  contraire  les  petits  fi- 
lons de  la  pâte  se  prolongent  dans  les  noyaux  , on  devra  soup- 
çonner mie  structure  amygdaloïde.  • . v 

Au  reste,  il  faut  réunir  le  plus  grand  nombre  possible  de 
ces  caractères,  et  s’aider  encore  des  relations  géognostiques 
de  la  roche  pour  donner  une  conclusion  certaine  sur  sa  for- 
mation, et  par  conséquent  sur  sa  structure. 

D’après  ce  que  nous  venons  d’exposer,  on  conçoit  que  la 
composition  chimique  des  conglomérats  est  bien  moins  im— 
portante  que  leur  structure;  aussi  a-t-011  formé  les  espèces 
d’après  des  considérations  tout-à-fait  indépendantes  de  cette 
composition,  telles  que  la  forme  des  fraginens,  leur  mode 
d’agrégation , leur  grosseur;  et  l’on  ne  s’est  servi  des  carac- 
tères thés  de  la  composition  que  pour  distinguer  les  variétés, 
dont  le  nombre  est  infini,  et  qui. peuvent  très  facilement 
passer  de  l’une  à l’autre.  En  effet,  ces  roches  étant  le  résultat 
de  la  réunion,  de  l’empâtement  de  fragmens  de  roches 
préexistantes,  elles  doivent  varier  dans  les  différentes  locali- 
tés , selon  la  nature  des  roches  de  la  contrée  où  elles  se  ren- 
contrent, et  selon  les  autres  causes  accessoires  qui  ont  pu 
concourir  à leur  formation. 

981.  Ayant  exposé  les  caractères  à l’aide  desquels  on  peut 
reconnaître  untfronglomcrat , nous  allons  maintenant  indiquer 
les  espèces  qui  composent  cet  appendice , donner  leurs  carac- 
tères distinctifs , et  citer  comme  exemples  quelques-unes  de 
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leurs  nombreuses  variétés.  Comme  nous  11e  pouvions  faire  en- 
trer ces  roches  dans  une  classification  chimique , nous  avons 
cru  plus  rationnel  de  les  placer,  par  appendice , à la  suite  de 
toutes  les  roches  dont  les  fraginens  ou  les  débris  peuvent  en- 
trer dans  leur  formation.  Peut-être  aurions-nous  dû  les  placer 
aussi  à la  suite  des  roches  volcaniques  ^ dont  la  plupart  peu-,  / 
vent  faire  partie  des  conglomérats  ; mais  la  formation  de  ces 
dernières , qui  se  continue  encore  de  nos  jours , semble  in- 
diquer qu’elles  doivent  terminer  la  série  des  roches,  comme  les 
terrains  dont  elles  font  partie  terminent  la  série  des  assises 
dont  se  compose  l’écorce  de  la  terre. 

Tous  les  conglomérats  peuvent  se  rapporter  à quatre  groupes, 
que  l’on  peut  considérer  comme  des  espèces , et  dont  nous 
allons  donner  le  tableau,  afin  de  faciliter  la  comparaison  de 
leurs  caractères. 


Grains,  tous  tic  nature 
I siliceuse  et  cristallins,  réu- 


moins  visible,  et  quelque- 
fois par  voie  de  cristalli- 
sation. 


nis par  un  ciment  plus  ou  ,,  , 

moins  vieillis*  nt  niiuLmn  AJKfcb 


'A  petits  graius 


Grains  ou  paillettes  de 


on  ciment  dont  la  nature 
est  variable 


nature  diverse  , réunis  pari  p..MU1T1. 

n n rimènt  doni  lé  *»•.  inrn  I * & AM  M 1 1 I. 


Conglomérats  , 
ou  roches  dont 
la  structure  est 
arénacéc. 


< 


Graine,  ou  plutôt  frag- 
mens  de  nature  differente, 
qui  ont  été  roulés  par  les 
eaux,  arrondis  par  ce  frot- 
tement (galets),  et  réunis 
par  un  ciment  ou  pile 
également  variable. 


Poumhüue. 


',A  gros  graius. 


Grains,  ou  plutôt  frae- 
nicns  presque  toujours  cïc 
mente  nature,  souvent  an- 
guleux, quelquefois  cepen- 
dant arrondis , mais  ne 
paraissant  pas  avoir  été 
roulés  ; réunis  pat  un  ci- 
ment de  même  nature 
qu'eux. 
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ESPÈCE  GUÉ*. 

982.  Les  grès  ou  quarz  grenu,  que  nous  avons  déjà  eu  oc- 
casion d’examiner  eu  parlant  des  espèces , forment  des  couches 
étendues  dans  un  grand  .nombre  de  terrains.  On  en  rencontre 
depuis  les  terrains  primitifs  jusque  dans  les  terrains  ter- 
tiaires; mais  ceux  qui  se  trouvent  dans  les  premiers  doivent 
plutôt  être  considérés  comme  des  roches  simples  que  comme 
des  conglomérats,  puisque  leurs  grains  ne  sont  unis  par  aucun 
ciment,  mais  entrelacés  par  voie  de  cristallisation,  ce  qui 
exclut  toute  idée  de  grains préexistans  réagglutinés,  et  d’ail- 
leurs l’examen  microscopique  de  leurs  cristaux , qui  présen- 
tent presque  toujours  des  angles  très  vifs,  éloigne  encore  cette" 
idée.  Ils  ne  diilèrent  du  quarz  compacte  que  par  la  cristalli- 
sation de  leurs  grains  ; et  quand  ces  derniers  sont  très  fins , 
l’examen  microscopique , dont  nous  venons  de  parler,  peut 
seul  les  en  faire  distinguer. 

Les  grès  que  l’on  rencontre  dans  les  terrains  de  transition 
forment  des  couches  subordonnées  dans  les  porphyres  et  sié- 
nites  métallifères  placés  à la  partie  supérieure  de  ces  terrains.  , 

C’est  surtout  dans  les  terrains  seconifaires  que  les  grès  se 
montrent  avec  le  plus  d’abondance;  ils  commencent  à paraître 
en  couches  subordonnées  dans  le  calcaire  alpin , où  cependant 
ces  couches  sont  rares.  M.  de  Humboldt  en  cite  un  banc 

. t » 

très  puissant  et  renfermant  un  dépôt  de  mercure  sulfuré  à 
2000  toises  d’élévation  (lluancavelica , Cordillères  du  Pérou). 
Le  grès  du  calcaire  alpin  n’offre  pas  de  débris  organiques , et 
alterne  avec  des  argiles  noirâtres. 

Entre  le  calcaire  alpin  et  la  craie  se  trouvent  des  dépôts 
arénacés  unis  à des  calcaires  marneux  et  oolitiques.  Ces  dépôts 
constituent  ce  que  les  géologues  ont  nommé  grès  bigarré, 
quadersandslcin,  grès  vert,  etc. 

Le  Grès  bigarré  ( Grès  à oo/iles , Gïès  de  Nébra)  fait  partie 


I 


DE  MINÉRALOGIE.  a97 

d’uiie  formation  indépendante , composée  de  trois  séries  de 
couches  alternantes:  i°.  d’argile,  2°.  de  grès,  3°.  d’oolites 
généralement  bruns  rougeâtres.  Cette  formation  repose  sur  le 
calcaire  alpin;  elle  renferme,  comme  bancs  subordonnés, 
dux  gypse,  du  sel  gemme,  etc. , et  des  débris  organiques,  tels 
que  des  lignites  et  des  coquilles , qui  sont:  Pecliniles  fragilis , 
Gryphiles  spiralus,  Slrombites  speciosus,  Mytulites  recens. 

Le  Quadersandstein  ( Grès  de  Kônigstein , Grès  blanc  de 
Konnard  , Grès  à carreaux , Grès  à pierre  de  taille  ) constitue 
une  formation  indépendante,  placée  entre  le  calcaire  coquillier 
et  le  calcaire  du  Jura.  Il  ne  renferme  ni  argile  eu  petites 
masses  ni  oolites  , comme  le  grès  bigarré;  mais  il  contient 
des  nodules  de  fer  hydraté  et  beaucoup  de  débris  organiques , 
tels  ([ne  des  bois  de  palmier,  des  empreintes  de  Jeuilles  dicoty- 
lédones, et  des  petits  dépôts  de  houille  passant  au  lignite ; des 
coquilles  pélagiques  analogues  à celles  du  calcaire  coquillier, 
telles  que  des  lurri  telles,  des  telliniles,  des  mytulites,  des 
pecliniles,  des  cériles,  des  huîtres,  pas  d 'ammonites. 

Les  derniers  dépôts  arénacés  que  l’on  rencontre  dans  les 
terrains  secondaires  sont  formés  par  des  grès  et  sables  ferru- 
gineux et  des  grès  et  sables  verts.  Ces  grès  constituent  deux 
formations  séparées  par  une  couche  d’argile,  et  reposent  sur 
le  calcaire  jurassique.  Ils  sont  colorés  par  l’oxide  de  fer.  Les 
sables  ferrugineux  renferment  des  lignites,  des  bois  fossiles  et 
de  petits  amas  de  minerai  de  fer  ; les  sables  verts,  qui  contien- 
nent des  débris  fossiles  dont  plusieurs  sont  analogues  à ceux 
de  la  craie,  sont  remarquables  par  le  grand  dépôt  de  lignites 
de  Vile  d’ J ix. 

Les  terrains  tertiaires  offrent  aussi  des  dépôts  de  grès  assez 
considérables.  Les  plus  ancien^  placés  sur  la  craie,  font  partie 
du  terrain  d argile  plastique,  et  constituent  les  grès  à lignites 
v Mollasses  et  Macigno).  Ils  renferment  de  grands  dépôts  de 
lignites,  du  bitumé,  du  fer  liydroxidé  granulifonnc , des  co- 
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quilles  d’eau  douce  et  quelques  coquilles  marines  à leur  partie 
supérieure  seulement , qui  se  trouve  en  contact  avec  le  cal- 
caire grossier.  Ils  alternent  avec  dqs  couches  d’argile,  des 
poudingues  et  des  brèches  calcaires. 

Les  grès  les  plus  nouveaux  sont  placés  au-dessus  du  gypse 
des  terrains  tertiaires , et  forment  le  grès  de  Fontainebleau. 
Ils  offrent  deux  assises,  l’une  inférieure  privée  de  coquilles, 
l’autre  supérieure  renfermant  des  coquilles  pélagiques  ( Ostrea 
Jlabellula,  Corbula  rugosa,  Oliva  milreola,  Cerithium  cris- 
tatum,  C.  lamellosum).  Les  assises  inférieures  présentent  sou- 
vent des  infiltrations  de  chaux  carbonatée,  des  lits  de  fer 
hydroxidé , de  marne  argileuse , un  peu  de  gypse , et  quelque- 
fois du  mica. 

Enfin,  les  grès  se  forment  encore  de  nos  jours  dans  les  ter- 
rains d’alluvion,  par  la  réagglutination  des  sables;  mais  ils 
fi 'ont  pas  la  même  solidité  que  les  autres. 

Dans  la  plupart  des  cas , les  graips  du  grès  .sont  réunis  par 
un  ciment  qui  peut  être  siliceux , comme  dans  le  grès  lustré 
de  Montmorency  ; calcaire , comme  dans  certaines  mollasses , * 
ou  argileux,  comme  dans  d’autres  variétés  de  mollasses. 

Nous  ne  nous  étendrons  pas  davantage  sur  les  grès,  que  nous 
avons  déjà  eu  occasion  d’examiner  (200)  comme  espèce  ; nous 
observerons  seulement  que , outre  les  noms  de  grès  bigarré , 
de  grès  commun , de  quadersandstein  ou  grès  à pierre  de  taille, 
qui  appartiennent  à des  variétés  de  grès , on  se  sert  fréquem- 
ment en  Géologie  des  noms  de  grès  rouge,  grès  houiller,  etc., 
pour  désigner  certaines  variétés  de psammiles. 

Les  grès,  comme  on  peut  le  voir,  offrent  tous  les  passages 
d’une  roche  simple  à un  conglomérat,  et,  en  se  mélangeant  à 
d’autres  substances  que  du  quyrz , ils  passent  très  souvent  aux 
\ psammiles. 
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• ESPECE  P8AMMITE. 

( Grès  hou iller , Grès  micacé , Grès  granitoïde , Grès  rouge , 
Grauwacke , etc.  ) 

983.  Roches  formées  de  grains  ou  de  paillettes  de  nature 
diverse , réunis  par  un  ciment  de  nature  également  variable. 

Les  grains  qui  entrent  dans  leur  composition  varient  pour 
la  grosseur , depuis  le  plus  petit  volume  jusqu’à  celui  d’une 
noisette.  Ces  roches  contiennent  souvent  assez  de  parcelles  de 
mica  pour  prendre  une  structure  feuilletée;  leur  dureté  et  leur 
cohésion  sont  extrêmement  variables  ; il  en  est  de  même  de 
la  couleur,  qui  pourtant  est,  le  plus  souvent,  grisâtre  ou  rou- 
geâtre. 

Les  psammites  Offrent  des  empreintes  de  corps  organisés,  et 
renferment  quelquefois  de  riches  minerais  métalliques,  comme 
les  pines  de  plomb  et  d’argent  du  Hartz,  les  mines  d'or  de  Vo- 
rospatak  en  Transylvanie,  etc. 

Les*variétés  de  ces  roches  sont  très  nombreuses  ; il  faut  leur 
rapporter  la  Grauwacke  commune  et  la  Grauwacke  schisteuse 
des  Allemands , le  Grès  rouge , le  Grès  houiller  ou  Métaxite 
d’flaùy , etc.  Les  variétés  à gros  grains  passent  aux  poudin- 
gues , et  les  variétés  à petits  grains  se  rapprochent  des  grès- . 

Les  psammites  se  rencontrent  dans  divers  terrains  ; mais 
c’est  surtout  dans  les  parties  inférieures  et  supérieures  des 
terrains  de  transition ,.  ainsi  qu’à  la  base  des  terrains  secon- 
daires, qu’ils  acquièrent  le  plus  de  développement. 

Dans  les  premiers , on  les  observe  d’abord  en  couches  alter- 
nantes avec  des  calcaires  micacés , ou  des  schistes  argileux 
verts , ou  des  gneis  ; on  les  trouve  ensuite  en  couches  très 
puissantes , alternant  avec  des  ca|caires  noirs  efedes  schistes 
argileux,  supérieurs  à ceux  que  nous  venons  d’indiquer.  Ces 
derniers  renferment  des  débris  organiques  qui  ne  sc  présen- 
te ni  pas  dans  les  psammites  des  calcaires  micacés.  Ces  débris 
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sont  des  entroques,  des  ammonites,  des peclinites,  des  hjsléro- 
litcs , des  orthoccratiies , des  corallites , des  trilobilcs  aveugles 
et  des  caljmènes  , ainsi  que  des  restes  de  bambous  et  de  ro- 
seaux qui  paraissent  antérieurs  aux  débris  d’origine  animale. 

Dans  les  terrains  secondaires,  les  psammites  constituent  le 
Grès  rouge  (J  Rothe  tocLle  liegende,  W:  ; P sommité  rougeâtre, 
Brongn.)  , le  grès  houiller  (Mürber  sandslein,  W.  ; Psammite 
micacé  , Brongn.  ).,  qui  forment  à la  partie  inférieure  de  ces 
terrains  deux  formations  indépendantes  et  parallèles  ,•  remar- 
quables (surtout  le  grès  liouiller)  par  les  couches  de  bouille 
et  d’argile  schisteuse  à fougères  qui  leur  sont  subordonnées , 
quelquefois  par  de  l'anthracite , et  par  l’absence  des  coquilles 
fossiles , taudis  qu’on  y rencontre  des  débris  de  monocotyli— 
dones  assez  abondans  ( Sagenaires , Sigillaires,  Calamites,  etc.) 

Au-dessus  de  ces  .terrains , lès  psammites  ne  se  montrent 
plus  qu’en  couches  subordonnées  dans  le  calcaire  jurassique 
et  quelques  autres  roches. 

Annotations.  M.  Brongniart,  qui,  Je  premier,  a désigné  ces 
différentes  roches  sous  le  nom  de  psammite,  les  partage  main- 
tenant en  trois  espèces  , qui  sont  : les  psammites  proprement 
dits,  caractérisés  par  un  ciment  d’argile;  les  macignos , 
caractérisés  par  un  ciment  calcaire  ; les  arkoscs,  caractérisés  par 
un  ciment  felspathique. 

ESPÈCE  POUV1NGCE. 

{Pudding-S toile  des  géol.  anglais;  Nageljluhc  des  géol. 

allemands.  ) 

984.  Pendant  long-teinps  on  a réservé  le  nom  de  poudingue 
aux  agrégat*  de  nature  siliqp'e,  et  celui  de  brèche  pour  les  agré- 
gats de  nature  calcaire;  mais  on  s’accorde  maintenant  généra- 
lement à donner  à ces  deux  espèces  les  caractères  distinctifs 
que  nous  avons  exposés  dans  le  tableau. 
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Les  poudingues  peuvent  se  trouver  dans  tous  les  terrains, 
excepté  dans  les  terrains  primitifs.  On  en  rencontre  dans  pres- 
que toutes  les  vallées  où.coulaient  autrefois , et  où  coulent  en- 
core quelques  rivières;  ils  sont  produits  par  les  graviers  et  les 
galets  qu’elles  roulent,  et  que  le  temps  ou  des  circonstances 
particulières  ont  agglutinés  en  masses  plus  ou  moins  solides. 
La  pâte  qui  les  lie  est,  tantôt  une  argile  mélangée  d’oxide  de 
fer,  tantôt  un  sable  pénétré  par  des  infiltrations  calcaires  et 
qui  forme  une  espèce  de  grès  ; d’autres  fois  c’est  un  ciment 
siliceux;  mais,  dans  ce  dernier  cas,  qui  est  assez  rare,  les 
galets  sont  eux-mèmes  de  nature  siliceuse. 

Quelquefois  des  morceaux  de  poudingues  roulant  dans  le 
lit  des  rivières  avec  des  galets,  se  réunissent  de  nouveau  et 
forment  un  nouveau  poudingue  qui  renferme  des  fragmens  de 
l’ancien. 

Un  des  faits  les  plus  remarquables,  relativement  aux  gise- 
mens  des  poudingues,  est  la  grande  élévation  de  plusieurs 
couches  de  cet  agrégat,  dans  des  lieux  où  les  rivières  sont 
de  peu  d’importance.  Ces  couches  élevées  indiquent  que  ces 
rivières  furent  autrefois  bien  plus  fortes,  et  les  montagnes 
bien  plus  élevées  que  maintenant. 

t • , - , 

ESPÈCE  BRÈCHE. 

985.  Les  brèches  ne  se  trouvent  pas  dans  des  terrains  aussi 
nouveaux  que  les  poudingues  ; elles  appartiennent  principa- 
lement aux  terrains  de  transition  , et  quelquefois  aux  terrains 
volcaniques.  Au  lieu  d’ètre  disposées  par  couches  comme  les 
poudingues , elles  forment  des  amas  irréguliers  au  pied  et  sur 
le  flanc  des  hautes  montagnes,  et  il  est  facile  de  reconnaître 
que  leurs  fragmens  n’ont  pas  été  roulés  par  les  eaux.  Elles 
offrent  des  fragmens  qui  se  pénètrent  et  se  confondent,  ou  tout 
au  moins,  qui  se  moulent  les  uns  sur  les  autres  ; tout  annonce 
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que  ces  fragmens  et  leur  ciment  ne  sont  que  les  débris  de  la 
même  masse  qui  était  encore  dans  un  état  de  mollesse. 

Les  brèches  composées  de  fragmens  de  roches  primitives 
ont  été  désignées  par  M.  Haüy,  sous  le  nom  d ’Anagénilc. 

On  peut  partager  les  brèches  en  trois  sections  : les  brèches 
calcaires,  siliceuses  et  volcaniques . 

Brèches  calcaires.  Elles  sont  composées  , pour  la  plupart, 
de  fragmens  de  marbres  primitifs , souvent  mêlés  de  veines 
talqueuses  ou  stéatiteuses , et  réunis  par  un  ciment  calcaire.  x 
Ce  sont  les  plus  répandues  : telles  sont  les  roches  désignées,  en 
architecture  , sous  les  noms  de  brèche  antique,  brèche  verte, 
broche  de  Saravezza , etc. 

Dri-chcs  siliceuses.  Elles  ne  sont  pas  toujours  composées 
d’une  seule  roche  , et  contiennent  quelquefois  les  fragmens  de 
plusieurs,  réunis  par  un  ciment  siliceux  ou  felspathique, 
d’une  nature  analogue  à celle  des  roches  qui  ont  produit  les 
fragmens  : telle  est  la  brèche  dure  d’Égypte,  etc. 

Brèches  volcaniques.  Ces  brèches  paraissent  formées  par 
des  morceaux  de  lave  solidifiés,  empâtés  par  un  courant  de 
lave  encore  liquide.  Les  morceaux  présentent  ordinairement 
une  teinte  différente  de  celle  de  la  masse , et  sont  presque  tou- 
jours pins  poreux.  * 

SECOND  APPENDICE. 

* • 
ROCHES  VOLCANIQUES. 

986.  Forcés  par  le  plan  de  cet  ouvrage  de  nous  restreindre 
beaucoup  sur  un  objet  aussi  important  et  aussi  curieux  que 
l’étude  des  roches  volcaniques,  nous  nous  bornerons  à expo- 
ser quelques  généralités,  que  nous  puiserons  dans  le  beau  tra- 
vail de  M.  Cordier  (Mémoire  sur  les  substances  volcaniques 
dites  en  masses.  Journal  de  Physique  1816) , et  nous  termi- 
nerons par  l’exposé  des  divisions  et  subdivisions  établies 

* 
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parmi  ccs  roches,  par  le  même  savant.  Il  serait  à souhaiter 
que  toutes  les  roches  eussent  été  étudiées  avec  autant  de  soin 
que  celles  dont  nous  allons  parler. 

11  résulte  de  l’examen  profond  qu’a  fait  M.  Cordier  de  ces 
masses  minérales: 

Que  le  tissu  homogène  et  uniforme  dont  ces  substances 
semblent  douées  lorsqu’on  les  examine  à la  vue  simple, 
n'est,  à l’exception  de  certains  cas  déterminés  très  rares, 
qu’une  fausse  apparence  ; 

Qu  elles  sont  presque  toutes  mécaniquement  composées  de 
cristaux  microscopiques , appartenant  à un  très  petit  nombre 
d’espèces  minérales  connues , auxquelles  se  mêlent , dails  cer- 
tains cas  déterminés , des  matières  vitreuses  plus  ou  moins 
abondantes  ; 

Que  les  cristaux  microscopiques  élémentaires  appartiennent 
au  J'elspaih,  au  pjrroxcne,  au  péridot,  au  fer  titané,  moins 
souvent  à Yamphigène,  et  fort  rarement  au  mica,  à V amphi- 
bole ou  au  fer  oligiste; 

Que  d’après  ejes  probables  très  grandes , les  matières  vi- 
treuses élémentaires , lors  même  qu'elles  ne  sont  point  mé- 
langées de  cristaux  microscopiques,  ce  qui  est  extrêmement 
rare,  renferment  les  principes  prochains  des  pâtes  complète- 
ment lilhoides,  principes  agrégés  alors  sous  forme  de  parti- 
cules tout-à-fait  indiscernables,  et  réduits  peut-être  au  volume 
moléculaire  ; 

Que  dans  une  partie  des  substances  volcaniques  en  masse, 
les  cristaux  microscopiques  élémentaires , et  les  matières  vi- 
treuses, quand  elles  en  conliennent,  se  trouvent  souvent  dans 
un  état  de  décomposition  plus  ou  moins  avancé; 

Que  parmi  ces  substances  dont  les  élémens  sont  plus  oh 
moins  attaqués  par  la  décomposition,  certaines  doivent  leur 
consistance  à des  matières  étrangères  interposées  en  particules 
presque  toujquvs  indiscernables  ; 
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Que,  quel  que  9oit  l'état  de  conservation  ou  d’alteration  de 
ces  substances,  les  minéraux  élémentaires  ne  forment  commu- 
nément que  des  associations  ternaires  ou  quaternaires , au  mi- 
lieu desquelles,  tantôt  le  felspath , tantôt  le  pvroxène  prédomi- 
nent constamment , non-seulement  par  leur  abondance,  mais 
encore  par  l’influence  des  caractères  qui  leur  sont  propres  ; 

Que  cette  constante  prédominance,  combinée  aux  autres 
conditions  que  présente  la  composition  mécanique,  et  aux 
caractères  extérieurs  qui  en  résultent^  permet  de  diviser  mé- 
thodiquement les  roclies  volcaniques,  à l’aide  de  coupures 
naturelles,  assez  nettement  circonscrites,  et  même  à la  ri- 
gueur de  leur  assigner  des  places  de  convention  dans  la  mé- 
thode minéralogique  ; mais  qu’en  attendant  on  peut  les  rap- 
porter à seize  types  principaux  ; 

Que,  de  quelque  manière  qu’on  dispose  ou  qu’on  multiplie 
les  subdivisions  à établir  entre  ces  types,  il  restera  toujours, 
entre  ceux  dç  même  espèce  ou  d’espèce  différente,  un  a'ssez 
grand  nombre  de  variétés  mixtes  pour  attester  qu’ils  sont 
respectivement  congénères  ; 

Que  les  analogies  que  l’on  a crucxistcr  entre  quelques-uns 
de  ces  types  et  les  substances  élémentaires  des  roches  primi- 
tives, intermédiaires  ou  secondaires,  à base  de  pétrosilex,  de 
trapp , de  coméenne , ne  soutiennent  pas  un  examen  rigoureux , 
et  ne  sont  pas  fondées. 

Que  les  différences  que  l’on  a remarquées  entre  certaines 
variétés  de  laves  modernes  et  certaines  laves  anciennes  de 
même,  nature,  n’ont  d’autre  fondement  que  de  très  légères 
modifications  de  contexture  intime , tenant  d’une  part  à l’abon- 
dance, et  de  l’autre  à la  rareté  ou  même  à l’absence  (en  cas  de 
remplissage  complet  par  infiltration)  des  vacuoles  existantes 
entre  les  cristaux  microscopiques  élémentaires  ; 

Que,  proportions  gardées  des  différences  qui  tiennent  à l’an- 
cienneté relative,  les  différens  types  se  présentent  avec  les  / 
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traits  de  l’identife'  la  plus  parfaite  dans  les  roches  volcaniques 
de  tous  les  pays  et  de  tous  les  âges  ; 

Que  le  sol  volcanique  considère'  dans  son  ensemble  et  sous 
le  point  de  vue  le  plus  ge'néral , offre  une  composition  toute 
particulière  et  une  constitution  que  l’on  ne  retrouve  pas  dans 
les  autres  terrains. 


Division  méthodique  des  substances  volcaniques  dites  en 
„ masses,  d'apres  M.  Cordier. 


SECTION  I. 


Substances  felspathiques  dans  les- 
quelles les  particules  defelspalh 

sont  très  prédominantes. 

A.  Non  altérées. 

1er  TYPE.  Composées  exclusive- 
ment de  cristaux  microscopiques  en- 
trelaces, d’un  égal  volume,  par  leur 
simple  juxta-position , offrant  entre 
eux  des  vacuoles  plus  ou  moins  rares. 

Leucostike.  (Synonymie.  Laves 
pétrosiliceuses , Klingstein , Domi- 
tes , etc.) 

Sous-types . L.  compacte,  L.  écail- 
leuse, L.  granulaire. 

IIe  TYPE.  Composées  de  verre 
boursoufilc , presque  toujours  mé- 
langé de  cristaux  microscopiques  plus 
ou  moins  abondons. 

PIIMITE.  (Synonym.  Pierre  ponce, 
Lave  vitreuse  pumicée,  Haüy.  ) 

‘ 

Sous-types.  P.  grumeleuse , P.  pe- 
sante, P.  légère. 

i .r>»1 

III«  TYPE.  Composées  de  verre 
Tome  II. 


SECTION  II. 


Substances  pyroxènées  dans  les- 
quelles les  particules  de  pyroxène 

sont  très  prédominantes. 

A.  Non  altérées. 

1er  TYPE.  Composées  exclusive- 
ment de  cristaux  microscopiques  en- 
trelacés, d’un  égal  volume,  par  leur 
simple  juxta-position,  offrant  entre 
eux  des  vacuoles  plus  ou  moins  rares. 

Basalte.  ( Synonymie.  Lave  li- 
thoïde  basaltique.) 

V 

Sous-types.  B.  compacte,  B.  écail- 
leux , B.  granulaire. 

Ile  TYPE.  Composées  de  verre 
boursoufflé , presque  toujours  mélangé 
de  cristaux  microscopiques  pins  ou 
moins  abondans. 

Scorie.  (Synonymie.  Scories,  La- 
ves scorifiées  , Dolomieu  , Haüy; 
Thermantides  cimentaires,  Haüy.) 

Sous-types.  S.  grumeleuse,  S.  pe- 
sante , S. légère. 

HIe  TYPE.  Composées  de  verre 
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massif,  presque  toujours  mélangées 
de  cristaux  microscopiques  plus  ou 
moins  abondans. 

Obsidiex se. (Synon.  Obsidienne, 
Perlstein , Pechstein  volcanique.) 


Sous-types.  O,  parfaite,  O.  smal- 
loïde,  O.  imparfaite. 

IV®  TYPE-  Composées  de  cristaux 
et  de  grains  vitreux  microscopiques 
non  adhérens. 

Spodite.  ( Synonymie.  Cendres 
blanches  et  ponceuses  volcaniques.) 

Sous-types.  S.  cristallifèrc , S.  se- 
mi-vitreuse , S.  vitreuse. 

B.  Altérées. 

Ve  TYPE-  Composées  de  grains 
vitreux,  souvent  entremêles  de  cris- 
taux, les  uns  et  les  autres  microsco- 
piques, d’un  volume  très  inégal , non 
entrelacés , en  partie  terreux  , très 
faiblement  adhérens  ou  cimentés  im- 
perceptiblement par  des  snbstanccs 
étrangères.  (SpoiutEs  vitreuse  et  se- 
mi-vitreuse altérées.) 

AlloïtB.  (Synonymie.  Une  partie, 
des  tufs  blancs  ou  d’un  blanc  jau- 
nâtre , des  tufs  ponceux,  des  pré- 
tendus tripolis  volcaniques  , des 
| hermantides  tripoléennes , cendres 
ponceuses  agglutinées.) 

Sous-types.  A.  friable,  A.  consis- 
tante, A.  endurcie. 

VI*  TYPE.  Composées  de  cris- 
taux souvent  entremêlés  de  grains 
vitreux , les  uns  et  les  autres  micros- 
copiques, d’un  volume  très  inégal, 
non  entrelacés, en  partie  terreux,  très 


massif,  presque  toujours  mélangée^ 
de  cristaux  microscopiques  plus  un 
moins  abondans. 

Gallihace.  (Synonymie.  Verre  à. 
base  de  lare  Jont  forme,  Delnraéthe- 
rie;  Lare  vitreuse  trappéenne  de 
Drée  ; Calai.  ) 

• Sous-type.  G.  parfaite,  G.  smal- 
ioïde,  G-  imparfaite. 

IVv  TYPE.  Composées  de  cristaux 
et  de  grains  vitreux  microscopiques 
non  adhérens. 

CixÉmte.  (Synonymie.  Cendres 
volcaniques  rouges,  grises,  etc.) 

Sous-types.  C.  cristallifèrc,  C.  se- 
nti vitreuse,  C-  vitreuse. 

B.  Altérées. 

Ve  TYPE.  Composées  de  grains 
vitreux,  souvent  entremêlés  de  cris- 
taux, les  uns  et  les  autres  microsco- 
piques , d’un  volume  très  inégal , non 
entrelacés,  en  partie  terreux,  très 
faiblement  adhérens  on  cimentés  im- 
perceptiblement par  des  snbstanccs 
étrangères.  (CibÉmtes  vitreuse  et  se- 
mi-vitreuse altérées.) 

PépÉrite.  (Synonymie.  Tufs  vol- 
caniques d’un  rouge  vif,  d’un  rouge 
brun,  d'un  brun  foncé,  d'un  vert 
grisâtre  très  foncé;  Pouzzolane  ter- 
reuse, friable  en  partie,  base  de 
quelques  pepérino.) 

Sous-types.  P.  friable,  P.  consis- 
tante, P.  endurcie. 

VIe  TYPE.  Composées  de  cris- 
taux souvent  entremêlés  de  grains 
vitreux,  les  tins  et  les  autres  micros- 
copiques d’un  volume  très  inégal, 
non  entrelacés,  en  partie  terreux,  très 
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faiblement  adhérons  on  cimentes  im- 
perceptiblement par  des  substances 
étrangères.'  ( Spodite  cristallifirc 
altérée.  ) 

3 iiassoïte.  (Synonym.  Tufs  d’un 
gris  cendré , Trass  ; une  partie  des 
tufs  blancs  ou  d'un  blanc  jaunâtre , 
des  prétendus  tripolis  volcaniques 
et  des  thermantides  tripoléennes  ; 
Cendres  blanches  agglutinées.) 


T.  solide,  T.  friable, 


Sous-types. 

T.  endurcie. 

Vil®  TYPE.  Composées  exclusi- 
vement de  cristaux  microscopiques 
d’un  égal  volume,  entrelacés,  en  par- 
tie terreux,  admettant  parfois  des 
vacuoles  plus  ou  moins  rares,  adbé- 
rcns  par  la  simple  jaxta-position , on 
cimentés  imperceptiblement  par  des 
substances  étrangères.  (Leucostines 
altérées.) 


Tépkrise.  (Synonymie.  Lave  fel- 
spathique  on  pétrosiliceuse  décom- 
posée; Klingstein  décomposé  ;Hors- 
tein  volcanique  décomposé;  basédes 
thon-porphyres  en  partie;  Domite 
décomposée  ; base  des  laves  amyg- 
daloïdes , felspathiques  décompo- 
sées. ) 

Sous-types.  T.  solide,  T.  friable, 
T.  endurcie. 

VIII®  TYPE.  Composées  de  verre 
massif  ou  boursouflé,  entrecoupé  de 
gerçures  très  déliées,  presque  toujours 
mélangées  de  cristaux  microscopiques 
plus  ou  moins  abondans,  en  partie 
terreux,  ainsi  que  les  cristaux,  con- 
sistai par  simple  juxta-position , ou 
cimentés  imperceptiblement  par  des 
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faiblement  adhérons,  ou  cimentés  im- 
perceptiblement par  des  Substances 
etrangeres.(CiHÉRiTE  cristallifère  al- 

terée.) 

Tuf  Aï  te.  (Synonymie.  Tuf  volca- 
nique ordinaire;  base  de  la  plupart 
des  pepérino;  Pouzzolane  terreuse, 
friable  en  partie;  Tufs  volcaniques 

M d°  Werneri  Moya  de 

M.  de  Humboldt,  par  appendice  à la 
tofaice  friab/e.  ) 

Sous-types.  T.  solide,  T.  friable,' 
X.  endurcie. 

\IIe  TYPE.  Composées  exclusi- 
vemen*  de  cristaux  microseopiqoe, 
d un  égal  volume,  entrelacés , en  par- 
ue terreux,  admettant  parfois  des  va- 
cuole* plus  ou  moins  rares,  adhérent 
par  la  simple  juxta-position,  ou  eimen- 
t<s  imperceptiblement  par  des  subs- 
tances étrangères.  (Basaltes  allé- • 
rés. ) ' • 


Wacke.  (Synonomie.  Laves  ba- 
saltiques décomposées,  partie  des 
svackes  de  Werner;  Trapp  et  Cor- 
menne  amygdaloide;  Argile  endur- 
cie amygdaloide  ; base  de  Vophitê 
antique,  par  appendice  à la  wacke 
endurcie.) 


Sous-types.  W,  solide,  W.  fria- 
ble , W.  endurcie. 

\ III*  TYPE.  Composées  de  verre 
massif  on  boursouflé,  entrecoupé  de 
gerçures  très  déliées,  presque  toujours 
mélangées  de  cristaux  microscopiqnes 
plus  ou  moins  abondans,  en  partie 
terreux,  ainsi  qne  les  cristaux,  con- 
sistans  par  simple  juxta-position  on 
cimentés  imperceptiblement  par  derf 
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substance»  étrangères.  ( Obsidienne 
et  Pdmiie  altérées.) 

Asclérine.  ( Synonjmie.  Ponces 
décomposées.) 


substances  étrangères.  ( Scorie  on 
Gallinace  altérées.) 

Poizolite.  ( Synonyniie.'iÿcoriej 
décomposées , Pouzzolanes  lapil - 
laires,  TherMantides  cimcntaires  en 
pdrlie  ; base  des  scories  am-^gda  ■ 
loïdes. ) ' 


Sous-types.  A.  solide,  A.  friable,  Sous-types.  P,  solide,  P.  friable, 
A.  endurcie.  P-  endurcie. 


987.  Telle  est  la  classification  proposée  par  M.  Cordicr, 
qui  permet  de  rapporter  les  nombreux  produits  volcaniques 
à des  types  établis  sur  leurs  caractères  de  structure  et  de  com- 
position. Cette  classification , aussi  naturelle  qu’on  puisse  l’é- 
tablir pour  ces  sortes  de  roches , laisse  cependant  quelquefois 
dans  l’incertitude  le  minéralogiste  qui  veut  classer  dans  ses 
types  certains  produits  volcaniques  ; mais  cela  tient , non  à un 
vice  dans  la  méthode , mais  aux  passages  fréquens  que  les 
substances  volcaniques  présentent  de  variété  à variété,  d’espèce 
à espèce , et  même  de  genre  à genre.  Les  deux  types  généraux 
établis  sur  la  prédominance  des  principes  constituans  offrent 
même  des  passages  sensibles , et,  à plus  forte  raison,  doit-on 
en  observer  dans  les  deux  sections  différentes , dont  l’une  dé- 
pend des  altérations  éprouvées  par  les  roches  de  la  première. 

Nous  allons  seulement  décrire  les  principales  roches  volca- 
niques non  altérées , en  les  rapportant  autant  que  possible 
aux  types  établis  par  le  savant  géologue  dont  nous  offrons  la 
classification.  Quant  aux  substances  altérées  ou  qui  doivent 
leur  origine  au  plus  ou  moins  d’intensité  et  au  genre  diffé- 
rent d’altération  que  les  substances  volcaniques  ont  éprou- 
vée , leur  passage  des  unes  aux  autres  est  si  fréquent , leurs  - 
variétés  si  nombreuses , qu’il  nous  serait  impossible  de  les 
étudier  dans  un  ouvrage  de  cette  nature.  , 

988.  La  totalité  des  produits  volcaniques  ou  considérés 
comme  tels  portait  autrefois  le  nom  commun  de  laves , que 
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l’on  partageait  ensuite  en  qn  grand  nombre  d’espèces.  Les- 
deux  sections  principales  étaient  les  laves  lithoides , c’est-à- 
dire  celles  qui  ne  paraissaient  pas  avoir  été  fondues,  ni  s etre 
épanchées  d’un  cratère,  et  les  laves  vitreuses  et  scoriformes , 
qui  offraient  évidemment  1 action  du  feu,  et  dont  la  disposi- 
tion , sous  forme  de  courant  nommé  coulée , étroit  a la  partie 
supérieure  et  s’élargissant  vers  la  base,  prouvait  évidemment 
l’origine. 

§ Ier.  Substances  volcaniques  non  altérées. 

Substances  dans  lesquelles  le  felspath  prédomine. 
tïpe  ou  genre  i.  LEVcosTiNE.  (Cordier.) 

98g.  LEUCOSTIEE  GRANULAIRE  OU  TRACHYTES. 

( Granités  chauffés  en  place  des  anciens  géologues;  Por- 
phyres trappèens  ; beaucoup  de  Laves  pétrosiliceuscs  de  Do- 
lomieu;  Domiles  de  MM.  de  Buch  et  Ramond;  A écrohthes 
de  M.  Brocchi.  ) 

Cette  roche  est  caractérisée  par  sa  pâte , qui  est  d’un  aspect 
terne  et  mat,  pétrosiliceuse , fusible  et  enveloppant  (à  la  ma- 
nière des  porphyres)  des  cristaux  de  felspath  vitreux.  Sa  struc- 
ture est  empâtée,  porphyroïde,  et  formée  par  des  parties  ir- 
régulières, souvent  d’aspect  vitreux , quelquefois  simplement 
lamellaires  , quelquefois  même  compactes  , et  paraissant  ce- 
pendant d’une  formation  contemporaine , malgré  cette  diver- 
sité d’aspect.  Sa  cassure  est  très  raboteuse  ; sa  dureté  n’est  pas 
très  considérable.  Ses  couleurs  sont  généralement  le  blan- 
châtre ou  le  gris  cendré,  plus  rarement  le  brunâtre. 

Les  trachytes  se  présentent  souvent,  de  même  que  les  ba- 
saltes , avec  la  structure  en  colonne  ou  prismatique  ; ainsi  on 
les  trouve  en  prisme  à 4 ou  7 pans , de  grandeur  variable  (sur- 
tout dans  les  Cordilières).  M.  de  Humboldt  fait  observer  que 
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la  structure  globaire  ( en  spbéroÿles  à couches  concentriques  ) 
paraît  plutôt  appartenir  aux  formations  basaltiques  qu’aux 
véritables  trachytes.  . 

Le  trachyte  renferme,  comme  parties  accessoires,  du  mica, 
de  l’amphibole , etc. 

Comme  parties  accidentelles , on  signale  le  titane  ferrifere , 
le  fer  oligiste , le  pyroxène  ( manquant  très  souvent , surtout 
dans  les  trachytes  d’Europe) , rarement  le  quarz , et  plus  ra- 
rement encore  le  péridot  olivine.  Il  est  douteux  que  cette 
dernière  substance  6e  trouve  dans  les  trachytes,  elle  paraît 
appartenir  plus  particulièrement  aux  terrains  basaltiques. 

Cette  roche  passe , d’après  les  différentes  variétés  de  texture 
que  présente  sa  pâte , à l’eurite , au  porphyre , au  porphyre  ar- 
gileux ( Argilopbyre,  Brongn.  ) , à la  domite  et  à la  lave.  Par 
l’augmentation  de  proportion  du  fer  oligiste,  du  pyroxène  et 
du  péridot,  elle  passe  peu  à peu  au  basalte , dans  les  diverses 
localités  où  ces  deux  roches  se  trouvent  en  contact. 

çyqo.  Les  terrains  trachytiques , qui  se  montrent  également 
et  dans  les  pays  où  les  forces  volcaniques  agissent  encore  et 
dans  ceux  où  elles  sont  éteintes,  recouvrent  immédiatement 
ou  les  roches  primitives  ou  les  porphyres  de  transition,  por- 
phyres avec  lesquels  ils  présentent  la  plus  grande  analogie  de 
composition , et  dans  lesquels  on  a remarqué  que  le  felspath 
vitreux , l’amphibole  , et  quelquefois  le  pyroxène , deviennent 
plus  fréquens  à mesure  qu’ils  se  trouvent  plus  près  des  roches 
volcaniques.  Cette  analogie  se  fait  voir  entre  ces  deux  roches 
dans  les  zones  les  plus  éloignées  les  unes  des  autres , et  elle  est 
telle  souvent , comme  dans  les  Cordilières , qu’il  devient  im- 
possible de  les  distinguer  l’une  de  l’autre  à l’aide  des  seuls  ca- 
ractères de  composition.  Il  n’y  a que  l’ensemble  des  carac- 
tères oryctognostiques , des  rapports  de  gisement,  etc.,  qui 
puisse  servir  à arriver  à la  solution  du  problème 

Les  trachytes  superposés  aux  roches  primitives  paraissent 
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tantôt  sortir  d’un  granité  postérieur  au  gneis,  tantôt  des  mi- 
caschistes supérieurs  à ceux-ci;  mais  tout  prouve,  suivant 
M.  de  Humboldt,  qu’ils  sont  sortis  au-dessous  de  la  croûte 
granitique  du  globe.  Les  trachytes  qui  recouvrent  les  por- 
phyres de  transition  appartiennent  à deux  formations  bien 
distinctes,  savoir  : à celle  des  porphyres  et  sie'nites  non  métal- 
lifères superposés  immédiatement  aux  terrains  primitifs , et  à 
celle  des  porphyres , siénites  et  diorite  , souvent  métallifères , 
reposant  sur  un  schiste  argileux  ou  sur  des  schistes  talqueux 
avec  calcaire  de  transition.  Leur  gîte  principal  est  surtout  dans 
ces  terrains  intermédiaires,  et  plus  particulièrement  dansla pre- 
mière de  ces  formations  porpliyriques.  Ces  trachytes  sont,  en 
général,  peu  répandus  dans  l’ancien  continent  (chaîne  du  Cau- 
case, Hongrie,  Transylvanie,  Auvergne  , îles  de  la  Grèce, 
Italie  , etc.  ) ; mais  ils  acquièrent  des  développemens  énormes 
dans  le  nouveau,  principalement  dans  l’Amérique  méridio- 
nale ( crête  et  lisière  des  Andes  du  Chili , du  Pérou , de  la 
Nouvelle  - Grenade  , de  Sainte -Marthe,  de  Mérida,  vallée 
de  Mexico,  etc.  ),  dont  ils  occupent  les  parties  les  plus  éle- 
vées. Leurs  couches  ont  jusqu’à  14000,  et  même  18000  pieds 
d’épaisseur  ( Chimborazo , volcan  de  Guagua-Picliincha). 

Les  trachytes  ne  sont  recouverts  que  par  d’autres  roches 
volcaniques,  telles  que  des  basaltes,  des  phonolites , des 
amygdaloides , des  conglomérats  et  tufs  ponceux  ; très  rare- 
ment par  quelques  formations  tertiaires  identiques  avec  le 
terrain  de  Paris  (Hongrie  ) ; plus  rarement  encore  par  de  pe- 
tites formations  de  gypse  et  d’oolites  intercalées  ou  superpo- 
sées aux  tufs  ponceux  ( Andes  de  Quito , archipel  des  Cana- 
ries). 

991.  DoirrrK.  Le  nom  de  domile  a été  affecté  par  M.  de 
Buch  à la  formation  traehytique  qui  constitue  la  majeure 
partie  du  Puy-de-Dôme  en  Auvergne , parce  qu’il  a cru  y trou- 
ver des  différences  assez  notables  avec  les  véritables  trachytes, 
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dont  nous  venons  de  tracer  les  caractères  ; mais , dans  bien 
des  circonstances , ceux  que  présente  cette  nouvelle  roche  sont 
si  peu  distincts  de  ceux  qui  appartiennent  aux  trachytes,  qu’il 
est  impossible  de  l’en  distinguer  ; aussi  beaucoup  d’auteurs  ne 
regardent-ils  la  domite  que  comme  un  état  particulier  des 
premiers,  et  la  font-ils  rentrer  dans  le  même  genre.  Quoi  qu’il 
en  soit , voici  les  principaux  caractères  qu’on  lui  reconnaît. 

Elle  est  formée  essentiellement  d’une  argile  endurcie  ( Argi - 
loi i le  de  Brongniart  ) et  de  mica  disséminé  en  paillettes  dans 
la  masse  même,  de  la  première.  Elle  a pour  principes  acces- 
soires le  felspath  vitreux  en  cristaux  rares  et  fendillés,  jamais 
nacrés  ; et  pour  principes  accidentels , l’amphibole  ou  le  py- 
roxène  , en  parties  rares.  Sa  texture  est  comme  grenue  ou  ter- 
reuse, sans  éclat;  cependant,  au  grand  jour,  elle  offre  beau- 
coup de  petits  points  scintillans  et  métalliques  dus  au  mica. 
Elle  a peu  de  cohésion  , quoique  faiblement  sonore;  une  cas- 
sure généralement  raboteuse,  et  pour  couleur  habituelle  le 
blanc  grisâtre.  Les  autres  couleurs  sont  le  gris  cendré , le  jau- 
nâtre , le  rosâtre.  Elle  est  infusible , et  renferme  souvent  une 
certaine  proportion  d’acide hydrochlorique  libre.  (Vauquelin.) 
Les  caractères  qui  la  font  séparer  du  trachyte  sont  d’avoir 
une  pâte  plus  poreuse  et  plus  légère  , et  de  ne  point  renfermer 
le  felspath  vitreux  comme  principe  essentiel,  mais  seulement 
comme  principe  accessoire. 

On  en  distingue  deux  variétés. 

La  domite  blanchâtre , quelquefois  légèrement  jaune  ou  ro- 
sâtre, renfermant  du  mica  métalloïde  et  peu  d’amphibole: 
telle  est  celle  des  îles  Ponces  et  de  la  partie  méridionale  du 
Puy-de-Dôme. 

La  dornite  brunâtre,  renfermant  des  cristaux  très  nets  de 
felspath  vitreux,  d’amphibole,  et  du  mica  métalloïde  ; telle 
est  celle  de  la  partie  orientale  du  Puy-de-Dôme  et  de  la  vallée 
du  Cantal , à la  descente  du  Liorant. 


Digitired  by  Google 


DE  MINÉRALOGIE. 


3 1 3 


On  voit  que  ladomitc  appartient  aux  terrains  pyrogènes  an- 
ciens, dont  la  formation  est  analogue  à celle  des  tracliytes. 
Elle  constitue  la  masse  principale  du  Puy-de-Dôme  et  des  au- 
tres puys  qui  en  de'pendent , tels  que  le  Puy-de-Sarcouy , etc. 

992.  LEUCOSTIEE  ÉCAILLEUSE  OU  DOLERITE.  ( MirtlOSe , 

Haüy,-  Brongniart  ; Basalte  granitoïdçj  Graustein  des  Alle- 
mands. ) _ • ■ 

Rocbe  composée  de  felspath  et  de  pyroxène.  Sa  cou- 
leur, toujours  sombre,  est  le  gris  ou  le  brun  plus  ou  moins 
mélangé  de  parties  blanches.  Sa  dureté  est  faible , sa  cassure 
raboteuse,  sa  texture  grenue.  .. 

Tantôt  le  felspatb  forme  la  pâte  de  la  rocbe  et  enveloppe 
visiblement  des  cristaux  de  felspath  et/ de  pyroxène  ( Dolérite  - 
porphyroïde) , tantôt  ces  deux  substances  se  trouvent  en  cris- 
taux entrelacés  ( Dolérite  graniloidc) , parmi  lesquels. le  py- 
roxène domine  souvent.  La  dolérite  passe  alors  au  basalte 
( Basalte  granulaire,  Cordier). 

Les  parties  accidentelles  que  l’on  observe  dans  la  dolérite 
sont  : le  fer  titaniaté,  le  péridot,  l’ampliibole,  et  quelquefois 
l’ampliigène  et  le  mica.  Elle  offre  aussi  tous  les  passages  à la 
diorite  basal toide  ( Grünslein  basait,  W.). 

La  dolérite  appartient  aux  terrains  volcaniques  anciens , et 
semble , par  sa  position  et  sa  nature , faire  le  passage  du  ter- 
rain de  basalte , sur  lequel  elle  repose  ordinairement , au  ter- 
rain de  laves  qui  a été  produit  évidemment  par  des  éruptions 
volcaniques.  Elle  paraît  elle-même  être  le  résultat  de  coulées 
volcaniques;  c’est  du  moins  ce  que  peut  faire  présumer  sa 
disposition  en  amas  plutôt  qu’en  couches. 

On  en  cite  eu  Hesse  au  sommet  du  mont  Meissner,  au  Vé- 
suve , à Saint-Sandoux  en  Auvergne. 

993.  leu c o sti js e compacte  ou  puoEOLiTE .{Klingstein.MV .; 
Felspath  compacte  sonore ; Lave  pétrosiliceusc  ; Hornstein 
volcanique.) 
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Cette  roche  présente  une  pâte  compacte  fine,  une  surfhce 
tantôt  terne , tantôt  plus  ou  moins  luisante  ; une  couleur 
qui  varie  du  gris  verdâtre  au  noir;  une  cassure  écailleuse.  Elle 
est  sonore  lorsqu’on  la  frappe  avec  un  corps  dur.  Elle  se  divise 
quelquefois  en  grandes  table9  ou  en  prismes. 

Le  plionolite  diffère  à peine  du  felspath  compacte  ( Pétro - 
silex) , et  passe  aussi  à l’eurite.  Il  enjpàte  quelquefois  des 
cristaux  de  pyroxène , des  parcelles  de  mica , des  grains 
d’haüync , de  fer  titaniaté  , de  l’opale  hyalite  , et  constitue  le 
Phonolite  porphyrique.  ( Klingstein porphyr,  W.) 

Enfin , il  est  susceptible  de  se  décomposer,  de  prendre  l’as-1 
pect  terreux , et  constitue  une  variété  de  Téphrine.  (Cordier.) 

Le  phonolite  appartient  aux  terrains  pyrogènes  anciens.  On 
le  rencontre  dans  les  terrains  trachytiques  et  dans  les  terrains 
basal  ti ques , où  il  forme  des  couches  ou  des  amas  plus  ou 
moins  étendus , qui  paraissent  dus  à des  coulées. 

On  l’observe  dans  la  plupart  des  anciens  volcans  ; il  existe 
en  France , au  rocher  de  Sanadoire  en  Auvergne. 

TYPE  ou  GENRE  2.  PVWITB  OU  POBCB. 

( Pierre  ponce  ; Lave  vitreuse  pumicée , Haüy.  ) 

994-  La  ponce  est  une  substance  spongieuse,  légère,  com- 
posée de  fibres  nombreuses  et  vitrifiées , plus  ou  moins  fines  ; 
toujours  rudes  au  toucher , et  qui  laissent  entre  elles  des  in- 
terstices de  grandeur,  tariable  (de  là  les  sous-types  pumite 
grumeleuse , pesante et  légère).  Ces  cavités  sont  souvent  tra- 
versées par  des  fils  vitrifiés  très  déliés.  Sa  couleur  ordinaire 
est  le  blanc  sale  ; mais  il  y en  a de  grises , de  jaunâtres , de 
verdâtres , et  même  de  brunes.  . 

La  pesanteur  spécifique , difficile  à connaître  à cause  de  l’air  N 
interposé , paraît  être  de  2, 14. 
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Elle  fond  au  chalumeau  en  un  émail  blanchâtre  ; elle  est 
inattaquable  par  les  acides. 

La  ponce  offre  des  différences  de  texture  très  variées.  Tantôt 
elle  est  très  légère,  et  par  conséquent  offre  des  vides  nom- 
breux ; tantôt  elle  est  pesante,  et  passe  par  nuances  insensibles 
à l’obsidienne , dont  elle  ne  parait  être  qu’une  variété  scori- 
fiée.  MM.  de  Humboldt  et  Beudant,  dont  l’opinion  est  toujours 
d’un  si  grand  poids,  considèrent  la  ponce  comme  un  état  par- 
ticulier sous  lequel  plusieurs  roches  des  terrains  volcaniques 
peuvent  se  présenter. 

La  ponce  est  une  des  substances  les  plus  récentes  des  ter- 
rains trachy tiques,  à la  partie  supérieure  desquels  onia  trouve. 
Sa  disposition  est  très  remarquable , en  ce  qu’elle  forme  des 
bancs  plus  ou  moins  épais  , qui  sont  formés  par  la  réunion 
d’une  infinité  de  petites  masses  dont  la  grosseur  varie  beau- 
coup. Ces  masses  sont  réunies  par  différentes  substances , ou 
plus  souvent  libres. 

Quoique  certaines  ponces  aient  évidemment  coulé  à la  ma- 
nière des  laves , la  disposition  que  nous  venons  de  décrire 
doit  plutôt  tendre  à faire  croire  qu’elles  ont  été  lancées  hors 
du  cratère  des  volcans , et  qu’elles  se  sont  ensuite  tassées  après 
leur  chute  à la  manière  de  la  grêle.  * 

Quelquefois  la  ponce  contient  des  cristaux  de  felspath , etc. , 
et  constitue  alors  des  roches  que  l’on  désigne  sous  le  nom  de 
Trachytes  ponceux  ( Pumiies , Brongn.). 

La  ponce  est  susceptible  de  se  disgréger  et  de  se  décom- 
poser comme  toutes  les  roches  volcaniques;  elle  donne  lieu, 
soit  à la  Ponce  arénacée  (Beudant),  soit  à une  substance 
blanche  , ressemblant  à la  craie  ou  à la  marne  ( Asclérine  , 
Cordier  ). 

Il  est  des  contrées  volcaniques  entièrement  dépourvues  de 
ponces;  mais  il  en  est  d’autres  où  on  les  rencontre  en  grande 
quantité,  telles  sont  les  îles  de  Lipari , de  Vulcano  , et  celles 
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qui  les  avoisinent  ; les  environs  de  Rome  , la  Campanie  , la 
Hongrie,  etc.  Elle  fait  partie  d’un  conglomérat  au  Puy-de- 
Crouelle,  près  Saint-Julien  en  Auvergne;  mais  elle  y est  raie, 
et  en  morceaux  arrondis  du  volume  d’une  noix. 

Cette  substance  est  employée  comme  pierre  à bâtir , et  sur- 
tout comme  matière  à polir.  On  la  pulvérise, . et  on  la  fait 
entrer  j^an s des  poudres  et  opiats  dentifrices,  auxquels  elle 
donne  la  propriété  de  blanchir  les  dents , mais  d’en  user 
l’émail. 

TYPE  OU  GENRE  3.  OJJSIVIENNE. 

( Perlstein ; Pechstein  volcanique ; Verre  volcanique ; Émail 
volcanique j Perlaire,  Haüy.  ) 

. . , / * v 

9g5.  Les  obsidiennes  sont  des  roches  vitreuses , offrant 
tout-à-fait  l’aspect  du  verre  ou  de  l’émail , de  couleur  grise 
ou  noire;  à cassure  vitreuse,  éclatante,  largement  concholde, 
à esquilles  minces  et  tranchantes  sur  les  bords. 

Tantôt  les  obsidiennes  sont  parfaitement  vitreuses,  trans- 
parentes, fondent  au  chalumeau  en  émail  blanc  ou  gris  ( Ob- 
sidiennes parfaites );  tantôt  elles  sont  opaques,  présentent 
plutôt  l’aspect  de  l’émail  que  du  verre  , et  se  boursoufllent 
beaucoup  au  chalumeau  sans  se  réduire  en  globules  ( Perls- 
lein  ) . 

L’obsidienne  est  une  des  substances  volcaniques  dont  la 
fusion  est  évidente.  Elle  appartient  aux  volcans  éteints  et  à 
ceux  qui  brûlent  encore ,. quoique  plus  ordinairement  ces  der- 
niers produisent  des  gallinacés. 

■ L’obsidienne  fait  partie  des  terrains  trachytiques  ; elle  y 
constitue  des  montagnes  entières,  formées  par  la  superposition 
de  plusieurs  coulées , qui  ne  sont  séparées  entre  elles  que  par 
des  couches  très  minces  de  matières  terreuses.  Ces  coulées 
sont  plus  ou  moins  épaisses  et  plus  ou  moins  inclinées  ; elles 
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contiennent  des  rognons  d’obsidienne  plus  fonce’e  en  couleur 
( Gallinace ?).  » 

Cette  substance  s’observe  fréquemment  autour  et  dans  l’in- 
térieur des  cratères  de  plusieurs  volcans  ; il  paraît  même  qu’elle 
est  quelquefois  lancée  pendant  les  éruptions , soit  seule , soit 
avec  des  fragmens  de  roche,  auxquels  elle  adhère.  C’est 
sans  doute  à des  éruptions  de  çptte  nature  qu’il  faut  attribuer 
les  fragmens  et  les  boules  vitreuses  à surface  tuberculeuse , 
qucM.  deHumboldt  cite  près  de  Popayan,  dans  les  champs  de 
Los-Serillos , des  Uvalès  et  de  Palacé , et  qui  reposent  sur  un 
terrain  basaltique,  sans  cependant  en  dépendre  d’aucune  ma- 
nière. 

L’obsidienne  passe  par  nuances  insensibles  à la  pumite  (Cor- 
dier), qui  n’est  peut-être  qu’un  état  particulier  de  cette  subs- 
tance. Dans  certains  cas  elle  se  décompose , s’exfolie , perd 
la  couleur  irisée  qu’elle  avait  prise  dès  le  commencement 
de  sa  décomposition , et  prend  un  aspect  terreux  ( Asclérine , 
Cordier). 

TTPE  OU  GENRE  4-  SPODITE. 

( Cendres  blanches  et  ponceuses  volcaniques.  ) 

à . * • 4 

996.  Ce  sont  les  cendres  blanches  des  volcans  ; ce  sont  ces 
matières , mais  principalement  les  rouges  et  les  grises  ( Ciné- 
rite  , Cordier  ) , qui  se  répandent  dans  l’air  pendant  les  érup- 
tions, et  sont  portées  quelquefois  à des  distances  considéra- 
bles. Elles  se  déposent  ensuite  , et  forment  des  couches  plus 
ou  moins  étendues.  Ces  cendres  ne  sont  pures  qu’immédiate- 
ment  après  l’éruption , car  elles  ne  tardent  pas  à s’altérer  et  à 
s’agglutiner  de  diverses  manières , et  donnent  lieu  à des  pro- 
duits nouveaux  ( Alloïte , Asclérine,  Cordier). 

. • • . „ , t« 

•.  ' * ; . ’ • . . 1.  . 

r v ' 1 *•*''*  \ ‘ * ’V  ' * ’ 
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Substances  dans  lesquelles  le  pyrox'ene prédomine. 

i . 

TYPE  OU  GENRE  I . BASALTE. 

{Laves  lilhoïdes  basaltiques  ; Basait,  Werner.) 

997.  Le  basalte  forme  une  roche  essentiellement  composée 
de  pyroxène  en  masse  ou  en  très  petites  parties  cristallines,  et 
de  felspath , mais  en  proportions  bien  différentes , car  le  pre- 
mier en  forme  la  majeure  partie. 

Ses  composans  accidentels  sont  l’amphibole,  le  péridot 
divine,  le, pyroxène,  le  fer  carbonaté  concrétionné  , le  fer 
titane,  le  fer  oxidulé  cristallisé,  etc. 

Il  a une  texture  grenue  à grains  fins  et  comme  homogène  ; 
une  cassure  matte , inégale , souvent  concho'ide  et  caver- 
neuse ; un  aspect  âpre , et  une  couleur  d’un  noire  grisâtre , 
quelquefois  blanchâtre.  Les  surfaces  qui  sont  exposées  à l’air 
deviennent  d’un  gris  rougeâtre,  par  suite  de  l’altération  du  fer 
qu’il  contient.  Il  est  plus  dur  que  la  chaux  carbonatée , diffi- 
cile à casser  et  sonore.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3 envi- 
ron. Il  agit  sur  l’aiguille  aimantée,  et  fond  au  chalumeau  en 
verre  grisâtre  ou  verdâtre. 

Le  basalte  se  présente  ordinairement  sous  forme  de  masses 
pseudo-régulières,  c’est-à-dire  en  colonnes  prismato'ides  à 
3 , 4?  5,  6,  et  même  9 pans,  formes  produites  par  le  retrait 
occasioné  par  le  refroidissement  qu’a  subi  cette  matière  d’o- 
rigine volcanique , après  son  éjection  à la  surface  de  la  terre. 
Ces  prismes,  tantôt  droits  ou  contournés , tantôt  divergens , 
verticaux,  ou  inclinés,  ont  le  plus  souvent  un  diamètre  consi- 
dérable; quelques-uns  cependant,  mais  c’est  le  cas  le  plus 
rare,  n’ont  qu’un  pouce  ou  deux  de  diamètre;  leur  hauteur 
est  quelquefois  de  100  pieds  et  au-delà  ; ils  paraissent  comme 
articulés  et  au  point  où  se  fait  la  jonction , une  des  extrémités 
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est  convexe,  tandis  que  l’autre  est  concave.  Très  souvent  ils 
sont  réunis  plusieurs  en  faisceaux. 

La  forme  prismatique  n’est  pas  la  seule  sous  laquelle  se 
montre  le  basalte,  il  est  quelquefois  en  plaques  minces  (//. 
tabulaire)  inégalement  épaisses  et  peu  volumineuses  ; d’autres 
fois  il  est  en  boules  ou  sphéroïdes  ( B . sphéroïdal)  composées 
de  couches  concentriques  ou  de  rayons  divergens.  Dans  le 
premier  cas , le  centre  de  ces  sphéroïdes  est  occupé  par  un 
noyau  composé  de  basalte  plus  compacte  que  les  couches  en-  ' 
vironnantes,  ou  formé  entièrement  de  chaux  carbonatée  lamel- 
laire , d’arragonite , de  fer  oxidulé , de  fer  oxidé  rouge , de 
mésotype,  de  calcédoine,  d’agate,  etc.  Dans  le  second,  la 
structure  rayonnée  est  due  à l’aglomération  de  prismes  ba- 
saltiques articulés  qui,  par  suite  d’une  décomposition,  agissant 
sur  les  arêtes  et  les  angles,  et  de  l’extérieur  à l’intérieur,  ont 
été  amenés  à la  forme  globaire. 

Relativement  à la  structure  de  ses  parties  intimes,  le  basalte 
offre  deux  variétés  remarquables  ; le  basalte porphyrique,  dans 
lequel  les  substances  accidentelles  sont  toujours  disséminées- 
en  cristaux  à angles  saillans,  et  le  basalte  amygdalaire,  dans 
lequel  les  cavités  bulleuses  dont  il  est  parsemé  sont  remplies 
par  des  substances  arrondies  en  boules.  Quelquefois  les  cavités 
bulleuses  sont  vides  ; souvent  leurs  parois  sont  simplement 
tapissées  de  cristaux,  mais  dans  tous  les  cas,  ces  cavités  sont 
assez,  uniformément  répandues  dans  la  masse. 

998.  Le  terrain  basaltique  se  lie  d’un  côté  aux  tracliytes , 
dans  lesquels  le  pyroxène  devient  progressivement  plus  abon- 
dant que  le  felspatli , et  d’un  autre , aux  lavés  des  volcans  qui 
ont  coulé  sous  forme  de  courans.  On  remarque  que  générale- 
ment les  grandes  masses  basaltiques  sont  très  éloignées  des 
’ masses  trachytiques  ; qu’ainsi  les  pays  qui  abondent  le  plus  en 
basaltes  (Hesse,  Bohême)  sont  dépourvusde  tracliytes,  et  qu’il 
en  est  de  même  pour  les  pays  trachytiques,  comme  les  Cor- 
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dilières  des  Andes , qui  présentent  rarement  des  basaltes  : ce- 
pendant, inaigre'  cette  inégalité  de  développement,  ces  deux 
terrains  présentent  dans  beaucoup  de  localités  des  relations 
de  gisemens  très  intimes.  Le  terrain  basaltique  semontre  super- 
posé au  terrain  tracby  tique  (chaîne  du  Mont-Dore,  monts  Euga- 
néens , Cerro-del-Marquès , environs  de  Guchilaque,  Cerro-de- 
Macultepcc,  environs  de  Xalapa  au  Mexique),  tantôt  sous 
forme  de  vastes  coulées  qui  le  sillonnent  en  tous  sens,  tantôt 
‘ sous  celle  de  masses  prismatiques  qui  saillent  de  son  inté- 
rieur. 

En  général,  les  masses  volumineuses  de  basaltes  se  trouvent 
immédiatement  dans  les  terrains  primitifs  (sur  le  granité, 
le  gneis , la  diorite  , etc.  ) , intermédiaires  ( porphyres , 
schistes  argileux  ) et  secondaires  ( argiles  schisteuses , calcaire 
coquillier,  etc.),  tandis  que  d’autres  masses  bien  moins  con- 
sidérables , à texture  homogène  et  offrant  le  plus  souvent  l’ap- 
parence d’anciennes  coulées  de  laves  lithoïdes , sont  superposées 
au  terrain  trachytique.  Les  unes  et  les  autres  enveloppent 
quelquefois  des  fragmens  de  granité , de  gneis  ou  d’une  sié- 
nitc  très  abondante  en  felspatli.  (Ilumboldt.)  Dans  la  dernière 
circonstance  géologique  que  nous  venons  d’indiquer , les  bar- 
saltes  gisent  rarement  auprès  du  sommet  des  volcan»  encore 
en  activité  ; ils  sont  placés  à leur  pied  et  semblent  les  entourer  j 
de  toutes  parts  ; cependant  on  en  cite  parfois  près  des  cra- 
tères (Vulcano).  Ils  sont  toujours  recouverts  par  les  laves 
vomies  par  ces  volcans,  ce  qui  conduit  naturellement  à penser 
que  leur  origine  est  antérieure  à celle  de  ces  produits. 

Le  basalte,  dont  certains  pays  présentent  des  masses 
d’une  très  grande  étendue,  forme  ordinairement  des  mon- 
tagnes assez  régulièrement  coniques,  mais  jamais  des  chaînes 
entières  et  continues.  Ces  montagnes  sont  formées,  ou  par  des 
couches , ou  par  des  èolonnes  prismatoldes,  plus  rarement  par 
des  sphères  ou  des  tables.  Les  couches  variables  d’inclinaison 
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et  d’épaisseur',  alternent  souvent  avec  d’autres  couches,  mais 
plus  habituellement  elles  leur  sont  superposées,  sans  leur  être 
parallèles.  Quelquefois,  comme  dans  les  environs  du  volcan 
de  Jorullo  au  Mexique , le  basalte  se  montre  en  petits  cônes, 
composés  de  boules  à couches  concentriques,  à sommets 
très  convexes,  et  qui  paraissent  être  sortis  du  terrain  environ- 
nant, par  une  espèce  de  soulèvement  occasioné  par  une  force 
élastique  agissant  de  l’intérieur  à l’extérieur.  Dans  la  localité 
que  nous  venons  de  citer,  tous  les  environs  de  la  montagne 
ignivome  sont  couverts  de  ces  petits  cônes , appelés  par  les 
indigènes  fours  ou  homitos , à cause  de  leur  forme  , et  parce 
qu’ils  s’exhale  des  crevasses  qui  les  sillonnent  des  vapeurs 
aqueuses  mêlées  d’acide  sulfureux. 

Les  pays  qui  offreut  des  formations  basaltiques  très  déve- 
loppées sont,  avec  ceux  que  nous  avons  déjà  cités,  l’Écosse 
(côte  occidentale) , les  îles  Hébrides  ( parmi  lesquelles  se  trouve 
l’îledeStaffa,  si  fameuse  par  la  belle  grotte  de  Fingal),  l’Irlande 
(comté  d’Antrim  sur  la  côte  septentrionale),  la  Saxe,  l’Ita- 
lie, le  Yclay  , l’Auvergne , le  Forez  et  le  Vivarais , etc. 

99g.  Le  basalte  est  soumis  à un  genre  particulier  de  décom- 
position qui  en  disgrège  les  parties,  les  réduit  à l’état  terreux 
et  les  transforme  en  une  substance  que  quelques  géologues 
ont  regardée  comme  uitc  roche  particulière  et  décrite  sous  le 
nom  de  wacke,  mais  qui  11’està  proprement  parler  qu’un  état 
différent  de  structure.  C’est  ainsi  que  M.  Cordier,  en  effet, 
considère  la  wacke,  dont  les  principaux  caractères  sont  d’avoir 
une  couleur  grisâtre,  brunâtre  ou  verdâtre,  une  cassure  matte 
et  unie , parfois  concho'ide , d’être  tendre  et  facile  à casser, 
assez  douce  au  toucher,  ordinairement  magnétique,  plus  fu- 
sible que  le  basalte,  de  ne  point  happer  à la  langue , ni  faire 
pâte  avec  l’eau,  enfin  «l’offrir  une  densité  de  2,53  à 2,89.  La 
wacke  se  présente  en  couches  et  eu  filons  au  milieu  des  masses 
basaltiques  dont  elle  provient. 

Tome  II. 
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1000.  Annotations.  M.  Brongniart  a décrit,  dans  sa  classifi- 
cation des  roches,  sous  le  nom  de  basanzte,  toutes  les  Variétés  de 

\ 

basalte  dont  la  pâte  enchâsse  des  cristaux  de  substances  di- 
verses. Il  en  fait  une  roche  particulière  qu’il  considère 
comme  distinctement  mélangée  et  caractérisée  par  la  pré- 
sence du  minéral  qui  lui  est  essentiel , tandis  que  le  basalte 
est  pour  lui  une  roche  d’apparence  homogène.  Il  réunit 
aussi , sous  ce  nom , des  produits  d’une  origine  ignée  bien  évi- 
dente et  qui  ont  coulé  à la  manière  des  laves.  Nous  n’avons  pas 
admis,  en  cette  circonstance,  les  idéès  du  célèbre  géologue  que 
nous  venons  de  nommer,  et  n’avons  pas  cru  ( forcés , comme 
nous  le  sommes,  de  nous  restreindre)  devoir  séparer  du  basalte 
ce  qu’il  appelle  basanite,  que  nous  regardons  comme  de  sim- 
ples variétés  de  structure.  Quand , au  lieu  du  basalte , c’est  la 
wacke  qui  enveloppe  des  cristaux  ou  des  boules  de  diverses 
substances  minérales , la  roche  prend  le  nom  de  wackite. 

TYPE  OU  GENRE  2.  SCO  RJ  S. 

( Laves  scori fiées,  Dolom.  ; Thermantides  cimenlaires,  Haüy  ; 

Scories,  partie  d^s  Téphrines  de  Delamétherie  ; partie  des 

Basaniles  de  Brongniart  (*).  ) 

1001.  Roche  à texture  plus  ou  moins  boursouïïlée,  cellu- 
leuse , ou  scoriacée , et  dont  la  densité  est  également  très 
variable.  Ce  type  renferme  une  grande  partie  des  roches  vol- 
caniques modernes , qui  ont  évidemment  coulé  sous  forme  de 


(*)  Noos  avons  décrit  sous  le  nom  de  scorie  la  masse  entière  des  coulées 
de  laves  , quoique  cependant  l'intérieur  du  courant  d’apparence  litboïde 
doive  se  rapporter  au  basalte  ; mais  nous  n’avons  pas  cru  devoir  séparer  des 
Substances  presque  toujours  réunies  dans  la  nature.  Il  nous  suffit  de  prévenir 
que  les  scories  proprement  dites  ne  forment  que  les  parties  supérieures  et  in- 
férieures du  coûtant. 
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courant.  Ces  courans  ou  coulées  sont  ordinairement  plus  com- 
pactes vers  le  centre  de  la  masse^qu’à  leur  partie  supérieure 
et  inférieure  qui  sont  boursouflées,  souvent  même  assez  légères, 
à cause  des  nombreuses  cellules  qui  s’y  trouvent  et  qui  sont 
dues  à de  l’air  interposé. 

Ces  roches  offrent  un  grand  nombre  de  variétés  dues  à leur 
.structure  et  à leur  composition.  Tantôt  elles  sont  pures  et  né 
diffèrent  entre  elles  que  par  le  plus  ou  moins  de  vacuoles  qu’elles 
offrent,  tantôt  elles  contiennent  des  cristaux  ou  des  fragmens 
de  divers  minéraux  qui  constituent  une  foule  de  variétés 
{Basaniles , Brongn.). 

Les  minéraux  que  l’on  observe  le  plus  communément  dans 
ces  roches  sont  : le  pyroxène,  (Puy-de-Corent,  vallée  de  Vie 
en  Auvergne),  lepéridot  (coulée  de  Volvic  en  Auvergne),  le 
felspatli  (Puy-de-Côme  en  Auvergne),  la  chaux  carbonatée , la 
mésotype,  etc.  (Recoaro  près  Vicenne,  montagne  deGergovia 
en  Auvergne,  etc.  ). 

1002.  La  plupart  de  ces  roches  constituent  un  terrain  par- 
ticulier, nommé  terrain  de  laves,  postérieur  aux  formations 
trachytiques  et  basaltiques.  Ce  terrain  appartient  aux  volcans 
éteints  (Auvergne,  Vivarais,  etc.)  ou  aux  volcans  en  acti- 
vité (Vésuve,  Etna,  etc.) , et  se  continue  encore  de  nos  jours. 
Il  est  formé , non  par  la  succession  de  couches  régulières  plus 
ou  moins  inclinées , comme  les  terrains  que  l’on  suppose  for- 
més par  voie  de  dépôts,  mais  par  la  superposition  d’un  nombre 
illimité  de  coulées  qui  ont  été  produites  à des  époques  plus  ou 
moins  éloignées.  Ces  coulées  sont  ordinairement  sous  forme 
de  courans , qui  s’élargissent  beaucoup  à leur  extrémité  infé- 
rieure, qui  est  souvent  horizontale.  Leur  épaisseur  est  extrême- 
ment variable,  selon  l’état  de  liquidité  que  présentait  la  lave 
lors  de  l’éruption,  et  selon  les  obstacles  qu’elle  a éprouvés  dans 
sa  marche.  Tantôt  elle  s’est  épanchée  dans  la  plaine , sous 
forme  de  larges  nappes , tantôt  elle  s’est  arrêtée  dans  des  val- 
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lées  où  elle  s’est  solidifiée  ep  énormes  amas.  La  surface  de» 
coulées,  quelquefois  assez  pjfme,  est  ordinairement  parseméç 
de  crêtes  et  d’irrégularités  qui  indiquent  l’état  pâteux  du  cou-, 
rant  à l’époque  de  sa  formation. 

Plusieurs  coulées  peuvent  se  recouvrir,  mais  elles  sont 
toujours  séparées  par  des  matières  plus  ou  moins  terreuses , 
qui  résultent  de  l’altération  que  la  surface  de  la  coulée  ante-, 
rieure  a éprouvée. 

Cesroclies,  qui  sont  avec  les  cendres  volcaniques  les  produits 
les  plus  récens  des  terrains  pyrogèues , sont  susceptibles  de  se 
décomposer , et  les  produits  de  cette  décomposition,  entraînés 
par  les  eaux,  donnent  lieu  à des  substances  nouvelles  (Paz-* 
zoliles , Cordier) , parmi  lesquelles  nous  citerons  seulement  les 
Pouzzolanes , célèbres  de  toute  antiquité  par  leuvs  usages 
dans  les  constructions.  Ce  sont  des  dépôts  plus  ou  moins  abon- 
dans  de  matières  sableuses  ou  agglutinées,  de  couleur  variable, 
et  qui,  unies  à la  chaux  , produisent  des  mortiers  qui  dur- 
cissent sous  l’eau  et  sont  d’une  solidité  remarquable.  . 

TYPE  OU  GENRE  3.  GAJLLlNJCli. 

{Obsidienne , Lave  vitreuse  trappéenne , T'erre  ou  Émail 
volcanique.  ) 

7 ' . . ■ * • ♦ N . 

ioo3.  Lés  gallinacés  ne  diffèrent  des  obsidiennes  (Cordier) 
que  par  la  prédominance  du  pyroxène , indiquée  par  leur  cou- 
leur foncée  et  l’émail  noir  qu’elles  donnent  au  chalumeau. 

C’est  à ce  type  qu’il  faut  rapporter  l’obsidienne  filamen- 
teuse ( Kematc,  Uaüy  ) , formée  par  une  multitude  de  filamens  1 
plus  ou  moins  longs,  très  déliés,  qui  proviennent  des  érup- 
tions du  volcan  de  l’île  de  Bourbon. 

C’est  encore  une  gallinace  que  l’on  observe  à la  partie  supé- 
rieure des  courans  de  laves  modernes,  comme  au  pic  de 
Ténériffe. 
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La  gallinace  est  moins  abondante  que  l’obsidienne , mais 
peut , comine  elle , se  décomposer  et  prendre  l’aspect  terreux 
( Pozzolile , Cordier). . 

Les  gallinacés  sont  quelquefois  employées  comme  miroirs 
très  estimés  par  les  dessinateurs  de  paysages.  On  se  sertaussi  de 
certaines  variétés  pour  faire  des  bijoux  de  deuil. 

TYPE  OU  GENRE  4-  CJNÉlUTES. 

\ • I • \ 

( Cendres  rouges  et  grises  volcaniques.  ) 

1 004 . Ces  cendres  ont  la  même  origine  que  les  blanches  (996)  ; 
on  les  observe  fréquemment  dans  les  diverses  éruptions  qui 
ont  lieu  dans  les  volcans  actuellement  en  activité , mais  elles 
s’altèrent  promptement,  et  donnent  lieu  à des  produits  nou- 
veaux (Pépéritc , Pozzolite , Cordier). 

§ II.  Substances  volcaniques  altérées. 

1005.  Les  produits  immédiats  des  volcans,  qttenous  venons 
de  passer  en  revue,  donnent  lieu , par  les  altérations  diverses 
qu’ils  subissent , à une  foule  de  substahees  nouvelles  dont  le 
nombre  est  infini  et  les  caractères  non  décrits.  - ‘ 

« Les  laves  eh  général , ou  plutôt  les  laves  lithoïdes  et  les 
laves  vitreuses  , dit  M.  Léman  ( Nouveau  Dictionnaire  d’ His- 
toire naturelle,  2e  édit.,  article  Lave  ) , produits  immédiats 
des  volcans , donnent  naissance  à une  multitude  d’autres  pro- 
duits dont  l’ensemble  formé  toits  les  produits  volcaniques,  et 
dont  l’histoire  est  celle  même  des  volcans.  En  effet,  la  calci- 
nation , en  tourmentant  les  laves , attaque  quelques-uns  de 
leurs  principes  et  les  fait  passer  à un  état  tout-à-fait  différent. 
Cette  action  du  feu  agit  encore  sur  les  nouveaux  produits  , en- 
suite altérés  par  d’autres  agens;  il  en  est  de  même  de  l’action 
des  gaz  acides  sulfureux,  muriatique  , etc.,  qui  , en  agissant 
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continuellement  sur  les  laves,  eu  opèrent  pour  ainsi  dire  l’a- 
nalyse, et  forment  des  sels  solubles  avec  quelques-uns  de  leurs 
principes.  L’action  de  l’air  et  des  autres  agens  atmosphériques 
non  moins  actifs  altère  ces  laves , relâche  leur  tissu  ou  finit 
par  les  réduire  en  terre.  Tous  ces  nouveaux  produits  sont  re- 
maniés par  les  eaux  , déposés  en  couches  puissantes  dans  les 
mêmes  lieux  , ou  ils  éprouvent  encore  l’action  du  feu  des  vol- 
cans , ou  sont  transportés  au  loin,  sans  quelquefois  laisser  les 
traces  de  leur  origine.  D’autres  produits  se  forment  dans  les 
laves  altérées  par  l’infiltration  ou  la  transsudation , comme  on 
voudra  l’appeler.  Dans  ces  millions  de  changemens , on  perd 
le  fil  qui  unissait  les  laves  et  leurs  produits  ; le  doute  s’élève 
daus  l’esprit  de  ceux  qui  n’out  pu  étudier  les  changemens  qui 
s’opèrent  dans  les  volcans  en  activité  ; il  devient  incrédulité.» 

C’est  de  ces  nombreuses  altérations  que  sont  résultés  les 
tufs  volcaniques  de  toutes  les  couleurs,  les  peperino , les 
waekes,  les  pouzzolanes , les  themianthides  tripoléennes  et 
cimentai/vs,  et  une  foule  d’autres  substances  qu’il  serait  trop 
long  d’énumérer. 

Enfin , la  réaction  séculaire  de  l’air  et  des  eaux  sur  ces  nou- 
veaux produits  finit  par  les  décomposer  entièrement  et  les 
transformer  en  terre  fertile , que  les  torrens  entraînent  dans 
les  plaines  sous  forme  d’alluvions , et  dont  l’Auvergne  et 
un  grand  nombre  d’autres  localités  nous  offrent  plus  d’uu 
exemple. 

MANIÈRE  D’ÊTRE  DES  ROCHES  DANS  LA  NATURE  , OU  DES  COUCHES. 

1006.  Les  roches  sont  toujours  disposées,  dans  la  nature  , 
en  masses  dont  l’épaisseur  varie  beaucoup , mais  dont  les  deux 
faces,  supérieure  et  inférieure,  approchent  plus  ou  moins  du 
parallélisme.  Leur  étendue  n’est  pas  bornée;  aussi  s’étendent- 
clles  quelquefois  très  loin,  ou  bien  elles  sont  arrêtées  par  des 
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esçarpemens,  des  bassins,  etc.,  qui,  dans  certains  cas,  ne  font 
même  que  les  interrompre  sans  les  limiter  ; d’autres  fois  elles 
s’amincissent  graduellement  et  finissent  par  disparaître.  C’est 
à ces  masses  que  l’on  a donne'  le  nom  de  couches.  Les  couches, 
pour  la  plupart,  sont  considérées  comme  autant  de  dépôts 
successifs  qui  se  sont  faits  au  milieu  d’un  liquide,  lors  de  la 
formation  des  grandes  masses  minérales , ce  qui  fait  présumer 
qu’elles  ont  commencé  par  être  horizontales  ; mais  il  en  est 
qui,  par  des  causes  qui  nous  sont  inconnues,  ont  perdu  cette 
position  et  sont  devenues  inclinées,  verticales,  plus  ou  moins 
contournées , et  quelquefois  même  pioyées  en  zig-zag. 

Dans  une  description  géologique,  on  n’a  rien  à ajouter 
quand  on  a dit  qu’une  couche  est  horizontale  ; mais  quand  on 
la  dit  inclinée,  il  faut  alors  indiquer  dans  quelle  direction 
cette  inclinaison  a lieu , si  c’est  au  sud , à l'est,  etc.  j et 
combien  elle  offre  de  degrés,  c’est-à-dire  la  valeur  de 
l’angle  formé  par  son  plan  avec  l’horizon.  On  conçoit  qu’en 
indiquant  la  direction  d’une  couche , on  doit  le  faire  d’une 
manière  générale , et  négliger  toutes  les  sinuosités  que  cette 
couche  peut  former. 

1007.  Les  couches  ont  une  structure  de  disgrégation  plus 

ou  moins  bien  déterminée.  On  dit  d’elles  qu’elles  ont  une 

>•  ...  -,  . 

structure  : 

Schisteuse  ou  feuilletée,  quand  ce  sont  des  feuillets  ou  de 
petites  couches  qui  forment  la  grande.  Ces  feuillets,  quelque- 
fois déterminés  par  du  mica , du  talc , sont  ordinairement  pa- 
rallèles aux  deux  faces  de  la  couche,  quand  celle-ci  n’est  pas 
contournée  (fig.  1,  pl.  IV).  Dans  certains  cas  cependant  où 
la  couche  est  bien  horizontale , les  feuillets  sont  inclinés , 
comme  on  peut  l’observer  dans  les  terrains  houillers  et  de  grès 
rouge;  ou  contournés,  comme  dans  certains  gucis  (fig.  a, 
pl.  IV). 

Pseudo-régulière , quand  la  couche  se  divise  en  fragmcns 
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plus  ou  moins  semblables  à des  cristaux  , mais  dont  les  angle» 
ne  sont  jamais  constans.  Tantôt  ces  fragmens  présentent  des 
formes  prismatiques , comme  dans  les  basaltes  ; tantôt  ils  pré- 
sentent des  tables  plus  ou  moins  grandes , comme  dans  cer- 
tains schistes  argileux.  Les  joints  naturels  de  division  sont 
plus  ou  moins  visibles.  On  attribue  à un  retrait  ceux  qui  exis- 
tent dans  le  gypse,  dans  les  basaltes,  etc. 

Inde  terminée , quand  on  ne  remarque  aucun  feuillet  ni 
aucun  joint  de  division,  comme  les  granités,  les  sienites,  qui 
se  cassent  en  fragmens  irréguliers. 

1008.  On  a cru  que  certaines  roches,  comme  le  granité,  par 
exemple,  ne  formaient  pas  de  couches  ; mais  cette  opinion  pa- 
rait contestée.  Le  granité  forme  des  couches,  mais  dont  l’é- 
paisseur est  quelquefois  tellement  considérable , que  cette 
roche  ne  semble  pas  avoir  cette  disposition. 

On  substitue  quelquefois  le  nom  de  bancs  à celui  de  couches, 
quand  elles  offrent  une  grande  épaisseur,  comme  celles  dugra- 
nite  ; mais,  dans  ce  cas  , il  devient  difficile  d’établir  leS  limites 
d’épaisseur  où  une  couche  prendra  le  nom  de  banc , ou  con- 
servera celui  qui  lui  est  propre.  C’est  pour  cela,  que  d'autres 
géologues  réservent  celte  dénomination  pour  des  couches  qui 
se  rencontrent  accidentellement  dans  certains  terrains.  Ou 
nomme  toit  la  partie  supérieure  d’une  couche , et  mur  ou  che- 
vet sa  partie  inférieure. 

Dérangement  et  accidens  dans  la  régularité  des  couches  en 

particulier. 

* 

100g.  La  structure  des  couches  peut  subir  quelques  alté- 
rations dans  sa  régularité , ce  qui  proviendra  de  matières  in- 
terposées Ces  matières  s’y  trouvent  sous  différentes  formes , 
auxquelles  on  a donné  les  noms  de  veines,  petits  filons , nids, 
rognons,  noyaux. 

loto.  Veines.  Les  veines  sont  de*  couches  partielles  de  peu 
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d’étendue,  qui,  assez  généralement,  sont  formées  par  des  mi- 
néraux différons  de  celui  qui  se  montre  dans  la  couche  princi- 
pale. Les  substances  métalliques  constituent  rarement  des 
couches  à elles  seules,  mais  elles  forment  assez  fréquemment 
des  reines.  Ces  dernières  dérangent  très  peu  la  régularité  d’une 
couche  (fig.  3,  pi.  IV);  mais  la  manière  dont  elles  y sont 
disposées  indique  qu’elles  ont  dû  prendre  naissance  eu  même 
temps  que  la  couche  elle-même. 

1011.  Petits  filons.  Ce  sont  des  ramifications  qui  traversent 
une  couche  en  tous  sens , à peu  près  comme  un  filou  traverse 
un  terrain.  Us  sont  d’abord  perpendiculaires  à la  surface  de 
la  couche , mais  ensuite  ils  se  ramifient  en  différens  sens.  On 
les  observe  plus  rarement  dans  les  roches  à structure  feuilletée. 
Ils  sont  quelquefois  remplis  par  des  substances  métalliques , 
telles  que  de  l’oxide  d’étain  ; du  cobalt  aégentiiyre  ; mais  plus 
généralement  leur  composition  est  moins  différente  de  celle 
de  la  couche  qui  les  contient  ; quelquefois  même  elle  est 
tout-à  — fait  identique,  et  la  couleur  seule  est  différente, 
comme  on  peut  l’observer  dans  certains  marbres  colorés  qui 
offrent  de  petits  filons  d’une  couleur  ordinairement  plus  pâle, 
et  qui  présentent  quelquefois  eux-mêuies  plusieurs  bandes  de 
nuauces  différentes,  mais  toujours  parallèles  ( fig,  4»  pl-  IV). 

1012.  Nids.  Ce  sont  de  petites  masses  de  matières  ordinai- 
rement friables,  n’affectant  aucune  forme  régulière,  qui  se 
trouvent  répandues  çà  et  là  dans  l’intérieur  d’une  couche. 

1013.  Rognons.  Les  rognons  diffèrent  des  nids,  en  ce  que 
généralement  ils  sont  plus  gros,  de  forme  arrondie  ou  réni- 
forme,  et  formés  par  des  matières  solides.  Ils  sont  quelque- 
fois étranglés  à différens  endroits. 

1014.  Noj'aux.  Les  noyaux  sont  de  petites  masses,  de 
forme  diverse,  mais  servant  assez  souvent  de  centre  à cer-r 
taines  matières  qui  se  sont  modelées  autour  d’eux  , ou  bien 
remplaçant  des  corps  organisés,  comme  les  noyaux  de  tere- 
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bratules , que  l’on  rencontre  dans  des  couches  de  marbre,  etc. 

Les  nids , les  rognons , les  noyaux  ne  sont , pour  ainsi  dire , 
que  des  modifications  des  amas;  ils  sont  en  petit  ce  que 
ceux-ci  sont  en  grand. 

ioi5.  Enfin,  il  est  certaines  substances  qui  se  rencontrent 
dans  les  couches  , sans  qu’on  puisse  leur  assigner  aucune  des 
dénominations  que  nous  venons  de  décrire.  On  dit  de  ces 
substances , qu’elles  sont  disséminées  dans  l’intérieur  de  la 
masse.  11  faut  éviter  de  les  confondre  avec  les  parties  consti- 
tuantes essentielles  des  x-oches  composées  ; mais  elles  sont  sou- 
vent des  parties  constituantes  accessoires  ou  accidentelles.  Ce 
sont  tantôt  des  paillettes,  tantôt  de  petits  grains,  des  cris- 
taux , etc.  Ces  derniers  sont  dits  empâtés  quand  ils  sont  en- 
veloppés de  toutes  parts  par  la  roche  qui  constitue  la  couche, 
et  implantés  quand  ils  y sont  seulement  fixés  par  une  extré- 
mité, tandis  que  le  reste  est  libre  dans  des  cavités  existantes 
dans  la  roche.  ® ,» 
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CHAPITRE  II. 

MANIÈRE  D’ÈTRE  DES  COUCHES  DANS  LA  NATURE, 
OU  DES  TERRAINS. 

1016.  Nous  venons  d’examiner  le  mode  d’arrangement  que 
les  roches  présentent , et  nous  avons  vu  qu'elles  formaient  des 
couches  d’une  épaisseur  presque  toujours  définie,  et  d’une 
étendue  presque  toujours  indéfinie.  Nous  avons  ensuite  passé 
en  revue  les  différens  accidens  qui  dérangent  la  régularité  de 
ces  couches  ; nous  allons  essayer  maintenant  d’exposer  leur 
manière  d’être  dans  la  nature  ; nous  verrons,  après  cela,  quels 
sont  les  accidens  qui  peuvent  altérer  la  régularité  qui  existe 
dans  leur  arrangement. 

Toute  la  portion  du  globe  dans  laquelle  nous  avons  pu  pé- 
nétrer est  formée  par  la  superposition  d’un  grand  nombre  de 
conches  de  même  nature  ou  de  nature  différente , dont  l’en- 
semble constitue  les  terrains.  L’arrangement  de  ces  couches 
prend  le  nom  de  stratification  : de  là  le  nom  de  strates  dont 
on  se  sert  quelquefois  en  place  du  mot  couches.  Il  faut  éviter 
de  confondre  les  joints  des  couches  avec  les  fentes  qui  s’y 
rencontrent  parfois  accidentellement.  Lorsque  les  couches 
superposées  sont  de  même  nature,  le  terrain  est  simple ; 
quand  elles  sont  de  nature  différente , le  terrain  est  composé. 
Dans  ce  dernier  cas , certaines  roches  peuvent  se  trouver  en 
couches  de  peu  d’importance,  intercalées  entre  les  couches  de 
celle  qui  forme  la  masse  prédominante  du  terrain , et  l’on 
dit  alo«î  qu  elles  sont  subordonnées  à la  roche  principale , qui 
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est  dite  roche  indépendante ; inàis  rien  n’empêche  que  telle  ro- 
che qui  est  subordonnée  dans  un  terrain  , ne  sôit  indépendante 
dans  un  autre.  Outre  les  couches  subordonnées,  il  en  existe 
d’autres  qui , au  lieu  de  se  rencontrer  assez  ordinairement 
comme  elles , ne  se  présentent  que  par  hasard , et  d’une  ma- 
nière tout-à-fait  accidentelle  ; on  les  désigne  par  le  nom  de 
bancs  étrangers  ou  couches  étrangères . Les  couches  indépen- 
dantes , subordonnées  et  étrangères  sont  à un  terrain  ce  que 
sont  .les  parties  essentielles , accessoires  et  accidentelles  à 
une  roche. 

On  observe  quelquefois  , dans  les  terrains  composés , une 
constance  remarquable  dans  le  retour  successif  des  couches  de 
nature  différente,  comme,  par  exemple,  dans  le  terrain  houiller. 
On  donne  à cette  disposition  le  nom  de  stratification  pé- 
riodique. 

On  parvient  à connaître  la  stratification  d’uu  terrain  par 
l’examen  attentif  des  diverses  cavités  qu’il  présente^  telles 
que  les  mines,  les  carrières,  les  rives  des  fleuves  et  des  t or  rens, 
par  l’examen  des  vallées,  des  flancs  des  montagnes  et  de 
toutes  sortes  d’escarpemens. 

Dérangemens  ou  accidens  dans  la  régularité  des  terrains  ou 
dans  la  stratification  des  couches. 

4 

1017.  Les  dérangemens  de  régularité  que  les  couches  éprou- 
vent en  petit  se  présentent  en  grand  dans  les  terrains:  dans 
les  coüches  ce  Sont  lés  veines,  les  petits  filons,  les  nids,  les 
rognons,  les  noyaux  qui  ne  dérangent  que  la  couche  seule  où 
ils  se  trouvent  ; dans  les  terrains,  ce  sont  les  cavités,  'les  fentes 
et  failles,  les  couches  fracassées,  les  amas,  les  filons,  qui  dé- 
truisent quelquefois  la  régularité  de  toutes  les  assises  dont  se 
compose  le  terrain.  G’est  à ces  accidens,  qui s^  rencontrent ,' 
soit  dans  les  térrains , soit  dans  les  ccuches  en  particulier, 
que  l’on  a donné  le  nom  de  gîtes  particuliers.  Or'0  sert 
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quelquefois  du  terme  de  gtlès  généraux  pour  désigner  les 
terrains  eux-mêmes.  Ainsi,  un  gîte  général  pourra  renfermer 
plusieurs  gîtes  particuliers , et  ceux-ci  pourront  être  de  Jor- 
mal/on  contemporaine  au  gîte  général , ou  de  formation  pos- 
térieure. Ce  dernier  cas  a lieu  presque  toujours  lorsque  les 
gîtes  particuliers,  qui  sont  alors  souvent  de®  fions  ou  des 
amas  transversaux,  coupent  transversalement  les  couches  des 
terrains  qui  les  contiennent.  Ce  sont  ces  différons  gîtes,  et  sur-r 
tout  les  derniers  dont  nous  venons  de  parler,,  qui  renferment 
la  plus  grande  partie  des  substances  minérales , exploitée® 
pour  les  besoins  du  commerce  et  de  nos  manufactures.  Nous 
allons  les  examiner  avec  un  peu  plus  de  détails. 

Cavités. 

1018.  Il  y a des  cavités  vides  et  des  cavités  remplies  : les  pre- 
mières sont  des  cavernes  vides  et  ordinairement  allongées 
dans  le  sens  des  couches,  dont  le  plan  constitue  presque  tçu-  > 
joursi  le  sol  et  le  toit  quand  ils  ne  sont  pas  cachés,  comme 
cela  arrive  souvent,  par  des  stalactites  et  deg  stalagmites. 

Ces  souterrains,  ordinairement  très  longs,  se  ramifient  de  di- 
verses manières;  ils  contiennent  fréquemment  de  l’eau  à 
laquelle  ils  donnent  issue  à la  surface  du  sol  ; il  paraît  même 
que  cette  eau  a contribué  A leur  formation  , en  usant  petit  à 
petit  les  parois  les  plus  tendres  des  roches  qui  s’opposaient  à 
son  passage  , pour  se  frayer  ensuite  un  chemin  à travers  les 
montagnes,  etc.  Les  cavernes  sont  bien  plus  communes  dans  les 
terrains  calcaires  ou  gypseux  que  dans  les  autres  : on  observe 
même  dans  les  terrains  de  gypse  des  cavité®  très  vasj,és , qui 
viennent  jusque  près  de  la  surface  du  sol,  au  point  même 
d’occasioner  des  dépressions  extérieures  dues  à l’affaissement 
du  terrain. 

Les  cavités  remplies  sont  des  espèces  de  filous  fort  larges 
quoique  très  allongés,  tantôt  oblongs,  tantôt  irréguliers  : elles  «. 
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contiennent  des  niasses  de  transport,  des  débris  de  végétait* 
et  d’animaux , des  portions  de  roches , etc. 

Des  fentes , 

,1019.  Les  fentes  sont  des  solutions  de  continuité  que  l’on 
remarque  dans  les  couches  et  dans  les  terrains.  Celles  que  l’on 
observe  dans  les  couches  sont  quelquefois  nombreuses,  mais 
peu  importantes  ; nous  ne  nous  occuperons  que  de  celles  des 
terrains.  Elles  ont  été  produites  par  des  causes  accidentelles, 
et  sont  toujours  postérieures  à la  formation  des  terrains.  Gé- 
néralement elles  sont  perpendiculaires  aux  plans  des  couches, 
et  s’arrêtent  souvent  à la  ligne  de  démarcation  d’une  couche 
à une  autre , après  en  avoir  traversé  plusieurs. 

Les  fentes  peuvent  être  sans  écartement  ou  avec  écartement, 
et  dans  ce  dernier  état  elles  peuvent  être  vides  ou  remplies. 
Lorsqu’il  n’y  a pas  d’écartement , ce  ne  sont  pas  à proprement 
parler  de  véritables  fentes,  puisqu’il  n’y  a pas  eu  de  rupture 
entre  les  couches,  mais  seulement  une  sorte  de  ramollisse- 
ment qui  a permis  à une  partie  d’entre  elles  de  glisser  sans  se 
séparer,  comme  on  peut  le  voir  dans  la  fig.  1,  pl.V.  Ce  fait  se 
présente  assez  souvent  dans  les  mine9  de  houille , et  il  arrive 
quelquefois  qu’il  reste  une  trace  de  houille  le  long  de  la  ligne 
sur  laquelle  la  couche  a glissé.  En  suivant  cette  trace  on  re- 
trouve la  houille  ; mais  si  elle  n’existait  pas,  on  la  retrouverait 
également  en  poursuivant  les  recherches  dans  la  même  direc- 
tion , mais  du  côté  de  l’angle  obtus  formé  par  la  jonction  de 
la  couche  avec  la  ligne  sur  laquelle  l’autre  portion  a glissé: 
ainsi  dans  la  fig.  i,*pl.V,  on  voit  facilement  que  l’angle  B est 
aigu  et  l’angle  C obtus  ; il  faudra  par  conséquent  chercher  la 
couche  au-dessous  de  C. 

Le  même  affaissement  des  couches  du  même  côté  s’observe 
également  dans  les  fentes  avec  écartement  (fig.  2 , pl.V).  Ces 
fentes  sont  souvent  remplies  par  des  matières  étrangères, 
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telles  que  des  argiles,  des  sables , etc.  fentes  remplies  9ont 
très  frequentes  dans  les  terrains  houillers.  t 


Couches  fracassées. 

• 

1020.  Cet  accident  dans  la  stratification  est  assez  commun 
dans  les  terrains  houillers.  La  couche  de  houille  semble 
avoir  été  brisée  et  bouleversée  ; ses  fragmens  sont  mé- 
langés avec  des  portions  de  roches  environnantes,  une  por- 
tion du  combustible  se  trouve  mêlée  à la  couche  infé- 
rieure , et  l’exploitation  devient  impossible.  Les  ouvriers 
désignent  ce  dérangement  par  les  noms  de  faille , brouil- 
lage, etc. 

Des  filons . 

1021.  Les  filons  sont  des  masses  minérales  (pierreuses  ou 
métalliques)  dont  l’étendue  est  bien  plus  grande  en  longueur 
et  en  hauteur  qu’en  épaisseur,  et  qui  traversent,  au  moins 
dans  une  partie  de  son  étendue , un  terrain  ou  une  masse  de 
roche  quelconque.  Ce  sont  de  grandes  plaques  en  forme  de 
coins  très  aplatis , plus  ou  moins  différentes  des  roches  qu’elles 
traversent,  et  presque  toujours  perpendiculaires  ou  obliques 
au  plan  des  couches. 

On  trouve  en  filons  presque  tous  les  minerais  métalliques , 
ceux  d’or  et  de  fer  exceptés. 

. Dénominations  particulières  aux  filons  (fig.  5,  pl.  Y).  Les 
deux  faces  principales  d’un  filon  prennent  le  nom  de  sal— 
bandes  CC  ; mais  on  ne  les  désigne  ainsi  que  lorsqu’elles  sont 
de  nature  ou  tout  au  moins  de  couleur  différente  de  la  masse 

f 

du  filon.  On  donne  le  nom  d ’épontes  DD'  aux  parois  sur  les- 
quelles s’appuient  les  salbandes  ; et  comme  le  filon  est  presque 
toujours  incliné,  l’éponte  supérieure  D'  prend  le  nom  de  toit, 
et  l’inférieure  D celui  de  mur.  Quand  une  partie  du  filon  vient 
effleurer  la  surface  du  sol , on  la  nomme  affleurement  A. 
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L’affleurement  se  nouqme  aussi  tête  du  filon,  par  opposition! 
à la  queue  du  filon  B , qui  est  la  partie  qui  se  perd  dans  la 
profondeur.  On  nomme  gangue,  ou  plus  rarement  matrice, 
les  matières  terreuses  ou  pierreuses  qui  enveloppent  les  mine- 
rais métalliques.  •" 

Un  filon  est  dit  régulier  quand  il  conserve  à peu  près  cons- 
tamment sa  direction  et  son  inclinaison,  et  qu’il  est  accom- 
pagné de  ses  salbandes.  Le  défaut  de  quelqu’une  de  ces 
conditions  le  rend  plus  ou  moins  irrégulier.  On  dit  plus  géné- 
ralement qu’il  a une  allure  régulière  ou  irrégulière. 

stjfleu renient.  Tous  les  filons  ne  présentent  pas  des  affleu— 
remens;  quand  ils  existent,  ils  sont  tantôt  un  peu  enfoncés 
dans  le  sol,  tantôt  un  peu  saillans.  Ce  dernier  cas  s’observe 
.souvent  quand  les  filons  sont  formés  par  des  substances 
dures,  comme  du  quarz , par  exemple,  et  que  les  roches  qui 
le  contiennent  se  décomposent  facilement , comme  certaines 
roches  schisteuses. 

Salbandes.  Comme  nous  l’avons  vu , elles  n’existent  pas 
toujours,  quelquefois  il  n’y  en  a qu’une,  d’autrefois  une  de 
chaque  côté,  ou  un  plus  grand  nombre.  En  général,  elles 
sont  de  même  nature  de  chaque  côté,  et  toujours  disposées 
dans  le  même  ordre,  comme  on  peut  le  voir  dans  la  figure  3, 
planché  V ; mais  il  peut  arriver  qu’elles  soient  de  matière  dif- 
férente. Elles  sont  tantôt  de  nature  analogue  à celle  des  fi- 
lons , tantôt  de  nature  totalement  différente.  Quand  elles  ren- 
ferment des  cristaux  , ce  qui  arrive  souvent , l’axe  de  ceux-ci 
est  presque  toujours  dirigé  vers  le  centre  du  filon. 

Position.  Ils  coupent,  en  général,  les  couches  obliquement 
ou  perpendiculairement;  quelquefois  ils  se  trouvent  entre 
deux  couches , mais’  ils  ne  conservent  pas  long-temps  cette 
position.  On  détermine  la  position  d’un  filon  au  moyen  de 
deux  lignes  droites  tracées  sur  le  plan  d’une  des  salbandes 
une  d’elles,  menée  horizontalement,  fait  uri  certain  angle  avec 
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la  méridienne;  cet  angle,  donné  par  la  boussole,  est  la  di- 
rection du  filon.  Une  seconde  ligne,  menée  sur  la  salbandc , 
perpendiculairement  à la  première,  fait  avec  l’horizon  un 
angle  qui  détermine  l’ inclinaison  du  filon. 

Forme.  Les  filons  sont , en  général , des  masses  minérales 
aplaties  , dont  les  deux  faces  ne  sont  pas  parallèles,  qui  vont 
en  s’amincissant  à mesure  qu’ils  s’enfoncent,  et  se  terminent  en 
forme  de  coin , dont  le  tranchant  présente  des  sinuosités  ; il  en 
est  cependant  dont  les  parois  sont  sensiblement  parallèles , 
et  d’autres  qui  s’élargissent  en  s’enfonçant,  ou  se  renflent  et 
s’amincissent  de  distance  en  distancé  : souvent  ils  forment  des 
sinuosités  ou  des  ondulations,  mais  qui  ne  s’écartent  guère 
de  la  direction  principale.  Les  filons  se  divisent  fréquemment 
en  rameaux  quelquefois  très  nombreux , mais  presque  tou- 
jours disposés  sur  le  même  plan  ; ils  sont  souvent  formés  par 
la  réunion  de  plusieurs  d’entre  eux , et  constituent  plutôt  des 
faisceaux  de  filons  que  des  filons  simples.' 

Dimensions  ou  puissance.  Leur  puissance  est  difficile  à cal- 
culer, par  la  raison  que  nous  venons  d’énoncet , c’est-à-dire 
à cause  de  leur  fréquente  réunion  en  faisceaux  : il  en  est  de 
4 à 60  mètres  d’épaisseur,  mais  ils  sont  loin  d’être  tous 
aussi  puissans.  Un  filon  dont  chaque  branche  ' isolée  a un  ou 
2 mètres  d’épaisseur  est  déjà  puissant  ; cette  puissance  n’est 
pas  constante , et  le  filon  peut  éprouver  des  étrangleinens  ou 
des  renflemens , qui  la  font  varier  considérablement.  Enfin  , 
il  en  existe  dont  l’épaisseur  est  de  quelques  centimètres.  L’é- 
tendue est  en  général  proportionnée  à la  puissance,  et  l’on  cite 
des  filons  qui  ont  jusqu’à  12.009  mètres  de  longueur,  et  même 
au-delà.  Leur  profondeur  peut  être  aussi  très  considérable  ; 
mais  comme  souvent  ils  s’amincissent  à mesure  qu’ils  s'enfon- 
cent , on  les  abandonne  dès  que  leur  richesse  11c  permet  plus 
le  remboursement  des  frais  d’exploitation.  On  en  exploite  à 
^ plus  de  5oo  mètres  au-dessous  de  la  surface  du  Soi,  et 
Tome  II.  2?. 


Digitized  by  Google 


338 


ÉLÉMEIsS 


N 


qui,  malgré  cela,  se  trouvent  encore  àu-dessus  du  niveau 
de  la  mer.  * 

Composition.  Les  fdons  contiennent  beaucoup  de  mine'raux 
cristallisés,  et  l’on  aurait  plus  tôt  fait  de  donner  la  liste 
de  ceux  que  l’on  n’y  a pas  encore  rencontrés  , que  de  citer 
tous  ceux  qui  s’y  trouvent.  Ils  sont  toujours  bien  plus  riches 
en  espèces  que  la  roche  qui  les  environne , et  l’on  y trouve  la 
plupart  des  métaux.  On  y a rencontré  des  galets,  de  l’argile  , 
du  sable  , des  fragmens  de  roches  environnantes  souvent  très 
gros  et  anguleux  , et  jusqu’à  des  fragmens  de  la  masse  même 
du  filon;  enfin,  on  y a observé  des  corps  organisés,  tels  que 
des  madrépores,  des  ammonites,  des  térébralules,  enfouis  à 
des  profondeurs  de  plus  de  ioo  mètres. 

Presque  toujours  les  matériaux  qui  composent  les  filons 
different  de  la  roche  environnante,  mais  il  arrive  quelquefois 
qu’ils  sont  de  même  nature  ; ils  s’en  distinguent , dans  ce  der- 
nier cas , par  leur  texture  cristalline , due  à une  formation 
plus  tranquille. 

Structure.  La  structure  des  filons  est  généralement  formée 
par  la  réunion  de  plusieurs  bandes  parallèles  correspondantes 
à partir  des  deux  parois;  quelquefois  même  le  centre  est  vide 
(fig.  3,  pl.  V).  Les  bandes  A , B , C,  D sont  de  même  nature 
de  chaque  côté,  et  le  centre  E est  vide. 

Richesse.  On  dit  d’un  filon  qu’il  est  plus  ou  moins  riche 
lorsqu’il  contient  plus  ou  moins  de  minerai  de  tel  ou  tel  mé- 
tal. Quelquefois  le  filon  présente  une  richesse  à peu  près  égale 
dans  toute  sa  longeur,  d’autrefois  sa  richesse  est  très  inégale  ; 
elle  augmente  beaucoup  quand  le  filon  traverse  certaines  ro- 
ches, puis  diminue  quand  il  les  quitte,  pour  augmenter  en- 
core quand  il  les  retrouve.  Dans  la  figure  4,  planche  V,-  le  fi- 
lon traverse  successivement  des  couches  de  calcaire  et  de  grès, 
et  diminue  considérablement  en  traversant  cette  dernière  roche. 

1 02».  Rapports  des  filons  avec  le  terrain  environnant.  Les 
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filons  suivent,  en  général , la  même  direction  et  la  même  in- 
clinaison que  la  pente  du  terrain  ; mais  presque  toujours  un 
des  cotés  de  la  roche  est  descendu  (fig.  5,  pl.  Y),  en  sorte 
que  les  couches  ne  se  correspondent  plus,  comme  nous  l’avons 
déjà  vu  dans  les  mines  de  houille  : c’est  ordinairement  le  toit 
qui  a descendu.  La  portion  de  roche  qui  avoisine  le  filon 
semble  toujours  un  peu  altérée;  il  est  rare  qu’elle  contienne 
du  initierai  analogue  à celui  du  filon , et  lorsque  cela  arrive  , 
il  11e  se  prolonge  jamais  bien  profondément. 

Il  y a des  filons  qui  traversent  plus  d’un  terrain , mais  ce 
fait  est  assez  rare  ; on  l’observe  sur  le  fameux  filon  du  Gua- 
naxuato  au  Mexique. 

1023.  Rapports  des  Jîlons  entre  eux.  Dans  une  même  con- 
trée les  filons  ont  la  même  direction  ; mais  au  lieu  d’un  seul 
système  de  filons,  il  peut  s’en  trouver  plusieurs,  et  dans  ce 
cas,  ils  se  comporteront  entre  eux  comme  un  filon  sc  com- 
porte avec  la  roche;  en  sorte  que  si  un  système  en  coupe  un 
autre  dans  un  endroit,  il  le  coupera  dans  tous  les  autres  , 
ce  qui  prouve  des  formations  différentes.  Nous  allons  rendre 
ceci  plus  sensible  par  un  exemple  pris  dans  les  mines  de  Cor-  n 
nouaillcs  en  Angleterre. 

Le  filon  AAA'  coloré  en  rose  (fig.  6,pl.  V)  est  un  filon 
d’étain  appartenant  au  premier  système;  il  est  coupé  en  B par 
le  filon  rouge  CC , qui  est  un  filon  d’étain  appartenant  au  se- 
cond système,  et  au  lieu  de  continuer  sa  direction  en  D,  il  est 
porté  en  E,  où  il  se  continue  jusqu’en  F.  Là  il  est  coupé  par  un 
filon  GH  coloré  en  jaune  et  appartenant  à un  système  étran- 
ger. Faisons , pour  un  moment , abstraction  sur  la  figure  du 
filon  brun,  dont  nous  n’avons  pas  encore  parlé.  Comme  on 
retrouve  ordinairement  un  filon  coupé  par  un  autre  du  côté 
de  l’angle  obtus,  indiqué  dans  notre  figure  par  l’ouverture 
pointillée  I,  le  filon  jaune  devrait  se  continuer  en  H , et  le 
filon  rose  devrait  se  retrouver  en  K ; mais  il  est  survenu  en 
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dernier  lieu  un  filon  argileux  coloré  en  brun , qui , formé  pos- 
térieurement et  appartenant  encore  à un  autre  système , a 
coupé  tous  les  autres  et  a reporté  le  filon  jaune  en  G'  et 
le  lilon  rose  en  A'.  On  voit  distinctement  par  là  que  le  filon 
rose  coupé  par  tous  appartient  au  plus  ancien  ou  au  premier 
système,  le  filon  rouge  au  second , le  filon  jaune  au  troisième, 
et  le  filon  brun  au  dernier  ou  plus  nouveau  système. 

1024.  Anomalies  que  présentait  les  filons  dans  les  terrains 
qu’ils  traversent. , Nous  avohs  déjà  vu,  en  parlant  de  la 
richesse  des  filons,  que  cette  richesse  variait  selon  les  roches 
qu’ils  traversaient,  et  que  le  filon  s’élargissait  beaucoup  en 
traversant  certaines  roches  , telles  que  des  roches  schisteuses, 
ou  la  roche  calcaire  que  les  Anglais  nomment  métallifère 
(fig.  4,  pl.  V).  Il  arrive,  dans  certains  cas,,  que  le  filon  dis- 
paraît entièrement  d’une  certaine  couche,  et  se  montre  au 
contraire  assez  puissant  chaque  fois  qu’il  traverse  d’autres 
couches  (fig.  7,  pl-  V);  mais  quelques  géologues  dont  le 
nom  fait  autorité , parmi  lesquels  nous  citerons  seulement 
M.  Brochant  de  Villiers,  assurent  que  le  filon  ne  s’évanouit 
pas  entièrement,  mais  qu’il  devient  si  faible  qu’on  a peine  à 
l’apercevoir  dans  la  roche  à structure  amygdaloïde  , tandis 
qu’il  est  très  visible  dans  le  calcaire. 

Quelquefois  le  filon  11e  se  correspond  pas  dans  les  différentes 
couches,  ce  qui  semble  assez  difficile  à expliquer  (fig.  8,  pl  V). 
Enfin,  il  arrive  que  certains  filons,  au  lieu  de  couper  les 
couches  d’un  terrain  perpendiculairement  ou  obliquement, 
se  glissent  entre  deux  couches  et  quelquefois  meme  entre 
deux  terrains. 

1025.  Origine  présumée  des  filons.  La  position  des  filons, 
relativement  aux  roches  environnantes,  leur  analogie  avec  les 
fentes , les  fragmens  de  roches  que  l’on  y rencontre  et  le  pa- 
rallélisme des  filons  de  même  espèce , tendent  à prouver  qu’ils 
étaient  originairement  des  fentes.  La  structure  cristalline  des 
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minéraux  qu’ils  contiennent,  la  position  des  cristaux  et  la 
structure  du  filon  donnent  lieu  de  croire  qu’ils  ont  été  remplis 
postérieurement  etdans  des  circonstances  où  les  matières  pou- 
vaient se  séparer  assez  tranquillement.  Les  galets,  les  corps  or- 
ganisés que  l’ony  rencontre  font  présumer  qu’ils  ont  été  remplis 
par  en  haut,  mais  l’absence  totale  de  ces  corps  dans  le  plus  grand 
nombre  des  filons,  l’énorme  profondeur  de  plusieurs  d’entre 
eux  , font  pencher  pour  l’opinion  contraire.  Ce  114  qui  vont  en 
s’élargissant  à mesure  qu’ils  deviennent  plus  profonds  sont  un 
des  obstacles  que  l’on  présente  à ceux  qui  les  regardent' comme 
des  fentes  remplies,  en  sorte  que , en  résumé , l’on  peut  faire 
beaucoup  de  conjectures  sur  leur  origine,  sans  pouvoir  en 
tirer  une  seule  conclusion  générale.  . ; . 

> Des  amas. 

1026.  Les  amas  sont  des  masses  minérales,  de  forme  irré- 
gulière , qui  se  trouvent  enveloppées  au  milieu  des  roches,  et 
dont  la  nature  est  différente.  Ils  différent  des  couches  en  ce 
qu’ils  ne  présentent  pas  deux  faces  parallèles,  et  qu’ils  sont 
en  général  de  dimension  à peu  près  égale  en  tous  sens.  Les 
mêmes  caractères  distinctifs  les  différencient  des  filons.  Malgré 
cela , il  est  tjuelquefois  assez  difficile  de  distinguer  sur  les  lieux 
un  amas  d’un  filon.  Presque' toujours  les  amas  sont  placés 
dans  l’intérieur  d’une  couche  ou  d’une  montagne,  dont  la 
stratification  est  peu  apparente,  ou  bien  ils  sont  situés  entre 
deux  couches  (fig.  5,  pl.  IV).  Quand  ils  se  trouvent  dans 
l’intérieur  d’une  couche  dont  la-roche  présente  une  structure 
feuilletée, les  feuillets  de  cette  roche  ne  sont  pas  interrompus, 
mais  tournent  autour  de  l’amas  (fig.  6,  pl.  IV)  ; quelquefois 
ils  le  pénètrent  et  le  traversent,  ou  bien  l’amas  lui-même 
offre  une  structure  schisteuse  dont  les  feuillets  correspondent 
à ceux  de  la  roche.  Ces  caractères  font  présumer  que  les  amas 
ont  été  formés  en  même  temps  que  les  couches.  Les  dimen— 
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sions  des  amas  varient  considérablement,  etil  s 'en  trouve  d’é- 
normes. 

Beaucoup  de  minerais  métalliques  se  trouvent  en  amas,  et 
la  plupart  des  mines  de  Suède  et  de  Norwège  offrent  cette  dis- 
position qui,  du  reste,  n’est  pas  particulière  aux  minerais 
métalliques.  On  a rencontré  des  amas  de  granité  à petits 
grains , dans  du  granité  à gros  grains. 

En  généra],,  plus  les  amas  sont  volumineux , moins  ils  sont 
nombreux.  On  leur  a donné  différens  noms  , selon  leur  ma- 
nière d’être  dans  les  terrains.  On  nomme  amas  transversaux , 
ceux  qui  coupent  les  couches  plus  ou  moins  perpendiculaire- 
ment et  qui  se  confondent  avec  les  filons  ; amas  couchés  ou 
parallèles , ceux  qui  se  trouvent  placés  entre  deux  couches,  et 
qui  ont  souvent  la  forme  de  grandes  lentilles  ou  de  couches 
interrompues;  amas  entrelacés,  ceux  qui  semblent  formés  par 
la  réunion  de  plusieurs  filons  et  d’un  grand  nombre  de  rognons, 
de  veines,  de  branches,  inclinés  tantôt  d’un  côté,  tantôt  de 
l’autre,  et  même  par  couches,  sans  aucune  suite  ni  régularité, 
et  qui  se  joignent , s’entrecroisent  et  se  coupent  dans  leur  di- 
rection et  leur  profondeur;  amas  en  rognons,  ceux  qui  diffèrent 
des  autres,  en  ce  qu’ils  paraissent  avoir  été  formés  postérieu- 
rement. Les  rognons  sont  séparés , et  c’est  en  cela  qu’ils  dif- 
fèrent des  filons  ; ils  paraissent  devoir  leur  origine  à des  cavités 
qui  ont  été  remplies  par  des  matières  stériles  ou  métallifères. 

Enfin  , les  Allemands  ont  donné  le  nom  de  stockwerks  à 

s 

des  portions  de  roches  qui  renferment  une  grande  quantité  de 
minerais,  soit  en  veines,  en  rognons  ou  en  grains.  Telles  sont 
plusieurs  mines  d’étain  de  Saxe. 

Dérangemens  dans  la  régularité  des  terrains , dus  à la  ’ 
disposition  même  des  couches. 

1027.  Si  toutes  les  couches  étaient  horizontales,  la  stratifica- 
tionserait  toujours  régulière;  mais,  comme  nous  l’avons  déjà  vu, 
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il  11’en  est  pas  ainsi , la  plupart  sont  plus  ou  moins  inclinées, 
quelquefois  entièrement  verticales.  11  arrive  que  les  plans 
des  couches  ne  se  correspondent  pas  dans  un  terrain,  comme 
cela  a lieu  aux  environs  de  Paris  pour  la  craie  et  l’argile 
plastique  ; c’est  ce  que  l’on  nomme  stratification  parallèle 
non  continue.  D’autres  fois , les  couches  sont  ployées  en  zig- 
zag , comme  dans  plusieurs  mines  de  houille  (fig.  7 , pl.  IV  ), 
ou  bien  disposées  en  bateau  (fig.  8 , pl.  IV  ).  O11  suppose, 
dans  ce  dernier  cas , que  ces  couches  se  sont  déposées  à plu- 
sieurs reprises’dans  des  vallées , dans  des  espèces  de  bassins,  et 
qu’elles  se  sont  moulées  sur  leurs  côtés.  Cette  opinion  est 
d’autant  plus  probable,  qu’elles  suivent  exactement  toutes 
les  inégalités  du  terrain  sur  lequel  elles  reposent. 

Age  relatif  des  terrains. 

1028.  Puisque  toute  l’écorce  de  la  terre  est  composée  de 
couches  superposées  , il  faut  nécessairement  admettre  que  ces 
couches  ont  été  formées  successivement , et  que  les  unes  par 
conséquent  sont  plus  anciennes  que  les  autres.  Or,  on  a dgs 
preuves  incontestables  de  l’ancienneté  des  couches  inférieures 
et  de  la  formation  récente  des  couches  supérieures  ; en  sorte 
que  l’on  peut  admettre  qu’unecouche  est  toujours  plus  an- 
cienne que  celle  qui  la  recouvre.  Ce  fait,  applicable  aux  cou- 
ches , l’est  également  aux  terrains , qui  ne  sont  que  l’assem- 
blage d’un  certain  nombre  de  couches  superposées,  et  qui  se 
superposent  eux-mêmes  entre  eux  comme  les  couches.  C’est 
sur  cette  ancienneté  relative  , à laquelle  on  a joint  le  mode  de 
formation,  qu’est  fondée  la  classification  des  terrains.  Plu- 
sieurs d’entre  eux  sont  entièrement  formés  par  des  roches 
dures  dans  lesquelles  on  n’a  jamais  trouvé  aucun  débris  de 
corps  organisés , ni  même  aucun  fragment  de  roches  préexis- 
tantes. Ils  paraissent  avoir  été  formés  avant  tous  les  autres  et 
avant  qu’aucune  cause  dévastatrice  ne  se  soit  montrée  à la 
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surface  de  la  terre.  Ils  constituent  le  sol  primordial , et  pren- 
nent le  nom  de  terrains  primitifs.  Les  autres  terrains  parais- 
sent avoir  été  formés  postérieurement  par  des  matières  de 
transport  qui  se  sont  réagglutinées  ou  qui  ont  été  déposées 
plus  ou  moins  tranquillement  par  les  eaux,  entraînant  avec 
elles  des  débris  plus  ou  moins  abondans  de  corps  organisés. 
Ils  constituent  le  sol  de  transport  ou  de  sédiment.  On  re- 
marque que  la  partie  de  ce  sol  de  transport , qui  repose  sur  le 
sol  primordial,  a de  l’analogie  avec  lui  ; qu’il  est  également 
composé  de  roches  dures  et  cristallines  intercalées  avec  des 
matières  de  transport  qui  contiennent  quelques  débris  de  vé- 
gétaux , de  crustacés  , et  quelquefois  de  mollusques  ; et , 
comme  ce  sol  est  d’une  nature  à peu  près  intermédiaire  entre 
le  sol  primitif  et  le  sol  de  transport  ou  de  sédiment,  dont  il 

fait  cependant  partie , on  a donné  aux  terrains  qui  le  compo- 
sent le  nom  de  terrain  de  transition.  La  portion  du  sdl  de 
» transport  ou  de  sédiment  qui  recouvre  les  terrains  de  transi- 
tion ne  contient,  pour  ainsi  dire.,  plus  de  roches  dures  , mais 
des  matières  de  transport  alternant  avec  des  roches  sédimen- 
taires  remplies  de  débris  organiques  appartenant  à des  végé- 
taux , aux  mollusques,  aux  poissons.  On  a donné  le  nom  de 

terrains  secondaires  aux  nombreuses  assises  dont  ce  sol  est 

* 

formé.  Au-dessus  des  terrains  secondaires,  se  trouvent  d’au- 
tres terrains  encore  plus  nouveaux,  formés  par  des  roches 
encore  moins  dures  et  un  grand  nombre  de  matières  de 
sédiment,  contenant  une  quantité  énorme  de  débris  orga- 
niques , et  remarquables  surtout  par  la  présence  des  dé- 
pouilles osseuses  d’animaux  mammifères  et  d’oiseaux,  que 
l’on  aperçoit  à peine  dans  les  couches  antérieures.  On  les  dé- 
signe sous  le  nom  de  terrains  tertiaires.  Enfin,  on  a vu,  dans 
certains  lieux  , à la  surface  de  la  terre , des  terrains  formés 
par  des  déblais  semblables  à ceux  qui  se  forment  en  petit  sous 
nos  yeux  parles  alluvions  ordinaires,  et  on  les  a nommés  ier- 
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retins  d'alluvions  ou  atlérissemens.  Outre  cette  dernière  sorte 
de  terrains  qui  se  forme  encore  de  nos  jours  , il  en  existe  une 
autre  dont  la  formation  nous  est  aussi  en  partie  contempo- 
raine, ce  sont  les  terrains  volcaniques , qui  sont  des  terrains 
produits,  ou  tout  au  moins  modifies  par  l’action  du  feu. 

Parmi  ces  terrains , les  terrains  primitifs  et  ceux  de  transi- 
tion sont  presque  les  seuls  qui  contiennent  des  filons,  et  sur- 
tout des  filons  métallifères,  ce  qui  a donné  lieu  à la  distinc- 
tion des  terrains  en  deux  grandes  classes  par  les  mineurs  alle- 
mands : les  terrains  à filons , qui  sont  ceux  que  nous  venons 
citer,  et  les  terrains  à couches,  qui  comprennent  tous  ceux 
qui  sont  supérieurs  aux  terrains  à filons.. 

M.  Brongniart  a proposé  de  nouvelles  divisions  pour  les 
terrains,  et  s’est  basé  sur  différais  principes.  Ce  savant  géo- 
logue , distinguant  entre  primitif  et  primordial , comprend  , 
sous  la  dénomination  de  terrains  primordiaux , toutes  les 
roches  cristallines  primitives  et  intermédiaires,  telles  que  les 
granités , les  porphyres , les  marbres  statuaires , etc.  Dans  une 
seconde  grande  division , il  renferme  les  terrains  formés  par 
voie  de  sédiment , et  qu’on  a nommés  pour  cette  raison  , ter- 
rains de  sédiment.  Il  les  sous-divise  en  trois  classes  auxquelles 
il  assigne  les  limites  et  les  noms  suivans,  : 

§ Ier.  Les  terrains  de  sédiment  inférieur,  qui  s’étendent  de- 
puis les  dernières  roches  cristallines  de  transition  jusqu’au 
calcaire  à gripliytes  inclusivement , et  dans  lesquels  sont  com- 
pris notamment  le  calcaire  de  transition , le  grès  rouge  ou 
liouiller,  le  calcaire  alpin  et  le  lias  des  géologues  anglais. 

§ II.  Les  terrains  de  sédiment  moyen,  qui  s’étendent  de- 
puis le  calcaire  précédent  jusqu’au-dessus  de  la  craie.  Ils  ren- 
ferment principalement  le  calcaire  du  Jura  et  la  craie. 

§ III,  Les  terrains  de  sédiment  supérieur,  nommés  aussi 
si  improprement  terrains  tertiaires , s’étendent  depuis  la  craie 
exclusivement,  ou  depuis  les  argiles  plastiques  et  les  lignite* 
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inclusivement  jusqu’à  la  surface  de  la  terre,  ou  plutôt  jus- 
qu’aux derniers  dépôts  marins  de  l’ancienne  mer.  Cette  der- 
nière classe , à laquelle  appartient  la  presque  totalité  du  sol 
du  bassin  de  Paris , et  un  grand  nombre  de  terrains  répandus 
sur  la  surface  du  globe , était  presque  entièrement  inconnue  aux 
géologues  de  l’école  de  Freyberg , et  n’a  élé  parfaitement  bien 
décrite  pour  la  première  fois  que  par  MM.  BrongniartetCuvier. 

Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  ici  développer  toutes  les 
idées  émises  par  le  célèbre  professeur  dont  nous  venons  de 
rapporter  les  principales  bases  de  sa  classification.  Nous  ren- 
voyons à ses  ouvrages  ( Descr.  géol.  des  environs  de  Paridty 
• 2*  édition;  sur  le  gisement  des  Ophiolithes , p.  36)  ceux  de 
nos  lecteurs  qui  voudraient  de  plus  amples  détails  sur  un  su- 
jet si  intéressant. 

Les  débris  de  corps  organisés  que  l’on  rencontre  dans  la 
plupart  des  terrains  appartiennent  presque  tous  à des  espèces 
dont  les  analogues  vivans  n’existent  plus,  ou  bien,  quand  ils 
existent,  c’est  presque  toujours  dans  des  contrées  très  éloi- 
gnées de  celles  où  F on  trouve  leurs  dépouilles.  L’étude  de  ces 
fossiles , de  leurs  rapports  avec  les  espèces  vivantes , des  loca- 
lités et  de  la  nature  des  roches  qui  les  renferment,  est  de  la 
plus  grande  importance  en  Ge'ognosie. 

Nous  venons  d’indiquer  les  grandes  coupes  qui  ont  été 
faites  dans  la  classification  des  terrains  ; nous  allons  les  étu- 
dier avec  un  peu  plus  de  détails  ; mais  chacune  de  ces  grandes 
divisions  se  partage  encore  en  un  certain  nombre  de  terrains 
qui  présentent  des  caractères  particuliers.  Le  plan  de  cet  ou- 
vrage ne  nous  permet  pas  d’étudier  toutes  ces  formations  ; 
mais  nous  observerons  qu’il  n’y  a pas  plus  de  limites  précises 
entre  elles  qu’il  n’y  en  a entre  les  différentes  espèces  de  roches 
composées , en  sorte  que  les  caractères  d’une  formation , qui 
sont  bien  tranchés  dans  un  endroit , disparaissent  et  se  con- 
fondent avec  ceux  d’une  autre  dans  un  autre  lieu. 


Digitized  by  Google 


DE  MINÉRALOGIE 


347 


Terrains  primitifs. 

102g.  Ces  terrains  11e  contiennent  jamais  aucun  frag- 
ment de  terrains  antérieurs,  ni  aucun  vestige  de  corps  or- 
ganisés. Les  roches  qui  les  constituent  sont  formées  de 
minéraux  durs , et  présentent  en  général  une  structure  cris- 
talline. Les  principales  sont  : le  granité , le  gneis , le  mica- 
schiste , le  schiste  argileux,  le  felspaih  porphjrrique , la  sié- 
nile,  la  pegmatite , Vaphanite , la  protogj-ne , le  calcaire  sac- 
cliaroïde,  la  serpentine , le  quarz , etc.,  etc.  Ce  n’est  que  dahs 
les  parties  les  plus  récentes  de  ces  terrains  que  les  roches  pré- 
sentent une  cristallisation  confuse,  et  semblent  passer  aux 
roches  que  l’on  observe  dans  les  terrains  supérieurs. 

Ils  contiennent  un  grand  nombre  de  substances  métalli- 
ques, qui  le  plus  souvent  y forment  des  filons.  On  n’y  trouve 
jamais  de  matières  charbonneuses. 

Ces  terrains  se  montrent  A découvert  dans  les  chaînes  de 
montagnes  et  dans  les  points  les  plus  élevés  de  la  terre  ; peut- 
être  étaient-ils  primitivement  recouverts  par  d’a*||es  terrains, 
dont  les  roches  moins  dures  ont  été  dégradées^Bptraîne'es 
par  les  eaux.  Ils  servent  de  support  à tous  les  autres  terrains  , 
et  sont  les  seuls  dont  la  présence  ne  souffre  d’exception  en  aucun 
point  du  globe  ; mais , parmi  les  roches  dont  ils  se  composent, 
celles  qui  sont  les  plus  anciennes  varient  dans  les  diverses 
contrées  de  la  terre  ; ainsi , tantôt  c’est  le  granité , tantôt  le 
granitc-gneis , tantôt  le  micaschiste,  tantôt  le  schiste  argi- 
leux qui  se  trouve  à la  .base , et  qui  supporte  par  conséquent  • 
toutes  les  autres  formations.  Il  ne  faudrait  pas  conclure  de  là 
que  ces  diverses  roches  sont  les  plus  anciennement  formées. 
Considérées  relativement  à celles  qu’elles  supportent,  néces- 
sairement elles  sont  les  plus  vieilles  que  nous  connaissions  ; 
mais,  d’une  manière  absolue  , il  nous  est  impossible  de  dire 
qu’îl  n’  y en  ait  pas  de  plus  anciennes  encore  au-dessous  d’elles. 
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Jusqu’à  présent,  nos  moyens  ne  nops  ont  pas  permis  «le  péné- 
trer plus  avant  dans  le  sein  de  notre  planète,  et,  comme  le 
remarque  fort  bien  M.  de  Humboldt , nous  devons  nous  abs- 
tenir de  prononcer  avec  assurance  sur  la  première  assise  de 
l’édifice  géognestique.  - 

La  stratification  des  terrains  primitifs  est  quelquefois  peu  • 
djstincte,  mais  d’autrëfois  ils  se  partagent  en  couches  bien 
visibles,  mais  toujours  fortement  inclinées,  ou  même  verti- 
cales , ce  qui  donne  lieu  aux  escarpemens  que  l’on  observe 
d£hs  les  parties  de  la  terre  qui  sont  formées  par  eux. 

Il  paraît  que  les  terrains  primitifs  se  montrent  plus  souvent 
à découvert  sous  l’équateur  que  partout  ailleurs,  et  que  les 
couches  secondaires  augmentent  en  épaisseur  à mesure  que 
l’on  s’en  éloigne.  C’est  un  fait  observé  dans  l’Amérique  par  le 
savant  M.  de  Humboldt,  et  qui,  paraissant  lié  au  mouve- 
ment de  rotation  du  globe , doit  également  se  retrouver  en 
Afrique. 

Terrains  de  transition. 

xo3o.  SHnn t des  terrains  formés  par  les  mêmes  roches 
que  les  precodens , mais  dont  les  couches  alternent  avec  des 
roches  arénacées  ou  contenant  des  débris  de  corps  organiques. 
Ceux-ci  se  trouvent  seulement  dans  les  roches  non  cristalli- 
sées , ou  très  rarement  dans  les  roches  un  peu  cristallines. 
C’est  à ces  débris  de  corps  organisés  que  l’on  donne  le  nom 
d e fossiles.  Ils  deviennent  beaucoup  plus  fréquens  dans  les 
terrains  supérieurs  à ceux  que  nous  étudions.  Ceux  que  l’on 
rencontre  dans  les  terrains  de  transition  sont  principalement 
des  orihocératiles  (coquilles  univalves  cloisonnées,  voisines  des 
ammonites),  des  nautiles  et  des  ammonites  ; des  encrinites' 
ou  entroques , des  coraux  ou  madrépores  j des  trilobilcs  (crus-  * 
tacés),  des  lérébratules , et  surtout  des  prodiictus  ( te'rébratules 
à charnière  élargie),  etc.,  etc.  * , 


Digitized  by  Google 


DE  MINÉRALOGIE. 


34î) 

Los  roches  arénacées  qui  se  trouvent  intercalées  avec  les 
roches  primitives  sont  (les  grès , diverses  variétés  de  psam- 
mites,  et  surtout  çellcs  que  les  Allemands  désignent  par  les 
noms  de  grauwacke  commune  et  schisteuse.  On  trouve  aussi 
dans  ces  terrains  de  l’anhydrite. 

Ils  contiennent  un  grand  nombre  de  minerais  métalliques  , 
soit  en  liions,  soit  en  amas.  On  commence  à y rencontrer  des 
dépôts  de  matières  charbonneuses,  toujours  formés  par  l’an- 
tliracite.  *• 

Les  terrains  de  transition  se  l'approchent, beaucoup  des  ter- 
rains primitifs  par  la  présence  des  roches  dures  et  cristallisées, 
.et  passent  insensiblement  aux  terrains  secondaires  par  la  pré- 
sence de  débris  d’anciennes  roches  et  de  corps  organisés  ; aussi 
ne  peut-on  pas  établir  de  limites  précises  entre  ces  deux  classes 
de  terrains.  Quelques  géologues  ont  adopté  pcftr  limites  le 
point  où  finissent  les  couches  inclinées,  qu’ils  regardent  comme 
appartenant  aux  terrains  de  transition,  et  où  commencent  les 
couches  horizontales,  qui  appartiennent  aux  terrains  secon- 
daires. Il  est  vrai  que,  dans  la  plupart  des  cas  , les  coudies 
des  terrains  secondaires  sont  horizontales;  mais  aussi  quel- 
quefois , comme  on  peut  l’observer  dans  la  houille , le  grès 
rouge  , etc. , qui  appartiennent  à ces  derniers  terrains  , elles 
sont  tantôt  inclinées,  tantôt  horizontales , en  sorte  qu’en  ad- 
mettant cette  distinction,  on  est  très  embarrassé  pour  assigner 
leur  véritable  place. 

La  stratification  des  terrains  de  transition  est  presque  tou- 
jours concordante  avec  celle  des  terrains  primitifs  qu’ils  re- 
couvrent. Ils  constituent,  comme  eux,  des  montagnes  escar- 
pées, un  peu  moins  cependant  que  celles  qui  sont  entièrement 
primitives.  Cette  même  disposition  tend  encore  à-  prouver 
l’analogie  qui  existe  entre  ces  deux  sortes  de  terrains , et  laisse 
à penscit  que  la  majeure  partie  des  terrains  primitifs  pour- 
rait peut-être  faire  partie  des  terrains  de  transition,  puis- 
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qu’il  suffirait  d’y  trouver  quelques  vestiges  de  corps  orga- 
niques. 

Les  terrains  de  transition  sont  surtout  caractérisés  par  l’al- 
ternance fre'quente  des  formations  qui  les  constituent  et  par 
l’espèce  d’affinité  ipie  plusieurs  d’entre  elles  affectent  aui  dé- 
pens des  autres.  En  effet , on  remarque  que  le  plus  grand 
nombre  des  formations  de  ces  terrains  sont  composées  de 
deux  ou  trois  roclies  alternantes,  telles  que  calcaire  noir  com- 
pacte , diorite  et  schiste  argileux  ; grauwacke  et  porphyre  ; 
calcaire  grenu , grauwacke  et  micaschiste  antliracitcux , etc. 
Si  l’on  examine,  ditM.  de  Humboldt,  les  formations  de  tran- 
sition d’après  leur  structure  et  leur  composition  oryctognos— 
tique , on  y distingue  cinq  associations  très  marquées  : les 
roches  schisteuses,  les  roches  porphyritiques  (felspathiqués  et 
siénitiques )4f  les  roches  calcaires  grenues  et  compactes,  avec 
gypse  anhydre  et  sel  gemme  ; les  roches  d’euphotide , et  les 
roches  agrégées  ( grauwackcs  et  brèches  calcaires  ).  Tandis 
que  dans  les  terrains  primitifs  les  tcrmes.de  la  série  sont  gé- 
néralement simples,  tranchés,  et  sujets  à des  alternances 
moins  fréquentes  ; dans  les  terrains  de  transition,  au  contraire, 
ils  sont  tous  complexes,  aussi  leur  détermination  est-elle  très 
difficile,  surtout  vers  la  partie  inférieure  où  finissent  les  ter- 
rains primitifs. 

Les  terrains  de  transition , quoique  assez  répandus , et  se 
montrant  assez  souvent  à découvert  à la  surface  du  globe , 
n’existent  pas  sur  tous  les  points  ; de  sorte  qu’en  certains 
lieux  les  terrains  secondaires,  tertiaires,  etc.,  peuvent  reposer 
immédiatement  sur  des  terrains  primitifs. 

Terrains  secondaires. 

-,i  • ■ • 

io3i . Les  roches  qui  composent  ces  terrains  sont  moins  dures 
que  celles  qui  constituent  les  précédons  ; leurs  couqhes  sont 
moins  inclinées,  et  le  plus  souvent  elles  sont  horizontales;  elles 
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contiennent  un  bien  plus  grand  nombre  de  débris  organiques, 
tels  que  des  mollusques,  des  empreintes  de  poissons  , de  vé- 
gétaux, etc.  Ces  roches  sont  principalement  des  roches  are'na- 
cées , telles  que  des  grès,  des  psammites,  des  poudingucs, 
et  des  calcaires  compacte,  oolitique,  crayeux,  des  argiles 
feuilletées,  etc.  Les  minerais  métalliques,  qui  11e  sont  presque 
jamais  en  filons , deviennent  bien  moins  abondans  que  dans 
les  terrains  précédons.  On  y observe  cependant  des  petits 
filons  de  cobalt  argentifère  ; et  si  l’on  considère  les  filons  géo- 
logiquement, on  pn  trouve  assez  fréquemment  qui  ne  con- 
tiennent aucun  minerai  exploitable,  et  que  les  mineurs  dési- 
gnent par  les  noms  de  faillis. 

O11  peut  partager  la  série  des  terrains  secondaires  en  deux 
groupes  bien  distincts  vers  leurs  extrémités,  quoique  se  con- 
fondant à leurs  limites.  Ce  sont  les  terrains  secondaires  infé- 
rieurs et  supérieurs.  Les  premiers  ont  les  plus  grands  rapports 
avec  les  terrains  de  transition,  dont  on  ne  les  distingue  pour 
ainsi  dire  que  par  convention.  Les  couches  sont  inclinées , 
quelquefois  contournées  de  diverses  manières;  ils  contiennent 
encore  des  couches  cristallines  intercalées  et  quelques  filons 
métallifères.  Les  matières  charbonneuses  y sont  très  abon- 
dantes, et  impréguées  de  bitumes  ; elles  constituent  les  coudas 
de  houille.  Les  seconds,  de  formation  plus  récente,  les  re- 
couvrent, et  offrent  presque  toujours  des  strates  horizontales 
sans  roches  cristallines  ni  filons  métalliques;  on  y trouve  tout 
au  plus  quelques  minerais  de  fer,  qui  y,  forment  des  couches 
ou  des  amas.  Ou  y retrouve  encore  de  petites  quantités  de 
houille  et  des  indices  de  lignites. 

En  général , les  terrains  secondaires  sont  bien  stratifiés  ; ils 
sont  assis  sur  la  pente  des  terraius  primitifs  ou  de  transition, 
ou  bien  forment  des  plaines  entre  des  chaînes  primitives.  Ils 
constituent  cependant  quelquefois  des  chaînes  secondaires  : telle 
est  celle  du  Jura  ; mais  elles  dépendent  presque  toujours  d’une 
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chaîne  primitive  ou  de  transition.  En  effet,  le  Jura  est  subor- 
donne à la  chaîne  des  Alpes , et  présente  souvent  des  relève— 
mens  , et  racine  des  escarpemens  du  côte  de  la  Suisse  , tandis 
qu’il  va  plonger  sous  les  plaines  du  côté  de  la  France. 

Les  terrains  secondaires  sont  généralement  répandus  à la  ‘ 
surface  du  globe,  mais  ils  manquent  quelquefois  dans  l’ordre 
de  superposition.  Ils  sont  fréquemment  terminés  par  des  cou- 
ches de  craie , qui  établissent  une  limite  asst$.  nette  entre  eux  et 
ceux  qui  ont  été  formés  postérieurement.  Il  paraît  qu’il  s’est 
écoulé  un  laps  de  temps  assez  considérable  entre  le  dépôt  de 
ces  couches  de  craie  et  les  terrains  supérieurs;  car  la  stratifi- 
cation des  terrains  tertiaires , que  nous  allons  étudier , n’est 
pas  du  tout  concordante  avec  celle  des  derniers  terrains  se- 
condaires. Il  semble  que  la  craie  ait  été  dégradée,  puis  con- 
solidée , puis  dégradée  de  nouveau  par  les  eaux  avant  que  de 
nouvelles  matières  soient  venues  se  déposer  sur  elle,  en  com- 
bler les  inégalités , et  former  les  couches  plus  ou  moins  ter- 
reuses dont  l’ensemble  constitue  les  terrains  tertiaires. 

En  général,  les  terrains  secondaires  se  sont  très  inégalement 
développés  à la  surface  de  la  terre,  et  il  est  assez  rare  de  voir 
tous  les  membres  de  la  série  des  formations  secondaires  et 
tertiaires  réunis  dans  un  même  pays.  Souvent  de  grandes  for- 
mations , telles  que  le  grès  rouge  ou  le  calcaire  alpin , par 
exemple,  disparaissent  totalement;  d’autres  fois  le  second  est 
contenu  dans  le  premier  comme  une  couche  subordonnée  ; 
d’autres  fois  encore  toutes  les  formations  intermédiaires  entre 
le  calcaire  alpin  et  le  calcaire  jurassique  , ou  celles  qui  sont 
postérieures  à la  craie , manquent  entièrement.  Cette  inégalité 
de  développement  des  couches  de  ces  terrains,  dont  la  cause 
est  encore  i^orée , est  un  des  faits  les  plus  curieux  de  la  Géo- 
gnosie.  (Humboldt.) 
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Terrains  tertiaires. 

1 10^2'  ^es  terra*DS  sont  en  général  formés  par  des  dépôts 
d argiles,  de  sables,  de  grès,  de  silex , de  calcaire  grossier  et 
de  gypse,  qui  constituent  des  roches  très  tendres,  si  on  les 
compare  à celles  des  autres  terrains.  Ils  contiennent  un  grand 
nombre  de  corps  organisés,  dont  les  espèces  ont  plus  d’ana- 
logie avec  celles  qui  existent  actueUement  que  celles  que  l’on 
observe  dans  les  terrains  plus  anciens.  On  y trouve  des  débris 
d’oiseaux,  d’insectes,  de  mammifères,  dont  on  rencontre  à 
peine  des  traces  dans  les  terrains  antérieurs.  Ils  ne  renferment 
pas  de  métaux,  si  ce  n’est  du  fer  (fer  limoneux),  mais  des 
matières  charbonneuses,  qui  sont  des  lignite»,  souvent  im- 
prégnées de  pyrites , et  qui  forment  des  couches  considérables 

C’est  aux  terrains  tertiaires  qu’il  faut  rapporter  ceux  des 
environs  de  Paris,  si  remarquables,  comme  l’observent 
MM.  Cuvier  et  Brongniart,  par  le  retour  périodique  de  dé- 
bris  organiques  marins  et  d’eau  douce. 

Les  terrains  tertiaires  manquent  assez  souvent  à la  surface 
de  la  terre;  quand  ils  existent , ils  forment  des  plaines  ou  des 
collines  assez  arrondies.  Ils  reposent  le  plus  souvent  sur  des 
terrams  secondaires,  mais  ils  peuvent  aussi  reposer  sur  des 
terrains  de  transition,  et  meme  sur  des  terrains  primitifs 
Nous  avons  vu  qu’ils  étaient  assez  distincts  des  terrains  second 
daires , mais  ils  passent  insensiblement  aux  terrains  d’allu- 
V1°ns,  dont  il  est  quelquefois  très  difficile  de  les  distinguer 


. Terrains  d'allusions. 

io33.  Ces  terrains  (nommés aussi  zone  des  sables  par  Guet- 
tard,  terrain  de  transport)  sont  entièrement  formés  de  dé- 
bris qui  ont  été  entraînés  par  les  eaux  et  qui  se  sont  déposés  à 
differens  endroits.  Ces  débris  peuvent  provenir  de  tous  les 
terrams  anterieurs,  et  même  des  terrains  volcaniques.  Ils  se 
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trouvent  quelquefois  à des  distances  énormes  des  terrains  qui 
les  ont  produits,  ce  qui  tient  à la  force  des  eaux  qui  les  ont 
entraînés  et  à la  plus  ou  moins  grande  tenuité  des  parties 
qui  les  composent.  Il  faut  éviter  de  les  confondre  avec 
les  précédens,  qui  présentent  assez  souvent  des  caractères 
analogues,  qui  ont  aussi  été  formés  par  voie  de  transport, 
mais  qui  n’ont  pas , comme  ceux  que  nous  étudions , une 
grande  analogie  avec  les  alluvions  très  modernes  qui  se  for- 
ment sous  nos  yeux , sur  les  bords  ou  au  confluent  des  grands 
fleuves.  On  conçoit  que  la  nature  de  ces  terrains  doit  consi- 
dérablement varier,  et  se  trouver  en  rapport  avec  la  nature  des 
roches  des  terrains,  souvent  très  éloignés,  dont  ils  pro- 
viennent. 

On  distingue  les  alluvions  en  anciennes  et  modernes,  ou 
grandes  alluvions  et  alluvions  locales.  Les  premières,  ou  les 
alluvions  anciennes  qui  ont  eu  lieu  sur  une  grande  partie  de 
la  terre , sont  aussi  nommées  diluvium  par  les  géologues  an- 
glais. 

Les  grandes  alluvions  sont  les  produits  de  vastes  inonda- 
tions qui  ont  couvert  des  contrées  entières  et  qui  ne  se  repré- 
sentent plus  de  nos  jours  ; elles  ont  laissé  les  traces  du  séjour 
des  eaux  sur  les  parties  basses  de  presque  tous  les  continens, 
telles  que  le  nord  de  l’Allemagne,  le  nord  de  la  Sibérie,  le 
nord  de  la  Russie , les  déserts  sableux  de  l’Afrique , les  plaines 
qui  avoisinent  les  fleuves  des  Amazones,  de  la  PlaU , de 
l’Orénoque  en  Amérique,  la  partie  basse  de  la  vallée  du 

Rhin,  etc.  ...  , 

En  général , ces  alluvions  sont  formées  par  des  sables , des 

galets,  des  blocs  plus  ou  moins  considérables  de  roches  an- 
ciennes, de  l’argile  et  de  la  marne , des  métaux,  tels  que  l’or, 
de  l’étain  oxide  qui  .provient  de  la  décomposition  de  roches 
anciennes  contenant  des  filons  de  ce  métal.  C’est  dans  les  allu- 
mons que  l’on  exploite  grande  partie  des  mines  d’or  du 
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Mexique,  de  la  Nouvelle-Grenade,  etc.  C'est  aussi  dans  de 
semblables  terrains  que  se  trouvent  la  mine  de  platine,  les 
diamans , au  Brésil , etc. 

On  y trouve  fréquemment  des  débris  de  grands  mammi-  ' 

fères,  A’éléphans , de  rhinocéros , etc. , qui  paraissent  différer  V* 

des  espèces  qui  existent  actuellement;  on  y trouve  des  coquilles 
d’eau  douce,  et  quelquefois  des  débris  d’animaux  marins.  Ceif  f *1 
ossemen^et  ces  débris  sont  ordinairement  entiers  et  ne  sem-  V." >5 
blent  pas  avoir  été  roulés  par  les  eaux , ce  qui  rend  leur  pré- 
sencetrès  difficile  à expliquer,  puisqu’on  les  rencontre  dans  des 
climats  tout-à-fait  différens  de  ceux  où  vivent  actuellement 
les  espèces  dont  ils  proviennent.  On  n’a  jamais  observé  de  dé- 
bris humains  dans  ces  alluvions. 

Les  alluvions  locales  ou  modernes  se  trouvent  au  milieu 
des  grandes  alluvions,  dont  elles  ne  sont  que  le  remaniement  ; 
on  y voit  des  dépôts  de  lignites,  souvent  très  abondans,  des 
forêts  entières  d’arbres  droits  avec  leurs  racines  et  quelquefois 
couchés  les  uns  sur  les  autres  dans  le  même  sens.  On  les  dé- 
signe souvent  sous  le  nom  de  forêts  sous-marines . On  y recon- 
naît assez  facilement  plusieurs  arbres , tels  que  des  bouleaux, 
des  chênes , qui  existent  encore  dans  les  pays  où  se  trouvent 
ces  arbres  ensevelis.  On  y rencontre  quelquefois  des  fossiles 
humains  et  différens  produits  de  notre  industrie. 

C’est  encore  à ces  alluvions  modernes  qu’il  faut  rapporter’ 
la  formation  des  tourbières  dans  lesquelles  on  trouve  diverses 
coquilles  d’eau  douce , des  débris  d’animaux  dont  les  espèces 
sont  actuellement  vivantes , des  dépôts  de  fer  limoneux.  Les  # 

tufs  et  les  pisolites,  que  nous  voyons  tous  les  jours  se  produire  • s. 

sous  nos  yeux,  forment  aussi  des  couches  très  modernes  .dans  * . 

ces  alluvions. 

Les  terrains  d’alluvions  reposent  souvent  sur  des  terrains 
tertiaires  ou  secondaires  ; mais  ils  peuvent  aussi  poser  directe- 
m ent  sur  des  terrains  de  transition , primitifs  et  même  volca- 
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niques.  Ces  derniers  sont  les  seuls  qui,  dans  certains  cas,  peu- 
vent les  recouvrir. 

tJn  des  faits  les  plus  remarquables  dans  la  composition  des 
terrains  d’alluvions  anciennes  ou  diluvium , c’est  la  présétace 
blocs  souvent  considérables  de  roches  primitives , qui  pa- 
raissent provenir  de  montagnes  éloignées  de  l’endroit  où  on 
les  rencontre.  Ceux  de  ces  blocs  que  l’<&  trouve  enfouis  dans 
les  plaines  sableuses  du  nord  de  l’Allemagne  et  des  côtes  orien- 
tales de  l’A'hgle terre  semblent  provenir  de  la  chaîne  Scandi- 
nave; ceux  que  Saussure  a observés  sur  la  pente  du  Jura  qui 
regarde  les  Alpes  proviennent  évidemment  de  cette  dernière 
chaîne  de  montagnes,  dont  ils  sont  maintenant  séparés  par  la 
vaste  vallée  du  Rhône.  On  ne  peut  expliquer  la  présence  de 
ces  blocs  qu’en  supposant  la  vallée  creusée  postérieurement 
à leur  arrivée , et  ces  blocs  détachés  par  des  courans  , ou  par 
l’irruption  de  grands  lacs  qui  ont  entraîné  dans  leur  course 
des  portions  des  roches  qui  les  environnaient. 

Terrains  volcaniques.  ' *-v 

, i o34>  Les  terrains  volcaniques  forment  une  classe  tout-à— 
fait  indépendante  des  autres  terrains,  qu’ils  recouvrent  assez 
souvent.  Ils  sont  remarquables  par  la  nature  de  leurs  roches 
'et  par  leur  moins  grande  richesse  en  minerais  métàlliques , 
quoiqu’on  y trouve  cependant  le  fer  titaniaté  en  assez 
.grande  abondance,  quelques  pyrites,  du* fer  oligiste  spé- 
culaire  et  une  grande  partie  des  minerais  aurifères  et  argenti- 
fères ( Porphyres  siénitiques  et  trachylcs  de  transition). 
Nous  avons  déjà  vu,  en  exposant  la  classification  des  roches 
volcaniques  par  M.  Cordier,  qu’il  fallait  distinguer  dans  les 
produits  des  volcans , ceux  qui  sont  immédiats,  c’est-à-dire 
ceux  qu’ils  rejettent  immédiatement  lors  de  l’éruption , et  leS^ 
produits  postérieurs  ou  altérés,  qui  résultent  des  modifications 


Digitized  by  Google 


DE  MINÉRALOGIE.  367  ■ ' v/j 

• * . ’ ÿ ,/»  . 

que  les  premiers  peuvent  éprouver  de  la  part  de  différeus 

agens. 

On  distingue  trois  groupes  principaux  de  terrains  volca- 
niques : le  terrain  trachytique,  qui  est  le  plus  ancien  de  tous  ; » 

le  terrain  basaltique,  moins  ancien  que  le  terrain  de  laves,  qui 
comprend  toutes  les  matières  qui  sont  en  coulées  dans  le  fond 
des  vallées  ou  sur  la  pente  des  montagnes , et  qui  proviennent 
de  volcans  éteints , comme  ceux  de  l’Auvergne  , du  Vivàrais , 
ou  des  volcans  brûlans , comme  le  Vésuve,  l’Et^ètc. 

' to35.  Le  terrain  trachytique  a pour  base  une  roche  connue 
sous  le  nom  de  trachy  te , qui  offre  une  structure  porphyroïde  < 
à pâte  ét  à cristaux  defelspath,  mélangée  de  mica,  d’am-i 
phiboleet  quelquefois  de  quarz,  etc. 

io36.  Le  terrain  basaltique  a pour  base  le  basalte,  dont  la 
partie  prédominante  est  le  pyroxène  , et  qui  se  présente  sou- 
vent sous  forme  prismatique. 

Il  est  très  rare  de  trouver  le  terrain  basaltique  associé  au 
terrain  trachytique.  Ces  deux  terrains  forment  souvent  des 
lignes  parallèles,  ce  qui  a fait  penser  à plusieurs  géologues 
qu'il  y avait  eu  une  formation  différente  pour  les  basaltes  ét  les 
trachytes.  Ils  pensent  que  les  trachytes  proviennent  de  gra- 
nités altérés , taudis  que  les  basaltes  paraissent  provenir  de 
lavés  pyréxénées , dont  les  coulées  ont  été  jusqu’à  la  mer 
(alors  voisine  de  ces  volcans) , où  elles  ont  pris , par  le  retrait, 
les  formes  prismatiques  qu’elles  présentent. 

Les  terrains  trncliytiqües  paraissent  cependant  plus  anciens 
que  les  basaltiques,  et  sont  quelquefois  recouverts  par  ces 
derniers. 

Suivant  M.  deHumboldt,  ils  ont- leur  siège  principal  dans 
les  terrains  de  transition , dans  les  grandes  formations  de  sié— 
nites  et  de  porphyres,  antérieures  et  postérieures  aux  grau- 
J*wackes  et  aux  schistes  argileux  , surtout  dans  la  première  de 
ces  formations,  qui  recouvre  immédiatement  les  roches  primi— 
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tives.  « L’association  des  porphyres  de  transition  et  des  tra- 
chytes,  dit  le  même  savant,  l’apparence  fréquente  du  pas- 
sage de  ces  roches  les  unes  aux  autres  , est  un  phénomène  qui 
semble  attaquer  la  base  des  idées  géogouiques  les  plus  géné- 
ralement reçues.  Faut-il  considérer  les  trachytes,  les  perlsteins 
et  les  obsidiennes  comme  étant  de  même  origine  que  les 
thonschiefer  ( schiste  argileux ) à trilobites,  et  que  les  cal- 
caires noirs  à orthocératites  ? ou  ne  doit-on  pas  plutôt  ad- 
mettre que  l’on  a trop  restreint  le  domaine  des  forces  volca- 
niques, et  que  ces  porphyres  , eu  partie  métallifères , 
dépourvus  de  quarz,  mêlés  d’amphibole,  de  fclspath  vitreux 
et  même  de  pyroxène,  sont,  sous  le  rapport  de  l’âge  rela- 
tif et  de  l’origine,  liés 'aux  trachytes , comme  ces  trachytes, 
confondus  jadis  avec  les  porphyres  de  transition,  sous  le  nom 
de  porphyres  irappéens,  sont  liés  aux  basaltes  et  aux  véri- 
tables coulées  de  laves  que  vomissent  les  volcans  actuels?  La 
première  de  ces  hypothèses  me  parait  répugner  à tout  ce  que 
l’on  a observé  en  Europe,  à tout  ce  que  j’ai  pu  recueillir  sur 
les  obsidiennes  et  les  perlsteins  au  pic  de  Tcuérifte , aux  vol- 
cans de  Popayan  et  de  Quito.  La  seconde  hypothèse  paraî- 
tra moins  hardie,  moins  dénuée  de  vraisemblance  peut-être, 
lorsqu’on  ne  restreindra  plus  l’idée  d’une  action  volcanique , 
aux  effets  produits  par  les  cratères  de  nos  volcans  enflammés, 
et  que  l’on  envisagera  cette  action  comme  due  à 1a  haute  tem- 
pérature qui  règne  partout,  à de  grandes  profondeurs,  dans 
l’intérieur  de  notre  planète.  On  a vu  dans  les  temps  historiques, 
meme  dans  ceux  qui  sont  le  plus  rapprochés  de  nous,  sans 
flamme,  sans  éjection  de  scorie,  des  roches  de  traclijtes  s’é- 
lever du  sein  de  la  mer  (archipel  de  la  Grèce,  îles  Açores  et 
Aloutiennes)  ; on  a vu  des  boules  de  basalte  à couches  con- 
centriques sortir  de  la  terre  toutes  formées,  et  s’amonceler 
en  petits  cônes: ( Playas  de  Jorullo  au  Mexique).  Ces  phéno- 
mènes ne  font-ils  pas  deviner , jusqu’à  un  certain  point , ce 
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qui,  sur  une  échelle  beaucoup  plus  grande,  a pu  avoir  lieu 
jadis  dans  la  croûte  crevassée  du  globe,  partout  où  cette  cha- 
leur intérieure,  qui  est  indépendante  de  l’inclinaison  de  l’axe 
de  la  terre  et  des  petites  influences  climatériques , a soulevé , 
par  l’intermède  de  fluides  élastiques,  des  masses  rocheuses 
plus  ou  moins  ramollies  et  liquéfiées?  » (Indépendance  de 
formation,  Dictionnaire  des  Sciences  naturelles,  t.  XXIII, 
p.  162.) 

On  trouve  dans  les  terrains  trachytiques  des  conglomérats 
qui  varient  beaucoup  selon  la  nature  des  roches,  et  qui  ont 
empâté  des  moules  de  coquilles,  des  troncs  d’arbres  qui  se 
sont  changés  en  quarz  résinite,  des  l'ragmens  de  ponces  , des 

matières  terreuses , etc.  C’est  dans  cas  terrains  que  l’on  ren- 
contre les  plus  belles  opales.  • , ’i 

Les  terrains  basaltiques  s'observent  principalement  dans  le 
voisinage  des  volcans  éteints.  Ils  ont  subi  aussi  beaucoup 
d'altérations  ; dans  beaucoup  d’eadroits  , les  grandes  coulées 
de  basalte  ont  été  dégradées  et  il  ne  reste  plus  que  les  pe- 
tites portions  qui  étaient  assises  sur  des  terrains  priinitiis. 

Les  terrains  basaltiques  sont  entièrement  liés  aux.  terrains 
volcaniques  à cratère  Ou  aux  terrains  de  laves  , par  leur  dis- 
position , leur  forme , la  nature  des  minéraux  qu’ils  contien- 
nent, et  en  ce  qu’ils  peuvent  reposer  aussi  sur  les  terrains 
les  plus  modernes.  •!»  ..  .i.v  ..  .. 

On  observe  aux  parties  supérieure  et  inférieure  des  masses 
de  basalte , des  scories  provenant,  à la  partie  inférieure , de 
l’air  du  terrain  sur  lequel  passa  la  coulée,  et  à la  partie  su- 
périeure, de»,  bulles  contenues  dans  la  masse,  et  qui  n’ont  pu 
percer  la  croûte  supérieure  solidifiée,  i-  , . 

1037.  Le  terrain  de  laves  augmente  encore  de  nos  jours,, 
par  les  éruptions  des  volcans  en  activité.  Mais  les  laves  à cou- 
rons distincts  et  de  peu  de  largeur  qu’ils  produisent  mainte- 
nant , sont  presque  toutes  py roxénées , tandis  que  celles  qui 
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ont  été  produites  sous  forme  de  larges  nappes , par  les  volcans 
éteints,  sont  généralement  abondantes  en  felspath. 

Les  éruptions  volcaniques  sont  ordinairement  précédées  et 
accompagnées  de  phénomènes  très  marqués.  On  entend  des 
bruits  souterrains  qui  sont  bientôt  suivis  de  tremblemens  de 
terre  j l’atmosphère  devient  agitée,  et  en  même  temps  le  théâtre 
de  nombreux  phénomènes  électriques.  On  observe  des  cban- 
gemens  dans  la  position  des  sources;  la  mer,  dont  ils  sont  tou- 
jours assez  voisins , est  plus  ou  moins  tourmentée.  Il  commence 
â se  dégager  des  vapeurs  d’acide  hydroclilorique  et  d’acide  sul- 
fureux, seules  ou  réunies.  Quelquefois  il  se  répand,  dans  les  envi- 
rons une  odeur  de  bitume,  ce  qui  avait  fait  présumer  que  les  phé- 
nomènes volcaniques  étaient  dus  à l’inflammation  de  grandes 
masses  de  çe  combustible , ce  qui  est  loin  d’être  prouvé.  Il  se 
dégage  aussi  des  vapeurs  aqueuses  qui , se  réunissant  à d’autres 
vapeurs,  forment  une  fumée  qui  s’épaissit  peu  à peu  et  s’élève 
en  colonne  traversée  par  un  jet  de  flamme.  Les  éclairs  et  le 
tonnerre  viennent  augmenter  encore  l’effroi  qu’inspire  ce  spec- 
tacle. Il  tombe  des  pluies  très  abondantes,  qui  entraînent  avec 
elles  des  cendres  vomies  par  le  volcan  et  forment  des  alluvions 
instantanées  qui  descendent  de  la  montagne  sous  la  forme  de 
torrcns  de  boue.  On  a souvent  donné , mal  à propos , à ces 
phénomènes  le  nom  d 'éruptions  boueuses. 

Beaucoup  de  matières  sont  lancées  à de  grandes  hauteurs , 
telles  que  des  cendres,  des  scories , des  pierresqui  souvent  n’ont 
aucun  caractère  volcanique.  Les  matières  pulvérulentes  et  les  dé- 
pôts de  boue  font  des  ravages  considérables,  et  engloutissent 
souvent  des  villes  entières  sous  leur  masse  énorme.  Quelque- 
fois ces  cendres  sont  si  fines  qu’elles  sont  portées  par  l’atmos- 
phère à des  distances  énormes.  On  assure  que  celles  du  Vésuve 
ont  été  jusqu’à  Constantinople.  A mesure  q^e  ces  différons 
phénomènes  augmentent  en  intensité,  on  voit  une  matière 
demi-liquide  rejetée  par  les  bords  du  cratère  et  par  des  cre— . 
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vasses  ; ce  sont  les  vraies  éruptions  boueuses  ; elles  sont  rares 
en  Europe , mais  communes  dans  les  volcans  de  l’Amérique. 
Elles  sont  dues  à des  matières  pulvérisées  et  imprégnées  d’eau 
dans  l’intérieur  du  volcan , puis  ensuite  comprimées  par  des 
gaz  et  lancées  au  dehors  par  leur  expansion.  M.  de  Humboldt 
a observé  au  Pérou , dans  des  éruptions  de  ce  genre  , une 
grande  quantité  de  petits  poissons  (Pj-mplodes  cjrclopum) , 
connus  des  naturels  sous  le  nom  de prtnadillas , dont  plusieurs 
étaient  encore  en  vie. 

Après  ces  éruptions  boueuses  sort  le  torrent  de  lave  qui 
suit  les  inégalités  du  terrain  ; sa  îçarche  est  lente  ou  rapide , 
selon  la  pente  de  la  montagne.  Sa  surface  est  bientôt  solidiGée, 
il  se  dégage  des  gaz  qui  rendent  la  couche  très  poreuse  à 
la  surface  inférieure,  tandis  que  les  bulles  contenues  dans 
l’intérieur  se  rassemblent  à la  surface  supérieure  de  la  lave , 
en  sorte  qu’elle  se  trouve  placée  entre  deux  couches  de 
scories. 

• Quand  la  lave  rencontre  des  obstacles elle  s'accumule  et 
forme  un  lac  de  mktières  fondues  dônt  la  chaleur  se  conserve 
pendant,  plusieurs  années.  • 

| On  observe  dans  les  laves  des  fentes  d’où  il  se  dégage  des 
gaz  et  dans  lesquelles  il  se  sublime  des  sels,  tels  que  des  sulfate 
et  hydrochlorate  d’ammoniaque , etc.  ; mais  ils  sont  bientôt 
entraînés  par  les  pluies.  vu.-. 

Il  est  très  rare  que  ces  lavés  prennent  des  formes  prisma- 
tiques, comme  leu  basaltes  qui  proviennent  des  volcans 
éteints  ; on  en  cite  cependant  un  exemple  au  Vésuve , dans 
une  portion  de  lave  qui  a coulé  jusqu'à  la  mer , et  dont  la 
partie  seule  qui  a touché  à l’eau  a pris  cette  forme. 

Quand  le  torrent  de  lave  s’est  frayé  une  issue  hors  du  vol-» 
can , il  diminue  peu  à peu  et  l’éruption  se  termine  ordinaire- 
ment par  une  nouvelle  apparition  de  matières  pulvérulentes. 

Tous  les  volcans  en  activité  ne  rejettent  pas  de  la  même 
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manière  les  laves  et  autres  produits  volcaniques  recèle's  dans 
leur  sein.  Tantôt  les  éruptions  se  font  par  des  bouches  igni- 
vomes,  ou  cratères , placées  à leur  sommet  (petits  volcans  de 
l’Italie  méridionale,  Vésuve,  Etna,  de  l’Auvergne  , grand  vol- 
can mexicain  de  Popocalepetl , etc.)  ; tantôt  elles  ont  lieu  la- 
téralement , soit  qu’il  y ait  un  cratère  au  sommet  de  la  mon- 
tagne volcanique  (pic  de  TénériHe)  , soit  que  la  cime  n’ait 
jamais  été  ouverte  (Anlisana  dans  les  Andes  de  Quito  (*));  cer- 
tains volcans,  creux  dans  leur  intérieur  comme  les  précédens, 
ne  présentent  point  d’ouverture  au  sommet  et  sur  leurs  flancs, 
et  ils  n’agissent  que  dynamiquement,  en  ébranlant  les  terrains 
d’alentour,  en  fracturant  les  couches  et  en  changeant  la  sur- 
face du  sol  (Chiinborazo  , llucu- Pichincha,  Capac-Lrcu , vol- 
can de  Jorullo , etc.).  Dans  plusieurs  localités  ( plateau  de 
Quito,  Islande),  des  laves  sous  forme  de  nappes  sortent  du 
sein  de  la  terre  enlr’ouverte,  et  s’amoncellent;  ou  bien  ce  sont 
de  petits  cônes  d’une  matière  boueuse  ( mojra ) qui  paraît  avoir 
été  un  trachyte  ponceux  fortement  carburé  et  combustible. 
(Humb.,  Essai  polit,  sur  la  Nouv.-Espag.,  1. 1;  Relat.  historiq. 
d'un  voyage  aux  régions  équin.,  t.  1.)  Il  est  un  fait  curieux 
assez  généralement  constaté , c’est  que  ces  éruptions  volcani- 
ques sont  modifiées,  tant  dans  leur  fréquence  que  dans  la 
nature  de  leurs  produits , par  la  hauteur  absolue  des  bouches 
ignivomes,  qui  varie  depuis  ioo  à 2g5o  toises  environ  (Strom- 
boli  ét  Cotapaxi).  Dans  lesGordilières,  tous  les  volcans  actuels 
ont  leurs  ouvertures  formées  dans  les  terrains  trachy tiques, et 
au  lieu  d’être  solitaires  ou  associés  irrégulièrement  d’une  ma- 
nière circulaire,  connue  ceux  d’Europe,  ils  se  suivent  par  liles, 


— ■ rj/ij  vu 1 

(t)  Généralement , en  Amérique,  les  volcans  n’ont  pas  de  cratère,  ce  qui 
lient  h ce  que  les  montagnes  étant  trop  hautes,  la  matière  lavique  ne  peut  pas 
être  poHêe  au  sommet  ,'tt  sVconlc  naturellement  par  des  fentes  qui  sc  font 
sur  Wors 'firmes.  u<r  ft-,1 
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tantôt  dans  une  strie,  tantôt  sur  deux  lignes  parallèles, 
comme  on  le  remarque  aussi  pour  les  volcans  brûlans  de  l’île 
de  Java  et  les  volcans  éteints  de  l’Auvergne. 

Les  laves  forment  quelquefois  des  liions  dans  les  terrains  de 
volcans  brûlans,  en  remplissant  des  fentes  occasionées,  avant 
l’éruption , par  des  tremblemens  de  terre. 

Ou  observe,  dans  certajj^s  points  des  volcans,  des  fumaroles 
ou  solfatares;  ce  sont  deOieux  d’où  il  se  dégage  de  l’acide 
sulfureux , de  l’hydrogène,  de  l’acide  hydrocldorique , des 
vapeurs  d’eau,  de  soufre.  On  y trouve  du  sel  marin,  de 
l’alun,  de  l’hydrochlorate  d’ammoniaque,  des  métaux  subli- 
més, des  sources  bouillantes,  etc.  On  observe  ces  fumaroles 
quand  les  volcans  sont  depuis  long-temps  en  repos,  ou  qu’ils 
atteignent  tout-à-fait. 

On  a rangé  parmi  les  phénomènes  volcaniques  ceux  que 
nous  présentent  les  salses,  qui  paraissent  appartenir  aux  ter- 
rains d’alluvion  : ce  sont  des  dégagemens  de  gaz  et  d’eau 
mêlée  d’argile , qui  se  font  quelquefois  avec  une  légère  déton- 
na lion.  On  a observé  ce  phénomène  dans  le  Milanais,  en  Si- 
cile, eu  Crimée.  Les  gaz  qui  se  dégagent  sont  un  mélange  d’hy- 
drogène carboné  et  d’acide  carbonique  ; il  se  fait  autour  des  trous 
de  petits  cônes  terreux  dont  la  hauteur  ordinaire  est  de  trois, 
quatre,  cinq  à six  pieds,  et  qui  s’élèvent  quelquefois  j usqu’à 
cent  cinquante  pieds.  L’eau  est  chargée  de  sel  marin,  ordinai- 
rement froide , quelquefois  chaude,  et  l’on  rencontre  presque 
toujours  des  bitumes  dans  le  voisinage.  On  a observé  que  les 
salses  étaient  plus  actifs  après  les  temps  de  pluie , et  que  quel- 
quefois l’hydrogène  carboné  qui  s’en  dégage  s'enflammait 
naturellement. 

io38.  Nous  venons  d’exposer  quelques  généralités  sur  les 
principales  classes  de  terrains , en  suivant  l’ordre  de  superpo- 
sition que  Ion  observe  dans  la  nature;  les  terrains  volca- 
niques cependant,  que  nous  avons  placés  en  dernier,  ne  recou- 
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vrent  pas  toujours  les  terrains  d’alluvions,  et  se  trouvent 
même  le  plus  souvent  sous  des  terrains  secondaires,  ou  du 
moins  leur  sont  parallèles  ou  reposent  immédiatement  sur 
eux.  Nous  avons  vu  que  ces  terrains  passaient  les  uns  aux 
autres  par  des  nuances  insensibles,  et  qu’il  était  très  difficile 
et  peut-être  impossible  d’assigner  les  limites  où  finissaient  les 
terrains  d’une  classe  , et  où  commutaient  ceux  d’une  autre. 

Il  est  très  rare  de  trouver  des  portions  du  globe  où  ces  six 
classes  de  terrains  se  trouvent  superposées  comme  dans  le 
point  *,  planche  VI  ; mais  on  conçoit  que  l’absence  d’une  ou 
de  plusieurs  de  ces  classes  de  terrains  peut  donner  lieu  à un 
grand  nombre  de  superpositions  différentes,  comme  on  peut 
le  voir  par  celles  que  nous  avons  indiquées  par  les  lignes  per- 
pendiculaires tracées  sur  la  figure  de  la  planche VI.  Pour  plus 
de  simplicité,  nous  avons  désigne  les  terrains  primitifs,  colorés 
en  noir,  par  P;  les  terrains  de  transition  ou  intermédiaires,  co- 
lorés en  vert , par  I1;  les  terrains  secondaires,  colorés  en  jaune, 
par  Si  les  tertiaires,  colorés  en  rose,  par  T ; les  alluvions,  co- 
lorées en  bleu,  par  A ; les  volcaniques,  colorés  en  rouge,  par  V, 
et  nous  avons  placé  ces  lettres  sur  chacune  des  lignes  qui  traver- 
sent différens  points  dont  l’ordre  de  superposition  est  différent. 
Cette  figure  offre  une  petite  portion  de  l’étendue  du  globe,  et  in- 
dique à peu  près  la  manière  dont  ces  grandes  masses  de  terrains 
se  recouvrent.  Excepté  dans  les  terrains  volcaniques,  on  n’ob- 
eerve  jamais  de  changement  dans  l’ordre  de  superposition  des 
terrains:  ainsi  T pourra  manquer  dans  une  série,  I dans  une 
autre,  mais  jamais  on  ne  trouvera  T avant  S,  ni  I avant  P; 
tandis  que  dans  le»  terrains  volcaniques  on  pourra  observer 
les  superpositions  AV, VA , VTA  et  même  VSTA.  En  considé- 
rant ainsi  géologiquement  les  superpositions  des  terrains,  il 
faut  faire  abstraction  de  la  composition  des  roches  qui  les 
constituent,  et  ne  considérer  absolument  que  le  rang  qu’elles 
occupent;  car  il  arrive  que  certaines  roches,  qui  forment  la 
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base  d’un  terrain  dans  une  contre'e,  sont  remplace'es  par 
d’autres  de  nature  différente  dans  une  autre  contrée,  consti- 
tuent cependant  le  mcine  terrain , et  sont  par  conséquent  de 
formation  contemporaine;  c’est  ainsi  que  le  quarz  remplace 
quelquefois  le  grès  rouge,  que  le  calcaire  grossier  des  environs 
de  Paris  est  remplacé,  dans  les  environs  de  Londres,  par  une 
variété  d’argile,  sans  rien  changer  pour  cela  à l’époque  de 
formation  du  terrain.  On  désigne  ces  espèces  de  remplace— 
mens , que  l’on  observe  fréquemment  dans  la  nature,  par  la 
dénomination  de  formations  parallèles. 

Il  est  tout-à-fait  hors  du  plan  de  notre  ouvrage  d’entrer 
dans  de  plus  grands  détails  sur  la  structure  intérieure  des 
terrains,  nous  renvoyons  les  personnes,  qu’un  sujet  aussi 
important  peut  intéresser,  aux  diflférens  ouvrages  de  Géognosie, 
et  particulièrement  au  Traité  de  Géognosie  de  M.  d’Aubuisson 
deVoisins , au  Voyage  géologique  en  Hongrie,  de  M.  Beudant , 
à Y Essai  sur  le  gisement  des  roches  dans  les  deux  hémis- 
phères, par  M.  de  Humboldt , et  à la  Description  géologique 
des  environs  de  Paris,  par  M.  Brongniart.  Nous  terminerons 
en  résumant,  à l’aide  d’une  figure,  les  principaux  caractères 
des  grandes  divisions  établies  parmi  les  terrains.  Nous  choi- 
sirons pour  cela  le  cas  le  plus  compliqué , et  nous  supposerons 
que  la  petite  portion  de  terrain  traversée  par  la  ligne  PISTAV 
de  la  planche  YI  se  trouve  développée  sur  une  plus  grande 
échelle  dans  la  figure  de  la  planche  VII , où  nous  indiquons 
les  différences  principales  que  l’on  observe  dans  chaque  classe 
de  terrains. 

Nous  donnerons  aussi  le  tableau  de  la  superposition  des 
différens  tert’ains  qui  composent  les  grandes  classes  que  nous 
venons  d’examiner,  en  suivant  dans  cette  énumération  l’ordre 
de  succession  publié  par  M.  de  Humboldt.  11  est  à remarquer, 
dans  cet  ordre,  que  les  diverses  formations  volcaniques  sont 
parallèles  aux  différentes  formations  postérieures  aux  terrains 
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primordiaux  , et  disposées  sur  deux  colonnes  également  pa- 
rallèles. 

Les  grandes  formations  ou  formations  principales,  qui  man- 
quent rarement  dans  l’ordre  de  superposition , et  qui , sui- 
vant l’expression  de  M.  de  Gruner,  peuvent  servir  d 'horizon 
géognoslique , sont  écrites  en  petites  capitales , et  les  autres  en 
caractères  ordinaires. 


Tableau  de  la  superposition  des  roches  ou  des  formations. 

Terrains  primitifs . • . . 


c 

O 


« 

E 


o 

u, 


s a 

c-  £ 


e 

o 


£ 


Granits  primitif.  _ . 

Granité  et  gneis  primitif. 

Graisen  on  granité  staunifèrc. 

Eurite  avec  serpentine. 

Gneis  PRIMITIF. 

{Gneis  et  micaschiste. 

Granités  postérieur*  au  gneis,  anterieurs  an  micaschiste  primitif. 

Siénite  primitive? 

Serpentine  primitive? 

Calcaire  primitif.  . • 

Micaschiste  primitif,  i . . 

Granité  postérieur  au  micaschiste,  antérieur  an  schiste  ar- 
gileux. 

Gneis  postérieur  an  micaschiste. 

Diabase  schistoïdé. 

Schiste  argileux  primitif. 

ÎQuarz  primitif. 

Granité  et  gneis  postérieurs  au  schiste  argileux. 

Porphyre  primitif. 

EdPhotide  primitive,  postérieure  rm  schiste  argileux. 


Terrains  de  transition. 


OpHICAI.CE  CRENU  , MtCASCHISTE  DE  TRANSITION  Ct  PSAMM1TE 
(oRAUWACKB  ) AVEC  AKTÏUCITE.  * 

PORPHTRFS  et  SIÉHITES  DE  TRANSITION,  RECOUVRANT  IMMÉ- 
DIATEMENT LES  ROCHES  PRIMITIVES  ; CALCAIRE  HOIR  et  DIORITE. 

Schiste  argileux  de  trahsitioh,  renfermant  des  psammites, 

DES  DIORITES,  DES  CALCAIRES  NOIRS,  DES  SIEHITES  Ct  DES 

POIPR  TRES. 
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PoRPHTRES  , RlÉNITES  et  DIORITES  POSTÉRIEURS  AU  SCHISTE 
ARGILEUX  DE  TRANSITION  , QUELQUEFOIS  MÊME  AU  CALCAIRE 
A ORTHOCERATITES. 

EüPHOTIDE  DE  TRANSITION. 


Terrains  secondaires. 

Houille,  crès  rouge  et  pobphtre 

SECONDAIRE. 

Quarz  secondaire  ( parallèle  aux 
psammiies  des  bouiiléres  ). 

Calcaire  alpin  ; anhtdrite;  sel 

GEMME. 

Dépôts  arésàcés  et  calcaires 
( marneux  et  oolitbiques  ) places 
entre  le  calcaire  alpin  et  la  craie,  et 
plus  ou  moins  développes. 

Argile  et  grès  bigarré,  avec  gypse 
et  sel  gemme.  ... 

Calcaire  coquillier. 

Quadersandstein  (grès  à pierre  d* 
tailles  ). 

Calcaire  jurassique  ( lias  , marnes 
et  grands  dépôts  oolithiques  ) 

Grès  et  sables  ferrugineux , grès  et 
sables  verts , grès  secondaires  & li- 
gnites. 

Craie. 

Terrains  tertiaires. 

Argilbs  et  CRÉS  TERTIAIRE  a LP- 
UNITE  (argile  plastique,  grès  mollasse 
et  poudingue  d’Argovie). 

Calcaire  grossier  ( parallèle  à 
l’argile  de  Londres  ). 

Calcaire  silicsçx  . crise  i ot- 
SEMENS  ALTERNANT  AVEC  DES  MAR- 
NES. 

Gré»  et  sables  supérieurs  au 
gypse  A ossemens  (grès  de  Fontai- 
nebleau }. 

Calcaire  lacustre  avec  silex 


Terrains  exclusivement  volca- 
niques. 

Formations  trachttiques. 

T rachytes  grani  toides  et  siéuitiques. 
Tracliytes  porphyriques. 
Phonoliles  des  traebytes. 
Traebyles  semi-vitreux. 
Obsidienne. 

Trachy tes  meulières  ou  celluleux. 
Conglomérats  trachytiques. 
Formations  basaltiques. 

Basaltes,  avec  olivine,-  pyrtwène,  un 
peu  d'amphibole. 

Plionolites  des  basaltes. 

Doléritcs. 

Amygdaloïdcs  celluleuses. 

Argile  avec  grenats  pyropes. 

J - ‘ " : » * , . ' 

Congloméra  tset  scories  basaltiques. 
Laves  sorties  d’un  cratère 
sous  forme  de  courans  ( anciennes 
et  modernes). 


I II,'  * *’ •»  * *. 

Tufs  des  volcans  avec  co- 
quilles (Formation  moderne , quel- 
quefois recouverte  par  divers  dépôt* 
calcaires  et  argileux , que  M.  de  Hum- 
boldt  rapporte,  avec  doute,  aux  ter- 
rains tertiaires.) 
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meulières  carié*  (supérieur  nu  grès 
de  Fontainebleau). 


Terrains  d’alluvinn. 


Allurions  volcaniques. 


Il  s’en  faut  de  beaucoup  que  toutes  les  roches  se  trouvent 
indiquées  dans  ce  tableau;  mais  il  faut  observer  que  toutes 
celles  qui  ne  s’y  rencontrent  pas  existent  seulement  en  couches 
subordonnées,  intercalées  dans  les  différentes  espèces  qui  cons- 
tituent des  formations  indépendantes  ou  des  terrains. 

Structure  extérieure  des  terrains. 

103g.  La  structure  extérieure  des  terrains  diffère  beaucoup 
de  leur  structure  intérieure  : c’est  elle  qui  constitue  la  surface 
de  la  terre , qui  donne  naissance  aux  montagnes , aux  vallées 
et  à toutes  les  inégalités  que  l’on  y observe.  Cette  structure 
varie  selon  les  différentes  classes  de  terrain  : ainsi  les  terrains 
d’alluvion , tertiaires  et  secondaires  forment  généralement  des 
plaines  ou  des  coltines  peu  élevées  ; les  terrains  de  transition 
et  primitifs  constituent  presque  toujours  des  montagnes  avec 
escarpement,  ce  qui  tient  à la  forte  inclinaison  de  leurs 
couches , et  les  terrains  volcaniques  forment  la  plupart  du 
temps  des  montagnes  coniques  qui  augmentent  fréquemment 
par  les  éruptions  des  volcans. 

La  surface  de  ces  diflférens  terrains  éprouve  tous  les  jours  des 
dégradations  qui  la  modifient  plus  ou  moins , mais  dont  les  ef- 
fets sont  bien  plus  lents  et  moins  sensibles  que  ceux  qu’elle  pa- 
raît avoir  éprouvés  autrefois.  L’action  des  eaux,  de  l’air,  du 
feu , sont  les  principales  causes  de  ces  dégradations  rarement 
subites,  mais  presque  toujours  progressives.  Tout  annonce 
que  la  mer  a couvert  autrefois  la  surface  de  la  terre , et  que 
c’est  à cette  époque  que  se  sont  déposés  la  majeure  partie  des 
terrains  à couches  horizontales;  mais  quand  ces  eaux  ont 
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diminué  et  ont  laissé  quelques  portions  de  continent  à dé- 
couvert, les  sommets  élevés  de  ces  continens  ont  bientôt 
donné  naissance  à des  fleuves  énormes  qui  ont  sillonné  leurs 
flancs  , creusé  les  vallées  et  charrié  au  loin  leurs  débris 
sous  forme  d’alluvions.  Les  volcans,  soit  découverts,  soit 
sous-marins,  ont  contribué  aussi  à bouleverser  la  surface  de  la 
terre,  en  comblant  des  vallées  de  leurs  produits,  ou  en  for- 
mant de  nouvelles  montagnes.  Maintenant,  quoique  les  mêmes 
causes  agissent  encore , elles  sont  beaucoup  plus  faibles  ; 
l’Océan  a ses  limites  ainsi  que  les  fleuves  qui  vont  s’y  rendre; 
les  volcans  sont  moins  puissans,  et  les  causes  de  dégradation 
n’agissent  plus  qu’insensiblement. 

Les  nombreuses  inégalités  dont  la  terre  est  couverte  sont  à 
peine  sensibles  , si  on  les  considère  relativement  à la  masse  de 
cette  planète  ; elles  n’en  changent  aucunement  la  forme  , qui 
est  précisément  celle  qu’aurait  prise  d’elle-même  une  masse 
fluide  assujettie  aux  mêmes  mouvemens  qu’elle  ; c’est  un  sphé- 
roïde légèrement  aplati  vers  les  pôles  et  un  peu  renflé  sous 
l’équateur.  ’ . -•  • 
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" LIVRE  l Y. 

DE  LA  MÉTALLURGIE  ET  DE  LA  DOCIMASIE, 
CONSIDÉRÉES  DANS  LEURS  RAPPORTS  AVEC 
: LA  MINÉRALOGIE. 

t » i ■ / . 

v.  *.  .. 

1040.  Nous  avons  vu,  dans  le  cours  de  l’ouvrage,  qu’un 
grand  qombrc  des  substances  minérales  que  nous  avons  dé-  • 
jçiÿtes  avaient  des  usages  plus  ou  moins  variés , étaient  plus  pu 
moins  utiles  à 1,’économie.  domçstique  ; nous  avons  dit  que 
c’étaient  prinpigfdement  les  substances  métallifères  qui  avaient 
le  plus  dp  Droits  à fiotve  étude,  en  raison  des  importais  ser- 
vices qu’elles  rendant,  tant  aux  sciences  et  aux  ar(^>  d’agrément 
qu’à  ceux  qui  s’occupent  de  pourvoir  aux  premiers  besoins  de 
la  société.  Et  en  effet,  privé  de  fer,  de  cuivre,  de  plomb  et 
d’une  foule  d’autres  métaux  non  moins  nécessaires , que  de- 
viendrait l’homme  abandonné  à ses  propres  forces?  Il  serait 
encore  aujourd’hui  ce  qu’étaient  ces  malheureux  Indiens  au 
moment  où  les  premiers  Européens  s’offrirent  à leurs  yeux 
étonnés,  ou  tels  que  sonf  encore  de  nos  jours  ces  tribus  no- 
mades qui  peuplent  les  déserts  de  l’Arabie  et  de  l’intérieur  de 
l’Afrique.  Sans  les  métaux,  dont  le. génie  de  l’homme  a su  tirer 
un  si  grand  parti,  les  nombreuses  fabriques  qui  occupent  tant 
de  milliers  de  bras  seraient  encore  à créer.  Les  arts  chimiques, 
qui  leur  doivent  tout  leur  intérêt , he  pouvant  prendre  plus 
d’extension  faute  d’agens  mécaniques,  se  réduiraient  à quel- 
ques procédés  grossiers,  exécutés  par  des  ouvriers  sans  notions 
comme  sans  habileté.  Mais  sans  remonter  plus  haut  pour  faire 
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sentir  l’importance  de  la  Minéralogie  appliquée , nous  dirons 
que  c’est  elle  qui  indique  les  moyens  de  fouiller  dans  le  sein 
de  la  terre  pour  lyi  arracher  des  métaux  que  notre  cupidité'  a 
rendus  précieux , que  c’est  elle  à qui  nous  devons  cette  ma- 
tière bien  plus  pr  écieuse  encore  qui  permet  au  pauvre  de  ne 
plus  redouter  les  longs  frimats,  cc'  charbon  fossile  dont  la 
possession  contribue  tant  aussi  à l’extension  de  nos  manufac- 
tures. Mais  nous  nous  arrêtons;  les  lecteurs  pour  qui  cet 
oqvrage  est  écrit  apprécient  tout  aussi  bien  que  nous  les 
nombreux  et  iraportans  services  que  la  Métallurgie,  cette 
belle  partie  de  la  science  qui  s’occupe  des  corps  inorganiques» 
a rendus  à la  société:  contentons-nous  d’exposer  les  beaux 
résultats  qu’elle  a produits,  ils  parleront  plus  que  tout  cc  que 
nous  pourrions  dire  pour  prouver  Futilité,  de  son  étude.  • 

Mais  dans  l’état  où  la  nature  nous  les  présente,  la  plupart 
des  substances  minérales  sont  impropres  à servir  à. nos  besoins 
les  plus  simples  : presque  toujours  mêlées  ou  combinées  à 
d’autres  matières  inutiles , de  peu  de  valeur  et  souvent  même 
nuisibles,-  elles  nécessitent  l’emploi  de  «procédés  très  variés 
pour  être  amenées  a un  certain  degré  de  pureté  ou  à un  état 
où  elles  possèdent  les  propriétés  qui  les  font  recli^rjtlp:r.  L’art 
qui  s’occupe  ainsi  de  l’extraction , de  la  purification  et  de  1^ 
préparation  Ses  substances  minérales  est  la  métalldIgie  , prise 
dans  son  sens  le  plus  vaste , car  c’est  cette  partie  de  la  Minéra- 
logie dont  les  procédés  participent  de  la  Mécanique  et  de  la 
Chimie , qui  fournit  à nos  sciences  et  à nos  arts  la  presque  to- 
talité des  matières  premières,  et  surtout  les  iristrumens  né- 
cessaires à leur  pratique  ; qui  donne  les  préceptes  à suivre  pour 
la  préparation  des  métaux  , des  sels,  des  combustibles,  etc.  ; 
qui  décrit  l’art  de  fabriquer  les  briques  et  les  poteries  de  toute 
espèce,  la  cliaux,  le  plâtre,  les  couleurs  métalliques,  etc.; 
enfin , qui  embrasse  la  fabrication  des  alliages  métalliques  (le 
laiton,  le  bronze,  le  toutenague  , etc.),  du  fer-blanc,  du 
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fil  de  fer,  de  la  tôle,  de  l’acier,  des  monnaies,  du  pla- 
qué, etc. 

Mais  si  nous  nous  en  tenons  à l’acception  propre  du  mot,  la 
métallurgie  est  alors  l’art  d’extraire  les  métaux  de  leurs  mine- 
rais, c’est-à-dire  des  parties  terreuses  qui  les  accompagnent, 
lorsque  celles-ci  ont  déjà  été  amenées  à un  certain  degré  de 
richesse  par  des. opérations  mécaniques  plus  ou  moins  variées. 
C’est  le  sens  que  nous  attachons  ici  au  mot  métallurgie,  et 
nous  rangerons  sous  ce  titre  les  différens  procédés  mis  en  usage 
pour  se  procurer  les  métaux  qui  sont  de  quelque  utilité,  soit 
dans  les  arts , soit  en  Chijnie , soit  en  Médecine. 

La  Métallurgie  est  une  des  applications  les  plus  importantes 
et  les  plus  directes  de  la  Chimie  minérale , aussi  ceux  qui  se 
livrent  à son  étude  et  à sa  pratique  doivent-ils  posséder  les 
notions  les  glusexactes  sur  celle-ci  ; sans  cela,  ils  courent  risque 
de  compromettre  non-seulement  leur  fortune,  mais  encore 
celle  de  leurs  commèttans.  En  effet , tandis  qu’en  Chimie,  on 
ne  vise  qu’à  obtenir  des  résultats  précis  et  des  produits  très 
purs,  sans  tenir  compte  des  frais  de  l’opération , qui  sont  d’ail- 
leurs toujours  peu  élevés,  par  la  raison  qu’on  n’opère  jamais 
que  sur  de  très  faibles  quantités  de  matières,  en  Métallurgie, 
^au  contraire,  on  a toujours  en  vue  l’économie  des  procédés., 
aussi  est-dn  beaucoup  plus  restreint  dans  l’einplôi  des  agens  ; 
car  comme  la  quantité  de  matière  que  l’on  travaille  à la  fois 
nécessite  des  appareils  et  des  instrumens  très  chers  et  souvent 
très  difficiles  à se  procurer  ou  à faire  construire , il  arrive  que 
les  plus  petités  fautes  commises  dans  l’emploi  des  agens  ou 
dans  la  manière  de  les  faire  agir,  occasionent  aussitôt  la  perte 
de  nombreux  capitaux.  • 

C’est  pour  prévenir  de  pareils  accidens  qu’il  faut  toujours, 
avant  d’entreprendre  quelque  grande  opération , s’assurer  par 
des  essais  en  petit  de  la  réussite  de  l’entreprise.  La  grande 
science  de  celui  qui  se  livre  à l’exploitation  des  mines  est  de 
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prévoir  tous  les  phénomènes  qui  doivent  se  présenter,  et  de 
pouvoir  aussitôt  remédier  aux  inconvéniens  qu’ils  entraînent 
souvent  à leur  suite.  Or , ce  n’est  que  par  des  opérations  pré- 
liminaires au  travail  en  grand,  qu’on  peut  reconnaître  si  les 
procédés  indiqués  peuvent  remplir  le  but  qu’on  se  propose. 
Mais  une  des  conditions  les  plus  importantes  à bien  noter 
c’est  de  savoir  reconnaître  la  richesse  des  mines  que  l’on  veut 
exploiter,  car  il  arrive  souvent  que  tel  minerai  qui  paraît 
devoir  fournir  beaucoup  de  produit,  n’en  donne  au  contraire 
qu’une  quantité  trop  faible  pour  payer  les  frais  de  la  manuten- 
tion. Il  faut  donc  toujours,  avant  de  soumettre  un  minerai  à 
l’exploitation  en  grand , connaître  le  produit  en  matière  pure 
qu’on  peut  en  tirer,  les  frais  que  l’opération  nécessitera  et  les 
procédés  les  plus  avantageux  pour  sa  facile  exécution. 

1041.  On  donne  le  nom  de  docimasie  (S'ox.ipa^a,  j’éprouve)  à 
l’art  qui  a pour  objet  de  déterminer  k nature  et  laproportion 
des  élémens  qui  constituent  une  mine  ou  un  minerai.  On  par- 
vient à de  pareils  résultats  en  faisant  usage  de  préparations 
particulières  que  l’on  nomme  essais.  Celles-ci  doivent  donc 
occuper  une  place  importante  dans  l’instruction  métallurgique 
et  la  précéder;  c’est  pourquoi  nous  allons  d’abord  nous  occu- 
per de  cette  étude  avant  de  traiter  directement  des  opérations 
relatives  à l’extraction  des  métaux.  Nous  diviserons  ce  livre 
en  trois  chapitres  ou  sections  : dans  le  premier,  nous  traiterons 
des  essais  docimasliques;  dans  le  second,  nous  décrirons  les 
préparations  métallurgiques  que  l’on  fait  subir  aux  minerais 
avant  leur  traitement  dans  les  fonderies , et  dans  le  troisième , 
nous  énumérerons  les  agens  chimiques  et  les  appareils  em- 
ployés en  Métallurgie. 

Mais  avant , disons  ce  que  l’on  doit  entendre  par  minerais  , 
afin  d’éviter  toute  fausse  interprétation. 

On  donne  ordinairement , en  Minéralogie  , le  nom  de  mine- 
rai à toute  substance  qui  renferme  un  métal  autopside;  mais 
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en  Métallurgie,  on  restreint  l’usage  de  ce  mot  aux  substances 
quisout  susceptibles  de  fournir,  avec  profit,  la  matière  qu’elles 
renferment.  Mais,  sous  le  rapport  métallurgique,  pour  qu’un 
corps  puisse  être  regardé  comme  minerai,  il  ne  suffit  pas  qu’il 
contienne  des  métaux , il  faut  en  outre  que  non-seulement 
ces  métaux  y soient  en  assez  forte  proportion  et  dans  un  état 
de  combinaison  qui  permette  de  les  extraire  facilement  et  avec 
avantage,  mais  encore  qu’il  soit  assez  abondamment  répandu 
pour  que  l’exploitation  puisse  s’en  faire  en  grand.  Par  exem- 
ple , il  est  telle  mine  argentifère  ou  aurifère  qu’il  ne  serait  pas 
avantageux  de  traiter,  par  la  raison  que  l’argent  ou  l’or  ne  s’y 
trouve  pas  en  proportion  capable  de  couvrir  les  frais  d’opéra- 
tion; et  telles  autres  espèces  minérales  dans  lesquelleslemétal 
recherche' , quoique  très  abondant,  est  uni  à des  composés 
pour  lesquels  il  a beaucoup  d’affinité  {fer  sulfuré , fer  arse- 
nical, etc.) , qui-  exigeraient  des  préparations  très  longues  et 
laborieuses , en  sorte  que  les  frais  de  manutention  absorbe- 
raient et  au-delà  tous  les  bénéfices. 

Lorsqu’une  substance  contient  plusieurs  métaux  suscep- 
tibles d’être  exploités  avec  avantage,  on  la  considère  comme 
minerai,  par  rapport  à l’un  ou  à l’autre,  et  on  la  désigne  or- 
dinairement par  le  nom  du  plus  abondant  ou  de  celui  qui  lui 
donne  sa  plus  grande  valeur  ; c’est  ainsi  quelag'n/ène  que  l’on 
exploite  pour  être  fondue  ou  soumise  an  procédé  de  coupel- 
lation est  regardée,  .suivant  sa  richesse,  tantôt  comme  minerai 
de  plomb  tenant  argent,  tantôt  comrtie  minerai  d’argent 
plombifèrc. 

Ces  idées  générales  étant  bien  conçues , entrons  maintenant 
dans  les  détails  relatifs  aux  essais  docimasliques. 
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CHAPITRE  PREMIER. 

DES  ESSAIS  DOCIM ASTIQUES.  OU  DE  LA  DOCIMAS1E. 

1042.  Dans  le  langage  métallurgique,  on  entend  par  4e 
nom  d 'essais,  les  moyens  à l’aide  desquels  on  parvient  à 
reconnaître,  dans  un  minerai  quelconque,  non-seulement  la 
présence  et  la  nature  chimique  d’un  métal , mais  encore  sa 
proportion  évaluée  en  poids.  Aussi  ne  doit-on  pas  regarder 
comme  des  essais  toutes  les  expériences  qui  n’amènent  point 
à de  tels  résultats , quoiqu’on  en  puisse  tirer  souvent  des  indi- 
cations fort  utiles , telles  que  les  expériences  qu’on  fait  avec  le 
chalumeau,  la  pierre  de  touche,  etc. 

Les  essais  peuvent  varier  à l’infini  en  raison  des  corps  que 
l’on  traite  et  des  résultats  auxquels  on  veut  arriver , mais  on 
les  range  ordinairement  en  trois  genres  principaux , savoir  : 
i°.  les  essais  mécaniques  ; i°.  les  essais  par  la  voie  sèche  ; 
3°,  les  essais  par  la  voie  humide.  Ce  que  nous  dirons  sur  cet 
important  sujet  sera  emprunté  en  grande  partie  à MM.  Ber- 
thier,  Guényveau,  Laugier,  etc. 

§ Ier.  Des  essais  mécaniques. 

• t 

iojj3.-  On  ne  les  emploie  que  pour  séparer  les  substances 
qui  se  trouvent  mécaniquement  mélangées  dans  les  minerais , 
et  on  les  pratique  par  un  lavage  à la  main,  dans  une  petite 
auge  allongée,  nommée  sel/illç.  On  prend  un  poids  déterminé 
des  matières  à essayer  et  préalablement  pulvérisées  avec  soin  » 


« 


Digitized  by  Google 


ÉLÉMENS 


336 

ou  le  met  dans  cette  sebille  avec  un  peu  d’eau  et  à l’aide  de 
certains  mouvemens  et  de  quelques  précautions  que  la  pra- 
tique seule  peut  faire  connaître , on  parvient  à séparer  assez 
exactement  les  matières  les  plus  légères  des  plus  pesantes, 
c’est-à-dire  les  gangues  terreuses  des  particules  métalliques , 
et  sans  perdre  sensiblement  de  ces  dernières.  On  obtient,  par 
ce  procédé,  un  résidu  plus  ou  moins  pur,  qui  fait  apprécier 
par  sa  qualité  la  richesse  des  matières  employées.  Ce  résidi> 
peut  ensuite  être  soumis  à des  essais  d’un  autre  genre,  qui 
auront  pour  but  d’isoler  le  métal.  - ; 

On  emploie  le  lavage,  comme  essai,  sur  les  minerais  qui 
contiennent  des  particules  métalliques  très  pesantes  et  dont  la 
composition  est  constante  : tels  sont  les  minerais  de  galène 
( plomb  sulfuré)  qu’on  peut  réduire,  à quelques  centièmes  près, 
à du  sulfure  presque  pur , par  un  simple  lavage  exécuté  avec 
soin  ; du  poids  du  résidu  on  conclut  la  richesse  du  minerai  en 
galène  pure , et  par  suite  en  plomb , parce  qu’on  connaît  la 
composition  exacte  du  sulfure  naturel.  Le  sulfure  d’antimoine,  ^ 
les  minerais  d’étain,  dans  lesquels  l’oxide  très  pesant  est  sou- 
vent disséminé  dans  beaucoup  de  gangue  terreuse , les  sables 
aurifères,  etc.,  peuvent  être  soumis  à ce  genre  d’essai.  On 
peut  encore  l’employer  pour  tous  les  minerais  bocardés , et 
ceux  même  qui  sont  déjà  lavés,  lorsqu’on  veut  apprécier  le 
degré  de  pureté  auquel  ils  sont  parvenus. 


§ II.  Des  essais  par  la  voie  sèche. 

1044.  Ceux-ci  ont  poûr  but  de  faire  connaître  la  nature 
et  la  proportion  des  métaux  contenus  dans  un  minerai.  Il  est 
nécessaire,  pour  faire  un  bon  essai , de  savoir  quel  est  le  mé- 
tal que  l’on  veut  retirer,  et  même  en  quelle  quantité  se  trou- 
vent les  substances  étrangères,  à quelques  différences  près 
cependant.  Le  plus  ordinairement  on  ne  veut  obtenir  qu’un 
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seul  métal , excepté  dans  le  cas  de  certains  minerais  argenti- 
fères. On  peut  le  plus  souvent  acquérir  des  données  à cet 
égard  par  l’examen  empirique  des  minerais  que  l’on  doit 
traiter  : mais  on  doit  toujours , pour  plus  de  précaution  , faire 
usage  de  procédés  chimiques  , dont  les  résultats  toutefois 
ne  peuvent  être  regardés  comme  certains  qu’autant  qu’on  les 
a vérifiés  par  une  contre-épreuve. 

Ce  genre  d’essai  est  assez  facile  à pratiquer  ; il  n’exige  que 
fort  peu  d’habitude,  et  ne  demande  que  des  appareils  assez  % 
simples.  Il  consiste  surtout  dans  la  fusion  des  minerais  et  la 
réduction  du  métal  qu’ils  contiennent,  à l’aide  de  divers  corps 
fondans  et  désoxidans,  tels  que  les  fondons  proprement  dits, 
les  flux , le  charbon , etc.  Les  fourneaux  dont  on  se  sert  pour 
opérer  la  fusion  et  la  réduction  des  minerais  sont  assez  nom- 
breux : nous  ne  ferons  que  les  citer.  Ainsi  on  emglpie  tour  à 
tour  les  fourneaux^totoupelle  ou  d’essai,  le  fourneau  de  fu- 
sion, le fourneau  de jïïWon  de  Lavoisier,  le  fourneau  de forge,  etc. 

Les  essais  par  la  voie  sèche,  à cause  de  leur  prompte  exécu- 
tion et  de  l’exactitude  assez  rigoureuse  à laquelle  ils  attei- 
gnent, sont  ceux  que  l’on  emploie  le  plus  fréquemment  dans  les 
usines.  Comme  il  existe  une  grande  analogie  entre  les  phéno- 
mènes qui  se  passent  en  grand  et  ceux  qui  se  présentent  en  pe- 
tit, ces  essais  ont  ce  précieux  avantage,  d’indiquer  les  meilleurs 
procédés  opératoires  à suivre  dans  les  travaux  des  fonderies. 

io45.  Avant  de  terminer  ce  qui  est  relatif  à ce  genre  d’es- 
sais, indiquons  ce  que  l’on  entend,  dans  la  Chimie  docimas- 
tique,  par  le  nom  de  flux,  expression  dont  nous  ferons  par  la 
suite  un  grand  usage,  afin  d’abréger  les  descriptions. 

On  donne  en  général  le  nom  de  flux  à toute  substance  qui 
peut  faciliter  la  fusion  des  mines  d’une  manière  quelconque. 
Sous  ce  rapport,  les  flux  se  confondent  avec  les  fondans  pro- 
prement dits:  mais  ils  en  diffèrent  en  ce  qu’ils  ne  sont  jamais 
préparés  qu’avec  du  nitre  et  du  tartre;  tandis  que  ces  derniers 
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peuvent  être  faits  avec  toutes  les  matières  susceptibles  d’en 
faire  entrer  d’autres  en  fusion , soit  qu’elles  soient  fusibles 
elles-mêmes,  soit  qu’elles  ne  le  deviennent  que  par  leur  mé- 
lange avec  certaines  parties  des  minerais  auxquels  on  les 
ajoute.  On  distingue  particulièrement  deux  espèces  de  flux, 
le  flux  blanc  et  le  flux  noir.  Le  premier  est  le  résultat  de  la 
détonnation  d’un  mélange  de  parties  égales  de  nitrate  de  po- 
tasse .et  de  tartre  brut  (sur-tarlrate  de  potasse  impur);  il  est 
. composé  presque  en  totalité  de  sous-carbonate  de  potasse , 
retenant  presque  toujours  un  peu  de  nitrate  ou  d’hypo-nitrite. 
Il  est  spécialement  employé  pour  faciliter  la  fusion  des  mine- 
rais. Le  flux  noir  ou  réductif  provient  de  la  détonnation  d’un 
mélange  de  deux  parties  de  tartre  et  d’une  partie  de  nitrate 
de  potasse.  Il  ne  diffère  du  précédent  qu’en  ce  qu’il  contient 
du  charbon.  Il  agit  par  son  alcali,  dans  lejyjssais  docimastiques, 
en  favorisant  la  fusion , et  par  son  charHlen  prévenant  l-’oxi- 
dation  de  certains  métaux , ou  bien  en  leur  enlevant  l’oxigène 
auquel  ils  pourraient  être  unis. 

§ III.  Des  essais  par  la  voie  humide. 

1046.  Les  essais  par  la  voie  humide  sont , à l’exception  de 
quelques-uns  assez  simples,  de  véritables  analyses  chimiques; 
aussi  exigent-ils  beaucoup  d’appareils , un  grand  nombre  de 
réactifs , et  surtout  des  mains  très  exercées.  C’est  pour  ces 
raisons  qu’ils  sont  peu  employés  dans  les  fonderies  et  les 
usines.  Cependant  ils  ont  cela  de  plus  avantageux  que  les 
précédons , qu’ils  font  connaître  et  évaluer  des  quantités  très 
minimes  de  substances  nuisibles  qui  altèrent  la  malléabilité 
des  métaux,  qui  leur  communiquent  diverses  qualités  défec- 
tueuses, sur  la  cause  desquelles  on  est  presque  toujours  dans 
l’erreur  ou  dans  l’incertitude.  Nous  ne  détaillerons  pas  ces 
procédés  opératoires,  par  la  raison  qu’il  nous  faudrait  donner 
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les  principes  de  l’analyse  mine'rale  : nous  renvoyons  nos  lec- 
teurs aux  ouvrages  qui  s’en  occupent  particulièrement  ; tels 
sont’  ceux  des  professeurs  Thénard  , Thomson  , etc.  , dans 
lesquels  on  trouvera  tous  les  details  necessaires  à ce  genre 
d’essais.  Nous  n’indiquerons  que  ceux  qui  sont  très  faciles  à 
pratiquer , à mesure  que  nous  ferons  l’application  des  règles 
générales  que  nous  venons  d’esquisser  sur  la  Docimasie , et 
nous  nous  contenterons  d’exposer  ici  les  principales  opérations 
préliminaires  que  l’on  fait  subir  aux  minerais  avant  de  les  sou-  k 
mettre  en  dernier  lieu  à l’analyse. 

1047.  Ces  opérations  qui , au  premier  coup  d’œil , paraissent1 
insignifiantes  et  minutieuses,  sont  cependant  d’une  haute  impor- 
tance pour  la  réussite  des  essaie,  et  ont  une  influence  majeure 
sur  l’exactitude  des  résultats  que  l’on  cherche  à obtenir.  Les 
généralités  que  nous  donnerons  ici  rouleront  principalement  ( 
sur  la  pulvérisation , la  calcination , la  précipitation , et  la  • 
nature  des  divers  réactifs,  qui,  dans  des  mains  habiles,  de- 
viennent d’un  si  puissant  secours. 

i°.  Pulvérisation.  Comme  dans  les  essais  docimastiques , 
on  çpère  toujours  sur  de  très  faibles  quantités  de  matière,  il 
faut  éviter,  autant  que  possible,  les  causes  qui  pourraient  ame- 
ner des  pertes  sensibles;  aussi,  lorsqu’il  s’agit  de  pulvériser 
une  substance,  doit-on  porter  une  attention  extrême  à eu  bien 
recueillir  les  plus  petites  parcelles.  La  pulvérisation  d’un  mi- 
nerai se  fait  dans  un  petit  mortier  d’agate.  On  choisit  un 
mortier  de  cette  nature  à cause  Re  si  dureté , et  parce  que , 
dans  le  cas  où  il  est  légèrement  usé  par  le  corps,  il  n’introduit 
dans  la  poudre  aucunt  substance  étrangère,  si  ce  n’est  toutefois 
un  peu  de  silice  et  d’oxidc  de  fer,  dont  il  est  d’ailleurs  très  facile 
détenir  compte.  11  faut  que  les  poudres  soient  impalpables, 
et  cette  précaution  est  tellement  importante,  que  M.  Ber/.élius 
pousse  le  soin  jusqu’à  n’employer  que  des  poudres  assez  té- 
nues pour  avoir  été  suspendues  dans  l’eau. 
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2°.  Calcination.  On  fait  usage  de  cette  opération  pour  pri- 
ver les  corps  à essayer  de  l’eau  ou  de  l’acide  carbonique  qu’ils 
peuvent  contenir  ; car  autrement  on  n’obtiendrait , la  plupart 
du  temps , que  des  résultats  incertains.  Ces  deux  substances 
peuvent  exister  ensemble  ou  séparément  dans  le  même  mine- 
rai. Pour  constater  leur  présence , on  calcine  danrf  un  petit 
creuset  de  platine  un  poids  connu  de  ce  minerai , et  la  perte 
qu’il  a éprouvée  indique  la  proportion,  des  principes  volatils 
qu’il  renfermait.  Maintenant,  pour  déterminer  la  nature  de 
ces  produits,  on  calcine  un  même  poids  du  minerai  dans  une 
petite  cornue  au  bec  de  laquelle  on  ajuste  un  tube  de  Welter, 
dont  la  boule  est  à moitié  remplie  de  mercure , et  dont  on  fait 
plonger  l’autre  extrémité  au  fond  d’un  flaçon  contenant  une 
certaine  quantité  d’eau  de  chaux.  On  chauffe  graduellement 
la  cornue,  de  manière  à la  porter  jusqu’au  rouge.  Si  le  mine- 
rai ne  contient  que  de  l’eau , on  voit  bientôt  celle-ci  ruisseler 
sur  les  parois  internes  du  tube  ; s’il  ne  contient  au  contraire 
que  de  l’acide  carbonique,  l’eau  de  chaux  se  trouble;  ces 
deux  effets  se  présentent  simultanément  dans  le  cas  où  le  mi- 
nerai renferme  et  de  l’eau  et  de  l’acide  carbonique.  On 
chauffe  la  cornue  jusqu’à  ce  qu’il  ne  se  dégage  plus  aucunes 
vapeurs,  et  que  l’absorption  commencé  à s’effectuer.  Encom- 
parantla  perte  obtenue  par  cette  seconde  calcination  à celle  de  la 
première , et  en  pesant  exactement  le  dépôt  calcaire  ( préala- 
blement desséché  ) , on  a toutes  les  données  nécessaires  pour 
évaluer  la  quantité  d’eau  et  d’acide  carbonique  contenue  dans 
le  minerai. 

Lorsque  l’on  veut  connaître  le  poid%,  à l’état  sec,  d’une 
substance  recueillie  sur  un  filtre , il  faut , après  l’avoir  séparée 
avec  soin  du  filtre,  la  calciner,  dans  un  petit  creuset  de  platine  , 
et  brûler  ensuite  isolément  lé  filtre  dans  un  creuset  de  même 
nature;  ou  pèse  alors  la  substance  calcinée,  et  l’on  ajoute  à 
son  poids  celui  du  résidu  du  filtre,  en  en  défalquant  le  tiers 
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d’un  centigramme , parce  que  l’on  sait  par  expérience  que  trois 
filtres  d’un  pouce  et  demi  de  longueur  ne  donnent  qu’un  cen- 
tigramme de  cendres.  Cette  manière  de  procéder  est  bien  pré- 
férable à celle  qui  consiste  à gratter  d’abord  le  filtre  avec  un 
couteau  d’ivoire,  puis  à le  peser  comparativement  à un  autre 
filtre  de  même  poids , ou  bien  à peser  le  filtre  avant  et  après 
l’opération  et  à la  même  température.  Cependant , quand  la 
substance  recueillie  sur  un  filtre  est  susceptible  de  se  volatili- 
ser ou  de  s'enflammer  par  la  chaleur,  on  est  obligé  de  se  con- 
tenter de  ces  derniers  moyens  pour  arriver  à la  connaissance 
de  son  poids  absolu. 

3°.  On  donne,  en  Chimie , le  nom  de  précipitation  à la  for- 
mation d’un  dépôt  au  sein  d’une  liqueur  quelconque , celui 
de  précipitant  au  réactif  dont  on  se  sert  pour  opérer  un  tel 
phénomène  , et  enfin  celui  de  précipité  à la  matière  insoluble 
qui  constitue  le  dépôt.  Il  est  très  important,  en  Docimasie 
comme  en  Chimie,  d’agir  de  telle  manière  que  la  précipitation 
d’une  substance  insoluble  soit  complète , et  qu’il  n’en  reste 
aucune  trace  dans  la  liqueur,  soit  par  manque  du  précipitant , 
soit  par  son  excès  ;.car  il  est  très  fréquent  qu’un  réactif,  après 
avoir  opéré  la  précipitation  d’une  substance  , la  redissolve 
lorsqu’il  est  ajouté  ch  excès.  Il  faut  avoir  le  soin  de  laisser  le 
dépôt  se  réunir  avant  de  le  séparer  de  la  liqueur  d’où  il  s’est 
précipité , puis  le  jeter  sur  un  filtre,  et  le  laver  à l’eau  chaude 
à plusieurs  reprises , c’est-à-dire  jusqu’à  ce  que  la  dernière 
eau  de  lavage  n’entraîne  plus  rien  en  solution , ce  que  l’on 
reconnaît  à l’aide  de  réactifs  appropriés.  On  fait  ensuite  dessé- 
cher lô  précipité  avec  précaution , et  l’on  en  prend  le  poids  , 
comme  nous  venons  de  le  dire  plus  haut  (20.). 

4°.  Réactifs.  On  comprend  généralement  sous  le  nom  de 
réactifs  tous  les  composés  chimiques  qui  servent  à décéler  la 
présence  des  corps , à l’aide  de  certaines  altérations  qu’ils  leur 
" font  subir,  soit  qu’ils  participent  eux-mêmes  à cette  altéra- 
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tion,  soit  qu’ils  y restent  étrangers.  On  emploie  ordinaire- 
ment ces  reactifs  en  dissolution  dans  un  liquide  approprié  , et 
l’eau  distillée  est  presque  toujours  celui  dont  on  fait  usage. 
D’après  l’acception  donnée  au  mot  réactif , on  voit  qu’il  n’est 
presque  aucun  composé  chimique  qui  ne  puisse  être  considéré 
comme  tel;  aussi  la  liste  des  réactifs  est-elle  nombreuse.  Nous 
ne  pouvons  les  énumérer  tous,  ni  même  indiquer  le  genre  de 
corps  que  chacun  est  destiné  jx  faire  connaître.  Notre  objet  en 
ce  moment  est  d’exposer,  d’une  manière  générale , la  manière 
dont  ils  se  comportent  le  plus  habituellement , et  les  usages 
auxquels  on  peut  les  appliquer  eu  Docimasie. 

« On  peut  eu  faire  trois  genres , dit  M.  Laugier  ( art.  Doci- 
masie du  Dict.  technologique),  selon  le  but  que  l’on  se 
propose  en  les  employant , savoir  : de  diviser,,  de  dissoudre 
ou  de  précipiter. 

» Ceux  du  premier  genre , tels  que  la  potasse , la  soude , les 
sous-carbonates  de  ces  bases,  le  carbonate  et  le  nitrate  de 
baryte,  l’oxide  de  plomb,  le  sons-borate  de  soude,  le  sulfate 
acide  de  soude,  ne  sont  employés,  dans  certains  cas,  que 
pour  diviser  la  mine  soumise  à l’essai,  et  faciliter  ainsi  l’action 
des  dissolvons  avec  lesquels  on  doit  ensuite  les  mettre  en  con- 
tact. 

» On  emploie  les  seconds  à dissoudre  les  élémens  disgrégés. 
On  fait  plus  ordinairement  usage  des  acides,  et  l’on  préfère 
les  plus  puissans,  tels  que  les  acides  sulfurique,  hydrochlo— 
rique  et  nitrique.  Le  plus  souvent  néanmoins  on  les  prend  dé- 
layés de  manière  à ce  que  le  poids  spécifique  du  premier  Soit 
au-dessoùs  de  i,3oo;  celui  du  second  , au-dessous  de  t, ioo  ; 
et  celui  du  troisième,  au-dessous  de  i,5oo.  Cette  précaution 
est  utile  pour  empêcher  une  action  trop  énergique  et  une  ef- 
fervescence trop  vive,  d’où  pourrait  résulter  la  perte  d’une 
portion  du  mélange.  11  est  cependant  des  cas  oit  l’on  fait  agir 
ces  acides  à l’état  de  concentration , surtout  l’acide  sulfurique  , 
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qui  n’attaque  les  métaux  purs  ou  naitifs  que  lorsqi 
centre'  et  aide'  d’une  assez  grande  chaleur  ; par  exemple,  en—  •> 

core , l’acide  nitrique  concentré  ne  dissout  pas  sensiblement 
le  tritoxide  de  fer,  qu’au  contraire  l’acide  hydrochlorique  con- 
centré dissout  mieux  que  lorsqu’il  est  étendu  d’eau. 

» Les  réactifs  formant  le  troisième  genre  sont  plus  nom- 
breux que  les  précédens  : la  potassé  et  la  soude  liquides, 
l’ammoniaque,  les  sous -carbonates  de  ces  trois  bases,  les 
eaux  de  chaux  et  de  baryte,  le  chlore,  les  teintures  aqueuse  , 
et  alcoolique  de  noix  de  galle , les  hydrochlorates  de  soude , 
de  baryte  et  de  chaux  , les  nitrates  de  baryté,  de  chaux  , d’ar- 
gent, de  plomb  et  de  mercure,  l’acide  oxalique , ,1’oxalate 
d’ammoniaque,  le  phosphate  de  soude,  l’acide  tartrique,  le 
chromate  de  potasse,  l’hydrocyanate  cyanure'  de  potasse,  le 
succinate  d'ammoniaque , etc.  Chacun  d’eux  a sa  destination 

particulière •>.  ( Voy.  notre  tableau  placé  à la  fin  de  ce 

chapitre.) 

« II  est  inutile  de  faire  remarquer  que  tous  ces  réactifs  doi- 
vent être  purifiés  avec  le  plus  grand  soin.  Sans  cette  précau- 
tion indispensable,  on  introduirait  dans  la  substance  à exa- 
ininér  des  corps  étrangers  que  l’on  aurait  le  tort  dé  lui  attri- 
buer. » 

Nous  bornons  ici  ces  généralités  relatives  à l’essai  des  mine- 
rais par  la  voie  humide;  nous  les  développerons  d’une  ma- 
nière plus  précise  , à mesure  que  nous  traiterons  en  particulier 
des  essais  doci.mastiques  des  principales  mines  métallifères. 

C’est  à quoi  nous  allons  procéder  maintenant , en  commençant 
par  celles  qui  sont  les  plus  importantes,  et  sur  lesquelles  d’ail- 
leurs nous  nous  appesantirons  en  raison  de  l’intérêt  qu’elles 
présentent  au  métallurgiste. 
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Essais  des  minerais  de  fer. 

1 048.  Avant  de  procéder  à l’essai  d’un  minerai  de  fer , oïl 
doit  d’abord  constater  sa  natiire  ; mais  comme  les  minerais 
exploitables  sont  toujours  des  oxides  purs  ou  hydratés  et  des 
carbonates  , il  faudra  préalablement  les  calciner , afin  de 
chasser  l’eau  et  l’acide  carbonique , en  ayant  soin  toutefois 
d’en  grandie  le  poids.  On  réduit  ensuite  en  poudre  très  fine 
le  produit ‘de  la  calcination,  et  on  le  mêle  avec  un  fondant. 

La  nature  du  fondant  varie  suivant  la  composition  du  mi- 
nerai et  les  matières  étrangères  qu’il  peut  contenir  à l’état  de 
mélange'.  Lorsqu’il  renferme  des  matières  calcaires , on  se 
sert  d’argile , et  même  de  marne  , tandis  qu’on  fait  usage  de 
pierre  calcaire  lorsque  sa  gangue  est  de  nature  siliceuse.  Dans 
tous  les  cas , on  ajoute  à ces  fondans  une  certaine  quantité  de 
borax , de  chaux  fluatée , et  quelquefois  de  verre  ordinaire , 
dans  des  proportions  variables.  Le  borax  pur  est  celui  qu’on 
emploie  avec  le  plus  d’avantage  ; mais  il  faut  qu’il  soit  d’abord 
fondu  dans  un  creuset , afin  de  chasser  l’eau  qu’il  contient 
et  d’éviter  les  boursoufflemens , qui  empêcheraient  la  réunion 
complète  des  particules  métalliques. 

Un  des  grands  avantagés  des  fondans  terreux , employés 
seuls,  est  de  donner  de  suite  des  indices  sur  ceux  dont  on 
devra  se  servir  dans  le  traitement  des  hauts  fourneaux. 

Pour  procéder  à l’essai , il  est  nécessaire  de  faire  un  mélange 
convenable  de  minerai  et  de  fondant , dont  on  fait  une  pâte , 
avec  une  suffisante  quantité  d’huile , et  de  porter  ensuite  ce 
mélange  à une  température  assez  élevée  pour  fondre  les  ma- 
tières étrangères  et  réduire  le  métal.  La  quantité  de  fondant 
varie  depuis  le  quart  du  poids  du  minerai  jusqu’à  parties 
égales.  On  place  le  mélange  au  milieu  de  la  brasque  bien 
battue  d’un  creuset  réfractaire,  on  recouvre  le  tout  de  poussier 
de  charbon , . et  l’on  dispose  le  creuset  dans  une  forge  ali— 
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mentée  par  de  bons  soufflets  ou  dans  un  fourneau  à vent.  On  V 
commence  à donner  le  vent  trois  quarts  d’heure  seulement 
après  avril  r commence  l’opération , afin  de  donner  le  temps  à 
la  brasque  de  sécher  et  au  minerai  de  se  désoxider  avant  de 
fondre.  On  donne  de  plus  en  plus  le  vent , de  manière  à em- 
ployer au  bout  d’une  heure  toute  la  force  du  soufflet , et  on 
soutient  l’intensité  de  ce  feu.pendant  douze  à quinze  minutes. 

On  retire  alors  le  creuset  du  feu , on  sépare  le  culot , on  lave 
la  brasque , afin  d’en  détacher  quelques  parcelles  de  fer,  qui 
s’y  trouvent  interposées  ; on  enlève , à l’aide  d’un  barreau  ai- 
manté , les  particules  les*  plus  fines  qui  pourraient  avoir  été 
entraînées  par  le  lavage , et , après  avoir  réuni  tout  le  métal , 
on  en  prend  le  poids.  <1 . 

Comme  on  peut  opérer  sur'  plusieurs  creusets  en  même 
temps,  il  faut,  autant. que  possible,  dans  ces  essais  comme 
dans  ceux  dont  nous  nous  occuperons  par  la  suite,  ne  conclure 
la  richesse  du4hmerai  que  l’on  essaiè  que  sur  la  moyenne 
des  produits  obUnus  dans  ces  divers  essais.  . , * *■ 

Comme  les  essais  donnent  toujours  de  la  fonte  grise,  on  ne 
peut  en  conclure  la  qualité  du  fer  qu’on  obtiendrait  en  grand.-.  ' * 

i o4g.  L’essai  par  la  voie  humide  sert  principalement  k faire  '' 
connaître  la  quantité  de  phosphate  de  fer  contenue  dans  les 
minerais;  car  l’essai  précédent , par  la  voie  sèche,  ne  peut  en 
indiquer  la  présence  qu’autant  qu’il  est  en  assez  grande  proJ- 
portlon  pour  rendre  le  culot  de  fonte  obtenu  cassant  à 
froid.  Il  est  très  important  de  reconnaître  le  phosphore  dans 
les  minerais  de  fer,  parce  qu’en  général  il  donne  de  très  ‘ 
mauvaises  qualités  aux  fontes,  et  qu’il  les  rend  cassantes  à 
froid. 

Pour  constater  la  présence  de  l’acide  phosphorique  dans  un 
minerai  quelconque  de  fer , et  évaluer  sa  quantité , il  faut 
convertir  le  fer  en  fohte,  comme  il  a été  dit  ci-dessus,  et 
traiter  le  culot  obtenu  par  de  l’acide  sulfurique  étendu  et 
Tome  II.  * a5 
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bouillant.  On  obtiendra  ainsi  une  solution  et  un  résidu  bru- 
nâtre, principalement  formé  de  phosphure  de  fer  : on  le  sépa- 
rera de  la  liqueur  par  le  filtre.  . 

I.  Ce  résidu  sera  traité  à chaud  par  l’acide  nitrique.  On 
versera  dans  la  solution  du  nitrate  de  plomb  ; il  se  fera  un 
précipité  de  phosphate  de  plomb , qu’on  lavera.  Après  l’avoir 
pesé , on  le  fera  bouillir  avec  de  l’acide  sulfurique  étendu  : il 
en  résultera  de  l’acide  phospliorique  soluble  dans  l’eau  et  du 
protosulfate  de  plomb , dont  la  quantité  de  l’oxide  (donnée 
par  la  composition  du  sel)  fera  connaître  celle  de  l’acide  phos- 
phorique  auquel  il  était  uni  primitivement. 

II.  La  solution  sulfurique  contient  le  fer  à l’état  de  sulfate 

acide  : on  apprécie  sa  proportion  en  précipitant  par  Un  sous- 
carbonate  alcalin , et  calcinant  le  précipité;  le  poids  de  l’oxide 
donne  la  quantité  de  fer.  « 

Essais  des  minerais  de  cuiviw^ 

io5o.  L’essai  des  minerais  de  cuivre  classez  long.  On 
doit  d’abord  traiter  au  chalumeau  le  minerai  que  l’on  veut 
essayer.  Si  cette  première  opération  indique  la  présence  du 
soufre  et  'celle  de  l’arsenic , après  avoir  pulvérisé  la  mine , 
on  la  mêle  avec  parties  égales  de  sciure, de  bois,  et  l’on  fait 
du  tout  une  pâte  avec  une  suffisante  quantité  d’huile  ; on  in- 
troduit cette  pâte  dans  un  creuset  ordinaire , et  l’on  chauffe 
jusqu’à  ce  qu’il  nç  se  dégage  plus  de  vapeurs.  A ce  premier 
grillage  on  en  fait  succéder  un  second..  Après  avpir  pulvérisé 
le  produit  ainsi  grillé , on  le  place  dans  un  test , et  l’on  cal- 
cine en  remuant , jusqu’à  ce  que  le  reste  du  soufre  et  du 
charbon  soit  brûlé.  Il  faut  éviter  que  la  matière  ne  s’agglo- 
mère par  un  commencement  de  fusion  ; le  feu  ne  doit  jamais 
être  assez  fort  pour  la  faire  entrer  dans  cet  état.  Lorsque  l’é- 
preuve du  chalumeau  n’indique  dans  le'  minerai  ni  soufre  ni 
arsenic , le  premier  de  ces  grillages  devient  inutile. 
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Dans  l’un  ou  l’autre  cas,  on.  prend  une  partie  de  produit 
grille',  une  demi-partie  de  borax  vitrifie'  et  pulvérisé,  un  dou- 
zième de  noir  de  fumée  ; on  ajoute  assez  d’huile  pour  en  for- 
mer une  boule,  qu’on  place  dans  un  creuset  dont  on  Iule  le 
couvercle.  On  chauffe  graduellement  jusqu’au  rouge  blanc  , et 
l’on  maintient  cette  température  pendant'une  petite  demi- 
heure.  On  obtient  un  bouton  de  cuivre , qtfc’il  est  indispen- 
sable de  soumettre  à la  coupellation  pour  reconnaître  s’il  ne 
contient  pas  d’or  ou  d’argent. 

Avant  d<#comtnencer  ces  essais  , il  faut  s’assurer > si  le  v 
minerai  est  identique  dans  toutes  ses  parties  ; et  dans  le  cas  > ' ! 1 , 'A 
contraire,  en  réunir  les  diverses  parties  hétérogènes,  de  nia—  ' 

nière  à obtenir  des  échantillons  d’essais,  qui  présentent  Je  plus 
d’analogie  possible  avec  la  masse  entière  que  l’on  doit  ex- 
ploiter en  grand. 

Comme  les  minerais  de  cuivre  renferment  toujours  du  fer, 
et  souvent  d’autres  métaux  , tels  que  l’arsenic , l’anthnofne  , 
le  zinc,  etc. , il  s’ensuit  que  le  culot  de  cuivre  obtenu  dans 
l’essai  contient  plus  ou  moins  de  fer,  qui  a été  réduit  dans 
l’opération  ; en  sorte  qu’on  ne  peut  calculer  la  quantité  de 
cuivre  existant  dans  la  mine , du  poids  du  culot.  On  reconnaît 
facilement  l’alliage  de  fer  à la  couleur  que  présente  le  cuivre 
dans  sa  cassure,  et  au  manque  de  malléabilité.  Il  faut  donc 
purifier  ce  cuivre,  afin  d’en  constater  la  proportion  exacte. 

Pour  cela , on  place  le  culot  dans  une  coupelle , qu’on  dis- 
pose sous  la  moufle  d’un  fourneau  d’essai , pour  lui  faire 
éprouver  une  très  forte  chaleur;  on  laisse  un  libre  accès  à 
l’air , qui  doit  donner  à la  superficie  du  métal  fondu  un  petit 
mouvement  d’ondulation.  On  chauffe  jusqu’à  ce  que  la  masse 
ne  présente  plus  aucune  de  ces  variations  de  couleur,  qu’on  y 
remarquait  auparavant.  A cette  époque , on  donne  un  dernier 
coup  de  feu  encore  plus  fort  pendant  un  instant,  et  on  retire 
brusquement  la  coupelle,  qu’on  plonge  aussitôt  dans  l’eau. 
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Lorsqu’on  voit  que  le  culot  de  cuivre,  après  qu’il  a été  ex- 
posé  pendant  quelque  temps  à la  chaleur  blanche , ne  se  fond 
pas,  ou  qu’étant  fondu,  il  ne  s’affine  pas , on  y ajoute  , pour, 
déterminer  l’affinage , i , 2 ou  3 fois  le  décuple  du  poids  to- 
tal de  plomb  non  argentifère,  et  l’affinage  commence  tout 
de  suite. 

Pour  calculer  d’après  cela  le  poids  du  cuivre  donné  par  l’es- 
sai, il  faut,  lorsqu’on  n’a  pas  mis  de  plomb,  ajouter  au 
poids  du  bouton  de  cuivre  affiné  ^ de  la  perte  qui  a eu  lieu 
dans  l’opération  ; mais  lorsqu’on  fait  usage  du  p^jmb , il  faut 
en  outre  compter  une  perte  en  cuivre  d’une  livre  par  chaque 
dixième  de  plomb  ajouté.  Quoi  qu’il  en  soit , on  n’arrive  ja- 
mais à des  résultats  rigoureux  en  faisant  usage  de  l’essai  par 
la  voie  sèche , et  il  est  très  difficile  d’obtenir  d’un  même  mi- 
nerai , et  par  des  opérations  répétées , des  produits  parfaite- 
ment identiques. 

io5i.  L’oxide  de  cuivre  ayant  la  propriété  de  se  dissoudre 
facilement  dans  l’ammoniaque , on  la  met  à profit  dans  l’essai 
, des  minerais  de  cuivre  par  la  voie  humide.  On  traite  ceux-ci 
par  l’acide  nitrique , et  on  précipite  par  l’ammoniaque  en  ex- 
cès , qui  dissout  l’oxide  de  cuivre  sans  toucher  à celui  de  fer  ; 
on  sature  alors  la  dissolution  ammoniaco-cuivreuse  filtrée  par 
, un  acide , et  on  précipite  le  cuivre  à l’état  métallique  à l’aide 
d’une  lame  de  fer  bien  décapée.  Si  le  minerai  ne  contient  au- 
cun autre  métal  que  le  cuivre , susceptible  d’être  précipité  par 
le  fer,  on  peut  se  dispenser  de  dissoudre  l’oxide  de  cuivre  dans 
l’ammoniaque , et  le  précipiter  immédiatement  par  le  fer  de  sa 
dissolution  nitrique.  Quand  on  agit  sur  des  minerais  sulfurés , 
il  faut  les  griller  complètement  avant  de  les  soumettre  à la 
dissolution  ; sans  cela  , on  n’arriverait  jamais  à des  résultats 
exacts. 
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Essais  des  minerais  de  plomb. 


io52.  Parmi  les  minerais  de  plomb  que  J’on  rencontre  daus 
la  nature  , la  galène  et  le  carbonate  sont  les  seuls  que  l’on  ex- 
ploite dans  les  usines;  encore,  pour  la  première  de  ces  esj-.  jyr 
pèces,  n’est -ce  pas  dans  l’intention  d’en  obtenir  le  plomb* 
immédiatement , mais  bien  d’en  extraire  l’argent , qu’elle 
contient  toujours  en  quantité  variable.  Quoi  qu’il  en  soit , 
pour  les  analyser,  on  suit  des  procédés  très  différens.  Nous 
ne  décrirons  que  les  essais  qui  nous  paraissent  les  plus  sim- 
ples et  les  plus  expéditifs. 

I.  Lorsque  la  galène  est  très  pure,  c’est-à-dire  privée  en- 
tièrement de  sa  gangue , le  procédé  le  plus  facile , et  en 
même  temps  le  plus  exact , consiste  à la  fondre  avec  de  la 
limaille  de  fer.  Pour  cela,  on  ajoute  au  minerai  de  20  à 25 


pour  cent  de  limaille  bien  pure , avec  un  peu  de  borax  vitri- 
fié; on  introduit  le  tout  dans  un  creuset  brasque  , et  on 
chauffe  fortement  sous  une  moufle.  On  ne  tarde  pas  à ob-. 
tenir  un  culot  de  plomb  exempt  de  toute  espèce  de  scorie. 
Cet  essai  donne  jusqu’à  82  de  plomb  pour  cent  de  galène. 

Si  la  galène  avait  été  purifiée  par  le  lavage , de  telle  sorte 
qu’elle  ne  retînt  plus  aucune  portion  de  blende  et  de  pyrite 
martiale , ce  qui  est  assez  rare , il  serait  inutile  de  la  sou- 
mettre à l’essai  précédent,  puisque  sa  composition  est  cons- 
tante, et  qu’on  sait  qu’elle  contient  toujours  86,55  pour  cent 
de  plomb  métallique. 

Dans  plusieurs  usines , au  lieu  de  l’essai  par  le  fer,  on  grille 
les  minerais  dans  un  test,  de  manière  à volatiliser  autant  que 
possible  le  soufre , et  à n’avoir  plus  guère  que  de  l’oxide  de 
plomb  mêlé  dans  la  gangue  ; on  a soin  seulement , pendant  le 
grillage , d’ajouter  de  temps  en  temps  un  peu  de  poussière  de 
charbon , afin  de  ramener  à l’état  de  sulfure  le  sulfate  de. 
plomb , qui  se  forme  toujours  J et  de  ne  pas  élever  assez  la. 


3gp  ' S ' « ÉLÉMENS 

^température  pour  fondre  la  matière  ; car  saçs  ces  précau- 
tions , l’essai  ne  donnerait  que  des  résultats  inexacts.  Quant 
- à l’çxide  obtenu,  on  le  fond  à la  manière  ordinaire,  après 
.1“^  avec  Quatre  parties  de  potasse  blanche  et  sèche 
^ quart  de  partie  de  charbon  pulvérisé.  On  n’obtient  ja- 

^ ^jjhàîs  plus  de  0,70  à 0,72  de  plomb  par  ce  procédé,  et  la  quau- 
■ à tite  est  d’autant  moins  grande  qu’il  y a plus  de  gangue. 

Lorsque  la  galène  contient  assez  d’argent  pour  qu’on  puisse 
la  considérer  comme  mine  d’argent,  alors  on  suit  un  autre 
procédé  d’essai.  Nous  le  ferons  connaître  en  parlant  des  essais 
des  minerais  d’argent.  ‘ . , 

II.  Lorsqu’on  veut  faire  l’essai  par  la  voie  sèche  du  mine- 
rai de  plomb  carbonate'  ou  des  oxides  de  plomb,  on  mêle 
ceux-ci  avec  un  peu  de  poussière  de  charbon , de  colophane  , 
de  verre  de  borax  et  chaux  fluatée  , suivant  les  quantités 
approximatives  de  gangue.  On  fond  le  mélange  dans  un  creu- 
set ordinaire , que  l’on  dispose  dans  un  fourneau  à vent  ; et 
au  bout  d’un  temps  < > ès  court , même  en  employant  une  cha- 
leur modérée , on  obtient  un  culot  de  plomb. 

io53.  L’essai  par  la  voie  humide  des  minerais  de  plomb  et 
des  produits  des  fonderies  donne  des  résultats  aussi  précis 
que  l’essai  par  la  voie  sèche,  et  est  d’une  exécution  tout 
aussi  simple.  Il  consiste  à ramener  d’abord  tous  les  mine- 
rais de  plomb  à l’état  d’oxides  par  le  grillage , pratiqué 
d’ailleurs  comme  ci  - dessus,  à dissoudre  les  oxides  de 
plomb  dans  l’acide  nitrique  un  peu  étendu , à étendre  la 
dissolution  , et  à précipiter  par  le  sulfate  de  soude.  Le  poids 
du  sulfate  de  plomb  formé  donne  celui  du  plomb  métallique, 
puisque  ce  sel  contient  68,2g  de  plomb  sur  100.  La  mtyuc 
dissolution  pourrait  aussi  servir  à faire  connaître  la  quantité 
d’argent  contenue  dans  le  minerai  essayé  : il  faudrait  alors  y 
verser  une  dissolution  d’hydrochlorate  de  soude,  recueillir  . 
sur  un  filtre  le  chlorure  d’argent  qui  se  serait  déposé  et  le  faire 
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bouillir  avec  son  poids  de  potasse  à la  cliaux  : l’argeutse  pré-^ 
eipite  au.fond  du  vase  recouvert  par  l'excès  de  potasse  et  le 
chlorure  de  potassium  formé.  Il  ne  s’agit  plus  que  de  le  laver 
et  de  le  faire  sécher.  Mais  on  n’emploie  ce  procédé  d’analyse 
qu’autant  que  l’argent  est  en  quantité  assez  notable  dans  le 
tninerai.  . .,  . 

La  galène,  outre  l’argent,  contient  quelquefois  aussi  de 
•l’antimoine  et  du  zinc,  et  presque  toujours  du  fer  et  du 
cuivre.  Quant  à ces  trois  derniers  métaux,  il  est  inutile  de  s’en 
inquiéter  dans  l’essai  par  la  voie  humide,  puisqu’ils  sont  so- 
lubles dans  l’acide  nitrique  et  ne  sont  point  précipités  par  le 
sulfate  de  soude.  Quanta  l’antimoine  (dont  une  grande  partiv 
s’est  volatilisée  à l’état  d’oxide  lors  du  grillage  de  la  matière), 
il  est  tout  entier  transformé  en  acide  antimonieux  insoluble, 
et  il  n’en  reste  aucune  trace  dans  la  dissolution. 

Essais  des  minerais  d’étain. 

• • • / 

► . . v - . ; 

• io54-  L’étain  oxide'  étant  la  seule  espèce  qui  soit  exploitée, 

nous  ne  nous  occuperons  que  de  ce  minerai  dans  les  détails  où 

nous  allons  entrer.  Comme  il  jouit  d’une  grande  densité,  on 

peut  appliquer  le  lavage  comme  procédé  d’essai  aux  roches  et 

aux  sables  qui  le  renferment , et  lorsque  l’opération  a été  bien 

faite , on  peut  se  dispenser  d’avoir  recours  aux  essais  chimiques, 

puisque  la  composition  de  l’étain  oxidé  est  constante , et  qu’il 

contient  78,67  d’étain  métallique. 

L’essai  par  la  voie  sèche  est  simple , et  d’une  exécution  fa- 
cile; seulement  il  demande  pour  sa  réussite  complète  une 
température  aussi,  élevée  que  celle  des  essais  de  fer.  Ayant 
réduit  une  portion  de  la  mine  en  poudre  fine,  on  l’introduit 
dans  un  creuset  ou  sous  une  moufle , et  on  l’expose  au  rouge 
. obscur  , pour  en  dégager  le  soufre  ou  l’arsenic , lorsque 
ces  deux  substances  y sont  contenues.  Alors  on  ajoute  au 
résidu  trois  quarts  de  partie  de  verre  de  borax,  un  quart  de 
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^partie  de  chaux  vive  et  de  la  poussière  de  charbon  en  quantité 
suffisante;  on  mêle  bien  le  tout,  et  on  le  chauffe  dans  un 
fourneau  d'essai,  jusqu’à  ce  que  les  scories  formées  soient 
transparentes  et  sans  mélange  de  grains  métalliques.  L’essai 
aura  été  bien  fait  si  le  culot  d’étain  obtenu  est  bien  homo- 
gène et  malléable.  On  préfère  maintenant  le  verre  de  borax 
au  flux  noir,  dont  on  faisait  jadis  usage  pour  l’essai  de  ce  mi- 
nerai, parce  que  la  potasse  contenue  dans  le  flux  dissolvait' 
une  trop  grande  quantité  d’oxide  d’étain,  et  qu’il  y avait 
constamment  une  perte  sensible  sur  le  métal. 

io54  bis.  L’essai  ou  l’analyse  des  mines  d’étain  par  la  voie 
humide  s’effectue  de  la  manière  suivante,  d'après  le  procédé 
donné  par  Klaproth  : on  prend  une  partie  de  la  mine  réduite 
en  poudre  très  fine,  et  six  parties  de  potasse  caustique,  on 
calcine  le  mélange  jusqu’au  rouge  dans  un  creuset  d’argent, 
pendant  une  demi-heure  environ;  on  traite  la  masse  par 
l’eau  bouillante , et  le  résidu  insoluble  est  calciné  de  nouveau  . 
avec  la  potasse , puis  dissous  dans  l’eau.  La  petite  portion  de 
résidu  qui  a échappé  à ce  second  traitement  est  alors  dis- 
soute dans  de  l’acide  hydrochlorique  ; elle  consiste  principa- 
lement en  oxide  de  fer,  et  elle  retient  toujours  un  peu  d’étain. 
Pour  séparer  celui-ci , on  plonge  dans  la  solution  acide  un  cy- 
lindre de  zinc";  on  recueille  exactement  le  précipité  métallique 
qui  se  forme  ; on  filtre , et  en  versant  un  hydrocyanate  alcalin , 
il  se  produit  un  précipité  bleu  dont  le  poids  indique  la  quan- 
tité de  fer  existante  dans  le  minerai.  Alors  on  prend  les  dis- 
solutions alcalines  préparées  en  premier  lieu , et  on  les  sur- 
sature d’acide  hydrochlorique;  on  évapore  presque  à siccité, 
et  en  dissolvant  la  masse  dans  l’eàu  bouillante,  on  sépare  la 
silice  ; on  sature  la  dissolution  hydrochlorique  de  carbonate 
dé  potasse.  Si  l’on  obtient  un  précipité  blanc,  on  peut  le  ré-  * 
eluire  de  suite , au  moyen  d’un  peu  de  verre  de  borax  et  de 
charbon , comme  il  a été  dit  ci-dessus  : mais  si  le  précipité  a 
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l’apparence  d’un  vert  sale , il  contient  probal  dément  du  cuivre. 
C’est  pour  recueillir  ce  dernier  métal  qu’on  redissout  le  pré- 
cipité dans  l’acide  hydrochlorique , et  que  l’on  plonge  dans 
sa  dissolution  un  cylindre  d’étain  d’un  poids  connu:  le  cuivre 
se  précipite  peu  de  temps  après.  Ce  dernier  métal  séparé,  lavé, 
et  les  liquides  étant  réunis , on  y plonge  une  lame  de  zinc  qui 
en  sépare  l’étain  à l’état  métallique  ; on  dessèche  celui-ci  et  on 
le  fond  : alors,  par  la  déduction  de  l’étain  dissous  du  cylindre 
d’étain  employé  précédemment,  on  aura  la  quantité  de  métal 
contenue  dans  le  minerai  soumis  à l’essai. 

Si  le  minerai  examiné  ne  contenait  que  de  l’oxide  d’étain , 
on  obtiendrait  une  perte  assez  considciable  dans  le  poids  du 
produit , perte  qu’on  doit  nécessairement  attribuer  au  déga- 
gement de  l’oxigène.  Cette  quantité  peut  s’élever  jusqu’à  27 
pour  cent  environ  ; dans  ce  cas  cependant  on  ne  se  contente 
pas  d’une  seule  analyse,  on  doit  en  faire  ordinairement  deux 
pour  être  plus  sûr  des  résultats. 

Essais  des  minerais  d’argent. 

. * . ’ ' / 

io54  ter.  Le  plomb  ayant  une  très  grande  affinité  pour 
l’argent , donne  un  moyen  facile  d’essayer  par  la  voie  sèche  les 
minerais  de  ce  dernier  métal.  Si  le  minerai  contiçijt  du  soufre , 
on  commence  par  le  griller  ; s’il  renferme  beaucoup  de  gangue , 
il -suffit  de  le  pulvériser.  Dans  le  premier  cas,  on  fond  le  pro- 
duit grillé  avec  huit  parties  de  plomb , le  plus,  pur  possible  ; 
on  agite  le  mélange  fondu , et  on  le  coule.  Dans  le  second  cas , 
au  lieu  de  plomb,  on  emploie  de  la  litharge  en  proportion  plus 
grande  que  lorsqu’on  fait  usage  du  plomb  pur.  La  litharge  a 
lfi  propriété  de  vitrifier  les  matières  terreuses , et  de  donner  en 
même  ternes  une  certaine  quantité  de  plomb  métallique,  qui 
entraîne  ^argent.  Cçs  diverses  opérations  se  font  sous  la  moufle 
dlun  fourneau  d’essai.  Leur  produit  est,  comme  ou  le  .voit, 
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du  plomb  argentifère,  dont  la  coupellation  indique  la  ri-  • 
chesse.  ■>' 

Quand  on  vent  essayer  pour  l’argent  des  minerais  qui  con- 
tiennent déjà  du  plomb,  on  ajoute  au  Schfich  bien  pulvérise' 
quatre  parties  de  potasse  blanche  et  calcinée  ; on  place  le  tout 
dans  un  petit  creuset  de  terre  ; on  recouvre  de  sel  commun , 
et  on  dispose  le  creuset  sous  la  moulle  d’.un  fourneau  de  cou- 
pelle, qu’on  chauffe  fortement  pendant  deux  heures  environ, 
jtu  bout  de  ce  temps  on  laisse  refroidir  l’appareil,  on  casse  le 
creuset  avec  précaution , on  nettoie  le  culot  de  plomb  argen- 
tifère, et  il  ne  reste  plus  qu’à  chercher  la  teneur  en  argent, 
çe  qui  a lieu  à l’aide  de  coupelles  formées  avec  la  terre  d’os 
calcinés , suivant  le  procédé  de  coupellation  que  nous  allons 
décrire.  •* 

i o55.  La  coupellation  est  fondée  sur  la  propriété  que  pré- 
sentent les  coupelles  de  laisser  écouler  les  oxides  fondus, 
comme  un  tamis  très  serré,  et  d’être  imperméables  aux  mé- 
taux , de  sorte*que  ceux-ci  restent  à leur  surface , tandis  que 
ceux-là  passent  à travers  leurs  parois.  Si  donc  l’on  met  dans 
une  coupelle  deux  métaux  , l’un  inaltérable  par  l’air,  et  l’autre 
capable  de  s’oxider,  et  de  donner  lieu  à un  oxide  très  fusible , 
il  est  évident  qu’en  les  exposant  à une  chaleur  convenable,  on 
parviendra  à en  faire  la  séparation.  On  y parviendrait  encore 
quand  bien  même  l’oxide  serait  infusible,  pourvu  qu’il  se 
trouvât  en  contact  avec  un  autre  oxide  qui  le  rendît  fusible. 

Il  est  de  toute  nécessité,  dans  l’un  et  l’autre  cas,  que  le  métal 
inoxidable  ne  soit  point  volatil  ; il  faut  même  qu’il  puisse  se 
fondre , et  former  culot  au  degré  de  chaleur  que  l’on  emploie 
(35°  du  pyrotnètre  de  Wedgwood);  sans  ceîa , il  resterait  disr- 
séininé,.  adhérent  à* .la 'portion  d’oxide  dont  la. surface  de  Jg 
cnupeUfe  serait'  imprégnée,  et  ne  pourrait  ètre^T.ecueilh  cojçfc- 
plètément.  Parmi  tous  les  métaux,  l’or  et  l%rgçrht  soiTtlcgi'* 
seuls  qui  possèdent  les  trois  propriétés  indispensables  d’iiïàj^*-^ 
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- térabilité , de  fusibilité  et  de  fixité  à la  température  indiquée  ; 
aussi  peut-on  employer  avec  beaucoup  d'avantage  la  coupel- 
lation pour  les  séparer  des  autres  métaux,  et  les  avoir  purs. 

A l’aide  de  ces  idées  générales  sur  la  coupellation,  on  con- 
cevra parfaitement  tout  ce  que  nous  allons  dire  sur  l’essai  du 
plomb  argentifère. 

On  introduit  une  coupelle  dans  la  moufle  du  fourneau  de 
coupelle,  et  lorsque  le  fourneau  est  assez  chaud  pour  que  le 
fond  de  celle-ci . soJt  à près, de  24°  du  pyromètre  de  Wedg- 
wood,  on  met  le  plomb  argentifère  dans  la  coupelle:  bientôt 
il  entre  en  fusion , se  recouvre  d’une  couche  d’oxide  de  plomb, 
s’aplatit,  laisse  exhaler  des  fumées,  et  prend  un  mouvement 
assez  considérable  qui,  renouvelant  la  surface  de  la  matière, 
en  favorise  l’oxidation.  Tout  Je  plomb  passe  ainsi  à l'état 
d’oxide,  et  tout  l’oxide  à mesure  qu’il  se  forme , fond  et  est 
absorbé  par  la  coupelle , à l’exception  de  la  très  petite  partie 
qui  forme  les  fumées  dont  nous  yenons  de  parler.  En  même 
temps,  l’alliage  diminue  de  volume,  et  laisse  sur  le  bassin  de 
la  coupelle  une  trace  circulaire  d’un  rouge  brun  ; sa  surface, 
qui  était  d’abord  sensiblement  plane,  devient  de  plus  en  plus 
convexe,  et  offre  des  points  brillans,  qui  vont  continuellement 
en  augmentant.  A cette  époque  , le  plomb  est  presque  entière- 
ment absorbé,  et  il  faut  ramener  la  coupelle  sur  le  devant  de 
la  moufle  : là  , les  points  brillans  ne  tardent  pas  à disparaître  ; 
la  matière  présente  toutes  les  couleurs  de  l’iris  ; elle  perd  un 
instant  son  éclat,  et  redevient  tout  à coup  brillante  par  un 
mouvement  instantané  qu’on  apelle  éclair,  fulguration  : ce 
dernier  signe  indique  la  fin  de  l’opération.  Alors , après  que 
l’argent  est  entièrement  solidifié,  on  retire  la  coupelle  de  la 
moufle,  et  lorsqu’elle  est  refroidie,  on  saisit  le  bouton  d’ar- 
gent avec  une  pince , on  brosse  la  partie  inférieure  pour  eu 
détacher  les  particules  de  matières  terreuses  qui  pourraient  f 
adhérer,  et  on  le  pèse. 
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On  recommande  généralement  de  ne  point  retirer  la  cou- 
pelle du  fourneau  immédiatement  après  l’éclair , parce  que 
l’argent  se  refroidissant  trop  promptement,  il  serait  à craindre 
qu’il  végétât  ou  rochdt , c’est-à-dire  qu’au  moment  où  la 
couche  extérieure  de  l’essai  se  solidifierait , elle  éprouvât  un 
retrait  assez  grand  pour  qu’une  petite  partie  du  métal  inté- 
rieur , encore  liquide , formât  une  sorte  d’herborisation  à la 
surface  du  bouton,  et  fût  projetée,  non— seulement  dans  la 
coupelle,  mais  au  dehors  (*).  Il  faut  que  le  bouton  d'argent 
soit  bien  arrondi , brillant,  cristallisé  en  dessus,  d’un  blanc 
mat  et  grenu  en  dessous , et  qu’il  se  détache  bien  de  la  cou- 
pelle. Lorsque  sa  surface  est  terne  et  aplatie , c’est  une  preuve 
que  la  chaleur  a été  assez  forte  pour  volatiliser  un  peu  d’ar- 
gent, ou  qu'iZ  a eu  trop  chaud  en  termes  techniques.  Lorsque 
sa  surface  est  inégalement  brillante , qu’il  présente  de  petites 
cavités  en  dessous , qu’il  adhère  assez  fortement  à la  coupelle , 
et  qu’il  reste  de  petites  écailles  jaunâtres  dans  celle-ci , c’est 
une  preuve  que  la  température  n’a  pas  été  assez  élevée  , et 
qu’il  retient  du  plomb , autrement  dit  quVZ  a eu  trop  froid. 
Sans  tous  les  cas,  l’essai  ne  peut  être  regardé  comme  bon,  et 
on  doit  travailler  sur  de  nouveaux  frais. 

i o56.  L’essai  des  minerais  d'argent  par  la  voie  humide  est 
fort  simple , et  s’exécute  de  la  manière  suivante.  On  traite  le 
minerai  d’argent , quel  qu’il  soit , par  de  l’acide  nitrique 
chaud  qui  dissout  l’argent  : on  filtre  la  liqueur,  et  on  décom- 
pose ce  nitrate  par  l’hydrochlorate  de  soude.  On  obtient  du 
chlorure  d’argent  qui,  lorsqu’il  est  bien  desséché,  indique  les 


(*)  Les  expériences  de  M.  Samuel  Lucas  ayant  appris  que  l’argent  absor- 
bait, pendant  sa  fusion,  une  certaine  quantité  d’oxigène,  et  qu’il  l’abandon- 
nait au  moment  de  son  refroidissement,  il  est  tout  naturel  de  croire  que 
c’est  lé  dégagement  de  ce  gaz  qui  occasione  le  rnehage  , auquel  les  boutons, 
d’essais  sont  soumis  lors  de  leur  refroidissement. 
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0,75  «l’argent.  On  pourrait  le  réduire,  comme  nous  l’avons 
déjà  dit  à l’article  Essais  de  plomb , en  le  faisant  bouillir 
avec  de  la  potasse  à la  chaux  ; mais  cela  devient  inutile , puis- 
que la  composition  du  chlorure  est  constante  et  bien  connue. 
Au  reste  , l’essai  par  la  voie  humide  ne  peut  être  pratiqué 
avantageusement  qu’autant  que  les  minerais  sont  fort  riches, 
car  il  n’est  pas  facile  d’apprécier  par  ce 'moyen  de  petites  quan- 
tités d’argent  avec  autant  d’exactitude  que  par  la  voie  sèche, 
aussi  généralement  préfère-t-on  celle-ci  à l’autre. 

Essais  des  minerais  d’or. 

1057.  On  suit  plusieurs  modes  d’essais  pour  les  minerais 
d’or,  suivant  la  nature  de  la  gangue  dans  laquelle  le  métal 
se  trouve  disséminé.  Lorsqu’il  est  à l’état  natif,  en  paillettes, 
comme  dans  des  sables  et  dans  des  terrains  d’alluvion  , on 
emploie  l’essai  par  le  lavage.  Lorsqu’il  est  engagé  dans  des 
roches  dures , on  les  bocarde , et  on  les  lave  avec  précaution  : 
ce  procédé,  exécuté  en  grand,  présente  encore  de  l’avantage, 
lors  même  qu’il  ne  s’y  trouve  que  4 gros  d’or  par  quintal  de 
minerai  puriüé. 

L’essai  par  la  voie  sèche  est  fondé , de  même  que  pour  l’ar- 
gent , sur  Faffinité  du  plomb  pour  l’or.  Lorsque  les  minerais 
sont  très  pauvres , on  doit  les  laver  avant  de  les  soumettre  à 
ce  genre  d’essai , qui  se  pratique  de  la  manière  suivante.  On 
prend  une  partie  de  minerai,  on  le  grille  lorsqu’il  contient  * 
de  l’arsenic  ou  de  l’antimoine , et  on  y ajoute  8 pour  cent  de 
plomb.  On  fond  dans  un  test,  sous  la  moufle  d’un  fourneau 
d’essai  jusqu’à  ce  que  tout  devienne  liquide  ou  que  les  sco- 
ries soient  bien  transparentes  ; on  coule  alors  pour  obtenir  le 
plomb  métallique  qui  aura  réuni  et  dissous  tout  l’or  du  mi- 
nerai. On  coupelle  ensuite  pour  séparer  ce’dernier  métal  d’avec 
l’argent  qui  pouvait  se  trouver,  soit  dans  le  minerai,  soit  dans 
le  plomb  dont  011  a fait  usage.  Nous  dirons  plus  bas  comment 
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on  sépare  l’argent  de  l’or.  Lorsque  le  minerai  sur  lequel  on 
agit  est  très  difficile  à fondre,  on  a l’habitude  d’y  ajouter  un 
peu  de  verre  de  borax,  dans  la  proportion  de  o,5  à i . Lorsque 
le  minerai  est  très  pauvre , ce  qui  oblige  alors  de  traiter  une 
masse  assez  considérable , comme,  par  exemple  , de  4 ou  5oo 
grammes,  on  pratique^, l’essai  dans  un  creuset,  en  ajoutant 
quatre  parties  de  minium  et  12  de  flux  noir  ; puis  on  coupelle 
le  plomb,  ou  bien  on  traite  le  minerai , suivant  M.  Sage , avec 
huit  ou  dix  parties  d’acide  nitrique,  et  on  scorifie  le  résidu 
avec  du  plomb , comme  nous  venons  de  le  dire. 

Enfin,  on  emploie  quelquefois  , pour  les  essais  d’or,  le  pro- 
cédé d’amalgamation , que  l’on  exécute  en  grand  pour  l’ex- 
traction de  ce  métal  (a3i).  Pour  cela,  après  avoir  grillé  les 
minerais  aurifères,  on  les  réduit  en  poudre  très  fine , et  on  les 
triture  dans  un  mortier  avec  six  parties  de  mercure.  Celui-ci 
dissout  l’or  et  l’argent  contenus  dans  les  minerais , et  comme 
ces  derniers  sont  fixes,  tandis  que  le  mercure  est  volatil,  il 
suffit  de  chauffer  l’amalgame  pour  obtenir  l’or  et  l’argent  par- 
faitement purs. 

Par  l’un  ou  l’autre  de  ces  procédés , on  n'arrive  jamais  qu’a 
se  procurer  l’or  des  minerais,  allié  à l’argent  qui  l’accompagne 
presque  toujours.  Par  le  procédé  d’amalgamation , il  ne  con- 
tient jamais  que  ce  dernier  métal , tandis  que  par  l’affinage 
«par  le  plomb , il  retient  parfois , en  outre  , du  fer  et  de  l'étain. 
On  débarrasse  l’or  de  ceux-ci  en  le  fondant  avec  du  nitre,  qui 
les  oxide  et  les  vitrifie.  Mais  pour  enlever  l’argent,  on  a re- 
cours à l’opération  que  nous  avons  déjà  décrite  (voyez  Affi- 
nage, 23i),etqui  a reçu  le  nom  de  départ.  Elle  s’exécute 
en  petit  comme  en  grand , seulement  on  ne  soumet  point  l’al- 
liage à Y inquartation;  ainsi  on  divise  l’alliage  en  grenaille,  et 
on  le  traite  à chaud  par  de  l’acide  sulfurique  concentré.  Celui- 
ci  dissout  l’argent  avec  dégagement  de  vapeurs  sulfureuses,  et 
laisse  l’or  au  fond  du  vase  de  platine  , sous  forme  d’une  poudre 
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uoire  ; on  la  lave  et  on  la  fond  pour  obtenir  l’or  sous  forme 
de  bouton.  : • 

io58.  L’essai  par  la  voie  humide , proprement  dit , ne  pré- 
sente pas  une  aussi  grande  exactitude  que  le  précédent , sur- 
tout pour  les  minerais  très  pauvres,  à cause  de  la  difficulté 
d’apprécier  une  quantité  extrêmement  petite  d’or;  car  il  y a des 
minerais  qui  ne  contiennent  que  z~~ob~i  et  même  que  — ~ 
d’or.  Quoi  qu’il  en  soit,  voici  comment  on  peut  faire  une 
bonne  analyse  de  l’or  natif,  qui  est  généralement  allié  au 
cuivre  et  à l’argent.  On  fait  digérer  une  quantité  donnée  d’or 
dans  suffisante  quantité  d’acide  liydrochloro-nitrique  (eau 
régale);  le  résidu  insoluble  sera  du  chlorure  d’argent.  On  le 
rassemble  avec  soin  sur  un  filtre,- on  le  laVe,  on  le  sèche  et  le 
pèse.  Son  poids  indiquera  celui  de  l’argent,  puisque  sa  com- 
position est  connue.  La  solution  restante,  à laquelle  on  ajoute 
les  eaux  de  lavage  du  chlorure,  doit  être  décomposée  parle1 
protosulfate  de  fer.  On  précipite  ainsi  l’or  à l’état  métallique 
on  le  rassemble,  on  le  lave  et  on  le  sèche  avec  soin.  La  liqueur 
restante , après  cette  opération , ne  contient  plus  que  du- 
cuivre , plus  le  fer  ajouté  pour  la  séparation  de  l’or.  On  en-' 
lève  le  cuivre  en  y plongeant  une  lame  de  fer  polie. On  recueille- 
le  précipité  rouge  métallique  et  on  le  dessèche.  La  somme  du 
poids  des  produits  indiquera  la  proportion  des  différens  mé- 
taux contenus  dans  le  minerai  essayé.  ,> 

Essais  des  minerais  de  platine. 

io5g.  Le  platine  étant  infusible  à la  température  la  plus 
élevée  que  nous  puissions  produire  dans  nos  meilleurs  four- 
neaux , l’essai  de  ses  minerais  ne  peut  se  faire  que  par  la  voie 
humide;  et,  quoique  la  mine  de  platine  soit  très  composée, 
puisqu’elle  renferme  jusqu’à  douze  métaux  dilférens,  cepen- 
dant l’essai  est  assez  facile , par  la  raison  qu’il  ne  s’agit  que 
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d’obtenir  le  platine  seul , et  non  d’isoler  séparément  les  divers 
métaux  qui  l'accompagnent.  Voici  comment  on  procède. 

. On  fait  digérer  un  poids  connu , par  exemple,  cent  parties , 
du  minerai  de  platine , dans  dix  fois  son  poids  d'acide  hydro— 
chloro-ni trique,  fait  dans  les  proportions  d'une  partie  d’acide 
nitrique  et  de  4 parties  d’acide  hydrochlorique.  On  chauffe 
pour  favoriser  l’action  ; on  décante  la  liqueur,  que  l’on  met  à 
part,  et  l’on  traite  le  résidu  par  une  nouvelle  quantité  d’eau 
régale,  qu’on  renouvelle  une  troisième  fois,  si  l’on  juge  la 
chose  nécessaire.  On  réunit  les  trois  dissolutions  acides , on 
lave  le  résidu  avec  soin , et  on  joint  les  eaux  de  lavage  aux  li- 
queurs, précédentes.  On  filtre  la  liqueur,  qui  est  d’un  jaune 
brunâtre  foncé,  et  on  y verse  une  dissolution  d’hydrochlo- 
rate d’ammoniaque  jusqu’à  ce  qu’il  ne  se  forme  plus  de  pré- 
cipité. Celui-ci , qui  est  jaune  et  formé  entièrement  d’hydro- 
chlorate de  platine  et  d’ammoniaque , doit  être  recueilli  sur 
un  filtre,  lavé  et  séché  avec  précaution.  Alors  on  le  place  dans 
la  moufle  d’un  fourneau  d’essai,  et  cm  le  chauffe  jusqu’à  ce 
qu’il  ne  paraisse  plus  de  vapeurs.  Le  platine  restera  dans  un 
état  spongieux  avec  un  éclat  demi-métallique.  Pendant  qu’il 
est  encore  chaud,  on  peut  l’amalgamer  avec  du  mercure,  qu’on 
dégagera  ensuite  par  la  chaleur,  pour  obtenir  une  masse  po- 
reuse de  platine  pur,  dont  le  poids  indiquera  la  proportion 
qui  se  trouve  dans  le  minerai  essayé. 

Essais  des  minerais  de  mercure. 

1060.  L’essai  par  la  voie  sèche  des  minerais  de  mercure  a 
toujours  lieu , pour  ainsi  dire , sur  le  sulfure.  Lorsque  la  mine 
est  sensiblement  pure , il  suffit  de  séparer  mécaniquement  ce 
dernier , d’en  prendre  un  poids  donné , et  de  le  sublimer  dans 
un  petit  matras.  Connaissant  la  composition  du  sulfure,  il  est 
facile  d’en  conclure  la  quantité  de  mercure  contenue  dans  le 
minerai. 
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Mais  si  ce  sulfure  est  disséminé  dans  La  gangue,  ou  si  cette 
dernière  renferme  en  même  temps  des  globules  métalliques , 
il  faut  alors  la  pulvériser,  mélanger  une  partie  de  la  poudre 
avec  une  ou  deux  parties  de  limaille  de  fer,  et  introduire  le 
tout  dans  une  cornue  dont  on  maintient  le  col  presque  ver- 
tical, afin  d’obtenir  du  mercure  plus  pur,  et  chauffer  convena- 
blement. Le  mercure  se  volatilise,  et  vieut  se  condenser  dans 
un  récipient  à moitié  plein  d’eau  froide.  On  entoure  le  col  de 
la  cornue  de  linges,  qu*on  laisse  descendre  jusque  dans  l’eau. 
Ils  ont  pour  objet  de  servir  de  conducteur  au  mercure,  en 
même  temps  qu’ils  s’opposent  à sa  volatilisation  dans  l’at- 
inosphère. 

On  n’emploie  jamais  l’essai  par  la  voie  humide  pour  ces  mi— 
uerais. 

Essais  des  minerais  de  zinc. 

1061 . L’essai  par  la  voie  sèche  des  minerais  de  zinc  est  fondé 
sur  la  propriété  que  possède  ce  inétal , de  se  volatiliser  au- 
dessus  de  la  chaleur  rouge.  On  prend  une  certaine  quantité 
du  minerai  choisi , et  débarrassé  autant  que  possible  de  ses  ■ 
impuretés  et  de  sa  gangue,  on  le  réduit  en  poudre  fine,  et  on 
ic  grille  à petit  feu  dans  une  moufle , afin  d’en  volatiliser  le 
soufre  et  l’arsenic;  ensuite  on  le  mêle  avec  de  la  poussière  de. 
charbon  ; on  introduit  le  mélange  dans  une  cornue  de  terre 
qui  puisse  supporter  une  assez  forte  température,  et  on  la 
porte  jusqu’au  rouge  ; le  zinc  se  volatilise,  et  vient' se  con- 
denser dans  le  col  de  la  cornue  et  dans  un  récipient  que  l’on 
maintient  constamment  refroidi. 

Il  se  perd  toujours  une  assez  grande  quantité  de  zinc  dans 
cette  opération , en  sorte  qu’on  ne  peut  regarder  ce  procédé 
comme  un  bon  moyen  d’essai.  L’essai  par  la  voie  humide  est 
préférable  sous  le  rapport  de  l’exactitude.  Voici  comment  on 
l’exécute.  • 


Tome  II. 


26 


ÉLÉMENS 


1062.  On  fait  digérer  à froid , et  pendant  24  à 36  heures, 
une  quantité  connue  de  minerai  pulvérisé  dans  de  l’acide  liy- 
drochloro- nitrique , eu  ayant  soin  d’agiter  souvent  le  mé- 
lange ; au  bout  de  ce  temps , on  décante  la  liqueur , et  on 
réitère  la  digestion  dans  une  nouvelle  proportion  d’acide , si 
le  résidu  est  considérable.  On  décante  de  nouveau , après 
24  heures  de  contact  ; on  réunit  les  deux  dissolutions , et.  on 
les  filtre  pour  les  séparer  entièrement  du  résidu  , composé 
totalement  de  soufre , de  silice , et  souvent  de  sulfate  de 
plomb.  On  verse  dans  la  liqueur  du  sulfate  de  soude  dissous 
pour  en  précipiter  le  plomb  qui  pourrait  y exister  ; on  y plonge 
ensuite  une  lame  de  fer,  afin  d’en  séparer  le  cuivre,  et  011  filtre. 
On  décompose  alors  la  dissolution  , qui  ne  contient  plus  que 
du  zinc  et  du  fer,  par  le  sous-carbonate  de  soude,  et  il  se  forme 
un  précipité  de  carbonate  de  zinc  et  de  fer,  qu’on  met  en  di- 
gestion dans  l'ammoniaque , après  toutefois  l’avoir  desséché. 
L’ammoniaque  dissout  le  carbonate  de  zinc  sans  toucher  au 
fer  ; on  filtre , et  on  verse  dans  la  solution  ammoniacale  de 
l’acide  hydrochlorique , puis  on  y ajoute  du  sous-carbonate 
de  soude  ; on  obtient  enfin  du  carbonate  de  zinc  très  pur , 
qu’on  peut  réduire  avec  un  peu  de  charbon  ou  de  flux  noir 
dans  un  creuset. 

Essais  des  minerais  d’antimoine. 

1063.  Le  sulfure  d’antimoine  est  le  seul  minerai  qui  soit 
exploité.  On  peut  employer  le  lavage,  exécute  avec  soin , pour 
connaître  la  quantité  qui  en  existe  dans  le  minerai.  Du  sulfure 
supposé  pur , il  est  facile  de  conclure  la  quantité  d’antimoine 
métallique^  puisque  le  premier  contient  toujours  72,79  de 
métal.  On  pput  encore  faire  usage  de  l’essai  par  la  voie  sèche, 
qui  consiste  à traiter  le  sulfure  avec  moitié  de  sou  poids  de 
limaille  de  fer  bien  pure.  Ou  .fond  dans  un  creuset  : le  fer 
s’unit  au  soufre  du  sulfure , et  l’antimoine  libre  se  réunit  en 
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un  culot.  Si  le  minerai  contenait,  outre  le  sulfure,  de  l’anti- 
ijioine  oxide,  il  faudrait  griller  le  tout,  et  fondre  avec  du 
flux  noir  dans  un  creuset  fermé.  Ce  dernier  moyen  ne  donne 
jamais  un  résultat  bien  exact,  en  raison  de  la  facilité  avec 
laquelle  l’antimoine  se  volatilise  , ainsi  que  son  protoxidc. 
(GuenyVeau.)  / 

1064.  L’essai  par  la  voie  humide  des  minerais  d’antimoine 
peut  se  faire  de  la  manière  suivante.  On  traite  une  quantité 
donnée  du  minerai , réduit  en  poudre  fine,  par  l’acide  hydro- 
chloro-nitriqde , jusqu’à  ce  que  la  totalité  soit  dissoute,  à 
l’exception  d’un  résidu  composé  de  soufre , de  silice  et  de 
chlorure  d’argent,  lorsque  le  minerai  contient  de  l’argent, 
ce  qui  arrive  très  souvent.  On  sépare  alors  de  la  dissolution 
limpide  l’antimoine  en  y ajoutant  de  l’eau  ; il  se  précipite  à 
l’étal  d’une  poudre  blanche,  qui  est  de  l’oxi-chlorure,  qu’on 
recueille  et  qu’on  réduit  à l’état  métallique  au  moyen  d’un 
peu  de  flux  noir.  Quant  au  liquidé  restant,  il  contient  ordi- 
nairement du  fer  et  du  plomba  on  précipite  le  premier  par 
l'ammoniaque  en  léger  excès,  et  le  second  par  le  sulfate  de 
soude.  Pour  connaître  la  quantité  d’argetrt  qui  existe  dans  la 
mine , il  faut  prendre  le  résidu  laissé  par  l’eau  régale  , et  le 
faire  digérer  dans  l’ammoniaque  ; on  sursature  ensuite  la  li- 
queur par  l’acide  hydrochlorique,  et  on  y introduit  en  même 
temps  une  lame  de  fer  ou  de  zinc  : l’argent  ne  tarde  pas  à se 
précipiter  sqr  celle-ci  à l’état  métallique. 

. « 

Essais  des  minerais  d'arsenic. 

• M ' ■■  > I 

1065.  L’essai  par  la  voie  sèche  des  minerais  arsenicaux  s* 
fait  en  général  en  les  mélangeant  avec  de  la  poussière  de  char- 
bon , les  introduisant  dans  un  vase  sublimatoire , et  élevant 
graduellement  celui-ci  jusqu’au  rouge;  lorsque  les  vapeurs1 
cassent  de!paraître,  on  laisse  refroidir  le  va  Se , et  l’on  trouve 
Parsenic  métallique  sublime  dtWis  la  partie  silpééieure  Si  l’on 
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a eu  la  précaution  de  tenir  à une  température  asse%  basse  le 
récipient  dans  lequel  les  vapeurs  viennent  se  condenser  , lç 
produit  obtenu  indiquera  assez  exactement  la  quantité  de 
métal  qui  était  contenue  dans  le  minerai  soumis  à l’essai. 

On  n’emploie  j amais  l’essai  par  la  voie  humide  pour  ces  sortes 
de  minerais. 

v 

Lorsqu’on  veut  reconnaître  la  présence  de  l’arsenic  dans 
une  substance  quelconque,  sans  chercher  à en  apprécier  la 
proportion , voici  le  procédé  le  plus  simple  que  l’on  puisse 
employer  ; il  décèle  les  quantités  les  plus  minimes  de  ce  métal. 
On  mêle  la  substance  à essayer , après  l’avoir  préalablement 
réduite  en  poudre  très  fine , avec  trois  fois  son  poids  de  flux 
noir,  ou  même  simplement  de  cliarbon  j on  l’introduit  dans 
* un  petit  tube  de  verre  fermé  par  un  bout,  et  on  le  chauffe 
sur  la  lampe  à alcool  : le  tube  rougit,  des  vapeurs  s’élèvent, 
et  une  partie  se  condense  à spn  extrémité  supérieure  On  laisse 
refroidir  le  tube , on  le  casse , et  l’on  en  détache  les  particules 
métalliques  qui  y sont  adhérentes  ; on  les  projette  ensuite  sur 
un  fer  rouge,  et  une  odeur  fortement  alliacée  ne  tarde  pas  à 
se  faire  sentir,  si  la.substance  renfermait  de  l’arsenic  à l’état 
libre  ou  combiné.  Il  vaut  mieux  employer  un  fer  rouge  qu’un 
charbon  incandescent,  par  la  raison  que  l’acide  carbonique  et 
la  fumée  empêchent  souvent  de  reconnaître  l’odeur  de  l’arsenic 
dans  ce  dernier  cas. 

On  conçoit  que  ce  procédé , suffisant  au  minéralogiste  pour 
constater  la  présence  de  l’arsenic  dans  les  substances  miné- 
rales , pe  pourrait  suffire  au  chimiste  et  au  médecin  légiste. 

,1  r ■ . . , •• 

Essais  des  minerais  de  cobalt. 

1066.  Il  importe  peu  cle  connaître  la  quantité  de  cobalt 
contenue  dans  un  minerai , par  la  raison  que  ce  métal  pur 
n’est  d’aucun  usage  dans  les  a*ts.  Les  essais  de  ses  mines  ont 
toujours  pour  but  d’apprécier  lear  puissance  colorante , quoi- 
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qu’à  la  vérité  cette  puissance  soit  subordonnée  à la  proportion 
de  cobalt  pur  qu’elles  renferment. 

On  commence  par  les  pulvériser,  et  on  les  grille  ensuite  avec 
soin  , afin  de  les  débarrasser  du  soufre  et  de  l'arsenic  qui  s’y 
trouvent  toujours,  et  on  les  fond  avec  un  mélange  d’une 
partie  de  potasse  et  trois  de  sable  blanc.  On  juge  de  la  richesse 
de  la  mine  par  la  quantité  de  mélange  qu’elle  peut  colorer  et 
l'intensité  qu’elle  lui  communique. 

Pour  faire  l’analyse  des  minerais  de  cobalt,  on  doit  s’y 
prendre  de  la  manière  suivante.  On  prend  une  partie  de  mi- 
nerai réduit  en  poudre  fine,  et  trois  parties  de  nitrate  de 
potasse;  on  les  met  dans  un  creuset  de  Hesse,  et  on  les  expose 
à une  chaleur  rouge  pendant  environ  une  demi -heure  ; on 
traite  la  masse  toute 'chaude  par  l’eau  bouillante  pour  dis- 
soudre l’arseniate  de  potasse  formé , et  on  recommence  la 
fusion  du  résidu  de  la  même  manière , puis  ou  lave  de  nou- 
veau avec  l’eau  bouillante.  Alors  on  fait  digérer  le  résidu  dan9 
de  l’acide  nitrique  faible,  et  on  filtre  la  liqueur  au  bout  d’un 
temps  suffisant.  On  l’évapore  pour  en  dégager  l’excès  d’acide  : 
on  y ajoute  ensuite  une  grande  quantité  d’eau  pour  en  préci- 
piter le  bismuth  à l’état  de  sous-nitrate  blanc  ; on  filtre , et 
on  plonge  dans  la  liqueur  une  barre  de  fer  bien  décapée,  afin 
d’en  séparer  le  cuivre  à l’état  métallique.  On  fait  évaporer  le 
liquide  restant  à siccité  , et  l’on  traite  la  masse  obtenue  par 
l’ammoniaque,  quia  pour  but  de  séparer  le  fer  à l’état  d’oxide, 
et  de  dissoudre  le  cobalt  et  le  nickel.  On  dégage  l’excès  d’am- 
moniaque par  la  chaleur,  qu'on  a soin  de  ne  point  trop  élever, 
afin  de  ne  pas  occasioner  de  précipité  ; on  ajoute  ensuite  de  la 
potasse  caustique , et  l’on  verse  le  tout  immédiatement  sur  un 
filtre;  on  précipite  ainsi  le  nickel  de  la  liqueur,  et,  en  faisant 
bouillir  celle-ci  pendant  quelque  temps,  l’oxide  de  cobalt  ne 
tarde  pas  à se  déposer.  On  recueille  celui-ci , ori  le  mêle  avec 
de  la  poussière  de  charbon  , et  on  le  soumet  à une  forte  cha- 
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leur  dans  un  creuset  de  Hesse , de  manière  à obtenir  un  calot 
de  cobalt , qui  d’abord  est  d’un  bleu  gris,  mais  qui , par  l’ex- 
position à l’air,  passe  bientôt  au  rouge  gris. 

Comme  par  ce  procédé  le  cobalt  relient  toujours  une  cer- 
✓ laine  quantité  de  nickel , et  que  d’ailleurs  ce  dernier  métal 
retient  aussi  du  cobalt,  M.  Laugier  a propose  le  procédé  sui- 
vant , qui  donne  les  résultats  les  plus  exacts.  Il  est  fondé  sur 
la  solubilité  de  l’oxalate  de  cobalt  dans  l’ammoniaque  et  sur 
le  peu  de  solubilité  de  l’oxalate  de  nickel  dans  le  meme  véhi- 
cule. i°.  On  grille  la  mine  pour  en  séparer  autant  que  possible 
l’arsenic  ; 2°.  on  dissout  le  résidu  de  la  calcination  dans  l’a- 
cide nitrique  , et  l’on  évapore  pour  séparer  l’oxide  d’arsenic  ; 
3°.  ou  fait  passer  dans  la  dissolution , suffisamment  acide , 
autant  d’acide  hydrosulfurique  qu’il  en  faut  pour  décom- 
poser tous  les  arscuiatcs,  et  précipiter  le  cuivre  s’il  s’en 
trouve  dans  la  mine  ; 4°*  ou  fait  cliauffor  la  dissolution  pour 
en  dégager  l’acide  hydrosulfurique , et  on  précipite  tous  les 
métaux  par  le  carbonate  de  soude  ; 5°.  on  traite  ces  carbo- 
nates par  l’acide  oxalique  pour  en  séparer  le  fer;  6°.  enliu  , 
on  traite  les  oxalates  de  nickel  et  de  cobalt  en  poudre  par 
l'ammoniaque  concentrée.  La  dissolution  s’opère  à froid  par 
l’agitation,  et  mieux  par  uue  douce  chaleur.  On  filtre,  on 
verse  la  liqueur  dans  une  capsule,  et  on  l’abandonne  au  repos. 
Après  le  secoud  dépôt , la  liqueur , d’un  brun  rouge  foncé  , 
ne  dépose  pins  de  nickel;  elle  ne  conlieul  plus  que  de  l’oxa- 
late  de  cobalt  parfaitement  pur , et  qu’on  peut  obtenir  cris- 
tallisé à l’état  de  sel  triple , tandis  que  l’oxalale  de  nickel ,. 
tout-à-fait  insoluble  , reste  parfaitement  privé  de  cobaLt. 
^ Ann.  4c  Chimie  et  de  Physique,  t.  IX,  p.  267.  ) 

. • . . . t ..  • 

• • \ 
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Essais  des  minerais  de  nickel ' 

*«.  . ..  * * .*•*.,*.  t ■*  . . • ■»  * 

*067.  Les  rainerais  de  nickel  sont  en  général  très  composés. 

Ils  renferment  presque  toujours  dé  l’arsenic , du  soufre  , du 
fer,  du  cobalt,  du  cuivre,  et  quelquefois  du  bismuth,  de  \ 
l’argent,  de  la  silice  et  de  l’alumine.  Leur  essai  par  la  voie 
sèche  est  impraticable,  et  celui  par  1^  voie  humide  est  assez 
difficile  à pratiquer.  Voici  cependant  une  méthode  analy- 
tique, proposée  par  M.  Thompson,  qui  nous  parait  simple 
et  précise.  Elle  consiste  à réduire  en  poudre  fine  la  mine  de 
nickel,  connue  dans  le  commerce  sous  le  nom  de  speisS}  c t 
à la  dissoudre  dans  l’acide  sulfurique , en  ajoutant  la  quan- 
tité d’acide  nitrique  nécessaire  pour  opérer  la  dissolution.  On 
concentre  la  liqueur  et  on  l’abandonne  à elle-même  ; il  s’y 
forme  de  beaux  cristaux  verts  de  sulfate  de  nickel.  On  recueille 
ces  cristaux,  on  fait  évaporer  les  eaux  mères,  afin  d’en  obte- 
nir tout  le  sel  par  la  cristallisation , et  on  redissout  dans  l’eau 
pour  faire  cristalliser  de  nouveau.  Enfin,  on  redissout  une 
troisième  fois  le  sel  obtenu,  et  on  ajoute  dans  la  liqueur  un 
alcali , potasse  ou  sonde,  pour  en  précipiter  l’oxide  de  nickel. 

On  recueille  ce  dernier,  on  le  mêle  avec  3 pour  cent  de  résine, * 
on  en  fait  une  pâte  avec  de  l’huile , et  on  le  soumet  dans  un 
creuset  de  charbon  au  feu  de  forge  le  plus  violent.  On  obtient 
un  culot  métallique  pur,  dont  le  poids  représente  celui  du 
nickel  existant  dans  le  minerai  analysé. 

Ce  procédé,  suffisant  pour  un  essai  dociraastique , est  loin 
d’avoir  l’exactitude  de  celui  proposé  par  M.  Laugier,  et  que 

nous  avons  décrit  précédemment.  ( Voyez  l’article  Cobalt.  } 

* * 

* i » . ^ ^ * * 

Essai  des  minerais  de  bismuth. 

, . . 

1068.  L'essai  par  la  voie  humide  des  minerais  de  bismuth 
est  assez  facile  à exécuter.  On  en  fait  digérer  une  quantité  con- 
nue, préalablement  pulvérisée,  dans  de  l’acide  nitrique;  on 
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filtre  la  liqueur,  on  lave  le  filtre  avec  un  peu  d’acide  étendu , 
ou  fait  le  mélangé  des  dissolutions,  et  l’on  y ajoute  Luit  à neuf 
fois  leur  volume  d’eau  distillée.  Il  se  forme  un  précipité  blanc 
d’oxide  de  bismuth,  que  l’on  lave  avec  soin  et  que  l’on  réduit 
facilement  avec  un  peu  de  flux  noir  ou  de  poussière  de  char- 
bon. Il  faut  opérer  la  réduction  dans  un  creuset  fermé  et  à 
une  température  peu  élevée  ; car  sans  cette  précaution , une 
partie  de  métal  se  volatiliserait  en  pure  perte. 

. | ^ U LJ 

Essais  des  minerais  de  chrome. 

•'  . i s ‘ - 

ioGg.  Les  minerais  de  chrome  ne  sont  jamais  essayés  pour 

connaître  leur  contenu  en  métal , mais  seulement  la  quantité  de 
l’oxide  vert  qu’ils  peuvent  fournir  aux  arts.  A cet  effet,  on 
fait  an  mélaoge  de  minerai  pulvérisé  avec  moitié  de  son  poids 
de  pitre,  et  on  l’expose  au  rouge  cerise  pendant  une  heure,  ou 
jusqu’à  ce  qu’il  ne  se  dégage  plus  de  vapeurs  nitreuses.  Le 
résidu  de  la  calcination  se  compose  d’oxide  de  fer  et  de  cliro- 
mate  de  potasse,  si  toutefois  elle  a été  bien  faite.  Dans  le  cas 
contraire,  lorsqu’il  y existe  du  nitre  et  de  l’acide  chroinique 
non  décomposés,  il  faut  chauffer  la  masse  de  nouveaa  jusqu’à 
ce  que  l’acide  sulfurique  ne  donne  plus  lieu  à un  dégagement 
de  vapeurs  nitreuses  ; mais  s’il  restait  du  chromate  de  fer  non  , 
décomposé,  il  faudrait  mêler  l’essai  avec  une  nouvelle  propor- 
tion de  pitre  et  calciner.  Enfin , après  toutes  ces  diverses  opé- 
rations, on  traite  le  résidu  par  de  l’eau  bouillante,  et  l’on  filtre 
pour  séparer  l’oxide  de  fer.  Ou  sature  alors  l’excès  d’alcali  qui 
pourrait  se  trouver  dans  la  dissolution,  par  l’acide  nitrique 
qui  détermine  la  précipitation  d’une  certaine  quantité  de  ma- 
tières terreuses  ; on  filtre  la  liqueur,  et  l’on  y ajoute  du  nitrate 
neutre  de  mercure  jusqu’à  ce  qu’il  ne  se  produise  plus  de  pré- 
cipité ; ou  jette  le  tout  sur  un  filtre  de  papier  et  on  fait  sécher 
Ic.  chroinate  de  mercure  obtenu.  On  l’introduit  ensuite  dans 
une  cornue  et  on  l’expose  à une  chaleur  modérée  ; le  mercure 
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se  volatilise  et  abandonne  au  fond  du  vase  l’oxide  vert  de 
chrôme , dont  la  couleur  est  d'autant  plus  belle  que  la  tem- 
pératures été  plus  basse. 


Essais  des  minerais  de  manganèse. 


1070.  L’essai  des  minerais  de  manganèse  par  la  voie  sèche 
est  très  difficile,  par  la  raison  que  ce  métal  exige  Une  très 
haute  température  pour  se  réduire;  et  comme  d’ailleurs  le 
manganèse  , à l’état  métallique,  n’est  presque  d’aucun  usage, 
il  est  rare  qu’on  le  pratique  clans  les  usines.  Cependant,  si 
l’on  voulait  connaître  la  pureté  des  oxides  de  manganèse  qui 
se  trouvent  dans  la  nature  et  que  l’on  exploite  , on  s’y  prei  - 
drait  de  la  manière  suivante. 

Presque  toujours  les  minerais  de  manganèse  oxide  renfer- 
ment du  fer  et  de  la  silice.  On  prend  roo  parties  de  minerai 
pulvérisé,  et  on  les  fait  digérer  à chaud  dans  une  quantité 
suffisante  d’acide  hydrochlorique , jusqu’à  ce  que  celui-ci  ne 
dissolve  plus  rien.  On  filtre,  afin  de  recueillir  le  résidu  blanc 
laissé  par  l’acide,  qui  est  entièrement  formé  dé  silice.  On  le 
lave  et  ou  le  pèse.  On  verse  ensuite  dans  la  liqueur  claire  de 
l'ammoniaque  jusqu’à  ce  qu’il  ne  se  forme  plus  de  précipité  ; 
celui-ci  est  l’oxide  de  fer  contenu  dans  la  mine.  On  le  sépare 
par  le  filtre,  on  le  lave  et  on  le  sèche.  On  réunit  les  eaux  de 
lavage  au  reste  du  liquide  filtré,  et  on  les  évapore  à siccité.  Le 
résidu,  lavé  et  séché,  est  l’oxide  de  manganèse  existant  dans  le 
minerai. 

Essais  des  minerais  de  moljbtîene. 


1071.  Les  minerais  de  molybdène  sont  peu  abondans  dans 
la  nature  et  d’aucune  utilité  dans  les  arts.  Le  molybdène  sul- 
furé est  celui  qui  est  le  moins  rare.  Pour  l’analyser,  Sclieèlc  in- 
dique le  procédé  suivant.  On  fait  bouillir  le  minerai  avec  de 
l’acide  nitrique  jusqu’à  ce  qu’il  soit  converti  en  une  poudre 
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blanche.  Cette  poudre,  bien  lavée  et  séchée,  est  l’acide  mo- 
lybdiquc.  En  ajoutant  de  la  potasse  aux  eaux  de  lavage  de 
cet  acide  , il  s’en  dépose  encore  un  peu.  Après  cette  séparation, 
on  verse,  dans  la  liqueur,  de  l’hydrochlorate  de  baryte  jus- 
qu’à ce  qu’il  ne  se  fasse  plus  de  précipité.  Cent  parties  de  ce 
précipité,  formé  de  sulfate  de  baryte,  indiquent  i4,5  de  soufre. 

La  composition  d’ailleurs  de  l’acide  inolybdique  est  également 
connue;  il  est  forme  sur  100  parties,  d’après  M.  Berzélius,  de  ' 
66,55  de  molybdène  et  de  33,45  d’oxigène. 

Essais  des  minerais  de  tunsgtenc. 

1072.  L’analyse  du  wolfram,  qui  est  le  minerai  le  plu» 
répandu  parmi  ceux  de  tungstène,  s’exécute  de  la  manière 
suivante.  On  traite  alternativement  la  mine  par  l’acide  hy- 
drochlorique  et  par  l’ammoniaque  jusqu’à  son  entière  dissolu- 
tion. En  évaporant  à siccité  les  dissolutions  ammoniacales  et 
en  calcinant  le  résidu,  on  obtient  l’oxide  jaune  de  tungstène 
à l’état  de  pureté.  On  verse  ensuite  de  l’acide  sulfurique  dans 
les  dissolutions  d’acide  liydrochlorique  ; on  évapore  à siccité, 
et  l’on  traite  par  l’eau,  qui  dissout  toute  la  matière,  à l’excep- 
tion d’un  peu  de  silice.  On  verso  dans  la  liqueur  un  grand  ex- 
cès d’ammoniaque , qui  opère  la  précipitation  de  tout  l’oxide 
de  fer , et  l’on  filtre  aussitôt.  On  fait  évaporer  ensuite  à siccité 
la  Solution  ammoniacale  ; on  calcine  légèrement  le  résidu  pour 
en  dégager  toute  l’ammoniaque , et  la  poudre  restante  peut 
être  considérée  comme  l’oxide  pur  de  tungstène  qui  était 
contenu  dans  le  minerai. 

Essais  des  minerais  de  tellure'. 

1073.  L’essai  des  minerais  de  tellure  peut  se  faire  par  ta 
voie  sèche  de  la  même  manière  que  pou#  l’arsenic,  par  la  rai- 
son que,  comme  ec  dernier  métal , le;  tellure  est  très  volatil  et 
peut  être  séparé  par  la  chaleur  des  substances  auxquelles  il 
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est  uui,  et  qiu  sont  principalement  du  plomb,  de  l'or,  du 
cuivre,  de  l'argent  et  du  soufre.  Cependant,  comme  une  por- 
tion de  ce  dernier  doit  se  sublimer  avec  lui,  il  faut  l’en  dé- 
barrasser en  le  dissolvant  dans  un  acide , puis  le  précipitant , 
bous  forme  d’oxide,  à l’aide  d’un  alcali  ; on  réduit  ensuite 
, cet  oxide  avec  du  charbon , comme  on  fait  pour  les  autres 
o?ides.  Comme  l’oxide  de  tellure  est  soluble  dans  les  alcalis 
en  excès,  il  faut  avoir  le  soin  de  n’ajouter  de  ceux-ci  que  la 
quantité  exactement  nécessaire  pour  précipiter  cet  oxide. 

L’analyse  des  mines  de  tellure  n’est  intéressante  qu’autant 
qu’on  veut  connaître  la  quantité  d’or  et  d’argent  qu’elles  ren- 
ferment. Pour  cela,  le  procédé  le  plus  simple  et  le  plus  exact 
est  de  chauffer  fortement  le  minerai  dans  un  creuset  ouvert , 
de  manière  à en  brider  le  soufre  et  à en  volatiliser  le  tellure  , 
de  faire  fondre  le  résidu  avec  une  certaine  quantité  de  plomb 
pur,  et  de  soumettre  ensuite  l’alliage  à la  coupellation.  En 
appliquant  au  produit  de  la  cou]>ellation  le  procédé  du  dé- 
pari , on  isolera  l’or  et  l’argent  qui  se  trouvaient  daus  le  mi- 

. 4 

uerai  essayé . 

Essais  des  mines  de  titane. 

1074-  Les  minerais  de  titane  peuvent  être  analysés  de  la 
manière  suivante.  Après  les  avoir  réduits  en  poudre  fine , oit 
les  fond  avec  de  la  potasse  dans  un  creuset  d’argent , et  oit 
soumet  le  tout  au  rouge  obscur,  pendant  une  heure  environ  , 
Ou  jusqu’à  ce  que  toute  la  silice  soit  dissoute  ; on  traite  le 
résidu  de  la  calcination  par  l’eau  chaude  ; on  le  Sursature  avec 
de  l’acide  hydrochlorique , et  l’on  fait  évaporer  àsiccité.  On 
verse  de  nouvel  acide  étendu  sur  la  matière  ; ou  chauffe  légè- 
rement, afin  de  favoriser  l’action,  et  l’on  projette  le  tout  sur 
un  filtre  : la  portion  de  substance  insoluble  dans  l’acide  sera 
la  silice  contenue  dans  la  mine.  On  verse  alors  dans  la  liqueur 
filuée  de  l'ammoniaque  , qui  précipite  les  oxides  de  fer  et  ds 
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titane;  ou  les  lave  bien,  on  les  sècbe,  on  les  mêle  avec  une 
certaine  (juantilé  de  sel  ammoniac , et  l’on  projette  le  mélange 
dans  un  creuset  rouge;  ce  qui  reste  après  les  lavages  ordinaires 
doit  être  de  couleur  blancbe,  c’est  de  l’oxide  de  titane  pur.  Si 
par  hasard  cet  oxide  retenait  encore  un  peu  de  fer,  il  faudrait 
le  traiter  par  le  sel  ammoniac  une  seconde  fois;  la  perte  dit  « 
poids  en  dernier  lieu  donnera  la  quantité  de  fer  contenu.  La 
liqueur  de  laquelle  on  a précipité  les  oxides,  ne  contient 
plus  que  de  la  chaux  ; on  sature  celle-ci  par  l’acide  hydrochlo- 
rique , et  on  décompose  le  sel  formé  par  un  carbonate  alcalin. 
Son  poids  donnera  celui  de  la  chaux  existante  dans  le  minerai. 

Essais  des  minerais  (Turane. 

10^5.  Les  minerais  d’urane,  peu  communs  dans  ta  nature, 
peuvent  être  essayés  de  la  manière  suivante.  Nous  prendrons 
pour  exemple  l’urane  oxidulé  , qui  contient  à l’état  de  mélange 
du  plomb  sulfuré , du  fer  oxidé,  du  cuivre  pyriteux(?)et  delà 
silice.  On  fait  chauffer  le  minerai  pulvérisé  dans  quatre  ou  cinq 
fois  son  poids  d’acide  nitrique  étendu,  jusqu’à  ce  que  toute 
action  cesse  de  se  manifester  ; le  résidu  n’est  composé  que  de 
soufre  et  de  silice.  O11  les  sépare  par  le  filtre  de  la  solution  , 
dans  laquelle  on  ajoute  du  sulfate  de  soude , de  manière  à pré- 
cipiter tout  le  plomb  qui  s’y  trouve  contenu.  On  filtre  de  re- 
chef, on  réunit  les  eaux  de  lavage , et  l’ on  y verse  de  la  po- 
* tasse  caustique  , qui  occasione  un  précipité  formé  des  oxides 
d’urane,  de  fer  et  de  cuivre.  On  traite  par  l’aminoniaqae,  qui 
dissout  le  cuivre  sans  toucher  aux  deux  antres  oxides;  on  fait 
bouillir  ceux-ci  avec  une  quantité  convenable  de  bi-carbona  te 
de  potasse  en  dissolution,  qui  dissout  tout  l’oxide  d’urane,  et 
l’oxide  du  fer  est  facilement  séparé  par  le  filtre.  Pour  avoir 
alors  l’urane  de  la  dissolution  alcaline , il  ne  s’agit  plus  que 
de  la  saturer  par  un  acide,  puis  précipiter  par  l'ammoniaque  ; 
l'oxide  d’urane  se  précipitera  parfaitement  pur.  En  le  séchant 
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convenablement  et  le  chauffant  avec  tlu  charbon  dans  un  petit 
creuset,  on  en  obtiendra  aisément  le  tne'tal. 

é . - «•  ' 

Essais  des  minerais  de  cérium. 

1076.  Les  minerais  de  cérium  sont  très  rares  dans  la  nature: 
la  ce'rite  est  celui  qu’on  rencontre  encore  plus  abondamment. 
Voici  comment  on  peut  l’analyser.  On  la  fait  fondre  avec  trois 
fois  son  poids  de  potasse,  et  l’on  traite  la  masse  par  l’eau,  qui 
dissout  le  silicate  de  potasse  formé.  On  traite  le  résidu  par 
l’acide  hydrochlorique,  qui  dissout  les  oxides  de  fer  et  de 
cérium;  on  verse  dans  la  dissolution  de  l’acide  oxalique,  qui 
précipite  le  cérium  à l’état  d'oxalate  blanc  qu’il  suffit  de  cal- 
ciner pour  en  obtenir  l’oxide  parfaitement  pur.  On  peut  ré- 
duire celui-ci  avec  un  peu  de  charbon  ou  de  flux  noir.  Les 
autres  minerais  de  cérium  peuvent  être  traités  comme  !a 
ce'rite. 

Essais  des  minerais  de  cadmium. 

• . • . . ' ■ 1 

1077.  Le  cadmium  ne  forme  pas  de  minerais  proprement 

dits;  il  ne  se  rencontre  qu’en  très  petites  proportions  dans  les 
minerais  de  zinc.  Pour  déterminer  si  une  mine  de  zinc  con- 
tient du  cadmium,  il  faut  en  exposer  un  fragmenta  la  flamme 
du  chalumeau  : si  ce  métal  y existe,  il  se  déposera  un  su- 
blimé jaune  sur  le  support,  avaut  que  le  zinc  ne  soit  réduit. 

<ar 

Essais  des  minerais  de  colombium. 

1078.  Ces  minerais  très  rares  contiennent  l’oxide  de  colom- 
bium ou  acide  colombique  toujours  combiné  , soit  avec 
l’oxide  de  fer  et  de  manganèse , soit  avec  ces  deux  oxides  et 
l’yltria,  et  quelquefois  mêlé  en  outre  avec  une  certaine  quan- 
tité d’oxide  d’étain.  Pour  en  faire  l’essai , on  les  pulvérise,  on 
les  fond  avec  deux  parties  de  potasse;  on  traite  le  produit  par 
l’eau  bouillante  ; on  filtre  la  liqueur,  et  l’on  y versé  un  excès 
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d’acide  hydrocliloriquc.  Par  la  potasse  et  l'eau,  on  a dissous 
l’acide  colembique  avec  de  l’étain  seulement,  et  par  l’acide 
hydrochlorique , on  le  précipite.  On  lave  le  précipité  et  on  le 
sèdbe.  On  peut  le  réduire,  comme  l’a  faitM.  Berzélius,  en 
l’exposant  à une  chaleur  violente,  dans  un  petit  creuset  de 
charbon.  On  peut  s’en  éviter  la  peine,  puisque  l’on  connaît 
la  composition  de  cet  acide , qui  est  formé  de  i oo  parties  de 
métal  et  de  5,485  d’oxigène. 

Essais  de  divers  métaux. 

107g.  Nous  ne  parlerons  point  ici  des  essais  relatifs  aux 
minerais  de  palladium,  d’iridium,  de  rhodium  et  d’osmium, 
par  la  raison  qu’ils  sont  trop  peu  répandus  dans  la  nature 
pour  qu’on  puisse  jamais  les  exploiter  en  grand  et  les  utiliser. 
L’occasion  d’ailleurs  de  les  soumettre  à l’analyse  ne  peut  se 
présenter  que  très  rarement  au  minéralogiste , et  comme  nous 
avons  donné  tous  les  détails  suffisans  pour  reconnaître  ces 
divers  métaux , à l’article  Extraction  du  platine , nous  y ren- 
voyons le  locteur. 

Essais  des  minerais  de  soufre. 

1080.  Ils  se  font  par  la  voie  sèche,  et  sont  fondés  sur  l’ex- 
trême volatilité  du  soufre,  qui  permet  dôle  séparer  assez  exac- 
tement des  matières  terreuses  dans  lesquelles  il  est  presque 
toujours  engagé.  On  introduit  une  quantité  donnée  du  mine- 
rai pulvérisé  dans  une  cornue  de  verre,  munie  d’un  récipient  en 
partie  rempli  d’eau;  par  une  chaleur  convenablement  ménagée, 
le  soufre  se  réduit  en  vapeurs  qui  viennent  *e  condenser  dans 
l’eau  du  récipient.  On  ne  doit  cesser  l’opération  que  lorsqu’il 
ne  se  dégage  plus  de  vapeurs  de  la  matière  contenue  dans  la 
cornue  ; on  recueille  le  soufre  obtenu,  on  le  dessèche  et  on  le 
pèse.  Si  l’on  voulait  éviter  jusqu’aux  moindres  causes  de  perte 
et  arriver  à des  résultats  plus  exacts , il  faudrait  avoir  recours- 


Digitized  by  Google 


DE  MlfflfeftALOGIE.  4i$ 

à l’essai  par  la  voie  humide,  (pii  consiste , dans  ce  cas,  à faire 
bouillir  le  minerai  dansune  suffisante  quantité  d’acide  nitrique 
qu’on  renouvelle  plusieurs  fois  s’il  est  besoin  , à réunir  les  di- 
verses liqueurs,  les  fdtrer  et  y verser  de  l'hydrochloratc  de 
baryte,  qui  précipité  exactement  tout  l’acide  sulfurique  qui 
s’est  forme , par  suite  de  la  réaction  de  l’acide  nitrique  sur  le 
soufre  couteau  dans  la  mine.  En  recueillant  avec  soin  le  sul- 
fate de  baryte  et  le  desséchant,  on  parvient  à apprécier  avec 
certitude  la  quantité  du  corps  combustible  qu’on  recherche, 
puisqu’on  connaît  la  composition  de  ce  sel  ; mais  on  peut 
encore  plus  facilement  la  déduire  du  poids  du  chlorure  de 
barium  employé , car  le  nombre  équivalent,  ou  le  poids  do  l’a- 
tome de  soufre  étant  20, 116,  et  celui  du  chlorure  de  barium 
cristallisé,  i52,44*  *1  suffit  de  faire  cette  proportion: 

i5a,44  • 20, 1 *6  le  poids  du  chlorure  de  barium  employé 
est  à un  quatrième  terme , qui  sera  la  quantité  de  soufre 
cherchée. 

; . . Essais  pour  le  sélénium.  ( 

1 08 1 . On  ne  peut  chercher , dans  aucun  cas , à déterminer 
la  proportion  de  ce  corps  dans  les  minerais  qui  le  contiennent, 
mais  on  veut  quelquefois  en  reconnaître  la  présence  : c’est  à 
quoi  l’on  parvient  facilement , suivant  M.  Bcrzélius,  en  les 
chauffant,  même  en  très  petite  quantité,  avec  la  lampe  à esprit- 
de-vin  , dans  un  tube  de  verre  ouvert. aux  deux  extrémités  et* 
incliné  sens  un  angle  de  45°  1 le  soufre  renfermé  dans  ces 
minéraux  passe  à l’état  d’acide  sulfureux,  tandis  que  le  sélé- 
nium, du  moins  en  partie,  se  sublime  en  forme  d’anneau 
rouge.  Cependant  le  soufre  et  l’arsenic  peuvent  souvent  pro- 
duire un  phénomène  analogue  ; mais  alors  l’odeur  de  rave  que 
répand  le  sélénium  lorsqu’on  le  calcine,  ne  se  fait  pas  sentir 
pendant  la  formation  de  l’anneau  rouge. 
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Essais  velalijs  aux  sulfures. 

1082.  Les  essais  relatifs  aux  sulfures  métalliques  sont  très 
aisés  à pratiquer , et  ces  corps  étant  doués  de  caractères  assez 
tranchés , ne  présentent  aucune  difficulté  dans  leur  détermi- 
nation. Ils  ont  pour  propriétés  caractéristiques  de  donner  du 
gaz  hydrogène  sulfuré  par  les  acides  affaiblis , soit  à froid , 
soit  à chaud , et  du  soufre  ou  de  l’acide  sulfureux  lorsqu’on 
les  chauffe  en  vases  clos  ou  au  contact  de  l’air  ; quelques-uns 
cependant  étant  volatils  h une  température  inférieure  à celle 
où  s’opère  leur  décomposition,  se  subliment  immédiatement 
sans  répandre  d’odeur  sulfureuse;  il  faut  alors  les  traiter  par  lés 
acides  pour  en  dégager  l’acide  hydrosulfurique , dont  la  pré- 
sence entraîne  toujours  l’idée  d’un  sulfure. 

Pour  faire  l’analyse  d’un  sulfure  métallique , la  meilleure 
méthode  est  sans  contredit  celle  que  M.  Laugier  a suivie  dans 
son  beau  travail  sur  les  sulfures  d’arsenic.  Elle  consiste -à 
mettre  le  sulfure  en  contact  avec  l’acide  nitrique  affaibli , à 
une  température  un  peu  inférieure  à celle  de  100  degrés.  Cet 
acide  transforme  le  soufre  du  sulfure  en  acide  sulfurique  , et 
le  métal  en  oxide  ou  acide,  qui  se  dissout  le  plus  ordinaire- 
ment dans  l’excédant  d’acide  nitrique.  Lorsque  la  dissolution 
du  sulfure  est  complète,  on  l’étend  d’eau,  on  y ajoute  un 
oxide  alcalin  ( soude , potasse  ou  ammoniaque)  qui  précipite 
^Toxide  métallique , que  l’on  sépare  de  la  liqueur  surnageante 
par  le  filtre,  et  dans  celle-ci , qui. renferme  l’acide  sulfurique 
formé , on  verse  une  quantité  suffisante  d’uu  sel  soluble  de 
baryte  , de  manière  à obtenir  un  sulfate  insoluble , qu’on 
isole  de  même  par  le  filtre , et  qu’on  lave  pour  le  sécher  en- 
suite. Le  poids  de  ce  sulfate  , dont  la  composition  est  bien 
connue , indique  de  suite  la  proportion  du  soufre  qui  faisait 
partie  du  sulfure , tandis ‘que  celui  de  l’oxide  donne  celle  du 
métal  par  la  soustraction  de  son  oxigène. 
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Lorsque  le  métal  du  sulfure  traité  par  l’acide  nitrique  peut-.’ 
former  un  oxide  insoluble  dans  celui-ci,  et  c’est  le  casdës' 
l’étain,  du  bismuth  et  de  l’antimoine,  comme  l’acide  sûliii-, 
rique  pourrait  s’y  unir  et  donner  lieu  à un  sulfate  qui  sè  me-' 
lerait  à la  masse  de  l’oxide  insoluble,  et  par  là  serait  une', 
cause  d’inexactitude,  il  faut  remédier  à cet  inconvénient,  peu? 
grave  d’ailleurs,  en  traitant  par  l’eau  le  produit  de  la  réaction 
de  l’acide  nitrique.  Tout  l’acide  sulfurique  se  dissout  dans 
l’eau,  tandis  que  l’oxide  reste  pur.  On  dissout  ce  dernier  dans 
l’acide  hydroclilorique,  d’où  l’on  précipite  le  métal  à l’aide 
d’un  barreau  de  zinc.  On  convertit,  comme  ci-dessus,  l’a- 
cide sulfurique  en  sulfate  de  baryte , et  l’on  a tous  les  élé- 
mens  nécessaires  à la  détermination  du  poids  du  soufre  et  du 
métal. 

Lorsque  le  métal  du  sulfure , au  lieu  d’être  oxidable , est 
acidifiable  , comme  , par  exemple  , l’arsemc  , etc.  , l’a- 
cide métallique  produit  reste  ordinairement  en ; dissolution 
mêlé  à l’acide  sulfurique.  On  précipite  alors  par  un  sel  de 
baryte;  on  traite  le  précipité  par  l’acide  nitrique,  qui  dis- 
i sout  seulement  le  sel  métallique  de  baryte  ; on  lave  exac- 
tement le  sulfate  de  baryte,  on  le  calcine  fortement,  et 
on  le  sèche.  De  son  poids  on  conclut  celui  du  métal  et  du 
soufre. 

Il  est  bon  d’observer  que  ce  moyen  analytique  pour  les 
sulfures  est  assez  long , mais  les  résultats  qu’il  donne  soiit 
exacts.  . <. 

Essais  relatifs  aux  oxides. 


i o83.  Les  oxides  métalliques  naturels  sont  assez  nombreux  ; 
peu  d’entre  eux  se  trouvent  à l’état  pur,  à moins  qu’ils  ne 
soient  cristallisés  ; le  plus  ordinairement  ils  sont  mélangés 
plusieurs  ensemble,  et  renferment  en  outre  des  oxides  ter- 
reux, soit  que  ces  derniers  y existent  accidentellement,  et 
Tome  II.  27 
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comme  faisant  partie  de  la  gangue , soit  qu’ils  s’y  rencontrent 
toujours  à l’état  de  combinaison  plus  ou  moins  intime.  Les 
essais  dociniastiques  ont  pour  but  d’isoler  des  corps  hétéro- 
gènes, l’oxide  dominant  dans  le  composé,  et  qui  lui  imprime 
la  plus  grande  partie  de  ses  caractères. 

On  commence  d’abord  par  traiter  l’oxide  à analyser  par- 
les acides , dans  l’intention  de  séparer  les  substances  solubles 
dans  ces  réactifs  de  celles  qui  ne  le  sont  pas.  Ces  acides  varient 
suivant  la  nature  présumée  de  l’oxide  : ce  sont  ou  des  oxa- 
cides ou  des  hydracides.  Mais  l’oxide  se  comporte  de  diverses 
manières  avec  eux:  tantôt  il  se  dissout  immédiatement,  et 
sans  présenter  aucun  phénomène  particulier , avec  ou  sans  le 
secours  de  la  chaleur;  tantôt  avant  de  se  dissoudre  , et  meme 
pendant  sa  dissolution,  il  laisse  dégager  un  gaz  particulier, 
qui  peut  être  ou  de  l’oxigène  (c’est  le  cas  des  peroxides,  dont 
quelques-uns  ne  peuvent  se  dissoudre  dans  les  acides  qu’à  un 
état  d’oxidation  inférieur  ; exemple  : peroxides  de  fer , de 
mangquèse,  de  plomb,  de  cobalt,  etc.  ),  ou  du  gaz  nitreux 
( c’est  ie  cas  des  oxides  au  minimum  d’oxigénation  , qui  ne 
peuvent  se  dissoudre  dans  les  acides  qu’autaut  qu’ils  sont  à , 
un  .degré  d’oxidation  plus  avancé  ; exemple  : protoxide  de 
cuivre,  etc.),  ou  enfin  du  chlore  lorsqu’on  a fait  usage  d’acide 
hydroclilorique,  et  que  l’oxide  est  au  maximum  d’oxigéna- 
tion (tels  sont  .les  peroxides  de  manganèse,  de  collait,  etc.  ). 
Dans  tous  les  cas , il  faut  opérer  la  dissolution  de  la  manière 
la  plus  complète , et  pour  cela  traiter  la  mine  à plusieurs  re- 
prises par  l’acide  dont  on  a fait  choix , et  aider  la  réaction 
par  une  chaleur  convenable.  La  dissolution  doit  ensuite  être 
filtrée  avec  soin , le  résidu  lavé  et  séché , afin  de  tenir  compte 
de  son  poids.  Pour  obtenir  l^ixide  isolé  et  pur , on  traite  la 
dissolution  acide  par  des  corps  qui  ont  la  propriété  de  préci- 
piter cet  oxide  sans  agir  sur  les  autres  substances  qui  l’accom- 
pagnent dans  la  liqueur,  ou  qui  précipitent  au  contraire  ces 
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dernières  en  totalité  sans  toucher  à l’oxide  en  question'."’  Cckv£w’ 

# 

réactifs  sont  toujours  des  bases  alcalines,  telles  que  là  s oudè'^A 
la  potasse , l’ammoniaque , etc.  11  arrive  souvent  que  l’oxide 
métallique  qu’on  veut  isoler  est  précipité  avec  plusieurs  autres 
à la  fois  ; dans  ce  cas  , on  reprend  le  précipité  par  d’autres 
acides  ou  des  alcalis  qui  dissolvent  celui  que  l’on  cherche  sans 
dissoudre  les  autres,  et  vice  vers  A.  Quoi  qu’il  en  soit,  une  fois 
que  l’on  est  parvenu  à débarrasser  cet  oxide  des  corps  étran- 
gers, on  le  iavc  et  on  le  sèche  avec  soin.  De  son  poids,  on 
conclut  la  richesse  jlu  minerai  essayé,,  car  lorsque  sa  compo- 
sition est  bien  connue,  il  est  inutile  de- le  réduire  par  le  char- 
bon pour  avoir  le  poids  absolu  de  son  métal. 

Ces  généralités  suffiront  pour  bien  entendre  la  manière  dont 
on  doit  procéder  à l’essai  des  oxides  métalliques",  car,  en  Mé- 
tallurgie , on  ne  soumet  jamais  les  terres  et  les  alcalis  à ce 
genre  de  recherches,  puisqu’ils  ne  sont  l’objet  d’aucun  traite- 
ment dans  les  fourneaux.  " ( 

■ 

Essais  relatifs  aux  sels. 

. '•  ► \ 
vry* 

1084.  Les  genres  de  sels  métalliques  qui  sont  les  plus  coin'-;,  * 
muns  dans  la  nature,  sont  : les  carbonates , les  sulfites , "’leây$> . 
arseniates  , les  phosphates,  les  chromâtes.’  Il  est^très  in^ÿl^ 
portant  de  savoir  les  distinguer  les  uns  des  au  tresse  tVd’enr*  - 
faire  une  analyse  à.  la  fois  prompte  et  exacte  ; rien  n’est  plus"* 
facile.  ■ • 

A l’aide  des  acides , réactifs  dont  le  secours  est'j"  comme 
nous  l’avons  déjà  vu , si  précieux  pour  le  chimiste  et  le  mé- 
tallurgiste , on  parvient  à reconnaître  de  suite  la  nature  d'un 
sel  que  l’on  veut  examiner.  Si  le  composé , traité  par  les 
acides , se  dissout  en  présentant  un  bouillonnement  plus  ou 
moins  fort,  une  effervescence  occasionée  par  le  dégagement- 
d?un  gaz  invisible  qui,  reçu  dans  l’eau  de  chaux  , la  trouble  à. 
l’instant,  on  est  certain  que  c’est  un  carbonate;  s’il  se  dissout, 
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au  contraire! , sans  présenter  un  pareil  phénomène,  si  la  dis- 
solution est  complète  et  tranquille  avec  ou  sans  le  secours  de 
la  chaleur,  on  peut  penser  que  c’est  un  arseniale  ou  un  phos- 
phate ; enfin,  si  les  acides  sont  sans  action  sensible  sur  lui, 
même  avec  le  secours  d’une  chaleur  prolongée , on  est  assuré 
que  c’est  un  sulfate  ou  un  chromate.  On  distinguera  toujours 
un  arseniate  d’un  phosphate,  en  ce  que  le  premier,  traité  au 
■chalumeau  sur  un  charbon , exhalera  très  manifestement  une 
odeur  d’ail,  caractère  qui  n’appartient  pas  au  dernier  genre 
de  sel;  et  un  sulfate  d’un  chromate,  en  ce  que  celui-ci, 
chauffé  sur  un  charbon  avec  du  verre  de  borax  , colore  ce 
dernier  en  vert  émeraude , ce  que  ne  fait  jamais  un  sulfate. 

Ces  essais  préliminaires  bien  simples  ayant  fait  connaître  la 
nature  d’un  sel,  il  ne  s’agit  plus  que  de  procéder  à son  essai 
doçimastique. 

a.  Si  c’est  un  carbonate , ou  le  traite  par  l’acide  nitrique 
ou  hydrocldorique , de  manière  à en  dégager  l’acide  carbo- 
* nique  qu’on  peut  recevoir  dans  de  l’eau  de  chaux  , afin  d’en 
connaître  la  proportion  ; on  filtre  la  dissolution  , et  on  y verse 
aine  base  alcaline  pour  précipiter  l’oxide  métallique  , dont  le 
.poids,  à l’état  sec,  indique  celui  du  métal. 

JS.  Si  c’est  nn  phosphate  ou  un  arseniate,  comme  le 
traitement  est  absolument  le  même , on  en  prend  un  poids 
donné,  qu’on  fond  dans  un  creuset  de  platine  avec  trois  ou 
quatre  fois  son  poids  de  potasse  caustique,  qui  s’empare  de 
tout  l’acide.  On  délaie  la  masse  fondue  dans  de  l’eau  distillée, 
et  on  filtre  : l’oxide  métallique,  .mêlé  aux  substances  étran- 
gères contenues  dans  le  minerai , reste  sur  le  filtre  ; on  traite 
ce  résidu  par  un  acide  qui  dissout  seulement  l’oxide,  que  l’on 
précipite  à l’aide  d’un  réactif  approprié , et  dont  on  prend  le 
■ poids  lorsqu’il  est  sec.  D’autre  part,  on  sature  avec,  de  l’acide 
hydrocldorique  la  dissolution  alcaline  obtenue  par  le  lavage 
de  la  masse  fondue;  011  sursature  l'acide  par  de  l’ammoniaqqe, 
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et  l’on  verse  dans  la  liqueur  de  l’eau  de  chaux  en  excès  ; il  se 
fait  un  précipité  de  phosphate  ou  d’arseniate  de  chaux.  Il -ne 
s’agit  plus  alors,  pour  savoir  la  proportion  de  l’acide  phos- 
phorique  ou  arsenique  combiné  primitivement  à l’oxide  mé- 
tallique, que  de  laver  ce  sel  et  de  le  calciner.  En  ajoutant  à 
la  somme  réunie  de  l’oxide  et  de  l’acide  celle  des  corps  étran- 
gers restés  sur  le  fdtre,  on  a juste  la  composition  exacte  du 
minerai  que  l’on  a soumis  à l’analyse. 

On  pourrait  suivre , pour  les  arseniates , un  autre  n.ode  de 
traitement,  dissoudre,  par  exemple,  le  sel  dans  un  excès 
d’acide  nitrique  ou  hydrochlorique,  et  faire  passer  dans  cette 
dissolution  un  courant  de  gaz  hydrogène  sulfuré  jusqu’à  ce 
qu’il  ne  se  formât  plus  de  précipité.  De  cette  manière,  le 
sulfure  d’arsenic  formé  donne  ie  poids  de  l’arsenic  métal , et 
l’oxide  resté  en  dissolution  dans  l’acide,  étant  précipité  par 
un  alcali,  fait  connaître  la  proportion  du  métal.  La  méthode 
précédente  suffit  néanmoins  ; elle  conduit,  comme  cette  der- 
nière, à des  résultats  précis:  on  peut,  au  reste,  faire  usage  de 
l’une  à l'égard  de  l’autre  comme  moyen  de  vérification. 

y.  Lorsque  le  sel  est  un  sulfate , le  traitement  varie  suivant 
qu’il  est  soluble  ou  non  dans  l’eau.  Dans  le  premier  cas  (exem- 
ple : les  sulfates  de  fer,  de  cuivre,  de  zinc ) , il  ne  s’agit  que  de 
dissoudre  le  sêl  dans  l’eau  distillée  et  de  précipiter  par  un 
alcali  ou  un  carbonate  alcalin , selon  sa  nature.  Dans  le  se- 
cônd  cas , on  fait  bouillir  le  minerai  avec  du  carbonate  de 
potasse;  il  se  forme  un  carbonate  métallique  insoluble  et  du 
sulfate  dépotasse  qui  reste  en  dissolution.  On  calcine  le  car- 
bonate, et  l’on  obtient  pour  résidu  l’oxide  métallique  par- 
faitement pur. 

S'.  Enfin  si  l’on  a affaire  à un  chromate,  et  i\  n'en,  existe  que 
deux  dans  la  nature , celui  de  plomb  et  celui  de  fer,  on  fait 
tisage , comme  pour  les  sulfates  insolubles , des  carbonates 
alcalins  ou  des  alcalis.  On  emploie  la  voie  humide  pour  le 
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chromaïc  de  plomb , et  la  voie  sèche  pour  celui  de  fer.  Ainsi 
pour  le  premier  de  ces  sels,  après  l’avoir  pulvérisé  exactement, 
on  le  fait  bouillir  avec  six  fois  son  poids  de  carbonate  de  po- 
tasse ; il  se  dépose  du  carbonate  de  plomb  et  il  reste  en  disso- 
lution du  cbromate  de  potasse  ; on  sature  légèrement  la 
liqueur  d’acide  nitrique , et  on  y verse  du  proto-nitrate  de 
mercure.  Il  se  forme  un. chromate  rouge  de  mercure  quj,  lavé 
et  calciné  à une  chaleur  rouge,  laisse  pour  résidu  de  l’oxide  de 
chrome  vert  très  pur,  dont  le  poids  indique  celui  de  l’acide 
chromique  du  chromate  de  plomb.  Quant  au  chromate  de  fer, 
on  le  fond  avec  une  partie  de  potasse  ou  une  demi-partie  de 
nitre.  On  traite  la  masse  fondue  par  de  l’eau  distillée,  qui  dis- 
sout le  chromate  de  potasse  formé , et  l’on  traite  la  dissolution 
comme  pour  le  chromate  de  plomb. 

Annotations.  Nous  avons  souvent  omis,  en  donnant  les 
procédés  d’analyse  ci-dessus,  de  préciser  la  quantité  de  mine- 
rai que  l’on  devait  traiter;  mais  nous  pensons  que,  l’ayant  dit 
plusieurs  fois,  011  aura  étendu  cette  recommandation  à tous 
les  essais  que  nous  avons  décrits.  En  général,  les  proportions 
de  matière  sur  lesquelles  On  agit  soht  ordinairement  très  peti- 
tes, car  100  parties,  quelque  soit  leur  poids,  représentent  tou- 
jours un  quintal  docimastique  ; et  en  effet,  les  moyens  analy- 
tiques fournis  par  laChimie  moderne  sont  d’uno  telle  précision, 
qu’011  peut  conclure  d’un  résultat  obtenu  sur  une  proportion 
très  faible  de  substance , la  composition  exacte  d’une  grande 
masse  dont  on  a détaché  ces  parcelles. 

io85.  Ici  se  termine  la  série  des  essais  docimastiques  que 
nous  avons  cru  devoir  donner  dans. ces  Éléuiens  de  Métallur- 
gie: nous  aurions  pu  les  étendre  et  les  développer  davantage, 
mais  nous  avons  pensé  que  ce  serait  sortir  du  cadre  que 
comporte  cet  ouvrage.  G’est  cette  même  raison  qui  nous  a 
empêchés  ^le  donner  les  détails  relatifs  à l’analyse  des  oxides 
terreux  et  alcalins  qui  sont  connus,  en  Minéralogie,  sous  les 
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noms  de  terres  et  de  pierres  ; nous  renvoyons  nos  lecteurs 
aux  ouvrages  qui  s’occupent  spécialement  de  l’analyse  chimi- 
que et  minéralogique , parmi  lesquels  nous  recommanderons 
surtout  les  traités  de  MM.  Thénard,  Thomson,  etc.  ; le  Traité 
du  Chalumeau  de  M.  Berzélius,  etc. 

Nous  croyons  cependant  devoir  compléter  les  idées  géné- 
rales que  nous  avons  esquissées  sur  un  sujet  si  important , en 
présentant  un  tableau  des  réactifs  qui  peuvent  servir  à faire 
reconnaître  la  présence  des  divers  métaux  dans  les  dissolu- 
tions salines.  Ce  tableau  ne  présentera  que  ceux  d’entre  eux 
dont  l’action  est  certaine  et  bien  connue.  La. première  colonne 
renferme  le  nom  des  métaux  dont  nous  avons  déjà  parlé,  et 
auxquels  nous  avons  joint  ceux  des  terres  et  des  alcalis.  La 
seconde  comprend  tous  les  réactifs  qui , employés  en  dissolu- 
tion, fournissent  des  précipités  que  l’on  distingue  les  uns  des 
autres  par  la  couleur  : tels  sont,  l’acide  hydrosulfurique,  les 
sulfures  alcalins  (hydrosulfates  de  potasse , de  soude  ou  d’am- 
moniaque), le  ferro-cyanure  de  potassium , la  solution  de 
gélatine,  etc.  La  troisième  et  la  quatrième  colonne  font  con- 
naître les  différentes  colorations  que  prennent  le  verre  de 
borax  et  celui  de  phosphate  double  de  soude  et  d’ammoniaque, 
avec  les  oxides  métalliques  qui  se  rencontrent  dans  les  com- 
posés solides  et  qu’on  expose  à l’action  du  chalumeau:  Enfin, 
la  dernière  renferme  les  substances  qui  servent  habituellement 
en  Chimie  à séparer  exactement  et  complètement  les  uns  des 
autres  lès  métaux  existant  plusieurs  ensemble  en  dissolution 
dans  un  même  liquide;  c’est  ce  que  nous  appelons  avec 
M.  Thomson , des  précipitons.  Nous  croyons  que  ce  tableau 
sera,  par  cette  disposition,  d’une  grande  utilité  et  évitera  de 
longues  et  fastidieuses  recherches  aux  personnes  qui  s’oci- 
cupent  de  docimasie  et  d’analyse  minéralogique. 
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„DES  DIVERSES  PRÉPARATIONS  MÉTALLURGIQUES.  1 

«'  ' 

1086.  Les  diverses  substances  métalliques  que  l’on  extrait 
du  sein  de  la  terre,  et  auxquelles  on  donne  le  nom  de  minerais , 
ne  peuvent  pas  être  employe'es  immédiatement  à l’extraction 
des  métaux  qu’elles  contiennent.  Lorsque , par  les  essais  que 
nous  venons  d’indiquer , on  a reconnu  aux  minerais  une  ri- 
chesse suffisante  pour  qu’on  puisse  les  traiter  en  grand  avec 
avantage , on  les  soumet , selon  leur  nature , à des  opérations 
préliminaires  qui  ont  pour  but  de  les  débarrasser,  autant  que 
possible,  des  matières  étrangères  qui  en  altèrent  la  pureté.  . 

Les  moyens  que  l’on  met  en  usage  pour  parvenir  à ce  résul- 
tat sont  mécaniques  ou  chimiques. 

Les  opérations  mécaniques  consistent  dans  le  triage,  le 
hocardage  et  les  lavages.  Leur  but  est  de  séparer  la  gangue 
du  minerai  et  de  le  diviser. 

Les  opérations  chimiques  se  réduisent  presque  uniquement 
aux  différens  modes  de  grillage.  Leur  but  est  de  chasser  l’eau, 
le  soufre,  l’arsenic  et  les  matières  volatiles  contenues  dans  les 
minerais,  de  les  rendre  plus  friables,  et  par  conséquent  plus 
attaquables  par  les  agens  métallurgiques  que  l’on  veut  em- 
ployer. 
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§ I.  Préparations  mécaniques  des  minerais. 

Ces  préparations,  comme  nous  venons  de  le  voir,  sont  le 
triage,  le  bocardage  et  les  lavages. 

1087,  Le  triage  consiste  à séparer  les  morceaux 

de  minerai  qui  contiennent, assez. de  métal  pour  être  exploités 
d’avec  ceux  qui  sont  trop  pauvres.  L’éclat  des  morceaux»  leur 
densité,  et  surtout  l’habitude  des  ouvriers  employés  à cet  usage, 
6ont  les  guides  dont  on  se  sert  dans  cette  opération. 

On  commence  paç  trier  le  minerai  dans  la  mine  même  d’où 
on  le  tire  ; mais  ce  triage  est  toujours  grossier  ; il  est  nécessaire 
d’en  faire  un  second , qui  se  pratique  ordinairement  sous  un 
hangar  ou  dans  de  grandes  salles.  Les  gros  morceaux  sont 
cassés  et  les  fragmens  placés  dans  différentes  cases,  suivant  leur 
richesse.  Comme  les  procédés  d’extraction,  sont,  souvent  diffé- 
rons, selon  la  quantité  de  métal  d’un  minerai,  il.  est  important 
que  ce  triage  soit  fait  avçc  soin.  On  a coutume  cependant  de 
faire  trois  tas  de  la  mine  : l’un  contient,  le  minerai  le  plus  riche, 
nommé  mine  de  triage  j l’autre,  un  mélange  de  gangue*  et  de 
métal  ; le  dernier,  que  l’on  rejette,  est  la  gangue  pure  qui  a 
été  séparée  par  le  cassage.  On  conçoit  que,  selon  la  valeur  des 
métaux , on  doit  conserver  ou  rejeter  des  morceaux  qui  con- 
tiennent très  peu  de  métal  ; mais  quand  le  métal  est  d’un  prix 
peu  élevé  et  la  mine  abondante , il  est  avantageux 'de  négliger 
.même  des  portions  de  mines  qui  contiennent  0,4  à 0,6  dp 
corps  que  l’on  cherche. 

, La  mine  de  triage  peut  être  traitée  directement  ; mais  celle 
qui  est  mélangée  de  gangue  a besoin  d’une  autre  opération, 
mécanique  que  l’on  nomme  bocardage. 

Les  parties  fines  qui  résultent  da  cassage  des  morceaux  Sont 
ramassées  et  réunies  aux  autres  débris  de  la  mine  pour  être  • 
soumises  à une  sorte  dç  lavage  que  l’on  nomme  criblage. 
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1088.  2.  Bocardage.  Le  bocardage,  fréquemment  employé 

Métallurgie , sert  à pulvériser  les  minerais  et  quelquefois 
aussi  à les  laver  en  même  temps.  Il  a lieu  au  moyen  d’un  ins- 
trument nommé  bocard,  qui  consiste  en  plusieurs  pièces  de 
bois  mobiles  placées  verticalement  et  maintenues  dans  cette 
position  entre  des  coulisses  de  charpente.  Ces  pièces  sont  ar- 
mées à leur  extrémité  inférieure  d’une  masse  de  fer  plus  ou 
moins  lourde.  Un  axe  mû  par  Beau  'et  tournant  horizonta- 
lement accroche  ces  espèces  de  pilons  au  moyen  de  parties 
saillantes  que  l’on  appelle  cames , et  qui  entrent  dans  une 
échancrure  des  pilons.  Ceux-ci  sont  soulevés  successivement  et 
retombent  dans  une  auge  longitudinale  creusée  dans  le  sol,  et 
dont  le  fond  est  garni  ou  de  plaques  de  fonte  ou  de  pierres 
dures.  C’est  dans  cette  auge,  et  au-dessous  des  pilons , que  le 
minerai  à bocarder  se  rend  en  tombant  d’une  trémie  que 
•l’on  entretient  toujours  pleine.  L’auge,  fermée  latéralement 
par  deux  cloisons  , renferme  trois  ou  quatre  pilons  ; c'est  et 
que  l’on  appelle  batterie:  ils  sont  disposés  de  manière  qut 
leur  soulèvement , comme  leur  chute  , se  fait  à des  in- 
tervalles de  temps  égaux.  Le  nombre  de  batteries  peut  va- 
rier. 

Tahtôt  on  bocarde  les  minerais  à sec,  mais  le  plus  souvent, 
comme  ils  ont  en  même  temps  besoin'  d’un  ou  plusieur 
lavages , on  fait  arriver  dans  le  bocard  un  courant  d’eau  qu 
entraîne  lés  particules  terreuses  et  une  certaine  quantité  d 
matière  métallique.  L’eau , au  sortjr  des  auges  du  bocard;  tra 
verse  des  canaux  plus  ou  moins  nombreux , dont  l’ensemble 
reçu  le  nom  de  labyrinthe.  La  disposition  particulière  à et 
canaux  permet  de  recueillir  dans  l’ordre  de  leur  plus  grané 
finesse  les  particules  de  métal  entraînées.  Cependant  une  gram 
.partie  de  ces  particules  restent  mélangées  avec  les  matièr< 
•terreuses , que  l’on  nomme  bourbe.  Quand  le  métal  est  d’u 
prix'  peu  élevé , on  abandonne  la  bourbe , 'mais  dans  le  et 
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contraire , on  obtient  le  peu  de  minerai  qu’elle  pourrait  con- 
tenir, par  des  lavages. 

Le  minerai  bocardé  prend  généralement  le  nom  d eSchlich. 
Dans  certains  cas,  le  scblich  est  encore  soqmis  à une  autre  opé- 
ration pour  le  réduire  en  poudre  très  fine , et  on  l’obtient  ainsi 
par  le  moyen  de  moulins  semblables  à ceux  qui  sont  destinés  à 
la  mouture. 

1 089.  3.  Lavage.  Le  lavage  a pour  but  de  séparer  mécanique- 
ment des  minerais  pilés,  les  parties  terreuses  de  la  partie  mé- 
tallique : il  faut , dans  ce  cas , que  celle-ci  ait  une  pesanteur 
spécifique  beaucoup  plus  grande  ; car  autrement  le  lavage  ne 
pourrait  être  pratiqué,  à cause  des  déchets  considérables  que 
le  minerai  éprouverait.  C’est  l’eau  qu’on  emploie  pour  opérer 
une  séparation  entre  ces  deux  matières  de  densité  différente  , 
et  pour  entraîner  les  parties  les  plus  légères, 

..  Mais  souvent  on  fait  précéder  le  lavage  d’une  opération 
nommée  criblage , qui  s’exécute  différemment,  suivant  les 
pays.  La  manière  la  plus  ordinaire  de  la  pratiquer  est  celle 
qu’on  appelle  criblage  à la  cuve  ou  par  dépôt.  Ce  criblage  a 
encore  pour  objet , comme  le  labyrinthe,  de  séparer  les  mi- 
nerais ( qui  n’orit  point  passé  au  bocard  à l’eau.)  par  ordre  de 
grosseur  de  grain;  il  se  pratique  particulièrement  sur  les  dé- 
bris de  mines  et  sur  ceux  provenant  du  cassage  des  minerais. 
On  place  ces  matières  dans  un  crible  ou  espèce  de  tamis  cir- 
culaire ou  carré,  dont  le  fond  est  formé  d’une  grille;  on 
plonge  ce  crible  rapidement,  et  à plusieurs  reprises,, dans  une 
cuve  remplie  d’eau  : celle-ci  entre  par  le  fond,  soulève  les 
particules  minérales,  les  sépare,  et  les  tient  un  instant  sus- 
pendues , après  quoi  elles  retombent , en,  suivant  à peu  près 
l’ordre  de  leurs  densités.  Elles  forment  autant  de  couches  dis- 
tinctes, que  l’ouvrier,  nommé  laveur,  enlève  facilement  avec 
une  spatule , en  rejetant  la  partie  supérieure,  lorsqu’elle  est 
trop  pauvre  pour  être  repassée  une  seconde  fois. 
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Lorsque  les  matières  ont  été  successivement  soumises  aux 
diverses  opérations  que  nous  venons  de  décrire,  et  qu’elles 
sont  en  poudre  assez  fine , elles  contractent  plus  d’adhérence 
entre  elles  et  avec  l’eau,  en  raison  de  leur  grande  ténuité , en 
sorte  que  leur  purification  devient  plus  difficile  : c’est  alors 
que  le  lavage  sur  les  tables  est  employé , et  011  commence  par 
celles  qui  offrent  les  manipulations  les  plus  simples.  Ce  sont 
les  labiés  dites  caisses  allemandes  ou  caisses  à tombeau  qui 
sont  surtout  employées  pour  le  lavage  du  sable  qui  sort  de 
dessous  les  pilons  du  bocard.  Ces  caisses  sont  rectangulaires  , 
ayant  environ  3m  de  longueur  sur  o“,5o  de  largeur;  les  re- 
bords sont  élevés  de  om,5o  : elles  sont  inclinées  d’environ 
Om,4<>.  A leur  extrémité  supérieure,  que  l’on  nomme  chevet , 
se  trouve  placée  une  espèce  d’auge  ou  de  boîte  sans  rebord  du 
côté  de  la  caisse,  et  sur  laquelle  on  dépose  le  minerai  à laver.. 
Au-dessous  de  cette  auge  passe  un  conduit  qui  verse  par  le  re- 
bord du  chevet  de  la  caisse  une  nappe  d’eau  qui  peut  s’écouler 
par  le  trou  percé  dans  le  rebord  du  pied  de  la  caisse.  L’ou- 
vrier fait  tomber  sur  la  table  une  partie  du  minerai  placé 
dans  l’auge  ; il  ramène  ensuite  continuellement  avec  un  rouable 
le  minerai  que  l’eau  entraîne,  de  manière  qu’il  n’y  ait  que  la 
partie  terreuse  et  le  minerai  fin  qui  soient  enlevés.  Ces  der- 
nières matières  se  déposent,  suivant  l’ordre  de  leurs  pesan- 
teurs spécifiques,  dans  les  canaux  placés  à la  suite  de  la 
caisse.  >-  ’/-»  *=  •/  1.  • ' ■ ' • 

. Pour  opérer  une  séparation  plus  complète  encore  des  par- 
ties terreuses , on  lâve  lës  miserais  fins  sur  des  tables  moins 
inclinées,  crû  le  éoufiant  d’eau,  moins  rapide  et  plus  étendu, 
permet  de  faire  plus  exactement , et  avec  le  moins  de  perte  « 
possible , la  séparation  de  la  gangue.  On  Confiait  plusieurs 
espèces  dè  tables' à laver , qu’on  emploie  ou  successivement 
pôfurtle  fcême  mlhefèi , ou  séparément  pour  les  diverses  sortes 
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les  tables  immobiles,  dites  tables  dormantes,  et  les  tables  mo- 
biles, dites  à percussion  ou  à secousses.  Nous  ne  les  décrirons 
pas , daus  la  crainte  de  dépasser  les  bornes  que  nous  nous 
sommes  prescrites  pour  cet  ouvrage  ; ce  que  nous  avons  dit 
sutlira  pour  faire  concevoir  facilement  leur  mécanisme  et  leur 
utilité.  Nous  renvoyons,  pour  plus  de  détails,  au  savant  article 
Minerai,  de  M.  Guenyveau,  du  Dictionnaire  des  Sciences  na- 
turelles , où  nous  avons  puisé  nous-mêmes  une  grande  partie 
de  ce  qui  précède  et  de  ce  qui  va  suivre. 

Il  existe  encore  une  autre  sorte  de  lavage,  qui  souvent  pré- 
cède le  triage , mais  qui  ne  s’emploie  généralement  que  pour 
les  minerais  peu  précieux , comme  ceux  de  fer.  Ce  lavage , 
très  économique,  s’exécute  en  plaçant  le  minerai  dans  une 
fosse , où  l’on  fait  arriver  un  courant  d’eau  pendant  que  des 
ouvriers  le  remuent  en  tous  sens  avec  des  pelles  ou  des 
râbles. 

Dans  plusieurs  usines,  ce  lavage  se  fait  au  moyen  d’une  ma- 
chine que  l’on  nomme  patouillct ; elle  consiste  en  une  auge  en 
bois  ou  en  fonte,  dont  le  fond  est  courbe , et  dans  l’intérieur 
de  laquelle  se  meuvent  des  bras  ou  des  espèces  d’anses  de  fer 
fixés  à l’axe  d’une  roue  mue  par  l’eau.  On  emplit  l’auge  du  mi- 
nerai à laver , et  l’on  a soin  qu’elle  soit  constamment  pleine 
d’eau , qui  se  renouvelle  en  entraînant  les  terres  que  le  mou- 
vement de  la  machine  détache  du  minerai.  L’opération  termi- 
née , on  enlève  uue  des  parois  latérales  de  l’auge , et  le  cou- 
rant entraîne  le  minerai  dans  un  bassin  plus  spacieux , où  il 
subit  une  sorte  de  triage. 

Telles  sont  les  préparations  mécaniques  que  l’on  fait  subir 
aux  minerais  à leur  sortie  de  lamine,  et  sans  aucune  autre  opé- 
ration intermédiaire.  Cependant  quelquefois,  avant  de  les  sou- 
mettre au  cassage  et  au  bocardage , on  leur  fait  éprouver  une 
calcination  , afin  de  diminuer  la  dureté  de  leur  gangue.  Cette 
opération  s’exécute  également  pour  quelques  minerais  de  fer. 
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Souvent  aussi  on  change  un  peu  l’état  chimique  des  subs*- 
tances  qui  composent  les  minerais , lorsqu’ils  doivent  être  sou- 
mis au  lavage  , parce  qu 'alors  les  parties  terreuses  et  les  ma- 
tières étrangères  sont  plus  faciles  à séparer.  C’est  dans  cette  vue 
que  l’on  grille  les  minerais  d’étain.  Cette  opération,  en  séparant 
l’arsenic  et  oxidant  le  cuivre  qui  y sont  contenus , permet  d’ob- 
tenir ensuite , par  le  lavage , de  l’oxide  d’étain  beaucoup  plus 
pur  que  l’on  n’aurait  pu  l’aVoir  sans  cela. 

En  général,  les  cas  où  l’on  a recours  à des  opérations  par- 
ticulières , comme  celles-ci , sont  assez  rares , et  presque  tou- 
jours on  suit  l’ordre  des  préparations  dans  lequel  nous  les 
avons  décrites,  c’est-à-dire  qu’on  commence  par  le  triage  et 
le  bocardage , et  qu’on  termine  par  le  lavage. 

§ II.  Préparations  chimiques  des  minerais. 

1090.  Les  préparations  chimiques  que  l’on  fait  subir  aux 
minerais  ont  toujours  ou  presque  toujours  pour  but  d’opérer 
la  séparation  de  substances  combinées  chimiquement , afin  de 
disposer  ces  minerais  à passer  avec  plus  d’avantage  aux  four- 
neaux de  fonte  ; elles  diffèrent  donc  essentiellement  de  celles, 
que  nous  avons  indiquées  précédemment , puisque  celles-ci 
n’avaient  pour  objet  que  de  séparer  des  substances  à l’état  de 
simple  mélange.  Ces  préparations  chimiques  préliminaires 
qui  ont  reçu  les  noms  de  rôtissage,  torréfaction , et  'plus  uni- 
versellement celui  de  grillage,  s’exécutent  au  moyen  du  feu , 
et  elles  se  distinguent  particulièrement  des  opérations  qui  doi- 
vent les  suivre , en  ce  qu’elles  ne  supposent  jamais  la  fusion  du 
minerai,  qui,  dans  ce  cas,  est  toujours  désavantageuse  et  nui- 
sible au  résultat  que  l’on  se  propose. 

On  peut  distinguer  plusieurs  espèces  de  grillagés,  suivant  les 
circonstances  dans  lesquelles  on  les  emploie,  et  -l’objet  qu’on 
veut  en  obtenir  : i°.  celui  qui  a pour  but  de  diminuer  l’adhé- 
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rence  des  molécules  d’un  minerai  ou  sa  cohésion  , afin  de  le 
rendre  plus  facile  à briser  ou  à pulvériser  : son  effet , dans  ce 
cas,  est  presque  mécanique.  C’est  ce  que  l’on  pratique  quel- 
quefois pour  des  minerais  de  fer,  pour  des  minerais  aurifères  , 
dont  la  gangue  est  une  roche  quarzeuse  très  dure , etc.  20.  Ce- 
lui par  lequel  on  cherche  à volatiliser  en  nature , par  une  vé- 
ritable distillation,  des  substances  qui. en  sont  susceptibles  , 
comme  l’eau , l’acide  carbonique  , qui  accompagnent  très 
souvent  les  terres  ou  les  oxides  métalliques  ; le  soufre  ; cer- 
tains métaux  volatils , tels  que  le  mercure , le  zinc , l’arse- 
nic , etc.  ; mais  il  est  presque  impossible  de  chasser  en  totalité 
ces  divers  corps  des  minerais  qui  les  renferment.  3°.  Enfin  , le 
grillage,  dont  Pair  atmosphérique  est  V agent  nécessaire , in- 
dispensable. Celui-ci  s’exécute  toujours  sur  des  substances  qui 
ne  peuvent  être  expulsées  par  la  chaleur  qu’autant  qu’elles 
ont  absorbé  l’oxigène  de  l’air , et  formé  avec  lui  des  combi- 
naisons gazeuses , qui  se  dissipent  aisément  dans  l’atmosphère; 
c’est  le  cas  de  quelques  métaux  fixes,  dont  les  oxides  sont  vo- 
latils, tels  que  l’antimoine,  le  bismuth,  etc.;  et  même  de 
l’arsenic , du  soufre  , qui  passent  toujours , le  premier  à l’état 
d’oxide , et  le  second  à celui  d’acide  sulfureux  , etc. , etc.  Il 
• est  inutile  de  faire  observer  que  non-seulement  l’oxigène  de 
l’air  se  combine  avec  les  substances  que  l’on  veut  séparer, 
mais  qu’il  agit  aussi  sut  celles  qui  leur  sont  unies  ; en  sorte  qu’il 
concourt  par  là  à détruire  l’affinité  qui  liait  les  premières  dans 
le.  minerai.  Quelquefois  cette  espèce  de  grillage  est  employé 
dans  un  but  un  peu  différent  de  celui  que  nous  venons  de  lui 
affecter  : on  ne  cherche  plus  alors  à séparer  quelque  matière  , 
mais  bien  à combiner  de  l’oxigène  atmosphérique,  de  manière 
à donner  naissance  à de  nouveaux  composés.  C’est  ce  que  l’on 
pratique  dans  le  grillage  des  pyrites  pour  la  fabrication  du 
sulfate  de  fer,  celui  des  schistes  alumineux  pour  celle  de 
l’alun,  etc. 
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Tandis  que  les  deux  premières  sortes  de  grillages,  dont  l’iul 
est  une  simple  calcination,  et  l’autre  une  distillation,  peuvent 
s’opérer  dans  des  vases  fermés , ou , en  d’autres  termes , sans 
le  concours  immédiat  de  l’air  atmosphérique,  qui  souvent  se- 
rait même  nuisible , il  est  important , au  contraire , pour  le 
troisième,  de  multiplier  le  contact  des  surfaces  du  minerai 
avec  ce  fluide,  et,  pour  cette  cause,  d’employer  la  matière 
dans  l’état  de  division  le  plus  grand  possible.  Une  seule  opé- 
ration suffit  ordinairement  pour  obtenir  les  résultats  que  pré- 
sentent les  premiers.  Il  n’en  est  pas  de  même  , à beaucoup, 
près , du  dernier  ; souvent  les  malles  sont  grillées  dix  à douze 
fois , avant  qu’on  ait  séparé  entièrement  le  soufre  qu’elles  con- 
tiennent : on  va  quelquefois  jusqu’à  vingt  gri Mages  ; c’est  ce 
qu’on  appelle  donner  plusieurs  Jeux.  C’est  surtout  dans  ces 
sortes  de  grillages  qu’il  faut  éviter  avec  soin  que  les  matières 
n’éprouvent  la  fusion  ; car  celle-ci , en  réunissant  les  parties 
et  re'tabilssant  une  nouvelle  force  de  cohésion  , les  soustrait  au 
•contact  de  l’air  atmosphérique , et  s’oppose  ainsi  à l’effet  du 
grillage. 

joqi.  La  nature  des  minerais,  l’espèce  de  combustible 
dont  on,  peut  disposer,  enfin  souvent  le  but  même  de  l’opéra- 
tion , sont  autant  de  causes  qui  font  varier  les  procédés  par* 
lesquels  on  procède  au  grillage.  En  général,  on  reconnaît 
trois  procédés  principaux , savoir  : i°.  le  grillage  en  tas  à 
l’air  libre , le  pliis  simple  dé  tous  ; 2°.  le  grillage  pratiqué 
entre  de  petits  murs , qu’on  appelle  grillage  encaissé j 3°.  en- 
fin , le  grillage  dans  des  fourneaux.  Dans  les  deux  premiers’, 
le  combustible  est  toujours  en  contact  immédiat  avec  le  mi- 
nerai à griller , tandis  que , dans  les  fourneaux , souvent  le 
contraire  a lieu.  Nous  allons  décrire  succinctement  ces  trois 
méthodes  de  grillage. 

i°.  Grillage  en  las.  C’est  ordinairement  sur  les  minerais  * 
de  fer  et  sur  ceux  qui  sont  pyriteux  ou  bitumineux  que  cette 
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espèce  de  grillage  £e  pratique.  L’opération  consiste  en  gene- 
ral à disposer  symétriquement  sur  une  aire  plane  d’argile 
battue,  du  bois  de  corde  ou  des  fagots,  de. manière  à en  for- 
mer un  lit  bien  égal  dont  on  bouche  les  interstices  avec  du 
charbon  de  bois,  de  la  bouille  en  morceaux  ou  de  la  tourbe. 
Tantôt  on  se  contente  d’entasser  sur  le  combustible  le  mine- 
rai, soit  concassé,  soit  bocardé;  mais  le  plus  souvent,  afin 
d’en  opérer  le  grillage  d’une  manière  plus  complète  et  plus 
uniforme,  on  le  stratifie  avec  le  combustible  même,  et  on 
en  forme  des  tas  plus  ou  moins  considérables  auxquels  on 
donne  le  plus  habituellement  la  figure  d’une  pyramide  ou 
celle  d’un  prisme  allongé,  tronqué  à la  partie  supérieure.  On 
a soin  de  ménager,  au  centre  de  la  pyramide , un  canal  verti- 
cal construit  en  bois,  ou  cheminée , qui  sert  à embraser  toute 
la  masse,  à l’aide  de  tisons  enflammés  qu’on  y jette  au  com- 
mencement de  l’opération.  Ordinairement  on  dispose  le  mi- 
nerai de  manière  que  les  plus  gros  morceaux  soient  placés  au 
centre , et  les  plus  petits  à la  surface  ; et  lorsqu’il  contient  du 
soufre  qui  peut  s’enflammer,  on  recouvre  la  superficie  du  tas 
avec  de  la  terre  et  du  gazon,  et  on  la  bat  assez  fortement 
pour  que  la  combustion  ne  puisse  devenir  trop  active  dans 
l’intérieur  delà  masse,  et  pour  diriger  les  vapeurs  vers  le  haut. 
Lorsque  l’opération  est  en  train , le  feu  se  communique  do 
proche  en  proche,  et  doit  être  conduit  de  telle  façon  que  la 
combustion  soit  lente  et  étouffée  , afin  que  le  grillage  dure 
long-temps  et  que  toute  la  masse  se  pénètre  également  de 
chaleur.  Il  est  essentiel  d’apporter  une  surveillance  presque 
continuelle  au  commencement  de  l’opération,  afin  de  bou- 
cher les  crevasses  qui  peuvent  se  former  dans  les  endroits 
où  la  chaleur  est  trop  forte,  et  de  donner  de  l’air  en  prati- 
quant de  légères  ouvertures  du  côté  où  elle  est  moins  actiye.. 
Les  pluies,  les  vents,  les  divers  changemens  de  tempéra- 
« îure , etc.,  sont  souvent  des  obstacles  que  de  bonnes  disposi- 
Tome  II.  38 
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tions  primitive»  ne  peuvent  parvenir  à surmonter , et  dont  le* 
résultat*  fâcheux  se  font  surtout  sentir  lorsque  le  grillage 
s’exécute  sur  des  masses  considérables  et  dure  pendant  des 
mois , et  même  des  années  entières,  ce  qui  a lieu  pour  les  mi- 
nerais de  fer  et  les  pyrites  en  morceaux  , dont  on  grille  à la 
fois  depuis  5 jusqu’à  8 , et  même  1 0,000  quintaux  anciens. 

Lorsque  les  minerais  que  l’on  veut  griller  sont  riches  en 
pyrites  de  fer,  il  est  toujours  économique,  et  même  trè» 
avantageux , de  les  soumettre  à ce  genre  de  grillage , parce 
que  l’on  peut  retirer  du  soufre  par  ce  procédé.  Il  suffit  pour 
cela  de  recouvrir  d’argile  la  superficie  et  les  faces  latérales  de 
la  pyramide,  de  telle  manière  qu’aucune  vapeur  ne  puisse 
trouver  d’issue , et  de  pratiquer,  dans  la  face  supérieure , des 
trous  hémisphériques  dans  lesquels  le  soufre  qui  s’élève  de 
tous  côtés  viendra  se  rassembler. 

• a®.  Grillage  encaissé.  Cette  espèce  de  grillage  tire  son  nom 
de  ce  que  l’aire  où  l’opération  se  pratique  est  entourée  de 
trois  ou  quatre  petits  murs  de  7 à 1 3 décimètres  de  hauteur. 

Ils  portent  dans  leur  épaisseur  des  conduits  verticaux  ou 
cheminées  qui  correspondent  à une  ouverture  au  niveau  du 
sol , afin  d’exciter  le  tirage  dans  toutes  les  parties  de  ce  four- 
neau, dont  la  porte  ou  ouverture  principale  est  pratiquée 
dans  le  mur  de  devant.  On  réunit  habituellement  plusieurs  de 
ces  fourneaux  en  les  adossant  à un  mur  commun  qui  forme 
leur  partie  postérieure , et  on  les  abrite  sous  un  hangar. 

Ce  genre  de  grillage  s’emploie  avec  avantage  pour  tous  le» 
schlichs  qui  contiennent  peu  de  soufre , et  en  général  pour 
tous  ceux  qui  doivent  subir  plusieurs  feux , lorsqu’on  veut 
en  séparer  exactement  toutes  les  substances  volatiles  qu’il» 
peuvent  contenir , telles  que  le  soufre , l’arsenic , l’anti- 
moine, etc.  Mais  on  ne  peut  agir  sur  d’aussi  grandes  masses  , 
comme  dans  le  grillage  précédent.  • • * 

3*.  Grillage  dans  les  fourneaux.  On  a varié  singulière-  * 
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ment,  suivant  la  nature  et  l’état  de  division  des  minerais,  U 
forme  et  la  construction  des  fourneaux  destinés  à opérer  le 
grillage.  Nous  nous  contenterons  d’en  citer  deux  ou  trois, 
parmi  les  plus  généralement  employés. 

A.  Lorsque  les  minerais  sont  en  gros  morceaux  et  qu’on  ne 
veut  en  séparer  seulement  que  de  l’eau  ou  de  L’acide  carbo- 
nique combinés,  et  quelquefois  tous  les  deux  ensemble , 
comme  pour  les  minerais  de  fer,  par  exemple , on  emploie  , 
ainsi  qu’on  le  fait  à Vienne  et  au  Creusot,  des  fourneaux  ab- 
soluinent  semblables  aux  fours  à chaux,  mais  d’une  plus 
grande  dimension,  ou  bien  aux  fours  à cuire  la  poterie, 
comme  dans  les  Pyrénées.  Dans  les  premiers,  le  minerai  est 
en  contact  avec  le  combustible  ; dans  les  seconds , il  en  est 
séparé  et  placé  sur  une  voûte  formée  en  briques , qui  laissent 
entre  elles  des  ouvertures  pour  le  passage  de  la  flamme  et  de 
la  fumée.  Karsten  dit  que,  dans  certains  pays,  le  grillage  se 
fait  dans  des  fourneaux  analogues  à ceux  où  l’on  cuit  la  por-r 
celaine,  c’est-à-dire  que  le  combustible  est  contenu  et  brûlé 
dans  des  espèces  d’alandiers  hors  du  corps  du  fourneau,  et 
que  le  minerai  dont  celui-ci  est  rempli  est  continuellement  tra- 
versé par  la  flamme  qui  s’échappe  de  çes  alaudiers.  ( Métal - 

7a.) 

B.  En  Hongrie,  où  l’on  agit  sur  des  minerais  pyriteux , de* 
pyrites  de  fer,  pour  en  retirer  le  soufre,  on  fait  usage  d’un 
fourneau  foirné  par  quatre  murs,  et  qui  a la  forme  d’un  pa- 
rallélépipède rectangle.  Chacun  de  ces  murs  est  muni  d’un 
conduit  qui  vient  aboutir  à une  chambre  de  condensation , où 
le  soufre  se  dépose.  On  dispose  d’ailleurs  le  minerai  comme 
dans  les  grands  grillages  à l’air  libre , c’est-à-dire  qu’on  le 
place  sur  le  combustible , entre  les  quatre  murs  du  fourneau, 
Par  ce  moyen , on  peut  griller  à la  fois  plus  de  20,000  quin* 
taux  de  pyrites,  et  recueillir  une  masse  considérable  de  soufre. 

C.  Lorsque  les  minerais  que  L’on  doit  traiter  sont  en  poudre 
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fine  et  destinés  à l’amalgamation  , ou  qu’il  est  essentiel  qu’ils 
subissent  un  grillage  parfait,  comme  pour  le  sulfure  d’antimoine, 
la  blende  dont  on  veut  retirer  le  zinc  , les  minerais  aurifères  et 
argentifères,  qui  contiennentsouvent,  eten  grande  proportion , 
de  l’arsenic,  de  l’antimoine,  du  soufre,  et  autres  substances 
volatiles,  il  convient  de  faire  l’opération  dans  le  fourneau  à ré- 
verbère , où  le  grillage  s’exécute  bien  plus  aisément  et  plus 
complètement  que  dans  toute  autre  espèce  d’appareil,  puis- 
qu’on peut  diriger  la  chaleur  à son  gré,  remuer  les  matières 
étendues  sur  la  sole,  suivre  les  progrès  de  l’opération  , et  sur- 
tout parce  que  la  flamme , en  raison  de  la  masse  d’air  non  dé- 
composé avec  lequel  elle  est  mêlée , est  très  oxidante  et  sus- 
ceptible de  brûler  facilement  le  soufre  et  d’oxider  les  métaux. 
La  seule  attention  que  l’on  ait  à observer,  c’est  de  ménager  ha- 
bilement le  feu,  de  manière  à ne  pas  faire  entrer  en  fusion 
les  minerais  sur  lesquels  on  agit,  ce  qu’il  est  assez  difficile 
d’éviter  pour  les  minerais  sulfureux. 

Pour  les  minerais  précieux,  on  les  dispose  dans  le  four- 
neau d’une  manière  particulière.  La  sole  , ordinairement 
Très  spacieuse,  est  partagée  en  deux  parties,  dont  l’une,  plus 
éloignée  de  la  chauffe,  est  un  peu  plus  élevée  que  l’autre.  Au- 
dessus  de  la  voûte,  se  trouve  un  espace  ou  chambre  dans  la- 
quelle on  d pose  le  minerai , et  qui  communique  avec  le  la- 
boratoire par  un  tuyau  vertical  ; ce  dernier  sert  à faire  tomber 
le  minerai  lorsqu’il  est  déjà  séché  et  un  peu  échauffe.  La 
flamme  et  la  fumée  qui  sortent  du  laboratoire,  en  entraînant 
les  vapeurs  sulfureuses  et  arsenicales,  passent  dans  des  cham- 
bres de  condensation  avant  d’entrer  dans  la  cheminée  de  tirage, 
et  y déposent  l’oxide  d’arsenic  et  d’autres  substances.  Lorsque 
le  minerai , tombé  sur  la  partie  de  la  sole  la  plus  éloignée  de 
la  grille  , a éprouvé  assez  de  chaleur  pour  avoir  commencé  de 
griller,  et  est  devenu  moins  fusible,  et  que  d’ailleurs  le  gril- 
lage de  celui  qui  se  trouvait  sur  l’autre  partie  est  terminé , on 
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avance  la  première  vers  la  chauffe,  et  l’on  termine  son  gril- 
lage en  le  remuant  fréquemment , au  moyen  d’un  râble  qui 
est  introduit  et  manœuvre'  par  l’une  des  portes , que  l’on  ouvre 
à cet  effet.  On  juge  que  l’opération  est  finie  lorsque  les  vapeurs 
et  l’odeur  ont  presque  entièrement  cessé.  Sa  durée  dépend 
d’ailleurs  de  la  nature  des  minerais.  ( Guenyvcau  .) 

Lorsqu’on  emploie  ce  fourneau  pour  griller  des  minerais 
très  arsenicaux,  comme  ceux  d’étain  de  Schlackenwald , en 
Bohême,  et  à Ebrenfricdersdorfs  , en  Saxe,  les  pyrites  arseni- 
cales de  Geycr,  en  Saxe,  etc.,  les  chambres  de  condensation 
dans  lesquelles  on  se  propose  de  faire  déposer  et  de  recueillir 
l’arsenic  oxide  s’étendent  sur  une  longueur  beaucoup  plus 
considérable  que  dans  les  fourneaux  ordinaires  qui  servent 
au  grillage  de  la  galène  ou  des  minerais  de  cuivre , et  même 
d’argent.  (Guenyvcau.) 
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CHAPITRE  III. 

a 

DES  AGENS  CHIMIQUES  ET  DES  APPAREILS  EMPLOYÉS 
EN  MÉTALLURGIE. 

1 099.  Après  avoir  examiné,  dans  les  deux  chapitres  précédens, 
les  essais  à l’aide  desquels  on  parvient  à connaître  la  nature 
des  minerais , et  les  diverses  préparations  qu’on  leur  fait  subir 
avant  de  les  soumettre  au  traitement  des  usines,  nous  allons 
décrire  sommairement  dans  celui-ci  les  agens  peu  nombreux, 
et  les  appareils  dont  on  fait  usage  pour  obtenir  les  métaux 
réduits  et  propres  aux  besoins  du  commerce,  partie  la  plus 
essentielle  de  la  Métallurgie , et  dont  ce  que  nous  diroqp  ser- 
vira comme  de  complément  aux  notions  générales  que  nous 
avons  cru  devoir  donner  sur  cette  branche  importante  de  la 
Minéralogie  appliquée. 

§ I".  Des  agens  chimiques. 

Les  agens  chimiques  que  l’on  emploie  pour  la  réduction 
des  minerais  sont  très  limités  : ils  sont , ou  généraux , comme  la 
chaleur,  ou  particuliers  à chaque  opération,  tels  que  cer- 
taines substances  dont  on  met  à profit  les  propriétés  pour 
faciliter  la  fusion  de  quelques  autres , ou  leur  séparation.  Nous 
allons  les  passer  successivement  en  revue , en  nous  arrêtant 
davantage  sur  ceux  qui  présentent  le  plus  d’intérêt. 

1093.  1.  Chaleur.  La  chaleur  est  un  des  agens  les  plus  puis- 
•ans  de  la  Métallurgie  ; on  la  met  à profit  pour  séparer  des 
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substances  volatiles  des  matières  fixes  avec  lesquelles  elles  se 
trouvent  mélangées,  pour  isoler  des  métaux  de  fusibilité  dif- 
férente , pour  favoriser  la  combinaison  de  plusieurs  autres , 
et  faciliter  la  réaction  des  fondons  sur  les  matières  terreuses 
qui  servent  de  gangue  aux  minerais.  Enfin , les  variations 
qu’elle  apporte  dans  l’état  moléculaire  de  tous  les  corps , la 
rendent  propre  à opérer  une  foule  de  réactions  chimiques , en 
modifiant  sans  cesse  les  affinités  respectives  dont  ils  sont 
doués. 

Nous  avons  déjà  vu , dans  le  chapitre  précédent,  la  chaleur 
employée  pour  isoler  les  substances  volatiles  de  celles  qui  sont 
fixes , ce  qui  constitue  l’opération  connue  en  Métallurgie  sous 
le  nom  de  grillage  : nous  ne  devons  donc  étudier  ici  que  les 
effets  de  la  chaleur  destinée  à opérer  la  fusion  des  corps.  Les 
divers  métaux  et  les  substances  qui  leur  servent  de  gangue , 
jouissant  à des  degrés  différents  de  la  faculté  de  se  dissoudre 
dans  le  calorique , on  a par  cela  même  un  moyen  très  simple 
de  les  séparer  les  uns  des  autres  : c’est  ainsi  qu’on  opère  , par 
exemple,  pour  extraire  l’antimoine  sulfuré  de  sa  gangue, 
comme  cela  se  pratique  en  grand , en  Saxe , en  Bohême , etc. 
(160).  Les  métaux  alliés  étant  susceptibles  de  fondre  à des  tem- 
pératures variables,  on  en  a également  tiré  parti  pour  les  isoler; 
et  cette  opération,  qui  s’exécute  très  souvent  sur  l’alliage  de 
cuivre  et  de  plomb , a reçu  le  nom  de  liquation.  {Voyez  extrac- 
tion de  l’argent , 282.)  C’est  encore  sur  cette  différence  de  fusi- 
bilité, jointe  à la  diversité  de  pesanteur  spécifique  , qu’est 
fondée  la  séparation  des  laitiers  et  scories  d’avec  les  métaux 
ramenés  à l’état  métallique. 

La  plupart  des  opérations  relatives  à l'extraction  des  métaux 
te  font  à des  températures  extrêmement  élevées , et  dont  la 
durée  est  considérable.  Nous  devrions  peut-être,  sous  ce  rap- 
port , considérer  les  moyens  de  développer  et  d’appliquer  la 
chaleur,  discuter  avec  soin  les  procédés  propres  à produire  le 
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plus  à! effet  calorifique  avec  le  plus  d’économie  possible , exa- 
miner comment  on  se  procure  de  la  chaleur  dans  les  arts  , et 
£iire  connaître  les  matériaux  qu’on  y consomme,  enfin  décrire 
l'espèce  et  la  disposition  des  appareils  ou  des  fourneaux  et 
machines  dont  on  se  sert  ; mais  de  pareilles  idées  théoriques 
ne  conviennent  pas  au  genre  d’ouvrage  que  nous  avons  entre- 
pris. On  trouvera  ce  sujet  convenablement  développé  dans 
l’excellent  article  Métallurgie  du  Dictionnaire  des  Sciences 
naturelles.  Nous  nous  contenterons  d’entrer  dans  quelques 
détails  sur  la  nature  des  combustibles  que  l’on  emploie  dans 
les  usines. 

Les  combustibles  dont  la  Métallurgie  peut  faire  usage  sont 
ceux  qui  sont  très  abondans , peu  chers , et  qui  donnent  une 
chaleur  considérable  en  brûlant.  On  distingue  surtout  parmi 
ceux  qui  présentent  ces  considérations  économiques , le  bois  et 
le  charbon  de  bois  qui  en  provient , la  houille  et  le  coke  qu’elle 
fournit , le  bois  bitumineux  et  la  tourbe.  Mais  tous  sont  loin 
de  présenter  les  mêmes  avantages  ; ainsi  les  premiers  dé- 
veloppent bien  plus  de  chaleur  que  les  derniers  sous  le  même 
volume.  On  doit  donc  connaître  les  rapports  qui  existent 
entre  eux , afin  de  pouvoir  les  substituer  les  uns  aux  autres 
sans  commettre  d’erreurs  au  moins  sensibles.  Voici  un  tableau 
forme  du  résultat  de  diverses  expériences  faites  dans  des  cir- 
constances assez  rapprochées  de  celles  de  la  pratique , pour 
parvenir  à un  tel  résultat. 


..  i ..  .i 


j ■ 


Digitized  by  Google 


DE  MINÉRALOGIE.  , 44» 


' DÉS1CNAT10X 

des 

' Substances  combustibles. 

EAU  CHAUFFÉE  't 
de  100°  C. 

en  poids  du  combnstib . 

QUANTITÉ 
d’eau  bouillante 
convertie  eu  vapeur. 

' Charbon  de  bois.  

57,60  fois  son  poids. 

10,9  fois  son  poids. 

i Houille r 

36, 5o 

6 ou  7 

Clic  ne  sec 

3i,70 

Sapin  . 

20 

6 , 

Idem 

. - -•  •T 

f -.s 

î.8!) 

Idem 

i ‘ . * X 


On  a trouvé  , en  comparant  les  effets  de  la  tourbe  et  du 
charbon  de  tourbe  avec  ceux  de  la  houille , que , pour  chauffer 
de  l’eau  dans  des  chaudières  de  teinturier,  les  rapports  des 
effets  étaient  ceux  des  nombres  i,5o  : 6,5o  ! 9,1 5.  Le  coke 
doit  être  considéré  comme  produisant  à poids  égal  à peu  près 
autant  de  chaleur  que  le  charbon  de  bois,  du  moins  lorsqu’il 
11e  contient  que  très  peu  de  matières  terreuses.  ( Dictionnaire 
des  Sciences  naturelles.) 

Lorsqu’on  veut  comparer  entre  elles  les  quantités  totales  de 
chaleur  que  les  combustibles  dégagent  en  brûlant,  ou  ce 
qu’on  peut  appeler  leurs  puissances  calorifiques,  on  peut  se 
servir  pour  les  expériences  du  calorimètre  de  Lavoisier  et 
Laplace.  Cet  instrument,  fond-’  sur  la  fusion  de1  la  glace, 
donne  exactement  des  nombres  proportionnels  aux  quantités 
de  chaleur  produites  par  les  mêmes  poids  de  différons  corps 
combustibles  ; mais  comme  il  est  impossible  de  l’employer 
en  grand , il  convient  de  faire  usage  de  l’évaporation  de  l’eau , 
et  pour  cela  de  se  servir  du  même  fourneau,  de  la  même 
chaudière , et  d’opérer  d’ailleurs  dans  des  circonstances  at- 
mosphériques sensiblement  les  mêmes.  Quoique  les  résultats 
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fournis  par  ce  dernier  moyen  s’approchent  moins  de  la  vérité 
que  ceux  donne's  par  le  calorimètre , cependant  on  peut  les 
consulter  avec  fruit,  et  ils  ont  cela  d’avantageux,  qu’ils  s’éloi- 
gnent beaucoup  moins  des  résultats  de  la  pratique. 

Il  est  souvent  essentiel,  dans  les  opérations  métallurgiques, 
de  déterminer  le  degré  de  température  auquel  on  agit;  mais 
comme  généralement  la  température  des  fourneaux  est  très 
élevée,  on  ne  peut  avoir  recours  qu’aux  thermomètres  solides. 
On  se  sert  le  plus  habituellement  du pjrromeire  de  TV egdwood, 
dont  la  pièce  principale  est  un  petit  cylindre  d’argile,  qui 
peut  glisser  entre  deux  lames  métalliques  placées  à angle 
entre  elles  , et  sur  lesquelles  est  tracée  une  division.  Le  zéro  se 
trouve  à l’endroit  où  le  cylindre  peut  se  placer  dans  son  état 
naturel  : il  répond  au  degré  de  chaleur  où  le  fer  paraît  rouge 
au  jour,  et  équivaut,  à ce  qu'on  croit , à 58o,55  du  thermo- 
mètre centigrade.  Chacun  de  ses  degrés  égale  72,9.2  degrés  du 
même  thermomètre  d’après  Wegdwood  ; mais  il  est  évident 
que  la  marche  de  ce  thermomètre  n’est  pas  proportionnelle 
à celle  de  la  chaleur,  et  il  en  est  de  même  de  tous  les  pyro- 
mètres.  L’argile  a la  propriété  de  se  contracter  au  feu,  de 
sorte  qu’après  y avoir  été  exposée , le  cylindre  descend  plus 
avant  sur  l’échelle,  et  indique  ainsi  le  degré  de  chaleur  du 
foyer.  On  attribue  généralement  à la  perte  d’une  portion  d’eau 
le  retrait  qu’éprouve  l’argile  à une  haute  température.  Cette 
opinion  est  fondée  pour  les  basses  températures  ; mais  pour 
celles  au-dessus  de  290  du  pyromètre,  elle  est  erronée: 
M.  Théodore  de  Saussure  a prouvé  que  le  retrait  de  l’argile, 
dans  ce  cas,  était  dû  à une  combinaison  plus  intime  de  ses 
élémens. 

Les  pyromètres  métalliques  sont  certainement  ceux  qui 
sont  les  plus  propres  à mesurer  les  hautes  températures  des 
fourneaux , et  il  n’est  pas  douteux  qu’on  ne  trouve  beaucoup 
d’avantages  à les  substituer  au  pyromètre  de  Wegdwood. 
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Nous  ne  décrirons  pas  les  divers  pyromètres  métalliques , tels 
que  celui  de  Lavoisier  et  Laplace , celui  de  M.  Brongniart , qui 
ne  sert  qu’à  déterminer  des  termes  fixes  dans  les  hautes  tem- 
pératures et  qui  est  employé  surtout  à la  manufacture  de 
porcelaine  de  Sèvres , etc.  On  peut  consulter  les  ouvrages  de 
Physique. 

1094.  a.  Air  atmosphérique.  L’air  atmosphérique,  qui  est 
le  principal  agent  de  la  combustion,  exerce  son  action  de  mille 
manières  différentes  dans  les  hauts  fourneaux  où  s’opère  la 
réduction  des  minerais.  Le  plus  ordinairement  il  agit  par 
l'oxigène  qu’il  contient  sur  les  substances  métalliques  pures 
qu’on  ne  peut  soustraire  à son  contact,  et  détermine  leuroxi- 
dation  ; c’est  ainsi  que  le  plomb,  le  cuivre,  le  fer,  le  zinc,  etc. , 
réduits  à l’état  métallique  par  le  contact  des  combustible? 
dans  les  fourneaux,  sont  souvent  ramenés  à celui  d’oxide  par 
le  courant  d’air  servant  à la  combustion.  On  voit^donc  que 
l’action  de  l’air  est  toujours  contraire  à celle  du  charbon. 
Tantôt  elle  est  nuisible  ausuccès  de  l’opération,  et  alors  il  faut 
chercher  à s’en  garantir:  c’est  à quoi  l’on  parvient  en  partie  en 
opérant  dans  des  vases  fermés  ou  creusets,  mais  dans  les  four- 
neaux , en  entretenant  dans  leur  intérieur  une  certaine  quan- 
tité de  verre  terreux  ou  laitiers,  dont  l’objet  est  d’envelopper 
les  globules  métalliques  et  de  les  préserver  ainsi  de  l’action 
oxidante  de  l’air.  Ces  laitiers  servent  encore  à recouvrir  les 
métaux  réduits  et  fondus  dans  les  bassins , où  on  les  laisse 
rassemblés  pour  qu’ils  se  purifient  par  le  repos.  Tantôt,  au 
contraire,  on  met  à profit  la  propriété  oxidante  de  l’air,  pour 
séparer  certaines  substances  nuisibles  qui  se  trouvent  mêlées 
ou  combinées  avec  les  corps  que  l’on  veut  obtenir  purs  : tels 
sont  le  soufre,  le  phosphore,  le  charbon  , etc.,  qui  accom- 
pagnent presque  toujours  les  minerais  métallifères  et  commur 
niquent  à leurs  produits  des  qualités  que  l’on  a grand  soin 
d’éviter.  D’autres  fois,  on  parvient  à isoler  des  métaux  les  uns 
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des  autres  en  consultant  la  différence  qui  existe  entre  leur* 
divers  degrés  d’oxidabilité  par  l’air , et  c’est  sur  ce  principe  . 
que  sont  fondés  le  raffinage  du  cuivre,  l’affinage  du  plomb,  la 
coupellation  de  l’or  et  de  l’argent,  etc. 

Outre  cette  manière  d’agir  de  l’air  atmosphérique , qu’il 
doit  à la  séparation  de  ses  élémens,  à la  fixation  de  l’un  d’entre 
eux  sur  les  corps  et  à l’isolement  de  l’autre  (l’azote) , dont 
le  rôle  est  tout  passif  dans  ces  sortes  de  réactions,  l’air  atmos- 
phérique produit  encore  par  sa  masse  des  phénomènes  chimi- 
ques et  mécaniques  dont  les  effets  se  font  sentir  dans  les 
fourneaux,  et  qu’il  est  essentiel  de  connaître. 

On  sait , par  suite  des  beaux  travaux  de  M.  Gay-Lussac  sur 
la  formation  des  vapeurs,  que  tous  les  liquides  ont  une  ten- 
xlance  à se  réduire  en  vapeurs , et  qu’en  vertu  de  cette  ten- 
dance , un  liquide  placé  dans  un  espace  vide  ou  plein  de  gaz  se 
vaporise  in  quantité  d’autant  plus  grande  que  l’espace  est  plus 
grand,  etc.  Or,  cette  belle  théorie  vient  donner  l’explication 
de  quelques  faits  relatifs  à la  vaporisation  dSs  métaux  ; ainsi 
l’on  a observé  depuis  long-temps  que  certains  métaux,  comme 
le  plomb,  le  bismuth,  l’antimoine,  fument  beaucoup  à une 
chaleur  rouge  dans  des  creusets  ouverts  et  paraissent  par  con- 
séquent très  volatils , tandis  qu’en  vases  clos,  ils  ne  donnent 
pas  de  vapeurs  et  paraissent  très  fixe.  On  sait  également  que 
pour  obtenir  de  l’oxide  de  zinc  ou  fleurs  de  zinc,  il  est  indis- 
pensable d’établir  un  courant  d’air  au-dessus  de  la  surface  du 
métal,  etc.  L’air  agit,  dans  ces  cas,  en  augmentant  considéra- 
blement l'espace  , puisqu’il  se  renouvelle  incessamment  et  que 
son  volume  est  très  grand  ; c’est  donc  de  cette  manière  qu’il 
favorise  la  formation  des  vapeurs.  Mais  l’air  ne  jouit  pas 
exclusivement  de  cette  propriété,  tous  les  gaz  et  même  les 
vapeurs  peuvent  produire  de  pareils  effets.  L’action  de  sem- 
blables couratls  est  fort  remarquable  : ainsi  l’on  sait  que 
l’antimoine,  exposé  à l’action  d’une  très  haute  température 


Digitized  by  GoogI 


/ 


DE  MINÉRALOGIE.  445 

dans  une  cornue  de  grès,  ne  se  vaporise  pas,  tandis  qu’en 
calcinant  de  l’oxide  d’antimoine  avec  du  charbon,  ce  métal  se 
sublime  en  grande  partie  à mesure  qu’il  se  réduit.  Le  zinc,  le 
plomb  sont  dans  le  même  cas;  il  en  est  de  même  du  sulfure 
de  plomb  , suivant  Descotils.  Voici  comment  ce  savant  s’ex- 
prime àce  sujet:  « On  peut  établir  comme  un  fait  certain  que 
la  sublimation  du  sulfure  de  plomb  est  singulièrement  favo- 
risée par  un  courant  de  gaz  quelconque,  qui  peut  d’ailleurs 
agir  par  ses  propriétés  chimiques.  Lorsqu’on  emploie  un  cou- 
1 rant  d’air  atmosphérique,  l’oxigène  contenu  dans  celui-ci 
convertit  une  portion  du  sulfure  en  sulfate  de  plomb,  qui  se 
, volatilise  et  est  entraîné  par  le  courant,  d’une  manière  ana- 
logue à ce  qu’on  voit  arriver  daus  les  fourneaux  où  l’on  traite 
ce  minerai.  O11  ne  trouve  en  résidu  (et  c’est  alors  du  plomb) 
métallique ) que  la  moitié  environ  du  métal  qui  était  contenu 
dans  le  sulfure.  » (, Journal  des  Mines , tome  XXVII.)  Il  en 
est  des  autres  métaux,  et  de  tous  les  corps  en  général,  comme 
de  ceux  que  nous  venons  de  citer  : tous  se  vaporisent  plus  ou 
moins  lorsqu’on  les  fond  et  qu’on  les  expose  à des  courans  de 
gaz.  Les  uns,  tels  que  l’antimoine,  le  zinc,  etc.,  possèdent 
cette  propriété  d’une  manière  remarquable;  les  autres,  tels 
que  l’or,  l’argent,  le  cuivre,  etc.,  la  possèdent  à peine,  ce 
<|ui  paraît  dépendre,  en  général,  de  leur  nature  intime. 

Enfin,  les  courans  d’air  produisent  des  effets  entièrement 
mécaniques,  qu’il  est  essentiel  de  connaître  afin  de  les  éviter 
dans  le  traitement  des  grands  fourneaux.  C’est  ainsi  que, 
lorsque  les  courans  qui  traversent  ceux-ci  rencontrent  des 
minerais  en  poussière  ou  très  légers  par  eux-méines,  ils  les 
entraînent  en  grande  partie  dans  leur  marche  et  occasionent 
des  pertes  considérables  auxquelleson  ne  peut. remédier  qu’eu 
mouillant  les  minerais,  afin  de  leur  donnerplus  d’adhérence  et 
de  pesanteur.  C’est  encore  ainsi  que,  daus  les  hauts  fourneaux 
a fer,  il  arrive  souvent  que  le  charbon , plus  léger  que  le  minc- 
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rai , étant  soulevé  davantage  par  les  courans , laisse  celui-ci 
descendre  plus  vite  dans  la  partie  inférieure  et  ne  peut  exercer 
sur  lui  son  action  désoxidante. 

Il  est  facile  de  voir,  par  le  peu  que  nous  venons  de  dire, 
combien  il  est  important  d’étudier  l’action  de  l’air  dans  les 
fourneaux  et  d’apprécier  son  influence  dans  la  plupart  des  opé- 
rations métallurgiques. 

iog5.  3°.  F on  dans.  La  fonte  des  minerais  dans  les  hauts 
fourneaux  est,  sans  contredit,  une  action  entièrement  chi- 
mique, car  de  nombreuses  affinités  sont  mises  en  jeu  et  pro- 
duisent des  corps  nouveaux  tout-à-fait  différens  de  ceux 
soumis  à l’expérience.  La  chaleur  élevée  nécessaire  pour 
produire  le  phénomène  de  la  fusion  est  un  des  agens  qui , 
comme  nous  l’avons  déjà  dit , exercent  le  plus  d’influence  sur 
les  résultats  de  cette  opération , et  l’air  atmosphérique  tend 
Sans  cesse , de  son  côté,  à les  modifier.  Il  se 'passe  surtout  deux 
phénomènes  importans,  qui  sont  produits  tantôt  successive- 
ment, tantôt  simultanément  dans  la  fonte  des  minerais;  i°.  la 
fusion  complète  ou  presque  complète  de  toutes  les  matières 
terreuses  composant  la  gangue  du  minerai , et  souvent  aussi  la 
fusion  d’une  partie  des  oxides  métalliques  mêlés  ou  combinés 
avec  ces  matières  ; a0,  la  réduction  de  ces  mêmes  oxides 
métalliques  ou  la  désulfuration  des  métaux  sulfurés,  opé- 
ration qui  s’exécute  après  ou  en  même  temps  que  la  fusion 
des  matériaux  étrangers.  Dans  ces  circonstances,  il  se 
forme  des  composés  qu’on  appelle  laitiers  ou  scories , sui- 
vant qu’ils  sont  plus  ou  moins  fondus  et  vitrifiés.  Mais 
ces  deux  effets  que  subissent  généralement  les  substances 
métalliques  soumises  à une  haute  température  sont  dépen- 
dans  l’un  de  l’autre , en  sorte  que , suivant  que  l’un  a lieu 
plus  tôt  que  l’autre,  le  résultat  qu’on  obtient  est  sensiblement 
différent.  Ainsi,  lorsque  les  matières  terreuses  ne  se  trou- 
vent pas  dans  les  proportions  les  plus  convenables  pour 
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former  un  composé  facilement  fusible  à la  température  ordi- 
naire des  fourneaux , ou  bien  si  cette  température  est  trop 
basse  ou  même  trop  élevée , il  arrive  que  les  oxides  métal- 
liques se  combinent  avec  les  terres  pour  former  une  combi- 
naison vitreuse;  et  comme,  dans  cet  état,  ils  sont  beaucoup 
plus  difficiles  à réduire  que  dans  leur  état  d’isolement  pri- 
mitif, ou  l’on  éprouve  une  perte  considérable  sur  les  métaux 
qui  étaient  le  but  de  l’opération , ou  l’on  est  obligé  de  re- 
commencer plusieurs  traitemens  successifs,  qui  nécessitent  des 
frais  et  des  dommages.  En  outre , la  séparation  complète  des 
métaux  réduits  d’avec  les  matières  terreuses  dépend  d’abord 
de  leur  réunion  en  globules , et  ensuite  de  la  facilité  que  leur 
présentent  ces  mêmes  matières,  plus  ou  moins  bien  fondues  à 
se  laisser  traverser , pour  leur  permettre  de  se  rendre , sans 
être  oxides  de  nouveau , dans  les  parties  inférieures  ou  creu- 
sets destinés  à les  recevoir.  Or,  pour  que  ces  circonstances 
soient  remplies , il  faut  que  les  laitiers  ne  soient  ni  trop  com- 
pactes ( ce  qui  arrive  lorsque  les  matières  terreuses  ne  sont  pas 
bien  vitrifiées),  ni  trop  fluides,  parce  que,  dans  le  premier 
cas,  la  séparation  par  ordre  de  pesanteur  spécifique  ne  peut 
avoir  lieu  à cause  du  peu  de  porosité  des  scories  ; et  que  r 
dans  le  second  , le  laitier  étant  trop  liquide , outre  qu’il  dis- 
sout beaucoup  de  l’oxide  qu’on  veut  réduire,  et  attaque  même 
souvent  les  parois  des  fourneaux , il  n’enveloppe  pas  suffi- 
samment les  globules  métalliques , en  sorte  qu’ils  restent  ex- 
posés en  grande  partie  à l’oxidation  produite  par  le  contact 
de  l’air. 

C’est  donc  à éviter  ces  divers  inconvéniens  que  doit  tendre 
tout  l’art  du  métallurgiste-fondeur  , et  c’est  dans  la  connais- 
sance exacte  de  la  nature  et  de  l’action  des  mélanges  terreux , 
connus  sous  le  nom  de  fondons , qu’il  trouvera  les  moyens 
d’y  remédier , et  même  de  s’y  soustraire.  On  donne , dans  les 
usines  et  les  fonderies , le  nom  de  fondons  à toutes  les  sub»~ 
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tances  qui  peuvent  favoriser  la  fonte  ou  fusion  des  minerais , 
et  ce  sont  ordinairement  des  substances  terreuses  ou  des  scories 
et  laitiers  provenant  des  fontes  precedentes.  Tantôt  c’est  la 
gangue  qui  accompagne  les  minerais  métalliques  qui  forme 
le  laitier  nécessaire  pour  le  traitement  dans  les  fourneaux  ^ 
tantôt,  comme  celle-ci  n’est  pas  assez  abondante,  ou,  ce  qui 
se  présente  le  plus  fréquemment,  comme  les  matières  qui  la 
composent  ne  sont  pas  dans  la  proportion  convenable  pour 
donner  naissance  à un  verre  aussi  fluide  qu’on  le  désire , on , 
ajoute  au  minerai  une  ou  plusieurs  substances  terreuses  dans 
des  quantités  connues,  afin  de  faire  entrer  le  mélange  en  fusion 
complète.  On  choisit  ordinairement  pour  fondans  des  corps 
dont  on  peut  se  procurer  de  grandes  quantités,  et  à peu  de 
frais,  et  qui  ne  peuvent  nuire  à l’extraction  des  métaux  que 
l’on  cherche  à obtenir , ni  à leur  qualité  ; c’est  pour-  ces  der- 
nières raisons  que,  dans  le  traitement  des  minerais  de  fer,  l’on 
a grand  soin  de  rejeter  les  substances  qui  admettent  du  soufre 
ou  du  phosphore  dans  leur  composition. 

Les  substances  que  l’on  emploie  le  plus  généralement  comme 
fondans , sont  des  oxides  terreux  ou  les  terres  de  l’ancienne 
Chimie,  et  quelquefois  des  oxides  alcalins  (alcalis)  et  mé- 
talliques; tels  sont:  la  silice,  l’alumine,  la  chaux,  la  ma- 
gnésie , la  potasse , la  soude , les  oxides  de  manganèse , de  fer, 
de  plomb  , etc.  Ces  oxides  exercent , à la  température  des 
fourneaux  , upc  action  très  énergique  les  uns  sur  les  autres , 
et  la  formation  des  verres  ou  laitiers  dépend  d'aflinités  chi- 
miques très  déterminées.  On  sait,  par  expérience,  que  la 
silice,  l’alumine,  la  chaux  et  la' magnésie , bien  pures  et  iso- 
lées , sont  infusibles  ; que,  mêlées  deux  à deux,  en  quelque 
proportion  que  ce  soit , elles  le  sont  encore  ; mais  que , com- 
binées trois  à trois , et  surtout  quatre  à quatre , elles  acquiè- 
rent la  propriété  de  se  fondre  en  toute  proportiou , si  ce  n’est 
dans  quelques  cas  particuliers,  et  surtout  dans  celui  d’un 
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mélangé  de  chaux,  d’alumine  et  de  magnésie  (à  moins  toute-  i 
fois  que  la  chaux  ou  l’alumine  ne  forme  la  moitié  du  mé- 
lange)  ; enfin,  on  sait  de  plus  que  la  magnésie  diminue  géné- 
ralement la  fusibilité  des  mélanges,  aussi  faut-il  éviter  de 
l’y  faire  entrer  eu  quantité  trop  considérable.  Presque  tous 
ces  mélanges  d’oxides  peuvent  se  vitrifier;  mais  il  est  de  toute 
nécessité  que  la  silice  soit  une  de  leurs  parties  constituantes  , 
c’est  pourquoi  cette  terre  portait  autrefois  le  nom  de  terra 
vitrifiabla.  En  général,  les  verres  terreux  qui  se  forment  dans 
les  fourneaux  sont  des  silicates  à plusieurs  bases  ,:  et  non  de 
simples  mélanges  comme  on  le  supposait  naguère;  leur  com- 
position est  même , dans  le  plus  grand  nombre  des  cas , sou- 
mise à des  proportions  définies.  Le  tableau  suivant  donnera 
d’ailleurs  des  exemples  de  composés  doués  des  diverses  pro-  l 
prie  tes  que  nous  venons  d’énoncer,  et  qui  sont  employés 

comme fondons  ou  qui  se  forment  dans  diverses  circonstances'  fr 
et  qui  agissent  comme  tels.  ’ ’ 1 
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SILICE  , 

Une  partie  unie  avec 


Alumine,  i partie 

Magnésie  ,0,5 

Chaux  , i partie 

Baryte,  3 parties 

Strontiane,  3 parties.. . ; 

Potasse,  3 parties 

Potasse,  o,33 

Soucie , 3 parties ....... 

Sonde  , 0,33.  '•<  •• 

Oxide  de  1er,  a à 4 part. 
Oxide  de  bismuth,  4 part. 
Oxide  de  plomb,  3 part. 
Oxide  de  plomb,  o,8,  et 

potasse,  o,3 

Oxide  de  plomb,  o,8,  et 
soude,  o,3. 

Chaux,  a,a5 

Magnésie , o,33.  

Chaux  , a,a5  ; magnésie, 
o,66. 

Chaux,  o,56;  magnésie, 

o,66 

Chaux,  a,a5;  alumine, 

0,33 

Chaux,  i part.; alumine, 

i partie  (a) 

Chaux  et  alumine,  id.  ; 

magnésie,  o,33 

Chaux,  a,a5;  magnés., 
o,33  , et  oxide  de  man- 
ganèse, o,33 

Chaux,  o,6;  alumine, 
o,3  ; plus  , un  peu 
d’oxide  de  fer,  de  man- 
ganèse  


OBSERVATION» 
sur  la  fusibilité. 


Susceptible  s'agglutiner. 

Infusihlc.  . 

Très  difficile  & fondre 

Fusible 

Idem 

'Près  fusible. . . 

Fusible 

Très  fusible 

Fusible 

Fusible  et  cristallisable .... 

Très  fusible. . ........... 

Idem. 


Fusible. 


rdem.’...'.  ... 
Difficile  à fondre. 


Idem. 

Idem. 


Idem 

Infusiblc 

Fusible.  ..  .■ 

Très  difficile  4 fondre. 


Fusible. 


Fusible. 


OBSERVATIONS 
sur  la  vitrescibHité. 


Scories  translucides. 


VitriOable , déliquescent 
Verre  ordinaire. 
Vitrifiai)!.' , déliquescent. 
Verre  ordinaire. 


Vilrifiable. 

Verre  de  cristal. 

Idem. 

Masse  vitreuse , translu 
eide. 

Idem. 

Moins  vitreuse  que  la  pré 
cédenle 

Masse  opaque. 

Masse  friable. 

Verre  blanc 

Masse  opaque. 

Verre  transparent. 


Verre  opaque  formant  le 
laitier  ou  les  scories  des 
hauts  fourneaux  (A). 


(a)  On  met  à profit  la  fusibilité  du  composé  d’oxide  de  fer  et  de  silice, 
et  du  composé  de  silice,  d’alumine,  de  chaux  et  d’oxide  de  fer,  dans  le 
traitement  de  la  mine  de  cuivre  et  de  la  raine  de  fer;  savoir  : dans  le  traite- 
ment de  la  mine  de  cuivre , pour  séparer  l 'oxide  de  fer  qui  se  forme  , et  dans 
le  traitement  de  la  mine  de  fer,  pour  fondre  les  parties  terreuses  qu’elle 
pourrait  renfermer,  et  s’opposer  au  contact  de  l’air  avec  la  fonte. 

(b)  Ce  tableau  est  extrait  du  Traité  de  Chimie  de  M.  Thénard,  t.  II, 
p.  474  » 4’  édition. 
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Jusqu’à  présent  on  n’a  pu  fondre  , au  feu  de  forge , aucun 
\ mélangé  d’alumine  et  de  chaux  ; d’aluinine  et  de  magnésie  ; 
d’alumine , de  chaux  et  de  magnésie  : on  en  a tout  au  plus 
agglutiné  quelques-uns. 

Outre  les  diverses  substances  que  nous  avons  énumérées  jus- 
qu’ici , on  emploie  aussi  comme  fondais  la  chaux  fluatée , 
appelée  spath  fluor  à cause  de  cette  propriété  ; la  baryte  sul- 
fatée, la  chaux  sulfatée,  etc.  ; mais  leur  usage  est  restreint  à 
certains  cas  ou  à quelques  localités.  Le  quarz  est  un  fondant 
précieux  à l’égard  des  oxides  métalliques,  et  surtout  pour 
ceux  de  fer,  de  plomb,  etc.  Enfin  , les  alcalis  et  les  sel  alca- 
lins qui  se  rencontrent  dans  les  cendres  du  charbon  de  bois 
jouent  le  rôle  de  fondans  par  rapport  aux  substances  ter- 
reuses. Une  remarque  assez  importante,  faite  par  les  fondeurs 
' • relativement  à ces  matières  alcalines,  c’est  qu’elles  ont  une 
action  nuisible  sur  les  parois  des  hauts  fourneaux  chauffés  au 
charbon  de  bois  ; et  ce  qui  prouve  que  e’est  bien  à elles  que 
l’on  doit  rapporter  ces  effets  destructeurs,  c’est  que  les  four- 
neaux chauffés  avec  le  charbon  de  houille , qui  est  entière- 
ment privé  de  sels  alcalins,  résistent  bien  plus  long-temps  $u 
travail  que  les  premiers. 

Quelquefois , au  heu  de  faire  usage  de  fondans  proprement 
dits,  ou  mêle  en  certaines  proportions  des  minerais  dont  les 
gangues  sont  différentes,  c’est  ce  qui  se  pratique  journellement 
pour  les  minerais  de  fer.  Mais  pour  retirer  tous  les  avantages 
possibles  d’une  telle  méthode  , on  conçoit  qu’il  faut  avoir  une 
connaissance  exacte  et  précise  de  la  nature  intime  des  subs- 
tances métallifères  que  l’on  soumet  à ce  genre  de  traitement. 
Cette  condition  indispensable  s’applique , d’une  manière  gé- 
nérale , à l’emploi  des  différentes  espèces  de  fondans  dans  les 
opérations  métallurgiques,  et  sans  elle  on  ne  peut  espérer 
d’arriver  à d’heureux  résultats. 

1096.  4.  Charbon.  Considéré  comme  agent  métallurgique, 
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le  charbon  joue  un  rôle  des  plus  importans  dans  le  traitement 

des  minerais  : c’est  surtout  comme  corps  désoxidant  qu’il 
agit  sur  presque  tous  les  oxides  métalliques , et  c’est  à 
l’aide  de  son  emploi  et  d’une  tempe'rature  suffisamment  éle- 
ve'e  qu’on  parvient  à opérer  la  réduction  , dernier  but  de  l’o- 
pérateur. Mais  on  lui  substitue  quelquefois  des  substances 
végétales  ou  animales  qui  contiennent  une  grande  propor- 
tion de  principes  combustibles , carbone  et  hydrogène,  ce  der- 
nier corps  ayant  la  même  manière  d’agir;  c’est  ainsi  que, 
dans  le  traiterait  des  minerais  d’antimoine  , on  fait  usage  de 
tartre  but,  et  que,  dans  d’autres  circonstances  analogues,  on 
emploie  des  huiles  fixes,  le  suif,  la  graisse,  le  savon,  etc. 
Tgntôt  le  charbon  réduit  en  poudre  fine  est  mêlé  avec  le  , 
minerai  également  pulvérisé,  et  le  mélange  est  jeté , dans  cet 
état,  dans  les  fourneaux  où  doit  s’opérer  la  réduction;  tantôt  • 
au  contraire  on  place  le  minerai  pur  au  milieu  d’un  creuset 
dont  l’intérieur  est  garni  d’une  forte  chemise  de  charbon  bien 
battu  (creuset  brasqué) , et  la  réduction  se  fait  par  voie  de 
cémentation.  Ce  procédé , qui  est  beaucoup  plus  long , ne 
peut  être  exécuté  qu’en  petit.  Dans  les  travaux  en  grand,  c’est 
de  charbon  de  bois  dont  on  fait  usage  ; en  petit,  on  se  sert 
du  charbon  de  résine  ou  noir  de  fumée , parce  qu’il  est  dans 
un  plus  grand  état  de  division.  Mais  la  réduction  des  métaux 
parle  charbon,  telle  qu’on  la  pratique  maintenant,  n’est  pas 
toujours  sans  inconvénient.  11  arrive  très  souvent  que  le  char- 
bon s’unit  en  petite  quantité  avec  ces  mêmes  métaux , en  sorte 
qu’au  lieu  d’obtenir  ces  corps  parfaitement  isolés,  on  obtient  de 
véritables  carbures.  Ce  désavantage , dont  les  effets  sont  peut- 
être  de  moindre  importance  en  grand  , se  fait  surtout  sentir 
dans  le  traitement  des  métaux , sans  usages  dans  les  arts , 
mais  que  les  besoins  de  la  Chimie  réclament.  C’est  pour  y re- 
médier que  M.  Thénard  a proposé  depuis  long-temps  de  les 
réduire  par  le  gaz  hydrogène;  et  en  elfet,  ce  procédé  d’ex- 
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traction  donne  des  produits  toujours  très  purs.  Il  suffit  sim- 
plement de  se  procurer  des  oxides  métalliques  exempts  de 
toutes  matières  étrangères,  de  les  introduire  dans  un  tube  de 
porcelaine  courbé  légèrement  et  établi  horizontalement  à 
travers  un  petit  fourneau,  d’y  faire  rendre  ensuite  un  courant 
de  gaz  hydrogène  sec , qui  de  là  , par  un  petit  tube  de  verre , 
passe  dans  l’atmosphère  ; puis  enfin  d’élever  plus  ou  moins 
la  température  de  la  portion  du  tube  où  le  corps  oxigéné  est 
placé.  La  réduction  s’opère  généralement  sans  difficulté  de 
cette  manière  , et  même  beaucoup  plus  facilement  que  par  le 
charbon  , d’après  le  procédé  ordinaire.  Ce  qu’il  y a de  certain 
du  moins,  c’est  que,  d’après  M.  Lecanu,  les  plus  gros  cris- 
taux de  fer  oligiste , dont  la  réduction  ne  pourrait  être  opé- 
rée par  le  charbon , dans  un  fourneau  ordinaire , où  la  tem- 
pérature n’est  pas  assez  élevée  pour  les  faire  entrer  en  fusion  , 
sont  complètement  réduits,  et  jusqu’au  centre,  par  un  cou- 
rant d’hydrogène.  On  pourrait  même,  dans  quelques  circons- 
tances , tirer  parti  de  la  forme  demi-spongieuse  qu’ils  présen- 
tent alors. 

1097. 5°.  Enfin,  lesagens  métallurgiques,  qui  viennent  après 
ceux  que  nous  venons  de  décrire  , sont  en  petit  nombre  et  d’un 
usage  très  limité.  Ainsi,  c’est  Veau  qu’on  emploie  tantôt  comme 
dissolvant , tantôt , mais  plus  rarement , comme  moyen  d’oxi- 
dation  à l’égard  de  certaines  substances  métalliques  ; le  soufre, 
qui  n'est  d’aucun  usage  à l’état  de  pureté,  mais  que  l’on  in- 
troduit dans  plusieurs  opérations,  en  ajoutant  de  la  pyrite 
martiale  qui  en  contient  beaucoup , et  dont  une  partie  n’est 
que  faiblement  retenue  en  combinaison  ; enfin , certains  métaux 
qui  agissent  différemment  les  uns  sur  les  autres:  tantôt  ils  sont 
employés  comme  dissolvans  les  uns  à l'égard  des  autres  ; tel 
est  le  plomb , à l’aide  de  la  chaleur,  et  à froid  le  mercure,  à 
l’égard  de  l’argent  et  de  l’or;  tantôt  comme  fondans,  telles 
sont  les  soudures.  On  sait , en  effet.,  qu’un  alliage  est 
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toujours  plus  fusible  que  le  métal  le  moins  fusible  qui  entre 
dans  sa  composition  ; et  que , quand  les  métaux  dont  il 
est  formé  sont  à peu  près  fusibles  au  même  degré,  il  entre 
aussi  presque  toujours  plus  facilement  en  fusion  que  le  plus 
fusible  d’entre  eux.  On  a un  exemple  bien  remarquable  de  ce 
genre  d’action  des  métaux  les  uns  sur  les  autres  dans  Y alliage 
fusible  de  Darcet,  formé  de  8-de  bismuth , de  5 de  plomb  et 
de  3 d’étain  ; cet  alliage  est  fusible  dans  l’eau  bouillante , et 
même  dans  celle  qui  n’est  qu’à  90°,  tandis  qu’on  sait  qtle 
l’étain , qui  est  le  plus  fusible  des  trois  métaux  qui  le  compo- 
sent,  ne  fond  qu’à  la  température  de  aïo  degrés  (*).  Outre 
ces  deux  modes  d’action , les  métaux  sont  encôre  employés 
comme  agens  de  décomposition  les  uns  par  rapport  aux  au- 
tres; car  ils  peuvent,  s’enlever  mutuellement  l’oxigène  et  les 
acides  auxquels  ils  sônt  unis  : c’est  ainsi  que  le  fer  décompose 
la  potasse  et  la  soude,  et  en  général  que  les  métaux  des  pre- 
mières sections , dans  l’ordre  de  M.  Thénard  , désoxigènent 
les  oxides  et  les  sels  métalliques  des  sections  suivantes.  C’est 
encore  ainsi  que  la  plupart  d’entre  eux  peuvent  se  préci- 
piter réciproquement  de  leurs  dissolutions  acides  ; tel  est  le  fer 
à l’égard  du  cuivre,  de  l’ctain , etc.  ; le  zinc  à l’égard  du  plomb, 
du  bismuth,  du  tellure,  etc.  ; le  cuivre  à l’égard  de  l’argent, 
du  platine,  de  l’or,  etc.  On  emploie  fréquemment  ce  moyen 
d’extraction  dans  les  laboratoires,  et  souvent,  dans  les  arts, 
on  s’en  sert  avec  avantage,  à cause  de  l’économie  et  de  la 
promptitude  qu’il  présente.  Parmi  les  métaux , les  uns  sont 
précipités  sous  forme  de  poudre  noire  , ce  qui  est  dû  à la  di- 
vision extrême  de  leurs  molécules  ; tels  sont  l’antimoine,  l’ar- 
senic, l’or,  l’iridium,  etc.  Les  autres  sont  précipités  avec  leur 
brillant  métallique  ; tels  sont  particulièrement  le  plomb  , le 

t • ,,,  , . , . j . t . . 

(*)  On  rend  cet  alliage  encore  plus  fusible  en  y ajoutant  quelques  cen- 
tièmes de  mercure  ; on  s’en  sert  alors  pour  plomber  les  dents. 
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cuivre , le  mercure,  l’argent,  etc.  Le  cuivre  se  précipite  en 
laines , et  l’argent  en  houppes  très  légères  et  très  brillantes  , 
composées  d’une  multitude  de  petits  cristaux.  Mais  ce  qui 
empêche  peut-être  que  ce  procédé  ne  soit  généralement  em- 
ployé et  aussi  utile  que  possible  , c’est  que  le  métal  précipité 
entraîne  quelquefois  une  portion  du  métal  précipitant  : c’est 
ce  qui  a lieu  dans  la  décomposition  du  chlorure  d’antimoine 
parle  zinc,  du  nitrate  d’argent  par  le  mercure,  du  sulfate 
neutre  de  cuivre  par  le  fer,  et  probablement  du  sulfate  d’ar- 
gent par  le  cuivre.  ( Voir  d’ailleurs,  pour  plus  de  détails,  et 
surtout  pour  l’explication  du  phénomène  de  la  précipitation, 
les  ouvrages  de  Chimie.  ) Enfin , pour  terminer  tout  ce  qui  a 
rapport  à l’emploi  des  métaux  en  Métallurgie , nous  dirons 
que  souvent  on  met  à profit  la  grande  affinité  qu'ils  montrent 
pour  le  soufre,  et  qu’on  s’en  sert  avec  économie  pour  enlever 
ce  corps  à certains  minerais  sulfurés;  c’est  ainsi  maintenant 
qu’en  grand  on  traite  les  sulfur  es  de  plomb  et  d’antimoine 
par  la  grenaille  de  fer  ou  de  fonte. 

, § II.  Des  appareils  employés  en  Métallurgie. 

f.  ’ 1 * | : 

1098.  Sans  vouloir  "entrer  ici  dans  le  détail  des  appareils 
employés  en  Métallurgie , ni  décrire  leurs  formes  variées  et 
leurs  usages,  nous  croyons  cependant  nécessaire  de  donner 
un  léger  aperçu  d’un  objet . que  la  pratique  regarde  comme 
des  plus  iniportaus.  Les  appareils  et  les  machines  dont 
l’usage  est  le  plus  multiplié  sont  de  deux  sortes  : les  four- 
neaux , ou  appareils  de  combustion  et  d’opération , et  les  ma - 
chines  soufflantes , qui  accompagnent  presque  toujours  les 
premiers.  Les  fourneaux  qui  ont  essentiellement  besoin  des 
machines  soufflantes  sont  nommés , dans  les  fonderies , four- 
neaux à courant  d’aÿr  forcé,  et  ceux  dans  lesquels  ces  ma- 
chines sont  remplacées  par  quelques  dispositions  particulières 
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propres  à 'déterminer  un  courant  d’air  naturel  suffisant  a tnt 
besoins  de  l’appareil , sont  désignés  sous  le  nom  de  fourneaux 
à courant  d'air  naturel. 

Nous  avons  indiqué , à l’article  de  chaque  métal , les  di- 
verses espèces  de  fourneaux  qui  sont  employées  à son  traite- 
ment; On  a pu  voir  que  ces  appareils  variaient  singulièrement 
entre  eux , suivant  les  usages  auxquels  on  les  destine,  tous  ne 
pouvant  être  indistinctement  employés  aux  mêmes  opéra- 
tions. Nous  ne  reviendrons  donc  pas  sur  ces  particttlarités , 
mais  comme  les  fourneaux , considérés  par  genres , ont  des 
propriétés  tout-à-fait  distinctes,  il  est  utile  de  les  exposer 
ici  ; et , pour  le  faire  avec  plus  de  clarté  et  de  précision , 
nous  allons  extraire  textuellement  ce  qui  va  suivre  du  savant 
article  de  M.  Guenyveau.  (Voyez  l’article  Métallurgie  du 
Dicl.  des  Sciences  naturelles , t.  3o.) 

« i°.  Quelquefois  il  est  de  nécessité , ou  du  moins  plus 
convenable,  de  mettre  en  contact  ou  de  mêler  ensemble  le 
minerai  avec  le  combustible , et  cela  donne  lieu  à des  four- 
neaux prismatiques  plus  ou  moins  allongés  dans  le  sens  ver- 
tical, et  qu’on  appelle  hauts  fourneaux , fourneaux  courbes  , 
fourneaux  à manche , etc.  Il  sont  à courant  d’air  forcé , et  l’on 
n’y  emploie  guère  que  des  combustibles  convertis  en  charbon. 

« 2°.  D’autrefois  ou  ne  veut  pas  mettre  en  contact  les  subs-* 
tances  à chauffer  avec  le  combustible  (comme  le  fer  avec  la 
houille),  ou  du  moins  cela  n’est  pas  nécessaire;  alors  on 
chauffe  avec  la  flamme  les  matières  placées  non  loin  du  foyer 
et  dans  un  espace  fort  circonscrit  : c’est  le  fourneau  à réver- 
bère , dont  le  nom  dérive  de  ce  que  les  matières  sont  chauf- 
fées  non-seulement  par  le-  contact  immédiat  de  la  flamme , 
mais  encore  par  l’irradiation  qui  a heu  de  la  surface  intérieure 
d’une  voûte,  qui  s’échauffe  fortement,  et  dont  la  première 
destination  était  sans  doute  d’obliger  l^flamme  et  le  courant 
d’air  chaud  à loucher  les  matières  placées  sur  i’âtre.  On  y em- 
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ploie  les  combustibles  dans  leur  état  naturel,  et  l’on  y trouve 
encore  l’avantage  de  voir  constamment  et  de  suivre  tous  les 

changemens  qui  ont  lieu  dans  les  matières  que  l’on  traite 

Ce  qui  a peut-être  contribué  le  plus  à étendre  l’usage  des 
fourneaux  à réverbère,  c’est  qu’ils  n’ont  pas  besoin  de  ma-  * 
chines  soufflantes,  et  qu’ils  sont,  par  cette  raison,  indépen- 

dans  de  toute  force  motrice On  sait  que  dans  les  fourneaux 

à réverbère , et  généralement  dans  tous  ceux  où  l’on  chauffe 
avec  la  flamme , la  circulation  de  l’air  à travers  le  combus- 
tible, ou  ce  qu’on  appelle  le  tirage,  est  déterminée  par  une  • 
cheminée  plus  ou  moins  élevée  , dans  laquelle  l’air , très 
échauffé , et  par  conséquent  très  raréfié , s’élève  en  raison 
de  la  différence  de  sa  pesanteur  spécifique , comparée  à 
celle  de  l’air  extérieur  et  de  la  hauteur  de  la  colonne  d’air 
dilaté. 

« 3°.  Enfin,  il  y a des  opération# où  les  matières  qu’il  s’agit 
de  traiter  doivent  être  maintenues  à l’abri  du  contact  de  la 
flamme , et  même  de  l’air  ; alors  on  les  renferme  dans  dés 
creusets  plus  ou  moins  grands,  que  l’on  chauffe  extérieure- 
ment , en  les  plaçant  dans  un  fourneau  convenablement  dis- 
posé. Tantôt  on  les  chauffe  par  la  flamme  d’un  combustible  , 
et  alors  ces  creusets  sont  mis  sur  une  banquette  pratiquée 
dans  l’intérieur  du  fourneau , comme  on  le  voit  dans  les  fours 
de  verrerie  ; quelquefois  on  les  chauffe  en  même  temps  par- 
dessous,  comme  on  le  fait  pour  les  caisses  à cémenter  le  fer. 
Enfin  , on  se  sert  aussi  des  combustibles  carbonisés , ainsi  que 
le  pratiquent  les  fondeurs  de  cuivre , de  bronze  , et  même 
ceux  qui  fabriquent  l’acier  fondu  : dans  ce  cas , le  creuset  est 
placé  sur  une  grille , au  milieu  du  combustible  ; mais  son 
fond  doit  être  appuyé  sur  un  cylindre  de  terre  réfractaire  de 
même  diamètre , et  élevé  de  plusieurs  pouces , afin  que  l’air 
froid  qui  traverse  la  grille  ner  le  refroidisse  pas  trop  , et  de 
peur  qu’il  ne  le  fasse  éclatpr.' G’est  ainsi  que  l’on  chauffe  les 
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creusets  de  petite  dimension , quand  on  fait  des  essais  de  mi- 
nerais par  la  voie  sèche.  ».  v < 

La  bonne  construction  des  fourneaux  est,  sans  contredit, 
un  des  objets  auxquels  on  doit  apporter  le  plus  desoins.  Géné- 
ralement on  fait  choix  de  matériaux  qui  ne  sont  susceptibles 
ni  de  se  fondre  par  l’impression  de  la  chaleur,  ni  de  se  fondre 
par  suite  de  son  action  long-temps  continuée.  Tantôt  on  em- 
ploie certains  grès , tantôt , et  c’est  ce  qui  arrive  dans  beau- 
coup de  pays , on  fait  usage  de  briques  faites  avec  de  l’argile 
apyre , ou  entièrement  dépourvue  de  chaux  et  d’oxides  mé- 
talliques^ Mais  la  chaleur  n’est  pas  encore  la  cause  la  plus  ac- 
tive de  destruction  des  fourneaux  ; les  matières  que  l’on  y in- 
troduit exercent  une  action  très  énergique  sur  les  parois  de 
ces  appareils , et  les  corrodent  promptement.  Comme  les  ma- 
tériaux avec  lesquels  ils  sont  construits  contiennent  beaucoup 
de  silice , il  s’ensuit  que  plusieurs  terres  et  un  grand  nombre 
d’oxides  métalliques  sont  dans  le  cas  d’agir  sur  eux  ;*n  effet, 
ils  sont  attaqués , à une  haute  température , par  la  baryte , .la 
strontiane , l’oxide  de  fer,  etc. , et  même  dissous  et  troués , à 
une  chaleur  rouge , par  la  potasse  , la  soude  et  l’oxide  de 
plomb,  lorsque  ces  derniers  sont  en  quantité  suffisante.  Pour 
parer  à de  tels  inconvéniens , on  il  faut  choisir  avec  soin 
les  matériaux  parmi  ceux  que  l’on  sait  devoir  résister  le 
plus  long-temps  à cette  action,  et  les  renouveler  lorsqu’ils 
sont  presque  dé  fruits,  ou  bien,  et  c’est  ce  qui  convient  le 
mieux , on  revêt  l’intérieur  des  fourneaux  de  bonne  brusque , 
c’est-à-dire  d’un  mélange  d’argile  et  de  poussière  de  char- 
bon , auquel,  après  l’avoir  préalablement  humecté,  on  fait 
prendre  facilement  toutes  les  formes  que  l’on  désire.  Au 
reste , ces  moyens  ne  sont  que  des  palliatifs , dont  les  bons 
effets  varient  nécessairement  avec  les  inali 
met  au  traitement  des  fo 
• i 09g,  Les  machines 


e l’on  sou- 

n*  -\[;p 

'^à'nte's',  dont  hobjét  est  de  faire 
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arriver  de  grandes  masses  d’air  an  milieu  du  combustible 
renferme'  dans  un  fourneau , quelle  que  soit  d’ailleurs  la  ré- 
sistance que  présentent  les  matières  accumulées  dans  son  inté- 
rieur, sont  construites  de  telle  manière  ^qu’elles  compriment 
l’air  dans  un  réservoir,  d’où  il  sort  ensuite  avec  la  'vitesse  due 
au  degré, dé  compression  qu’il  éprouve,  ét  en  proportion  rela- 
tive à la  grandeur  de  l’orifice  d’écoulement.  Le  point  essentiel 
est  qu’elles  fournissent  une  quantité  d’air  uniforme , dont  on 
peut  ensuite  faire  varier  la  vitesse  de  projection , à l’aide  de 
mécanismes  très  simples.  M.  Guenyveau  range  les  machines 
soufflantes  dans  les  quatre  genres  suivans  : i°.  les  soufflets  pro- 
prement dits  ; 2°.  les  pompes  soufflantes,  ou  soufflets  à piston ; 
3°.  les  soufflets  hydrauliques  ; 4°-  les  trompes.  Leurs  formes 
varient  singulièrement,  suivant  les  localités.  Il  en  est  de 
même  des  mqteurs  employés  pour  donner  le  mouvement  à 
celles  d’entre  elles  qui  ont  des  parties  mobiles , et , en  géné- 
ral * à l’air,  qu’il  s’agit  de  charrier  ; le  plus  habituellement 
cependant  ce  sont  des  cours  d’eau  ou  des  machines  à va- 
peur, et  bien  plus  rarement  des  chevaux.-  La  description  de 
ces  appareils  nous  entraînerait  trop  loin  ; nous  renvoyons  à 
l’article  que  nous  avons  déjà  cité  plusieurs  fois. 

Ici  se  termine  tout  ce  que  nous  avions  à dire  sur  les  gé- 
néralités de  la‘ Métallurgie.  Peut-être  aurions -nous  dû  les 
faire  suivre  de  l’exposition  des  procédés  d’extraction  des 
différens  métaux  employés  tant  dans  les  arts  qu’en  Chimie 
et  en  Médecine.  Cette  marche  eût  été  sans  doute  plus  ra- 
tionnelle ; mais  en  eût-elle  été  plus  commode  pour  le  lec- 
teur ? C’est  à quoi  nous  répondrons  négativement  ; et  cette 
considération  , qui  doit  toujours  guider  un  auteur  dans  la 
disposition  de  son  sujet , nous  a fait  adopter  celle  que 
nous  avons  suivie  dans  le  nôtre.  En  effet,  en  réunissant  à 
l’histoire  minéralogique  d’une  espèce  les  notions  de  Métal- 
lurgie qui  s’y  rattachent , on  complète  son  étude  , et  l’on 
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évite  au  lecteur  le  désagrément  de  feuilleter  un  ouvrage  qui , 
quoique  de  peu  d’étendue , n’offre  pas  moins  d’ennui  à com- 
pulser. Si  l’on  réfléchit  d’ailleurs  que  c'est  un  livre  élé- 
mentaire que  nous  avons  eu  dessein  de  faire , on  ne  nous 
saura  pas  mauvais  gré , nous  osons  l’espérer , de  notre  in- 
fraction aux  règles  d’un  ordre  plus  scientifique  qu’utile. 


FIN  DE  LA  MINERALOGIE. 
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TABLEAU 


Des  Formes cristallines  sous  lesquelles  se  présentent  les 
différentes  substances  artificielles  employées  dans  les  pris 
chimiques,  et  qui , par  conséquent,  ne  se  trouvent  pas 
décrites  dans  le  cours  de  V ouvrage . 

Acétate  de  chaux Aiguilles  prismatiques  satinées. 

Acétate  de  cuivre  ( deuto -) . Prismes  rhomboidanx. 

Acétate  de  mercure Paillettes  brillantes  et  nacrées. 

Acétate  de  morphine ..........  Aiguilles  rayonnées.  ' 

Acétate  de  plomb  {neutre) , Prismes  à quatre  pans,  terminés  par 

des  sommets  dièdres. 

Acétate  de  plomb  (sous-) a.  Lames  opaques  et  blanches. 

Acétate  de  potasse.. Lames  blanches  j cristaux  prismatiques 

i réguliers.,  r...  < •<  t 

Acétate  de  soude Prismes  allongés  striés,  ressemblant  h 

, ceux  du  sulfate  de  soude. 

Acide  acétique, En  masse  cristalline. 

Acideébenzoïque < , Prismes  allongés  satinés. 

Acide  citrique Prismes  rhomboïdaux  dont  les  plans 

* sont  inclinés  entre  eux  sons  des  an- 

. . > gles  d’environ  60  et  120°,  et  dont  les 

extrémités  sont  terminées  par  quatre 
' . • . *V  faces  trapézoïdales , qui  embrassent 

f • . . ’ les  angles  solides. 

Acide  gallique. . .......... Aiguilles  soyeuses  fines  et  blanches. 

Acide  malique. En  mamelons  cristallins. 

Acide  méconique . Prismes  aciculaires , lames  carrées , ra- 

, . . . indications  formées  par  l'accotement 

. • « - : I d’octaèdres  allongés.  •A»  'vi.  , 

Acide  oxalique Prismes  allongés  h quatre  pans,  ter- 

minés par  des  sommets  dièdres. 

Acide  succinique Prismes  comprimés.  • 

Acide  tartrique Prismes  hexaèdres  dont  les  faces  sont 

parallèles  deux  h deux,  les  quatre  an- 
. - ’ gles  les  plus  obtus  égaux  entre  eux  et 

de  12g0,  les  deux  autres,  aussi  égaux 
entre  eux,  de  ton0,  terminés  par  une 
pyramide  è trois  faces,  dont  les  in- 
cidcncet  sont  de  ioa°5',  taa  et  ta5®. 
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Ce»  cristaux  dérivent  d’nn  parallélé- 
pipède oblique , dont  les  angles  diè- 
dres contigus  de  l'angle  solide  le  plus 
obtns  sont  de  ioa°  5',  taa  et  ix5°. 

Arseniate  de  potasse  (acide) Prismes  à quatre  pans  , terminés  par 

des  pyramides  & quatre  faces. 


Arseniate  de  soude  ( neutre ) 

Brucine. 

Carbonate  de  potasse  ( bi -) 

! ••  v 

. *»*»  • . ’ ' 

Chlorate  de  potasse . ...... 

Chlorate  de  potasse  oxigéné. ..... 

Chlorure  de  barium ..  

■ ■«..a  • >'  >ii  . • . * - ' > 

Chlorure  de  calcium. ......... ... 

Chlorure  d’étain  ( proto -) 

Chlorure  d’étain  (deuto-) 

Chlorure  de  mercure  (deuto-). ..... 

Chlorure  d'or  (deuto-).. t . . . 

Chlorure  de  plomb i 

Chlorure  de  potassium.  

Chlorure  de  strontium 

Chromate  de  potasse. . 

Cyano-ferrure  de  potassium.. .... 

Cyanure  de  mercure...  s.  j 
Uydriodate  d ammoniaque  • éirvi’V*' 
Hydriodates. y oy ex  lodurcs.t... i. 
Hydrochlorate  de  cinchonine.. ... 

Hydrochlorates.  Voyez  Chlorures. 
Hydro-cy anales.  Voyez  Cyanures. 
Indurés  de  potassium.  ........... 

Morphine > ..... 

Narcotine. 

Nitrate  d’ammoniaque. 


Prismes  hexaèdres  réguliers. 

En  masse  feuilletée  ou  spongieuse , on 
en  prismes  obliques  à base  de  paral- 
lélogramme. 

Prismes  qnarlrangnlaires  terminés  par 
deux  triangles  renversés.  (Bergman.) 
Prismes  tétraèdres  rhomboïdaux  h 
sommets  dièdres.  (Pelletier.) 

Lames  rhoaibo'idales.  '• 

Formes  dérivant  de  l’octaèdre. 

Prismes  k quatre  pans,  très  larges  et 
peu  épais. 

Prismes  k six  pans,  striés  et  terminés 
par  des  pyramides  aiguës.  * 

Prismes  aciohlaires. 

Prismes  acicnlaires. 

Prismes  acicnlaires. 

Prismes  qnadrangnlaires. 

Prismes  hexaèdres  satinés.  « 

Prismes  à quatre  pans. 

Prismes  hexaèdres  allongés. 

Prismes  rhomboïdaux  non  pyramidés. 
(Tassaé'rt.) 

Prismes  qnadrangnlaires. 

Prismes  à quatre  pîns. 

Cubes.  " • 

Prismes  acicnlaires. 


Cubes. 

Prismes'  & quatre  pans,  conpés  obli 
quement. 

Prismes  rhomboïdaux. 

Prismes  hexaèdres  cannelés. 
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Nitrate  d’argent. . 

:•  •"  t» 

Nitrate  de  baryte. 

Nitrate  de  cinchonine. ... .. 

Nitrate  de  cuivre 

Nitrate  de  mercure  (proto -) 


Nitrate  de  mercure  (deuto-).. 

Nitrate  de  nickel 

Nitrate  de  plomb . 

Nitrate  de  quinine 

Nitrate  de  stronliane.  . i . . . . 
Nitrate  de  zinc 

• >*  ' • i **  ! * ■ I-..1  • ■ 

Oxalate  d’ammoniaque 

Oxalate  de  potasse  ( acidulé ) 
Oxalate  de  potasse  (acide). . 
Phosphate  d’ammoniaque. . . 

Y , 

Phosphate  de  soude.  


Picrotoxine .-. • 

Strychnine. ■. . . 

,-iil.ïi  ü:  4 i - 
• .1  i- i i',  o ...  ,.  • A > .''il  .'i  :r  ( 

, ■ \ • • •il!"  ‘é-  " 

Suceinate  de  potasse 

Succinate  de  soude ....... ; 

i • 

c, 

Sucre. ..  t 
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Lames  minces  très  larges,  de  formes, 
variées.  -, 

Octaèdres. 

Prismes  rhomboïdanx  h base  rectangle.. 

Parallélépipèdes  allongés. 

Cristaux  prismatiques  formés  de  deux 
pyramides  tétraèdres,  appliqués  base 
h base,  ayant  leurs  sommets  et  les 
quatre  angles  solides  & leur  base 
tronqués. 

Prismes  aciculaires. 

Prismes  à huit  pans. 

Tétraèdres  "h  sommets  tronqués. 

Prismes  rhomboïdanx  h base  oblique. 

Octaèdres  cunéiformes. 

Prismes  à quatre  pans,  terminés  par  . 
des  sommets  è quatre  faces. 

Prismes  quadrangulaires , terminés  par 
des  sommets  dièdres.  : ' ’.fivi 

Parallélépipèdes  courts. 

* * . 3 

Prismes  à quatre  pans,  terminés  par 
des  pyramides  à quatre  faces. 

Prismes  rhomboïdaux , dont  les  angles 
aigus  sont  de  6o°,  les  angles  obtus  de 
iao°,  termines  par  des  pyramides  11 
trois  faces. 

Prismes  quadrangulaires. 

Cristaux  très  petits, qui  paraissent  être 
des  prismes  à quatre  pans , terminés 
par  des  pyramides  à qnatre  faces  sur- 
baissées. 

Prismes  à trois  pans. 

Prismes  tétraèdres  , terminés  par  des 

> sommets  dièdres  ou  prismes  hexaè- 
dres, terminés  par  une  face  obliqué. 

Octaèdres  rectangulaires,  dont  les  deux 
pyramides  sont  tronquées  & la  base, 
ou  prismes  tétraèdres  ou  hexaèdres, 
terminés  par  des  sommets  dièdres, 
et  quelquefois  trièdres. 
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Sulfate  de  cadmium.  . 

Sulfate  de  cinchonine  ( neutre ) .... 

Sulfate  de  cinchonine  ( acide  ) . . . . 

Sulfate  de  cobalt 

Sulfate  de  manganèse  ( proto -). .. . 

Sulfate  de  mercure  ( deuto -) 

Sulfate  de  morphine 

Sulfate  de  nickel.. *. 

Sulfate  de  potasse ...:.. 

• 

Sulfate  de  quinine . . . . . 

Tartrate  iT antimoine  et  de  potasse. 
Tartrale  de  potasse 

Tartrate  de  potasse  (acide) 

T arlrate  de  potasse  et  de  fer.... . 
Tartrate  de  potasse  et  de  soude.. 


• • « I I 

Tartrate  de  soude. . . . 

Urée 


Prismes  droits  à base  rectangle. 

Prismes  rhomboïdaux  pins  ou  moins 
altères  par  des  facettes. 

Octaèdres  à base  rhorabotdale , tou- 
jours coupes  par  un  plan  parallèle  k 
deux  faces  opposées. 

Prismes  rhomboïdaux , termines  par  des 
pointemens  dièdres. 

Prismes  rhomboïdaux. 

Petits  prismes. 

Aiguilles  soyeuses,  rameuses  ou  rayon- 
nées. 

Prismes  rhomboïdanx  transparons. 

Prismes  h six  ou  h quatre  pans,  termi- 
nés par  des  pointemens  & six  on  à 
quatre  faces. 

Aiguilles  narrées,  très  fines,  réunies 
en  bouppes  légères. 

Tétraèdres  ou  octaèdres  allongés. 

Prismes  & quatre  pans , terminés  par 
deux  faces  culminantes. 

Prismes  quadrangulaircs  & base  obli- 
que, reposant  sur  une  arête. 

Prismes  aciculaircs. 

Prismes  h hait  nu  dix  pans  inégaux, 
ayant  leurs  extrémités  tronquées  à 
angle  droit;  pans  généralement  divi- 
sés en  deux  dans  la  direction  de  lents 
axes;  base  sur  laquelle  ils  reposent 
marquée  de  deux  lignes  diagonales, 
qui  se  croisent  de  manière  & la  divi- 
ser en  quatre  triangles,  ce  qui  a fait 
dire  aux  anciens  que  ce  sel  cristalli- 
sait en  tombeaux. 

Prismes  aciculaires'. 

Lames  cristallines,  qui.se  croisent  en 
différons  sens.  Pure,  elle  cristallise  en 
prismes  tétraèdres  ou  hexaèdres. 
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Abrazite  , II , m6. 

Acide  antimonieux,  I,  189. 

. — antimonique,  1,  189. 

— arsénieux,  I,  16g.  Sa  prépara- 
tion, I,  171. 

— borique,!,  117. 

— carbonique , I , ia6. 

— colombique.  Sa  préparation  , I, 
5n. 

— hydrochloriqne  , I,  Il3. 

— hydrosulfnnque,  I,  129. 

— molvbdique,!,  17g. 

— muriatique,  y.  Acide  hydrochlo- 
rique,  I,  1 13. 

— nitrique,  I,  116. 

— sulfureux,  I,  10g. 

— sulfurique,  I,  no. 
tungstique.  Sa  préparation  , I, 

5og. 

Achmitc,  H,  i55. 

Achyrite.  y.  Cuivre  dioptase,  I,  38o. 
Acier  natif,  y.  Fer  natif  acie'ré,  I, 
43a. 

Actinote,  II,  10a. 

Action  de  la  lumière  sur  les  miné- 


raux, I,  in. 

Adulaire,  y.  Fclspath  adulairc,  II, 
176.  " ■ 

Affleurcmens  des  filons,  II  ,.336. 


Agalmathôlitc,  II,  aa6. 

Agaphitc,  II,  9. 

Agaric  minéral, 'Il  .'S2-' 

Agathe  ou  agâtei'/f^.Quarz  agate,- 
I,  ao8.  — mousseuses,  I,  aïo.  . , . 
Age  relatif  des  terrains , II , 343. 

Agens  chimiques  employés  en  Mé- 
tallurgie , IT,  438. 

Agustite,  II,  33.  — de  TromsdorfF, 
H,  96. 

Tome  II. 


Aigue-marine,  II , 33. 

Aimant  naturel,  y.  Fer  oxidulé  com- 
pacte, I,  4^95 1,  45t. 

Air  atmosphérique,  I,  n5.  — consi- 
déré comme  agent  métallurgique, 
II , 44L 

Akanticone,  II , 17. 

Alaunschiefcr,  II,  290. 

Albâtre  calcaire,  II,  79. 

— gypseux,  II,  61. 

Albin , IL  181. 

Albite,  II,  t5a. 

AU  agite,  y.  Manganèse  hydro-sili- 
caté,  I,  5ia. 

Allallitc  ou  alalitC  , II,  106. 

Allanite,  I,  5io. 

Allochroïtc,  II,  ig. 

Allophane,  II,  226. 

Alluvions,  II,  353. 

Almandine,  H , 19.. 

Alquifoux,  I,'3io. 

Alufninate  de  magnésie,  y.  Spi- 
nelle.  , 

— de  plomb,  y.  Plomb  alurrti— 
naté. 

— de  zinc.  y.  Gahnite. 

Alumine. 

— et  clianx  ou  bi-oxide  silicates,  y. 
Epidote,  II,  17.  — y.  Grenat, 
II,  19. 

— et  iitbinc  sous-phosphatées,  y. 
Amhligonitc,  II , 9. 

— et  glucinc  alnminatéc.  V.  Cymo- 
phane,  II,  i5. 

— et  fer  silicatés.  y.  Staurotide,  II, 

t5. 

— iluo-silicatée.  y.  Topaze,  II,  10. 

— hydratée,  y.  Gybsile  , II,  i5.  — 
y.  Diaspore , If,  ti. 

3o 
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Alumine  mangane'so  - ailicatëc  , Il , Traitement  métallurgique  des  mi- 
16.  ncrais  d’antimoine,  I,  190.  Essais 

— mcllutéc,  II,  335.  de  ses  minerais , I,  An.  . 1 

— phosphatëé* hydratée,  II,  8.  — Antimoine  rnnriaté.  y.  Antimoine 

impure.  ^."Turquoise,  II,  9.  oxide,  I,  18$. 

— tri-sulfatéc,  Il , 8.  — natif , 1 , 180.  — artificiel.  Sa  cris- 

— silicate'e  hydratée,  y.  Collyrite,  tallisation,  I,  181. 

U>*!.  — oxide , I , 18S. 

— silicatce.  V-  Pinite,II,  13. — y.  — oxi-sulfuré,  1 , 186. 

Distliène  , II,  i3 — y.  Éahlunite,  — sulfuré,  I,  1 83.  Sa  préparation 
ffVlift  ou  purification,  I,  i85.  — nicke- 

— silicatce  avec  soude,  etc.  y.  Toor-  lifère , 1 , 3ga. 

maline,  II,  aa.  — sulfuré  rouge,  y.  Antimoine  oxi- 

— sulfatée  (sous-),  y.  Websterilc,  sulfuré,  I,  186. 

II,  7.  — plomho-cuprifère.  y.  Plomb  sul- 

Aluminium,  famille,  II,  3.  — furé  stihio-cuprifcre,  I,  3n. 

oxidé.  y.  Corindon,  II,  3.  Antiuioniure  d’argent,  y.  Argent 

Alun,  I,  1 58.  Sa  préparation,  II,  antimonial,  I,  371. 

t63.  . Antomalite.  y.  Zinc  alnminatc’ , ï, 

— bntyriforme  , II,  15g.  ^16. 

— de  plume,  y.  Alun  ferrugineux  Apatite,  II,  g6. 

II,  161.  Aphanitc,  II)  364. 

Alunite  , II,  tfï3.  Aphrisite,  II,  33. 

Amalgame  natif  d’argent,  11,973.  Aploinc , II , ip. 

Amas,  II,  341.  ' Apophyllite,  Il , i8r.  ; ’ 

Ambligonite , II , 9.  Appareils  employés  en  Métallurgie, 

Ambre  jaune.  Il , 300.  II , 455. 


ou  purification,  I,  1 85.  — nicke- 
lifère , 1 , 393. 

— sulfuré  rouge,  y.  Antimoine  oxi- 
sulfuré,  I,  186. 

— plombo-cuprifère.  y.  Plomb  sul- 
furé stibio-cuprifcre,  I,  3n. 

Antiuioniure  d’argent.  F.  Argent 
antimonial,  I,  371. 

Antomalite.  y.  Zinc  alnminatc' , I, 
436.  1 •-  • • 


Aplomc , II , ip. 

Apophyllite,  II,  i8r. 

Appareils  employés  en  Métallurgie, 
Il , 455. 


Améthiste.  y.  Quart  améthiste,  I,  Apyrite.  y.  Tourmaline  rabellite, 

»°4-  H,  74. 

A • TI  A „l ! .f * t. 


Amianthe,  II,  toa. 

Ammoniaque  mnrlatéc  on  hydro- 
chloratée,  II,  333. 

— sulfatée,  II,  331. 

Ampelite  graphique , II , 390. 
Amphibole,  II,  101.  — roche,  II, 


Arborisations , 1 , 40. 

Arbre  de  Diane,  I,  374.  * 

Ardoise,  II,  s85. 

Arcndalite,  II,  17. 

Aréolithcs.  y.  Fer  météorique,  I, 
433. 

Arêtes  ,1,6. 


Amphigène,  II,  171. 

Amygdaloidcs , II , 364. 

Anagénitc,  II , 3oa. 

Analcime,  II,  i59.  ’ • 

Anatasc.  P.  Titane  ànatase,  I,  196. 

Andalousite,  II,  t88. 

Andreasbergoliic,  II,  134 

Andréoüle,  II,  134. 

Angles  des  cristaux.  Les  diverses  es- 
pèces ,1,5. 

Anhydrite,  II,  56.  — considérée 
1 comme  roche,  II,  347. 

Annrthite.  y.  Felspatn  , II,  175. 

Anthophyllite,  II,  u4- 

Anthracite,  IJ,  308.  — roche,  II, 
393. 

Antimoine,_/ànu7fe,  I,  180.  — crn. 
y.  Antimoine  sulfuré,  I,  186.  — 
mordoré,  y.  Antimoine  oxi-sul- 
furé, I,  186.  — rouge,  idem 

blanc,  y.  Antimoine  oxidé,  I,  t88. 


ArfFwcdsomte , II,  336. 

Argent , famille,  I,  363.  Gisement 
général  des  minerais  d’argent,  I, 
377.  Traitement  métallurgique  de 
ses  minerais,  I,  379.  Essais  de  ses 
minerais,  U.393. 

— amalgamé,  1 , 373. 

— antimonial,  I,  371. 

— antimonic  sulfuré,  y.  Argent 
rouge. 

— antimonic  sulfuré  noir, I,  36g. 

— arsenic,  I,  370. 

— arsenical,  y.  Argent  arsénié, 

— aururé,  I,  3?3. 

— blanc,  1 , 3i3. 

— carhpna  té,  1,276, 

— chloruré,  1 , 375. 

— corné.  ^.  Argent  chloruré,  I, 
375. 

— en  épis.  P'?Cuîvrcsulfçiré  pseudo- 
morpnique  , 1 , 346. 
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Argent  gris.  F.  Argent  carbonate  Arseniate  Je  plomb,  I,  323 
et  Cmvrc  gris  antimonifère  , I , Arsenic.  Ses  minerais  et  Jcnrs  carac- 

- de  chat.  F.  Mica  blanc  argentin , - oxTd^’l^V  ’ 1 ’ ’fo' 

. ’j'83;  - „.  ' — sullure  ronge,  I,  164.  Sa  nrena- 

- lodure  , 1 ,364.  ration,  I,  ,65.  PP^ 

- murtate.  F.  Argent  chlorure,  9 — sulfuré  janne,  1 , 166.  Sa  prépara- 

a"0,  , „ . «ton,  I,i68. 

- merde  d oie  (mine  d’) , I,  2G7.  — blanc.  F.  Arsenic  oxide. 

. natif,  !,  aGa.  — aurifère.  F.  Ar-  — Essais  de  scs  minerais  II  Z03 
gent  aururé,  I,  2t3.  Traiiem™é,v,«:„,ii ' V 


Rent  aura  ré,  1,373. 

— noir,  1 , 2(19. 

— rouge,  1 , 267. 

aigre,  I,  260. 

— sulfuré,  !,  265. 

— noir,  I,  269. 

— sulfure'  cuprifîre.  F.  Cuivre  sul- 
furé argentifère  , ! , 347. 


....  •luuu.inpu,  aoj. 

i raiteraent  métallurgique  des  mi- 
nerais d’arsenic , 1 , 172.  . 
Arsenite  de  cobalt  et  sous-arsenite  de 
cobalt,  I,  406. 

— de  nickel , 1 , 3 94. 

Arseniure  d’argent.  F.  Argent  arse- 
nic, I,  370. 

— de  cobai  1, 1,  400. 

rï.i  ooK.li  r rr 


1 - v coDaji,  i,  400. 

— sulfure  rouge  F Argent  rouge.  • — de  cobalt  et  1er.  F.  Cobalt  aTse- 

vitreux.  F.  Argenftulfure.  nical  gris-noirâtre  , I,  401. 

7 a)gre-  Idem,  et  1 , 269.  ' — de  fer,  I,  447. 

Argentine.  F.  felspathadulaire.il,  — de  nickel.  F.  Nickel  arsenical  I 

I "U*  j ^ .9  P 

Argiles,  II,  26.  Leur  gisement,  II,.  Asbcste,  II,  102. 
ap.  — considérées  comme  roches,  Ascierine  ,11  3i5— 3i7, 

11,243.  Asparagolite , II , 07. 

— mnriat.fèrc  II,  134.  Asphalte,  II  306 

“ifhlSt®USC  ’ 11  ’ a,a-  — 4 fougère,  A ta  ka  mi  te  ou  Atacamite.  F.  Cuifre 


II , 216. 

Argilolite,  II,  3ta. 

Argilophyre , II , 369. 

Arkoses , II , 3oo. 

Arktizite,  II , 107. 

Arragonite,  II,  88. 

Arseniate  de  chaux , Il , 95. 

-*■  de  cobalt,  I,  4o5.  — (sous-)  , I, 
• 4<>5.  • 

— de  enivre,  I,  376, 

— de  fer,  I,  \-q. 

— de  nickel,  î,  394. 


vs»  aiiuv-auiiiç 

hydrochloraté,  I,  367. 

Atome,  molécule,  particule,  I,  60. 
Augite,  II,  ,06. 

Auri- pigmeutum.  F.  Arsenic  sul- 
fure jaune,  I,  169. 

Aventurinc.  F , Qûarz  aventuriné, 
1 , 205. 

Axes  des  cristaux,  I 6. 

Axinite,  II,  u3. 

Azote  ,I,ix5. 

Azur  i te.  F . Cuivre  carbonate  bleu 

I,  373. 


B 


Baikalitc.  F . Pvroxènc  sahlitc. 
Balance  de  Kitolson,  I,  j,5.  hy- 
drostatique, I,  34. 

Bancs,  II,  3a8. 

Barium , famille,  II , u8. 

Baryte.  — Sa  préparation  , II,  13a. 

— carbonatée,  If,  xs3. 

— sulfatée,  II,  118. 
fiarydne,  II,  118. 

Basolte,  II,  3i1S. 

— granitoïde.  F.  Lcorostine  écail- 
leuse, II,  3t3. 


Basanitc,  II,  322,  3a3. 

Borgmanite,  II,  22C. 

Béni,  II , 33.  — de  Saxe , Il , 06. 
Bernstein,  II,  200. 

Berzélitc,  II,  126. 

Beurre  de  montagne.  ,F.  AInn  po- 
tasse , II , 1 5g,  v r 

Bezoard  minéral.  F.  Pysolitbes,  II 
78.  ’ 

Bisellcment  ,1,6. 

Bismuth  , Famille •,  I,  231.  Sa  cris- 
tallisation artificielle,  I,  aq'i.Trai- 

3o..  . 
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tcmcr.t  métallurgique  de  «es  mine- 
rais, 1,  jo5.  Essais  de  ses  minerais, 

U,4?7. 

Bismuth  carbonate,  1 , 395. 

— natif,  1,29t.  - 

— oxidé,  I,  394. 

— sulfuré , 1 , 3q3. 

— snlfuré  plombo-cnpriftre.  V.  Cui- 

vre sulfuré  plombo-bismutbifère,  I, 
356.  . 

Bissolite.  V.  Epidote,  Amphibole. 
Bitume  r II,  304. 

— de  Judée,  H , 206. 

— élastique  , H,  ao3. 

Blanc  de  cc'rnse,  de  plomb,  d’argent , 
de  krems.  Sa  préparation,  I,  34°- 

— d’Espagne,  y.  Craie. 

— de  fard.  Sa  préparation , 1 , 396. 
Blatterstein , II , 205. 

Blatter-zéolite,  II,  109. 

Bleyfahlerz.  Ÿ~.  Cuivre  gris  antimo- 

nifère  et  plombifère,  I,  353. 
Bleischimmer,  I,  ai4- 
Blende,  y.  Zinc  snlfuré,  L 4<5. 
Bleu  de  Prusse  natif,  y.  Fer  phos- 
phaté terrenx , I , 

— de  montagne.  V.  Cuivre  carbonaté 
bleu , I,  374* 

Bocard.  Sa  description,  II,  426. 
Bocardaec , II,  426. 

Bois  altérés,  II , 199. 

a 


Bois  bitumineux.  V.  Lignite  fibreux, 
II , 196. 

a—  de  montagne.  V.  Amphibole,  II , 

103. 

Bol  d’Arménie,  II,  38. 

lides.  y.  Fer  météorique,  I,  43a. 
hreite,  II,  40. 

Ibrate  de  magnésie , II , \ o. 

— de  soude , II , i44* 

— magnésio-calcaire , II,  40. 

Borax,  II,  1 44-  Sa  purification,  II, 

146. 

Bore,  I,  ne. 

Botryoüte,  Il , ai. 

Bournonite.  ÿ.  Plomb  sulfuré  stibio# 
cuprifère,  1 , 3t  1. 

Brandschiefer,  II,  28g. 

Brèches  (marbres) , II , 73  j II , a33. 
• — Roche,  IL  3ot. 

Breislackite,  1^  336. 

Brewstérite,  II,  326.  v 
Brocatelle,  II,  nâ. 

Brongniartinc , Il  ‘ t3o. 

Bronzite.  y.  I hallage.  ' * 

Brouillage,  II , ai5, 335. 

Brncite , II , 55. 

Bncbolzitc,  II,  326. 

Buntkupfererz.  y.  Cuivre  pyriteux 
panaché,  1 , 35o. 

Bustamitc,  I,  53o. 


Cacholnng.  y.  Opale  résinite  cacho- 
long,  I,  232. 

Cadmium.  Son  extraction,  I,  423, 
Son  essai , II,  4>3. 

Çailloux  du  Brésil,  de  Cayenne  , de 
Médoc,  du  Rhin,  etc.  y.  Quarz 
incolore,  I,  304.  — d’Égypte,  y. 
Quarz  jaspe  égyptien,  I,  216. 

Calai  te , il,  Q. 

Calamine,  r.  Zinc  silicate,  I,  434 - 
— électrique,  I,  4a4-  — terreuse 
hydratée,  y 1 Zinc  sous-carbonaté , 
1,433. 

Calcaire,  y.  Chaux  carbonatée  , II , 

67. 

— alpin , II,  25a. 

— brunissant , II , 84. 

— à cérites,  II,  8r.  — roche,  11, 
358. 

— coquillicr,  II,  a5o. 

— d’eau  douce,  II,  a5g. 


Calcaire  excentrique,  II , 88. 

— à entroques , II,  2 53. 

— fétide,  II,  84 , a5a. 

— de  Gœttinguc , II , a53. 

— grossier,  II,  81.  — roche,  II, 
a58.  _ 

— jaunissant,  II,  83. 

— jurassique,  II,  a54. 

— lacustre , II,  25g. 

— l«nt,  II,  91. 

— à lymnées , II . 25g. 

— magnésien  , II,  9t. 

— oolitc , II. 

— à orlhocéralitcs,  II,  a5t. 

— parisien,  II,  a58. 

— prismatique.  E Arragonitc. 

— rhomhoédriquc , II , 67. 

— rosc^,  11, 84 

— tuiniforme,  II,  71." 

— siliceux  , Il , 83.  — roche  , il , 

a58.  r 
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Calcaire  apathique,  II,  68,  Cendres  volcaniques , II , 3a5, 

Calcédoine.  y.  Quarz  agate,  Li  aog.  Céraunilc,  II , i5S. 
Calciphyre,  II,  à&o,  Cérérite.  V.  Cérite,  I , 5iq. 

Calcliante.  /^.Cuivre  sulfaté,  1, 364-  ‘ 


4^9 


Calschiste,  II  , 287. 

Calcholite.  V.  ürahe  phosphaté , Ij 

lia.  ■/ 

Calcium , famille,  11,50, 

Calomel.  V.  Mercure  chloruré,  I, 
269. 

Caoutchouc  fossile,  II,  ao3. 
Caractères  des  minéraux,  1,3.  — Ac- 
cessoires : essentiels:  secondaires, 

1.74- 

— chimiques  , I,  44* 

— physiques  , L,  3. 

Carbonate  d’argent,  1 , 376. 

— de  baryte,  II , ia3. 

— de  bismuth , I,  aq5. 

— de  chaux  rbomboeüriqne,  II,  6j. 

— de  chaux  prismatique  , II , 0 8T~ 

— de  chaux  et  de  magnésie,  II,  gi. 

— de  cuivre  vert , 1 , 370.  — bleu  , I , 
373  — anhydre,  Ij  375. 

— de  fer,  I , j(i6. 

— de  magnésie , II , 3q. 

— de  manganèse  , 1 , S06. 

— de  plomb,  1 , 3u6. 

— de  soude,  II,  lit. 

^ — de  strontiane  , IIj  117. 

— de  zinc  , 1^  iao. 
Carbo-hydro-chlorate  de  plomb.  y. 

Plomb  hydro-chloro-carbonaté,  I , 
% 3ig- 

Carbone,  I*  tao. — pur,  f*.  Diamant, 

I,  IiQ, 


Carbure  de  fer,  1 , 4j5. 
Carpholite,  II,  16, 


Cérine.  V.  Allanite,  I,  5ào. 

Cérite,  I,  5ig. 

Cérium,  famille,  I_,  5i8.  — Essais 
de  ses  minerais,  II , 4t3.  — ■ Iluaté , 
5tt).  — oxidé  siliceux  rouge.  V. 
Cérite,  IJ  5 19.  — oxidé  siliceux 
noir,  y . Allanite,  1 , 5ao.  — sili- 
caté , I,  5ig.  — carbonaté,  If, 
226.  — Extraction  du  cérium , 1 , 
Sü, 

Céruse.  V ■ Plomb  carbonaté,  Ij  3aG. 

— Sa  préparation,  1^  34o. 
Chabasic,  JT,  t#8. 

Chaleur  considérés  comme  agent  mé- 
tallurgique, II,  438. 

Chalkolite.  y.  Urane  phosphaté,  I_i 
4X3. 

Chalumeau.  Son  emploi , sa  descrip- 
tion, I,  47,48. 

Cliamoisitc,  HTaxfL 
Charbon  employé  comme  agent  mé- 
tallurgique, II,  4£i 

— chandelle.  V.  Lignite  candellairc, 
II,  ig5. 

— de  terre,  II,  310.  , 

Chatoiement,  I,  3a. 

Chaux.  Sa  préparation , II , 75. 

— anhydro-snlfalée , II,  56, 

— arseniatée,  II,  96. 

— boro-silicatée,  II,  94. 

— boratée  siliceuse,  II,  g4- 

■ ■ ” > -^C 

: roche . II 

11,88. 


- carbonatée , II , 67.  -^Considérée 
comme  roche , II,  a5o.  — Dure  , 


Carton  fossile.  y.  Amphibole,  II, 

103. 

Cascalho,  1^  ia3. 

Cassure  des  minéraux.  Ses  modifica- 
tions , 1 , 36. 

Castine,  I,  489.  M 

Causes  des  variations  de  formes  des  — silimciT^.’ Wo/lastonite,  II,  100, 

sulfatée , II , 5g. 


— carbonatée  ferro  - manganésifère. 
A".  Fer  carbqnaté,  I_,  466- 

— carbonatée  magnésifère , II,  91. 
prismatique,  II,  88, 

fluatée,  II,  64. 


— nitratée,  II,  08. 

■ phosphatée , TT,  96. 


Cavités , Il , $33. 

Cclestine , U,  1 15. 

Cendres  bleues.  V.  Cuivre  sulfaté.  I, 
366. 

— natives.  V -,  Cuivre  carbonaté  bleu, 

I,3& 

— noires,  y.  Lignites. 

— d’outre-mer,  II,  149. 

— rouges.  V.  Lignites,  usages. 

— vertes,  y Cuivre  carbonate  Aert , 

L32L 


— schéélatée,  II,  99. 

— titano-silicatée , il , 00. 

-uratée,  11,334. 

Chiastholite,  K , 189. 

Childrenite.  V.  KJaprothite,  II,  148. 
Chlore , I,  1 13. 

Cblorite,  If,  5t.  — considérée  comme 
roche,  II , 346. 

Chlorit-schicfer,  Il , 346. 
Chloromelan.  y.  Cronstedilc  , II  , 
126. 


Digitized  by  Google 


470  TABLE  ALPHABÉTIQUE 


Chloropale,  11 , 226. 

Chloropbanc.  y.  Fluor. 

Chlorophc'ile , II,  226. 

Chlorure  d’argent,  y.  Argent  chlo- 
ruré, 1 , 975. 

— de  cuivre  , 1 , 367. 

— de  mercure,  y.  Mercure  chloruré, 

I,  a5o. 

— de  plomb , 1 , 3 1 p. 

— de  sodium,  II,  i3i. 

Chondrodile,  II,  43- 

Chraitonitc,  I , 

Chricbtonitc,  I , 476. 

Cliromate  de  plomb,  I,  33o. 

— double  de  piomb  et  cuivre,  y.  Vau- 
quclinitc,  I,  37g» 

Cbrouie,  famille,  1 , 173.  — Oxide 
vert  ou  oxidé  silicifèrc,  I,  173. — 
Sa  préparation  , 1 , 174  — Extrac- 
tion du  chrôme,  1 , 175.  — Essais 
de  ses  minerais,  II , 408. 

Chromitc  de  fer.  y.  Fer  chromé. 
Chryolite,  II,  1 47- 
Chrysocollc.  y.  Cuivre  siliceux , I , 
38i. 

Chrysobéril,  II,  1 5. 

Chrysolilc.  y.  Cymophanc,  II  , i5. 

— des  volcans,  y.  Péridol  olivine , 

II, 4S.  — y~  Chaux  phosphatée  , 
II,  96.  — du  cap.  y.  Prchnite,  II , 
107.  — du  Vésuve,  y.  Idocrase,  11, 
ut. 

Chrysoprase.  y.  Quarz  agate,  I,  20g. 
Chuzitc,  II,  226. 

Cimolithc  (argile) , II,  27. 

Cinabre,  y.  Mercure  sulfuré,  I, 
254. 

Cinéritcs,  II,  3a5. 

Classes,  1 , 85. 

Classifications  des  minéraux,  1,  70. 

— de  M.  Ampère,  I,  83.  — de 
M.  Hausmann,  I,  87.  — de  Wer- 
ncr,  I,  86. — deKarsten,  I,  87. 

— de  Haüy,  I,  87.  — de  M.  Beu- 
dant, I,  go.  — de  M.  Brongniart , 
I.gi.  — de  M.  Berzélius,  I , g3. 

— des  roches , II,  234. 

Cléavelandile , II,  162. 

Clivage  des  minéraux,  I,  7. 

Coak,  II,  219. 

Cobalt,  famille,  1 , 3gg.  — Gisement 

général  de  ses  mi  nerais  , 1 , 4°6 

Son  extraction , 1 , 4°7-  — Essais 
de  ses  minerais,  II , 404. 

— arseniaté,  1 , 4o5. 

— arsenité,  I,  4«6. 

— arsenical,  I,  4°°>  — blanc  argen- 


tin , 1 , 402.  — pseudo-tn orphique 
iiliciforme,  I,  400. 

Cobalt  arsenical  gris  noirâtre,  1 , 401. 

— gris  1,402 

— oxulc  noir,  1,  4°4* 

— réticnlé  V.  Cobalt  arsenical , I , 

4°°- 

— sulfaté,  1 , 4» |. 

— sulfuré,  1 , 3gg. 

— sulfuré  arsenical,  y.  Cobalt  gris. 

— terreux.  E,  Cobalt  oxidé  noir. 

— violet,  y.  Cobalt  arseniaté. 
Coeeolitc.  H.  106. 


Collyrile,  II,  11, 

Coluphonile,  II,  ig. 

Colorados,  I,  276.  . 

Columbile.  y.  i antalite , I,  5 10.  . 

Columbium,  y.  Tantale,  I,  5 1 1 . — 
Essais  de  scs  minerais,  11,  3’ 3. 

Combustibles  employés  en  Métallur- 
gie*, II,  44t. 

Composition  chimique  des  minéraux. 
Signes  employés  pour  la  représen- 
ter, 1 , 5g. 

Comptonite,  II , 226. 

Condrodite,  II,  fi- 

Congélations,  1 , 4>- 

Conglomérats,  II,  292. 

Conitc,  II , ni. 

Cordiéritc,  il,  53.  . 

Corindon , II , 3. 

Cornaline,  y.  Quarz  agate  cornaline, 
1 , 208. 

Cornéenne,  II,  264, 

Corps  simples,  y,  Elémeas. 

— isomorphes  ,1,75  (note)y 

Couches  minérales,  II,  3a6.  — Dé- 
rangement dans  leur  régularité,  II, 
3a8.  — Leur  manière  d’étrc.dans  Lr 
nature,  II , 33 1 . — Dérangement 
dans  leur  stratification , II,  332. 

— fracassées , Il , 335. 

Coulées  volcaniques,  II , 3x3. 

Couleurs  des  minéraux,  1,  28. 

Coupelle,  I,  280. 

Coupellation,  I,  280;  II , 3g4- 

Couperose  bleue,  y.  Cuivre  sulfaté , 

I,  363. 

— blanche,  y.  Zinc  sulfaté.  Sa  pré- 
paration , I,  4>g. 

— verte  y.  Fer  sulfaté,  I,  4^9  — 
d’Angleterre,  de  Beauvais , d’Alle- 
magne, 1 , 461. 

Couzcranite,  II,  226. 

Craie,  II,  7g.  — considérée  comme 
roche,  II , 255. 

— de  Briançon , II,  fx. 
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Craied’Espagne,  II,  44- 

Craitonitc,  1 , 4/6- 

Crayons  noirs.  V . Fer  carbure,  I, 
445.  — rouges.  V.  Fer  oxide  rouge 
ocrcnx,  I,  458. 

Crcusels  brasqués  ou  désoxidans,  I , 
175  (unie). 

Criblage,  II , 4^7- 

Cricbtonile.  fr.  Craitonite,  I,  47b. 

Crispitc.  y.  Titane  nubile,  1 , 194. 

Cristal  de  rocbc.  V.  Quarz  incolore, 
I,  204. 

Cristallisation  ou  forme  régulière  des 
minéraux  ,1,4- 

Cristallograpbie,  1 , 4- 

Cristaux  ,1,5. 

Crocoïte.II,  109. 

Croisette,  II , i5. 

Crokalite.  V.  Me'sotypc. 

Cronstédite,  II,  226. 

Crucitc,  II,  189. 

Cryoütc,  II , 147. 

Cubicixc,  U,  i5a. 

Cuir  fossile.  V.  Amphibole,  II , 102. 

Cuivre,  famille,  1 , 34'»-  — Gisement 
de  scs  minerais,  I,  38a.  — Traite- 
ment métallurgique,  I,  383.  — Es- 
sais de  ses  minerais,  II , 386. 

— arseniaté,  I,  376. 

— azuré’.  V.  Cuivre  carbonate  bleu. 

— blanc;  alliage.  y.  Arseoic  natif,  I, 

164. 

— carbonate’  anhydre,  1 , 37,5. 

— bleu  , I,  37T 

— vert , 1 , 370. 

— chromaté.  y.  Vauquelinitc. 

— concretionné  ou  de  cémentation,  I, 
345. 

— dioptase , 1 , 38o. 

— jaune,  I,  3S8. 

— gris,  I,  35i.  — arsenifère,  I,  352. 
— antimonifère  , I,  35a.  — anli- 
monilire  et  plombifère,  I,  353. 

— hydraté,  y.  Cuivre  siliceux.  . 

— liydro-chloralé,  I,  367. 


Cuivre  hvdro-siiiccDX»ou  hydraté  sili- 
ceux. Cuivre  siliceux. 

— malachite.  V-  Cuivre,  carbonate 
vert. 

— micacé.  y.  Cuivre  arsenialc. 

— muriaté.  y.  Cuivre  hydrochlo- 
raté 

— natif,  1 , 343. 

— noir.  V.  Cuivre  gris  antimonifère, 
I,  35a,  et  Cuivre  oxidé,  I,  363  ; 
1 , 385. 

— oxidé,  I,  36o. 

— oxidulé,  I,  36o.  — arsenifère,  I , 
363. 

— phosphaté , 1 , 36g. 

— pyrileux,  I,  347-  — panaché  , hé- 
patique, 1 , 35o. 

— résinite.  y.  Cuivre  siliceux. 

— de  rosette , 1 , 386. 

— rouge,  y.  Cuivre  oxidulé. 

— scoriacé,  y.  Cuivre  siliceux. 

— sélénié,  I,  357. 

— argentai,  I,  357. 

— silicate  hydraté,  y Cuivre  diop- 
tasc. 

— siliceux  , 1 , 38i. 

— sous-sulfaté , I,  367. 

— sulfaté,  I,  364-  — Sa  préparation, 
1 , 365. 

— sulfuré,  I,  345. 

argentifère,  I,  347- 

bismuthifère , I,  354. 

— hépatique , 1 , 346. 

stannilere,!,  355. 

— — — plomho-bismuthifère,  1,  356. 

pseudo-morphique,  1 , 346. 

— vauquelinitc,  I , 379. 

— vitreux,  y.  Cuivre  sulfuré,  1 , 345, 
et  Cuivre  oxidulé , 1 , 36o. 

— tuilé.  y.  Cuivre  oxidulé  terreux,  I, 
36a. 

Cyanitc,  II,  i3. 

Cymophaue,  II,  i5. 

Cyprine,  II,  111. 


D 


Daourite,  II,  ai- 
Dapèche,  II , ao3. 
Datholitc  , II , gj. 
Delphinite  , II , 17. 
Dendrites , 1 , 4°. 
Dcvonitc  ,11, 


Diabase , II , 262. 

Diallage , II , 49. 

Dialogile.  y.  Manganèse  carbonaté, 
I,  5o6. 

Diamant,  I,  tao.  Son  exlrac  lion,  I,  ia3. 
Travail  du  diamant  ou  taille,  1, 1 24  • 
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Diamant  d’Alençon.*^.  Quart  brun 
ou  enfume,  I ,’ ao$. 

Diaspore , II , s5- 
Dichroisme , 1 , 3o. 

Dichroïte,  II , 53. 

Diluvium,  II,  354. 

Diopside , II,  106. 

Diojitase.  y . Cuivre  diopiase , I, 


Diorite,  II , 363. 

Dipyre,  II , 336. 

Direction  et  inclinaison  des  couches. 

V.  Couches,  II,  33 1. 

Disthène,  II , i3.  — roche,  II , 345. 
Docimasie.  Sa  définition , II,  3^3. 


Dodécaèdre  pentagonal , I , la. 

— rhomboïdal,  I,  13.  Scs  modifica- 
tions et  scs  passages,  I,  14. 

— triangulaire,  I , i3. 

Dolérite  , II,  3t3.  * 

Dolomie,  II,  91.  — roche,  H,  96t. 
Domite,  II,  3n. 

Double  réfraction . I,  39. 

Dragées  de  Tivoli.  V\  Pvsolithe», 
11,78. 

Druze , 1 , 40. 

Ductilité  des  minéraux  , 1 , 37. 
Dunkles  Wcisgültigerz , I,  3t3. 
Dureté  des  minéraux,  I,  36. 
Dysodile  , II , 196. 


E 


Eau,  1,135.  — en  vapeur,  I,  149-  — 
liquide,  I,  j3y.  — solide,  I,  i36. 
— potable,  I,  i3q.  — non  potable, 
I,  lit.  — insalubre,  I,  i43. — mi- 
nérale ou  médicinale,  I,  1 44- 
sèment , I , t5o.  — employée 
comme  agent  métallurgique,  II, 
453. 

— céleste,  I,  38p. 

Eaux  cémentaioires.  V.  Cuivre  sul- 

. faté,  I,  365. 

Eclat  des  minéraux,  I,  37. 

Éclogile,  II , 345. 

Ecume  de  fer.  V.  Fer  oxide  rouge 
luisant,  1 , 458. 

— de  mer,  II , 45. 

Edler-serpentin , II,  346- 

Égeran  , II  1 1 1 . 

Eiscnkalk,  II,  a4'- 

Eisenkies , sulfure  de  fer.  V.  fer  sul- 
furé. 

Eiscnkiesel , quarz  ferrugineux.  V. 
Quarz. 

Eisensinter,  arseniate  de  fer.  V.  Fer 
arseniaté. 

Ekebergite,  II,  t54- 

Elasticité  dans  let  minéraux , 1 , 37. 

EJatérite , II , ao3. 

Electricité  des  minéraux,  I,  3t. 

Electrum.  V.  Argent  aururé  , I , 
373. 

— y.  Succin,  II , 300. 

Elémcns , 1 , 5g. 

Eléolite,  Fcltstein,  II,  180. 

Email  volcanique  , II  , 3l6  ; II  , 

3a4- 


Emeraude,  II,  33. 

Emeraudite,  II,  5o. 

Emeri,  II,  6. — rouge,  II , 33. 
Eudellionc.  V.  Plomb  sulfuré  stibio- 
cuprifère,  1 , 3l  1. 

Epidote,  II,  17. 

Epigénie,  1 , 43- 

Epis  en  Sulfure  de  enivre.  V.  Cuivre 
sulfuré  pseudo-raorphique,  I,  346. 
Epsomite,  II,  35.  Préparation,  II, 
37. 

Erbue,  I,  319  j I,  489. 

Ercinitc,  II,  ia4- 
Eruptions  bouenses,  II,  36o. 

Essai  chimique  des  minéraux  ,1,  4". 

parla  voie  sèche,  I,  47- 

par  la  voie  humide , 1 , 55. 

Esmarkitc , II,  94. 

Espèces  minérales,  I,  78. 

Essais  docimastiques , II  ,l375. — mé- 
caniques, II,  075.  — par  la  voie 
sèche , II , 3;6.  — par  la  voie  hu- 
mide, II,  378. 

Essais  des  minerais  d’antimoine , II, 
W4o3. 

— d'argent,  II,  3o3. 

— d’arsenic,  II,  4o3. 

— de  bismuth.  II,  4°7- 

— de  cadmium , II,  4t3. 

— de  cérium  , II,  4 ta. 

— de  chrôrne,  II , 4o8. 

— de  cobalt,  II,  4oi- 

— de  columbium,  II;  4<3- 

— de  cuivre,  II,  386. 

— de  divers  métaux,  II,  4>4’ 

— d’étain,  II , 3gt. 
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Essais  des  minerais  de  fer,  II , 384- 

— de  manganèse.  II,  409. 

— de  mercure , II , 4 00. 

— de  molybdène , II , 409. 

— de  nickel , II,  4°7- 

— d’or,  II,  397. 

— de  platine,  II,  399. 

— de  plomb , II,  389. 

— de  sélénium,  II,  4t5- 

— de  soufre,  II,  4 

— de  tellore,  II,  410- 

— de  titane,  II,  4u> 

— de  tungstène,  H, 

— d’nrane,  II,  &12. 

— de  zinc , Il , qoi. 

Essais  relatifs  aux  oxides,  II,  4*7* 

— aux  sels,  II,  419. 

— anx  sulfures,  II,  416. 

Essonite,  II,  >9. 


Étain,  famille,  I,  397.  Extraction 
de  l'étain,  I,  3ot.  Essais  de  scs 
minerais,  II  , 391.  — de  Cor- 
nouailles, alliage.  V.  Antimoine 
natif,  I,  183.  — de  bois,  I,  299. 

— sulfuré.  V.  Cuivre  sulfuré  slanni- 
fère,  1 , 355. 

— de  Malaca  on  des  Indes , — d’An- 
gleterre, — d’Allemagne  , I,  3o4- 

— oxirlé,  1 , 398.  — roche,  II , a3g. 

— pyriteux.  V . Cuivre  sulfuré  slan- 
nilere , 1 , 355. , 

— en  roche.  V.  Étain  oxide. 

Euclase,  II , 35. 

Eudyalite  , II , 1 53. 

Eukairite.  V . Cuivre  sélénié  argen- 
tai, I , 357. 

Euphotide,  II,  372. 

Ëurite,  II,  368. 


F 


Faces.  Lear  définition  ,1,5. 

Facettes.  Leur  définition,  I,  5. 

Fahlerz.  V.  Cuivre  gris , I , 35l. 

Fahlunite,  II , 14. 

— dure,  II,  53. 

Fahlunite.  V.  Zinc  aluminalé,  I, 
436. 

Failles,  II,  3t5;  II,  335. 

Familles  minérales,  I,  80. 

Farine  fossile,  II , 8a. 

Fassaïte,  II,  106. 

Felspath,  II,  175.  — roebe,  II,  266. 

— apyre,  II,  188. 

— compacte  sonore; roche,  II,  3l3. 

— opalin,  opalisant,  II,  157 

— porphyre,  II,  369. 

— de  sonde, II,  i5a. 

— tenace,  II,  i56. 

Fentes,  H,  334- 

Fer , famille,  I,  43l.  Gisement  gé- 
néral de  ses  minerais,  I,  483.  Trai- 
tement métallurgique , 1,  485.  Ses 
usages  . 1 , 499.  Éssais  de  ses  mine- 
rais, II,  384- 

— argileux  commun.  V.  Fercarbo- 
naté  lithoïde,  I,  467. 

— arseniaté  scorodite,  I,  470. 

cubique,  I,  470. 

— arsenical , 1 , 447-  — sulfuré , I , 
447-  — argentifère, I,  44*1-  — roche, 

II,  241. 

— azuré.  V.  Fer  phosphaté. 


Fercalcaréo-siliceux.;^.  Fer  silicéo- 
calcaire. 

— craitonite,  1 , 4"6. 

— carbonalé  , 1 , 456.  — roche,  II , 

a4«-  • 

— carburé,!,  445. — roche,  II,  241. 

— chromaté.  y.  Fer  chromé. 

— chromé,  I,  4j3. 

— en  grains,  y.  E’cr  hydroxidé  glo- 
buliiorme. 

— de  gazon.  V.  F er  limoneux , I , 

481. 

— hépatique.  V.  Fer  pyriteux  cubi- 
que , 1 , 43o. 

— hydraté,  y.  Fer  hydroxidé. 

— hydroxidé,  I,  478.  — roche , II , 

24t. 

— limoneux.  y.  Fer  hydroxidé. 

— magnétique.  V.  Fer  oxidnlé,  I, 

— Jes  marais.  V.  Fer  hydroxidé  li- 
moneux , 1 , 481. 

— micacé,  y.  Fer  oligiste  écailleux, 

I.  454- 

— natif,  I,  43i.  — pur,  I,  43t.— 
aciéré,  I,  43x  — météorique  ou 
nickelifère,  I,  432.- 

— oligiste,  1 , 453.  — roche,  II,  340. 

— oxalaté,  II,  225. 

— oxidé  épigène.  V.  Fer  pyriteux 
cubique,! , 43g.  — rubigineux  cloi- 
sonne. y.  Fer  carbonate  lithoïde , 


I 
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I,  iGj4.  — résinilc.  V.  Fer  résinitc. 

— hydraté.  y.  Fer  ’hydroxidé. 

Fer  oxide  rouge  , 1 , 4-56.  — rocljc  , 

il,  »4i. 

— oxide  Ivrun.  y.  Fer  hydrôs  idc.' 

— oxide  resinite.  V.  Fer  resinite , I , 

47*- 

— oxidulé,  I,  449-  — menacé  , I, 
45o.  — litanifère.  y.  Fer  titamaté. 

— titane,  y.  Fer  craitonile.  — ro- 
che, H,  2(0. 

— phosphaté,  I,  463. 

— des  prairies,  y.  Fer  hydroxidé  li~ 
inoneux,  I,  48 1 . 

— pyriteux  cubique,  1 , 436-  — pris- 
matique , I,  44 1 jaune,  I,  436. 

— blanc,  I,  441-  — aurifère,  I, 
438.  — argen  ü fère , 1 , 438.  — arse- 
nifère,  1 , 438.  — cuprifère,  séleni- 
fère  , litanifère,  I,  489. 

— resinite , I , ij  I . 

— rouge  écailleux.  F.  Fer  oxide 
rouge  luisant,  I,  458. 

— silicéo-calcaire,  I,  477- 

— sous-sulfaté.  y.  Fer  resinite. 

— spalhique.  V.  Fer  carbonate. 

— sulfaté,  I,  45g.  — sous-sulfaté  ter- 
reux, I,  463-  — ocreux,  1 , 463.  — 
rouge,  1 , 463. 

— sulfuré,  I,  436.  — roclfc,  II,  ï.\  1 . 
jaune,  1 , 436. 

blanc,  I,  44*- 

magnétique,  I,  444- 

— litaniaté,  1 , 475. 

— volcanique,  y.  Fer  titaniaté. 
Fenx  follets , I , i3i. 

1 — naturels,  I,  i3a. 

Fibrolit,  II,  226. 

Filons,  II , 335. 

Fioritc.  y.  Opale  liy alite,  I,  221. 
Fleurs  de  bismuth. y.  Bismuth  oxidé, 

I.  at)4- 

Flexibilité  des  minéraux,  1 , 38. 

Flos  ferri.  y.  Arragonile  coralloidc, 

II,  90. 


Fluate  de  chanx.  y.  Fluor,  II , 64. 

Flnor,  II,  64.  — roche,  II,  a5o. 

Fiuss,  II,  25o. 

Flux,  II,  377- 

Fondans , II,  446. 

— employés  dans  les  essais  au  chalu- 
meau , I,  5,i. 

Fontaines  ardentes  ou  inflammables, 
I,  i3a. 

— intermittentes,  I,  1 54- 

— jaillissantes,  I,  t54- 

Fonte , 1 , 4q3.  — blanche,  grise , I , 
493.  — traitée,  noire,  I,  4s)4- 

Forge  catalane , I,  497- 

Formations  { tableau  de  leur  superpo- 
sition ) , Il , 366. 

— parallèles , II , 365. 

Formes  cristallines,  I,  4-  — primi- 
tives, I,  9.  Mesure  de»  angles  , I, 
9.  Formes  dominantes,  1, 11 . Struc- 
ture des  cristaux.  Passages  d'une 
forme  dominante  h plusieurs  au- 
tres. Causes  qui  ont  pu  déterminer 
ce  passage,  I , i3. 

— irrégulières  ou  accidentelles  des 
minéraux  , 1 , 3g. 

Formules  chimiques,  I,  65. 

— minéralogiques,  I,  67. 

Forlicrite,  II,  226. 

Fourneaux,  li,  455. 

Fours  à cristaux  , I|,  206. 

Foyer  catalan , biscaïen , navarais , J, 

F,S  inite,  1,  4 1 8- 

Frugardile,  II,  1 1 1. 

Fuerstein,  II,  238. 

Fulgurite,  tubes  quarzeux  produits 
par  la  foudre  dans  le  grès. 

Fumarolcs , II,  263. 

Fuscite.  y . Pyroxène, II,  104 

Fusibilité  des  minéraux,  y.  Action 
du  chalumeau,  I,  47-  — des  oxides 
( tableau  ) , II . 

Fusion  h la  catalane  , I,  497-  — dans 
les  hauts  fourneaux,  I,  490. 


Gabbro,  II,  272. 

Gabronile.  Parait  être  une  espèce  de 
vrerucrite,  II,  107. 

Gadolinitc , If . 3i. 

Gabqite.  y.  Zinc  aitlminaté  , 1 , 426. 

— 11,53.  • 


Galène,  y.  Plomb  sulfuré,  1 , 3o5.  — 
à petites,  grandes,  ^jnoyennes  fa- 
cettes, 1 , 3u.  — rôcslje,  II , 23g. 
Galère  (fourneau  de) , I,  107. 

Galet  ,1,  21 3. 

Gallinace,  H , 3a4. 
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Gallizinilc.  V.  Titane  ruthile,  I,  iqj. 
^ — zinc  sulfaté,  I,  4*8. 
Gay-Jussite,  II,  t)3.- 
Gaz  acide  carbonique,  Ij  126. 

— pour  l'éclairage,  II,  ait).  • 
Géhlénite,  II,  1 14. 

Gémcioer  bornblend,  H_,  a6t. 

— serpentin,  II,  affi. 

Genre.  Définition.  I . go. 

Géodes,  Ij  4°. 

Ge'ognosie.  Considérations  générales 
appliquées  à la  Minéralogie,  liv.  m, 
Il , 227. 

Géologie,  Ij  L. 

Geyser,  L,  i55. 

Geysérite.  V.  Opale  byalite,  T,  231. 
Gibsite,  II,  9.5. 

Giéseckite,  II,  226. 

Giobertitc,  II,  3g. 

Girasol.  V.  Opale  girasol , I_,  2 22. 
Gismondinc , II^  226. 

Gîte  des  minéraux , II,  33j. 

Glace,  Ij  i36. 

Glaciers , iüt. 

Glaubérite,  II,  i3o. 

Glauconie  crayeuse.  II.  a55. 
Glimmer-schiefer,  II,  282. 

Glucine.  Préparation,  II,  34. 
Glucium,  famille, 11,  33. 

Gneis,  II,  278. 

Goniomètre , 1,  m. 

Goudron  minéral.  V.  Bitume  malte, 
^ II,  ao4. 

1 Grammatite,  II,  102. 

Granatite,  II,  l£L 

Granité,  II , 2;5.  — cba  ufFés  en  place. 
y.  Leucostine  granulaire,  II,  3oq. 

— orbiculaire  de  Corsé,  II,  23a. 

— stannifère,  Il , »31L  — à topazes, 
II,  u44.  — globaire  de  Corse  , II, 
2S2.  — serpenliaeux,  de  diallage, 
II , 272.  — graphique,  II,  2?3.  — 
veiné,  II,  278. 


21^  j 


II, 


Granitcllc,  II,  970. 

Granit.  1 di  gabbro,  II,  272. 

— dclP  imprunetta,  II,  372. 
Granitonc,  II , 272. 

Graphite  y.  Fer  carbure.  I,  445. 
Graiigültigcrs.  V.  Cuivre  gris  anti- 
monit'ère,  1_,  35a. 

Grauwacke,  II,  299. 

Grenat,  II,  19.  — roche,  II , 245. 

— blanc.  II,  171  ■ 

Grcnalite,  II,  171. 

Greisen  ou  Graisen,  II,  238. 

Grêle,  y.  Eau  solide. 

Grès.  y.  Quarz  grenu  , I , 

II , 233.'  — roche , II , at)G. 

— bigarré,  II,  21)6. 

— blanc,  II,  297. 

— h carreaux , II , 397. 

— de  Fontainebleau,  II,  8a 
298. 

— grauitoïde,  II,  29g. 

— bon  illcr,  II,  299. 

— de  Konigstein,  II,  297. 

— lustré,  II,  298. 

— micacé,  11 

— mollasse.  AG  Mollasse. 

— dcNébra,  II,  296. 

— h oolilcs,  II,  296. 

— à pierres  de  taille,  II,  296. 

— rouge,  II,  299. 

Grillage,  II,  4 'G ■ 

Grimporphyr,  II,  afin. 

Grisou , I.  i34- 

Grossulairc  f grenat).  AG  Grenat. 
Grunstein , IF,  2 fia. 

— sebiéfer,  II,  af)3. 

— basait , Il , a63. 

— porphyr,  II,  263. 

Guano  , ‘II,  224.  — roche  ,11  , 
292,  W 

Gurobfian.  AG  Dolomie. 

Gypse,  II,  5g.  — roche,  II,  248.  ’ 
Gypschlotten,  11,  a48. 


H 


Halbopal.  y.  Opale  mcmhte,  I,  299. 
Halloysite , II,  il. 

Happement , caractère  des  minéraux, 
1,  38. 

Harmotomc,  II,  134. 

Hatchetine,  11 , ao3. 

Haüyne,  II,  174. 


Uédeubergite , II , iofi. 

Héliotrope.  AG  Quarz  agate,  I,  209. 
Hclvine  , II , aafi. 

Hématite  brune,  y.  Fer  hydroxidé 
coucrétionué , 1 , 479-  ' * 

— rouge,  y.  Fer  oxitlé  rouge  çon- 

crétionné,  1, 457- 
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Hémitrènc , II , 26a. 

He'milropie  et  transposition  ,1,8. 

Hétérozile.  V.  Pliospliate  anhydre 
de  manganèse  et  de  fer,  Ij  5oq. 

Hculandite.  V.  Slilbite. 

Hisingrit , II , 226. 

Hoganite.  V.  Natrolite,  II,  l5o. 

Holmile.  y.  Carbonate  decbanx  fer- 
rifère. 

Holzopal.  V.  Opale  ferrugineuse, 

I,  22t. 

Honigstein.  V.  Mellitc,  II , 225- 

Hopéite  : parait  être  une  calamine? 

Hornblend,  II,  102. 

Hornblcndschiefer,  II  , 261. 

Hornitos,  II,  3ax. 

Hornmangan.  V ■ Manganèse  hydro- 
silicate. 

Hornstein.  V.  Quarz  néopètre,  I, 
212.  — volcanique  , II , 3i3. 

Houille , II,  •->.in.  — roche,  II,  apa. 

Houillères  embrasées.  V.  Houille. 

Huile  de  Gabian.  y.  Pétrole,  II, 
20  S. 

Humboldtile.  V.  Chaux  boro-sili- 
catéc,  II , gi- 

Hnmboldite,  II,  aa.'i. 

H milite,  II,  aao. 

Humus,  II,  101.  — roche,  II , agi. 

Huréaulile.  r.  Phosphate  hydraté 
de  manganèse  et  de  1er,  I,  5o5. 

Hyacinthe.  V . Zircon  hyacinthe,  II, 
L,  — brune  des  volcans  , II , 111. — 
hlanche  cruciforme,  II,  la j.  — de 
Compostelle.  A'IQuarz  hématoide, 
I,  ao.{. 

Hyalitc.  V.  Opale  byalite , L,  221. 

Hyalomictc , il,  a38. 
rgilite,  II,  8, 


Hydrargurc  d’argent.  V.  Amalgame 
d’argent , I*  273. 

‘ Hydrate  d’alnminc.  V.  Gybsite,  II, 
a5i_  • 

— de  magnésie  , II , 55. 

Hy dro-alnminate  de  plomb , I,  333. 
Hydro-carbonate  de  cuivre,  T,  375. 

— bien , lj  3?3. 

vert,  17370- 

— ■ de  zinc,  y.  Zinc  sons-car- 

bonate, I . 4^3- 

Hydrochlorate  d’ammoniaque  , I , 
222. 

— de  cuivre , Ij  367. 

Hydrogène , Ij  129. 

Hydrogène  carboné  , II,  jJLl, 

— phosphoré , I,  i3o. 

— sulfuré , I , I2Q. 

H^drophanc.  V.  Opale  hydrophane, 

Hydrosulfate  d'alumine.  V . Webs- 
terite. 

— de  chanx.  V.  Gypse. 

— de  cobalt.  V.  Cobalt  sufaté , Xi 

4°4- 

— de  cuivre.  V.  Cuivre  sulfaté. 

— de  fer.  V.  Fer  sulfaté. 

— de  magnésie,  y.  Epsomite. 

— de  nickel,  y.  Nickel  sulfaté,  1^ 
357. 

— de  soude,  y.  Reussin . 

— de  zinc.  y.  Zinc  sulfaté,  I , 

4U8. 

Hydrpxidc  de  fer.  y.  Fer  hvdroxidé. 

- de  manganèse.  T'  " A" 

hydraté  , I,  5 1 4- 


— de  manganèse,  y.  Manganèse 
hydraté  , I,  5 1 4- 

— d'urane.  y.  Uranc  oxide  hy- 


Hyib.i 


draté  , L 4 12. 
Hypersthène,  JLI,  5 û» 


Icthyonhtalme , II,  181. 

Icosaèdre  triangulaire,  I,  i3. 
Idocrase , II,  ni. 

Ilvaïte.  y.  Fer  silicéo  - calcaire , 1, 


Inimt 


vida  minéralogique,  I,  îj  I, 

58. 

Inclinaison  des  couches,  y.  Couches, 

II , 3ad. 

Indicolite,  II , 22.  » 


lolile , II , 53, 

Iridium,  famille-  — osmié.î,  224. 
Irisation  ou  iridation  des  minéraux, 
I»  ’9- 

Iserinc.  y.  Fer  titauiaté,  I,  4"S. 
Isomorphisme,  1 , 76  ( note  ) j I, 
.78  (note). 

Itabyritc.  y.  Fer  oligistc  granulaire, 
1 , 453. 

Itacolumile,  I , l'i’j  ; II,  236. 
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Jade,  II,  i55. 

— néphrétique,  II,  i55. 

— orienta),  II,  i55. 

— de  Sa  assure  , II , ififi. 

— axinicn,  II,  i57- 
Jamesonite,  II,  ïSo. 
Jargon  , II , L. 


Jaspe,  y.  Quarz  jaspe  , L ai  5. 

— sangnin.  V.  Quarz  agate  hélio- 
trope, I,  20g.  — fleuri,  I,  a r fi. — 
universel , l,ai5.  . 

Jayet.  y.  Lignite,  II  ,194. 
Jefièrsonite.  y . Pyroxène , U,  104, 
Jeu  de  Wanhelmont,  II,  867 


K 


Kanelstein,  y.  Grenat  grossulaire  et 
mélangé. 

Kaolin , II , 36  ; II , 179. 

Karabé.  y.  Suce  in , II , 200. 
Karcnthine,  II,  102. 

Karpholite.  y.  Carpholite. 
Karstenite , II , 56. 

Kératite,  y.  Silex  corné. 

Kermès  natif,  y.  Antimoine  oxi-sul- 
furé,  I,  l8£L 

Kerszstein.  y.  Harmotome,  II,  ia4- 
Kieselguhr.  y.  Opale  hyalite , 1, 
an-  _ , 

Kieselschictcr,  II,  a3& 

Kiesel  malachit.  y.  Cuivre  siliceux, 
I,  38 1. 

Killinite  ,11,  aa6. 

Kirghisitle,  II , aa6.  , 

Klaprothite,  II,  i48. 

Klebscbiefer,  argile  schisteuse  hap- 

d santé. 

ingstein,  II,  3i3. 


Knebclitc , II , aa6. 

Kohleuschiefer,  II , q8q. 

Kollyrite  , II , m 

Konilite:  parait  être  la  silice  & l’état 
pulvérulent. 

Koréile , II , a 26. 

Koupholite,  II,  107. 

Krakraod,  I , ia3, 

Kreuzstein , II , ia4- 
Krocalite.  y.  Mésotype,  II , i5o. 
"Kryolite  de  Groenland,  II,  1^7. 
Kupferfahlerz.  y.  Cuivre  gris  arse- 
mfère,  Ij  35a. 

Kupfcrsscbiefcr,  II , aqo. 
Knpferglanz.  y.  Cuivre  sulfuré,  I, 
345. 

Kupferkies.  y.  Cuivre  pyrilcux  , I, 

Kupicrnickel.  y.  Nickel  arsenical, 

r,3ai. 

Kyanite,  II , lî. 


Labrador,  II,  157. 

Labradorite,  11 , i57- 
Labradorich  hornblend,  II , 5o. 
Lacs  natrifères.  y.  INatron , II , i4i  • 
Laiton,  Jj  388.  Sa  préparation , 1, 
4a8. 

Lampe  portative  , L,  4q- 

Lapis  lazuli , II , 1J8.  • • 

Lavage , II , 427. 

Lazionite,  Il4_lL 
Latialitc,  II,  17L 

Latrobite  et  noaiectrobitc  , II , a 26, 
Laumonite,  II,  no. 


Lave  pétrosiliceuse  , II , 3op.  — .vi- 
treuse pumicée,  II,  3j4.  — li- 
thoïde  basaltique,  II,  I18.  — sco- 
rifiée,  II,  3aa. — vitreuse  trappéenne, 
. 11,324- 

Laves , IL,  3o8.  ; II,  3&5. 

Lazulite,  II,  i48. 

hectrobite,  faute  d’impression,  pour 
Latrobite. 

Léclite,  II , 216. 

Lemanite,  II,  i56. 

Lépidolite,  II,  187 

Leptinite,  II , 
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Leucitc , II,  171. 

Leucolytc,  II,  171  -,  II,  116. 
Lencostinc , II  ,JkK).  — granulaire, 
II,  3og.  — écailleuse , II , 3i3.  — 

compacte , II,  îil 
Levyne,  II,  109. 

Lberzolitc  ,11 , 106. 

Lias , II , a54- 

Lichtes  ‘Weissgfiltlgm,  |_,  3l3i 
Liège  de  montagne , II , ion. 
Liévritc.  V.  Fer  silicéo-calcairc , I, 
477- 

Lienite,  II,  io£.  — soissonnais , II, 
iq6.  — de  Fîle  d’ Aix , II , îçn.  — 
roche,  II , 393. 

Ligurite,  II,  aaB, 

Lilalite , II , 187- 


‘ M 


Limbilitc.  V.  Pèridot,  II,  48;  II, 
aafl. 

Lindzioite,  II , 336. 

Lin  minerai , Il , 103. 

Linzenerz.  V~.  Cuivre  arseniaté. 
Lithargc.  Sa  préparation,  I,  338. 
Lithine.  Sa  préparation,  II,  tafi.  • 
Lithium  , famille,  II,  r»5. 
Lithomarge.  Pr . Argile. 

Li  throde , Il , 180. 

Loboitc,  II,  m. 

Lotalite,  II , fio. 

Lnchs-saphir,  II , 53. 

Lucullite , II , 84. 

Ludus , II , 86. 

Lnmachellc  ,11,  ?4- 


Macigno,  il,  aoj- 
Machines  soufflantes,  II,  458- 
Marie,  II,  188. 

Maclinite,  II.  4»- 

Magnésian  limestome.  pr . Dolomie. 

Magnésie  aluminatée,  II,  53, 

— boratéc , II , \a. 

— carbonate*,  II,  3g. 

— hydratée,  il,  55. 

— . mtrateo,  II,  4t  • 

— phosphatée,  II_^4l- 

— sulfatée.  II.  35. 

Magncsitc , 11745. 

Magnésium, famille,  II,  35, 
Magnétisme  des  minéraux,  1*  34- 
Malachite.  Pr.  Cuivre  carbonate  vert, 

I',  3 70. 

Malacolite , II , IoC. 

Malte,  II,  ao£L 
Mandelstein , II,  a65. 

Manganèse,  famille , I,  5oo.  Son 
extraction,  I,  5i8.  Essais  de  ses 
minerais , IlT 4yi- 

— bamifcrc,  L 5i8. 

— carbonaté,  I,  5o5.* 

— et  fer  phosphatés,  I,  5o3. 

— hydraté,  I,  5 14 • 

— Bydrostlicale,  I,  5lt.  — bi-sili- 
caté,  I.  5i3.  — sous-silicaté , I, 
5i3. 

— lithoïdc,  I_,  5:3. 

* — métalloïde.  V . Manganèse  oxidé, 

Ij  Soi.  ' 

— oxidé,  I,  Sot  ■ silicifère  noir. 


■pr.  Manganèse  bydro-silicaté , I, 
5ia.  — silicifère  rouge.  V.  Manga-, 
nèse  bi-silicaté,  L 5t3. — hydraté, 
L5t4. 

Manganèse  phosphaté.  V . Manganèse 
et  Fer  phosphatés,  L 5o3. 

ferrifère  ,1,  5o3. 

— silicifère.  (r.  Manganèse  oxidé . 

— sulfuré,  1 , 5oo . 

— suroxidé  V".  Manganèse  oxidé,  I, 
5qj, 

— terne,  lj  5t4-  . ' 

— tungstaté,  1,507. 

Marais  salins  ,TI,  i3q. 

Marbres,  II  , 7a.  — vert.  F.  Ophi- 
calce  veiné,  il , a6o. 

Marcassitc.  V.  Fer  pyritcyx. 

Marne,  Il , 85, 

— argileuse,  11,85, 

— calcaire,  II,  85. 

Mascagnine,  II,  saut. 

Massicot.  Plomb  oxidé  jaune,  I, 
3i6.  Sa  préparation , I,  338, 

Méïonitc,  II , 174- 

— d’Arfwedson , II , 173. 

— du  V és.uve , Il , 1737  . 

Mélapbyrc , II , 370  ■ 

Mélanitc,  II , ig. 

Mcllate  o’alumine.  V ■ Alumine  mel- 
latée. 

Mellitc,  II , ax5. 

Mcnacanitc.  P*.  Fer  titaniaté  , I , 


4:5.  \ 

Ménilitc.  V.  Quarz  ménilile. 
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Mcrcnre , famille  , F,  i5o.  Traite- 
ment métallurgique  <le  ses  mine- 
rais, I,  a5o.  Essais  île  scs  minerais, 

II-,4oo. 

— argentai.  V.  Amalgame  d’argent, 
1,573. 

— chlorure , T,  i5t). 

— ■ corné . y.  Mercure  chloruré . 

— hépatique.  V,  Mercure  sulfuré, 

I,  aS6.  i a 

— muriate'  ou  hydro-chlorate. 
Mercure  chloruré. 

— natif,  F,  a5l.  Sa  purification , I, 
a5a. 

— sulfuré,  I,  a54-  Sa  préparation, 

I,  257. 

— bitumifère , I,  aSfi. 

— — ferrifère,  I,  2.V>. 

Mésolyte,  II,  i5o. 

Mésotype , Tl,  îSn. 

Mesure  des  angles  des  cristaux , I,  n. 
Métal  des  canons,  F 368.  — des  clo- 
cles i,L  388.  — de  prince.  ÿ.  An- 
timoine natif,  1^  182* 

Métalloïdes , I,  10a . 

Métallurgie,  II,  370. 

Métaux  èlcctro-negatifs,  F,  îfin. — 
électro-posififs,  1,  ■?.%!■  — employés 
comme  agens  métallurgiques , II, 
^53. 

Météorites,  I,  43a.  — métalliqnes, 
I,  431.  — pierreux,  F,  433.  — 
charbonneux,  I,  434- 
Méthodes  minéralogiques,  I.  ri. 
Mica,  II,  i83j_  * ^ 

— vert.  y.  Uranc  phosphaté,'  I , 

• 4ia. 

Micaphyllite,  II,  188. 


47?» 


Mica  relie,  II’,  .07 
Micaschiste , il,  282. 

Miemite,  II,  ni. 

Mimophyre,  IT,  270. 

Mirnose,  II,  3T3. 

Minerais  métalliques,  II,  3njL 
Minéralogie.  Sa  définition , 1 , 1. 
Minéraux  pyro-électriques , 1 , 3a. 


Mine  de  fer  rouge.  V.  Fer  oxide  ronge, 
I,  456. — de  fer  blanche. — d’acier. 
V ■ Fer  carbonaté  , I,  466 cubi- 

que. V,  Fer  arseniaté  cubique,  I 
470-  — de  fer  poissée.  V.  Fer  résf- 
11  île,  I,  47t. 

— d’antimoine  en  plumes  rouges.  V. 

Antimoine  oxi-sulfuré,  I,  187. 

d’antimoine  ronge  granuleuse,  y. 
Antimoine  oxi-sulfnré,  I,  187. 

— blanche  de  nickel,  y.  Nickel  sul- 
fo-arscnical , I,  3q3. 

— de  poix,  y , Crâne  oxidulé  , I , 
4 ta. 

Minium.  F ■ Plomb  oxide  rouge,  I, 
3i£l  Sa  préparation,  T,  338~.  . 

Mispikel.  FT  Fer  arsenical,  F,  447. 

Modifications  des  formes  cristallines. 

I , tJL 

Molécules  intégrantes.  Leurs  formes, 
I,  7- 

Mollasse,  y , Grès  ou  Qttarz  grenn, 
F,  218.  — roche,  II,  207. 

Molybdate  de  plomb,  y.  Plomb  mo- 
lybdaté. . 

Molybdène , famille , J_,  177.  Son 
extraction,  F,  173.  EssaTsTe  ses 
minerais,  II,  40Ç). 

— oxidé,  F 179. 

— sulfure,  I_,  177. 

Monnaies  d’argent.  Leurs  titres,  1^ 
201 . Leur  affinage,  F 288. 

— d’or.  Leurs  titres,  IT  a.-lo. 

Moroxite,  II,  37. 

Mort  aux  rats.  y.  Arsenic  oxidé,  I, 

« 172. 

Mortiers,  I , im 

Muriacite,  II,  565 II,  5tj. 

Muriate  d’ammoniaqneTAT  Ammo- 
niaque hydro-chloratée. 

— d’antimoine,  y.  Antimoine  oxidé. 

F,  ifis, 

Muricalcite  , II.  qi . 

Muschclkalk:  y. Calcaire  coquillier. 

Mussite,  II,  106 


N 


Nacrite,  Il , 226. 

Nadelerz.  y.  Cuirre  sulfuré  plombo- 
bismuthifère,  I,  3<v6. 

TVagelfiuhe,  JLl,  3oo. 

Waphte , II , 2o5. 


Natrolite  (mésotype),  II,  100. 

— d’Hcssclkula  ( éke'bergi  te  ) , II, 

i54- 

Natron,  II , i4 1 ■ 

Nécrolithc , II  , 3oq. 
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Nécronite , II,  336. 

Némate,  II,  3al. 

Némalite,  II , 55. 

Néphelinc,  II,  aa6. 

Néphrite,  II,'i5o. 

Nias;  U,  3ag. 

Nigrine.  V.  Fer  litaoiate’,  1 , 475. 

Nickel , famille , I,  3go.  Gisement 
général  de  ses  minerais,  I,  3g6. 
Extraction  du  nickel,  I,3g6.  Essais 
de  ses  minerais,  II , 407. 

— antimoniftre.  K.  Nickel  sulfo- 

Stibiuré.  . , 

— arseniaté,  I,  394. 

— arsenical , I,  3g  1 antimoniftre, 
I,  3ga. 

— gris.  y.  Nickel  sulfo-arsenical,  I, 
3g3. 

— natif,  y.  Nickel  sulfuré. 

— oxide'  noir,  1 , 394. 

— silicate,  I,  3g6. 

— sulfaté,  I,  3g5. 


Nickel  snlfuré,  I,  3oo. 

— sulfo-arsenical,  I,  3g3. 

stibiuré,  I,  3g3. 

Nikel-glanz.  F.  Nickel  sulfo-arseni- 

cal,  I,  3g3. 

Nikel  spiesglanzcrz . y.  Nickel  arse- 
nical antimoniftre. 

Nikel  schwarz . y.  Nickel  oxidé  noir, 

I,  394- 

Nitratre  de  chaux,  II , 98 . 

— de  magnésie,  II,  4*  • 

— potasse,  II,  167. 

— soude,  II,  146. 

Nitre,  II,  167.  Sa  préparation , II, 
168. 

— cubique,  II,  146. 

Nitrières  artificielles.il,  169. 

Noir  de  fumée  employé  en  Métallur- 
gie, II,  45a. 

Nosin.  y.  Spinellane. 

Noyaux,  II,  3ag. 


O 


Obsidienne,  II,  3t6;II,  3a4- 
Ocre  jaune,  II,  a8.  — rouge,  II, 
38. 

— de  fer  rouge . y.  Fer  oxidé  rouge 
ocrcux,  1 , 458.  — de  vitriol,  y. 
Fer  sons-sulfatè  terreux,  I,  463. 

— - d’urane.  y.  Urane  oxidé  hydraté, 
I,4ta. 

Octaèdre.  Sa  définition  , I,  ta.  Ses 
modifications  et  scs  passages,  I,  14. 
•—  symétrique  à base  carrée.  — sy- 
métrique a triangles  scalènes.  — 
symétrique  à base  rectangle  , I , 
19. 

Octacdrite.  F.  Titane  anatasc,  I, 

>96- 

Odeur  des  minerais,  I,  45. 

Œdelite.  F.  Mésotype,  II,  i5o. 
Œil  de  chat.  y.  Quarz  chatoyant, 

I,  ao5. 

— de  poisson,  y.  Felspalh  adulaire, 

II, 176. 

Œtite.  y.  Fer  hydroxidc  ee'odique, 
I,  480. 

Oisamte.  y.  Titane  anatase,  1 , 196. 
Olivcnite.  y.  Cuivre  arseniaté,  I, 
376. 

Olivine.  y.  Péridot,  II , 47-  *• 

Omphazite.  F.  Diallage? 

Onix.  y. Quarz  agate,  I,  309. 


Oolite.  y.  Calcaire  oolitique.  . • 

Opacité  des  minéraux,  1 , 38. 

Opale,  y.  Silicium  oxidé  hydraté, 

1 , 331 . — h y alite,  1 , 331 . — gira- 
sol,  noble,  résinite,  1 , 333.  — hy- 
drophanc,  I,  ua3.  — cacholong, 
ménilitc,  I,  333.  — xyloïde,  I, 
333. 

Ophicalce,  II,  360. 

Ophiolite,  II,  346:  II,  373. 

Ophite,  Il , a65. 

Or,  famille  , I,  a35.  Traitement 
métallurgique  des  minerais  d’or , 

1 , 344.  Titres  de  l’or,  I,  349.  Essais 
de  scs  minerais  , II,  397.  — blanc. 
y.  Platine  natif,  I,  aao.  — blanc. 
y.  Tellure  blanc  , 1 , 34t.  — 
natif.  I,  a35.  — de  Nagyag,  I, 
341. 

— de  chat.  y.  Mica  bronzé  ou  Mica 
jaune,  II , 184. 

— argentifère.  F.  Argent  aurnré,  I, 

373. 

— graphique,  I,  a4o. 

— tellure,  I,  33g. 

Ordres  ou  Sous-classes , 1 , 85. 

Orobile.  y.  Pysoliles,  II,  78. 

Orpiment  et  Orpin.  y.  Arsenic  sul-  • 
furé  jaune,  I,  16G. 

Orlhite,  I,  5at. 
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Orthosc.  V . Fclspath. 

Osiniure  d’iridium.  V.  Iridium  os- 
mie,  I,  224. 

Outremer,  11,  148.  Sa  préparation, 

149. 

Olalate  de  fer.  V.  Humboldite,  II, 
225. 

Oxides.  Essais  relatifs  aux  oxides,  II, 

4*7-  . # 

— d antimoine,  1 , 188. 

— d’arsenic.  V~.  Arsenic  oxide' , I , 
169. 

de  bismuth,  I,  294. 

— de  cérium,  y.  Cérite,  I,  5ig.  Sa 
prc'paration,  I,  5ai. 

— » dechrôme,  I,  173. 
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Oxide  de  cobalt.  V.  Cobalt  oxide 
noir,  I,  <{04. 

— de  cuivre,  I,36o,  363. 

— d’étain  , I,  298. 

— de  fer,  I,  449  i I,  45a;  I,  456. 

— de  manganèse,  I,  Sot  ; I,  5,4 

— de  nickel.  ^ Nickel  oxide  noir 

— de  plomb  jaune  et  rouge,  I,  3i6 

— de  titane,  I,  104,  196. 

— d urane.  y . Urane  oxidulé  I 

4 m. 

de  zinc,  I,  4*7*  — manganésicn 
on  ferro-manganesien,  I,  4*7* 
Oxidum  ferroso - ferrieu m . V.  Fer 
oxidulé,  I,  44g. 

Oxigene,  I,  102. 


Pacos,  1 , 276,  aj8. 

Pagodite,  II,  226. 

Pams  de  liquation  , 1 , 285. 
Palladium  natif,  I,  261. 

Papier  de  montagne,  papier  fossile, 
II,  102. 

• Paranthine,  II,  107. 

Parallélépipède.  Sa  définition,  I,  ia. 

Ses  modifications,  scs  passages , I, 

' 18. 

Pargassite,  II,  toa. 

Patouillct , U 420. 

Paulite,  II,  5o.  ' 

Pechblend.  y.  Urane  oxidule’,  I, 
4n. 

PechsteindcMenilmontant./^.  Opale 
résiniteffnénilitc,  I,  223.  vol- 

canique, II,  3 16. 

Pegmatite,  II,  273. 

Peliom,  II,  53. 

Pépérino,  II,  3a6. 

Péperite,  II,  3a5. 

Pépites  d’or,  I,  a37. 

Péridot,  II,  47. 

Périodes  de  formations,  y.  Age  rela- 
tif des  terrains. 

Pcrlaire,  II,  3 16. 

Perlstein,  II,  3t6. 

Pesanteur  spécifique,  I,  a3. 

Pétalite,  EH  126. 

Petits  filons,  II,  329. 

Pétrifications,  I,  43. 

Pétrole,  II,  2o5. 

Pétrosilex,  II,  170. 

Pétunzé,  II,  180. 

Tome  ir. 


Pharmacolite,  II,  g5. 
Pharmacosidérite.  V.  Fer  arseniaté 
Phengite,  II,  56. 

Phonolite,  II,  3t3. 

Phosphate  d’alumine,  y.  Alumiue 
phosphatée. 

— de  chaux,  II,  p5. 

— de  cuivre,  I,  369. 

— de  magnésie,  y.  Wagnerite. 

— de  manganèse  et  de  fer,  I,  5o3. 

— de  plomb,  y.  Plomb  phosphaté, 
d urane.  y , Urane  phosphaté, 

I,  4'3- 

Phosphore  de  Bologne,  II,  120. 
Phosphorescence  des  minéraux,  I,3o. 
Phosphorite.il,  o5.-roche, II,  261. 

Photizite.  y Manganèse  hydro-si- 
licaté , I,  5i2.  J 

Phtamte,  II,  208. 

Phtorure  de  calcium,  y.  Flaor. 

— de  cérium,  I,  5tg. 

— de  sodium  et  aluminium,  y. 
Cryolite. 

— d’yttrium,  y.  Yttria  üuatéc.  ^'v- 
Phyllade,  U,  a85. 

Picrite  II,  gi.  ^ 

Picropharmacolite,  II,  o5. 

Pierres.  ’ 3 

— d’aigle,  y . Fer  hydroxidé  géo- 

dique,  I,  480.  b 

— à aiguiser,  y . Schiste  argileux. 

— - d'aimant.  , Fer  oxidulc  com- 

p®'te,i,  449. 

— d alun.-—  alumineuse  de  la  Tolfa, 
V . Alunite,  II,  i6a. 

3t 
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Pierre  îles  Amazones,  II,  i5?  ; II, 
177. 

— d'Arménie,  I,  3j4-  , . „ 

d’asperge.  y.  Pliosphonte,  U, 

o5. 

d’aznr.  V . Laznlile,  II,  148. 

h bâtir  des  Parisiens,  II,  8t. 

— Il  brunir,  I,  45j- 

calcaire,  y.  Chaux  caihonatce. 

du  ciel.  V.  Fer  météorique,  I, 

43a. 

de  la  circoncision.  V . Jade  axi- 

nien,  II,  i57.  . __  t 

— de  croix*  r • Staurotidc,  11,  10» 
V.  Macle,  II,  i8q. 

_ cruciforme,  y.  Harmotome,  II, 

h détacher,  y.  Magnésile  de  Sa- 

lini'llc,  II,  4'v  . ...  - o 

d’étain.  F.  Etain  oxide,  I,  ag8. 

_ de  Florence,  y.  Calcaire  rumi- 
forme,  II,  71. 

h fusil,  y.  Quarz  silex  pyro- 

niaqnc,  I,  m3. 

grasse*  ÿ»  Eicon  te,  II,  too. 

_ de  hache,  y.  Jade  axinien,  II, 

i57. 

_ d'Italie.  V.  Schiste  graphique. 

de  Labrador,  II,  167. 

_ de  laril.  y.  Stéalite,  II,  44- 

de  liais,  y.  Calcaire  grossier. 

_ lithographique,  II,  71. 

de  la  lune-.f'.  Fer  météorique, 

I,  43a. 

de  lune.  y.  Felsputh  aduluirc, 

II,  176. 

h magot,  y.  Pagodite. 

_ météoriques.  V.  Fer  météorique. 
meulières,  y.  Quarz  silex  mo- 
laire, I,  at3.  , 

néphrétiques.  V ■ Jade  nephre- 

_ d’oeuf.  V . chaux  carbonatéc  ooli- 
tique,  II,  “76  - 

_ ollaire.  y.  Serpentine,  II,  <jfi- 
_ de  Périgucux.  y.  Manganèse 
oxidé,  I,  5oi. 

_ h plâtre,  y.  Gypse,  II,  bg. 

— de  poix,  jy • Relioitc,  11,  î58. 

— ponce.  Il,  3i4. 

— de  porc,  et  — puante.  V . Chaux 
cprbonatcc  fétide,  II,  84- 

— à rasoir.  V * Schlble  coticulc,  II, 
a8o. 

— sarcophage.  .Alunite,  II,  163. 

— de  savon,  II,  aa6 

— île  soleil,  y ■ Fclspath,  II,  1 77 ■ 


Pierre  de  touche,  y.  Quarz  Iydifcn. 

— de  trÿe.  y.  Anhydrrte  compacte, 

PicKile.  y.  Topaze. 

Pinite,  II,  ta. 

Pimelite.  y.  Nickel  silicaté,  I,  3g<>. 
Pissasphalle,  II,  306. 

Pistasile,  II,  5o. 

Pistazitc,  II,  17, 

Pittizite.  y.  Fer  sous-sulfaté  terreux, 

463. 

Platine,  famille.  — natif,  I,  aa5. 
Traitement  métallurgique  du  mi- 
nerai de  platine,  I , aa8.  Essais 
de  ses  minerais,  II,  3og. 

Plâtre.  Sa  préparation,  II,  62. 
Plasma,  y.  Quarz  agate,  I,  aog. 
Pleonaste.  V-  Spinelle,  II,  54- 
Plomb,  famille,  I,  3g5.  — Traite- 
ment métallurgique,  I,  334-— Di- 
verses préparations,  1,337. — Essais 
de  ses  minerais,  II,  38g. 

— arseniaté,  I,  3a4- 

— arsénié,  I,  3a4- 

— blanc,  y.  Plomb  carbonaté. 

— caibonalé,  I,  3a6.  — cuprifère, 
I,  339. 

— chromé.  Plomb  chromate  et 
Yauquelinite,  I,  379. 

— clnomaté,  I,  33o. 

— d’œuvre,  I,  a85,  336. 

— gomme,  r.  Plomb  hydro-alumi- 
naté. 

— hydro-chloro-carbonate,  I,  3 19. 

— hydro-aluminaté,  I,  333. 

— ■ jaune,  I,  33a. 

— molybdaté,  I,  33a. 

murio-carbonaté,  I,  ^jg. 

— natif,  I,  3o5.  — 

oxidé  jaune,  I,  3i6. 

oxidé  rouge,  I,  3i6. 

_ phosphate,  I,  3a4-  — arsenifère, 

l,  3a£.  y _ 

rouge,  y.  Plomb  chromate,  I, 

3ag. 

seléniurc,  I,  3i5. 

_ sulfaté,  I,  317.  — cuprifère,  I, 
3tg.  — sulfo-carbonaté,  1,  3tg. 

_ sulfuré,  I,  3o5.  — sélénifère,  I, 
3io.  — argentifère,  I,  3n.  — _ sti— 


- bismulhifère,  1 , 3l 4 


— luugslaté,  I,  333. 

— vitreux.  /'■  Plomb  sulfaté. 
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Plomb  vert.  Plomb  phosphaté. 

Plombagine,  I,  445- 

Poches  S cristaux,  I,  206. 

Pointement,  I,  6.  v 

Poix  minérale,  II,  206. 

Polarisation  de  la  lumière  dans  les 
minéraux,  I,  3o. 

Polyalite,  II,  §7  ; II,  226. 

* Polÿmignile,  II,  226. 

Ponce,  II,  3t 4-  ‘ 

Porcellanspath.  V.  Fclspath. 

Porphÿrahnlichcr  trapp,  II,  265. 

Porphÿrartigcr  Grunstcin,  II,  263. 

Porphyre  felspathique,  II , 26g.  . — 
argileux,  II,  269. 

— vert  des  anciens,  II , 265. 

— globuleux  de  Corse,  II,  273. 

— trappéen,  II,  309. 

Potasse  nitratéc,  II,  167. 

Potassium , famille,  II,  t58. 

Potée,  I,  3oi. 

Poudingue,  II,  3oo. 

Pondre  aux  mouches.  y.  Arsenic 
natif,  I,  i6{. 

— d’or.  ÿ.  Mica,  II,  187. 

Pouzzolane,  II,  3x4 • 

Pozzolite,  II,  324  ;II,  3 i5. 

Piasc.  y.  Quarz  a ra pli i bo leux,  I, 

204.  — K.  Quarz  agate,  I,  209. 

Précipitation,  II,  38i.  ' 

Préhnite,  II,  107. 

Préparations  métallurgiques,  II,  424. 
— mécaniques,  II,  .425.  — chimi- 
ques, II,  43o. 

Prisme  hexagonal.  Sa  Définition  , 
I,  12.  Ses  passages  et  ses  modifi- 
cations, I,  ig.  — rectangulaire 
droit  & base  carrée,  1 , 18.  — . rec- 
tangulaire droit  à base  oblonguc, 
I,  18.  — rhoniboidal  droit  ii  base 
isocèle,  I,  18.  — rhornboïdal  è 
oblique,  reposant  sur  une  arête,  1, 18. 
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— ■ rectangulaire  !i  base  oblique,  re- 
posant sur  une  face,  1,  18. 
Proportions  chimiques,  y.  Compo- 
sition chimique  des  minéraux. 
Prologyne,  II,  277. 

Psamniite,  II,  299. 
Pscudomorphoses,  I,  42. 
Pscudo-népbéline.  r.  Néphéline. 
Pseudo-ruhis.  y.  Quarz  rose. 
Pseudo-Saphir,  y.  Cordicrite. 
Pseudo-sommite.  y,  Népheline. 
Pudding  stone,  II,  3oo. 
Pulvérisation  , employée  en  Métal- 
lurgie, 11,  379. 

Pumitc,  II,  3 1 4 • 

Pychnite,  II,  10. 

Pyrallolitc.  y.  Diallagc. 

Pyrénéite,  II,  19. 

Pyrite  arsenical,  y.  Fer  arsenical, 

I.4Î7-. 

— ferrugineuse  A.  Fer  sulfuré,  I, 
436.  — martiale,  I,  436. 

— capillaire,  V.  Nickel  sulfuré,  I, 
3qo. 

— de  cobalt,  y.  Cobalt  sulfuré,  I, 
3S».  . 

— de  cuivre.  V . Cuivre  pyriteux» 

I 317  U > 

— il  gorge  de  pigeon  ou  h queue  de 
paon.  y.  Cuivre  pyriteux. 

— magnétique,  y.  Fer  sulfuré  ma- 
gnétique,!, 444. 

Pyromeride,  II,  27.3. 

Pyromorphite.  y.  Plomb  phosphaté, 
I,  32t. 

Pyrope,  II,  ig. 

Pyrojdiysaiite,  II,  10. 

Pyrorthyte,  I,  52t. 

Pyrosraalite,  II,  106. 

Pyroxène,  II,  104.  — roche,  II, 
2G6. 

Pysolites,  II,  78. 


Q 


auadcrsandsteiu,  II,  297. 

uarz.  y.  Silicium  oxidé,  I,  201. 

— aéro-hydre,  I,  202. 

— agate,  I,  208. 

— cubique.  V.  Boracite,  II,  40. 

— élastique  chloriicnx.  y.  Itacolu- 
mitc,  II,  236,  et  II,  24t. 

— grenu,  I,  217. 

— gdilloché,  I,  202. 

— hyalin,  I,  20t.  — * roche,  II,  2Ï6. 


/ . 

Quarz  jaspe,  I,  2i5. 

— lydien,  I,  2l4- 

— micacé  ou  schisteux , espèce  île 
micaschiste. 

— néepètre,  I,  212. — roche,  11,237- 

— ncctique.  y.  Quarz  terreux,  II,  2 16. 
• — résimt e.y.  Opale  résinite,  I,  222. 
— 'subtilisant,  y.  Opale  ménUite. 

— silex,  I,  2t2 roche,  II,  237. 

— terreux,  I,  216. 
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TABLE  ALPHABÉTIQUE 


R 


Rapidolitc,  II,  107. 

Rauchwaeke,  II,  itfi. 

Réactifs  (tableau  des)  employés  dans 
les  essais  docimastiques,  II  4a3. 
— leur  emploi  en  Métallurgie,  II, 
38 1 ■ 

Re'algar.  V.  Arsenic  sulfure'  rouge, 

I,  164. 

Rédaction  des  métaux  par  l’hydro- 
gène, II,  45a.  • 

Refraction  double,  I,  39.  — simple, 
1,39. 

Résines  sncciniques,  II,  aoa. 

Rétinasphalte,  II,  ao3. 

Rc'tinitc,  II,  i58. 

Reussin,  II,  ia8. 

Rcussine,  II,  i3o. 

Rbétizite,  II,  i3. 

Rhodium.  V.  Platine. 

Rhodocrozitc.  V.  Manganèse  carbo- 
naté,  I,  5o6. 

Rhodonite.  V.  Manganèse  hydro-si- 
licate, I,  5ta. 

Rhœtel.  V.  Fer  oxide  rouge  ocreux, 
I,  458. 


Rhomboèdre,  I,  16. 

RhotofEte,  Il , 19. 

Roches,  II,  aa". — phancrogènes  et 
adélogènes,  II,  aaû.  Leur  compo- 
sition , II  , a3oi  Leur  structure, 
II,  a3i.  Leur  classiGcstion , II, 
a34-  Leur  énumération  syslémati- 

fue,  II,  a35.  Leur  manière  d’dtre 
ans  la  natnre,  II,  3a6.  Tablean 
de  leur  superposition,  II,  366. 

— fclspalhiques.  Leuis  usages,  II, 
a8t. 

— volcaniques,  II,  3oa.  Leur  divi- 
sion méthodique,  d’après  M.  Cor- 
dier,  II,  3o5. 

Rognons,  II,  3ag. 

Romanzowite,  II,  19. 

Rolhe  todte  liegende,  II,  3oo. 
Rubacc.  V.  Quarz  rouge,  I,  ao4- 
Itubellite,  II,  aa. 

Rnbis  balais,  II,  54. 

— de  Bohême,  y.  Quarz  rose,  I, 
ao.j. 

Rntbtle.  y.  Titane  rntbile,  I,  ig4- 


Sable,  y.  Quarz  grenu  arénacé , I , 
317. 

— doré.  y.  Mica  pulvérulent , II  , 
i83. 

— vert  du  Pérou,  y.  Cuivre  hydro- 
chloraté  pulvérulent,  I,  368. 

Sagenite.  y.  Titane  nubile , I , 

, 194- 

Sahiite,  II,  106. 

Salpêtre,  II,  1 67.  — de  houssage, 
II,  167.  Sa  picparation,  II,  168. 

Salzes,  I,  i33;  II,  363. 

Salztbon,  II,  a 43. 

Sanalpitc,  II,  17. 

Sanguine,  y.  Fer  oxide  rouge  ocreux, 
I,  458. 

Sanidm,  II,  t5a. 

Saphir  d’eau,  II,  53. 

Saphirine,  II,  174. 

Sappare,  II,  i3. 

Sapparitc,  disthène  dcCeylan. 

S.ucolile,  H,  toqjll,  l5a. 


Sardoine.  V.  Quarz  agate,  I,  aog. 
SassoKn.  F.  Acide  borique,  I,  117. 
Saveur  des  minéraux,  I,  «7. 

Savon  des  verriers.  F.  Manganèse 
oxidé. 

Sanalpite.  y.  Épidote,  II,  17. 
Saussnrite,  II,  i55. 

ScapolitCj  II,  107. 

Schaalstein.  y.  Wollastonitc  , II, 
100. 

Schnbasitc.  y.  Chabasic,  II,  108. 
Schéélin  calcaire,  y.  Schéélite,  II, 


— îerruginé.  y.  Manganèse  tungs- 
taté,  1,  507. 

— manganésifère,  I,  5oj. 

Schéélite,  II,  go. 

Schiéfetspath . y Dolomie. 
Schillersfeis,  II,  370. 

Schillcrspath.  y Diallage. 

Schistes,  II,  384. 

— alumiucttx,  II,  ago. 


« 
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Scliistc  alunifèrc,  II,  aqo. 

— ardoise,  II,  oS'i. 

— argileux.  II,  iX5 . 

— bitumineux,  II,  aSq. 

— coticule,  II,  a8p. 

— commun,  II,  aSi 

— cuivreux,  II,  340;  II,  aty>, 

— graphique,  II,  ago. 

— inflammable,  II ) a8q. 

— luisant,  II,  nS5 . 

— marneux,  II,  ago. 

— marno-bitumineux,  II,  aqo. 

— micacé,  II,  nXa . 

— novaculaire,  II,  a8q. 

— à rasoir,  II,  a 8g. 

— talqueux,  II,  a' j(j. 

Schloltcngvps,  11,  148. 

Schorl.  y.  Tourmaline,  II,  aa, 

— bleu.  y.  Titane  analasc,  I,  iq6. 
y.  Distbènc,  II,  il. 

— cruciforme,  II,  tü, 

— électrique,  y.  Tourmaline. 

— rouge,  y.  Titane  ratbile  , Ij 

j94- 

— violet,  II,  n.3. 

— volcanique,  II,  iofi. 
Scbrift-granit,  II,  a:3. 

Schuzite  de  Saussure,  II,  £8. 
Scbwarzgiiltigcrz.  y.  Cuivre  gris 

anlimonifère,  1^  .là a , 

Scolézite,  II,  i5o. 

Scorie,  il,  an  a. 

Scoroditc.  y.  Fer  arscnialc'  scoro- 
diie,  4:0. 

Seifcnstcin.  y , Pierre  de  savon,  II, 
aa (L 

Sel  ammoniac,  II,  aaa.  Sa  prépara- 
tion, II,  nn3 . 

— commun,  y.  Sel  marin. 

— marin,  II,  l! l,  — roche,  II, 
a'fi. 

— d'Epsom,  II,  3ÜL  1 

— gemme,  II,  i.3i. 

— de  Glaubert,  II,  ia8. 

— rupestre,  II,  1 il . 

— de  saturne.  Sa  préparation  , I, 
34i, 

— » sédatif  de  Homberg.  y.  Acide 
borique,  T 1 1-, 

— de  Scdlitz,  il,  33. 

Selagire,  II,  a(i~i . 

Sélénite,  II,  5g. 

Sélénium.  Sa  préparation,  L,  358. 

Essais,  II,  4i5. 

Séléniure  de  cuivre,  I,  35:. 

— de  cuivre  et  d’argent,  I,  35:. 

Sels.  Essais  docimastiqncs.  II'  419. 
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Semaine,  y.  Chaux  (iuno-sili- 
catce. 

Serpentin,  II,  afi 5. 

Serpentinartiger  nrgrünstein  , II, 

aça. 

Serpentine  , II,  46.  — rochc,  II  , 

346. 

Serpentinite,  II,  a:a. 

Sévérité,  argile. 

Sibérite,  II,  al. 

Siderite.  y.  Ter  phosphaté,  I,  463. 
Sidérocalcite,  II,  84. 

Sidérocleptc,  II,  anfi. 

Sicnitc,  II,  a?o. 

Signes  représentatifs  de  composition, 
1,  65. 

Silbcrs  piesglanz,  I,  073. 

Silberglanz.  y.  ArgenTsulfuré. 
Silberschwurz,  l,  a:o. 

Silex,  y.  Qu.irz  silex,  I_,  ai  a. 

— molaire,  y . Quarz  silex  molaire, 

I,  aj3. 

— nectiquc.  y , Quarz  terreux,  I, 
at6. 

Silicalx.  y , Cbaox  carbonatéc-sili- 
ccuse,  II,  83s 

Silicates,  y , aux  diverses  bases  mé- 
talliques. 

Silice,  y . Silicium  oxidé,  1^  am  Sa 
préparation,  1^  ao:. 

— Iluatéc  alumineuse,  y.  Topaze, 

II,  La, 

Silicio  borate  de  chaux,  y.  Datho- 
lite,  II,  ai. 

— mainate  de  chaux,  y.  Sphcne, 

H.  9<T 

Silicium, famille,  1^  igr^.  — oxidé, 

I,  aiLL  — oxidé  bvdràté,  I,  an. 
Similor,  I,  388, 

Sinaite,  II.  a:  1. 

Sinople.  y.  Quarz  hématoïde , I, 

304. 

Skorodite . y , Fer  arseniaté  scoro- 
Skorzâ,^J^% 

Smaragd.  y . Béril  émeraude.  Il 

33. 

Smaragdite,  II,  3_^.  — de  Saussure, 

II,  5o. 

Sod  dite  du  Vésuve,  II,  148. 

Sodium  , famille.  Il , L2Ç. 

— chloruré,  II,  i3i. 

Solfatares,  II,  3fi3.  . 

Solide  de  clivage,  I,  g. 

Sommité,  II,  aafi. 

Son.  Considéré  comme  caractère,  I. 

38. 

31* 
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Sordawalite,  II,  226. 

Sonde  artificielle.  Sa  préparation  , 
II,  i.p. 

— boralée,  II,  i44-  Son  extraction, 

n,  .46. 

— carbonaléc,  II,  lii. 

— hydrocliloratéc.  II,  i3t. 

— muriatéc,  II,  i3i.  Son  extraction, 
II,  i38. 

— nitratée,  il,  140. 

— sulfatée,  II,  128. 

anhydre,  II,  127. 

— \ magnésienne,  reussine,  II, 

i3o. 

Soufre,  I,  102.  — natif,  I,  102.  Ex- 
traction, I,  107.  Essais  de  scs  mi- 
nerais, II,  4'4 - 

— employé  comme  agent  métallurgi- 
que, II,  453. — doré  natif,  y.  An- 
timoine oxi-sulfuré,  I,  187. 

Spargelstein.  V.  Chaux  phosphatée, 
II,  35. 

Spath  adamantin,  II,  3;  II,  188. 

— brunissant,  II,  84- 

— calcaire,  II,  67. 

— chatoyant.  II,  5o. 

— cubique,  II,  56. 

— fluor.  Il,  64- 

— fusible,  II,  64-  — aluminifére. 
V.  Spinclle  pléonaste , II,  54- 

— d’Islande,  II,  67. 

— magnésien,  II,  91. 

— perlé,  II,  84. 

— pesant,  II,  118. 

— phospborique,  II,  64. 

— sédatif  ou  boracique,  II,  4<>- 

— en  table,  il,  100. 

— vitreux,  11,84. 

Speckstein,  II,  246. 

Speiss,  II,  407. 

Sphène,  II,  99. 

Sphérolilc  ou  Sphérulite , fclspath 
globulaire. 

Spliérosidérite,  1 , 469- 
Spillite,  II,  a65. 

Spinclle,  II,  53. 

— zincifère.  V.  Zinc  aluminalé,  I, 
426. 

Spinellane,  II , 226. 

Spincllinc.  y.  Sphène. 

Spinthcre.  y.  Sphène. 

Spodite,  II,  317. 

Spoduniènc,  II,  12.5. 

Sprœdglanzerz . y.  Argent  sulfuré 
noir,  1,269. 

Sprodglascrz.  E . Argent  noir  , I , 
269. 


Stalactites,  I,  4lr  H,  79- 
Stalagmites,  I,  4*»  H)  79- 
Stanzaïtc,  II,  188. 

Staurotide,  II,  i5. 

Stéaschiste,  11,  246 

— chlorilique,  II,  246. 

Stéatite,  II,  44-  — roche,  II,  246. 
Steinheilile,  II,  53. 

Sthral,  II,  107. 

Slilhitc,  II,  109. 

Stilpnosidérite.  y.  Fer  hydroxidé 
compacte,  I,  479- 
Stralite,  II,  102. 

Strontianc.  Sa  préparation-,  II,  117- 

— carbonatéc,  II,  117. 

— sulfatée,  II,  Il5. 

Stronlianite,  II,  1 17. 

Strontium,  famille,  II,  1 1 5. 
Stroramite,  II,  226. 

Structure  des  cristaux,  I,  >3. 

— des  minéraux.  Scs  modifications, 

I,  34. 

Stylobat,  II,  lia- 

Sublimé  doux.  y.  Mercure  chloruré, 

I,  259. 

Substances  minérales.  Leur  classifi- 
cation, I,  70. 

— artificielles  pyro  - électriques,  I, 
32. 

— artificielles  cristallisées  ( tableau 
des),  II,  46t. 

Succin,  II,  200. 

Succinite,  II,  19. 

Sucre  de  plomb. 

— de  Saturne.  Leur  préparation,  I, 

34.. 

Sulfates. 

— d’alumine  (sous-).  /"'.Websterilc, 

II,  7- 

— d’alumine  et  fer.  V.  Alun  de 
plume,  II,  161. 

— d’ammoniaque,  II,  221. 

— de  baryte,  II,  118. 

— de  chaux,  II.  5q. 

— de  cuivre,  I,  364- 

— de  fer)  I,  459-  Sa  préparation,  I, 
460. 

— de  magnésie,  II,  35. 

— de  nickel,  I,  3q5. 

— de  plomb,  Ir3t7- 

— de  soude  et  de  chaux,  U,  i3o. 

— de  sonde  et  de  magnésie,  II,  l3o. 
— . de  stronliane,  II,  ■ i5. 

— de  zinc,  I,  418. 

— d’urane,  1 , 4 1 4 • 
Snlfo-antimoniure  de  nickel.  E . Nic- 
kel sulfo-stibinré,  I,  3q3. 
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Sulfo-arscniurc  Je  cobalt.  F.  Cobalt 
gris,  I,  4 

— Je  fer.  F.  Fer  arsenical,  I,  447- 

— Je  nickel,  I,  3 g3. 

Sulfures.  Essais  dociniastiqucs,  II, 
4tG. 

Sulfure  d’antimoine,  I,  i83.  Sa  pn- 
rification,  I,  i83. 

— d’antimoine  et  fl’argent.  F-  Ar- 
gent rouge,  I,  367. 

— d’antimoine  et  Je  cuivre.  F.  Cui- 
vre gris  antimonifère,  I,  35a. 

— d’argent,  I,  a65. 

— d’arsenic  rouge,  I,  164.  — jaune, 
I,  166. 

— d’arsenic  et  d’argent,  F.  Argent 
rouge  (appendice),  I,  36g. 

— de  bismuth,  I,  aç)3. 

— de  bismuth  et  de  cuivre.)^.  Cuivre 
sulfuré  bismulhifèrc,  I,  354- 

— Je  bismuth  et  Je  plomb.^".  Cuivre 
sulfuré  plombo- bismuthifère , I, 
356. 

— de  cuivre,  I,  345. 

— de  cuivre  et  d'argent,  I,  34j. 

— de  cuivre  cl  d’étain.  V.  Cuivre 
sulfuré  stannifirc. 


Sulfure  de  cuivre  et  Je  fer  V.  Cuivre 

py  ri  leux,  I,  347. 

— d’étain.  V . Cuivre  sulfuré  stau- 
nilèrc,  I,  355. 

— de  fer,  I,  436.  — blanc,  I,  4jt  — 
jaune,  I,  436.  — magnétique,  I, 

444- . 

— de  niekel,  I,  3go. — et  antimoine. 
y.  Nickel  sulfo-stibiuré,  I,  3g3. 

— de  manganèse,  I,  5oo. 

— de  mercure,  I,  a54- 

— de  molybdène,  I,  177. 

— de  plomb,  I,  3o5. 

— de  plomb  et  d’antimoine  , I , 
3 1 3 . 

— de  plomb  et  d’argent,  I,  3l  t. 

— de  plomb , de  cuivre  et  d’anti- 
timoine,  I,  3 1 1 . 

— de  zinc,  I,  4*5- 

Snpports  employés  dans  les  essais 
chimiques,  I,  ffi). 

Symétrie  des  modifications  cristal- 
lines, I,  4. 

Système  atomistique,  I,  5g. 
Systèmes  cristallins,  I,  4. 

— minéralogiques,  I,  71. 


T 


Tableau  des  combustibles  et  de  leur 

Puissance  calorifique  , II , 441-  — 
es  conglomérats,  II,  ag5.  — de 
la  famille  silicium,  I,  aot.  — des 
formes  dominantes  des  cristaux, 
I,  la.  — des  formes  cristallines 
sons  lesquelles  se  présentent  plu- 
sieurs substances  artificielles,  II  , 
461.  — des  réactifs  propres  à faire 
reconnaître  les  différens  métaux  , 
II,  4'j3.  — relatif  k la  fusibilité  des 
oxides,  II,  45o.  — des  roches  fel- 
spatbiques,  II,  367.  — des  roches 
volcaniques,  II,  3o5.  — des  signes 
chimiques,  1 , 66.  — de  la  super- 
position des  roches,  II , 366. 
Tafelspatb.  y.  Wollastonitc  , II, 
100. 


Talc,  II,  42. — roche,  II,  a $6. 

— stéatite,  II,  44- — de  Venise,  II, 
44-  xoographiquci  II , 5a. 

Talkschiéfer,  II,  aqS. 

Tantalate  de  fer  et  de  manganèse. 
y.  Tantalitc,  I,  5io. 

— d’Yttria,  II,  3i. 


Tantale.  Son  extraction,  I,  5tl. 

— oxide  ferro-manganésifère.  F. 
Tanta  Ii  te. 

Tantalite,  I,  5io. 

Tellure.  Son  extraction,  I,  a43. 
Essais  de  ses  minerais,  II,  4>o. 

— aurifère.  F.  Or  tellure  , I,  a3q. 

— auro-argentifère.  F'.  Or  graphi- 
que, I,  a4o.  — anro-ferriiere,  I, 
a4i.  — auro-plombilîre , I,  ait. 

— auro  - plombifcre  laminaire , I , 

lit. 

— blanc.  F.  Tellure  auro  - ferti- 
fère. 

— feuilleté.  F.  Tellure  auro-plom- 
bifère. 

Tellurure  d’or  et  d’argent.  F.  Or 
graphique,  I,  a4_o. 

— de  plomb.  F.  Tellure  auro-plom- 
bifère. 

Température  intérieure  du  globe,  I, 
160. 

Ténacité  des  métaux,  I,  37. 
Tcnnantilc.  F.  Cuivre  gris  arseni- 
fère,  I,  35a. 
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Tephrinc,  II,  3aa. 

Terrains,  II,  33t.  — Dc'rangcmens 
ou  accidcns  dans  leur  régulante, 
II,  33a;  II,  34a.  Leur  âge  relatif, 
II,  3^3.  Leur  structure  extérieure, 

— ardens,  I,  i3t. 

— d’allnvion,  II,  353. 

— basaltiques,  II,  35";. 

— houiller,  II,  ata. 

— de  lave,  II,  3a3;  II,  35g. 

— primitifs,  II,  34j. 

— secondaires,  II,  35o. 

— tertiaires,  II,  353. 

— tracliy tiques,  II,  357- 

— de  transition,  II,  3)8. 

— de  transport,  II,  353. 

— volcaniques,  II,  35G. 

Terre  de  Bucaros,  11,  ag. 

— à foulon,  II,  vj. 

— glaise,  II,  a8. 

— de  Lcmnos,  II,  a8. 

— d’ombre,  II,  ag. 

— de  Patna,  II,  ag. 

— de  Sienne,  ocre,  argile  ocreuse 
ou  bolaire. 

— sigillée,  II,  a8. 

— de  Vérone,  II,  5a. 

— verte,  II,  5l. 

Terreau,  IL  tût. 

Tétraèdre.  Sa  définition,  I,  ta. — Scs 
modifications  et  scs  passages,  I , 

*4' 

Texture  des  minéraux.  Scs  modifica- 
tions, I,  35. 

Thallitc,  II,  17. 

Thélésic,  II,  3. 

Thénardite,  II,  1x7. 

Théorie  atomistique,  I,  5g. 
Tbermanlides  eimcntaircs,  II,  3aa. 
Thomsonite,  II,  aa6. 

Thon-gyps,  II,  a{8. 

'l'hon-porpliyr,  II,  aGo. 
Thon-scbiefcr,  II,  a85. 

Thorinc,  I,  83  (note). 

Thullite,  II,  aa6. 

Thumerstein,  II,  n3. 

Thumite.  y.  Axiuitc,  II,  Ii3. 
Tinkal,  II,  144* 

Titane,  famille,  I,  ig3.  Son  extrac- 
tion, 'I,  tgg.  Essais  de  ses  mine- 
rais, II,  4h. 

— anatase,  I,  tq6. 

— oxidé,  I,  194,  196. 

— oxidulé.  V.  Titane  anatase. 


Titane  ruthile,  I,  toi. 

Titaniate  de  fer,  I,  fô5. 

Titanite.  y.  Titane  ruthile,  I,  194. 

— ÿ.  Sphène,  II,  gg. 

Topaze,  II,  10.  — de  Bohême,  y.' 
Quarz  brun,  I,  ao5.  — du  Brésil. 
K.  Quarz  ferrugineux  jaunâtre, 
I,  aoi.  — d’Inde,  y.  Quarz  jaune, 
I,  ao5.  — occidentale,  I,  ao5.  — 
orientale,  y.  Corindon,  II,  5. 
Topazfels,  II,  a44- 
Topazolite,  II,  ig. 

Topazozèmc,  II,  a44> 

Topf'stein,  II,  347. 

Torbérite.  y.  Urane  phosphaté,  I, 
4ia. 

Tourhe,  II,  tqa. — roche,  II,  aga. 
Tourmaline,  II,  aa. 

Trachyte,  II,  3og.  — ponceux  , II, 
3i5. 

Translucidité  des  minéraux,  I,  28. 
Transparence  des  minéraux,  I,  28. 
Trapézoèdre.  Sa  définition,  I,  i3.— 
Ses  modifications  et  ses  passages, 

I,  14. 

Traubenerz.  y.  Plomb  phosphaté, 
I,  3at. 

Travertino,  II , 78. 

Trémolite,  II,  10a. 

Triage,  II,  4a5. 

Triclasite,  II,  l4- 
Triphanc,  II,  ia5. 

Triplite.  y.  Sous-phosphate  de  man- 
ganèse et  de  fer,  1,  5o3. 

Tripoli.  Appendice  ausilicium  oxidé, 
I,  aao. 

Troua,  II,  ili. 

Troncature,  I,  6. 

Tufau  (craie),  II,  a56. 

Tuff,  II,  78 

— calcaire,  II,  a5g. 

Tungstatede  chaux,  II,  gg. 

— de  fer  et  de  manganèse,  I,  507. 

— de  plomb,  I,  333. 

Tungstène.  Essais  de  ses  minerais, 

IL4io. 

Turkis.  ^".Turquoise. 

Turmalin.  y.  Tourmaline,  II,  aa. 
Turquoise  de  la  nouvelle  roche,  y. 
Fer  phosphaté , 1 , 466.  — de  la 
vieille  roche,  y.  Turquoise,  II, 

g- 

Tuthic.  Sa  p réparation,  I,  ,iag. 
Tyrolitc.  y.  Klaprolhite,  II,  «48. 
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I 


Uebergangsthonschiefer,  II,  a85. 
Untercrgyps , II , a{8. 

Uran e,  famille,  I,  4>o.  Extraction, 
1 , 4 1 4 • Essais  (le  ses  minerais,  II, 
4ia. 

— hydroxidé,  I,  4*3- 

— jaune.  V.  Urane  pliosphate'. 

— micacé.  y.  Urane  phosphaté. 

— noir.  V.  Urane  oxidulé. 

— oxide,  y.  Urancoxidé  hydrate',  I, 


y 


éia.  — y.  Urane  phosphate',  I, 
41a. 

Urane  oxidnlé,  I,  4 x >• 

— phosphaté,  I,  4t». 

— sulfaté,  1 , 4*4- 

Uranite.  y.  Urane  phosphaté,  I, 
4ia. 

Urao,  II,  rit. 

Urthonschicfcr,  II,  a85. 


Variations  de  formes  des  cristaux, 

1,4- 

Variétés;  définition,  I,  80. 

Variolite  du  Drack  , II , a65.  — de 
la  Durance,  II,  a68. 

Variolite,  II,  a68. 

Vauquelinite,  I,  3cq. 

Veines , II , 3a8. 

Verde  nutiquo,  II,  a6o. 

Verde  di  Corsica,  II,  aya. 
Verdetou  Acétate  de  cuivre  cristal- 
lisé. Sa  préparation,  I,  38g. 
VermiUon  natif,  y.  Mercure  sulfuré 
pulvérulent,  I,  a55. 

Verre  volcanique,  II,  3i6;  II,  3a4. 
Vert  de  montagne.  V \ Cuivre  carbo- 
nate vert,  I,  371. 

— d’Égypte,  II,  a6o. 


Vert  de  Schèele,  I,  366. 

— de  gris  on  Acétate  de  cuivre  brut. 
Sa  préparation,  I,  38g. 

Vésuvienne,  II,  m;II,  17a. 
Vif-argent,  y.  Mercure  natif,  I, 
a5i. 

Vitriol  bleu  et  Vitriol  de  Chypre,  y. 
Cuivre  sulfaté,  I,  364- 

— de  fer.  y.  Fer  sulfaté,  I,  45<). 

— de  plomb,  1,317. 

— de  zinc,  I,  4<S. 

— vert,  y.  Fer  sulfaté,  I. 
Vivianite.  y.  Fer  phosphaté,  I, 

463. 

Volcans,  II,  36o. 

Volcans  d’air  ou  vaseux,  I,  i33. 
Voraulite,  II , 148. 

Vnlpinite, II,  5g. 


w 


Wagnérite,  II,  fl. 
Wachsopaie.  y.  Opale. 

¥acke,  II,  3ai. 

ackite,  II,  3aa. 
Wavellite,  Il , 8. 


Webstérite,  II,  7. 
Weisgiiltigerz , I,  3 1 3 . 
Wcistcin,  II,  a66. 
Weriiérite,  II,  107. 
Wetzschiefcr,  II,  a 8g. 
Willnite  , II , 111. 
Wismuth  glanz,  I,  ag3. 


Wismuth  hlcierz , I,  3i4. 

— kupfercrz.  y Cuivre  sulfuré  bis- 
mtithifère,  I,  354- 

Withérite,  II,  ta3. 

Wolfram,  y.  Manganèse  tungstaté, 
1 , 507. 

Wollastonite,  II,  100. 

Wood  copper.  y.  Cuivre  arseniaté, 
1,  376. 

Wurfelcrz.  y.  Fer  arseniaté  cubi- 
que, I,  470. 
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Y ' 


Yanolite,  II,  n3. 

Yénite.  V.  Fer  silicéo- calcaire , 

477- 

Yttcrbite,  II , 3i. 

Yttria  $ préparation,  II,  3a. 


Yttria  fiaatée,  II,  aa6. 

, — silicatée,  II,  3l. 

Yttrium , famille,  II,  3o. 
Yltro-cérilc,  II,  3o. 
Yttrotantale,  II,  3i. 


Z 


Zéagonitc,  II,  aa6. 

Zeclistcin,  II,  a5a. 

Zcichenschiefer,  II,  ago. 

Zéolitc.II,  l5o. 

— en  aiguilles.  K.  Mésotype. 

— de  Bretagne,  II,  tio. 

— cubique,  II,  108;  II,  l5a. 

— dure  , II,  i5a. 

— efflorescente,  II,  no. 

— farineuse.  V.  Mcsotype? 

— fibreuse  V.  Me'sotype. 

— d’Hcllcsta,  II , 181. 

— lamclleusc.  V.  Stiibite. 

— radiée,  II,  107. 

— d’œdclfors.  I' . Stiibite. 

Zinc , famille,  I , 4*5  Essais  de  ses 
minerais,  II,  401.  Traitement  mé- 
tallurgique de  ses  minerais  , I , 

— aluminaté,  I,  437- 

— calamine.  V.  Zinc  carbonate  et 
Zinc  silicate'. 


Zinc  carbonate,  I,  4ao.  — roche,  II, 
34o.  — cadmifcre,  I , In.  — sous-, 
I,  4a3.  — terreux,  y,  Zinc  sous- 
carbonaté. 

— hydrosilicaté  f' . Zinc  silicaté. 

— oxide,  I,  4t7.—  manganësiftrc. 
V.  Zinc  oxidé.  — silicifère.  F. 
Zinc  silicaté. 

— rouge.  V.  Zinc  oxidé. 

— silicaté,  I,  iii. 

— sulfaté  , I,  4t8. 

— sulfuré,  I,  4o5.  — roche,  II 

a4o.  * 

Zinchies.  y.  Cuivre  sulfuré  stanni. 

fère , 1 , 355 . 

Zircon,  II,  1. 

ZircAne.  Son  extraction,  II,  3. 
Zirconium  , famille,  U,  1.  • 
Zoizitc.II,  17. 

Zuchtwand,  II,  34>- 
Zurlitc,  II,  3x5. 
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Errata  du  second  volume. 


Page  a»5,  ligne  a6,  Humboldtite,  lisez  Hnmboldite 
an6,  x6,  lectrobitc,  lisez  latrobite 

35a,  3o,  Géognosie,  lisez  Géogonie 


Supplément  à VErrata  du  premier  volume. 

Page  il,  Tablcaa  des  formes  dominante!  des  cristaux , h la  seconde  acco- 
lade du  deuxième  rang,  placée  soos  le  titre  de  base  oblique  a 
l'axe,  au  lieu  de  deux  angles  saillans  de  la  base  avec  deux  faces 
latérales  adjacentes , égaux , lisez  deux  angles  saillans  de  la 
base,  avec  deux  faces  latérales  adjacentes,  inégalement  inclinés 
à l’axe. 

3t8,  ligne  ao,  plomb  sulfuré,  lisez  plomb  sulfaté. 
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ERRAI  N S 


Tome  JL  fl  - : 


Caractères  tirés  de  la  Structure 

] Stratifie  itioa  -produite  par  ta  rapirporùto/, 
de  Jifjermtes  cou/eee  ou  par  eoateveoten/ 
de  roches  a structure  rouvert/  prismatifue 
f trachyte,  'iasal/t f fmelÿue/oir  aussi  par  Jrs 
couches  parallèles  ■ 


Stratification  - y*e/y>te/f>v  trreyuffêre  au 
peu  apparente.  J autres  fois. produite  par 
des  couches  horiuontales  . 


Y/y 

rr. 


Stratification  -produite  par  des  couche  A 
honxom/aiej-,  nous  rarement  concordante 
avec  crtie  des  couches  inferieures  . 


Stratifie  nb  ou  * imym/mre  à la  parti o supé- 
rieure Je  ces  terrains  fuéest^  fermée1 
par  la  craie  . Couches  inferieures  à la 
craie  horixenta/es juspuaus  terrain t\ 
secondaires  inferieurs  eu  elles  sonj-J 
encore  horizontales  ou  plus  soutient  , 
inch/iees  ou  contournées  * 


Stratification  - assc\  reyultère  truuA 
produite  par  des  couches  ussex  forte- 
ment inclinées  souvent  concordante  avec 
celle  des  terrons  primitifs  , 


Stratification  - nsse\  repu here  mats  pro  - 
diatr  pmr  des  couches  fortement  inclinées 


donnant  souvent  lieu  à dur 


y 
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